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ПРЕДИСЛОВИЕ 


Справочник по растворимости многокомпонентных водно-солевых систем, 
впервые выпускаемый в Советском Союзе, составлен по первоисточникам на осно¬ 
вании экспериментальных данных, опубликованных в мировой литературе, и яв¬ 
ляется результатом четырехлетней работы по собиранию и обработке разрознен¬ 
ных, иногда труднодоступных материалов. В нем широко отражены результаты 
многочисленных работ отечественных ученых, не получившие должного освеще¬ 
ния в ранее изданных справочниках. 

В настоящем справочнике взаимные и невзаимные системы сгруппированы в 
разделы по признаку высшей компонентности (трех-, четырех- и многокомпонент¬ 
ные системы). Снижение компонентности по стабильным диагоналям не противо¬ 
речит оценке высшей компонентности для системы в целом. 

Для облегчения отыскания необходимых данных в конце справочника приво¬ 
дятся указатели расположения таблиц по системам, выраженным в виде ионов и 
химических соединений. 

В справочнике принята единая форма выражения состава растворов в весовых 
процентах. Одновременно сохранены способы выражения состава жидкой фазы, 
указанные в первоисточниках. Для наиболее распространенных систем произве¬ 
дены пересчеты на молярные формы выражения состава. В примечаниях к табли¬ 
цам освещаются методы исследования, способы анализа и условия достижения 
равновесия. 

В справочник включены таблицы вероятных значений растворимости для важ¬ 
нейших систем, составленные на основе графической обработки экспериментальных 
материалов. Это сделано для облегчения использования данных различных авто¬ 
ров, часто иесогласующихся между собой. 

При пользовании вероятными значениями необходимо сопоставлять их с фак¬ 
тическим материалом и осторожно подходить к отдельным цифрам, так как объек¬ 
тивного метода, позволяющего вывести точные значения растворимости, к сожале¬ 
нию еще нет. Новые, тщательно поставленные экспериментальные исследования 
должны 'восполнить имеющиеся пробелы. По мере появления новых работ вероят¬ 
ные значения растворимости обязательно должны пересматриваться и уточняться. 

Настоящий справочник выпускается в двух томах. Первый том содержит дан¬ 
ные по 'растворимости трехкомпонентных систем, второй том посвящен более слож¬ 
ным системам. 

Справочник предназначается для работников научно-исследовательских инсти¬ 
тутов и лабораторий, вузов и техникумов, заводских лабораторий, а также для 
Инженеров предприятий химической промышленности и смежных с ней отраслей. 

Справочник составлен коллективом сотрудников физико-химической лабора¬ 
тории Всесоюзного научно-исследовательского института галургии под руковод¬ 
ством каид. хим. наук А. Б. Здановского. Работа по изучению первоисточников, 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 


описание методов расчета состава растворов и 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 


Авт. — авторские данные. „ „ „ , „ » 

а — коэффициент абсорбции, т. е. объем газа, абсорбированный 1 см 

раствора. 

й — удельный вес. 

й (выч.)— удельный вес вычисленный. 

Индексы — число молей на 100 молей сухой солевой массы. 

Ло — литр исходного раствора перед насыщением его каким-либо электро¬ 
литом. 

М — число одинарных, удвоенных или утроенных молен электролитов 
в зависимости от наибольшей валентности одного из присутствую¬ 
щих электролитов. В таблицах под выражением М/1000 Лі НгО ука¬ 
зывается число таких молей электролитов (например, 2ЫаС1 и ма 2 Ь0 4 ) 
на 1000 молей воды. 

М. И. — метод изотермический (термостатный). 

М. П. — метод политермический (визуальный). 

М. О.—метод остатка (способ определения состава твердых фаз по влаж¬ 
ному остатку). 

Мет. — метастабильиый. 

Микр. — микроскопический. 

Мол. — молекулярный. 

Монокл. — моноклинический. 

рдд — давление вещества АВ (например, Я С о з — парциальное давле¬ 
ние СО г ). 

Ромб. — ромбический. 

С р . и —среднее из п числа определений (например, ср. 2 —среднее из двух 
определений). 

т —время (например, т = 10—20 суток означает, что опыты проводились 
в течение 10—20 суток). 

Хим. — химический. 


ВВЕДЕНИЕ 


В справочнике представлена растворимость электролитов в системах, 
образованных следующими ионами: 

катионами Н', ІЛ', Ыа', К', КЪ', Сз', ЫНі, М^", Са", 5г", Ва" и 
анионами р', Сі', В/, У, 50" НСО', СО", ОН', ВО', ВО'", В 4 0, и В 5 0'. 
В различных сочетаниях перечисленные ионы дают соединения, которые ши¬ 
роко распространены в соляных озерах и соленых месторождениях и находят при¬ 
менение в химической промышленности при переработке природных солей. 

В справочнике приведено около 500 различных систем (из иих трехкомпоиент- 
ных —свыше 200). 


ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

При составлении настоящего справочника были использованы следующие 
основные литературные источники. 

■ А. Справочники 

’1. Справочник физических, химических и технологических величин Техниче¬ 
ской энциклопедии (СТЭ), т. 6 и 7, 1931. 

2. А. Зеійеіі, ЗоІиЪіШіез о! іпогеапіс апй огеапіс Сотроипйз, т. I и II, 1919 
и 1928. 

3. А. Зеійеіі. ЗоІиЫІИіез оі іпог^апіс апй шеіаіогдапіс Сотроипйз, т. I, 1940. 

4. Ьапйоіі-Вбгпзіеіп, РЬузісаІізсІі-сІіетізсЬе ТаЪеПеп, 1927—1933. 

5. Л. О’Апз, Біе БбзипдздІеісІідеѵісЫе Йег Зузіете Йег Заіге огеапізсЬег 
ЗаІгаЫадегипдеп, 1933. 

6. ОтеІІп'з НапйЪисЪ Йег апогдапізсйеп СЬешіе, Біе Заіге йег огеапІзсЬеп 
АЫа^егип^еп ипй ІЬге Ббзипден, N° 22, 1942. 

Б. Реферативные журналы 

1. СЪешісаІ АЪзІгасіз, 1930—1950. 

2. СЬетізсЬез 2еп1га1Ыа11, 1933—1940. 

3. Химический реферативный журнал «За овладение техникой», сер. хим., Гос- 
Химиздат, 1931—1935. 

4. Химический реферативный журнал, изд. АН СССР, 1938—1941. 
щ^^у^^сти технической литературы. Химия и химическая промышленность. 

Вся литература по растворимости электролитов, приведенная в справочных 
Цособиях и периодических изданиях, просматривалась по первоисточникам. Только 
в тех случаях, когда не удавалось разыскать оригинальные работы, цифровой ма¬ 
териал заимствовался из справочников или других вспомогательных литературных 
Источников. 

Знакомство с оригинальными работами позволило устранить некоторые опе¬ 
чатки и ошибки, встречающиеся в справочниках, и использовать ранее пропущен¬ 
ные экспериментальные данные. 

Всего было просмотрено свыше 1000 литературных источников. 
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ВВЕДЕНИЕ 


ВВЕДЕНИЕ 


ПРИНЦИП РАСПОЛОЖЕНИЯ МАТЕРИАЛА 

Данные по растворимости расположены в справочнике по возрастающему чи¬ 
слу компонентов в системах и в той последовательности наименования электроли¬ 
тов, которая была указана выше для катионов и анионов. Вначале приводятся 
системы из трех компонентов, затем — системы из четырех компонентов и все 
остальные системы с числом компонентов более четырех (обычно без повторения 
данных по более простым системам в более сложных). 

Расположение систем с одинаковой компонентиостью определяется, прежде 
всего, положением катионов в ряду Н\ ІЛ\ Ыа', К’ и т. д. Вначале помещены 
системы только с катионом Н'(Н’|]С1 , ) 80 4 ; Н'||С1 / , СО 3 и т. д.), затем — при 
сочетаниях Н" с другими катионами, чередующимися в вышеуказанной последо¬ 
вательности (Н\ ІЛ’ ||СК; Н", Ы'ИВг' ... Н\ Ыа'ЦР')- в дальнейшем приводятся 
системы с ІЛ', Ыа\ К’ и т. д. в сочетании с правостоящнмн катионами ряда 
(ІЛ’|| СК, 80 4 '; ІЛ', Ыа‘||СК.. .Ыа', К'ЦСР). При одних и тех же катионах анионы 
располагаются в указанной для них последовательности — Р', СР, Вт', У, 80 4 , 
НСОд и т. д. 

Если в системах встречаются такие соединения как С0 2 (Н 2 С0 3 ), В 2 0 3 
(Н 3 В0 3 ) и ЫН 3 (ЫН 4 ОН), то они выражаются в ионной форме соответ¬ 
ственно через Н'||С0 3 , Н^ИВО^ и ГШ 4 || 0 Н' (только для смешанного раство¬ 
рителя в трех - - и четырехкомпонентных системах сохранена форма ЫН 3 ). Си¬ 
стемы типа МО— В 2 Су~Н 2 0, где М — Ыа 2 , Мд, Са ..., выражаются в ионах 
так: Н', ЛГ'||ОН / , ВО^, где под ВО^ понимаются все борные анионы (ВО а , 
ВО"', В 4 07 и др.), которые характеризуют твердые фазы данных систем. 

В таблицах, кроме ионного выражения систем, приводятся также формулы 
электролитов и окислов, которыми обычно и определяется состав систем (напри¬ 
мер, Ыа", К’ || СІ' и N аСІ — КСІ —Н 2 0, Н\ Ыа || ОН', В0 3 '" и Ыа 2 0 — В 2 0 3 —Н 2 0 ). 

Данные по растворимости электролитов в пределах отдельных систем распо¬ 
ложены в хронологической последовательности нх опубликования. Такой порядок 
позволяет судить как о преемственности и развитии работ по отдельным системам, 
так и об их сравнительной точности. Расположение цифрового материала по воз¬ 
растающей температуре, принятое о некоторых справочниках, страдает тем недо¬ 
статком, что при этом теряется индивидуальная характеристика данных различных 
авторов. 

При наличии в литературных источниках небольшого количества данных, они 
объединялись в таблицы с заголовком «Дополнительные данные». В этих таб¬ 
лицах методы и условия исследования указываются (в квадратных скобках) при 
ссылке на литературный источник. 


СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ СОСТАВА РАСТВОРОВ 

Во всех таблицах в качестве основного способа выражения состава приняты 
весовые проценты, поскольку они наиболее употребительны и яаилучшим образом 
выражают вещественный состав растворов. Дополнительно даны И другие, приве¬ 
денные в оригинальных источниках, способы выражения состава. Последние по¬ 
зволяют проверить значения растворимости, пересчитанные на весовые проценты; 
в некоторых специальных случаях ими можно пользоваться непосредственно, не 
прибегая к дополнительным трудоемким пересчетам. 

Для систем морского типа (составленных из ионов №’, К', Мд"’, СК и 80/'), 
представляющих наибольший интерес для галургов, составы растворов выражены 
тремя основными способами: в весовых процентах, в молях на 1000 молей воды 
(для построения диаграммы по методу Левенгерца — Вант Гоффа) и в индексах, 
т. е. в молях соли и воды на 100 молей солей (для построения диаграммы по ме¬ 
тоду Ле Шателье — Иенеке). 


В системах, содержащих электролиты различной эквивалентности, моли и 
ионы, как правило, удваивались и утраивались в целях приведения их к равной 
эквивалентности (например, 2ЫаС1 и Ыаа 804 , 2Ка' и 80/'). 

Формулы пересчета состава растворов приведены на стр, 10—11. 

Данные по растворимости, при объемном выражении состава (г/л, М/л), бы¬ 
вают в значительной степени обесценены отсутствием удельных весов растворов. 
С целью использования этих данных во многих случаях были произведены рас¬ 
четы удельных весов растворов и с их помощью найдены весовые проценты 
электролитов. Принятые способы расчета удельных весов даны на стр. 12—18. 

В таблицах с первичными авторскими данными (Лег.) составы растворов, как 
экстраполированные, так и заимствованные из других литературных источников, 
показаны в скобках. В таблицах вероятных значений растворимости в скобках 
приведены наименее достоверные данные, особо нуждающиеся в эксперименталь¬ 
ной проверке. 

Твердые фазы в таблицах, как правило, обозначены химическими формулами. 
Лишь ори наличии большого числа твердых фаз, обычно для двойных соединений, 
вводятся условные сокращенные обозначения. 

Гидраты с невыясненным содержанием кристаллизационной воды отмечаются 
буквой х (например, Мд80 4 • хН 2 0) . Составы твердых фаз, которые не были ука¬ 
заны в первоисточниках, заключены в скобки. Обычно они устанавливались по 
данным других источников, относящимся к тем же системам. 

Дополнительно к табличному цифровому материалу в примечаниях дается 
краткая характеристика методики исследования. Подобные примечания, обычно 
отсутствующие в справочниках, позволяют судить о точности произведенных на¬ 
блюдений. 

В конце II тома справочника, который готовится в настоящее время к пе¬ 
чати, будут приведены таблицы с физико-химической характеристикой простых, 
двойных и тройных соединений, а также таблицы химического состава морской 
воды. 


УСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРОЯТНЫХ ЗНАЧЕНИИ РАСТВОРИМОСТИ 

В практическом отношении особый интерес представляет выбор наиболее ве- 
•роятных значений растворимости для отдельных систем при различных темпера¬ 
турах. 

При установлении таких данных строились изотермические и политеірмические 
диаграммы. При этом во всех случаях учитывались: указания авторов о методике 
работы и погрешностях опытов, число определений, закономерность расположения 
точек состава на диаграммах, а также критические замечания других исследова¬ 
телей. 

Вероятные значения растворимости составлены по состоянию опытных 
данных на 1948 г. Только в некоторых случаях приняты во внимание данные 
за 1949 г. 

Вероятные значения растворимости должны уточняться по мере опубликова¬ 
ния новых работ. 

Для всех систем с вероятными значениями растворимости приведены диа¬ 
граммы, способы построения которых описаны на стр. 18—23. 
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ФОРМУЛЫ ПЕРЕСЧЕТА СОСТАВА РАСТВОРОВ 

Сі и С Но — исходные концентрации электролитов и воды при указанном способе выражения состава раствора; 
М — число молей электролитов и воды; ^ и 18,016 — молекулярные веса электролитов и воды (в системах, содержащих 
двух- и трехвалентные ионы, молекулярные веса р.; для одновалентных электролитов соответственно принимаются удвоен¬ 
ные и утроенные); 2 — знак суммирования; й — удельный вес растворов. 


Искомые выражения концентраций 


Исходные 

выражения 

концентраций 
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СПОСОБЫ РАСЧЕТА УДЕЛЬНЫХ ВЕСОВ 


СПОСОБЫ РАСЧЕТА УДЕЛЬНЫХ ВЕСОВ 

Для перевода объемных концентраций растворов в весовые необходимо знать 
удельные веса растворов. В тех случаях, когда удельные веса отсутствуют при 
выражении состава насыщенных растворов в объемных единицах, приходится при¬ 
бегать к различным приемам расчета. 

В общем случае удельные веса растворов нескольких электролитов можно 
рассчитывать, исходя из удельных весов растворов отдельных электролитов при 
одинаковых активностях воды (изопьестические растворы) или при одинаковых 
концентрациях растворов. В основу определения удельных весов растворов в 
настоящем справочнике положен расчет при одинаковых концентрациях. 

Многократная проверка данного метода показала, что, при смешении растворов 
электролитов одинаковых концентраций, удельные веса меняются практически 
так же, как и при смешении идеальных жидкостей. Точность расчетов опреде¬ 
ляется обычно абсолютными отклонениями порядка ±0,001—0,002. 

В различных случаях, в зависимости от исходных данных, могут быть при¬ 
менены следующие приемы расчета удельных весов и весовых концентраций рас¬ 
творов. 


Случай 1 

Известны концентрации электролитов С), С 2 , С 3 , ..., выраженные в вес. %. 
а) При установлении удельного веса раствора заданного состава мы условно 
рассматриваем его как смесь растворов отдельных электролитов одинаковой кон¬ 
центрации, равной ЕС* = С) + С 2 + С 3 ± .... Весовые доли растворов, составляю¬ 
сь Со 

щих смесь, определяются отношениями ^ , ^=г, .... так как 
С х — ■ 2 С х вес. % электролита I, 

С 2 = вес. °/о электролита II и т. д. 


Согласно принципу аддитивности, сумма объемов растворов отдельных элек¬ 
тролитов должна равняться объему смешанного раствора: 


(ёН+(йН+ 



Отсюда: 



где й ж — искомый удельный вес раствора заданного состава, а Л\, й 2 еСз, ... — 
удельные веса растворов отдельных электролитов при концентрации 2 С,-. Эти 
величины устанавливаются по таблицам или графикам, выражающим изменения 
удельных весов растворов в зависимости от концентрации отдельных солей в 
вес. %. 

Пример. Требуется найти удельный вес раствора, содержащего 20,42% 
ЫаСІ и 11,14% КС1 (ЕС, =31,56%) при 25°. 


1 А. Б. Здановский, Труды Солян. лабор. АН СССР, вып. 6(1935); Бюллетень Института галур¬ 
гии, № 4. 1—21 (1938). 

12 


СПОСОБЫ РАСЧЕТА УДЕЛЬНЫХ ВЕСОВ 


Согласно справочным данным для растворов ЫаСІ и КС1 при 25° (СТЭ, т. 5, 
1930), имеем: 

дс, о/о 20-18 22—20 24—22 26—24 28—26 30—28 32—30 

Дгі, ИаСі 0,0159 0,0161 0,0164 0,0167 (0,0170) (0,0173) (0,0176) 

Дгі, КС1 0,0143 0,0145 0,0147 0,0150 (0,0152) (0,0155) (0,0157) 


Для раствора, содержащего 32% ИаСІ: 

а == 1,1944 + 0,0170 + 0,0173 + 0,0176 = 1,2463. 

Для раствора, содержащего 31,56% ЫаСІ: 

а х = 1,2463 — 0,44 • 0,0088 = 1,2424. 

Так же определяем удельный вес раствора* содержащего 31,56% КС1: 
% = 1,1750 + 0,0152 + 0,0155 + 0,0157 — 0,44 • 0,0079 = 1,2179. 


Искомый удельный вес раствора заданного состава рассчитывается 


' 20,42 ' 11,14 

1,2424 + 1.2179 


= 1,234. 


По экспериментальным данным Н. С. Курнакова, Н. А. Осокоревой и др. 
(1935 г.) раствор вышеуказанного состава имеет й ж = 1,234. 

б) Если в растворах заданного состава, наряду с хорошо растворимыми элек¬ 
тролитами, встречаются электролиты малой и средней растворимости, для которых 
требуется далеко идущая экстраполяция удельных весов растворов отдельных 
электролитов в зависимости от концентрации, то для расчета а ж можно реко- 
мендовать ступенчатый метод Д’Аиса и Тодлерта. 1 

По этому методу, при наличии трех разных электролитов в растворе, сначала 
определяется удельный вес раствора Л\ первого электролита с наименьшей раство¬ 
римостью при заданной концентрации его С\ в растворе нескольких электролитов. 
После этого устанавливается концентрация ДС 2 более растворимого электролита 
йри удельном весе Л\. Затем по графику находится удельный вес раствора 5 2 вто¬ 
рого влектролита при концентрации С 2 + ДС 2 . Концентрация ДС 3 наиболее рас- 
Іроримого электролита определяется при удельном весе й 2 раствора двух остадь- 
*Ых электролитов. Искомый удельный вес Л ж раствора заданного состава будет 

Я чать удельному весу раствора третьего электролита при концентрации 
ДСз. 

Точность этого метода — достаточно высокая (по указанию авторов абсолют¬ 
ною отклонения Дй ж в некоторых случаях ие превышали + 0,0004). 

Пример. Требуется найти удельный вес раствора, содержащего 20,42% 
N«01 н 11,14% КС1 при 25°. 

Для раствора, содержащего 20,42% ЫаСІ при 25° (СТЭ, т. 5, 1930), находим: 
Л х = 1,1453 + 0,42 • 0,0080 = 1,1487. 

Определим концентрацию ДС 2 раствора КС1, соответствующую удельному 
Несу а и 

Согласно справочным данным: 

а = 1,1452 при 22% КС1, 
а = 1,1600 при 24% КС1. 

* КаІІ, № 38, 166—167 (1944). 
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СПОСОБЫ РАСЧЕТА УДЕЛЬНЫХ ВЕСОВ 


След«***я 0487^1® КС1 . 

ДС 2 — ^ + 0,0074 

Искомый удельный вес раствора заданного состава 
весом раствора КС1 при концентрации С*+ Д Са-п^ -Г ■ 

Пользуясь изложенным выше способом экстраполяции 
а = 1,1750 + 0,0152 + 0,0155 + 0,0157 + 0,0160 - (34 - 33,61) • 0,0080 - 1,234. 

“рассмотренный случай 1 расчета удельных весов нами ие применялся, хотя 

очень часто встречается в химической практике. астворов использованные 

Ниже излагаются приемы расчета удельных весов рассуй , 

в данном справочнике. 


^Известны концентрации электролитов С„ С 2 , С 3 . выраженные в граммах 

на литр (г/л) раствора. . выпажаюшим удельные веса растворов 

в Ф, ™«ия 

«« см«ь 

электролитов одинаковой концентрации ЕС,, взнтых в объемных долях ^ , 

С 2 

ЕС ‘Искомый удельный .«с раствор. з.д.ннеео состав. .«редел.с™ по формуле-. 

г г* с* , а с,д, 

+ 3+, " _ 2С< ’ 

где іи і, А. Лі - Удельны* в ? са Р™ 0 * ° ТДеЛЬНЫХ 9Л6КТр0ЛИТ ° В " рИ 

ЦеНТ С ИИ пос Ъ тёе7и?г1афи І 1 і—С концентрации в вес. % приводимые в спра- 

-ч&яг *эдг?”^ % =ГеГ'^Р». «Ч—» 

1) для раствора, содержащего 389,5 г Маи/л 

</ 1 = = 1,2409, 

2) для раствора, содержащего 389,5 а КС1/л 

а 2 = 1,2207. 

Искомый удельный вес раствора определяется по формуле: 

252,0 , олла_і_ ! 37 ^ 1.2207 = 1.234. 

2409 + 389,5 


По экспериментальным данным і ж — 1,234. электволи- 

При пользовании графиками У* е « ьн “д ожданиГТ^азывается более слож- 
тов, выраженных относительно вес. %, нахождение а ж оказ 

ным и поэтому здесь не рассматрмаетсц ются сдельные, обычно мало- 

6) Если в растворе заданного сое ГяСО, МдО) для которых в лите- 

растворимые, электролиты ( на ®Р®"®Р’ ^вадов^риразличных концентрациях рас- 
ратуре отсутствуют значения удельных вес р Р ощ)€ д еля ется удельный вес 

Ц& » ”Р° ЮД " Т “ ■ Г, «м^сммри»»» 

і ж раствора заданного состава без учета конц р 
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электролита. Затем і ж исправляется в соответствии с увеличением веса раствора 
при замещении некоторого объема воды таким же объемом кристаллогидрата, ко¬ 
торый определяется по концентрации «малорастворимого» электролита в растворе. 

ѵ Изложенный прием расчета удельного веса раствора математически выра¬ 
жается формулой: 

С — ~ 

/ Д- р+ 18,016 п 


ДдС Ддс ”1 


где і' ж — удельный вес раствора электролитов заданного состава без учета кон¬ 
центрации «малорастворимого» электролита; 

С и р.—концентрация и молекулярный вес безводного «малорастворимого» 
электролита; 

і т —удельный вес кристаллогидрата того же электролита с максимальным 
или заданным содержанием кристаллизационной воды; 
п — число молей кристаллизационной воды на 1 моль электролита; 

С\ / р + 18,016 и\ 

ІС — у • ^^ — привес в 1 л раствора за счет заме- 

С (р + 18,016/г) 

щейия воды кристаллогидратом в объеме -^-, отвечаю¬ 

щем концентрации С, перечисленной на объем кристаллогидрата. 

Произведенные этим методом пересчеты растворимостей Н3ВО3 в растворах 
ЫаСІ (при 25°) из объемных концентраций, приведенных в работах Герца (1910 г.), 
Мюллера и Абегга (1907 г.), на вес. % соответствуют данным Палкина и Голо¬ 
щапова (1939 г.), у которых составы выражены непосредственно в вес. %. 

. ПР и м е р. Требуется найти удельный вес раствора, содержащего 
252,0 г №С1/л и 137,5 г КС1/ л при 25°, при условии отсутствия данных по удель¬ 
ным весам растворов №С1. 

Для раствора, содержащего только 137,5 г КС1/л, имеем при 25°: 


Для №С1 • 2Н 2 0 имеем: 


4= 1,0617. 


Д т = 1,61; 


Искомый удельный вес раствора при 25° определяется по формуле: 


252,0 — : 


і = 1,0617 + - 


1,61 94,48 


= 1,224. 


По экспериментальным данным і ж = 1,234. 

На каждые 25 г ИаСІ/л ошибка при установлении і ж определяется абсолют¬ 
ной величиной 0,001. Обычно содержание «малорастворимых» электролитов в рас¬ 
творах не превышает 25 г/л и, следовательно, погрешности при расчете удельных 
весов таких растворов будут лежать в границах дД = 0 , 001 . 


Случай 3 

Известны первоначальное объемное содержание Со одного или нескольких 
электролитов в растворе е удельным весом і и и конечная объемная концентрация 
с к нового электролита после его растворения в первоначальном растворе. Концен¬ 
трации даются в г/л. 
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СПОСОБЫ РАСЧЁТА У ДЕЛЬНЫХ ВЕСОВ __ 

а) Если растворяемый электролит в твердом состоянии содержит я^молекул 
кристаллизационной воды, то связь между С 0 и С х выражается формулой: 

1000 а 0 х 

°”юоо 

где х — конечная концентрация электролитов, присутствовавших в первоначальном 
растворе, г/ л\ 

й — искомый удельный вес конечного раствора; 

^ — молекулярный вес растворяемого электролита без кристаллизационной 
воды. 

В знаменателе указан вес 1 л конечного раствора за вычетом веса растворен¬ 
ного в нем кристаллогидрата. 

Отсюда: 

„ „ и + 18,016 П 

іооо а 0 х + с 0 с я - __а 0 х , с к ( р+ і 8 ,оібп) 

1000 С 0 ~ Со + ЮОО р 

В этом уравнении два неизвестных — X и с1 . к . Поэтому вводим еще одно урав¬ 
нение, отвечающее случаю 2 а: 


а *-х+с к аі + Х+С к 

где й\ и й 2 — удельные веса растворов, содержащих только: 1 ) первоначально 
взятые электролиты и 2 ) вновь растворенные электролиты при концентрациях 
А+С в . 

При этом графики удельных весов растворов строятся в зависимости от объем¬ 
ных концентраций (в г/л). 

Задаваясь различными значениями X, находим такое из них, которое удовле 
творяло бы уравнению 

ха х + с я а 2 ха 0 с к (р +18,016л) _ п 

Х + С я С 0 1000 Р 

полученному из двух предыдущих. „ 

После этого рассчитывается й ж с помощью установленных значении А. 

Пример. Требуется найти удельный вес насыщенного №С1 и КС1 раствора 
пои 25°. Известно первоначальное содержание КС1 в растворе С 0 = 152,4 г/л при 
йо = 1,0886 и конечная концентрация №С1 С в = 252,0 г/л. При указанных усло¬ 
виях для ЫаСІ • яНгО п — 0 . 

Конечная концентрация X г КС1 /л определяется из уравнения. 

ХА , + 252,0 а 2 1,0886 А' 252,0 _ 

' АГ+ 252,0 152,4 ЮОо 

Это уравнение удовлетворяется при значении X = 137,5, при котором = 
«= 1,2207 и й* = 1,2409. 

Следовательно^ 

л 137,5 • 1,2207 + 252,0-1,2409 . 2 „ 

а ж~ 137,5 + 252,0 ’ 

По экспериментальным данным й ж = 1,234. 
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б) Если при тех же условиях для раствора вновь растворяемого электролита 
(например Н 3 ВО 3 ) в литературе неизвестны удельные веса при различных концен¬ 
трациях, то уравнение (случай За) 

. _Ѵ , С «(І* + 18.016 я) 


решается совместно с уравнением (случай 26) 

С _Е- 

н Гто ■" 


р. +18,016 п 


В результате находим, что 

V С, 0 *+ 18,016 в) 
х С 1000 


где а х ~ удельный вес раствора электролитов, содержавшихся в первоначальном 
растворе, при концентрации А; 

+ — удельный вес кристаллогидрата 5 • «Н 2 0 вновь растворяемого электро¬ 
лита при максимальном значении п. 

По этому уравнению определяется, как и в предыдущем случае, значение X, 
а затем + . 

Пример. Требуется найти удельный вес насыщенного ІЧаСІ и КС1 раствора 
при 25°. Известно первоначальное содержание КС 1 в растворе С 0 = 1524 А/л при 
Оо — 1,0886 и конечная концентрация ІЧаСІ С к = 252,0 г/л. Предполагается, что 
удельные веса растворов ІЧаСІ неизвестны. Для ІЧаСІ • 2Н 2 0 = 1,61. 

Конечная концентрация X г КС1 /л определяется из уравнения: 

1,0886 А" 252-94,98 
х 152,4 1000 - 1,61 - 58,45 

т. е. 

й х — 0,007143 X — 0,2530 = 0. 


Это уравнение удовлетворяется при X— 113,8 и а х = 1,0661. 
Следовательно: 


1,0886-113,8 252,0-94,48 

152,4 + ІООО • 58,45 “ 1 ’^°‘ 


По экспериментальным данным а ж = 1,234. 

На каждые 18 г ИаСІ /л ошибка при установлении й ж определяется абсолют¬ 
ной величиной 0 , 001 , что при малых содержаниях «малорастворимых» электроли¬ 
тов « 20 г/л) вполне допустимо. 

Случай 4 

Для взаимной системы типа 2 АВ + СО Л 2 Д + СВ 2 (например 2КЙ + 
+ СаЗО^КгЗСД + Са+) известны первоначальная объемная концентрация Со 
Электролита АВ и удельный вес + первоначального раствора. Кроме того, из¬ 
вестны объемные концентрации СО(С пь ) и СВ 2 (С,, в ) конечного раствора, полу¬ 
чающегося в результате растворения в первоначальном растворе АВ электро- 
*"Ята СО, содержащего в твердой фазе на каждый моль электролита 'п молей 
ристаллизационной воды. Удельные веса растворов СД в зависимости от кон¬ 
центрации неизвестны. Заданные концентрации выражены в г/л. 

2 Зак. ззі. 
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Так как рассматриваемый случай сравнительно редко встречается, а вывод 
уравнения для расчета й ж довольно сложен, мы ограничимся приведением ко¬ 
нечного результата: 

( 2 АВ „ \а 0 (2АВ г п с Н-+ 18 - ц16й ) 

а ж = (х+ -св Сев,) с й ~\Тв, с ов,- С св,-С сі) ^ ) шоо , 


\ а й (2АВ п —Г х - 

)(Г 0 -{тв 2 с ^- с св, Сев 


где X — объемная концентрация АВ в конечном растворе; 

— отношение удвоенного молекулярного веса электролита АВ к молекуляр- 

СВ * /~ЧІ 

ному весу электролита Со 2 ; 
и. — молекулярный вес безводного электролита СО. 

В данном уравнении два неизвестных — й ж и X. Для его решении привле¬ 
каем второе уравнение, отвечающее случаю 26: 

(' 

Хсі 1 + С св С СВ й т р. -)- 18,016 п 

а - 1 _ --- . 


х+ с с 


где Аий-удельные веса растворов отдельных электролитов АВ и СВ 2 при 
концентрациях X + ^ ев/ определяемые с помощью графиков удель- 
ных весов, построенных относительно объемных концентраций; 
гі і , — удельный вес кристаллогидрата СО • пН 2 0. 

Определив сначала значение X, при котором удовлетворяется равенство 


Х+ 2АВ С 


ѵ» _ 

^)с й 


ха 1 а-С ев./* с сс ((лЧ- і8,ош «) 

~ХАт С сѣ 1000 


ГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ 
ГЕТЕРОГЕННЫХ СИСТЕМ 

Исследования академика Н. С. Куриакова и его школы в области взаимосвязи 
между строением химической диаграммы и свойствами систем позволили более глу¬ 
боко проникнуть в сущность исследуемых процессов. В настоящее время графиче¬ 
ские методы изображения служат не только в качестве наглядного пособия, но и 
в качестве метода физико-химического анализа опытных данных. 

Приводим краткое описание основных, наиболее распространенных графиче¬ 
ских методов изображения гетерогенных систем. Многие из них, отличающиеся 
наибольшей наглядностью и простотой, использованы в настоящем справочнике, 
главным образом, при таблицах вероятных значений растворимости. 

Химическая диаграмма представляет собой замкнутый комплекс объемов, 
плоскостей, лииий и точек. Каждая точка на диаграмме выражает единичные со¬ 
ставы рассматриваемых систем. 

Наиболее удобными для пользования являются изображения на плоскости, 
однозначно выражающие составы растворов в системах с числом компонентов от 
двух до трех. Политермы трехкомпонентных систем и изотермы четырехкомпонент- 
иых систем выражаются однозначно только в объемных диаграммах. Изображение 
систем с числом компонентов более четырех нуждается уже в многомерном про¬ 
странстве, что практически бывает осуществимо только с помощью ряда плоскост¬ 
ных или объемных проекций. 1 


1 См. статьи В. П. Радищева—Изв. СФХА АН СССР, 9, 203—253 (1936); И, 5 2і (1938); 13, 
85—10» (1940); 14 153—173 (1941); 15, 5-35 (1947). 
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графические методы изображения гетерогенных систем 


Полный состав растворов в системах из четырех н пяти компонентов при по¬ 
стоянной температуре изображается на плоскостях соответственно двухзначно и 
трехзначно, т. е. выражается 

минимально с помощью двух / 

или трех плоскостных проекций / 

при любой системе координат. ѵ. / 

Для изображения систем из _ 

двух компонентов (5 + Н,0) §. / ЫЩе растеор 

при различных температурах | \ - 

служат плоскостные диаграммы §. \ і 

в прямоугольной системе коор- § \ У» - | 

линат: по оси абсцисс отклады- \ 1 

ваются концентрации (обычное Лед+расгп 80 р\урастеор ЬШ \ 

весовых или молекулярных про- - ~ 1 8*8-пН 2 0 

центах) электролита, а по оси ! 

ординат — температура. ш . і 

Политермические кривые и 0 Пги і 

растворимости безводного элек- ] 

тролита 5 и его гидрата 1- ~і - 1 - і__ь _ 

5 - яНгО, а также области суще- " 85 50 75 100 

ствования одной и двух твер- * Концентрация 8 

дых фаз показаны на рис. 1 . п , „ 

При изображении -систем Рис - '• Политерма двухкомпонентнон системы. 


Лёд*раст 80 р ' 


/ 8-пН 2 0+ 
'+насещенный\ 
-ЛИ5ФШ. _ 


Лёд+8-пНН 


8*8-пИ 2 0 


-► Концентрация 3 

Рис. 1. Политерма двухкомпонентной системы. 


из трех компонентов (5і + 5г+ 

-(-НгО) обычно пользуются прямоугольной системой координат или треугольником 
Гиббса—Розебума. В первом случае на координатных осях откладываются либо 
концентрации С\ н С 2 электролитов (рис. 2), либо на оси абсцисс откладываются 
соотношения в экв.-% между электролитами, а на оси ординат — число молей 
воды на 100 г-же электролитов (рис. 3). Во втором случае на сторонах равносто¬ 
роннего треугольника откладываются весовые, молекулярные или эквивалент- 
проценты электролитов (рис. 4). Пересечение двух линий с постоянным содержа¬ 
нием отдельных электролитов определяет положение искомого состава. 



Рис. 2. Изотерма трехкомпо- Рис. 3. Изотерма трехкомпонент- 

нентной системы в прямо- ной системы, построенная по спо- 

угольных координатах. собу Ле Шателье — Иенеке. 


.. Па рис. 2, 3 и 4 сплошными жирными линиями показаны изотермы совместной 
Растворимости электролитов при различных способах изображения простейших 
грехкомпонентных систем. 

На ^ 0ЛИтермы Т Р 0, " ІНЫХ систем изображаются на плоскости путем нанесения ряда 
эотерм на диаграммы данного типа. Иногда более наглядное изображение поли- 
с «рм тройных систем достигается способом, показанным на рис. 5. В последнем 
ае, при переходе от одной изотермы (рис. 2) к другой, начало координат 
“ответственно температуре перемещается по биссектрисе (под углом 45° к оси 


2* 
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абсцисс) или по линии с другим углом наклона. При этом масштаб координат, 


выражающих концентрации, сохраняется. 

В качестве примера на рис. 5 показано 
тов с двумя гидратами одной и той же 
двойной соли 5 і • р3 2 • <?Н 2 0 . 

Следует отметить, что изменение 
положения фигуративной точки состава 


И г 0 



Рис. 4. Изотерма трехкомпонентиой 
системы, построенная по способу 
Гиббса —Розебума. 


изображение системы из трех компонен- 
соли\5, • яН 2 0 и 5, • тН 2 0 и гидратом 



Рис. 5. Политерма трехкомпоиент- 
ной системы. 




линиям насыщения в направлении состава 



н г 0 

Рис. 6. Изображение изотермы четырех¬ 
компонентной системы, с общим ионом 
у электролитов, в конических проекциях 
тетраэдра. 


эвтонического раствора (отвечающего 
совместной растворимости обоих элек¬ 
тролитов в воде). 

В настоящем справочнике графи¬ 
ческая обработка табличных данных, 
относящихся к трехкомпонентным си¬ 
стемам, произведена способами, по¬ 
казанными на рис. 2 и 5. 

При изображении на плоскости 
изотерм четырехкомпонентных систем 
с общим ионом (Зі + 3 2 + Зз + Н 2 0) 
часто пользуются коническими проек¬ 
циями тетраэдра (рис. 6 ). 

Удобнее, однако, исходить из 
объемной фигуры не тетраэдра, а тре¬ 
угольной призмы (рис. 7). В этом слу¬ 
чае, при выражении состава в г-экв, 
на треугольной диаграмме (ортого¬ 
нальная проекция) отмечается соот¬ 
ношение между тремя электролитами 
в экв.-% (индексы электролитов в со¬ 
ответствующих таблицах справоч¬ 
ника), а на боковой клинографической 
или ортогональной проекции отклады- 


1 ■ * вается содержание воды в молях на 

„ іаапркг по воде). При ортогональном проектировании 

100 г-экв электролитов .(индекс по А ' р ^ содержания воды (в молях) 
достаточно одной боковой проекции Д- ( и Д \Р = Ю0 г-экв электро- 

при определенном соотношении электролитов (при 

литов). 
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Четырехкомпонентные системы, образованные взаимными парами разноионных 
электролитов (например 2ЫаС1 + М§30 4 ^ Ка 2 50 4 + М§С1 2 ), при I = сопзі 
изображаются на плоскости двумя методами: по Левенгерцу — Вант Гоффу и 
Ле Шателье — Иенеке. 

В первом методе исходной объемной фигурой служит перевернутая четырех¬ 
гранная пирамида, вершина которой отвечает чистой воде, а количество солей на 
1000 молей Н 2 0 откладывается от вершины к квадратному основанию пирамиды. 
При вертикальном и боковом (параллельно одному из двух диагональных сечений 
пирамиды) ортогональном проектировании такой объемной фигуры получаются 

две проекции (рис. 8 ). Нижняя из них ха¬ 



рактеризует соотношение между четыре 
мя электролитами, а верхняя — соотноше¬ 
ние между электролитами и водой. 

Нанесение составов растворов на 
диаграмму по методу Левеигерца—Вант 





Рис. 7. Изображение изогермы четырех- Рис. 8 . Изображение изотермы четы- 
компонентной системы, с общим ионом рехкомпонентной взаимной системы по 
У электролитов, при ортогональном способу Левеигерца — Вант Гоффа, 
проектировании треугольной призмы. 


Гоффа производится следующим образом. Положим, задан состав: С\ г-экв Л7Ѵ, 
Ч 2 г-экв АМ и Сз г-экв ВМ на 1000 молей Н 2 0 (в такой системе, как 
"ИаСІ + М§ 504 Г^Иа 2 8 04 + М§С1 2 , для ИаСІ берется удвоенный молекулярный 
^с). Откладываем на нижней диаграмме по оси абсцисс С 3 — С|, а по оси орди- 

— С 2 г-же соли. На верхней диаграмме по оси абсцисс также откладываем 
с з —С ь а по оси ординат — і) г-же электролитов, т. е. Сі -]- С 2 С 3 . 

В методе Ле Шателье — Иенеке в качестве исходной объемной фигуры обычно 
принимают призму с квадратным основанием. При вертикальном и баковом орто¬ 
гональном проектировании такой фигуры получаются, по меньшей мере, две проек- 
Пии, показанные на рис. 9. Нижняя из них характеризует соотношение между 
электролитами (при Ц = 100 г-же электролитов), а верхняя—-содержание воды 
в Молях иа 100 г-же электролитов. 

Нанесение составов растворов на диаграмму но методу Ле Шателье — Иенеке 
производится следующим образом. Положим, задан следующий состав: Сі г-же АМ, 
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С 2 г-экв АМ, Сз г-экв ВМ и С 4 г-мол НаО^гдѳ Сі+ ^2+^100^“экв М' 

«к ™о “ Р ИС - 9 ’ Н3 ” еЙ Г Р г7е 

и с и/) — г иоиа в - а по оси ординат — С м , г-экв 

»о» «*** ^ —»»в-. 



ол11и Рис 10. Способ построения 

Рис. 9. Изображение изотермы изотермы пятикомпонентной 

четырехкомпонентнои взаим- иіо г системьІ- 

ной системы по способу 
Ле Шателье — Иенеке. 


имеет еще то преимущество, дзет ТщрІммаТТп^етоде^'ле^ігерц™- Вант 
творения отдельных электролитов иа Д^Р ^ стоательств0 в значительной сте- 

п„ л, ш-™-"*» 

.выражения пост... расиоро. морского щ». прн»д«ииы. я т.в.и- 
цах, предусмотрены для об °“ х “ е ™?° В Л стемы из пяти компонентов иа плоскости 

яг-кгг.йЯ’Я 

ггэтгг роты 

“Тр,”гж^Гр7,Хк™ 

г;ь”,^гѵ д Р«‘» ’р“ “ ша (вч ’“' 

мер, 2К", М^" и 30 4 "). 
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Пристраивая к этому треугольнику еще две дополнительные плоскости 
(с 21Ча’ и Н 2 0 или 2С1' и Н 2 0), можно получить, при трехзиачиом выражении со¬ 
ставов, полное изображение отдельных областей пятикомпонеитной системы на 
плоскости. Этот прием в одинаковой мере пригоден и, для пятикомпоиентиых си¬ 
стем содержащих электролиты с одним общим ионом (5; + 5 2 + 5 3 + 5 4 + Н 2 0), 
что показано на рис. 10 , на котором две соли совмещены в одной вершине тре- 

УГ °ПріГграфяческом изображении пятнкомпонентных систем типа Иа", К', Мег* ’||СГ, 
8 О 4 " и Н 2 0 можно использовать также квадратную диаграмму, показанную на 
_ис 9 с двумя дополнительными плоскостями. В последнем случае состав рас¬ 
твора выражается числом г-экв иа 100 г-экв электролитов. При иаиесении точки 
состава иа квадратную диаграмму два катиона (№* и К') объединяются вместе. 
Таким образом, в углах квадрата для 
названной выше системы будут поста¬ 
влены 2(№, К)С1, (Ыа, Ю 2 ЗО 4 , М е С1 2 
я Мд 304 . В остальном построение 
остается таким же, как и иа рис. 9, 
с тем лишь отличием, что для полного 
выражения состава пятикомпонеитной ^ 
системы необходимо пристроить до¬ 
полнительный график, представляю¬ 
щий на оси ординат содержание 2К‘ 
иля 2 №* в экв.-%, а на оси абсцисс — 
соотношение между (К, N 8 ) и М§. 

Впервые этот метод изображения 
пятикомпоиеитных систем предложил 
и обосновал В. П. Радищев . 1 Позд¬ 
нее А. Д. Пелын заменил совме- 

щенную пару катионов (К, М§), при- і „-►/,* 

нят'ую Радищевым, иа более рацио¬ 
нальную пару катионов (N 8 , К), ко- Рис. 11. Изображение содержания отдель- 
торые часто определяются совместно электролитов в нивариаитиых ра- 

при анализе систем морского типа. створах четырех- и пятикомпонентных 

В настоящем справочнике все систем в зависимости от температуры, 
основные составы растворов из пяти 

ітишмыаітпр ПЫПЯЖЯІПТСЯ ппимрии- В пятикомпонентных системах вся область 

компонентов выражаются примени диаграммы насыщена также солью X. 

тельно к наиболее распространенному 
способу изображения, показанному на 

рис. 10. Однако для вероятных значений растворимости составы растворов выра¬ 
жены также через индексы, пригодные для построения диаграмм с квадратом. 
Графическое изображение системы N 8 ’, К', М§" || СК, ЗО 4 " н Н 2 0 дается 
только по первому методу. 

При выявлении наиболее вероятных составов, отвечающих узловым точкам 
(инвариантные растворы) и линиям (моновариаитные растворы), на политермиче- 
скях диаграммах многокомпонентных систем можно применять принцип построения, 
Использованный в справочнике Д’Аиоа. Заключается ои в том, что 'содержание 
Отдельных компонентов (С ) выражается в зависимости от температуры (рис. И). 
При этом требуется, при любом выражении состава, по меиыпей мере 3 диаграммы, 
построенные по типу рис. 11, для четырехкомпонентиой системы и 4 диаграммы — 
Для пятикомпоиеитиой системы. После проведения линий через последовательный 
ряд точек составов растворов с одинаковыми твердыми фазами мы получаем поли- 
термическне диаграммы, по которым можно устанавливать узловые точки (инва¬ 
риантные растворы при і = сопзі) при любой температуре. 

Например, для пятккомпоиентиой системы по сечеиию — е на рис. 11 нахо- 
Дям значения а, Ь, с, й н е, выражающие соответствующие концентрации соли 
в точках совместной растворимости солей III — VII — IX — X, III — IV—IX X, 
ІѴ—ІХ—ѴІІІ—Х и т. д. Снимая значения концентраций для других солей 


1 Изв. СФХА АН СССР, 2, 203—253 (1936); 15, 5—35 (1947). 
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с остальных трех диаграмм, получаем для вышеуказанного ряда совместных рас- 
твориСтей^четырех солей соответствующие им полные составы растворов. > 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ГРАФИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ РАСЧЕТА 
РАСТВОРИМОСТИ В МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СИСТЕМАХ 

В ряде слѵчаѳв, особенно при отсутствии или малой достоверности и противо¬ 
речивости опытных’данных, приобретают особое значение математические и гра¬ 
фические способы расчета растворимости. о і,ппр І'О ТЧОИМР 

Ф Рассмотрим методы расчета растворимости Акорлефа и Здановокоіо, приме 

нпмые к растворам нескольких электролитов. ..„„„„гумегтоотях- 

Метод Акерлёфа' базируется иа двух эмпирических закономерностях. 

1) на линейном изменении с концентрацией логарифмов отношения ,К ° Э ФФ 
циентов актиХт,. двух сильных электролитов одинакового валентного типа 

в чистых растворах 

1{Л— — Кі’П или ІйЧд = + К ] ЛА Т ; 

2) на модернизованном уравнении И. М. Сеченова 

4ГГДГ* ? = ^«т « +К * {Мт _ Мх> = + + К * (М Т -М Х \ 

где Тчіі V 7 — коэффициенты активное™ двух раздельно взятых солей одинако¬ 
вого валентного типа при равных значениях концентраций т (п 
молях на 1000 е Н 2 0); индекс Я относится к электролиту с хо¬ 
рошо изученными коэффициентами активности н широком шпор 
вале концентраций (НСІ); 

Аі пу —-- общая иониаяі сила; 

М — парциальная ионная сила электролита, образующего твердую фазу; 
К, п ^ — константы, характеризующие иа графике наклон линий логарифмов 
‘ отношения коэффициентов активности: первая- по отношению 

к моляльиостн или общей ионной силе, вторая - по отношению к 
парциальной ионной силе примеси электролитов (находится из 
опытных данных по совместной растворимости). 

Исходя из постоянства активностей (%) электролитов, образующих определен¬ 
ную твердую фазу в равновесии с различными растворами, и допуская полную 
диссоциацию электролитов в растворах любых концентраций, получаем; 

1) для насыщенного раствора соли в воде ^ 




: Тл/„ н м Н 


2) для насыщенного раствора солн в присутствии другого электролита 

Г/ѵ.Мт ѵЛМ Т ■-ММ/ ^Ѵ>1 в ‘ +ві 


\( Ѵ Л 

X, 8 I V П\ 


^уТ 

П\ ) 


гпе Ѵі и у, —число одинаковых ионов в первом и втором электролите; 

ІДе 11 " „ 2 3 _ число ионов другого знака первого электролита, образующего 

твердую фазу; 

м — концентрация (в моляльностях) насыщенного раствора соли в чистой 
воде; 

‘ _ Болёё~подробное описание;' раф.ыескн^ к 

^'2^ 0 дробное В опиаш^ е раз^гшых^м^од^^асч|та^растворішости*электролитг^^^мно^окомпо^ 

иентных системах см.: А. Б. Здановский, ЖФХ..и, вып и, ічю м- и- -и 
577—592 (1948); Труды ВНИИГ, вып. 21, 3—159 (1949). 
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Л| г іі М л — общая и парциальная ионная сила; 
л і н л 2 — факторы ионной силы, равные: 


М Т —М Х 


Например, для На 2 304 «і = 3, так как 

М х = '/ а 2 (тѵ“) = Ѵз (2 т + т • 2 2 ) = 3 т, 

С помощью вышеприведенных зависимостей находим следующее общее выра¬ 
жение для растворимости сильных электролитов: 

Ѵ\ ( А\ ѵ- АЛт —- АА у\ 

18 Ы Ті Л К,Мт + Къ (М т - А\ х ) + 18К ~ щ ) + 


Ѵ ІТ ,Ѵ, л Ѵі + Ѵ, 


^ 74 ^:, = 1§ Таг я> я + К г М 8 [-1 8 м 8 «ту) 


В случае растворов солей с разными ионами предыдущее уравнение значи¬ 
тельно упрощается: 

М х 

18 Т.\; 7 , л + К { М Т -(- Къ Щ т — М х ) \-•— — Ій Ѵл/ 5 , п -\- К { М Я + Ій М 8 . 

Искомые растворимости при заданных находятся из уравнений путем по¬ 
следовательного приближения или графической интерполяции. Отклонения вычис¬ 
ленных значений растворимости от опытных данных, но указаниям Акерлёфа, 
обычно лежат в пределах погрешностей опыта и расчета. 

Применительно к растворам нескольких электролитов с общим ноно,м более 
удобен метод расчета А. Б. Здановского. 

Для выражения растворимости электролитов в трехкомгюнентных системах 
при разных температурах может быть использована формула И. М. Сеченова; 

іё* = іе*л — су, 

в которой коэффициент С выражается автором в зависимости от активности воды а 
растворов: 

С = К(А — а), 

где К и А — постоянные. 

Данные по совместной растворимости электролитов в трехкомнонентных систе¬ 
мах, рассчитываемые ио вышеприведенной формуле, а в большинстве случаев заим¬ 
ствуемые непосредственно из справочников, позволяют также рассчитывать и 
строить графики совместной растворимости для систем, имеющих более двух элек¬ 
тролитов с общим ионом. 

Расчет растворимости в системах с числом компонентов более трех базируется 
на принципе аддитивного изменения растворимости смешиваемых растворов, насы¬ 
щенных одним и тем же электролитом (в присутствии других электролитов), при 
одинаковых активностях воды. Исключение из данного правила представляют 
только электролиты, которые дают комплексы в растворах. Однако такие системы, 
как КС1 —М§С1 2 —Н 2 0 и Иа 2 30 4 —М§30 4 —Н 2 0, образующие в процессе кристал¬ 
лизации при невысоких температурах соответственно карналлит и астраханит, до¬ 
статочно хорошо следуют указанному правилу. 

Расчет растворимости электролитов в четырехкомпонентных и более сложных 
системах, содержащих электролиты с общим ионом, из растворимости тех же 
электролитов в трехкомнонентных системах может производиться либо посред¬ 
ством вычислений, либо графическим путем. Наиболее наглядными и простыми 
являются графические построения, на которых удобнее всего познакомиться 
с основным принципом метода. 

На рнс. 12 показан графический прием нахождения растворимости электроли¬ 
тов в четырехкомнонентиой системе. В равностороннем треугольнике изобра¬ 
жаются соотношения между тремя электролитами 5ц 5 2 и 5} с общим ионом. На 
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сторонах этого треугольника строятся диаграммы (по способу, указанному на 
рис. 3) для трех систем, каждая из которых состоит из двух электролитов и воды. 
На этих диаграммах проводятся изопьеты, т. е. линии составов растворов о оди¬ 
наковыми активностями во¬ 
ды (изопьеты представляют 
собой прямые линии, кото¬ 
рые получаются в результате 
соединения точек состава 
растворов отдельных элек¬ 
тролитов с одинаковой ак¬ 
тивностью воды а). Точки 
пересечения изопьет с ли¬ 
ниями насыщения отдель¬ 
ных электролитов (обычно 
лежащими в области пере¬ 
сыщенных растворов других 
электролитов) проектируют¬ 
ся на стороны треугольника, 
составленного из одних элек¬ 
тролитов. 

Соотношения солей, от¬ 
вечающие совместной рас¬ 
творимости электролитов, 
находятся на пересечении 
прямых линий, соединяющих 
спроектированные на сто¬ 
роны треугольника точки 
состава соответствующих со¬ 
лей при одинаковых актив¬ 
ностях воды. 

Количество воды (в мо¬ 
лях на 100 молей электро¬ 
литов) в точках взаимной 
растворимости электролитов определяется из отношения отрезков ( 1 [ и Іг , І'і и ('г) 
и содержания воды (А и В, А' и В') в трехкомпонентных изопьестических рас¬ 
творах: 

•^н „о = А 



Рис. 12. Графический способ определения совмест¬ 
ных растворимостей солей в четырехкомпонентной 
системе по их 'растворимостям в трехкомпонент¬ 
ных системах. 


'л + 4 


В 


ІО. 


~ А ' 


Л 


+ *■. 


7 + В' 


^1 + ^2 ’ 


В результате последовательного ряда подобных операций, при различных зна¬ 
чениях активностей воды растворов, получается полная диаграмма совместной рас¬ 
творимости электролитов. 

При отсутствии данных по активностям воды растворов отдельных электроли¬ 
тов можно заменить изопьестические растворы (с постоянной активностью воды) 
изогидричными (с постоянным числом молей воды на 100 г-экв электролитов). 

В -последнем случае, при выражении составов в г-экв на 100 г-экв электроли¬ 
тов солей, изогидры пройдут на боковых диаграммах рис. 12 параллельно сторонам 
треугольника. В остальном построение не меняется. Этот прием, конечно-, менее 
надежен, чем предыдущий. Однако его проверка на примерах совместной раствори¬ 
мости N801 и КС1 в системах Г4аС1—КС1—СаС1 2 —Н 2 0 и І4аС1 —КС1—М§С1 2 —Н 2 0 
дала достаточно удовлетворительные результаты. 

Описанный принцип расчета растворимости в четырехкомпонентных системах 
может быть распространен также на системы -с числом компонентов более четырех. 


ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЕ ВОДНЫЕ СИСТЕМЫ С ОБЩИМ ИОНОМ 

Н*|]СГ, 50" 

НСІ— Н 2 80 4 —Н 2 0 

А. Соррабого, Оахг. сЫт. Иаі., 89, 625—627 (1909) 



Жидкая фаза 

і , °с 

вес 

• °| 0 

г/л 

мол . °|о 



НСІ 

Н*30 4 

НСІ 

Н,50, 

НСІ 

Н а 50, 

н„о 

и 

17 

42,7 

0 

517,8 

0 

26,93 

0 

73,07 

1,211 


39,9 

1,86 

487,3 

22,7 

25,18 

0,42 

74,40 

1,220 


39,2 

4,75 

478,8 

58,0 

25,40 

1,14 

73,46 

1,220 


36,9 

8,04 

455,3 

99,3 

24,32 

1,97 

73,71 

1,235 


33,2 

12,8 

418,0 

161,7 

22,50 

3,24 

74,26 

1,260 


28,5 

20,9 

371,4 

273,2 

20,48 

5,62 

73,90 

1,305 


22,6 

30,8 

306,6 

417,7 

17,61 

8,93 

73,46 

1,355 


15,0 

44,6 

215,3 

638,2 

13,31 

14,65 

72,04 

1,430 


6,26 

59,4 

96,7 

917,6 

6,39 

22,23 

71,38 

1,545 


3,25 

65,4 

51,3 

1033,5 

3,55 

26,74 

69,71 

1,580 


0,62 

73,7 

10,3 

1224,0 

0,77 

34,29 

64,94 

1,660 


0,11 

77,5 

1,89 

1344,9 

0,15 

38,85 

61,00 

1,735 


0,068 

89,0 

1,24 

1615,3 

0,12 

59,86 

40,02 

1,815 

40 

35,6 

3,56 

421,4 

42,2 

22,17 

0,83 

77,00 

1,185 


34!8 

5,86 

416,4 

70,0 

22,16 

1,39 

76,45 

1,195 


32,4 

8,90 

392,1 

107,7 

20,94 

2,14 

76,92 

1,210 


27,6 

16,8 

346,3 

211,2 

18,83 

4,28 

76,89 

1,255 


25.9 

18,8 

325,4 

236,3 

17,89 

4,84 

77,27 

1,255 


18,5 

28,6 

247,4 

383,7 

13,53 

7,82 

78,65 

1,340 


11,5 

44,2 

161,6 

619,4 

9,78 

13,95 

76,27 

1,400 


3,35 

61,1 

50,9 

929,3 

3,41 

23,20 

73,39 

1,520 


1,17 

66,4 

18,5 

1046,0 

1,28 

26,99 

71,73 

1,575 


0,17 

73,2 

2,9 

1207,6 

0,21 

33,47 

66,32 

1,650 


0,081 

79,4 

1,4 

1370,5 

0,11 

41,57 

58,32 

1,725 


0,032 

81,4 

0,57 

1428,4 

0,048 

44,57 

55,38 

1,755 


0,029 

83,5 

0,52 

1478,4 

0,046 

48,25 

51,70 

1,770 

70 

32,7 

1,61 

374,1 

18,4 

19,62 

0,36 

80,02 

1,145 


31,1 

3,38 

357,3 

38,9 

18,80 

0,77 

80,43 

1,150 


30,5 

4,80 

353,8 

55,7 

18,65 

1,09 

80,25 

1,160 


28,9 

7,93 

341,3 

93,6 

18,08 

1,85 

80,07 

1,180 


22,8 

18,9 

279,7 

231,9 

15,43 

4,77 

79,80 

1,225 


22,3 

20,0 

274,3 

246,4 

15,20 

5,08 

79,72 

1,230 


13,2 

36,2 

173,7 

476,7 

10,22 

10,44 

79,34 

1,315 


6,99 

48,0 

96,5 

661,8 

6,00 

15,37 

78,63 

1,380 


1,56 

62,7 

23,6 

946,1 

1,60 

23,94 

74,46 

1,510 


Авт. 
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Н' II СГ, $0," 


НСІ —Н 2 50 4 —Н а 0 


н'ЦСг, зо 4 " 


НСІ —Н 2 $0 4 —Н 2 0 


Продолжение 



Жидкая фага 

I, 

1 вес 

• °10 


’л 

) МОЛ. О.'о 



НСІ | 

н 2 $о. 

НСІ 

| Н а 50 4 

нсі 

Н а $0 4 

н,о 

( І 

70 

0,54 

67,6 

8,4 

1055,0 

0,60 

27,90 

71,50 

1,560 


0,05 

80,7 

0,86 

1371,3 

0,073 

43,42 

56,51 

1,700 


0,034 

83,0 

0,62 

1448,2 

0,054 

47,29 

52,65 

1,745 


0,032 

83,4 

0,57 

1455,2 

0,050 

48,00 

51,95 

1,745 


Лет. 


Примечание- М. И. Рнсі = * сипа, 

НСІ— Н 2 8 0 4 —н 2 о 


V. Сирг, Нес. Ігаѵ, сЬіт,, 44, 478 (1925) 



Жидкая фаза | 


1 Жидкая фаза 

і, п с 

вес. о о 

пес. % Н э 50,( 

/. °Г, 

вес. % 

вес. о'о Н*80* 


I НСІ 

н 2 зо, 

до растворения НСІі 


1 НСІ 

Н 2 5 0 4 

і до растворения НОІ 

25 

0,3588 

76,1., 

76,43 

25 

0,0996 

92,11 

92.20 


0,1420 

81,75 

Я! 87 


0,1082 

94,03 

94,14 


0,0974 

86,67 

86,75 


0,1432 

97,22 

97,36 


0,0920 

89,23 

89,31 


0,1971 

98,45 

98,65 


0,0922 

90,61 

90,69 


0,4015 

99,60 

100,00 


-.....- ' 




- - - ' 


—— ’' 


Лет. 


Лет, 


Лет. 


Лет. 


II р и м е ч а и и е. М. И. 1 сипа. 


нсі— н 2 8о 4 — н 2 о 

V. Спрг, РиЫ. Іас. 5сі. СІИІѴ. Мазагук, 68, 16—17 (1925) (от —25 до 0°); 
Ясс. ігаѵ. сЬіт., 47, 55—59 и 67—68 (1928) 


/, °с | 

Жидкая фаза 

Рц 0Ь .«.к 

вес 

• 1 ' 0 

г/100 г раствора Н ѵ 30 4 

НСІ [ 

Н 2 30, 

НСІ 

н а зо 4 

—25 

35,14 

21,60 

54,178 

33,30 

260 


33,97 

22,05 

51,446 

33,40 

260 


32,06 

25,30 

47,19 

37,21 

260 (ср. 2) 


25,48 

35,52 

34,192 

47,67 

260 


24,38 

38,72 

32,240 

51,20 

260 


23,98 

40,17 

31,541 

52,84 

260 


20,34 

44,42 

2.5.534 

55,76 

260 


17,04 

50,04 

20,540 

60,32 

260 


15,24 

52,12 

17,980 

61,49 

260 


12,61 

55,92 

14,430 

63,99 

260 


8,83 

62,87 

9,685 

68,96 

260 




<1 ” *ѵ . 





Лет. 



Продолжение 


і, *С 

Жидкая фаза 

/'нсі, -і'« 

вес. 

“|о 

г/100 г раствора Н а 50 4 

НСІ 

н 2 зо 4 

НСІ 

н 2 $о 4 

—25 

8,18 

63,33 

8,909 

68,97 

260 

—15,8 

39,59 

13,01 

65,536 

21,53 

760 


37,68 

13,77 

60,462 

22,09 

760 


31,11 

26,23 

45,159 

38,07 

760 


22,74 

38,87 

29,43 

50,31 

760 (ср. 5) 


19,73 

42,94 

24,58 

53,49 

760 (ср. 2) 


17,43 

46,03 

21,11 

55,75 

760 


15,92 

49,45 

18,94 

58,82 

760 (ср. 3) 


12,36 

54,72 

14,10 

62,43 

760 (ср. 2) 


11,01 

57,03 

12,37 

64,09 . 

760 (ср. 3) 


4,10 

68,57 

4,28 

71,50 

760 (ср. 2) 


3,60 

69,40 

3,73 

71,99 

760 

0 

45,44 

0 

83,28 

0 

760 


41.11 

5,27 

69,808 

8,95 

760 


41,05 

6,11 

69,635 

10,37 

760 


34,70 

15,94 

53,13 

24,41 

760 (ср. 2) 


25,83 

30,60 

34,82 

41,26 

760 


15,39 

47,80 

18,189 

56,50 

760 


9,81 

57,36 

10,877 

63,60 

760 


6,00 

63,42 

6,383 

67,47 

760 


4,94 

65,76 

5,197 

69,18 

760 


3,27 

68,96 

3,381 

71,29 

760 


1,48 

74,66 

1,502 

75,78 

760 


0,260 

82,97 

0,261 

83,19 

760 


0,188 

95,82 

0 Д88 

96 

760 

24,1 

0,137 

95,87 

0,137 

96 

760 

29,6 

0,110 

95,89 

одю 

96 

760 

37,8 

0,093 

95,91 

0,093 

96 

760 

40 

4,55 

59,36 

4,763 

62,19 

760 


1,45 

68,56 

1,481 

69,57 

760 


0,375 

74,91 

0,376 

75,19 

760 


0,163 

79,18 

0,163 

79,31 

760 (ср. 2) 


0,097 

84,03 

0,0974 

84,11 

760 


0,082 

88,76 

0,0829 

88,83 

760 


0,085 

94,25 

0,0847 

94,33 

760 


0,115 

97,49 

0,115 

97,60 

760 


0,133 

98,52 

0,133 

98,65 

760 

52 

0,080 

95,92 

0,0802 

96 

760 

60 

1,98 

62,59 

2,020 

63,85 

760 


0,347 

72,25 

0,348 

72,50 

760 


0,123 

79,47 

0,123 

79,57 

760 


0,074 

82,94 

0,0743 

83,00 

760 


0,061 

89,88 

0,0611 

89,93 

760 


0,066 

95,37 

0,0656 

95,43 

760 


0,062 

98,31 

0,0618 

98,37 

760 

75 

0,062 

95,94 

0,0619 

96 

760 




Лет. 



Примечание. М. И. т=2—3 часа (с непрерывным пропусканием газообразного НСІ через 
раствор). 
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Н'ЦСГ, 30, 


нсі— н,во.-н 2 о 


И' IIС1', во/" 


НСІ—Н 3 В0 3 — Н,0 


о 

"ІЗ 

й 

г 5 


о у 
у та 
№ (X 


о о о о о о о_ о_ ®- 
® ^ 2 2 " 8 « « ™ ^ ^ 


о о. о о о, 

О* іЯ о й о 

1-0 ^ ^ 


в 

ад 


00 СО 

СО 00 04 


см 


со 

00 

о 

СО 

о 

ю 

см 

1>„ 

со 

см 

СО 

й 

см 

5? 

СО 

ю 

сгГ 

ю 

со 


о 
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о 

іМ 
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У 
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о 

СО 

3? 


СО О) со Ч ^ 

о со из о ^ СГ> ^ 


>, о з* 
см СМ СО 


^ о «3 о» о О (- М. 

- ® 15 5 38 3 2 52 


со 


см 

см 

СО 

СО 

5~. 

00 



І . 

оп 

>о 

см 

о 

со 

со 

СО 

СО 

см 

см 

см 




н N СО О СО Й 

- ' .." .« ЛЛ __ СО 



и 

и 

о. 


о 

X 


Н’ЦСГ, СО" 

нсі — со 2 — н 2 о 

о. Оейскеп, 2. рЬуз. СЬега., 49, 273 (1904) 



Жидкая фаза | 


Жидкая фаза 

Л°С 


г/л 

ми 

СО„(гаствсг) 

а 

1,°С 

вес. 0 о 

г(л 

Ж/л 

СО,, (раствор) 

а 


НСІ 

НСІ 

НСІ 

СО. (газ) 

(выч.) 


НСІ 

нСі 

НСІ 

СО, ( аг) 

(выч.) 














7,67 

79,5.0 

2,180 

1,009 

1,037 

25 

7,69 

79,50 

2,180 

0.795 

1,034 


7,32 

75,8о 

2,080 

0,986 

1,036 


7,34 

75,85 

2,080 

0,795 

1,033 


АА> 

45.55 

1,249 

1,023 

1,0/4 


4.47 

45,5о 

1,249 

0,798 

1,019 


4,33 

44,20 

1.212 

1,020 

1,021 


4,34 

44,20 

1,2 1 2 

0,797 

1,018 


1,8у 

18 ,ЬЗ 

0,5 II 

1,042 

1,007 


1,85 

18,ЬЗ 

0..11 

0,807 

1,006 


1,81 

18,20 

0,499 

1,041 

1.007 


1,81 

18,20 

0,499 

0,805 

1,006 


0 

0 

0 

1,070 

0,999 


0 

0 

0 

0,825 

0,997 




Авт. 





Авт. 



Примечание. М. И. Рсо 3 = 1 ата - 


нсі— со 2 —н 2 о 


)Ѵо11, Кгаиве, АгсЫѵ Ійг МГаттеѵѵігІйсЬаК, 8, 216 (1927) 


Л “С 

1 Жидкая фаза II | 

Жидкая фаза 

вес. “|о 
НСІ 

объеми. °/о 
соляной 
кислоты 

см 8 

С0 3 

С0 2 (раствор) | Л °С 1 

1 вес. «|о 
НСІ 

объемн. °|о 
соляной 
кислоты 

см * 

со 2 

СО, (раствор) 
СО/Н.О) 

содн.о) 1 

20 

4 

4 

18,5 

0,96 20 

1 

1 і 

19,2 , 

0,99 


3 

3 

18.8 

0,97 

0 

0 

19,3 

1 


2 

2 

1 19,0 

0,98 











Авт. 




1 Авт. 

И 


і 




Примечание. Газ (22 объёмн. о/о С0>) сохранялся над неподвижной жидкостью в течение 
15 час. 

НЦСГ, во"' 


НСІ— Н 3 ВОз— Н 2 0 


ѴѴ. Негг, 2. апогв- СЬега., 33, 355 (1903); 66, 359 (1910) 


/, °с 

Жидкая фаза 

Твердая 

фаза 

вес. °ю 

г/л 

Ж/л 

а 

(ВЫЧ.) 

НСі 

Н 3 В0 3 

НСІ 

Н 3 В0 3 

НСІ 

Н 3 В0 3 

25 

4,84 

3,99 

50,0 

41,2 

1,37 

0,666 

1,033 

Н 3 В0 3 


2,49 

4,64 

25,5 

47,55 

0,70 

0,769 

1,024 

.> 


0 

5,49 

0 

55,7 

0 

0,901 

1,014 


26 

30,05 

1,81 

346,8 

20,9 

9,51 

0,338 

1,154 

» 


27,91 

1,77 

318,7 

20,2 

8,74 

0,327 

1,142 

г. 


23,12 

1,81 

258,2 

20,2 

7,08 

0,327 

1,117 

о 


19,86 

1,90 

218,8 

20,9 

6,0 

0,338 

1,102 

.1 


14,65 

1,77 

157,5 

19,05 

4,32 

0,308 

1,075 



7,53 

3,20 

78,8 

33,5 

2,16 

0,542 

1,046 



4,59 

3,86 

47,4 

39,9 

1,30 

0,645 

1,032 

» 


1,39 

5,11 

14,2 

52,05 

0,39 

0,842 

1,019 

» 


0,93 

5,28 

9,5 

53,8 

0,26 

0,870 

1,018 

„ 


0,47 

5,45 

4,74 

55,35 

0,13 

0,895 

1,016 



0 

5,53 

0 

56,1 

0 

0,907 

1,015 

” 






Авт- 




Примечаиие.М.И. КешіаП и Апйгечѵз (1921 г.) отмечают, что Негг допустил ошибки в опре¬ 
делениях концентраций кислот (находя концентрации Н,В0 3 по разности между первоначальными и 
конечными данными титрования). 
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Н’ І|СГ, ВО.'" 


на—щзо,—н,о 


нсі— н 3 во 3 —н»о 

л. КешЫІ, Л. Апсігехѵя, .1. Аш . СИеш. 5ос„ 43, 15ГЛ (1921) 

-- Жидкая фаза 

о С ^ ^ ^ 

— ^ГТадоГ НСІ 1 Н3ВО3 НС. н 3 во,_ 


( Твердая 
фаза 


9,068 

3,193 

95,43 

33,59 

6,299 

3,718 

65,71 

38,77 

4,054 

4,224 

41,83 

43,55 

2,180 

4,691 

22,29 

47,99 

0,979 

5,090 

9,966 

51,82 

0,467 

5,217 

4,748 

53,06 

0,237 

5,368 

2,407 

54,48 

0 

5,459 

0 

55,35 


11,56 

9,389 

7,073 

5,160 

4,336 

3,126 

2,617 

1,802 

1,147 

0,6112 

0,2733 

0,1302 

0,0660 

0 


0,3687 
0,3501 
0,3446 
0,3715 
0,4189 
0,4976 
0,5431 
0,6270 1 
0,7042 
0,7761 
0,8380 
0,8580 
0,8810 
0,8950 


1,182 (Н 3 В0 3 ) 

1,141 


Примечание. М. И. Н : ,В0 3 определялась высушиванием раствора при 60 . 

НСІ — Н 3 В0 3 —н 2 о 

к. іш т 1 , 0 т.и*!. Сошр.. СаЬ- СагІзЬегр, 15, № ЛПѴт 

■ -” “ Жилкая Лаза 

___-_ _ _ і - Твердая 

вес. “Іо г!л„ М/л„ М^л Л Ф аза 

. С_—:-- нСІ НСІ Н ;1 ВО а (выч.) 

НСІ I Н_ВО. НСІ Н 3 В0 3 1_1_!--- 


3,26 53,56 33,79 54,70 

3,47 42,71 35,73 43,76 

3,88 21,39 39,80 21,88 

4,41 0 44,65 0 


1,013 Н 3 В0 3 

1,026 
1,031 
1,035 


Примечание. М. И. (± 0,02»). т=3-4 часа. 
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1. КоШіой, Кес. ігаѵ. сЫт., 45, 609 (1926) 

Жидкая фаза 

ес вес. 0/0 г !а , Твердая 

^ ----- г(ло М/л„ М!л А фаза 

НСІ I Н 3 ВО а НСІ I Н,ВО. НС| НС| НзВО. (выч.) 


18 3,47 3,59 35,57 36,79 36,47 1 0,595 1,026 Н,В0 3 

1,74 3,97 17,72 40,51 18,23 0,5 0,655 1,020 

0 4,49 0 45,51 0 0 0,736 1,013 


Примечание. М. И. (± 0,1°). 


НСІ— Н 3 В0 3 — Н 2 0 

В. Е. Грушвицкий, Н. Е. Шмидг, Большая Эмба, изд. АН СССР, г. I, 
стр. 671—678, 4937 


Жидкая фаза 


НСІ Н а ВО я 


Твердая 

фаза 


Жидкая фаза 


НСІ Н а В0 3 


Твердая 

фаза 


6,32 1,76 Н 3 В0 3 25 О 


0 2,55 

25 6,26 3,81 


100 5,71 21,60 

0 27,25 


5,50 Н 3 В0 3 


Примечание. М. И. (±0,05—0,!5°). т от 4 час. до 5 ^уток. НСІ и Н,ВО : определялись 

титрованием. 

Н ||80;, СО" 

Н 2 5 О*—С 0 2 —Н 2 0 

И. Сеченов, Виіі. 51. РеІегвЬ. Асасі., 22, 103 (1877); Апп. сЫт. рііуз. (6), 25, 
264 (1892) 


Жидкая фаза 


вес. ° о мол. о/о 


Жидкая фаза 
Н я 50* I 


вес. °| о мол. о Іо 


17 100 100 0,932 17 73,1 33,3 0,705 


96,8 — 0,852 

92 — 0,718 

Авт. 

84,5 50 0,666 


8,6 1,7 0,857 

0 0 (0,952) 


Примечание. М. И. Р^ 0 я 656—9/1 мм. —к іэффицнепт абсорбции СО». 



Н' || 80.". СО, 


Н/0.—СО а —1 | а О 


Н 2 §0 4 —С0 2 —Н 2 0 

\ѴоІ 1, Кгаизе, АгсШѵ Іііг ІУагтедуігІйсІіаІІ, 8, 216 (1927) 


Н 2 30,—С.0 2 НаО 


50 /.со; 


Н,50 4 -С0 2 -Н 2 0 


О 


ОеНскеп, 2. рЬу® 


СЬеш., 49, 273 (1904) 


і, °с 


вес. 0 о 
Н*50* 


г! л 

н*зо 4 



25 


16,7 

9,3 

5,05 

4.75 
2,5 
О 

16.75 
9,35 
5,05 
4,75 
2,5 
О 


186,5 

99,1 

52,0 

49,0 

25.5 
О 

186.5 
99,1 
52,0 
49,0 
25,5 

О 



Жидкая фаза 


МІл 

Н 2 50. 


1,90 

1,01 

0,53 

0,50 

0,26 

О 

1,90 

1,01 

0,53 

0,50 

0,26 

О 


СО 2 (раств ор) 
С0 2 (таз) 


0,837 

0,916 

0,976 

0,977 

1,016 

1,070 

0,674 

0,729 

0,768 

0,769 

0,793 

0,825 


| А в іи. 


Примечание, 


М. И. Рсо» =1 пта ’ 


Л 

(пыч.) 


1,117 

1,063 

1,034 

1,032 

1,017 

0,999 

1,112 

1,059 

1,034 

1,033 

1,016 

0,997 


Н 2 50 4 -С0 2 -Н,0 

А. Сіігібіоіі, 2. рЬув. СЬега., 53, 
330 (1905) ___ 

— | Жидкая фаза 


вес. °Іо 

Н 2 80 . 


г СО 2 [л 


15,5 


90 

70 

45 

40 

30 

20 

10 

5 

2,5 

О 


1/75 = 1,91 
1/75=1,22 
1/75 = 0,98 
1/75 = 0,95 
1/75 = 1,00 
1/75 = 1,01 
1/75= 1.П 
... ..1/75 = 1,57 
128,2- 1/75= 1,71 
138,1 • 1/75= 1,84 


143.3- 
91,8 - 

72.5 ■ 

71.3 
75,1 

75.5 

83.3 
117,9 


Авт. 


Примечание. 

кался через раствор 
Р С0| =720 мм. 


в 


М. и. СО 

течение 


* Иропус- 
2—10 час. 


Н 2 50 4 —С0 2 Н 2 0 


А. Сіігізіоіі, 2. рЬув. СЬеш., 55, 
629 (1906) 


Жидкая фаза 


1. °С 

вес. °!о 1 

н 8 зо 4 

“со, 

20 

95,6 

61,62 

35,82 

0 

0,9924 

0,7191 

0,6521 

0,9674 


Авт. 


примечав и е. М. И, 


34 



Жидкая фаза 

и °с 

вес. о,# 

объёмн. о,о 

СМ 3 

СО* (раствор) 


Н 2 80. 

Н.80, 

со. 

СО а (И 2 0) 

20 

7,12 

4 

18,7 

0,97 


5,38 

3 

17,8 

0,92 


3,62 

2 

17,0 

0,88 


1,82 

1 

17,8 

0,92 


0 

0 

19,3 

1 



.. 




, 

Авт. 



Примечание. Газ (22 объёма. СО,) сохранялся над неподвижной жидкостью в тече¬ 
ние 15 час. 


Н 2 50 4 —С0 2 —Н.О 

К. КоЬе, 3. ІѴШіатв, Іпй. Еп^. 
Сііега., АпаІ. Ей., 7, № 1, 38 (1935)' 



Жидкая фаза 

1, °С 




вес. °'о 



н,зо 4 

со. 

25 

10 

0,670 


5 

0,683 


0 

0,754 


Авт. 

і 


Примечание. М. И. Р = 760 мм. 


Н 2 50 4 —С0 2 —Н 2 0 


А. Магкііат, К. Кобе, X Аш. Скет. 5ос„ 63, 1166 (1941) 


и °с 1 

і 

і 

Жидкая фаза 

вес. о'о 
Н,50 4 

ЖН^О/ШОО а Н 2 0 

МОЛ. <>' 0 

н е 30 4 1 

а со а 

см 3 СО а /0 Н а О 

25 

100 

со 

100 

0,960 



99,10 

1131,6 

95,32 

0,920 

_ 


98,22 

565,8 

91,07 

0,880 

_ 


96,52 

282,9 

83,60 

0,813 

_ 


94,87 

188,6 

77,26 

0,753 

_ 


90,24 

94,30 

62,95 

0,645 

_ 


84,73 

56,58 

50,49 

0,574 

2,1232 



Авт. 


3* 
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Н‘|30Д ВО^ 


и 2 §0 4 — Н а в0>— н,0 


Продолжение 


Жидкая фаза 


мол. °[о 

М НгЗОі/ЮО 02 Н,0 Н^50 4 

_ 


л см* СО г/г Н.,0 


I 


0,566 

0,584 

0,6225 

0,6404 

0,6337 

0,6159 

0,5878 

0,5740 

0,5854 

0,6132 

0,6650 

0,6983 

0,7565 


1,5573 

1,3386 

1,1453 

1,0372 

0,9053 

0,8238 

0,7332 

0,6659 

0,6546 

0,6610 

0,6911 

0,7127 

0,7587 


Примечание. М. И. 7* СО, 


н Ц804, воГ 

Н 2 5 04-Н,В0 3 -Н 2 0 

V. Нек, 2. апоге- СЬет., 34, 205 (1903)- 


Жидкая фаза 


Твердая 

фаза 


ОГ I 34 23 0,45 428,6 

26 2305 1 65 268,7 

1242 2,96 134,4 


‘2,58 4,43 

0 5,53 


26,87 46,13 

_ г' г* ЛП 


4 37 0,092 

2,74 0,312 

1,37 0,518 

0 274 0,746 

О’ 0,907 


1,252 Н 8 ВО, 
1,166 
1,082 
1,041 
1,015 


I 1 

Примечание. М. И. 


Н 2 50 4 — Н 3 В0 3 — Н 2 0 

- р П Глядикская, А. Г. Челищева, Большая Эмба, и д. 

В. Е. Грушвицкии^ ЕЛ]. 1 лядин _ 

АН ГГ.Г.Р. т. 1, стр. 685—687, 190/_—-- : 


Жидкая фаза 


Твердая 

фаза 


Жидкая фаза 


Твердая 

фаза 


10,4 2,1 

0 2,53 

10,1 4,1 

.. ■■‘У**—- 

Авт. 


| I 

' ' "м" И /+01-0 24 -2 суток при 0°, 1 сутки при 25» и 2-3 часа при 100 

Примечание. М. И. (±0,1— ІМ )• х ^ 
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и\ N8'|| сг 


І.ІС1—ЫаСІ— Н„0 


Ы'іісГ, 80Г 

ЫС1— Ьі 2 80 4 — н 2 0 

р. ЗсЬгеіпетакегз, О. Каузег, СЬет. Ѵ/еекЬЫ, 15, 121 (1918) 


Ы\ N3’ || 50, 


я 

к 


Ы 2 50 4 —На г 50,—Н 2 0 


1 , °с 

Жидкая фаза 

вес. о/о 

исі | и. зо 4 

Твердая фаза 

30 

46,10 

0 

исі • н 2 о 

45,97 

0 

исі • н 2 о+и 2 5 0 4 • н а о 


30,74 

0 

и 2 зо 4 • н 2 о 


21,04 

1,08 

„ 


19,97 

1,62 



15,30 

4,48 



15,14 

4,47 



14,49 

5,27 



12,06 

7,48 



12,09 

7,58 



8,07 

12,20 



7,92 

12,94 



5,74 

15,71 



5,30 

16,73 

„ 


5,12 

17,11 



3,98 

18,85 

„ 


2,76 

20,43 



0,96 

23,60 

„ 


0 

25,25 

• 


Аягп. 



Прим с 'і а іі и Анализ твердой фазы: ГЛ. О. 


Іл\ Ш1С1' 

ЫС1— ІЧаСІ— н 2 0 


Л. 8 тНз, 3. ЕІеегзгаа, М. Наге1епЬег§:, Кес. ігаѵ. сЫт., 43, 674 (1924) 


— 

Жидкая фаза 



Жидкая фаза 


. °с 

вес 

• °іо 

Твердая фаза 

(, °с 

вес 

■ °/о 

Твердая фаза 


ЬіСІ 

ИаСІ 



ІлСІ 

ИаГЛ 


25 

45.8 

45.5 
41,3 
40,1 

36.8 
35,7 

33.5 

0 

0,5 

0,4 

0,2 

0,3 

0,3 

0,4 

ысьн 2 о 

ЬіСІ • Н 2 0+ИаС1 
ИІС1 

25 

33.5 

31.6 

24.9 
17,4 

16.9 
6,5 

0 

0,3 

0,8 

2.3 

7.3 

8.4 
19,0 
26,4 

ЫаСІ 


Авт. 



Авт. 



Примечание. М- И, 
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СЧ 00 Ч? іО ( - 04 СО 04 гО СО СО Сз 

го СЧ СО го *-н СО со О N СЧ О Х“ Оз” 


го го го го го го го го Ю го 

Ю О Ч*. Ю ІО N гн ОЗ N О со СЪ N Ю «^ К 

тЗ- го УЗ СО Оз оГ СО О СЧ іО О »-н т-Г СЧ X* Г 

СЧ^н^н СЧ 1 — І^СЧ’— 'СЧ’— Іі— 'СЧ’—'СЧ^нСЧ’—' 


СЧ со 
со СО 


со 
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Примечание. М. И. (± 1—2°). Методика не описана. Гидратные формы Ы,50, н N3,80, автором не указаны. 





и-, к‘|сг 


исі-ксі-н 2 о 


I, ”С 


25 


и\ Иа- И СО" 

и 2 со 3 —^ 2 со 8 —н 2 о 

г. Г. Уразов, 3. 14. Лифатова, ЖПХ, 17, вып. 1—2, 19 (194 ) 


Жидкая фаза 


Авт. 


вес. 

°|0 

МОЛ. 


Ж/1000 

1л 2 С0 3 

ИазСОз 

и 2 со 3 

На 2 С0 3 

и 2 со 3 

1,239 

0 

0,304 

0 

0,170 

1,18 

2,07 

0,29 

0,36 

0,162 

1,15 

5,12 

0,28 

0,91 

0,157 

1,14 

7,31 

0,27 

1,32 

0,156 

Г14 

9,39 

0,27 

1,73 

0,156 

1,П 

16,89 

0,26 

2,66 

0,152 

1,16 

17,94 

0,28 

3,20 

0,159 

0,98 

18,66 

0,23 

3,75 

0,135 

0,97 

18,94 

0,23 

3,82 

0,133 

1,00 

19,71 

0,24 

4,00 

0,137 

0,99 

20,57 

0,26 

4,21 

0,149 

0,96 

21,25 

0,23 

4,39 

0,132 

0,92 

23,45 

0,28 

4,95 

0,132 

0,807 

23,85 

0,198 

5,05 

0,110 

0,61 

23,39 

0,150 

4,93 

0,083 

0,40 

23,24 

0,098 

4,89 

0,054 

0,20 

23,19 

0,05 

4,93 

0,027 

0,08 

23,02 

0,019 

4,84 

0,019 

0 

23,27 

0 

4,91 

0 


Ка 2 С0 3 


о 

0,199 

0,509 

0,744 

0,978 

1,918 

1,838 

2,164 

2,205 

2,316 

2,443 

2,545 

2,894 

2,955 

2,830 

2,856 

2,849 

2,822 

2,86 


Твердая фаза 


и>со 3 


У,С 0 8 + Иа 2 С0 8 
(ср. 2 ) 
Ыа.^СОа* 10Н 2 О 


10Н 2 О 


зі —4 суток. Анализ жидкой фазы: Ы- ацетоновым методом. 


Примечание. М. И. 

На' — в виде хлорида, С 0 3 -титрованием. Анализ твердой фазы: М. О. 


1Л\ К' н сг 


исі — ксі — н 2 о 

П. И. Гончаров, ЖРФХО, ч. хим. , 61, вып. 9, 1534 (1929) 

| Жидкая фаза 



исі 

—7,453 

3,80 

—5,686 

3,93 

—4,238 

4,04 

—3,676 

0,39 

—2,039 

0,41 

—0,700 

0,42 


КСІ 


6,67 

3,45 

0,71 

6,91 

3,58 

0,74 


Ж/1000 г Н 2 0 

Твердая фаза 

исі 

КСІ 


1 

1,0 

1,0 

Лёд 

1,0 

0,5 

V 

1,0 

0,1 


0,1 

1,0 


0,1 

0,5 


0,1 

0,1 

» 

Авт. 



Примечание. М. И. (±0,001 — 0,005”). 


ьг. К'II со,” 


Ц 2 СО а —КгСОа—Н 2 0 


и*. К- II 50" 

и 2 зо 4 —к 2 зо 4 — н 2 о 


С. Зріеігеіп, Сошрі. гене!., 157, 48 (1913) 



Жидкая фаза 

1, ”С 

вес. °! 0 

г/л 

а 






(выч.) 


и 2 80. 

к 2 зо 3 

и а зо 4 

К.ЗО, 


20 

27,75 

2,8 

356 

36 

1,282 


11,15 

10,95 

133 

131 

1,195 

60 

26,0 

4,8 

325 

60 

1,251 


8,8 

13,5 

106 

163 

1,206 

98 

24,1 

7,4 

302 

93 

1,254 


7,5 

19,25 

90 

231 

1,199 









Авт. 



Твердая фаза 


(Ы 2 50 4 . Н 2 0) + и,50 4 .К 2 
Ы 2 50 4 -К 2 50 4 4-К 2 50 4 


К 2 50 4 


К 2 80 4 


(Ьі 2 80 4 -Н 2 0)+Ы 2 80 4 а 
Ы 2 80 4 .К 2 8 0 4 + К 2 80 4 
(Ы 2 80 4 . Н 2 0) + Ы 2 8 0 4 . К а 80 4 
Ы 2 80 4 -К 2 8 0 4 + К 2 80 4 


Примечание. М. И. Гидратиая форма и 2 3 0 4 -Н 2 0 автором не указана. 


и', К' || со" 

и 2 со 3 —к 2 со 8 — н 2 о 


Г. Г. Уразов, 3. И. Лифатова, ЖПХ, 17, вып. 1—2, 20 (1944) 



Жидкая фаза 


1 , °с 

вес. о;о 

Твердая фаза 


и 2 со 3 

К 2 со г 


25 

1,239 

0 

! 


1,123 

10,96 



1,068 

19,62 



0,879 

29,69 



0,913 

34,06 



0,810 

39,57 



0,553 

52,71 

У 2 С0 8 + К 2 С0 3 -2Н 2 ( 


0,476 

52,85 

КХ0 8 • 2Н 2 0 


0,403 

51,73 



0,378 

52,93 



0 

52,97 

и 


Авт. 




римечание. М. И. т= 1—4 суток. Анализ жидкой фазы: 
виде хлорида, С0 8 -титрованием. Анализ твердой фазы: М. О. 


Ы'-ацетоновым 


методом, 


41 


40 



и - , т у и «о/ _____—- 

и\ N11, И сѵ 

исі—ш 4 сі— н 2 о 

Р. КййогН, 5 ііг тіезЬег. ргеиээ. Акай., стр. 364 (1885) 
Жидкая фаза 
вес. °'о 


Ы.зо.-^нлзо.-н.о 


Твердая фаза 


(ІлСІ • Н 2 0) + двойная соль 
Двойная соль 
Двойная соль + N4,01 


Помечав и е. №. И. т-кесколько суток. 

п к ІС ЯнТтГева С иГв Н СФХА АН СССР, 9, 292 (1936) 

Н. К. Воскресенская, О. К. Инать ева, ѵио. ^ - - - — - 

I Жидкая фаза 


вес. °!о мол ’ °І» 

ІлСІ I N11,01 ЫСІ N11,01 


О 26,30 

3,62 24,71 

3,85 24,65 

5,05 20,52 

5,30 18,58 

7,70 11,53 


13І78 13,61 

8,87 18,39 


ѵи/іооо м н а о 
ЫОІ N1-1,01 


о 356,0 

1,67 335,6 

1,77 335,1 

2,25 265,7 

2,31 234,9 

3,16 135,1 

4,51 Ю5,8 


Твердая фааа 


ЬІСІ • н 2 о 
УС1 • н 2 о + НИ 4 С! 


N11 4 гл 


примечание. №. И. т=1 сутки. Анализ твердой фазы: №. О. 

1 Л\ N^4II 80" 

и,80, — (N 44)2 80 4 — н 2 о 

р. КйОогД, ЗДяииезЬ сг. ргензз. Акай., стр. 364 (18 _)_ 

| Жидкая фаза 


Твердая фаза 


(NN, 1280 , 


I Авт. 

Примечание. №• И. ^-несколько суток. 


(Ьі 2 8 0 4 -Н 2 0) + (ЬіНН48 0 4 ) 

Ѵ 2 (ШН 4 80 4 ) 

(ШН 4 80 4 ) + (ИИ*)* 30 4 


и\ N11,* 11 80," 


1.080,—(N4,1280,—Н а 0 


Ьі 2 80 4 — ^Н 4 ) 2 80 4 — Н 2 0 

Р. Зсйгеіпетакегз, Б. СосЬегеІ, 2. рйуз. Сйет., 59, 645—646 (1907); СЬст. 
ѴеекЫаО, 2, 771—778 (1905) 


Жидкая фаэа 
вес. о,'о 


:і,80. 

(N40, 50, 

25,1 

0 

24,07 

4,89 

23,67 

6,66 

23,09 

8,44 

23,03 

9,42 

22,49 

10,67 

22,51 

10,93 

21,86 

12,43 

20,35 

14,30 

19,94 

. 14,27 

16,58 

19,29 

12,68 

25,27 

10,78 

28,75 

9,31 

32,15 

7,84 

35,56 

7,69 

36,37 

6,50 

39,46 

6,37 

39,55 

6,26 

39,5(1 

2,93 

40,95 

0 

44,1 

24,3 

0 

22,86 

7,5(1 

23,09 

8,58 

22,79 

9,63 

21,75 

11,45 

21,21 

13,94 

16,35 

19,65 

5,86 

43,05 

0 

45,7 


Твердая фаза 


Ьі 2 8 0 4 • Н 2 0 


.і., 80 4 ■ н.,0 -ь иын 4 8 0 4 (ср. 3) 

ЬіМ1 4 80 4 


.іИН 4 80 4 -|- (ЫН 4 ) 2 50 4 (ср. 2) 

^Н 4 ) 2 80„ 


I 08О 4 • Н,0 


Ы.,80 4 • Н.,0 4- 1лНН 4 80 4 (ср. 2) 
“ ЬіНН 4 80 4 

ШН 4 80 4 4- (НН 4 ) 2 80 4 
(КН 4 ) 2 80 4 


Примечание. №. И. Анализ твердой фазы: №. О. 

Ы 2 80 4 — (N 44)2 80 4 — Н 2 Ѳ 

Р. 8 сйгеіпстакегз, Агсйіѵез Ыёегіапсіаізез зс. ех. па(. (2), 15, 490—492 (1911) 

I Жидкая фаза I 


(N11,), 80, 


Твердая фаза 


Ьі 2 80 4 • Н 2 0 

Ы 2 80 4 • Н 2 0 4- ІЛ 2 80 4 • (ИН 4 ) 2 80 4 
йі 2 80 4 • (ЫН 4 ) 2 50 4 4- (ИН 4 ) 2 80 4 
(ЫН 4 ) 2 80 4 


примечание. 


42 





и\ мв-ісг 


ысі — м*сі я —н 3 о 


Ы 2 80 4 —(N 114)2804 Н 2 0 
С. Зріеігеіп, Сотрі. гепё., 157, 48 (1913) 


Жидкая фаэа _ 

вес. °|о_^_ Л 

---‘ (выч.) 

Ц,30« (ЫН,) 3 50, ц 3 50, (МН 4 ),50,| 


Твердая фаза 


20 28,75 12,75 

9,1 52,65 

57 29,45 8,65 

12,7 57,35 

97 28,7 14,5 


юте; чяя 172 1 349 (И 2 80 4 • Н 2 0) + 1Л 2 $9 4 ,' ' ЗД 504 

ІНе іос 729 1,384 Ы.,80, • (МН 4 ) 2 8 0 4 + (N« 4)2804 

^ ЯЯ 6 113 1,310 (1Л80, • Н 2 0) + и 2 804 • (N 114)2804 

355 182 822 1,433 Ы 2 80 4 -(N 114)2804 + (N 114)2804 

57,35 182 ягѴ.н.Оі4Л.І.,80 2 ^НЛ,804 


7,55 66,1 


822 1,400 -1 гд-ж ,ѵ 0 

а? із іжѵдадаззй? 


и Р „ „ е ч а н н е. М. И. Гидратная форма Ы.80.-Н.0 автором не указава. 

и\ мд- цсі' 

исі-М2Сі 2 -н 2 о 

я-. /--V I/ сіняткрвя Изв АН СССР, сер. хим., № 

н. К. Воскресенская, О. К. із* (1937) 


вес. о|о 
ІС1 | МдС1 2 


Жидкая фаза 
мол. о|о 
ЫСІ | М*С1 2 


Ж/ 1000 М Н 2 0 
ЫСІ I М?С1., 


Твердая 


ЫСІ • 5Н 2 0 + 05 1 +лед 
ЫСІ • 5Н 2 0 + лёд 
05 + лёд 
исі • 5Н 2 0 + 08 

05 + М§С1 2 - 12Н 2 0 + лёд 
исі • 5Н 2 0 + лёд 
МгС1 2 • 12Н 2 0 + лёд 

исі • 5 н 2 о + исі • зн 2 о 
исі • зн 2 о 

ЫС1-ЗН 2 0 + О5 
05 

05 + М 8 С1 2 -12Н 2 0 
М§С1, • 12Н 2 0 
М§СІ 2 • 12Н. 2 0 + лёд 
Лёд 


— 43,8 

— 40,8 

— 40 

— 37,2 

— 30 


МеСІ 2 • 12Н.0 + М§С1. 2 ■ 8Н 2 0 
8 Ь5+^8СІ2-6Н,0 

М§С1 2 - 12Н 2 0 +лёд 
МгС1 2 • 8Н 2 0 + М§С1 2 .6Н 2 0 

6 исьзн*о 

исі • зн 2 о + 05 

05 


05 — 2 -я двойная соль. 


44 


и-, II СР 


ЫСі—МйС1 2 - 


Жидкая фаза _ 

вес. “іо мол, р/о Ж/ 1000 Ж Н 2 0 

ЫСІ | ЫСІ | М8С1 а ЫСІ | МдСІ, 


Продолжение 


Твердая фаза 


05 + М§СІ 2 • 6Н 2 0 
М§С1 2 • 6Н 2 0 

М§СІ 2 • 6Н 2 0 + М§С1 2 • 8Н 2 0 
М§С1 2 • 8Н 2 0 

МйСІ., • 8Н,0 + МеС1 2 • 12Н.О 
“ М 8 С 1 ^ 12 Н а О 
Лёд 


4,91 

0 

51,0 

0 

2,98 

0,81 

31,0 

8,5 

1,84 

1,43 

19,0 

14,8 

16,6 

2,7 

— 

— 

21,2 

0 

269 

0 

21,1 

0,64 

282 

10,0 


МйСІ 2 • 8Н 2 0 + М§С1 2 • 6Н,0 
О5 + М§СІ 2 -6Н 2 0 

исі • зн 2 о + 05 
исі. зн 2 о + исі • 2 іі 2 о 

ЫСІ ■ М§С1 2 • 7Н 2 0 V 05 
Лёд 


иС1-М§СІ 2 -7Н 2 0 4-О5 

исі • 2 н а о 

исі • 2 н 2 о+исі • м§сі 2 • 7н 2 о 
исі-М8Сі 2 -7н 2 о 

исі-м§сі, • 7 н 2 о+м§с і 2 • бн 2 о 

М§СІ 2 .6Н 2 0 


11,2 39)0 I 5 -° I 22 ’ 6 1 і.з I — 1 — исі.2н„о+исі-М8Сі 2 -7нр 

Авт. 

Примечание. М. П. Границы полей гидратов МдС1 2 могли быть намечены лишь ориен- 
тировочно ввиду трудности получения вполне четких результатов. 

ЫСІ—М^СІа— н 2 о 

Н. К. Воскресенская, О. К. Янатьева, Изв. АН СССР, сер. хим., № 1, 

102—105 (1937) 

_ Жидкая фа 8 а _ 

(, °С вес. ° 1 о мел. о ; 0 М! 10Л) М Н г 0 Твердая фаза 

ысі | м г сі 2 ысі I м 8 сі 2 ысі I мгсі 2 ____ 

25 45.65 ! О * I 26,3 I 0 357 I О I ЫС 1 -Н 2 0 


исі • н 2 о + исі • м§сі 2 • 7 н 2 о 
исі • м§сі 2 • 7 н 2 6 


33,9 | 9,34 | 19,8 | 2,48 | 255 | 31,9 


45 


и-, мгйсі' 


Жидкая фаза 
мол. °[о 

цсі I МаСі, 


мпшм н,о 

Ц С1 1 М 8 С1 а 


ЫС1—МдС1 3 — Н,0 


Продолжение 


Твердая фаза 

исі-МёСі 2 -7Н,о 
ІлСЛ • МвСІ, • 7Н а О +М8СІО • 6Н.р 
М§сі,-6Н,0 


ІЛСІ-И..О 

■ла.н,о + ысі-М8Сі 4 -7Н 3 () 
тЛсі • Мёбі 2 • 7 Н.р 


I ІС1 ■ Мё^І-г 7Н.р+М§СІ 2 • 61 ш 
МёСІ, • (5НР 


исі-НоО 

» 

ьісі • н,о + осі • МёС1 2 • 7 Н 2 о 

" І.іСІ • МёСІ 2 • 7Н 2 0 


исі-МёСі 2 -7Н 2 о+МёСі 2 -бН 2 о 

МёС1 2 • 6Н 2 0 


ысі + МёСі 2 -бн 2 о 

МёС1 2 -бН 2 0 


хинолииГи опреіелялся в виде М г2 Р 3 0 7 ; ІЖ определялся по разносги. 


46 



47 



Ыа'ЦР', СГ 


ЫаР— ЫаСі— Н,0 


Ыа'ЦР/, 80, 


ЫаР -Ыа 2 30 4 П,П 


и', 8г"цсі / 
исі— 8гсі 2 - н 2 о 


В. П. Блидин, ДАН СССР, 84, № 6, 948—949 (1952) 


1 

° с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

( 

°С 

Жидкая фаза | 

і 

вес. о/о 

вес. °іо | 

| Твердая фаза 

[ исі 

8гС1, 

[ ЬіСІ 

8гС1, 

25 

45,95 

0 

исі • н 2 о 

25 

25,491 

8,51 

8гСІ 2 • 6Н 2 0 


(45,08) 

(1,02) 

исі • н 2 о + 8гсі 2 • 


22,51 

10,62 

и 




• 2Н 2 0 


14,72 

17,53 

V 


44,82 

1,48 

8гС1 2 • 2Н 2 0 


11,89 

21,14 

» 


41,54 

2,36 



5,48 

28,03 

» 


37,12 

3,07 



0 1 

36,79 

И 


29,48 

4,95 



'--- 

ѵ— 



(29,47) 

(4,98) 

8гС1 2 • 2Н 2 0 + 8гСІ 2 • 


Авт. , 



’-——— ѵ— — 

•6Н 2 0 



1 



Авт. 







Примечание. М. И. т I сутки. Анализ жидкой фазы: СП и 5г“ — весовым способом, 
І.Г — по разности. Анализ твердой фазы; М. О. 


и\ Ва‘'||С1 / 
ЬіСІ — ВаС1 2 — Н 2 Ѳ 

В. П. Блидин, ДАН СССР, 84, № 6, 948 (1952) 


1 

°с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

і 

°с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. «іо 

вес. °іо 

ЫС1 | 

ВаСіз 

ЬіСІ 

ВаСІ, 

25 

45,95 

0 

ЫСі-Н 2 0 

25 

10,15 

14,32 

ВаС1 2 • 2Н 2 0 


34,12 

1,52 

ВаСІ., • 2Н 2 0 


5,16 

20,13 



28,91 

3,02 



1,52 

24,56 

9 


23,34 

5,54 



0 

26,75 



17,48 

8,28 



Авт. 



і Авт 







Примечание. М. И. т = 1 сутки. Анализ жидкой фазы: СК и Ва*‘ —весовым способом, 
Ц‘ —по разности. Анализ твердой фазы: М. О. 


Ыа'ЦР', СГ 

ЫаР — ЫаСі — Н 2 Ѳ 


Н. Рооіе, .1. ЗсЬаігег, Л. Ат. СЬет. 5ос., 52, 4207 (1930) 


і. °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

А °С 

Жидкая фаза | 

Твердая фаза 

вес. о,о 

вес. 

°Іо 

ЫаР 

ЫаСі 

ЫаР 

ЫаСі 


—21,19 

0,24 

23,69 

ЫаР + ЫаСі • 

25 

0,21 

26,18 

ЫаР + ЫаС1 




• 2Н 2 0 + лёд 


0 

26,41 

ЫаСі 

—20,94 

0 

23,18 

ЫаСі • 2Н,0 + лёд 

35 

4,00 

0 

ЫаР 

— 3,00 

3,92 

0 

N аР 4- лёд 


2,38 

5,41 

в 

— 0,06 

0,19 

26,25 

ЫаР + ЫаСі + 


0,54 

18,43 

» 




+ ЫаСі • 2НоО 


0,31 

26,15 

ЫаР + ЫаСі 

0,09 

0 

26,46 

ЫаСі +-ЫаС1-2Н 2 0 


0 

26,62 

ЫаСі 

25 

3,97 

0 

ЫаР 



-- / 







Авт, 



Авт. 







Примечание. М. И. при 25 и 35°, М. П. при других температурах. 


ЫаР — ЫаСі —Н 2 Ѳ 

А. N. и А. I. СашрЬеІІ, Тгапз. Рагасі. 5ос„ 35, 243 (1939) 


і, “С 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

/, °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. о/о 

г/І00г Н 2 0 

вес. °|о 

а/ІОО г Н.О 

ЫаР 

ЫаСі 

ЫаР 

ЫаСі 

ЫаР 

ЫаСі 

ЫаР 

ЫаСі 

25 

3,77 

0 

3,92 

0 

ЫаР 

25 

1,06 

26,6 

1,47 

36,7 

ЫаР + ЫаСі 


2,97 

1,34 

3,11 

1,41 



0,865 

26,5 

1,19 

35,3 

_ 


2,82 

3,74 

3,02 

4,00 



0,595 

26,3 

0,815 

36,0 

_ 


1,47 

8,6 

1,63 

9,55 

и 


0,457 

26,6 

0,628 

36,4 

_ 


1,56 

21,1 

2,02 

27,3 

н 


0 

26,7 

0 

36,5 

ЫаСі 


1,38 

24,2 

1,85 

34,4 



'- 



-'-' 



'-— 

■» 


—-' 




Авт. 





Авт. 










П р и м е ч а н и е. М. И. 


Ыа'ЦР 7 , 80Г 


ЫаР — Ыа 2 80 4 — Н 2 Ѳ 

Н. Рооіе, Л. ЗсЬаігег, Л. Ат. СЬет. 5ос., 52, 4204 (1930) 


1 , °с 

Жидкг 

вес 

ЫаР 

ія фаза 

. о/о 

Ыа„50 4 

Твердая фаза 

—3,05 

3,42 

1,68 

ЫаР + Ыа 2 50 4 • ЮН 2 0 + лёд 

—3,0 

3,92 

0 

ЫаР + лёд 

—1,12 

0 

4,04 

Ыа 2 30 4 • 10Н„О + лёд 

10 

3,95 

0 

ЫаР 


3,20 

3,95 

я 


2,98 

6,39 

ЫаР + Ыа 2 50 4 • ЮН 2 0 


0 

8,34 

Ыа 2 50 4 • 10Н 2 О 

15 

3,92 

0 

ЫаР 


2,49 

9,50 

ЫаР + Ыа 2 80 4 • ЮН 2 0 


0 

11,70 

Ыа 2 50 4 • ЮН 2 0 

17,47 

1,91 

12,58 

ЫаР + ЫаР • N32504 + Ыа 2 50 4 • ЮН 2 0 

25 

3,97 

0 

ЫаР 


3,13 

4,48 

я 


2,35 

8,67 

ЫаР + ЫаР • Ыа 2 50 4 


1,74 

11,48 

ЫаР • Ыа 2 80 4 


0,38 

21,34 

ЫаР • Ыа 2 50 4 + Ыа 2 50 4 • ЮН 2 0 


0 

21,71 

Ыа 2 50 4 • ЮН 2 0 

32,36 

Следы 

33,11 

ЫаР • Ыа.,50 4 + Ыа 2 8 0 4 + Ыа 2 5 0 4 ■ ЮН 2 0 

35 

4,00 

0 

ЫаР 


3,18 

4,34 

ЫаР + ЫаР • Ыа 2 50 4 


2,50 

8,62 



2,09 

9,58 

ЫаР • Ыа 2 80 4 


1,57 

11,60 



0,62 

18,11 



— 0,13 

32,80 

ЫаР • Ыа 2 50 4 + Ыа 2 50 4 


0 

32,96 

Ыа 2 80 4 

1 

| Авт . 



примечание. М. И. при 10, 15, 25 и 35°, М. П. при других температурах. 


* 8 *ь 331. 


48 


49 


Ыа - ||С1\ Вс' 


МаСІ— ИаВг—Н,0 


Ыа||Р', В 4 0" 

ЫаР — Ыа 2 В 4 Ѳ 7 — Н 2 0 

И. Г. Рысс, М. М. Слуцкая, Б. С. Витухновская, ДАН СССР, 78, № 2,288 (1951) 


На. 2 В 4 0,- 

Ыа г В 4 О т или . юн 2 0 


Твердая фаза 


ЫаР (ср. 2) 
ЫаР 


ИаР + Ыа 2 В 4 0 7 • ЮН 2 0 


Ыа 2 В 4 0 7 - ЮН 2 0 


N а 2 В 4 0 7 • 10Н 2 О (ср. 2) 


Иг, „амише МИ (+ 0,05°), т = ,і суток после предварительного выстаивания смеси 
от 2 недель до 3 месяцев при периодическом перемешивании. Анализ жидкой фазы: ИаР ос ' ажд е~ 
пием в виде СаР 2 в кислой среде, ИаАО,-титрованием щелочью после прибавления СаСІ 2 , инвер¬ 
тированного сахара и фенолфталеина. Анализ твердой фазы: М., 


ЫаІСІ', Вг' 

ЫаСІ — ЫаВг — Н 2 0 

Н. Воеке, 2. Кгу§1. ипсі Міпег., 45, 361 и 366 (1908) 


Жидкая фаза 


Твердая фаза 


Ж/1000Ж 

Н 2 0 


ЫаСІ I КаВг | СР | Вг' | КаСІ | №Вг ИаСІ | Н 2 0 | СІ' Вг' | 

25 2563 1,49 15,55 1,16 108,4 3,58 96,8 893 60,75 0,052 

$89 2І96 І5Л0 адОЮбіЗ 7,18 93,7 881 60,42 0,108 

23,90 4,64 14,50 3,60 103,1 11,4 90,05 874 60,17 0,298 
18,40 14,38 11,16 11,17 84,3 37,45 69,25 821 59,60 1,339 
10,98 28,33 6,66 22,00 55,8 81,7 40,55 727 57,29 4,26 
7,70 36,17 4,67 28,09 42,3 112,8 27,25 645 52,13 10,23 

6,15 39,46 3,73 30,64 34,8 127,0 21,55 618 48,17 15,73 

5,14 41,83 3,12 32,48 29,9 138,1 17,8 595 - — 

4 99 41 57 3,03 32,28 28,8 136,1 17,45 607 6,22 48,03 

3,53 43,51 2,14 33,79 20,5 143,8 12,5 609 3,66 51,90 

0 48,44 0 37,61 0 164,5 0 608 — 57,50 

45 22 93 6,57 13,91 5,10 100,2 16,31 86,1 858 60,30 0,486 

19І77 12,16 11,99 9,44 89,5 31,27 74,1 828 59,67 1,203 


формулы 


N3(0, Вг) 


N3(01, Вг) + На(С1,Вг). 
• 2Н 2 0 

Ыа(СІ, Вг) • 2НоО 

ЫаВг•2Н 2 0 
Ыа(СІ, Вг) 


Примечание. М. П. 


50 



вес. °,о мол. о/о МаСІ в сухом 

— остатке в р, с - °/о мол.°]о 

НаСІ | НаВг ЫаСІ | НаВг вес. °)о|мсл.о/ 0 НаС ‘ ЫаС ‘ 


-10 26,зо! 

21,98| 
17,43| ! 
16,74 : 
15,44 ! 
13,62 1 
12,52 1 
10,96 1 

іо.зз' ; 

9,32,; 


формулы 


N3 (СІ, Вг) 


4а (СІ, Вг)+ N а (Вг, СП - 211,0 
N3 (Вг, СІ) • 2Н 2 0 " 


I ' I Лет. I 

ладо 3—5* иДпД.т^ е ‘ „ Метод - медленная кристаллизация в эксикаторах, при котооой выпя- 
Авторы иашли° Л что отделение Л ЫяВг° Л А' ы " < : К0Т0 Р ЫХ случаях температура опытов отвечала 6°. 
«■"рта (99—ХООо/о) в качестве растаоритега В03М0ЖИ0 только при использовании метилового 

ЫаСІ — ЫаВг — Н 2 Ѳ 

■— Е ' Согпес > В- КІіщ, ВиІІ. Зое, сіііш. (4), 41, 1016 (1927) 


°С 2 } іоо г солей 
______ ИаСІ ЫаВг 

ІЙІ I 00 о 

§0 20 

!! : Г» 8 

I ' 5 Р 5 

Авт. I 


Твердая фаза 


ЫаСІ 

Ыа(СІ, Вг) 


Жидкая фаза 
(, °С в/100 г солей 
ИаСІ ЫаВг 


0 100 


Трердая фаза 


Ыа (СІ, Вг) 


ание. Определялись температуры кипения насыщенных растворов при Р —1 ата. 




Ыа'ЦСІ'. Вг' 


ЫаСІ—ЫаВг—Н,0 


N801 — ИаВг — Н 2 Ѳ 

Н. А. Шлезингер, Ф. П. Зоркин, Проблемы озера Эльтон, вып. 1, стр. 115 118, 
Сталинград, 1936 ______._ 

Жидкая фаза _ Твердая фаза _ 

.. . вес. о/о Л/ЮООЛШаО индексы , вес.»;» 

№ л о _;_—- -;—— формулы 

ЫаСІ 1 ЫаВг ЫаСІ I ЫаВг ЫаСІ Н 2 0 4 ЫаВг | Н,0 


ЫаВг I НоО 


формулы 


1 -18,5 

2 


Ыа (СІ, Вг).2Н,,0 


Иа (СІ, Вг) 


Ыа (Вг, СІ) 


Г 4 кН «І4 20,9 156,6 ІГГ7 563 1,538 - Ыа(Вг, С1)^+Ыа(Вг, СІ)- 

Гб 70 2б!з0 1: 7 76 1ІВ-І6 “& 9^ 11 М92 027 333 

» «’,о1 26І41 1І5,И 1М9 549 1,505 2334 4Л6 Ыа (Вг, СІ) 

Авт. I Авт. | 

Ппимечание Метод — изотермическое испарение (± 1,5° при і=*— 18,5°). При 70° данные 

( ?р е Ж 

циенты активности ЫаВг в смешанных кристаллах. 

ЫаСІ — N361 — Н 2 0 

Н А Власов, А. Г. Бергман, ДАН СССР, 38, № 5-6, 194-195(1943); Изв. 
СФХА АН СССР, 17, 319-320(1949) ___ 

Жидкая фаза 


луюоо Л1Н г О 


Твердая фаза 


«.? I I ж* т 8 «я 3 п 


Ыа (С1,Вг)-2Н а О+л5д 


ЫаСЬ2Н,0+л5д 

ЫаВг-5Н 2 0+л?д 


Ыа (СІ, Вг),2Н а 0+ЫаВг*8Н,0 


52 


388 




Ыа‘ || СІ'і Вг' 


ЫаСІ-ЫаВг— Н.,0 


Жидка* фаза 


Продолжение 


( о С вес. ЛГ/10Э0 М Н,0 


Твердая фаза 


ЫаСІ ЫаВг ЫаСІ ЫаВг 


ЫаСІ 

Ыа (СІ, Вг) 


N3(01, Вг) + Ыа (СІ, Вг)-2Н,0 
Ыа (СІ, Вг)-2Н : ,0 


ЫаВг-2Н 2 0 

Ыа (СІ, Вг) + Ыа (СІ, Вг)-2Н 2 0 
ЫаСІ 

Ыа (СІ, Вг) 


Ыа (СІ, Вг)4-Ыа(С1, Вг)-2ІІ,0 
Ыа (СІ, Вг)-2Н.О 

ЫаВг”-2Н а О 

ЫаСІ 

Ыа (СІ, Вг) 


Ыа (СІ, Вг) + Ыа (СІ, Вг)-21-1*0 
Ыа (СІ, Вг)-2Н*0 
ЫаВг-2Н,0 

Ыа (СІ, Вг) + Ыа (СІ, Вг)-2Н а 0 
Ыа (СІ, Вг) 


ЫаВг 

ЫаВг + ЫаВг-2Н,0 


Примечание. М. П. (±0,2° 
Данные при 50°-Ф. И. Васенина. 


пчле льда и ± 0,3-0,5° па полях кристаллизации солей), 



55 



ЫаСІ—Ыа.1—Н,0 


Ыа'ІІСГ, ]' 


ЫаСІ—Ыа.1—Н,О 




Ыа || С1'. .Г 


Продолжение 


і. °с 

Жидкая фаза 


вес. 

°|0 

а 

ЫаСІ 

ІШ 

75 

0,22 

74,49 

— 



0 

74,72 

— 


іоо 1 

28,05 

0 

— 



16,70 

22,18 

— 



7,05 

42,93 

— 



2,80 

55,50 

— 



0,78 

67,29 

— 



0,45 

72,63 

— 



0,45 

74,71 

— 



0 

75,14 

*— 



Аат. 

1 


Твердая фаэа 


ЫаСІ 


| Ыа.1 (ср. 3) 
N3] 

ЫаСІ 


N301 (ср. 3) 

Ыа.1 


Примечание. 


м 


. И. Двойные соли и твердые растворы не обнаружены. 


ЫаСІ — ЫаЛ — н 2 о 


А. Жданов, В. Адаменкова, ЖОХ, 18, вып. 2, 252 25 5 (1948) 


-_ 

Жидкая фаэа 

Тверда* фава 

і, "С 

вес. 

°|о 1 

МОЛ. 

°/о 

Л1/1000 г Н 2 0 

ЫаСІ | 

Ыа.1 

ЫаСІ 

Ыа.1 

ЫаСІ 

ГЫ 

---- 

0 

25 

26,40 

25,28 

24,48 

23,51 

22,35 

21,57 

19,88 

18,86 

17,64 

15.94 
14,38 

12.95 
9,62 
7,20 
5,72 
4,35 
3,26 
1,83 
0,74 

0 

26,45 

24,67 

23,44 

21,73 

21,57 

20,28 

19,76 

0 

2,10 

3,52 

5,33 

7,47 

9,61 

12,43 

14,71 

17.40 
20,65 
23,24 
28,28 
34,30 
39,98 
44,50 
48,08 
51,18 
56,37 
60,63 

61.40 

0 

3,36 

6,02 

9,25 

9,62 

12,42 

13,17 

9,95 

9,65 

9,43 

9,16 

8,83 

8,67 

8,13 

7,85 

7,49 

6,93 

6,36 

6,03 

4.69 

3.70 
3,10 
2,45 
1,90 
1,15 
0,49 

0 

9,97 

9,50 

9,19 

8.71 
8,67 
8,32 
8,14 

0 

0,31 

0,53 

0,81 

1,15 

1.51 

I, 98 

2.39 
2,88 
3,50 
4,01 
5,13 

6.52 
8,02 

9.39 
10,56 

II, 66 

13.77 

15.78 
16,03 

0 

0,50 

0,95 

1,44 

1,51 

1,99 

2,11 

6,14 

5,95 

5,82 

5.65 
5,45 
5,36 
5,02 
4,86 

4.65 
4,30 
3,94 
3,77 
2,93 
2,33 
1,97 
1,56 
1,22 
0,75 
0,33 

0 

6.15 
5,86 
5,68 
5,38 
5,36 

5.15 

1 5,04 

0 

0,19 

0,33 

0,50 

0,71 

0,93 

1,22 

1.48 
1,79 
2,17 

2.48 
3,21 
4,08 
5,05 
5,96 
6,74 

7.49 
8,99 
10,47 
10,61 

0 

0,31 

0,59 

0,89 

0,93 

1,23 

1,31 

ЫаСІ 

» 

у» 

» 

а 

п 

» 

»> 

а 

а 

в 

в 

ЫаСІ + ЫаЛ (ср. 4) 
ЫаЛ 

ЫаСІ 

а 

1 * 

а 

а 

К 


1 Ат , 



Продолжение 


і, ’С 

Жидкая фаза 1 

Твердая фаза 

вес. °|о 1 

МОЛ. 

°/о 

Ж/1000 г Н 2 0 I 

ЫаСІ | 

Ыа.1 

ЫаСІ | 

Ыа.1 

ЫаСІ | 

Ыа.1 

25 

18,12 

17,02 

7,70 

2,82 

4,78 

1,75 

ЫаС.1 


17,74 

17,53 

7,72 

2,97 

4,69 

1,81 

а 


16,34 

20,00 

7,08 

3,38 

4,39 

2,09 

а 


15,50 

21,90 

6,82 

3,75 

4,23 

2,33 

а 


15,08 

22,41 

6,65 

3,85 

4,13 

2.39 

у 


13,39 

26,35 

6,10 

4,68 

3,80 

2,92 



13,15 

27,13 

6,04 

4,86 

3,77 

3,03 

и 


12,41 

29,79 

5,86 

5,48 

3,67 

3,44 

У 


11,58 

30,07 

5,44 

5,51 

3,39 

3,44 

» 


11,66 

30,90 

5,55 

5,73 

3,47 

3,59 

У 


11,12 

31,23 

5,28 

5,78 

3,30 

3,61 

а 


9,79 

34,00 

4,76 

6,45 

2,98 

4,03 

а 


9,55 

35,74 

4,75 . 

6,93 

2,99 

4,36 

а 


8,04 

38,84 

4,11 

7,74 

2,59 

4,88 

а 


7,58. 

39,39 

3,88 

7,87 

2,44 

4,95 

.» 


6,23 

42,57 

3,29 

8,77 

2,08 

5,54 

а 


4,81 

46,21 

2,73 

10,23 

1,68 

6,29 

я • 


4,29 

47,40 

2,38 

10,28 

1,52 

6,54 

а 


3,78 

48,82 

2,14 

10,77 

1,36 

6,87 

а 


3,85 

49,14 

2,19 

10,90 

1,40 

6,97 

а 


2,90 

52,10 

1,71 

11,99 

1,10 

7,72 

у 

! 

2,26 

54,18 

1,37 

12,81 

0,89 

8,29 

» 


1,75 

56,08 

1,09 

13,62 

0,71 

8,87 

У 


1,30 

58,36 

0,84 

14,67 

0,55 

9,65 

У 


1,06 

60,21 

0,71 

15,62 

0,47 

10,37 

V 


0,80 

62,61 

0,55 

16,95 

0,37 

11,41 

а 


0,60 

63,12 

0,42 

17,20 

0,28 

11,60 

а 


0,62 

63,71 

0,44 

17,58 

0,30 

11,91 

„ 


ОДО 

64,40 

0,29 

17,96 

0,19 

12,20 

ЫаСІ + Ыа.1 (2Н..О) 


0 

64,72 

0 

18,05 

0 

12,23 

Ыа.1 (2Н 5 0) 

50 

26,90 

0 

10,18 

0 

6,29 

0 

ЫаСІ 


24,83 

3,71 

9,61 

0,56 

5,94 

0,35 

а 


22,62 

7,42 

8,95 

1,14 

5,53 

0,71 

а 


21,08 

10,92 

8,56 

1,73 

5,30 

1,07 

а 


18,78 

14,21 

7,76 

2,29 

4,79 

1,41 

а 


17,34 

18,74 

7,47 

3,15 

4,64 

1,96 

а 


15,61 

20,20 

6,73 

3,39 

4,16 

2,10 

а 


13,40 

24,19 

5,94 

4,18 

3,67 

2,58 

я 


8,49 

35,00 

4,13 

6,63 

2,57 

4,13 

» 


5,64 

44,30 

3,04 

9,31 

1,93 

5,90 

а 


2,94 

51,89 

1,74 

11,97 

1,П 

7,66 

а 


2,17 

53,48 

1,21 

12,49 

0,78 

8,04 

а 


1,67 

57,97 

1,07 

14,55 

0,71 

9,58 

а 


1,12 

60,10 

0,74 

15,57 

0,49 

10,34 

а 


0,96 

62,28 

0,66 

16,79 

0,45 

11,30 

а 


0,87 

63,83 

0,62 

17,72 

0,42 

12,06 

а 


0,55 

66,01 

0,41 

19,31 

0,28 

13,36 

>1 


0,32 

69,00 

0,25 

21,20 

0,18 

15,00 

ЫаСІ + Ыа.1 (ср. 4) 


0 

69,34 

0 

21,35 

0 

15,08 

Ыа.1 

75 

27,46 

0 

10,44 

0 

6,48 

0 

ЫаСІ 


Ат, 



5 $ 


57 



Ыа‘|| СІ', 30, 


N аСІ—Ыа а 80,—Н,0 


Продолжение 

Жидкая фаза _ 

(, °С вес. °Іо мол. о/о Ж/ШОО г Н 2 0 Твердая фаза 

_ ЫаСІ Ыаі ЙаСГ ЫаЛ ~ЙаС1 | Ыа~ 

75 23,39 6,15 9,19 0,94 5,68 0,58 

21,02 11,64 8,61 1,86 5,34 1,15 

18,51 17,23 7,91 2,87 4,93 1,79 

16,01 22,18 7,10 3,84 4,43 2,39 

13,78 27,00 6,36 4,86 3,98 3,04 

11,15 30,90 5,27 5,70 3,29 3,56 

9,62 34,89 4,73 6,69 2,97 4,19 

8,07 39,70 4,18 8,01 2,64 5,07 

6,85 42,24 3,63 8,73 2,30 5,53 

5 45 46,38 3,03 10,05 1,94 6,42 

4,36 49,26 2,50 11,02 1,61 7,08 

3,30 53,04 1,99 12,47 1,29 8,10 

2,43 55,68 1,52 13,55 0,99 8,86 

1,76 59,20 1,15 15,22 0,77 10,11 

0,94 66,89 0,71 19,83 0,50 13,87 

0,42 72,50 0,36 24,23 0,27 17,85 

0,23 74,50 0,21 26,08 0,16 19,66 

О 74,72 0 26,19 0 19,71 

Ант. 

Примечание. М. И. Анализ жидкой фазы: потенциометрическим титрованием. Анализ 
твердой фазы: М. О. Результаты обобщены в виде эмпирических уравнений второй степени. 

Ыа'|| СІ', 80"* 

N301 — № 2 80 4 — Н 2 0 

Ш. МеуегЬоНег, А. 8 аитк 1 ег 9 , 2. рііуз. СЬет., 28, 469—482 (1899) 


! 

№ : 

(, °с 

вес, 

. °іо ! 

Жидкая фаза 

1 Ж/1000 Л1 Н 2 0 I 

индексы 

Твердая фаза 



ИаСІ | 

На а 30 4 

2ЫаС1 | 

N3,80,1 

2ЫаС1 | 

н,о | 


1 

0 

26,3 

0 

55 

0 

100 

1820 

ИаСІ 

2 


22,5 

4,6 

47,5 

8 

85,6 

1800 

ЫаС1 + Ка 2 50 4 . ЮН.,О 

3 


0 

4,5 

0 

6 

0 

16670 

№ 2 50 4 - ЮН 2 0 

4 

4,4 

26,3 

0 

55 

0 

100 

1820 

N301 

5 

22,5 

5,4 

48 

9,5 

83,5 

1740 

N301+ N 32804 - ЮН 2 0 

6 


0 

5,9 

0 

8 

0 

12500 

N32504- ЮН 2 0 

7 

16,3 

26,3 

0 

55 

0 

100 

1820 

N301 

8 

22,3 

7,5 

49 

13,5 

78,4 

1600 

N801+ N 33804 - ЮН 2 0 
N3,504- ЮН 2 0 

9 


0 

13,0 

0 

19 

0 

5260 

10 

17,9 

22,18 

7,6 

48,70 

13,84 

77,87 

1599 ЫаСІ + N 3,504 + Ыа 2 50 4 ПОН. 

11 

25 

26,5 

0 

55,5 

0 

100 

1800 

N301 

12 


23,1 

6,9 

51 

12,5 

80,3 

1570 

N301+ N 33804 

13 


11,1 

20,5 

25 

38 

39,7 

1590 

N 33804 +N 32804 - ЮН 2 0 
N3,804 ■ ЮН 2 0 

14 


0 

21,9 

0 

35,5 

0 

2820 


і 1 1 

Примечание. М. 

| Авт. \ 

И. Для раствора 

№ ю а= 

= 1,2474. 



Политермические диаграммы растворимости и упругости пара насыщенных растворов в трой¬ 
ной системе (до 700°) см. М. И. Равич, Ф. Е. Боровая, Изв. СФХА АН СССР. 19, 69—81 (1949). 

Данные, полученные вйзуяльио-политермическям методом, см. А. Г. Бергман и Н. П. Лужиая, 
Физико-химические основы изучения и использования солянцх месторождений хлорид-сульфатного 
типа, стр. 69—83, изд. АН СССР. 1951, 

5д 



ЫаСІ—Ыа 2 $0 4 — Н,0 


Ю Ю Ю 

СОІ^С^С^гТ'ОСЧСООС^СЧСЛЮСОСОгТ'грСОгТ'СОСЛг^СОСЛ^н 

СМ(М(М^н-н^н^нОО-н(М(М(М(М(МСМО^О^(М-н^^СМ(М(^ 


смо(мюсосмососчсосос^^^смьсоазююьа)см^(>) 

'НіМОЮЬЮЮ-н (М О со со-н ь N Ю Ю ООСМЬТГ 

со ю со гчоюо со ю оьюью см ю 

05 о? аГ аГ со см" ^" ^" ° о со" аГ см" со со ^-Т аГ N о" —Г о о а> ьГ 

СО 00 00 СО СО 00 Г"- О 05 со СО N. 1^- СО СО СО со СО N. СО 

СО см N. со СО гТ 1 о СМ 05 05 О СО у-ч 05 I"- со Ю 05 см ю 
0_ СО ю СМ_ О 0_ О л »-н СО Ю 05_ СО Ю 0> « ©^ СМ СО О »-н со со 
со" ю іо ю ю ю со" со --Г о со ю о* со” со со со оГ і>Г еС аГ N см" см" со 


СМ со со ^ СМ О О тН СМ СМ N. О СО Ю СО СОЮ тИ Ю Т^05Г>- 

О л Ь. гТ 1 со со —< 00 со л со л іо 05 ^ п N. сб о т^05_05 со о см 

СМ* 1 05" со" со" со П*" со" о см" ^н" 05" 05" СО см" о" о" *-Г со" со" О оГ со" 05" 
Ю ГТ 1 ГТ 1 ТГ 1 со СМ --н ю Ю Ю ГТ 1 ГТ 1 ГТ 1 ГТ 1 ГТ 1 со СМ т*- СО 

Ь05СОСОО’-‘ЮЮ^н гТ | ЮЮ1>»’— 'СОСОі-нЮ0500Ю05т—і 

05 СО N. СО со I*- СМ Гр Г» 05 СМ со © со О тН Г- СО со Ю 05 і-< со 
СМ СМ СМ СМ СМ СМ со ^ СО СМ Ю со со 00 05 05 СО со О Ю СО 05 

о" о" о" о" о" о" о" о" о" О о" о" о" о" о" о" о" о" о" о" —Г 1 — Г о" о" о" 

N. т*< см со со О СО СМ ОЗОЗООІ'ОІ^^ОЮОЮ 0050 

со Ю СО N. 05 05 СМ 05 05 *— і СО 05 *— і і— < СО іО 00 *-0 СО СМ СО 

«НОЮСМ^ЮЮ^ ^ '■“і’-І 00 г^Г--^СМ_© л со N со 

Ю ТГ т*<" со" см" 1 -Г о" О ю" Ю ю" г^" т*Г тИ т*<" т*Г со" со" см" »-Г О со" 


ОС0О5Ю^С0О5 ч С0гТ | ю СО 05 СО О ^ т^СО О СО СО 

’-<ОС0Т^О0біОСМО"О ГГ -Г ^ о оо СО N С4 со Ю Ю ^ N -Г 
ГТ 1 гТ 1 со со СО со г*-СО 05 см N со 05 1 -< СМ со СМ СМ гТ 1 о со со со 


СМ о 05 СО Ю 05 т+ СО СО і— « СО 05 СО О СО 05_ СО 1 —с СО 05 см 
Сб^0с6^0"см"^0с0і-Гсосм00с0г^г^слг^05"і00 05"со"і0" 
05 СО N. О іО 05 тТ 1 о 05 СО N. N. СО СМ СОЮ СО N N СМ 

СМ СМ СМ СМ СМ СОСОСМСМСМСМСМСМСМ^н^н см см см 

Ю05т+ | Ю^05С0СМгТ | ^СОСОСО^ОігрЮСМСОСОСОі-нѵОСО 
N Ю со 1-н03 05^^-н N. N ^ СМ_ СОСО ^ О л со N ■'Т со СО 05 СО 

со" со" со" 05" О СМ со о" О*' СО ю" СО" со" Ю ^Г аГ 05" -ф 

СОГ»»-нСОСМЮОСО СОСООзООЮт^СО-нгчСОЮ см 1 —г СО 
^.СМ^^-нСОЮСОСМ, гТ 1 О со -н СО СМ^Ь. Ю осм^ 

со см" о" со" ю" 05" О ю" т*<" со" см" 1 -Г N со" со" о" N 05" 05 см" ^н" ю 

со со СО СМ СМ -- - 


ю" 05" о ІО* г^" со" см" 1-Г *—Т N со" со" о" I 
і-ч со со со СО СО со СМ СМ СМ СМ 1 


со Ю со ^ СО СО О СО СМСМОС0ОО5Г^^СОСОС0С0О5ЮО5 
С0_ СМ_ »-н »-н со »-н 00 со ^ ©, СМ ж Ю СМ Л ©_ »-н N ©^ Ю л 

со" со со СО со" со ю" СО © см" со со N ^ 05 О о" о" ©" см" N СО ^ о" 


N. со © ь- ю со © ^ СО © со см со см гр со СМ N. -н со 

СОЮг^СМСОО^-^СО 05 со 00 со О^ЮСО ^СМ^СОСМ^ СО л ^н 

т}-" со" см" N со" со со" о со г*Г см" см" см" оГ со со ю со" N о см" см" со 

СМ СМ СМ СМ ^ СМСМСМСМСМСМі-ні-ні— < 1 — іі-н СМ СМ 


14,15 14,62 19,86 20,52 177,6 183,5 3,060 1,301 30,60 26,02 54,04 1766 1,249 Ыа 2 50 4 + • 10Н,О 

13,51 15,31 — — 169,0 191,5 2,912 1,357 29,25 27,28 51,76 1768 (1,251) Иа 2 5 0 4 • ЮН.,О 

6,21 17,63 8,15 23,15 75,6 214.7 1,301 1,522 12,56 29,35 29,97 2386 1,218 



(. "С 


25 

27 


30 


Продолжение 


Жидка* фаза 


33 


вес. о; 0 

г/100 

г н 2 о 

| . ?}а 

1 М/л 

I ЛІ/1000 М Н,0 

ЫаСІ 

| N3,80. 

шсі 

N8,80, 

N301 

N8,80, 

КаСІ 

| N3,80 

2NаС1 

№ 2 30 

- 

2,12 


2,74 

26,57 

25,6 

248,7 


1.764 

4.29 

33,69 

0 

22,32 


28,74 

■ІІ 

271,4 

ІЙИ 

тт 

■{■і 

46 44 

22,79 

6,72 

32,33 

9,53 

282,2 

83,2 

4,861 

■ншп 

49,82 

ПБПЛ 

14,83 

13,77 


19,29 

184,6 

171,4 

3.180 

1,214 

32,01 

24 46 

14,05 

14,39 

19,64 

ЕШІ 

175,6 

179,7 

Ш 

1,274 

30І27 

25,50 

13,48 

15,24 

18,91 

21,39 

■Ші] 

191,2 

2,912 

1,355 

29,14 

27 13 

11,44 

17,62 

16,13 

24,83 

■ЕІЖІІ 

221,8 

2,480 

1.571 

24,85 

41 50 

5,90 

19,43 

7,90 

щтя 

72,8 


1,255 

■Ѵ7ІТ1 

12,17 

■Шіі 

3,99 

20,51 

5,29 

27,17 

49,1 

252,3 


1.788 

8.15 

34*45 

2,02 

21,87 

2,66 

28,73 

24,9 

269,0 


Ц; (у? 


36,43 

0 

23,72 

■н 

ЕІІ ІІ 


291,3 


№І ІЯ 


39,44 

22,92 

ЯШ 

32,43 

ВШ 

283,2 

79,1 

4.878 

мА яа 

49,98 

11,49 

14,79 

13,64 

ЕШЭ 

ди б 

■ШЭ 

169,7 

ЕшП 

пі ш 

31,84 

94 17 

13,20 

15,25 

18,44 

И щ 

164,8 

190,4 

2,839 

И 

28,42 

шпті 

11,13 

17,79 

15,65 

ди 8? 

139,9 

223,7 

2.411 

1І586 

24.12 

31 73 

8,69 

■аиі 

12,36 

29,87 

ШШІ 

шт 

шт 

1.891 

Юля 

47 88 

7,46 

22,24 

10,61 

31,64 

95,2 

283,9 

1,640 

шя 

16,35 

Ищп 

5,50 

ЕвШ 

7,91 

35,96 


322,5 

1,221 

2,287 

12Д9 



25,68 

5,61 

ЁШІ 




2,337 

8,65 

46,28 

1,75 

27,18 

2,45 

38,25 

22,3 

348,4 


2.469 

3.78 

48,50 

0 

28,42 

0 

вша 


364,1 


ІвІаЖІІ 

ИЛИ 

50 34 

25,29 


34,77 

2,75 


24,1 

5.261 


53,58 

349 

24,52 

3,34 

33,99 

4,63 

298,4 

40,7 



52.38 

5 87 

23,19 

6,18 

32,84 

8,76 

286,2 

76,4 


Іідаіі 


11Д1 

15,77 

12,13 

21,87 

16,83 

194,5 

153,1 

3,351 


КІнгІіі 

21,34 

8,58 

шт 

12,14 

29,32 

ІШэ 

262,1 

1.871 

1.858 

18І71 

47 18 

2,38 

29,17| 

3,47 

42,61 

31.1 

381,7 



5,45 

шшж 

1,79 


2,64 

ЕШ 




ККІІІІ1 


55 91 1 

1,35 

30,69 

1,99 

45,16 



0,308 

Ц 

1 

ШЯ 


2^С1 


н 2 о 


Тверда* фаза 


11,13 

0 

80.46 
56,68 
54,28 
51,80 

44.12 

26.95 

19.13 

10,12 

О 

81,30 

56,84 

51,27 

43,18 

33.46 

28.95 
21,09 
15,75 
7,23 
О 

93,88 

89,92 

82,00 

61,23 

33,48 

9,01 

6,78 

5,08 


2638 

2744 

1615 

1771 

1793 

1777 

1775 

2214 

2347 

2467 

2535 

1627 

1785 

1804 

1791 

1756 

1771 

1730 

1820 

1913 

1986 

1752 

1717 

1620 

1817 

1789 

1684 

1667 

1658 


1,212 

1,216 

1,238 

1,245 

1,249 

1,253 

1,259 

1.235 
1,230 
1,230 
1,228 

1.236 
1,244 
1,249 
1,258 
1,270 
1,276 
1,290 
1,284 
1,282 
1,281 
1,208 
1,217 
1,234 

1.237 
1,265 
1,309 
1,315 
1,318 


N32504 • 10Н 2 О 

N801 + На 2 50 4 
Ма 2 50 4 


N3,504- 10Н,О 


N 301 + N33804 
N 33804 


Ма 2 80 4 • 10Н 2 О 


N301 

N301 + Ш 2 804 
N 33804 



35 


0,83 

і 31,47 

1,22 

46,49 

10,9 

416,4 

0,188 

2,951 

1,88 

58,95 

0 

32,65 

0 

48,48 

0 

433,8 

0 

3,075 

0 

61,47 

26,27 

0 

35,63 

0 

313,4 

0 

5,399 

0 

54,91 

0 

22,78 

5,91 

31,91 

8,28 

284,7 

73,9 

4,905 

0,524 

49,17 

10,50 

13,56 

14,25 

18,78 

19,74 

167,8 

176,4 

2,891 

1,250 

28.94 

25,04 

9,70 

18,78 

13,57 

26,26 

121,9 

235,9 

2,099 

1,711 

20,91 

33,30 

1,47 

29,99 

2,14 

43,75 

19,3 

393,9 

0,333 

2,792 

3,30 

55,49 

0 

32,40 

0 

47,94 

0 

428,9 

0 

3,040 

0 

60,80 



Авт. 




3,09 

О 

100 
82,40 
53,61 
38,57 
5,61 
О 


1644 
1627 
1821 
1676 
1853 
1845 
1701 

1645 


1.323 
1,329 
1,193 
1,231 
1,238 
1,256 
1,314 

1.324 

Авт. 


>іа 2 304 

N301 

N 83804 


Примечание. М. И. т = 18—24 час. 

N301—N 82804 —н 2 о 

С. Магіе, Е. Ма^иі», 2. рЬуз. СЪет., 45, 570 (1903); Сотрі. гепй., 136, 685 (1903) 


і, “С 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. «Іо 

мі 1000 м н*о 

индексы 

N801 

N8,30. 

2№С1 

N3^0. 

2№С1 

н 2 о 

14,8 

23,30 

5,71 

50,58 

10,21 

83,22 

1645 

ЫаСІ 

17,9 

23,33 

5,71 

50,66 

10,21 

83,24 

1643 

в 

24,85 

23,45 

5,70 

51,00 

10,21 

83,33 

1634 

в 

25,60 

23,48 

5,70 

51,09 

10,21 

83,34 

1631 

» 

27,75 

23,52 

5,70 

51,21 

10,21 

83,38 

1628 

» 

32,18 

23,55 

5,70 

51,29 

10,21 

83,38 

1626 

в 

34,28 

23,68 

5,69 

51,66 

10,21 

83,48 

1618 

в 


Авт. 





* 


_ Приме 

2 7,45»|о №,80.. 


чание. М. И. (±0,03°). т = 2—3 суток (с периодическим перемешиванием). КаСІ, взятый в избытке, растворялся в растворе 


















































Сатегоп, Л. М. Веіі, V. О. ЕоЫпзоп, Л. РЬуз. СЬет., 11, 401—402 (1907) 


Ыа‘ || СГ, ЙО, 


ЫаС1~Ыа 2 80 4 —Н 2 0 


Ыа'ІІСГ, 80, 


ЫаСІ— Ыа,80 4 —Н 3 а 




іД іД 
(М м 


а 

са 

2 


О 

сл 

са ^ 

хО 

Г «з 

б 2 


К 

о 

• с» 

О о 

С/У-« 

я , 

к са — 

2 0 

+ СЛ С 4 

са 


С'І^СІф^СО'-'СО’-нСЛЮіМгніОЮгнОС^О^СОО 

ОгнсоО(МОЮ!^сос^^і-і^.ооі>.ОіОЮО)^сО 

0<ігнсОСО^^^^^^ЮЮСОіМ^гнгнОінгн 

смсмсмсмсмсмсмсмсмсмсмсмсмсмсмсмсмсмсмсмсм 


Б 

«о 


со 

00 


©СМ 05 05 СМ 
со Ю I Г- 05 Ю 

І-* со | ю ю со 


3 Ь> I 05 СМ 05 I 1-0 ' 

« Ь> I N0^ | со Ю 
- « см см см см 


см см 

1-н СО 

со ь. 
см см 


о 

о" 

о 


ю 

юо 
см" со" 

05 00 


О 05 05 
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N801—N 82804 —Н 2 0 

Е. В. Бирон, С. 11. Мальчевский, ЖРФХО, ч. хим., 11, вып. 9, 1622 (1908) 



Жидкая фаза | 


Л °с 

вес 

. °'о 

а/іОО а Н 2 0 | 

М! 000 М Н а О I 

| индексы | 

Твердая фаза 


і\а.Ы I 

N3,804 

N301 | 

|Ыа 80*1 

1 2NаС1 | 

Ыа 2 80 4 | 

: 2NаС1 | 

н 2 о 


24.75 

26.75 
28,95 
29,05 
32,45 

14,48 

11,42 

7,46 

7,30 

0 

14,52 

17,89 

22,79 

23,00 

33,15 

20,39 

16,15 

10,70 

10,47 

0 

20,45 

25,31 

32,68 

33,00 

49,59 

31,42 

24,89 

16,49 

16,13 

0 

25,93 

32,10 

41,44 

41,85 

62,89 

54,79 

43,67 

28,47 

27,82 

0 

1744 

1755 

1726 

1725 

1590 

Nа 2 ЗО 4 + Nа 2 8О 4 •10Н. ! О 




| Автп. 







Примечание. М. П. 


N801—№ 2 80 4 —Н 2 0 

Р. ЗсЬгеіпетакегз, АУ. йе Вааі, 2. рЬуз. Сйет., 67, 554—558 (1909); АгсЫѵез 
Ыёегіапйаізез зс. ех. паі. (2), 15, 83 и 87—88 (1911); Ргос. Коу. Ас. 5сі. Атзі., 
13, 1163 (1911) 


1. °С 

Жидкая фаза | 

Твердая фаза 

вес, 

■ °І0 

М/1000 М Н..О 1 

і индексы | 

N301 | 

Ыа.,80 4 

2ШС1 | 

N3,80* | 

2ЫаС1 | 

н 2 о | 

15 

26,3 

0 

55,00 

0 

100 

1818 

ЫаСІ 


25,21 

2,26 

53,56 

3,95 

93,13 

1739 

„ 


(23,39) 

(5,64) 

(50,79) 

(10,08) 

(83,44) 

(1643) 

^01+Ыа 2 3 0 4 -10Н 2 0 


21,03 

5,26 

43,97 

9,05 

82,93 

1886 

Ка 2 8О4*І0Н.,О 


15,97 

5,23 

31,23 

8,42 

78,77 

2522 

„ 


11,51 

5,87 

21,47 

, 9,0І 

70,43 

3281 

„ 


5,42 

7,86 

9,63 

11,50 

45,58 

4733 

„ 


0 

11,5 

0 

16,48 

0 

6068 

„ 

25 

22,85 

6,85 

50,09 

12,36 

80,21 

1601 

NаС1+Nа^80 4 


13,78 

15,22 

29,91 

27,19 

52,38 

1751 

Ма г 80 4 +Ка,80 4 .ЮН 2 1 

35 

23,44 

6,14 

51,29 

11,06 

82,26 

1604 

КаС1+^а 2 80 4 


[ Авт. 

і 






Примечание. М. И. 


№С 1 —№ 2 80 4 —Н 2 0 

\Ѵ. Віазйаіе, Л. Іпй. Епц. Сйет., 10, 345—347 (1918) 






Жидкая фаза 





/, °с 

вес. 

°і о 1 

г /100 2 Н 2 0 

АІ/іООО М Н 2 0 

индексы 


Твердая фаза 


1 N801 |Ка 2 80 4 | 

N801 

|Ка*80* 

2ИаС1 |1ча г 80 4 

2ШС1 

1 Н 2 0 



0 

25,90 

0 

34,95 

1 0 

53,84 

0 

100 

1857 

1,206 

N301 


25,32 

1,25 

34,48 1 

1,70 

53,28 

2,32 

95,83 

1799 

1,185 

КаСН^а 2 8О 4 *10І1. 1 О 


0 

4,41 

0 і 

4,62 

0 і 

5,85 

0 

17094 

1,043 

Nа 2 8О 4 •10гі.,О 

25 

26,27 

0 

36,63 

0 

54,90 і 

0 

100 

1821 

1,199 

ЫаСІ 


22,65 

6,91 

32,16 

9,81 

49,56 1 

12,44 

79,94 

1613 

1,239 

НаС1+Ыа 2 80 4 


13,40 

15,43 

18,82 

21,68 

29,00 

27,5 

51,33 

1770 

1,243 

^.,80 4 4^а,80 4 -10Н„0 


0 

21,83 

0 

27,93 

0 

35,41 

0 

2824 

1,212 

Ыа 2 8О 4 -10Н.,О 

50 

26,74 

0 

36,50 

0 

56,24 

0 

100 

1778 

1,188 

ИаСІ 


23,89 

5,20 

33,70 

7,34 

51,93 

9,26 

84,87 

1634 

1,223 

НаС1+Ыа 2 80 4 


0 

30,91 

0 

44,84 

0 

56,86 

0 

1759 

1,301 

Иа 2 80 4 

75 

27,40 

0 

37,75 

0 

58,17 

0 

100 

1719 

1,183 

ИаСІ 


24,95 

4,69 

35,46 

6,67 

54,64 

8,48 

86,57 

1584 

1,210 

^СІ+Ыа.ЗО, 


0 

30,27 

0 

43,41 

0 

55,03 

0 

1817 

1,286 

Ыа,30 4 

100 

28,26 

0 

39,40 

0 

60,81 

0 

100 

1644 

1,175 

N801 


25,57 

4,48 

36,56 

6,41 

56,33 

8,12 

87,40 

1552 

1,204 

1МаС1+Ыа 2 30 4 


0 

29,42 

0 

41,68 

Ав 

0 1 

т. 

52,86 

0 

1892 

1,264 

Авт. 

Ыа.,30 4 


% 


СМСОт*«ЮСО1-»00О5©т— іСМСО^ЮСОІ^.00050^ 


Примечание. М. И. (от ±0,2° при 25—50° до ±1° при 75—100°). г = 1-5 суток. 
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63 



Иа’ЦС1'. 80, 


ЫаС1-Ыа а 30 4 Н «0 


На' || СГ, 80, 


ЫаСі ~-На 2 30 4 —] 1 а О 


1 


№С1-№ 2 80 4 —Н 2 0 


Н. С. Курнаков, С. Ф. Жемчужный, Изв. ИФХА, 1, вып. 7, 199 (1919); 
ЖРФХО, ч. хим., 51, вып. 1—2, 15 (1919); 2. апог^. СЬет., 140, 155 (1924); 
Карабугаз и его промышленное значение, стр. 355, 1930 


1 , °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. о'о 

Ж /1000 м Н 2 0 

индексы 

ЫаСі 

Ыа 2 30 4 

2ЫаСі 

N8,80. 

2ЫаСІ 

н 2 о 

0 

26,30 

0 

54,9 

0 

100 

1822 

ЫаСІ 


25,67 

1,18 

54,0 

2,0 

96,4 

1786 

ЫаС1+Ка 2 8 0 4 - ЮН., О 


0 

4,73 

0 

6,3 

0 

15870 

№ 2 50 4 ■ ЮН.р 

25 

26,51 

0 

55,5 

0 

100 

1802 

N301 


24,62 

3,30 

52,6 

5,8 

90,1 

1712 

V 


23,81 

5,12 

52,2 

10,3 

83,5 

1600 

0 


23,14 

6,85 

50,9 

12,4 

80,4 

1580 

№С1+№ 2 50 4 


15,14 

14,16 

33,0 

25,4 

56,5 

1712 

Ыа 2 80 4 


14,40 

15,03 

31,4 

26,9 

53,8 

1715 

№г,.30,г|-№,.504- ЮН,0 


12,79 

15,61 

27,5 

27,6 

49,9 

1815 

№ 2 50 4 • 10Н 2 О 


0 

21,87 

0 

35,5 

0 

2815 

0 



Авт. 






Примечание. М. И. (±0,05—0,Г). •5=1—2 и более суток. 


N801—№ 2 80 4 —Н 2 0 


8 Таке^аті, Л. Токуо СЬет. Зое., 41, 831—868 (1920); Мет. Соіі. Зек, Куоіо 
Ітр. ШІѵ., 4, 317—342 (1921) 


1 , °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. °іо 

Ж/1000 М Н.О 

индексы 

ЫаС) 

Ка,80 4 

2ЫаО 

N3*80. 

2ЫаС1 

н,о 

25 

26,49 

0 

55,53 

0 

100 

1801 

ЫаСі 


24,57 

3,00 

52,27 

5,25 

90,87 

1739 

V 


22,98 

6,80 

50,43 

12,28 

80,42 

1595 

ЫаС1+На 2 5С>4 


20,47 

8,60 

44,47 

15,38 

74,30 

1671 



18,95 

10,12 

41,17 

18,10 

69,46 

1687 

0 


13,06 

15,60 

28,21 

27,73 

50,43 

1788 

0 


13,61 

15,18 

29,45 

27,04 

52,13 

1770 

Ш.,ЬО 4 -1-Ма25 0 4 * ЮНцО 


9,74 

15,65 

20,12 

26,60 

43,07 

2140 

N 32804 ' юн 2 о 


4,21 

18,25 

8,37 

29,85 

21,90 

2616 

» 


0 

21,54 

0 

34,82 

0 

2872 

0 


Авт. 







Примечание. Заимствовано иа справочника ЗеМеП’а, стр. 1423, 1928. 


64 


№С1—№ 2 80 4 —Н 2 0 

А. СЬ. ВДѵеіІ, Л. СЬет. 5ос„ 121—122, 383—391 (1922) 


1. °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. «о 

Ж/1000 М Н,0 

индексы 

< 

ЫаСі 

Ыа.ЗО, 

гыасі 

Ыа 2 30 4 

2ЫаС1 

н 2 о 

0 

25,6 

1,4 

54,0 

2,4 

95,7 

1770 

1,213 

ШСН-№ 2 504- ЮН., О 


10,7 

1,5 

18,8 

2,2 

89,7 

4775 

1,094 

N 82804 . ЮН 2 0 ' 

25 

22,4 

6,9 

48,8 

12,4 

79,8 

1635 

1,239 

№С1+№ 2 50 4 


18,2 

10,6 

39,4 

18,9 

67,6 

1715 

1,241 

N 33804 


14,0 

15,2 

30,5 

27,2 

52,8 

1730 

1 1,250 

^і,804-|-№ 2 5 0 4 • ЮН 2 0 


6,2 

17,6 

12,5 

29,3 

30,0 

2390 

1,218 

№ 2 50 4 • ЮН 2 0 


2,1 

20,5 

4,2 

33,6 

11,1 

2645 

1,212 



0 

1 21,9 

0 

35,5 

0 

2810 

1,216 


40 

23,6 

' 6,1 

51,7 

11,0 

82,5 

1595 

1,230 

ШС1+!Ча.,50 4 

60 

24,6 

5,2 

54,0 

9,4 

85,2 

1580 

1,216 


80 

25,3 

5,0 

55,9 

9,1 

86,0 

1540 

— 

„ » 


Авт. 





Авт. 



Примечание. М. И. (±0,1° при 0° и ±0,02° при 25- 80°). т от 8 час. при 0° до 18-36 
час. при 25—80°. Анализ жидкой фазы: С1'— титрованием, 80^— в виде На30 4 . Анализ твердой 
фазы: хим. 


N801—N83804— н 2 о 


А. Л. РеШп§, Л. ЗоиіЬ Аігісап СЬет. Іпз(„ 8 , № 1, 3—4 (1925) 


/, °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. о; 0 

Ж/1000 м Н 2 0 

индексы 

ЫаСі 

N8,804 

2ИаСі 

Ыа,30 4 

2ЫаСі 

н 2 о 

0 

19,6 

1,11 

38,09 

1,78 

95,54 

2508 

№„50 4 • 10Н..О 


14,2 

1,22 

25,87 

1,83 

93,39 

3610 


94,5 

27,96 

0 

59,81 

0 

100 

1672 

N301 


27,15 

2,43 

59,41 

4,38 

93,13 

1568 



25,8 

4,42 

56,98 

8,03 

87,65 

1538 

№С1+ІХа 2 50 4 


16,8 

9,82 

35,28 

16,97 

67,52 

1914 

Ыа 2 30 4 


15,56 

10,8 

32,56 

18,60 

63,64 

1955 



2,32 

26,3 

5,01 

46,73 

9,68 

1933 



0 

30,25 

0 

55,01 

0 

1818 

» 


Авт. 







Примечание. М. И. Анализ твердой фазы: М. О. 


5 Зак. 331. 05 


ь 


ЫаСІ—Ыа.,80,—Н„6 


Ыа'ІІСІ', 80, 


ЫаСІ—Ыа 2 80,—Н 2 0 


Ыа* || С1', 80." 


ШС!—Ка 2 80 4 —Н 2 0 


В. Роійаг, СаНсЬе, 7, 391 (1925) 


76 

Л °с 

вес. 


Жидкая фаза 

ж/іооож н 2 о 

индексы 

Твердая фаза 

ЫаСІ 

Ыа 2 3 О* 

2ЫаС1 

Ыа 2 80 2 

2ИаСІ 

н г о 

1 

0 

24,62 

1,05 

51,05 

1,8 

96,59 

1892 

Ыа 2 50 4 • ЮН 2 0 

2 

10 

24,02 

3,28 

50,9 

5,72 

89,90 

1766 

0 

3 

19,3 

21,85 

7,62 

47,75 

13,7 

77,71 

1627 

ЫаСН-№ 2 50 4 

4 

30 

22,58 

6,28 

48,9 

11,2 

81,36 

1664 

0 » 

5 

40 

23,59 

5,62 

51,36 

10,06 

83,62 

1628 

0 9 

6 

50 

23,58 

5,13 

50,97 

9,13 

84,81 

1664 

9 9 

7 

60,5 

23,77 

4,93 

51,39 

8,78 

85,41 

1662 

9 9 

8 

70,5 

24,27 

4,67 

52,63 

8,34 

86,32 

1640 

9 9 

9 

80 

24,58 

4,56 

53,44 

8.15 

86,77 

1624 

9 9 

10 

90 

25,67 

4,28 

56,47 

7,76 

87,92 

1557 

9 9 





Авт. 





Примечание. Заимствовано из таблиц П’Лпь'а, стр. 98—102, 1933. Концентрации солей 
в № 3—10 занижены. 


КаСІ—Ка 2 80 4 —Н 2 0 

Р. Ыогіоп, Л. Лоііпдіоп, Ат. Л. 8с1. (5), 12, № 72, 478 (1926) 


1, °С 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 


вес. 

О/о 

Ж/1000 г Н г О 

ж/юоо ж н 2 о 

индексы 


ЫаСІ 

Ыа 2 8 04 

2ЫаС1 

Ыа 2 504 

2ШС1 

Ыа 2 80, 

2Ь т аС1 

н 2 о 



17,98 

22,45 

7,81 

5,51 

0,788 

49,6 

14,2 

77,7 

1565 

1Ча 2 50 4 - 10Н 2 О+Ыа 

2 30 4 

18,41 

22,0 

8,10 

5,38 

0,816 

48,4 

14,7 

76,7 

1585 

» 

» 

21,00 

19,45 

10,0 

4,72 

1,00 

42,5 

18,0 

70,2 

1650 

9 

V 

2і’б8 

18,4 

11,1 

4,46 

1,11 

40,2 

20,0 

66,8 

1660 

9 

V 

22,56 

17,4 

12,3 

4,24 

1,23 

38,2 

22,1 

63,3 

1655 

О 

0 

23,48 

16,25 

13,1 

3,93 

1,31 

35,4 

23,6 

60,0 

1695 

9 

0 

23,96 

15,7 

13,4 

3,79 

1,33 

34,1 

23,9 

58,7 

1720 

9 

0 

25,00 

14,2 

14,8 

3,42 

1,47 

30,8 

26,5 

53,8 

1745 

а 

0 

25,50 

13,65 

15,7 

3,30 

1,56 

29,7 

28,1 

51,4 

1730 

9 

0 

25,90 

27,38 

12,8 

10,45 

16,4 

19,3 

3,09 

2,55 

1,63 

1,94 

27,8 

23,0 

29,4 

34,9 

48.6 

39.6 

1750 

1725 

9 

9 

0 

0 

29,02 

7,3 

23,4 

1,80 

2,38 

16,2 

42,9 

27,4 

1690 

9 

0 

30,00 

5,7 

25,2 

1,41 

2,57 

12,7 

46,3 

21,5 

1695 

и 

0 

32,38 

0 

33,6 

0 

3,56 

0 

64,1 

0 

1560 

9 

0 




Авт. 








П о и и е ч а ИИ е. М. И. (± 0,02°). г > 1 часа. Анализ жидксй фазы: на ЫаСІ (титрованием 
раствором АкЫОз) и сухой остаток, Ыа 2 80,-по разности. Авторы приводят также (стр. 467-470) 
упругости паров насыщенных растворов той же системы. 
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а Продолжение 


1, °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. 

°;о 

г/100 г 

н 2 о 

ж/іооож н 2 о 

индексы 

а 

ЫаСІ 

Ыа 2 80 4 

N301 

N3.50, 

2ЫаС1 

Ка,80, 

2ЫаС1 

н 2 о 

10,2 

26,3 

0 

35,70 

I 

о 1 

! 

55,0 

0 

100 

1820 


ЫаСІ 


24,3 

3,39 

33,6 

4,72 

51,8 

5,99 

89,6 

1730 

1,224 

ЫаС1+Ыа 2 80 г 10Н 2 О 


17,2 

3,26 

21,6 

4,10 

33,3 

5,20 

86,5 

2600 

1,159 

N3,804- ЮН 2 0 


8,78 

4,07 

10,08 

4,67 

15,55 

5,92 

72,4 

4660 

1,102 

» 


0 

8,42 

0 

9,20 

0 

11,66 

0 

8575 

— 

» 

15 

26,36 

0 

35,77 

0 

55,12 

0 

100 

1815 

— 

ЫаСІ 


23,2 

5,41 

32,6 

7,60 

50,2 

9,64 

83,9 

1670 

1,236 

№С1+№ 2 50 4 • ЮН,0 


0 

11,97 

0 

13,6 

0 

17,2 

0 

5795 

— 

№ 2 50 4 - ЮН,0 

17,5 

26,4 

0 

35,8 

0 

55,2 

0 

100 

1815 

— 

N301 


22,3 

7,31 

31,8 

10,4 

49,0 

13,2 

78,8 

1610 

1,247 

№С1+Ш 2 50 4 • ЮН г О 


16,9 

6,80 

22,2 

8.91 

34,2 

11,30 

75,2 

2195 

1,190 

N85804 • 10Н 2 О 


8,12 

8,51 

9,74 

10.20 

15,0 

12,94 

53,7 

3580 

1,339 



0 

13,8 

0 

16,0 

0 

20,3 

0 

4925 

— 

»• 

17,9 

22,3 

7,57 

31,8 

10,9 

49,0 

13,8 

78,0 

1590 

— 

№С1+№ 2 50 4 +№ 2 5О 4 - 10Н 2 О 

20 

26,4 

0 

35,9 

0 

55,3 

0 

100 

1810 

— 

ЫаСІ 


24,5 

3,63 

34,0 

5,04 

52,4 

6,39 

89,1 

1700 

1,222 

» 


22,5 

7,36 

32,0 

10,53 

49,3 

13,35 

78,7 

1595 

1,246 

^С1+№,50 4 


20,4 

9,16 

28,9 

13,00 

44,5 

16,5 

73,0 

1640 

1,245 

№,50 4 +№ 2 50’ 4 • ЮН 2 0 


13,7 

8,76 

17,7 

11,3 

27,3 

14,3 

65,5 

2405 

1,187 

N а 2 80 4 • ЮН 2 0 


7,91 

10,59 

9,69 

13,0 

14,9 

16,5 

47,5 

3185 

1,158 

» 


0 

16,2 

0 

19,3 

0 

24,5 

0 

4085 

1,151 

» 

25 

26,6 

0 

36,2 

0 

55,8 

0 

100 

1795 

1,198 

N301 


24,6 

3,35 

34,2 

4,65 

52,7 

5,90 

89,9 

1705 

1,216 

» 


22,65 

7,06 

32,3 

10,05 

49,8 

12,75 

79,6 

1600 

1,241 

№С1+№ 2 50 4 


18,4 

10,4 

25,8 

14,6 

39,7 

18,5 

68,2 

1715 

1,239 

N а 2 80 4 



1 14,50 

1 

1 14,50 

20,3 

20,4 

31,3 

25,9 

54,7 

1750 


На 2 50 4 +^.,50 4 . ЮН..О 


7,66 

і 16,0 

1 10,03 

20,9 

15,45 

26,5 

36,8 

2385 

1,207 

N3,804- ЮН 2 0 


0 

21,7 

1 0 

27,8 

0 

35,2 

0 

2835 

1,206 


30 

22,95 

6,68 

32,7 

9,50 

50,4 

12,05 

80,7 

1670 

1,237 

КаС1+№ 2 50 4 


18,0 

9,70 

24,8 

13,4 

38,2 

17,0 

69,2 

1810 

— 

N3,504 


12,2 

16,2 

17,0 

22,7 

26,2 

28,8 

47,6 

1820 

— 



5,68 

25,0 

8,20 

36,0 

12,65 

45,6 

21,7 

1715 

1,291 

Ыа 2 504+№,50 4 . ЮН,0 


3,35 

26,0 

4,75 

36,8 

7,32 

46,7 

13,5 

1850 

1,283 

Ш 2 30 4 - ЮН,0 


0 

29,0 

0 

40,9 

0 

51,9 

0 

1930 

1,284 


50 

26,9 

0 

36,8 

0 

56,7 

0 

100 

1765 

1,185 

КаСІ 


25,4 

2,56 

35,4 

3,56 

54,5 

4,51 

92.3 

1695 

1,203 



24,1 

5,55 

34,25 

7,88 

52,8 

9,83 

84.3 

1595 

1,222 

№С1+№,50 4 


16,1 

11,3 

22,2 

15,5 

34,2 

19,6 

63,5 

1855 

1,216 

N3,504“ 


7,85 

20,8 

11,0 

29,2 

16,9 

37,0 

31,4 

1855 

1,247 



0 

31,8 

0 

46,6 

0 

59,1 

0 

1690 

1,301 


75 

27,4 

0 

37,8 

0 

58,2 

0 

100 

1715 

1,17) 

N301 


26,4 

2,14 

36,9 

3,00 

56,8 

3,80 

93,7 

1650 

1,189 



25,25 

4,95 

36,15 

7,10 

55,7 

9,00 

86,1 

1545 

1,207 

Ка01+^,5О 4 


16,5 

10,2 

22,5 

14,0 

34,7 

17,7 

66,1 

1905 

— 

N1.504 


7,76 

19,7 

10,7 

27,2 

16,5 

34,5 

32,3 

1960 

— 



0 

30,3 

0 

43,5 

0 

55,2 

0 

1815 

1,270 

! ѵ 

100 

28,0 

0 

39,0 

0 

60,1 

0 

100 

1665 

1,164 

N301 


27,2 

1,84 

38,3 

2,60 

59,0 

3,30 

94,7 

1605 

1,177 



25,9 

4,51 

37,35 

6,50 

57,5 

8,24 

87,5 

1520 

1,194 

ШС|+^„50 4 


18,4 

8,75 

25,2 

12,0 

38,8 

15,2 

71.8 

1850 

— 

N3,504 


7,67 

18,6 

10,4 

25,2 

16,0 

32,0 

33,4 

2085 

_ 



0 

29,7 

0 

42,3 

0 

53,6 

0 

1865 

1,250 


105 

28,3 

0 

39,4 

0 

60,7 

0 

100 

1645 

1,162 

N301 

109,1 

26,1 

4,44 

37,6 

6,40 

57,9 

8,12 

87,7 

1515 

— 

^СН^а 2 50 4 

26,4 

5,01 

37,8 

6,30 

58,2 

7,99 

87,9 

1510 

— 



Авт. 





Авт. 



3 Примечание. М. И. (+ 0,5—0,2°). 


г 

6; 


о 


СЛ 

О 


г; 

га 

Г, 


Я 

йі 

*сл 

О 


Я 

О 


Ыа' ЦСГ.50," __ ЫаСІ— Ыа^50|—Н-0 




N«'1101', 50, 


N801—№ 2 30.—Н 2 0 


N3 || СГ, 30,' 


ЫаСІ— № 2 30,—Н,0 


ИаС!—\а 2 80 4 —Н 2 0 

В. П. Ильинский, А. Ф. Сагайдачный, ЖРФХО, ч. хим., 61, вып. 10, 1957— 
1970 (1929) 





Жидкая фаза 




і, °С 

вес. »|о 

м/ітм н 2 о 

индексы 

Твердая фаза 


N801 

N8230, 

2№С1 

N3,80, 

2№С1 

н 2 о 


—8 

24,8 

0,56 

1 

51,20 

0,95 

98,2 

1918 

№СІ • 2Н,0 + N3,504 • ЮН 2 0 
Ыа 2 504- 10Н 2 О 

N 3 , 504 .10Н 2 О+ лёд 

N301 • 2Н,0 + N8,504 • ЮН, О 


16,72 

0,60 

31,16 

0,92 

97,1 

3117 


11,32 

0,65 

19,82 

0,94 

95,5 

4817 

—5 

25,06 

0,71 

52,03 

1,21 

97,7 

1878 


17,05 

0,74 

31,96 

1,14 

96,5 

3021 

№ 2 504-10Н 2 0 


12,37 

0,75 

21,94 

1,09 

95,3 

4342 

В 


7,60 

0,93 

12,80 

1,29 

90,8 

7097 

9 


7,18 

0,99 

12,05 

1,37 

89,8 

7452 

N 82504 • 10Н 2 О + лёд 

-3,5 

4,86 

1,35 

7,99 

1,83 

81,3 

10180 


5 

25,65 

1,93 

54,58 

3,38 

94,2 

1725 

N801 + № 2 50 4 .10Н 2 О 


23,47 

1,8 9 

48,4 6 

3,21 

93,8 

1935 

N 3^04 • ЮН 2 0 


15,51 

1,87 

28,93 

2,87 

91,0 

3145 

В 


13,22 

1,98 

24,03 

2,96 

89,0 

3705 

» 


4,19 

3,45 

6,99 

4,74 

59,6 

8525 

в 


0 

6,79 

0 

9,24 

0 

10820 

в 

15 

23,24 

5,50 

50,26 

9,79 

83,6 

1665 

N801 + N 8^04 • 10Н 2 О 

30 

8,66 

20,72 

18,90 

37,21 

33,7 

1782 

N^2^04 


5,20 

Аі 

25,53 

т. 

11,57 

46,73 

19,8 

і 

1715 

N 3^04 + N 8^04 • ЮН 2 0 


Примечание. М. И. (±0,1®). Установление равновесий контролировалось повторными 
анализами. 


1\ІаС1-\а 2 80 4 -Н 2 0 

О. ЬеІшЬасІі, А. РІсШепЬегц, Саіісііе, И, 64, 72—73, 351, 389 и 439 (1929) 


1 , °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. «/о 

м/іооом н 2 о 

индексы 

а 

ЫаСІ 

Ыа,$0 4 

2ЫаС1 

Ыа 2 50, 

2КаС1 

н 2 о 

0 

25,6 

1,3 

54 

2,0 

96,4 

1780 

1,195 

і 

ЫаС1 + Ыа 2 ЗО 4 -10Н,О 

25 

22,7 

7,1 

50 

12,82 

79,6 

1590 

1,241 

N301+ N 82804 

50 

24,2 

5,4 

53 

10 

84,1 

1590 

1,223 

В в 

75 

25,1 

4,5 

55 

8 

87,3 

1590 

1,208 

1 » в 

100 

25,9 

4,7 

57,5 

і 9 

86,4 

1500 

1,194 

в я 
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Авт. 




Авт. 



Примечание. М. И. 


ШСІ— \а а 80 4 —Н 2 0 

1 Е. Тееріе, Тйе ішіивігіаі Оеѵеіортепі оі Зеагіез Ьаке Вгіпез, стр. 66—72,1929 


{, "С 

| Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. о/о 

| г/100 г Н г О 

/и/иххш н 2 о 

1 индексы 

N301 

Ма 2 50і 

ЫаСІ 

Ыа 2 30, 

2 №С 1 

N 8280 , 

2ЫаС1 

н 2 о 

20 

26,5 

0 

36,0 

0 

55,5 

0 

100 

1800 

N301 


22,3 

7,7 

31,8 

11,0 

49,0 

13,9 

77,9 

1590 

N301 + N3,504 


20,4 

9,2 

29,0 

13,0 

44,7 

16,5 

73,0 

1635 

N 3^04 + N 32864 • ЮН 2 0 


18,9 

8,7 

26,2 

12,1 

40,4 

15,3 

72,5 

1795 

N33504.104.20 


15,4 

8,9 

20,4 

11,7 

31,4 

14,8 

68,0 

2165 



9,5 

10,1 

11,8 

12,5 

18,2 

15,8 

53,5 

2940 



0 

16,3 

0 

19,5 

0 

24,7 

0 

4050 


35 

26,6 

0 

36,3 

0 

55,8 

0 

100 

1790 

N301 


23,5 

6,5 

33,6 

9,2 

51,8 

11,7 

81,6 

1575 

N301 + N 3.3804 


0 

33,6 

0 

50,7 

0 

64,2 

0 

1560 

N 33804 

50 

26,7 

0 

36,5 

0 

56,2 

0 

100 

1780 

N301* 


23,9 

5,2 

33,7 

7,3 

51,9 

9,3 

84,8 

1635 

N301 + N 83804 


0 

31,8 

0 

46,6 

0 

59,1 

0 

1690 

N13504 4 

75 

27,4 

0 ' 

37,8 

0 

58,2 

0 

100 

1720 

N 301 4 


24,9 

4,8 

35,5 

6.8 

54,7 

8,6 

86,4 

1580 

N301 + Ыа.,80, 


0 

30,5 

0 

43,9 

0 

55,6 

0 

1800 

N ^504 4 

100 

25,9 

4,5 

37,3 

6,5 

57,4 

8,2 

87,5 

1525 

N801+ N 33804 





Авт. 






Примечание. М. И. (± 0,3°). т— несколько суток. Данные получены при участии \Ѵ. Вцгке 
и Н. Де Корр. 


\аС1-\а 2 80 4 —Н 2 0 

Н. Рооіе, 1 Зсііаігег, I Ат. Сііет. Зое., 52, 4208 (1930) 


і, °с 

вес. «Іо 

Жидкая фаза 

Ж/і 00 СШ н 2 о 

1 индексы 

Твердая фаза 

ЫаСІ 

Ыа 2 30 4 

2№С1 

Ыа 2 30, 

2№С1 

н 2 о 

—21,32 

23,43 

0,31 

47,35 

0,51 

98,93 

2089 

N301 ■ 2Н 2 0 + N 32804 • ЮН 2 0 + лёд 

—20,94 

23,18 

0 

46,50 

0 

100 

2151 

N301- 2Н 2 0 + лёд 

- 1,13 

0 

4,04 

0 

5,34 

0 

18730 

N 83804 . ЮН 2 0 + лёд 

0 

25,79 

1,32 

54,52 

2,30 

95,95 

1760 

N301 + N301 • 2Н 2 0 + N 82804 . ЮН 2 0 

0,09 

26,46 

0 

55,45 

0 

100 

1804 

N801 + №С1.2Н 2 0 

17,90 

22,31 

7,77 

49,17 

14,10 

77,71 

1581 

N801 + N 3^04 + N 32804 - ЮН 2 0 

25 

26,41 

0 

55,30 

0 

100 

1808 

N801 


22,77 

6,91 

49,90 

12 46 

80,02 

1604 

N аСІ -}■' N 39804 


14,12 

14,94 

30,67 

26,71 

53,45 

1743 

N82804 + N82864 • юн 2 о 


0 

21,71 

0 

35,17 

0 

2843 

Ыа 2 8О 4 .10Н 2 О 

35 

26.62 

0 

55,90 

0 

100 

1789 

N301 


25,01 

3,00 

53,54 

5,29 

91,01 

1700 



23,41 

6,09 

51,17 

10,96 

82,36 

1610 

N301+ N 82804 


18,61 

9,78 

40,05 

17,32 

69,81 

1743 

N 3^04 


5,86 

24,43 

12,95 

44,45 

22,56 

1742 

9 


0 

32,96 

0 

75,76 

0 

1320 

• 


Авт. 







Примечание. М. И. при 25 и 35®, М. П. при і < 25°. 


70 


71 



N3-1] СГ, 50, 


N301—Ш,50,— и 2 о 


Ка'ІІСГ, 50, 


N301—N32501—Н 2 0 


ЫаСІ-ІЧгцВС^— Н 2 0 

В. П. Ильинский, А. Ф. Сагайдачный, ЖОХ, 1, вып. 5, 584—586 (1931), 


№ 

1 

1 , °с 

вес. о|о 

Жидкая фаза 

ж/іооож н 2 о 

индексы 

Твердая фаза 

КаСІ 

^ а 80*' 

2ИаС1 

! 

№ 2 $0 4 

2№С1 

н 2 о 

і 

—20 

23,09 

0,24 

46,41 

0,40 

99,15 

2136 

ЫаСІ • 2Н 2 0 + Ыа 2 80 4 - 









• ЮН 2 0 

2 

— 15 

24,60 

0 

50,28 

0 

100 

1989 

ЫаСІ • 2Н 2 0 

3 


24,61 1 

0,58 

50,69 

0.99 

і 

98,1 

1935 

ЫаСІ • 2Н 2 0 + Nа.,804 - 
• 10Н 2 О 



Авт. 

і 






Примечание. М. И. Для № 3 в статье указан % НаС1а*24,Ні — вероятно опечатка. 


ЫаСІ — ІЧаоЗО^ —Н 2 0 

А. Ф. Сагайдачный, Л. К. Мордберг, ВНИИГ, 1933—1934 


Темпера¬ 

тура 

кипения 

°С 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 


вес. 

% 


1 

ж/юоо м н 2 о 

индексы 

ЫаСІ 

1 ! 

Ма,50 4 

! 

СП 

5 °" 

2№С1 

Іч т а_,ЗОі 

2ЫаГЛ 

н 2 о 

108,5 

28,40 

0 

17,26 

0 

61,12 

! 

0 

100 

1636 

ЫаСІ 

108,4 

26,54 

1,98 

18,10 

1,34 

57,22 

3,51 

94,2 

1647 


108,4 

26,07 

2,84 

15,82 

1,92 

56,51 

5,07 

91,8 

1624 

: „ 

108,4 

25,76 

3,48 

15,63 

2,36 

56,10 

6,24 

90,0 

1604 

„ 

108,3 

26,10 

4,15 

15,83 

2,81 

57,66 

7,55 

88,4 

1534 

}} 

108,3 

26,13 

4,51 

15,94 

3,05 

58,05 

8,25 

87,5 

1508 

1 V 

108,3 

26,18 

4,78 

15,87 

3,23 

58,43 

8,78 

86,9 

1488 


108,0 

25,76 

8,42 

15,62 

5,69 

60,31 

16.22 

78,8 

1307 

„ 

108,0 

26,25 

9,10 

15,92 

6,15 

62,57 

17,85 

77,8 

1240 

Ыа.,$0 4 

106,0 

21,05 

9,17 

12,77 

6,20 

46,49 

16,67 

73,6 

1583 

„ 

104,0 

11,71 

17,17 

7,10 

11,11 

25,37 

30,62 

45,3 

1786 

„ 

103,5 

6,69 

22,93 

4,06 

15,51 

14,65 

41,32 

26,2 

1787 


102,0 

0 

29,67 

0 

20,06 

0 

53,48 

0 

1870 

» 



Авт. 








При лГе ч а н и е. Метод— абулноскигшческий.~т=гЗ—8 час. 


ШСІ—ІЧааЗОа— Н 2 0 


IV, ЗсЬгоейсг, А. ОаЬгіеІ, Е. РагІгІс1§е, .1. Ат. СЬет. 8ос., 57, 1543 (1935) 


і. °С 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. о’о 

а/100 а Н а О 

ЛІ /,000 м н 2 0 

индексы 

N301 

N3,50. 

| КаСІ 

N3,50, 

2№С1 

Ка^З 0 4 

2ПаСЛ 

н 2 о 

150 

27,5 

4,85 

40,8 

7,2 

62,9 

і 

9.1 

87,3 

1390 

Ыа 2 50 4 


22,6 

7,25 

32,2 

10,3 

49,6 

13,0 

79,1 

1595 



18,85 

8,8 

26,1 

12,2 

40,2 

15,5 

72,2 

1795 



14,65 

11,95 

20,0 

16,3 

30,8 

20,7 

59,8 

1940 



7,1 

19,5 

9,7 

26.6 

14,9 

33,7 

30,7 

2055 



3,45 

24,3 

4,8 

33,6 

7,4 

42,6 

14,8 

2000 


200 

22,45 

8,75 

32,6 

12,7 

50,2 

16,1 

75.7 

1505 



15,65 

13,35 

22,0 

18,8 

33,9 

23,8 

58,7 

1730 



15,25 ' 

12,95 

21,2 

18,0 

32,7 

22,8 

53,9 

1800 



11,2 

16,75 

15,5 

23,2 

23,9 

29,4 

44,8 

1875 



7,1 

20,55 

9,8 

28,4 

15,1 

36,0 

29,5 

1955 



3,55 

25,55 

5,0 

36,0 

7,7 

45,6 

14,4 

1875 

П 

250 

20,85 

11,2 

30,7 

16,5 

47,3 

20,9 

69,3 

1465 

” 


16,1 

12,85 

22,7 

18,1 

35,0 

22,9 

60,4 

1725 

” 


12,05 

15,75 

16,7 

21,8 

25,7 

27,6 

48,2 

1875 

" 


10,95 

16,6 

15,1 

22,9 

23,3 

29,0 

44,5 

1910 

” 


7,9 

20,2 

11,0 

28,1 

16,9 

35,6 

32,2 

1900 

” 


5,85 

21,75 

8,1 

30,0 

12,5 

38,0 

24,7 

1980 



3,8 

24,45 

5,3 

34,1 

8,2 

43,2 

15,9 

1945 

” 

300 

22,15 

11,7 

33,5 

17,7 

51,6 

22,4 

69,7 

1350 

* 


21,8 

11,25 

32,6 

16,8 

50,2 

21,3 

70,2 

1400 



18,3 

12,25 

26,3 

17,6 

40,5 

22,3 

64,5 

1590 

” 


15,15 

12,25 

20,9 

16,9 

32,2 

21,4 

60,0 

1865 



14,25 

12,75 

19,5 

17,5 

30,0 

22,2 

57,5 

1915 

” 


10,3 

13,45 

13,5 

17,6 

20,8 

22,3 

48,2 

2320 

” 


9,45 

13,3 

12,2 

17,2 

18,8 

21,8 

46,3 

2460 

” 


5,2 

15,8 

6,6 

20,0 

10,2 

25,4 

28,6 

2815 

” 


4,85 

15,85 

64 

20,0 

9,4 

25,4 

27,0 

2875 

” 


4,8 

15,4 

6,0 

19,3 

9,2 

24,5 

27,4 

2965 

>■ 


2,5 

16,6 

3,1 

20,5 

4,8 

26,0 

15,5 

3250 

” 

350 

22,65 

12,95 

35,2 

20,1 

54,2 

25,5 

68,0 

1255 

» 


22,45 

12,5 

34,5 

19,2 

53,2 

24,3 

68,6 

1290 



17,7 

10,6 

24,7 

14,8 

38,0 

18,8 

67,0 

1760 



10,7 

7,6 

13,1 

9,3 

20,2 

11,8 

63,1 

3125 

” 


8,6 

6,15 

10,1 

7,2 

15,5 

9,1 

63,0 

4050 



7,05 

5,6 

8,1 

6,4 

12,5 

8,1 

60,6 

4855 

» 


6,85 

5,25 

7,8 

6,0 

12,0 

7,6 

61,2 

5095 



3,6 

4,75 

3,9 

5,2 

6,0 

6,6 

47,6 

7930 

» 


3,45 

3,6 

3,7 

3,9 

5,7 

4,9 

53,5 

9380 

)» 


1,35 

2,95 

1,4 

3,1 

2,1 

3,9 

35,5 

1640 

» 




Авт. 







Примеча н и е. М. И. (±2°). т—12—48 час. 


72 


73 




Ыа-||СГ, 80, 


ИаСІ—Ыа 2 30 4 —Н 2 0 


ЫаСІ—Ыа 2 30 4 —Н 2 0 Ыа'ЦС]', 50/' 


№СІ-№ 2 80 4 -Н 2 0 

В. Ф. Королев, Труды Солян. лабор. АН СССР, вып. 15, 28—33 (1937) 



Жидкая фаза 


і, °С 

вес. °,'о 

Л4/1000 М І1 2 0 

индексы 

Твердая фаза 


ЫаСІ 

Ыа_30 4 

2ЫаС1 

Ыа 2 30 4 

2ЫаС1 

н а о 


-20 

— 14,6 

— 10,6 

— 5 

— 3 

22,4 [ 
23,98 
17,90 
24,30 
15,32 
25,03 
7,18 
25,6 
3,58 

0,164 

0,28 

0,26 

0,40 

0,40 

I 0,70 
0,99 
0,84 
1,86 

44,30 

48.6 

33.6 

49.7 
28,0 
51,95 
12,05 
53,6 

5,83 | 

0,266 

0,47 

0,40 

0.674 

0,60 

1,20 

1,37 

1,45 

5,49 

99,40 

99,04 

98,82 

98,66 

97,90 

97,75 

89,5 

97,46 

70,1 

2240 

2040 

2940 

1985 

3490 

1880 

7450 

1815 

12000 

№ 2 5 0 4 • ЮН 2 0 лёд 

№С1 • 2Н 2 0 + N8,504 • ЮН 2 0 
№ 2 50 4 - 10Н 2 О + лёд 
№С1 • 2Н,0 + № 2 50 4 • ЮН 2 0 
Ха 2 30 4 • 10Н 2 О 4- лёд 
№СІ • 2Н а О 4- На 2 50 4 • ЮН 2 0 
N 8 , 564 - ЮН.,0 4-лёд 
№СІ • 2Н,0 4- N 8,504 • ЮН 2 0 
Ха 2 30 4 - ЮН 2 0 4- лёд 


Авт. 



№СІ—№ 2 80 4 — Н 2 0 

Н. И. Висягин, Бюллетень Института галургии, X» 10—11, 21 (1939) 


і. °с 

Жидкая фаза 

і 

і 

Твердая фаза 

вес. «/о 

Л 1 /І 000 м н 2 о 

] 

индексы 


ЫаСІ 

Ыа 2 3 0 4 

2ЫаС1 

Ыа 2 3 0 4 

2ЫаС1 

н 2 о 

25 

26,62 

0 

55,9 

0 

100 

1789 

1,1980 

N30 


25,55 

2,59 

54,79 

4,57 

92,30 

1685 

1,2126 

9 


22,88 

6,95 

50,25 

12,56 

80,00 

1592 

1,2387 

ЫаСІ4-№ 2 80 4 


19,77 

9,97 

43,36 

17,99 

70,68: 

1630 

1,2401 

Ыа 2 80 4 


14,41 

15,01 

[31,46 

26,96 

53,85' 

1712 

1,2520 

N3,504 4 - N 82804 • ЮН.,0 


14,84 

14,34 

32,3 

25,68 

55,711 

1725 

1,2486 

N325 04- ЮН 2 0 


8,83 

16,47 

18,22 

27,96 

39,45! 

2166 

1,2191 

п 


3,87 

18,75 

7,71 

30,73 

20,06 

2601 

1,2061 



0 

21,83 

0 

35,41 

0 

2824 

1,2057 









^ 'V ■ 




Авт. 




Авт. 



Примечание, М. И. т=3—7 суток. Анализ твердой фазы: М. О. 


Примечание. М. И. (при достаточно длительном перемешивании). Анализ твердой фазы; 
иикр. В статье приводятся также данные по рефракции насыщенных растворов. 


№СІ —^ 2 80 4 —Н 2 0 

Е. Ю. Левина, ЖПХ, 11, вып. 9, 1270—1271 (1938) 







Жидкая фаза 





№ 

и «с 

вес. о/о 

г/100 г Н 2 0 

Л 1 /І 000 м н г о 

индексы 

Твердая фаза 



ИаСІ 

N3,80, 

ИаСі 

Ка,30 4 

2ИаС1 

Иа 2 30 4 

2ЫаС1 

н*о 


1 

25,4 

22,75 

7,89 

32,80 

11,38 

50,55 

14,43 

77,80 

1539 

N 801 (мет.) 

2 

24.9 

22,04 

9,25 

32,07 

13,46 

49,42 

17,07 

74,33 

1504 

0 » 

3 

25,2 

20,89 

12,33 

31,29 

18,46 

48,22 

23,41 

67,32 

1396 

0 V 

4 

20,94 

12,36 

31,40 

18,54 

48,38 

23,51 

67,30 

1391 

ѵ и 

5 

24,5 

20,75 

12,65 

31,16 

18,99 

48,02 

24,03 

66,60 

1387 

0 п 

6 

25,0 

19,36 

9,79 

27,32 

13,82 

42,10 

17,53 

70,60 

1677 

N 33804 

7 

17,92 

11,27 

25,30 

15,91 

38,99 

20,18 

65,90 

Ав 

1690 

■т. 

» 


Примечание. Метод—изотермическое испарение (для № 6 М. И.). Концентрации солей 
завышены. 


№С1—Nа 2 8 0 4 —Н 2 0 

Б. В. Громов, ЖПХ, 13, вып. 3, 350—354 (1940) 


і, “С 

вес. о| 0 

Жидкая фаза 

Л 1/1000 м н 2 о 

индексы 

Твердая фаза 

ИаСІ 

Ыа,30 4 

2ЫаС1 

Ыа 2 30 4 

2ЫаС1 

н,о 

25 

23,2 

6,85 

51,2 

12,5 

80,40 

1570 

N801 + N82504 


14,4 

15,0 

31,4 

26,9 

53,90 

1715 

N 33804 + N8,504 • ЮН,0 


0 

21,6 

0 

34,8 

0 

2870 

N83804-10^0 

50 

23,5 

5,49 

50,9 

9,7 

84,0 

1650 

N 801 + На 2 80 4 


2,18 

29,8 

4,93 

55,7 

8,13 

1650 

№ 2 50 4 


0 

32,0 

0 

59,7 

0 

1675 


100 

25,0 

4,59 

54,8 

8,25 

86,9 

1585 

N801+ N8,50. 


2,83 

27,7 

6,25 

50,6 

11,0 

1760 

2 

аг 

л 

СЛ 

О 

* 


0 

29,6 

0 

55,1 

0 

1815 

» 


Лети. 



Авт. 



Примечание. М. И. (± 0,2°). т=3—4 часа (при 50-100°) и более (при 25°). 


74 


75 



ИаСІ—Иа.,80 4 — Н 2 0 

А. Д. Пельш, Бюллетень Института галургии, № 6—7, 33 (1940) 


і, °С 

Жидкая фаза 

Время 

час. 

Твердая фаза 

вес. о,® 

ж/юоо ш н 2 о 

индексы 

4° 

N301 

Ка 2 50 4 

і 

2ИаСІ 

Ш 2 80, 

| 2ИаСІ 

1 н 2 о 

—10,0 

24,56 

0,44 

50,44 

0,74 

98,55 

1954 

1,187 (16) 

24 

N301 • 2Н,0 4- Ка,50 4 • ЮН.,0 

— 7,5 

24,82 

0,56 

51,26 

0,95 

98,18 

1915 

1,191 (16) 

24 


— 5,0 

25,13 

0,72 

52,21 

1,23 

97,70 

1872 

1,195 (16) 

24 


— 2,5 

25,41 

0,92 

53,13 

1,58 

97,11 

1828 

1,199 (16) 

24 


0,0 

25,64 

1,21 

53,99 

2,10 

96,26 

1783 

1,203 (21) 

48 


0,1 

25,64 

1,22 

54,03 

2,12 

96,22 

1781 

1,206 (16) 

36 

N301 X N301 • 2Н 2 0 +^з.,80 4 • 










• юн 2 о 

1,0 

25,58 

1,34 

53,91 

2,32 

95,87 

1778 

1,203 (22,5) 

24 

№С1 + № 2 5 0 4 . ЮН,0 

2,5 

25,46 

1,56 

53,74 

2,71 

95,20 

1771 

1,207 (16) 

24 


5,0 

25,18 

1,98 

53,30 

3,45 

93,92 

1762 

1,211 (15,5) 

24 


7,5 

24,89 

2,60 

52,89 

4,55 

92,08 

1741 

1,214 (15,5) 

24 


10,0 

24,52 

3,34 

52,38 

5,87 

89,92 

1717 

1,220 (15,5) 

48 


12,5 

24,02 

4,26 

51,65 

7,54 

87,25 

1689 

1,225 (15,5) 

24 


15,0 

23,38 

5,60 

50,73 

10,00 

83,53 

1647 

1,234 (15,5) 

24 


17,5 

22,50 

7,39 

49,47 

13,37 

78,72 

1591 

1,242 (20) 

24 


17,9 

22,34 

7,70 

49,21 

13,96 

77,90 

1583 

1,245 (21) 

24 

N301 + На 2 50 4 + На 2 50 4 • ЮН 2 0 

18,5 

22,38 

7,61 

49,28 

13,79 

78,14 

1586 

1,245 (21) 

24 

ИаСІ + N8,504 

20,0 

22,50 

7,41 

49,49 

13,42 

78,67 

1590 

1,243 (22) 

24 


22,5 

22,64 

7,17 

49,74 

12,96 

79,33 

1595 

1,239 (25) 

24 


25,0 

22,85 

6,91 

50,13 

12,48 

80,07 

1597 

1,238 (25) 

48 


27,5 

22,99 

6,64 

50,38 

п;98 

80,79 

1604 

1,236 (27) 

24 


30,0 

23,16 

6,45 

50,72 

11,63 

81,35 

1604 

1,233 (29) 

24 


32,5 

23,32 

6,26 

51,04 

11,28 

81,90 

1605 

1,232 (32) 

24 


35,0 

23,46 

6,06 

, 51,31 

10,91 

82,47 

1607 

1,231 (34) 

24 

Ь V 


Авт. 




Примечание. М. И. (±0,05°). т=24—48 час. с весьма интенсивным перемешиванием. Анализ жидкой фазы: СК и $0 4 /г --весовым методом, Н-О— 
высушиванием раствора при 160°. Анализ твердой фазы: микр. 


2 


О 


сл 

О 


№ 

О 


1 

2 


сл 

О 


О 


ИаСІ — ^о50 4 — Н 2 0 


Т. Роде, Изв. СФХА АН СССР, 14, 399 (1941); 15, 259 (1947) 


№ 

і, °С 

1 Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. 

°/о 

3/100 ; 

з Н 2 0 

Ж/1000 ж н 2 о 

индексы | 

Р 

ММ 

N301 | 

№ 2 8 0 4 

N301 | 

N3280, 

2№С1 

| N3280, 

2№С1 

н 2 о 

1 

25 

(26,51) 

0 

(36,07) 

0 

(55,5) 

0 

(100) 

(1802) 

17,85 

ИаСІ 

2 


24,75 

3,90 

34,67 

5,48 

53,43 

6,94 

88,51 

1657 

17,74 

» 

3 


24,05 

4,52 

33,65 

6,32 

51,86 

8,02 

86,6 

1670 

17,70 

.. 

4 


23,60 

5,68 

33,33 і 

8,02 

51,37 

10,17 

83,47 

1625 

17,70 

» 

5 


23,24 

7,20 

33,39 

10,35 

51,46 

13,12 

79,68 

1548 

17,56 

» 

6 


22,90 

7,18 

32,75 

10,27 

50,47 

13,02 

79,50 

1575 

17,48 

ИаСІ + На 2 80 4 

7 


19,20 

9,95 

27,08 

14,04 

41,73 

17,8 

70,1 

1680 

18,28 

Ка 2 80 4 

8 


15,65 

13,45 

22,06 

18,95 

34,00 

24,04 

58,58 

1723 

18,82 

» 

9 


12,72 

16,94 

18,07 

24,07 

27,85 

30,53 

47,7 

1713 

19,35 

На 2 80 4 (мет.) 

10 


10,62 

20,35 

15,38 

29,47 

23,7 

37,38 

38,8 

1637 

19,75 

0 » 

И 


0 

(34,00) 

0 

(51,52) 

0 

(65,35) 

0 

(1530) 

(20,4) 

„ 

12 


14,01 

15,22 

19,80 

21,51 

30,52 

27,28 

52,8 

1730 

19,13 

N3,504 + Ыа 2 50 4 • ЮН 2 0 

13 


14,97 

14,53 

21,22 

20,59 

32,70 

26,12 

55,6 

1700 

18,67 

№ 2 5 0 4 - 10Н-.О (мет.) 

14 


10,04 

16,46 

13,65 

22,43 

21,04 

28,47 

42,5 

2020 

20,20 

Нао50 4 . ЮН, О 

15 


9,06 

16,93 

12,23 

22,87 

18,85 

29,00 

39,4 

2090 

20,17 

» 

16 


7,00 

17,80 

9,30 

і 23,65 

14,33 

30,00 

32,33 

2256 

21,12 

» 

17 


6,20 

18,18 

8,20 

! 24,03 

12,63 

30,48 

29,3 

2320 

21,10 

» 

18 


5,05 

18,80 

6,63 

24,66 

10,21 

31,28 

24,6 

2410 

21,45 

ь 

19 


0 

(21,87) 

0 

(27,99) 

0 

(35.5) 

0 

(2817) 

21,95 




| Ает. 




Примечание. М. И. (±0,03°). т = 1 сутки и более. Анализ твердой фазы: микр. Вес. °,'о и г/100 г Н*0 для № 6, 11 и 19 рассчитаны нами. 
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Ыа‘ || СІ' , 80," 


^аСІ— N32804—Н 2 0 


№С1—N^ 804 —Н 2 0 

А. Д. Пелын, Труды ВНИИГ, вып. 21, 148 (1949) 


Жидкая фаза 


° с вес. °|» Л1/1000 М Н а О индексы В Р®“ Я 

--- а{0 

ЫаСІ Ыа 2 80, 2ЫаС1 Ыа 3 8 0 4 2ЫаС1 Н 2 0 


Твердая’ фаза 


20 20,18 9,27 44,08 16,66 72,57 1646 1,236 48 На 2 50 4 + N 82804 • ЮН 2 0 

(25,5) 

22.5 17,45 11,65 37,95 20,84 64,54 1701 1,233 48 

(25.5) 

25 14,05 14,94 30,49 26,68 53,33 1749 1,248 48 

(27.5) 

27.5 9,96 19,52 21,77 35,11 38,27 1758 1,250 48 

(29,4) 

30 5,18 25,62 11,54 46,96 80,28 1710 1,278 48 

(33) 


Примечание. М. И. (±0,05°). Анализ жидкой фазы: весовые определения СІ' и 


8 О 4 . Анализ твердой фазы: микр. 


ИаСІ —№ 2 80 4 —Н 2 0 


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 


вес. о|о Щ 1000 М Н„0 индексы 


Твердая фаза 


ЫаСІ Ыа 2 80 4 2ЫаС1 Ша 2 80 4 2ЫаС1 Н 2 0 


И. МаггоОо, Депсііс. ізііі. ЬошЬагбо (2), 23, 635 (1890) 

—21,4 23,071 0,17 46,31 0,28 99,40 2146 — №С1-2Н 2 0 + 

. -)- № 2 5 0 4 - 10Н 2 О +лёд 

Авт. 


Ѵап’І Ной, Меуегіюііег, ЗНгип^зЬег. ргеизз. Акаб., стр. 591 (1898) 


24.9 I 23,101 6,91 I 50,85| 12,521 80,24 115781 — 


ЫаС1 + На 2 50 4 


78 


Ыа* || Сг, 8 О 4 " 


N аЙІ —N а 2 8 О,—Н„0 


Продолжение 


Жидкая фаза 



^ вес . о! 0 


Меуегйойег, Заипбегз, 2. рііуз. СЬегп., 27, 368 (1898) 

17 I 22,221 7,72 I 48,88 1 13,981 77,761 15911 - I ИаСІ + Иа 2 30 4 . ЮН 2 0 


17,9 — — 


— — НаС1 + Ыа 2 5 0 4 - ЮН 2 0 + 

+ № 2 50 4 


Ѵап ’1 Ной, Засйз, Віаск, ЗИгип^зЬег. ргеизз. Акасі., стр. 579—585 (1904): 

ІМегвисІі. ВіІ4. огеаа. ЗаІгзЫз^., стр. 261, 1912; 5его\ѵу, МІЙ. КРА 26 

67-68 (1921) [а* 3 ] 

83 27,7 0 59 0 100 1700 1,183 ИаСІ 

25,7 4,5 56,7 8,2 87,4 1540 1,205 НаС1 + На 2 50 4 

25,4 4,6 55,9 8,4 86,9 1555 1,205 

. » » 


1 Д 6 ІІ, Эіззегі. ЕгІап§еп, стр. 37, 1913 [т = 16—17 час.] 

83 27,82 0 59,4 0 100 1684 — ИаСІ 

25,47 4,57 56,1 8,28 87,14 1553 - КаСІ+ИцЗО* 


Р. Кйппеііі, Оіззегі. Егіап^еп, стр. 29, 1913 

25 26,5 0 55,5 0 100 1800 - N30 

23,1 7,1 51 13 79,7 1560 — НаС1 + Иа 2 50 4 


Н. Огозз, Піззегі. Егіап^еп, стр. 32, 1914 


25 I 23,1 I 6,9 I 51 | 12,5 I 80,3 115751 - 


НаС1 + Ыа 2 50 4 


79 



N3* |[ СГ , 30," 


Жидкая фаза 


1 „ ( . вес. -і,о ЛГ/1000 М Н,0 индексы 


ЫаСІ— МагНО,-]!.!) 


Продолжение 


Твердая фаза 


ЫаСІ Ка,80, І'ЫаГ.І Ка.80, ЗКаС] Н,0 


О’Апз, Всгізсіі, Оеззпег, Каіі, № 11, 161 (1915) 


О 25,6 1,3 53,9 2,2 96,1 1780 

55 24,5 5,15 53,6 9,3 85,2 1590 


ЫаСІ + Ыа 2 5 0 4 - ЮН,0 
ЫаС1 + На,50 4 


5Ѵ. ВІазЗаІе, 1 Іпсі. Еп§. СЬеш., 12, 165 (1920) 


25 26,27 0 54,90 0 100 1821 

22,65 6,91 49,56 12,44 79,94 1613 

13,40 15,43 29,00 27,50 51,33 1770 
0 21,83 0 35,41 0 2824 


ЫаСІ 

ЫаСІ + Ыа 2 50 4 
Ыа 3 50 4 + Ыа 2 50 4 - ЮН,0 
Ыа 2 50 4 - ЮН 2 0 


Т. МауеЗа, 1. Сііет. Іпсі., Зарап, 23, 573 (1920) [см. СТЭ, 7, 20 (1931)] 


105 28,27 0 60,72 0 100 1650 

26,14 4,41 57,96 8,05 87,80 1515 

О 29,48 0 52,99 0 1887 


ЫаСІ + Ыа 2 50 4 
Ыа 2 50 4 


А. Р. Ко^егз, Атп. Л. 5сі. (5), И, № 66, 474 (1926) 


35 26,5 0 55,5 0 100 1800 — 

23,2 6,1 50,6 11,0 82,2 1625 — 

О 33,1 О 62,7 0 1595 


ЫаСІ 

ЫаСІ -)- Ыа 2 50 4 
Ыа 2 50 4 


80 


Ма' ЦСГ, 80, 


ЫаСІ—N^80*—Н 2 0 


Жидкая фаза 

°С вес * °І° Ж/1000 М Н 3 0 индексы 

N 80 N3250* 2 NаС 1 N 8280 * 2№С1 Н 2 0 


Продолжение 


Твердая фаза 


Н. К. Воскресенская, ЖПХ, 3, вып. 3, 327 и 334 (1930) 


35 

26,77 

0 

56,3 

0 

100 

1776 1,1940 

ЫаСІ 


23,46 

6,19 

52,64 

11,16 

82,0 

1567 1,2312 

ЫаСІ + Ыа.,50 4 


0 

33,15 

0 

62,9 

0 

1590 1,3300 

Ыа 2 50 4 





Авт. 






РеОНсІі, 

ЬОІІег, 

2. Еіесігосііеш., 36, 1 

719 (1930) 

17,878 

— 

— 

! 

_ 

_ _ 

| 1 

ЫаСІ + Ыа.,80 4 + 







і 1 

+ Ыа.,30 4 .‘1011,0 



С. Ф. 

Жемчужный, 

І>. Л. 

Ронкин, СТЭ, 

7, 215 (1931) 


7 26,301 0 54,8 0 100 1825 1,2017 ЫаСІ 

24,90 2,43 52,8 4,2 92,6 1755 1,2174 ЫаСІ + Ыа 2 50 4 • ЮН 2 0 

О I 6,78 0 9,2 0 10870 1,0229 Ыа 2 50 4 .ЮН 2 0 

Авт. Авт. 

С. 3. Макаров, Н. М. Ваксберг, СТЭ, 7, 232—233 (1931) 

О 25,6 | 1,4 | 54,03 1 2,43 95,7 1770 — ЫаСІ + Ыа 2 5 0 4 - ЮН 2 0 

Авт. 


С. 3. Макаров, В. В. Букина, М. Г. Валяшко, СТЭ, 7, 234 (1931) 

25 22,83 6,96 50,00 12,56 79,9 1598 - ЫаСІ + Ыа 2 30 4 

14,28 15,29 31,24 27,43 53,2 1704 - Ыа 2 50 4 + Ыа 2 50 4 • ЮН.,0 

35 23,51 6,46 51,70 11,92 81,3 1572 ~ ЫаС1 + Ыа 2 30 4 

Авт. 


6 Зак. 331. 


81 



Ыа‘||СГ, 30, 


ЫаСІ —Ыа 2 30 4 —Н 2 0 


Ыа‘ || СГ, 80, 


Продолжение 



Жидкая фаза 


и °с 

| вес. «/о 

М/1000 М Н 2 0 

индексы 


Твердая фаза 


ЫаСІ 

N3,80, 

2ЫаСі 

N8,30, | 

2ЫаС1 

Н,0 

(1 



МаСі— Ка 2 30«—Н 2 0 


Продолжение 



Жидкая фаза 


1, °С 

вес. «|о 

Ж/1000 М Н 2 0 

индексы 


Твердая фаза 


ЫаСІ 

N3,80. 

2ЫаС1 

^30 4 | 

2NаС1 

Н,0 

а 



В. Е. Грушвицкий, Е. М. Флерииская, ВНИИ!', 1932 


0 

25,6 

1,4 

54,04 

2,43 

95,70 

1771 

— 

ЫаСІ Д- Ыа 2 50 4 • ЮН..О 

>5 

22,76 

6,89 

49,86 

12,42 

80,06 

1606 

— 

ЫаСІ + Иа 2 30 4 


14,19 

14,46 

30,65 

25,70 

54,39 

1775 

— 

Ыа,30 4 + Ыа.,50 4 - ЮН..О 


Авт. 








А. И. Заславский, С. С. Синани, Л. А. Соколова, Изв. АН СССР, сер. хим., 
№ 1, 50—57 (1938) [М. И.] 


Д. М. Корф, Л. П. Шатровская, ЖОХ, 10, вып, 13, 1231—1234 (1940) 

[М. И. ± 0,1°] 


26,42 

0 

55,33 

0 

100 

1810 

— 

ЫаСІ 

23,40 

7,10 

51,88 

12,96 

80 

1540 

— 

. ЫаС1 + На 2 50 4 

14,74 

15,61 

32,61 

28,43 

53,4 

1640 

— 

Ыа,30 4 + На 2 30 4 - ЮН..О 

0 

21,9 

0 

35,56 

0 

2820 

— 

Ыа,80 4 .10Н..О 

Авт. 



Авт. 




■5 

25,26 

0,72 

52,59 

1,23 

97,71 

1858 

1,209 

ИаСІ • 2Н 2 0+Ыа 2 50 4 • ЮН 2 0 


7,63 

0,87 

12,85 

1,21 

91,39 

7112 

— 

Иа 2 30 4 • ЮН 2 0 + лё Д 


Авт. 





Авт. 



В. И. Николаев, Э. Е. Буровая, Изв. СФХА АН СССР, 10, 248—249 (1938) 

[М. И. ± 0,1°] 


Г. С. Седельников, ЖПХ, 17, вып, 6, 338 (1944) [М. И.) 


25,96 

4,51 

57,54 

8,23 

87,49 

1520 

1,2676 

ИаСІ + Иа 2 30 4 

16,73 

9,40 

34,90 

16,14 

68,38 

1959 

1,2471 

Иа 2 50 4 

11,93 

14,46 

24,98 

24,91 

50,07 

2003 

1,2572 

» 

Авт. 



26,50 

0 

55,5 

0 

100 

1802 

1,2025 

№СІ 

23,01 

8,91 

51,85 

16,61 

75,7 

1461 

1,2405 

ИаСІ + № 2 30 4 

14,42 

15,17 

31,53 

27,30 

53,5 

1700 

1,2478 

№ 2 30 4 + Иа 2 30 4 • 10Н,О 

0 

22,10 

0 

35,5 

0 

2817 

1,2098 

Иа 2 30 4 • 10Н 2 О 

Авт. 


Авт. 



Примечание. В работе В. И. Николаева и Э. В. Буровой приводятся также данные по 
вязкости и поверхностному натяжению растворов. 
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О. К. Янатьева, ЖПХ, 21, вып. 1, 30 (1948) 


26,92 

0 

56,76 

0 

100 

1763 

— 

24,36 

5,16 

53,26 

9,29 

85,15 

1600 

1,2344 

0 

31,56 

0 

58,49 

0 

1709 

— 

Авт. 



Авт. 


ИаСІ 

№С1 + Иа 2 30 4 
Ыа,30 4 


6 * 


83 



Ыа‘||СІ', $б/ 


ЫаСІ—N а а 80 4 —Н,0 


Ыа’ || СГ, 50, 


ЫаСІ—Ка,50,—ІІ.О 


ЫаС1-Ыа 2 8 0 4 ~Н 2 0 Продолжение 


ВЕРОЯТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РАСТВОРИМОСТЕЙ (рис. 13) 


Жидкая фаза 





Жидкая фаза 


1 


/, °с 

[ вес. о;„ 

1 М /1000 м Н 2 0 

| индексы 

Твердая фаза 

1 , °с 

вес 

• °!о 

Ж /1000 ж н 2 о 

, индексы 

Твердая фаза 


ЫаСІ 

Ыа_50, 

1 2ЫаС1 

Ыа 2 50< 

1 2ЫаС1 

н 2 о 



ЫаСІ 

Ыа 2 50 4 

2ЫаС1 

N3,504 

2ЫаС1 

н„о 


30 

25,0 

2,9 

53,4 

5,1 

91,3 

1710 

ЫаСІ 










23,2 

6,4 

50,8 

11,5 

81,55 

1605 

ЫаС1+Ыа 2 50 4 

—21,5 

23,15 

0,15 

46,5 

0,25 

99,45 

2140 

ЫаСІ • 2Н 2 0 + Ыа 2 80 4 • ЮН 2 0 + лёд 


20,0 

8,6 

43,15 

15,3 

73,8 

1710 

Ыа 2 30 4 

—10 

24,5 

0,45 

50,3 

0,75 

98,55 

1960 

ЫаСІ • 2Н 2 0 + Ыа 2 30 4 • ЮН.,О 


15,0 

13,6 

32,4 

24,15 

57,3 

1770 


- 5 

25,55 

0 

52,9 

0 

100 

1890 

ЫаСІ • 2Н.,0 


10,0 

19,6 

21,9 

35,3 

38,3 

1750 



25,1 

0,6 

52,05 

1,0 

98,1 

1885 

ЫаСІ • 2Н 2 0 4- Ыа 2 30 4 • ЮН.,О 


5,2 

26,0 

11,65 

47,9 

19,55 

1680 

Ыа„80 4 + Ыа 2 80 4 • ЮН 2 0 


20,0 

0,5 

38,8 

0,8 

98,0 

2525 

Ыа 2 50 4 -ЮН 2 0 


3,0 

27,1 

6,6 

49,2 

11,85 

1790 

“ Ыа 2 30 4 -ЮН 2 0 


15,0 

0,6 

27,4 

0,9 

96,8 

3535 

» 


0 

29,3 

0 

52,55 

0 

1900 



10,0 

0,8 

17,3 

1,15 

93,75 

5420 


35 

26,55 

0 

55,7 

0 

100 

1795 

ЫаСІ 


7,3 

0,95 

12,3 

1,35 

90,2 

7340 

Ыа.,50 4 • ЮН 2 0 4- лёд 


25,0 

3,0 

53,5 

5,3 

91,0 

1700 


0 

26,30 

0 

55,0 

0 

100 

1820 

ЫаСІ 


23,5 

6,0 

51,35 

10,8 

82,6 

1610 

ЫаС1+Ыа 2 50 4 


25,65 

1,2 

54,05 

2,1 

96,25 

1780 

ЫаСІ + Ыа,80 4 . ЮН.,О 


20,0 

8,3 

43,0 

14,7 

74,5 

1735 

Ыа 2 80 4 


20,0 

1,1 

39,1 

1,8 

95,6 

2445 

Ыа,8(Ѵ ЮН..0 


15,0 

13,1 

32,15 

23,1 

58,2 

1810 



15,0 

1,2 

27,6 

1,8 

93,9 

3400 

„ 


10,0 

19,1 

21,75 

34,2 

38,80 

1790 



10,0 

1,6 

17,45 

2,3 

88,35 

5065 

» 


5,0 

'25,7 

11,1 

47,05 

19,1 

1720 



5,0 

2,8 

8,35 

3,85 

68,45 

8195 

„ 


0 

32,95 

0 

62,3 

0 

1605 



0 

4,6 

0 

6,1 

0 

16395 

„ 

50 

26,8 

0 

56,4 

0 

100 

1775 

ЫаСІ 

К) 

26,3 

0 

55,0 

0 

100 

1812 

ЫаСІ 


25,0 

3,7 

54,05 

6,6 

89,1 

1650 



25,0 

2,45 

53,1 

4,3 

92,5 

1740 

» 


24,2 

5,3 

52,9 

9,55 

84,7 

1600 

ЫаСІ + Ыа 2 50 4 


2-1,5 

3,3 

52,3 

5,8 

90,0 

1720 

ЫаСІ 4- Ыа.,50 4 - ЮН.,О 


20,0 

7,65 

42,6 

13,4 

76,1 

1785 

Ыа.,80/ 


20,0 

3,0 

40,0 

4,95 

89,0 

2225 

Ыа,80 4 '- ЮН.,0 


15,0 

12,1 

31,7 

21,05 

60,1 

1895 



15,0 

3,1 

28,2 

4,8 

85,45 

3030 

„ 


10,0 

18,1 

21,45 

31,9 

40,2 

1875 



10,0 

3,8 

17,9 

5,6 

76,2 

4255 

„ 


5,0 

24,7 

10,95 

44,55 

19,7 

1800 



5,0 

5,5 

8,6 

7,8 

52,45 

6100 

„ 


0 

31,8 

0 

59,15 

0 

1690 



0 

8,4 

0 

11,6 

0 

8620 

„ 

76 

27,45 

0 

58,3 

0 

100 

1715 

ЫаСІ 

15 

26,35 

0 

55,1 

0 

100 

1815 

ЫаСІ 


25,0 

4,7 

54,8 

8,5 

86,6 

1580 

ЫаСІ + Ыа.,50 4 


25,0 

2,5 

53,14 

4,4 

92,35 

1740 

» 


20,0 

7,2 

42,35 

12,55 

77,15 

1820 

Ыа а 80; 


23,3 

5,6 

50,5 

10,0 

83,5 

1650 

ЫаСІ 4- Ыа 2 8 0 4 • ЮН.,О 


15,0 

11,4 

31,4 

19,65 

61,5 

1960 



20,0 

5,1 

41,15 

8,65 

82,65 

2010 

Ыа 2 30 4 -ЮН 2 0 


10,0 

17,0 

21,1 

29,55 

41,65 

1975 



15,0 

5,1 

28,9 

8,1 

78,1 

2705 

» 


5,0 

23,4 

10,75 

41,45 

20,6 

1915 



10,0 

6,0 

18,35 

9,1 

66,85 

3645 

„ 


0 

30,35 

0 

55,3 

0 

1810 



5,0 

8,1 

8,9 

11,8 

43,0 

4830 

„ 

100 

28,2 

о 

60,5 

0 

100 

1650 

ЫаСІ 


0 

11,7 

0 

16,8 

0 

5950 

» 


25,9 

4,4 

57,25 

8,0 

87,75 

1530 

ЫаСІ -]- Ыа 2 50 4 

17,9 

22,3 

7,7 

49,1 

13,95 

77,9 

1586 

ЫаСІ 4- Ыа 2 80 4 4- Ыа 2 80 4 • ЮН,0 


20,0 

6,9 

42,2 

12,0 

77,85 

1845 

Ыа 2 80 4 

20 

26,4 

0 

55,3 

0 

100 

1810 

ЫаСІ 


15,0 

Н,1 

31,3 

19,05 

62,15 

1985 



25,0 

2,7 

53,25 

4,7 

91,9 

1725 

0 


10,0 

16,5 

21,0 

28,5 

42,4 

2020 



22,5 

7,5 

49,5 

13,6 

78,45 

1585 

ЫаСІ 4- Ыа 2 30 4 


5,0 

22,8 

10,7 

40,05 

21,1 

1970 



20,2 

9,2 

44,1 

16,5 

72,8 

1650 

Ыа 2 80 4 4- Ыа 2 30 4 • ЮН 2 0 


0 

29,7 

0 

53,6 

0 

'1865 



15,0 

8,6 

30,25 

14,3 

67,9 

2245 

Ыа 2 80 4 • ЮН 2 0 

150 

29,8 

0 

65,4 

0 

100 

1530 

ЫаСІ 


10,0 

9,6 

19,15 

15,15 

55,85 

2915 

и 


27,5 

5,0 

62,8 

9,4 

87,0 

1385 

ЫаСІ + Ыа 2 30 4 


5,0 

12,0 

9,3 

18,35 

33,65 

3615 

„ 


25,0 

5,7 

55,6 

10,4 

84,25 

1515 

Ыа 2 80 4 


0 

16,1 

0 

24,35 

0 

4105 

» 


20,0 

8,0 

42,8 

14,1 

75,2 

1760 


25 

26,45 

0 

55,4 

0 

100 

1805 

ЫаСІ 


15,0 

11,6 

31,5 

20,05 

61,1 

1940 

, 


25,0 

2,8 

53,4 

4,9 

91,6 

1715 

» 


10,0 

16,2 

20,9 

27,85 

42,9 

2050 



22,9 

6,9 

50,3 

12,5 

80,1 

1590 

ЫаСІ 4- Ыа 2 80 4 


5,0 

22,2 

10,6 

38,7 

21,5 

2030 



20,0 

9,0 

43,4 

16,1 

72,95 

1680 

Ыа 2 80 4 


0 

29,7 

0 

53,6 

0 

1865 



15,0 

14,0 

32,55 

25,0 

56,6 

1740 

0 

200 

31,6 

0 

71,2 

0 

100 

1405 

ЫаСІ 


14,2 

15,0 

30,9 

26,9 

53,45 

1730 

Ыа 2 80 4 4-Ыа 2 80 4 . ЮН,О 


28,6 

6,3 

67,7 

12,3 

84,6 

1250 

ЫаСІ -}- Ыа 2 80 4 


10,0 

15,6 

20,7 

26,6 

43,75 

2115 

Ыа 2 8О 4 .10Н,О 


25,0 

7,4 

57,0 

13,9 

80,4 

1410 

Ыа 2 5 0 4 (ромб.) 


5,0 

17,8 

10,0 

29,25 

25,5 

2545 

0 


20,0 

9,5 

43,7 

17,1 

71,9 

1645 



0 

21,8 

0 

35,35 

0 

2830 

0 


15,0 

12,9 

32,05 

22,7 

58,55 

1825 

” 

30 

26,5 

0 

55,55 

0 

100 

1800 

ЫаСІ 











Ма'ИСГ, 80, 


ЫаСІ— Ыа 2 8 0 4 —Н 2 0 


Ыа'ІІСІ', НС0 3 ’ 


ЫаСІ— ЫаНСОз—Н 2 0 


Продолжение 


1 , °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. °|' 0 

луіоэо м Н,0 

индексы 

ЫаСІ 

Ыа 2 80 4 

2ЫаС1 

N а а 80. 

2ЫаС1 

н 2 о 

200 

10,0 

17,4 

21,2 

30,4 

41,1 

1940 

Иа 2 80 4 (ромб.) 


5,0 

23,6 

10,8 

41,9 

20,5 

1900 

я я 


0 

30,8 

0 

56,45 

0 

1770 

я я 

250 

20,0 

11,5 

45,0 

21,3 

67,9 

1510 

На 2 80 4 (монокл.) 


15,0 

13,5 

32,3 

23,95 

57,4 

1780 

Ч 0 


10,0 

17,5 

21,25 

30,6 

41,0 

1930 

и и 


5,0 

23,3 

10,75 

41,2 

20,7 

1925 

и » 


0 

30,5 

0 

55,65 

0 

1800 

» » 

300 

25,0 

11,0 

60,2 

21,8 

73,4 

1220 

ч 


20,0 

11,5 

45,0 

21,3 

67,9 

1510 

я » 


15,0 

12,3 

31,8 

21,45 

59,7 

1880 



10,0 

13,3 

20,1 

22,0 

47,75 

2375 

„ „ 


5,0 

15,5 

9,7 

24,7 

28,2 

2905 

» „ 


0 

19,7 

0 

31,1 

0 

3215 

„ ,, 

350 

25,0 

13,6 

62,75 

28,1 

69,05 

поо 

„ ., 


20,0 

11,6 

45,05 

21,5 

67,7 

1500 

1 * ч 


15,0 

9,4 

30,6 

15,8 

65,95 

2155 

„ „ 


10,0 

7,0 

18,55 

10,7 

63,4 

3420 

„ „ 


5,0 

4,6 

8,5 

6,45 

56,85 

6690 

„ ' 


0 

2,2 

0 

2,8.5 

0 

35090 




Рис. 13. Совместная растворимость ИаСІи Ыа 2 8 0 4 вводс. 

Г—галит (ЫаСІ); ЛГ—мирабилит ДОа 2 5 0 4 - ІОІ^О); Г—тенардит (N8,804). 


|| СІ', нео; 

№С1— №НС0 3 — Н 2 0 

К. КеісН, МопаІзЬ. Сііет. \Уіеп, 12, 472 (1891—1892) 


№ 

г 

°с 

Жидкая фаза 

Твердая 

фаза 

вес. 

.»!» 

г/100 г раствора ЫаСІ 

ЫаСІ 

ЫаНСОз 

ЫаСІ 

N аНС0 3 

і 

15 

(23,50) 

(0,88) 

(23,71) 

(0,886) 

ИаНС0 3 

2 

і 

1 

21,39 

1,05 

21,618 

1,061 

Я 

3 


15,64 

1,81 

15,932 

1,847 

я 

4 


15,51 

1,83 

15,804 

1,869 

„ 

5 


10,33 

2,91 

10,642 

2,998 

* 





Авт. 



Примечание. М. И. Растворы насыщались СО, и, по указанию автора, содержали О, 
С.остав № 1 заключен в скобки автором. 


№С1 -№НС0 3 —Н а О 


О, Восііапсіег, Р. Вгеиіі, 2. ап§. СЬет., 16, 389 (1901) 


*,ч: 



Жидкая фаза 




Твердая 

фаза 

вес, 

■ °;о 

г/100 г 

н,о 

Л1/100Э г Н„0 

(і 

ИаСІ 

ИаНСОа 

ЫаСІ 

ЫаНСО, 

ЫаСІ 

ЫаНСОз 

20 

26,19 

0,79 

35,86 

1,076 

6,130 

0,1280 

1,1948 

КаНС0 3 


20,02 

1,39 

25,48 

1,763 

4,360 

0,2099 

1,1548 

я 


10,57 

3,28 

12,275 

3,804 

2,082 

0,4528 

1,0969 

и 


5,32 

5,26 

5,954 

5,883 

1,019 

0,7003 

1,0731 

я 


2,67 

6,73 

2,949 

7,430 

0,5045 

0,8845 

1,0646 

я 


1,07 

7,84 

1,173 

8,610 

0,2008 

1,025 

1,0604 

я 


0,53 

8,30 

0,586 

9,098 

0,1000 

1,083 

1,0584 

я 


0 

8,67 

0 

9,492 

0 

1,130 

1,0582 

я 




Авт. 



Примечание. М. И. і — несколько часов. /\;о 2 “1 вта. Анализ жидкой фазы: ЫаНСО,— 
титрованием раствором НС1 с метил оранжевым. 


т 
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Иа‘ II СГ, НСОд' N аСІ —NаНСО э —Н 2 0 


N801—N811003—Н а О 


П. П. Федотьев, Изв. Политехи, института, 1, № 3—4, 307 (1904); 2. рЬув. 
СНет., 49, 167—168 (1904); 2. ап§. СНет., 44, 1647 (1904) 



Жидкая фаза 


/, °с 

вес. о.'о 

г/ 100 г Н 2 о 

г[л 

ЛГ/1000 а Н 2 0 

а 

Твердая 

фаза 


N801 

ЫаНСОз 

ИаСІ 

ЫаНС0 3 

ЫаСІ | 

ИаНСОз 

N201 

ЫаНСО,, 


0 

(26,27) 

0 

(35,63) 

0 

_ 

_ 

(6,09) 

0 

_ 

ЫаСІ 


25,78 

0,57 

35,01 

0,77 

311,5 

6,9 

6,0 

0,09 

1.208 

ПаСІ + ИаНСОз 


0 

6,45 

0 

6,9 

— 

— 

0 

0,82 

— 

ИаНС0 3 

15 

(26,34) 

0 

(35,76) 

0 

316,9 

0 

(6,12) 

0 

1,203 

ИаСІ 


25,99 

0,73 

35,46 

1,00 

312,5 

8,8 

6,06 

0,12 

1,203 

ИаС1 + Ыа11СО а 


20,18 

1,26 

25,69 

1,61 

234,0 

14,6 

4,39 

0,19 

1,158 

N311С Оз 


15,47 

1,90 

18,72 

2,30 

175,5 

21,4 

3,20 

0,28 

1,127 

>, 


10,63 

3,01 

12,31 

3,48 

117,0 

32,9 

2,11 

0,41 

1,096 

0 


5,40 

4,81 

6,01 

5,36 

58,5 

51,7 

1,03 

0,61 

1,073 



2,75 

6,24 

3,02 

6,86 

29,3 

66,3 

0,52 

0,82 

1,063 



0 

8,09 

0 

8,80 

0 

85,3 

0 

1,05 

1,056 

И 

30 

(26,49) 

0 

,(36,03) 

0 

(316,8) 

0 

(6,16) 

0 

1,196 

№СІ 


26,10 

1,01 

35,81 

1,39 

313,0 

12,1 

6,12 

0,17 

1,199 

ЫаСІ + ЫаНСО;, 


20,03 

1,74 

25,60 

2,23 

231,7 

20,1 

4,38 

0,27 

1,156 

Н.іСНОц 


15,29 

2,63 

18,63 

3,20 

172,3 

29,6 

3,18 

0,38 

1.127 

1 

V 


10,43 

4,05 

12,19 

4,73 

114,7 

44,5 

2,08 

0,56 

1,100 

*> 


5,29 

6,43 

5,99 

7,28 

57,0 

69,3 

1,02 

0,87 

1,079 



0 

9,93 

0 

11,02 

0 

105,8 

0 

1,31 

1,066 

»> 

45 

26,74 

0 

(36,50) 

0 

(318,0) 

0 

(6,24) 

0 

1,189 

N301 


26,18 

1,41 

36,15 

1,95 

313,6 

17,0 

6,18 

0,23 

11,198 

ЫаС1+N31400., 


19,90 

2,39 

25,61 

3,07 

229,9 

27,5 

4,38 

0,37 

1,155 

^нсо. 


15,36 

3,52 

18,94 

4,34 

173,2 

39,8 

3,24 

0,52 

1,127 



12,86 

4,31 

15,52 

5,20 

143,3 

48,0 

2,65 

0,62 

1,115 

и 


5,26 

8,14 

6,07 

9,40 

57,2 

88,5 

1,04 

1,12 

1,086 



0 

12,17 

0 

13,86 

0 

131,1 

0 

1,65 

1,077 

» 



Авт. 



Примечание. М. И. (± 0,2’). т —несколько часов. С0 2 пропускался через раствор в те¬ 
чение О,Г, час. Р(^о д = 1 ата. Анализ жидкой фазы: СѴ и НСОд—титрованием. 


Иа" Ц СГ, НС0 3 ' ЫаСІ —ИаНСО,—Н 2 0 


N801 —NаНСОз—Н 2 0 


Р. А. РгееіН, РНіІ. Тгапв. Роу. 8ос. Ьопйоп, А, 223, 70—74 (1922) 





Жидкая фаза 




1 , °с 

вес. «Іо 

Л/1000 М Н 2 0 

индексы 

Твердая 

фаза 


ЫаСІ 

ЫаНС0 2 

ИаСІ 

^ ЫаНС0 3 

1 

ЫаСІ 

н.о 


0 

26,3 

! 

0 

110,0 

0 

100 

909 

№СІ 


25,9 

0,6 

108,6 

1,7 

98,4 

906 

ЫаСІ + ИаНСОз 


19,8 

ы 

77,1 

3,0 

96,3 

1250 

№НС0 3 


8,8 

2,7 

30,6 

6,5 

82,4 

2690 



0 

6,5 

0 

14,9 

0 

6710 


15 

26,3 

0 

110,0 

0 

100 

909 

ЫаСІ 


26,1 

0.9 

110,2 

2,6 

97,7 

886 

ЫаСІ+ N31400, 


16,4 

2,0 

61,9 

5,2 

92,2 

1490 

N31400, 


8,6 

3,8 

30,2 

9,3 

76,5 

2530 



0 

8,1 

0 

18,9 

0 

5290 


20 

26,4 

0 

110,6 

0 

100 

905 

N30 


26,1 

1,0 

110,3 

3,0 

97,4 

883 

N30 + N31400, 


19,5 

1,7 

76,3 

4,6 

94,3 

1235 

№НСО, 


8,5 

4,2 

30,0 

10,3 

74,4 

2480 



0 

8,7 

0 

20,4 

0 

4895 


25 

26,4 

0 

110,6 

0 

100 

905 

N30 


26,0 

1,2 

110,1 

3,5 

96,9 

880 

ЫаСІ + ЫаНСО, 


19,7 

1,8 

77,3 

4,9 

94,0 

1215 

ИаНСОз 


12,7 

3,2 

46,5 

8,1 

85,1 

1830 

м 

30 

0 

9,3 

0 

22,0 

0 

4550 


26,5 

0 

111,1 

0 

100 

900 

ЫаСЛ 


26,1 

1,2 

110,6 

3,5 

96,9 

876 

ЫаСІ + ^НСО, 


19,5 

1,9 

76,4 

5,2 

93,6 

1225 

N314003 


8,8 

4,9 

31,4 

12,2 

72,1 

2290 

» 

35 

0 

9,9 

0 

23,5 

0 

4240 


26,6 

0 

111,7 

0 

100 

895 

ЫаСІ 


26,2 

1,3 

111,4 

3,8 

96,6 

868 

ЫаСІ + ЫаНСО, 


19,6 

2,1 

77,1 

5,7 

93,1 

1205 

N814003 


10,3 

4,7 

37,3 

11,8 

75,9 

2030 


45 

0 

10,6 

0 

25,4 

0 

3930 


26,7 

0 

112,3 

0 

100 

891 

N301 


26,2 

1,5 

111,7 

4,4 

96,2 

861 

ЫаСІ+N31400., 


19,2 

2,7 

75,8 

7,4 

91,1 

1200 

N311003 


10,5 

5,8 

38,6 

14,8 

72,2 

1870 

и 


0 

12,0 

0 

29,2 

0 

3420 


60 

27,0 

0 

114,0 

0 

100 

877 

ИаСІ 


26,4 

2,2 

114,0 

6,6 

94,5 

829 

N301 + №НС Оз 


19,1 

3,7 

76,2 

10,3 

88,1 

1155 

ШНС0 3 


10,0 

7,4 

37,3 

19,2 

66,0 

1770 

и 


0 

14,1 

4вт. 

0 

35,2 

0 

2840 

» 


И р и м е ч н іГн е. М. И. Анализ твердой фазы: М. О. 
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N31 СГ, НСО/ 


ЫаСІ—ЫаНС0 3 —Н 2 0 


Ыа' || СГ, НСО/ 


ЫаСІ—ЫаНСО.—Н 8 0 


N801—N811003—Н 2 0 


ЫаСІ—ЫаНС0 3 —Н 2 0 


Е. Торогезеи, Сотрі. гепсі., 174, 871 (1922); 175, 269 (1922) 


і, °С 

Жидкая фаза 

Твердая 

фаза 

вес. °,'и 

г/100 г Н а О 

1 /И/1000 м Н 2 0 

индексы 

ЫаСІ 

ЫаНС0 3 

ЫаСІ 

ЫаНС0 3 

ЫаСІ 

ЫаНСО., 

ЫаСІ 

НзО 

1 

15 

26,31 

0 

35,7 

0 

1 

110,0 

і 

0 

100 

909 

ЫаСІ 


26,11 

0,77 

35,7 

1,05 

110,0 

2,25 

98,0 

891 

ЫаСІ 4- ЫаНСОд 


0 

8,17 

0 

8,9 

0 

19,1 

0 

5241 

ЫаНСОз 

35 

26,57 

0 

36,18 

0 

111,5 

0 

100 

897 

ЫаСІ 


26,18 

1,15 

36,02 

1,58 

111,0 

3,39 

97,0 

874 

ЫаСІ 4- N814003 


0 

10,63 

0 

11,9 

0 

25,5 

0 

3918 

ЫаНСОд 

50 

26,83 

0 

36,67 

0 

113,0 

0 

100 

885 

ЫаСІ 


26,27 

1,61 

36,42 

2,24 

112,2 

4,80 

95,9 

855 

ЫаСІ 4- ЫаНСОд 


0 

12,66 

0 

14,5 

0 

31,09 

0 

3216 

ЫаНСОд 




Лет. 






И 1 

|мім е ч 

аи п?. і 

М. И. Т; 

■ІА -5 ч 

;а<:. 






N801— ЫаНСОд— Н 2 0 

В, Ыеитапп, В, Ботке, X. Еіекігоскет., 34, 142 (1928) 


Жидкая фаза 


С. Ч‘, 

вес. «Іо 

?{л 

М/л 

б 

(выч.) 

Твердая 

фаза 


ЫаНСОз 

№СІ 

^нсо ;і 

ЫаСІ 

ЫаНС0 3 

20 

26,07 

0 

312,3 

0 

5,34 

0 

1,198 

ІЫаСІ 


25,84 

0,82 

310,9 

9,92 

5,32 

0,12 

1,203 

ЫаСІ + ЫаНСОд 


13,01 

3,03 

143,0 

33,3 

2,45 

0,40 

1,099 

ЫаНСОд 


4,30 

5,84 

45,5 

61,7 

0,78 

0,73 

1,057 

и 


0 

8,66 

0 

90,8 

0 

1,06 

1,048 

„ 

30 

26,33 

0 

314,4 

0 

5,37 

0 

1,194 

ЫаСІ 


25,96 

1,05 

311,3 

12,6 

5,33 

0,15 

1,199 

ЫаСІ 4- ЫаНСОд 


9,47 

4,34 

103,2 

47,3 

1,77 

0,56 

1,090 

ЫаНСОз 


3,21 

7,53 

34,1 

80,0 

0,58 

0,95 

1,063 

» 


0 

9,90 

0 

104,2 

0 

1,24 

1,053 

и 

40 

26,55 

0 

316,0 

0 

5,40 

0 

1,190 

ЫаСІ 


26,08 

1,30 

311,9 

15,6 

5,34 

0,19 

1,196 

ЫаСІ 4- ЫаНСОд 

1 

15,85 

3,16 

178,6 

35,6 

3,06 

0,42 

1,127 

ЫаНСОз 


9,04 

5,22 

98,5 

56,9 

1,68 

0,68 

1,089 

„ 


0 

11,41 

0 

119,6 

0 

1,42 

1,048 

» 





Авт. 





Примечание. М. И. (±0,1°). х — 4 часа. = 1.2 атпа. 


1. Е. Тееріе, ТЬе Іпйизігіаі Неѵеіортепі оі Зеагіез Ьаке Вгіпез, стр. 114 и 
116, 1929 


и °с 

| Жидкая фаза | 

| Твердая фаза 

вес. 

. °1 0 

1 г/100гН 2 0 | 

| /И/1000 М Н..0 

ЫаСІ 

ЫаНС0 3 

ЫаСІ 

ЫаНСОз 

ЫаСІ 

ЫаНСО„ 

20 

26,5 

0 

36,0 

0 

111,0 

0 

ЫаСІ 


26,1 

1,0 

35,8 

1,4 

110,4 

3,0 

ЫаСІ + ЫаНСОз 


0 

8,8 

10 

9,6 

0 

20,6 

ЫаНСОз 

35 

26,6 

0 

36,3 

0 

111,6 

0 

ЫаСІ 


25,7 

1,5 

35,2 

2,0 

108,4 

4,3 

ЫаСІ + ЫаНСОд 


0 

10,5 

0 

11,7 

0 

25,2 

ЫаНСОз 





Авт. 




Примечание. М. И. (±0,3°). х — несколько суток. Данные получены при участии ѴѴ. Е. Вигке 
и Н. сіе Корр. 


ЫаСІ—ЫаНС0 3 —Н 2 0 

С. 3. Макаров, П. М. Ваксберг, СТЭ, 7, 221 (1931) 



| Жидкая фаза | 

/. "С 

| вес. о, 1 » 

лі/юоожн 2 о | 


| ЫаСІ | 

ЫаНСОз 

| ЫаСІ 

| ЫаНСОз 

—21,8 

22,87 

0,81 

92,35 

2,28 

—12,8 

24,40 

0,76 

100,48 

2,18 


14,9 

1,6 

54,99 

4,11 

— 10,0 

24,65 

0,70 

101,76 

2,01 


12,79 

2,01 

46,26 

5,06 

-8,0 

24,74 

0,62 

102,15 

1,78 


9,80 

2,7 

34,52 

6,62 

—5,0 

25,1 

0,7 

104,25 

2,02 


7,8 

4,05 

27,27 

9,85 

—0,9 

25,8 

0,6 | 

108,03 

1,75 


Твердая фаза 


ЫаСІ • 2Н 2 0 + ЫаНС0 3 4- лёд 
ЫаСІ • 2Н 2 0 + ЫаНСОд 
ЫаНС0 3 4-лёд 
ЫаСІ-2Н 2 0 4- ЫаНСОд 
N814003 4- лёд 
ЫаСІ • 2НоО + ЫаНСОд 
ЫаНСОд + лёд 
ЫаСІ • 2Н а 6 4" ЫаНСОд 
ЫаНСОд + лёд 

ЫаСІ • 2Н а 0 4- ЫаСІ 4- ЫаНСО« 


Авт. 


N801—NаНСОз—Н 2 0 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 


1 . «с 

Жидкая фаза | 

Твердая фаза 

вес. 0|о 

| г/100 2 солей 

| Ж/ЮООЖН.О 

ЫаСІ 

ЫаНСОз 

| ЫаСІ 

I н 2 0 

I ЫаСІ 

| ЫаНСОз 


С. 

3. Макаров, Н. 

М. Ваксберг, СТЭ, 7, 232-233 (1931) 

0 

| 25,9 I 

0,6 | 


— 

108,59 | 

1,75 | 

ЫаСІ 4-ЫаНСОз 


Авт. | 

— | 


Авт. | 



С. 3. 

Макаров, М. Г. ! 

Валяшко, ИОНХ 

АН СССР, 1931 [М. И.] 

—5 

5,07 

4,03 

— 

— 

— 

— 

ЫаНСОз 4- лёд 

25 

26,40 

0 

— 

— 

— 

- і 

ЫаСІ 


26,00 

1,20 

— 

— 

— 

— 

ЫаСІ 4-ЫаНСОз 


0 

9,39 

-- 

— 

— 


ЫаНСОд 


I Авт. ! 












N 3 ' || СУ, НС(Ѵ ЫаСІ—ЫаНСОа—Н 2 0 


Продолжение 

Жидкая фаза _ 

і , °С вес. °'о УИ/1000 М Н а О индексы Твердая фаза 

ЫаСІ ІЫаНСОз ЫаСІ I ЫаНС0 3 ЫаСІ | Н 2 0 


93,0 1175 ИаНСО^ 

87.2 1545 

74.6 2060 

50.1 2855 

0 3890 

100 887 ИаСІ 

95.8 858 ЫаСІ + ИаНСа, 

95.1 903 ЫаНСОч " 

90.8 1135 

83.6 1460 

69.3 1880 

44.2 2470 

0 3205 


20,00 

2,16 

79,2 

5,95 

15,00 

3,18 

56,5 

8,3 

10,00 

4,90 

36,2 

12,3 

5,00 

7,17 

17,55 

17,5 

0 

10,70 

0 

25,7 

26,8 

0 

112,8 

0 

26,15 

1,65 

111,6 

4,9 

25,00 

1,85 

105,3 

5,4 

20,00 

2,90 

79,95 

8,1 

15,00 

4,22 

57,2 

11,2 

10,00 

6,35 

задб 

16,3 

5,00 

9,05 

17,9 

22,6 

0 

12,70 

0 

31,2 



Рис. 14. Совместная растворимость ИаСІ 
и ИаНС0 3 в воде. 
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Ма'Ц С1\ СО. 


ЫаСі — Ы зіСОз— Н 2 0 


Ка■ п сі\ со. 


ЫаСІ— N а 2 С0 3 — Н 2 0 


Nа'||С1 / , СО" 
ЫаСІ—Ыа 2 С0 3 — Н 2 0 


К. КеІсЬ, МопаІзЬ. Г. Сііетіе, 12, 466 (1891) 






Жидкая фаза 





(, °с 

вес. «'о 

г/100 г Н,0 

Л1/1000 м Н 2 0 

индексы 

Твердая фаза 

ЫаСІ 

Ыа 2 С0 3 

ЫаСІ 

КаХО ;і * 

• ІОН.О 

2ЫаС1 

Ыа.,С0 3 

2КаС1 

Н.,0 


15 

20,40 

9,19 

37,23 

45,27 

44,65 

22,18 

66,81 

1496 

ЫаС1 + Ма 2 С0 3 - ЮН О 





(ср. 2 ) 


19,78 

9,05 

35,46 

43,77 

42,83 

21,61 

66,46 

1552 

Ыа,С0 3 • ІОН.О 


18,29 

8,87 

31,65 

41,44 

38,69 

20,70 

65,15 

1684 



16,66 

8,78 

27,93 

39,73 

34,43 

20,01 

63,24 

1837 



14,56 

8,89 

23,70 

39,06 

29,31 

19,74 

59,76 

2039 



12,44 

9,18 

19,82 

39,46 

24,46 

19,91 

55,13 

2254 



10,22 

9,67 

16,05 

40,96 

19,66 

20,52 

48,93 

2489 



7,72 

10,41 

12,02 

43,78 

14,53 

21,62 

40,19 

2766 



5,14 

11,40 

8,02 

48,00 

9,49 

23,22 

29,01 

3057 



2,55 

12,64 

4,03 

53,86 

4,63 

25,33 

15,45 

3338 



0 

14,10 

0 

61,42 

0 

27,90 

0 

3584 





Авт. 







Примечание. М. И. т= 1—2 часа. Применялась мелкозернистая сода. Результаты интер- 
претируются автором с помощью эмпирической формулы. 


ЫаСІ —Ыа^Оз—Н 2 0 


Б. Н. СосЬегеі, ОІззеП., ЬеШеп, стр. 73, 1911; ТаЫез Аппиеііез, 2, 449 (1913) 


(,°С 

вес. о/о 1 

Жидкая фаза 

мптм н 2 о| 

индексы 

Твердая фаза 

ЫаСІ 

Ыа 2 С0 3 

2ЫаС1 

Ыа 2 С0 3 

2ЫаС1 | 

н 2 о 

30 

26,47 

0 

55,47 

0 

100 

1803 

ЫаСІ 


21,94 

5,05 

46,31 

11,76 

79,75 

1722 

» 


18,76 

9,71 

40,42 

23,07 

63,65 

1575 

„ 


16,26 

14,81 

36,35 

36,52 

49,90 

1372 

V 


14,12 

18,00 

32,05 

45,07 

41,55 

1297 

МаС1 + Ыа 2 С0 3 . Н а О 


1 Г,49 

20,72 

26,12 

51,94 

33,45 

1281 

МаХОз-НаО 


10,24 

22,75 

23,55 

57,70 

29,00 

1231 

N 39 (^ 0 ^ * Н^О -|- Nа 2 СО* * 7Н 2 0 


5,93 

24,26 

13,09 

59,06 

18,15 

1386 

Ыа 2 С0 3 -7Н 2 0 


5,17 

25,59 

11,51 

62,81 

15,50 

1346 

V 


4,15 

26,82 

9,26 

66,03 

12,30 

1328 

Ма 2 СО„- 7Н 2 0 + Ыа 2 С0 3 - ЮН 2 0 


3,33 

27,12 

7,38 

66,27 

10,00 

1358 

Ыа 2 СО г 10Н 2 О 


0,90 

27,48 

1,94 

65,21 

2,90 

1489 

» 


0 

27,98 

0 

66,03 

0 

1514 

” 


Авт. 







Примечание. В ТаЫез Ашшеііез методика не описана. 


ыасі— ыа 2 со 3 —н 2 о 


Р. А. Ргеей, РЫ1. Тгапь. Коу. Зое. Ьопсіоп, А, 223, 52—56 (1922) 


і, °С 

Жидкая фаза 


вес. о/ о 

I ЛГ /1000 м Н 2 0 

1 индексы 

Твердая фаза 

ЫаСІ 

| Ыа 2 СО ; 

, 2ЫаС1 

Ка 2 СО. 

, 2ИаС1 

н 2 о 


0 

26,3 

0 

55,0 

0 

100 

1820 

ИаСі 


25,1 

1,1 

52,4 

2,5 

95,4 

1820 



24,2 

2,8 

51,1 

6,5 

88,7 

1730 

Ыа0І + Ыа 2 СО 3 . 1011,0 


20,4 

2,8 

40,9 

6,2 

86,8 

2120 

Иа.,С0 3 . ЮНоО " 


15,6 

2,9 

29,5 

6,0 

83,0 

2810 



12,3 

3,1 

22,4 

6,2 

78,2 

3490 



8,2 

3,7 

14,3 

7,1 

66,7 

4650 



4,5 

4,3 

7,6 

8,0 

48,7 

6400 



0 

6,6 

0 

12,0 

0 

8320 


15 

26,3 

0 

55,0 

0 

100 

1820 

ЫаСІ 


24,0 

3,5 

51,0 

8,2 

86,1 

1690 



20,2 

9,2 

44,1 

22,1 

66,5 

1510 

№С1 + Ыа,С0 3 . ЮН.,О 


14,7 

8,7 

29,6 

19,3 

60,5 

2040 

МІССѴ 10Н..О - 


8,9 

9,9 

16,9 

20,7 

44,9 

2660 



0 

14,1 

0 

27,9 

0 

3580 

9 

20 

26,4 

0 

55,3 

0 

100 

1810 

ЫаСІ 


22,0 

6,9 

47,7 

16,5 

74,3 

1560 



20,3 

9,5 

44,5 

23,0 

66,0 

1480 



18,9 

11,5 

41,8 

28,1 

59,8 

1430 



17,4 

13,5 

38,8 

33,2 

53,9 

1390 

ЫаС1 + Ыа,С0 3 - ЮН„0 


12,8 

12,9 

26,5 

29.5 

47,3 

1780 

ЫІ 2 СО 3 .10Н 2 О “ 


7,7 

14,1 

15,2 

30,6 

33,1 

2180 


4,0 

15,5 

7,6 

32,7 

19,0 

2470 



0 

17,6 

0 

36,3 

о 

2750 

9 

25 

26,4 

0 

55,3 

0 

100 

1810 

ЫаСІ 


21,3 

7,9 

46,3 

18,9 

71,0 

1530 



15,45 

17,25 

35,4 

43,5 

44,8 

1270 

МаС1 + Ма 2 С0 3 -7Н 2 0 ( ср . 2) 


13,0 

18,4 

29,2 

45,6 

39,0 

1340 

Ыа 2 С0 3 - 7Н а О 


11,8 

19,0 

26,3 

46,7 

36,0 

1370 

Ыа 2 С0 3 . 7Н 2 0 -|“ Ыа.СО... ЮН 2 


10,8 

18,8 

23,6 

45,4 

34,2 

1450 

Ыа 2 СО 3 -10Н 2 О 


5,6 

19,6 

11,5 

44,5 

20,6 

1780 



0 

22,7 

0 

49,9 

0 

2000 


30 

26,5 

0 

55,5 

0 

100 

1800 

ЫаСІ 


22,7 

5,0 

48,4 

11,7 

80,4 

1660 



15,0 

17,7 

34,3 

44,7 

43,4 

1260 

ЫаС1 + Ыа” 2 С0 3 -Н 2 0 


12,9 

21,2 

30,2 

54,7 

35,5 

1180 

ЫаСІЫа 2 С0 3 - 7Н а О (мет.) 


11,1 

20,5 

25,0 

50,9 

32,9 

1320 

Ыа 2 С0 3 - Н а О 


10,4 

21,9 

23,7 

55,0 

30,1 

1270 



10,2 

22,5 

23,3 

56,8 

29,1 

1250 

Ыа 2 С0 3 - Н а О + Ма 2 С0 3 • 7Н„С 


9,3 

22,7 

21,1 

56,7 

27,1 

1280 

Ыа 2 С0 3 -7Н 2 0 


7,2 

24,6 

16,3 

61,3 

21,0 

1290 



4,2 

26,6 

9,3 

65,3 

12,5 

1340 



3,9 

26,9 

8,7 

66,1 

11,6 

1340 

Ыа^СО^ • 7Н 2 0 Ыа 2 СОз* 10Н<>( 


3,7 

27,0 

8,2 

66,2 

11,0 

1340 

Ма,С0 3 - ЮНЮ 


0 

28,5 

0 

67,7 

0 

1470 


35 

26,6 

0 

55,8 

0 

100 

1790 

ЫаСІ 


24,0 

4,0 

51,4 

9,4 

84,5 

1640 



21,7 

7,4 

47,1 

17,7 

72,7 

1540 

» 


Авт. 







94 


95 






Ыа‘ і С1', СО/ 


ЫаСі—Ыа 2 С0 3 —Н 2 0 


Яа" | СГ, СО/ 


ЯаСІ—ЫааСОа—Н,0 


Продолжение 



і 


Жидкая фаза 




и °с 

вес. "(о 

| Л01ООО М Н 2 0 

| индексы 

Твердая фаза 


ИаСІ 

^ 2 СО; 

2ЯаС1 

| N8/0, 

2ЫаС1 

н 2 о 


35 

16,1 

16,8 

37,0 

42,5 

46,5 

1260 

НаС1 + Иа а С0 3 . Н а О 


7,1 

25,5 

16,2 

64,3 

20,1 

1240 

№ 2 С0 3 - Н 2 0 


2,9 

30,2 

6,7 

76,7 

8,0 

1200 

» 


2,5 

31,0 

5,8 

79,2 

6,8 

1170 

Ыа 2 С0 3 • Н 2 0 + Иа.СОз ■ 7Н.,0 


2,0 

31,5 

4,6 

80,5 

5,4 

1170 

^ 2 С0 3 -7Н 2 0 


0 

32,9 

0 

83,3 

0 

1200 

45 

26,7 

0 

56,1 

0 

100 

1780 

N301 


24,2 

3,6 

51,6 

8,5 

85,9 

1660 

ѵ 


20,2 

10,3 

44,8 

25,2 

64,0 

1430 



17,4 

15,0 

39,6 

37,7 

51,2 

1290 

№СЧ-На.,С0 3 -Н.,0 


14,6 

17,6 

33,2 

44,1 

42,9 

1290 

Ыа.,С0 3 • Н.,0 


11,1 

20,7 

25,1 

51,6 

32,7 

1300 

„ 


7,3 

24,4 

16,5 

60,7 

21,3 

1290 



3,9 

28,2 

8,8 

70,6 

11,1 

1260 

,, 


0 

32,2 

0 

80,7 

0 

1240 

„ 

60 

27,0 

0 

57,0 

0 

100 

1750 

ЫаСІ 


17,8 

13,9 

40,1 

34,6 

53,7 

1340 

ЫаОИ-Ыа 2 С0 3 .Ц..О 


14,5 

16,6 

32,4 

40,9 

44,2 

1360 

Иа 2 СО.,. Н..О 


10,9 

20,2 

24,4 

49,8 

32,8 

1350 

1 


7,2 

24,0 

16,1 

59,3 

21,4 

1320 

„ 


! 0 

Лв 

31,8 

т. 

0 

79,2 

0 

1260 

1 9 


Примечание. М. И. Анализ жидкой фазы: СГ —титрованием раствором А§ЫО„, С0 3 — 
гравиметрически после адсорбции в КОН. Анализ твердой фазы: М. О. 


N301—КааСОз—Н а О 


Р. Мопсіаіп-Мопѵаі, Сотрі. гепй., 174, 1016 (1922) (15°); 175, 163 (1922) (0°) 


№ 

І 

°С 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

і вес. «/о 

1 а/] 00 г И,0 

I Л/1000 м Н 2 0 

| индексы 

ЫаСІ 

N8,00, 

ЫаСІ 

№ 2 С0 3 

2ЫаС1 

№ 2 С0 3 

2ЫаС1 

[ н*о 

1 1 

0 

26,3 

0 

35,6 

0 

54,9 

0 

100 

1820 

ЫаСІ 

2 


24,8 

3,17 

34,5 

4,4 

53,2 

7,5 

87,6 

1645 

ЫаС1 + (Ыа 2 СО. г ЮН 2 0) 

3 


23,2 

3,6 

31,6 

4,9 

48,7 

8,3 

85,4 

1755 

(Ыа 2 С0 3 • ЮН 2 0) 

4 


22,5 

4,2 

30,7 

5,7 

47,3 

9,7 

83,0 

1755 

„ 

5 


22,3 

4,2 

30,3 

5,7 

46,7 

9,7 

82,8 

1775 

1 

р 

6 


10,7 

3,8 

12,5 

4,5 

19,3 

7,7 

71,5 

3705 

и 

7 


3,1 

4,4 

3,3 

4,7 

5,1 

8,0 

38,9 

7635 

, р 

8 


0 

6,6 

0 

7,1 

0 

12,1 

0 

8265 

М 

9 

15 

26,3 

0 

35,7 

0 

55,0 

0 

100 

1820 

НаСІ 

10 


24,3 

3,1 

33,5 

4,3 

51,6 

7,3 

87,6 

1700 

р 

11 

1 

20,4 

9,6 

29,1 

13,7 

44,8 

23,3 

65,8 

1470 

№С1 + (N3,003 • ЮН 2 0) 

12 


13,7 

10,2 

18,0 

13,4 

27,7 

22,8 

54,8 

1980 

(N32003- ЮН 2 0) 

13 


7,2 

10,6 

8,8 

12,9 

13,6 

21,9 

38,3 

2820 

р 

14 


0 

14,2 

0 

16,5 

0 

28,0 

0 

3570 

р 





| Авт. 







Примечание. М. И. х=4 часа при 15° (с перемешиванием). Автор ошибочно допускал 
существование в твердой фазе .\’а г Г.О г 2,51 1 2 0 (№ 2—8 и 11—14) вместо Ха/О,- 10 1 ГО. 
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ИаС!— На 2 С0 3 — Н 2 0 


Л. Е. Тееріе, ТНе іпііизігіаі Оеѵеіоршепі оі Зеагіез Ьаке Вгіпез, стр. 66—72 
и 92, 1929 


і.°с 

| Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. °!о 

г/100 г Н,0 

| Л1/Ю00Л1 Н 3 0 

| индексы 

N301 

N8/0, 

N801 

N3/0; 

2іЧаС1 

N 8,003 

2ШС1 

Н 2 0 

20 

26,5 

0 

36.0 

0 

55,5 

0 

100,0 

1800 

N301 


20,3 

9,5 

28,9 

13,5 

44,5 

22,9 

66,0 

1485 



17,4 

13,6 

25,4 

19,8 

39,1 

33,6 

53,8 

1375 

ШС1 + ^ 2 С0 3 -ЮН 2 0 


12,8 

12,9 

17,2 

17,4 

26,5 

29,6 

47,2 

1785 

№ 2 СО 3 -10Н.,О 


7.7 

14,1 

9,9 

18,0 

15,3 

30,6 

33,3 

2180 



0 

17,7 

0 

21,5 

0 

36,5 

0 

2740 


35 

26,6 

0 

36,5 

0 

55,8 

0 

100,0 

1790 

N301 


16,1 

16,7 

23,9 

24,8 

36,8 

42,1 

46,6 

1265 

N3(51 + №„СО.,-Н,0 


0 

32,8 

0 

48,8 

0 

82,9 

0 

1205 

^ 2 со 3 -н.,о 

50 

26,7 

0 

ЗБ,5 

0 

50,2 

0 

100,0 

1781 



18,3 

14,1 

27,0 

20,9 

41,5 

35,5 

53,9 

1300 

N801 + N а 2 С0 3 - Н.,0 


0 

32,2 

0 

47,5 

0 

80,6 

0 

1240 

Ка я С0 3 -Н,0 

75 

27,4 

0 

37,8 

0 

58,2 

0 

100,0 

1720 

^СІ 


20,9 

іи 

30,8 

16,4 

47,4 

, 27,9 

62,9 

1330 

ШС 14 ^а,СО я -Н ,0 


0 

31,2 

0 

45.3 

0 

77,0 

0 

1300 


100 

22,5 

10,2 

33,5 

15,15 

51,6 

■25,8 

66,7 

1290 

N301 + N 3 / 03 -Н 2 0 


1 



Авт. 






Примечание. М. И. (±0,3°). т —несколько суток. У авторов на стр. 112 растворимость 
На,СО. при <=35° отвечает 49,2 г/|00 г Н..О. Данные получены при участии \Ѵ. Е. Витке и 
Н. йе Корр. 


№СІ — \а 2 С0 3 —Н 2 0 


С. 3. Макаров, ЖОХ, 3, вып. 2, 246—247 (1933) 


и °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. о/о 

М/1000 м Н 2 0 

индексы 

N801 

N3/0, 

2ШС1 

N 3/03 

2 ^С 1 

Н 2 0 

-21,4 

23,15 

1,5 

47,3 

3,4 

93,3 

1970 

№С1-2Н,0 + N8/0»- ЮН 

— 20,6 

22,2 

1,3 

44,7 

2*9 

93,9 

2100 

N 320034 -лёд 

— 20,0 

21,8 

1,35 

43,7 

3,0 

93,6 

2140 


—19,4 

21,1 

1,4 

41,9 

3,1 

93,2 

2220 


—14,6 

16,9 

1,8 

32,0 

3,7 

89,5 

2790 


— 10,6 

13,3 

2,2 

24,2 

4,4 

84,5 

3490 


— 8,0 

10,2 

2,8 

18,1 

5,5 

76,7 

4250 

в 

— 6,2 

6,2 

3,7 

10,6 

7,0 

60,3 

1.690 


— 4,8 

3,6 

4,2 

6,0 

7,7 

43,7 

7270 


— 3,0 

2,0 

5,0 

3,3 

9,1 

26,6 

8030 


—21.3 

23,5 

0 

47,3 

0 

100 

2110 

Лёд 

—11,9 

14,9 

0,9 

27,3 

1,8 

93,7 

3440 


— 6,9 

9,0 

1,5 

15,5 

2,8 

84,4 

5450 


— 3,7 

5,0 

1,95 

8,3 

3,5 

69,9 

8440 


— 2,1 

2,0 

2,3 

3,2 

4,1 

44,0 

13680 


— 1,0 

0 

2,5 

0 

4,3 

0 

22930 


0 

23,5 

3,1 

49,3 

7,2 

87.3 

1770 

^ 2 С 0 ,>ЮН 2 0 

— 4,0 

21,9 

3,3 

45,1 

7,5 

85,7 

1600 


— 6,1 

21,0 

3,4 

42,8 

7.6 

84.8 

1980 


— 8,7 

20,0 

3,5 

40,3 

7,8 

83,8 

2080 


— 7,2 

16,0 

4,0 

30,8 

8,5 

78,4 

2540 


— 4,4 

12,0 

4,5 

22,1 

9,1 

70,7 

3190 


— 2,5 

6,0 

5,2 

10,4 

9,9 

51,1 

4010 


1,5 

3,5 

5,5 

5,9 

10,3 

36,6 

6170 


—' 2,1 

0 

5,95 

0 

10,7 

0 

9300 

- 


Авт. 







Примечание. Метод—термический. 
7 Зак. 331. 
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N3* Ц С1', СОз" 


N301— Ыа.ССѴ 


N301—N3X0)5—Н 2 0 

С. 3. Макаров, ЖОХ, 3, вып. 2, 237 (1933); СТЭ, 7, 221 (1931) 

I Жидкая фаза I 


№ і, °С вес. “/о Л/1008 Л Н.0 индексы 

ЫаСІ Ыа 2 С0 3 2ЫаСІ Ыа 3 С0 3 2ЫаС1 Н 2 0 


Твердая фаза 


26,4 

0 

55,3 

0 

16,7 

15,1 

37,7 

37,6 

0 

18,7 

0 

39,1 

26.4 

0 

55,3 

0 

16,8 

15,7 

38,3 

39,5 

16,7 

15,8 

38,1 

39,8 

14,7 

16,3 

32,8 

40,1 

13,8 

15,9 

30,3 

38,4 

13,7 

16,0 

30,0 

38,7 

0 

19,6 

0 

41,4 

26,4 

0 

55,3 

0 

14,3 

18,5 

32,8 

46,8 

10,0 

20,2 

22,1 

49,2 

0 

24,2 

0 

54,3 

26,5 

0 

55,5 

0 

14,5 

18,3 

33,3 

46,3 

13,6 

19,2 

31,2 

48,6 

8,8 

21,6 

19,5 

52,7 

0 

25,0 

0 

56,7 


ЫаСІ 

^С(-Иа 2 С0 3 -7Н 2 0+На 2 С0 3 - ЮН.,О 
^ 2 С0 3 -ЮН 2 0 
ИаСІ 

ИаСІ -(- № 2 С0 3 - 7Н 2 0 
ИааСо/- 7Н 2 0 + ^Х0 3 - ЮН 2 0 


/ п 2 '-< а 2 «_.и 3 • 

Иа 2 С0 3 - ЮН 2 0 


ИаСІ 

№С[ + № 2 С0 3 - Н 2 0 + Иа 2 С0 3 * 7Н..0 
Иа а С0 3 • 7Н 2 0 4- Иа 2 С0 3 • 10Н.>0 “ 
На 2 С0Т. ЮН 2 0 
ИаСІ 

ИаСІ + Иа 2 С0 3 - Н 2 0 
N3X0)5 • Н 2 0 + На 2 С0 3 • 7Н 2 0 
№ 2 С0 3 - 7Н 2 0 -|- Ыа 2 С0 3 • ЮН 2 0 
N3X0,,. ЮН,0 


Примечание. М. И. Состав жидкой фазы в ЛГ/ТООО М 1І 2 0 для № 2, 6 и 19 испра- 
»леи нами. 

N801—N82003—Н 2 0 

С. 3. Макаров, ЖОХ, 3, вып. 2, 239 (1933);'оТЭ, 7, 221 (1931) 


Жидкая фаза 


! вес. »|о ЛГ/1000 М Н 2 0 индексы 

ИаСІ : Иа 2 СО, 2ЫаС1 Ка 2 СО ; , 2ИаСІ Н.,0 


Твердая фаза 


-21,4 23,0 
- 1,2 24,4 


2010 №01 • 2Н 2 0 + На 2 С0 3 • ЮН 2 0 + лёд 
1740 ИаСІ + N301-2Н 2 0 +N 3 X 03 - 10Н,0 


N301 + N3X03- ЮН 2 0 


N301 + N3X0)5-7Н 2 0 
N а 2 С0 3 • 7Н 2 0 + N3X0)5- ЮН 2 0 
НаСі + нТ 2 0Од.Н 2 О 2 
N аХ0 3 • Н 2 0 + N3200)5 - 7Н,0 
№.Х0 3 .7Н 2 0 +N3X0)5- 10Н 2 О 
ЫаСІ На 2 С0 3 • НХ 


N3X03- Н 2 0 + N8300 
N3014-N 3 X 03 -И 


Э 3 -7Н 2 0 

Н 2 0 


| Авт. | I I I I 

Примечание. Приведенные составы интерполированы по литературным данным. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 



7* 


99 



Ыа’ІІСі', СО, 


ЫаСІ—Ыа г С0 3 —Н,0 


ВСГ, СО, 


N801—т а С0 8 —Н,0 


ИаСІ—№ 2 С0 8 —Н 2 0 

ВЕРОЯТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РАСТВОРИМОСТЕЙ (рис. 15) 





Жидкая фаза 




и °с 

вес. °/о | 

Ж/1000 ж Н 2 0 

индексы 

Твердая фаза 


ИаСІ 

Ка а С0 3 

2КаС1 

N8,00;, 

2КаСІ 

н 2 о 


—21,4 

22,7 

1,3 

46,0 

2,9 

94,1 

2045 

№СІ ■ 2Н,0+Ыа 2 С0 г 10Н ? О+лёд 

—1,2 

24,4 

2,6 

51,5 

6,05 

89,5 

1740 

ЫаСІ • 2Н а О + ЫаСІ + 

+ Ыа 2 СОо- ЮН 2 0 

ЫаСІ 

0 

26,3 

0 

55,0 , 

0 

100 

1820 


24,4 

2,8 

51,65 

6,5 

88,8 

1720 

ЫаСІ + Ыа,СО. г ЮН,0 


20,0 

2,7 

39,9 

5,95 

87,0 

2180 

N а 2 С0 3 • ЮН 2 0 


15,0 

2,9 

28,15 

6,0 

82,45 

2930 

V 


10,0 

3,4 

17,8 

6,7 

72,65 

4080 

» 


5,0 

4,3 

8,5 

8,05 

51,35 

6040 

0 


0 

6,4 

0 

11,6 

0 

8620 

0 

15 

26,35 

0 

55,15 

0 

100 

1815 

ИаСІ 


20,1 

9,3 

43,9 

22,4 

66,2 

1510 

№СІ + №Х0 3 • ЮН, О 
ИаХОз- 10Н 2 О 


15,0 

8,9 

30,4 

19,9 

60,45 

1990 


10,0 

9,7 

19,2 

20,5 

48,35 

2520 

0 


5,0 

11,3 

9,2 

22,95 

28,6 

3110 



0 

14,2 

0 

28,1 

0 

3560 

V 

20 

26,4 

0 

55,3 

0 

100 

1810 

ЫаСІ 


20,0 

9,6 

43,8 

23,2 

65,4 

1490 

0 


17,5 

13,4 

39,0 

32,95 

54,2 

1390 

N,101 + Ыа,С0 3 • ЮН., О 


15,0 

12,9 

32,05 

30,4 

51,3 

1600 

ИаоСОз ■ ЮН,0 


10,0 

13,3 

20,1 

29,5 

40,5 

2015 

0 


5,0 

15,0 

9,65 

31,9 

23,2 

2405 

V 


0 

17,9 

0 

37,1 

0 

2695 

„ 

25 

26,45 

0 

55,4 

0 

100 

1805 

ЫаСІ 


20,0 

10,1 

44,1 

24,55 

64,25 

1455 

V 


15,4 

17,2 

35,2 

43,4 

44,8 

1270 

N301 +N3,00.3-7Н 2 0 


11,8 

18,9 

26,25 

46,35 

36,15 

1380 

N3,00, • 7Н 2 0 + N8,003 • ЮН, О 
" ' № 3 С0 3 -ЮНХ> 


10,0 

18,7 

21,6 

44,6 

32,6 

1510 


5,0 

20,0 

10,3 

45,3 

18,5 

1800 

0 


0 

22,8 

0 

50,2 

0 

1990 

» 

30 

26,5 

0 

55,55 

0 

100 

1800 

N301 


20,0 

10,3 

44,2 

25,1 

63,8 

1445 

0 


15,3 

17,7 

35,2 

44,9 

43,95 

1250 

N301+ N32003-1420 


13,2 

21,1 

30,95 

54,6 

36,2 

1170 

N301 +N3,003-7Н 2 0 (мет.) 


10,2 

22,5 

23,4 

56,8 

29,2 

1245 

N3200, • Н 2 б + N33003 - 7Н 2 0 


7,0 

24,5 

15,75 

60,8 

20,6 

1305 

N3,00,, • 7Н 2 0 


3,9 

26,9 

8,7 

66,05 

11,65 

1340 

N3200, - 7Н 2 0 + N3^03 • ЮН 2 0 


0 

28,4 

0 

67,4 

0 

1485 

N3,003- ЮН 2 0 

35 

26,55 

0 

55,7 

0 

100 

1795 

N301 

20,0 

10,5 

44,35 

25,7 

63,3 

1430 

0 


16,1 

16,8 

37,0 

42,55 

46,5 

1255 

N^01 ЫЭ2СОд • Н2О 


15,0 

17,75 

34,4 

44,9 

43,4 

1260 

№ 2 СОд-Н 2 0 


10,0 

22,5 

22,8 

56,65 

28,7 

1260 

0 


5,0 

27,7 

11,45 

69,95 

14,1 

1230 

0 


0,6 

32,5 

1,4 

82,55 

1,65 

1190 

Ыа ? С Од • Н^О -[- Ыа 2 СОд • 


0 

33,0 

0 

83,7 

0 

1195 

N8,003 • 7Н а О 

50 

26,8 

0 

56,4 

0 

100 

1775 

N301 

25,0 

3,1 

53,6 

7,3 

88,0 

1640 

0 


20,0 

11,2 

44,8 

27,7 

61,8 

1380 

0 


Продолжение 


1, °с 

вес. °|о 

Жидкая фаза 

I Ж/1000 ж Н 2 0 

| индексы 

Твердая фаза 

N 801 

Ыа 2 СО я 

2 ШС 1 

N 82003 

2 ШС 1 

н,о 

50 

18,1 

14,3 

41,25 

35,95 

53,45 

1295 

N301 + ^ 2 С0 3 -Н„ О 


15,0 

17,0 

34,0 

42,5 

44,45 

1310 

N3X03 -Н а О 


10,0 

21,7 

22,6 

54,0 

29,5 

1305 



5,0 

26.8 

11,3 

66,8 

14,5 

1280 



0 

32,1 

0 

80,35 

0 

1245 

.. 

75 

27,45 

0 

58,3 

0 

100 

1715 

№С1 


25,0 

4,2 

54,4 

10,1 

84,35 

1550 



20,9 

11,2 

47,45 

28,0 

62,9 

1325 

N301 + N3X0,;- Н 2 0 


20,0 

11,9 

45,25 

29.7 

60,4 

1335 

N3X0.;* Н..О 


15,0 

16,2 

33,6 

40,0 

45,65 

1360 



10.0 

20,8 

22,3 

51,1 

30,4 

1360 

и 


5,0 

25,9 

11,15 

63,7 

14,9 

1335 



0 

31,2 

0 

77,1 

0 

1300 


100 

28,2 

0 

60,5 

0 

100 

1650 

ЫаСІ 


25,0 

' 5,4 

55,35 

13,2 

80,75 

1460 



22,5 

9,8 

51,2 

24,6 

67,55 

1320 

N301 -1- N3X0,- П..О 


20,0 

11,7 

45,1 

29,1 

60,8 

1350 

N3 X03- Н..О 


15,0 

16,0 

33,5 

39,4 

45,95 

1370 



10,0 

20,5 

22,2 

50,15 

30,7 

1380 



5,0 

25,6 

11,1 

62,7 

15,05 

1355 



0 

30,85 

0 

75,8 

0 

1320 

» 



—~вес. 7. ЫаСІ 


Рис. 15. Политерма системы ИаСІ — № 2 С0 3 — Н 2 0. 

А7’-КаС1-2Н 2 0; —ИаСІ; С 1с — Ка 2 СО 3 -10Н.О; 

С, — Ка,С0,.7Н 2 0: С, — N8,00,-Н а 0. 


100 


101 



Ыа'І СГ, В 4 0. 


N аСІ—N а 2 В 4 0 7 —Н.О 


Ш' || СГ, В 5 0,' 


ШС1—ШВі0 3 —Н.О 


№'||Сі\ ВОз 
№С1—№В0 2 —Н 2 0 

Л. Е. Тееріе, ТЬе іпсіизігіаі Оеѵеіортепі оі Зеагіез Ьакс Вгіпез, стр. 112—113 
и 120, 1929 





Жидкая фаза 



‘ 

(, °с 

вес. 

°; 0 

г/100 г Н 2 0 | 

м/юоо м н 2 о 

Твердая фаза 


N801 

КаВ0 2 

N80 

№ВОз 

N3 01 | 

N360, 


20 

26,5 

0 

36,0 

0 

111,0 

0 

!ЧлСЛ 


23,6 

5,7 

33,3 

8.0 

102,6 

21,8 

N а (". 1 -|- ЬІдСІ ■ №В0 2 • 21 1 2 0 
N. 1(11 • ЫаВ0 2 -2Н 2 0+ЫаВ0. 1 .411„0 


13,5 

16,2 

19,2 

23,0 

59,2 

62,8 


0 

20,5 

0 

25,75 

0 

70,28 

ЫаВ0,-4Н,0 

ЛЬ 

26,6 

0 

36,3 

0 

111,6 

0 

ЫаСІ 


23,8 

5,9 

33,5 

8,3 

103,2 

22,6 

N,1(11 + ЫаСІ • ЫаВО., • 2Н,0 


9,4 

22,4 

13,7 

32,8 

42,2 

89.6 

N11(11 • ЫаВО., • 2Н 2 0+ЫаВ0,Г'ІН.,О 


0 

26,3 

0 

35,7 

0 

97,4 

ИаВО., • 4Н.,0 





Авт. 




Примечание. М. И. (±0,3°). т— несколько суток. Данные получены при участии 
\Ѵ. Е. Витке и Н. сіе Корр. 

шісГ, В 4 0" 

N801—№ 2 В 4 0 7 — Н 2 0 

Ѵап’І Ной, Віазйаіе, ЗіІгипдзЬег. ргеизз. Акасі., стр. 1088 и Ю90 (1903); 
2иг Віісі. огеап. ЗаІгаЫад., стр. 48, 1909 


1 , °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. 

М/1000 м Н 2 0 

N 801 

Ыа.,В 4 О т 

2 NаС 1 

N 82640 , 

25 

83 

25,75 

22,95 

0,83 

6,95 

54,0 

50,5 

Ав 

1,01 

8,9 

т. 

ЫаСІ + Ыа 2 В 4 0 7 • ЮН., О 

ЫаС1 + Ыа 2 В 4 О 7 -5Н 2 0 


П р и и е ч а н и е, М. И, 


№С1—№ 2 В 4 0 7 —Н 2 0 

II. ЗЬогді, С. Ргапсо, Оагг. сЬіт. ііаі., 51, 1—57 (1921) 


/, °с 

Жидкая фаза | 

Твердая фаза 

вес. “(о 

М /1000 м Н 2 0 

N301 

Ка 2 В 4 0 7 

2Ы&СЛ 

N 82840 , 

0 

26,20 

0 

54,67 

0 

ЫаСІ 


25,88 

0,35 

54,03 

0,42 

НаСІ + Ыа 2 В 4 0 7 • 10Н 2 О 


0 

1,09 

0 

0,99 

Ыа 2 В 4 0 7 • 10Н 2 О 

10 

26,32 

0 

55,00 

0 

ЫаСІ 


26,08 

0,40 

54,61 

0,48 

ЫаСІ + Ыа 2 В 4 0 7 • ЮН., О 


0 

1,59 

0 

1,45 

Иа 2 В 4 0 7 • ЮН 2 0 

25 

26,43 

0 

55,32 

0 

ИаСІ 


26,04 

0,74 

54,76 

0,90 

ЫаСІ + Ыа 2 В 4 0 7 • ЮН 2 0 


0 

3,08 

0 

2,85 

Иа 2 В 4 0 7 - ЮН 2 0 

| 


Авт. 




Примечание. Заимствовано из СТЭ, 7, 37 и 51 (1931), 


№С1——Н 2 0 

Л Е. Тееріе, ТЬе Іпсіизігіаі Оеѵеіортепі о! Зеагіез Ьаке Вгіпез, стр. 114 
и 120, 1929 



, Жидкая фаза | 

. 

/, °с 

і вес. °/о 

г(\ 00 г 

Н ,0 

/И /1000 м Н 2 0 

Твердая фаза 


N301 

N 828 , 0 , 

N 801 

Ка 2 В 4 0 7 

2 ^С 1 

N 83640 , 


20 

26,45 

0 

36,0 

0 

55,5 

0 

ИаСІ 


26,3 

0,65 

36.0 

0,9 

55,5 

0,75 

ИаСІ + Ыа,В 4 0 7 - ЮН,*' 


0 

2.45 

0 

2,5 

0 

2,23 

Ыа 2 В 4 0 7 ■ ЮН 2 0 

35 

26,65 

0 

36,3 

0 

55,8 

0 

ЫаСІ 


25,8 

1,6 

35,5 

2.2 

54,6 

1,95 

НаС1 + Ыа 2 В 4 0 7 . ЮН 2 0 


0 

5.05 

0 

5,3 • 

0 

4.75 

Нз 2 В 4 0 7 . 10Н 2 О 




Лет. 



Примечание. М. И. (±0,3"). т —несколькі суток. Данные получены при участии 
\Ѵ, Е. Витке и Н. сіе Корр. 


№С1—№ 2 В 4 0 7 —Н 2 0 


В. Е. Грушвицкий, Е. М. Флеринская, ВНИИГ, 1932 


1, °С 

Жидкая фаза | 

Твердая фаза 

вес. о,о 1 

г/100 г Н 2 0 

/И/ 1000 М Н 2 0 

ШС1 

Ха 2 В ч О т 

N801 ^аДО, 

2NаСI 

Ыа 3 В 4 0 7 

0 

25 

26,15 

25,98 

Ав 

0,24 

0,78^ 

ш. 


1 

54,74 

54,66 

0,29 

0,95 

ЫаСІ + Ыа 2 В 4 0 7 - 10Н 2 О 
» » 


Примечание. М. И. т=І сутки. 


N31101', в 5 о 8 

№С1—№В 5 0 8 — Н 3 0 


Л. Е. Тееріе, ТЬе іпсіизігіаі Оеѵеіортепі оі Зеагіез Ьаке Вгіпез, сгр. 136, 1929 


1 . «с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. о/о 

г/100 г Н 2 0 | 

Ж/ЮООЖН.,0 

N 801 | N 38403 

N 801 

N 88,03 

N801 


35 

26,6 

24,6 

0 

0 

5,19 

15,8 

36,3 

35,1 

0 

0 

7,4 

18,8 

111,6 

108,0 

0 

0 

6,4 

16,4 

ЫаСІ 

ЫаСІ Ыа 2 0 * 5В 2 0з • 10Н 2 О 
Ыа 2 0 • 5В 3 0 3 * ЮН 2 0 

Авт. 


примечание. М. И. (±0,3°). х — несколько суток. Данные получены при участии 
«'• Е. Витке и Н. йе Корр. 
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Ка'ІІСІ', В, О,' 


КаСІ—ЫаВ 5 О а —Н,0 


Ыа' || Вг', 80, 


ЫаВг—Ыа 2 80 4 —Н»0 


КаСІ—КаВ 5 0 8 -Н 2 0 


Реп§ СЬип^-Міп^і Виіі. 5ос. сЫт. (5), 2, 988 и 993 (1935) 


№ 

и °с 

Жидка 

вес 

КаСІ 

я фаза 

• °Іо 

КаВ 5 0, 

Твердая фаза 

і 

—22,7 

22,4 

0,70 

ЫаСІ • 2Н,0 •+ N320 • 5В 2 0 3 • ЮН 2 0 + лёд 

2 

— 1,3 

_ 

— 

ЫаСІ • 2Н а О + ЫаСІ + Ыа 2 0 • 5В 2 0 3 - ЮН., О 

3 

0 

25,6 

1,1 

ИаСІ Ь N3,0 • 5В 2 0 3 • 10Н 2 О 

4 

20 

26,01 

0,85 

НаСІ 

5 


25,7 

1,52 

V 

0 


24,92 

3,52 

КаСІ + Иа,0 • 5В.,0„ • 101+0 

7 


21,75 

3,85 

Иа 2 0 • Вв 2 0 3 • 10Н 2 О 

8 


14,8 

4.5 

V 

9 


7,09 

6,12 

■О 

10 


6,17 

6,77 

* 

11 


2,84 

8,34 

„ 

12 


0,97 

10,31 

V 

13 

35 

26,18 

0,98 

ЫаСІ 

14 


25,89 

1,65 

V 

15 


25,02 

4,07 

V 

16 


24,29 

5,50 

ИаСІ + N3,0 • 5В.,0 3 • ЮН 2 0 

17 


16,80 

6,68 

Иа 2 0 • 5В 2 0 3 • 10Н 2 О 

18 


13,84 

7,26 

V 

19 


7,35 

9,60 

V 

20 


5,95 

10,48 

в 

21 

70 

23,8 

7,8 

ИаСІ 

22 


25,1 

4,6 

» 

23 


21,9 

11,6 

ИаСІ + Ш 2 0 • 5В 2 0 3 .2Н а О 

24 


21,0 

11,9 

Иа 2 0.5В 2 О а - 2Н 3 0 

25 


20,1 

13,3 

» 

26 


18,2 

14,8 

» 

27 


17,5 

15,6 

„ 

28 


14,8 

19,2 

N8,0 • 5В,О ч . 2Н 7 0 + N3,0 • 5В ? 0,- ЮН 7 0 

29 


12,7 

20,2 

Ма 2 0-5В 2 0 3 .ЮН 2 0 

30 


ИЛ 

21,6 

» 

31 


9,5 

22,7 

» 

32 


7,25 

24,3 

„ 

33 


6,2 

25,7 


34 

80 

25,6 

4,2 

ИаСІ 

35 


22,8 

10,44 


36 


20,5 

15,2 

ИаСІ + N3,0 • 5В 7 0 3 • 2Н+> 

37 


18,9 

17,1 

Иа.,0 • 5В 2 0 3 • 2Н 3 0 

38 


13,8 

22,6 

» 

39 


10,5 

26,5 

„ 

40 


8,6 

29,1 

Иа.О • 5В,О ч • 2Н 7 0 + Иа,0 • 5В 7 0<, • ЮН,0 

41 


4,8 

33,2 

Иа 2 0 • 5В 2 0 3 - І0Н 2 О 

42 


2,8 

35,3 

» 

43 

93 

25,6 

5,6 

N30 

44 


21,6 

13,7 


45 


19,1 

19,0 

ИаСІ + Иа 2 0- 5В 2 0 3 • 2Н 2 0 


Авт. 


Продолжение 


№ 

і, ”С 

Жидка 

вес 

тсі 

я фаза 

°і» 

ЫаВ^О, 

Твердая фаза 

46 

93 

13,4 

25,5 

Иа 2 0 • 5В.,0 3 - 2Н.,0 

47 


7,3 

34,0 


48 


3,1 

42,1 


49 


2,1 

44,2 

N3,0 • 5В,0* • 2Н ,0 4- N3,0 • 5В,(),, • ЮН, О 

50 

100 

25,0 

7,1 

№С1 

51 


20,6 

16.1 


52 


17,2 

24,2 

№СІ + N3,0 -58,0.) -211,0 

53 


16,35 

24,9 

Иа.О • 5В„0, • 2Н..О 

54 


15,1 

25,8 


55 


13,1 

28,4 


56 


11.50 

30,1 


57 


8,26 

35,1 


58 


4,2 

42,1 


59 

• 

3,5 

43,3 

■■ 



Авт. 



Примечание. М. И. (±0.1°). Механическое перемешивание. Точность термического ана¬ 
лиза для № 1 ± 0,3®, для № 2 ± 0,2°. 


Ка\\Вг', 80 ; 
КаВг—Ка 2 8 0 4 —Н 2 0 


Е. В. Бирон, С. П. Мальчевский, ЖРФХО, ч. хим., 11, вып. 9, 1622—1623 
(1908) 



Жидкая фаза 


и °с 

вес. о; 0 

г/100 г Н 2 0 

Твердая фаза 


ЫаВг 

Па 2 $04 

ЫаВг 

N3,80, 


26,35 

19,99 

13,84 

30,22 

20,92 

N 35804 + N3,804 -ІОН.О 

26,40 

19,88 

14,05 

30,08 

21,26 

» » 

27,90 

16,07 

17,16 

24,06 

25,69 

„ » 

27,95 

16,04 

17,24 

24,05 

25,85 

Я V 

29,30 

11,73 

21,06 

17,46 

31,34 

» в 

29,35 

11,68 

21,21 

17,40 

31,61 

,, » 

32,45 

0 

33,15 

0 

49,59 

• 




Авт. 



Примечание. М. П. 
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N3" I Вг\ НССУ 


ИаВг—ИаНСОа—Н 2 0 


N31 Г, 50, 


.Ча! —N8,30,—Н,0 


№Вг—Ка 2 80 4 —Н 2 0 


Р. Ыогіоп, Е ЛоЬпзІоп, Ага. X 8сі. (5), 12, № 72, 478 (1926) 


і, °С 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. »| 0 

Ж/1000 г Н.О 

ЧаВг 

N3250. 

ЧаВг 

N а.^5 О* 

16,39 

35,2 

4,89 

5,71 

0.575 

Ыа 2 50 4 - 10Н а О + Ыа 2 ЗС 

18,10 

33,45 

5,41 

5,32 

0,623 

* V 

20,78 

30,3 

6.83 

4,68 

0,764 


22,26 

28.1 

8,25 

4,29 

0,912 


24,02 

25,05 

10,05 

3,75 

1,09 


25,56 

21,9 

12,5 

3,24 

1,34 

.. 

26,70 

19,35 

14,25 

2,83 

1,51 


28,80 

13,15 

19,65 

1,90 

2,06 


29,86 

9,9 

22,9 

1,43 

2,40 


30,77 

6,44 

26,3 

0,930 

2,75 

.» 

31,97 

1,67 

31,4 

0,242 

3,30 

о <і 

32,38 

0 

33,6 

0 

3,56 

» 




Авт. 



Примечание. М. И. (± 0,02°). г > 1 часа. Анализ жидкой фазы: ьа .ЧаВг (титрование 
раствором А^Ы0 3 ) и сухой остаток (просушивание при 120°); На 2 30*—по разности. 

^'ЦВг', нс о' 

КаВг— №НС0 3 — Н 2 0 


Г. С. Клебанов. Е. П. Басова, ЖПХ, 12, вып. 11, 1603 (1939) 


(, °с 

Жидка 

вес. »',о 

я фаза 

г/100 

г Н г О 

Твердая фаза 

ЧаВг 

ИаНСОз 

1 КаВг 

1 ЧаНСО. 

25 

48,43 

0 

93,91 

0 

ЫаВг•2Н 2 0 


47,91 

0,44 

92,76 

0,85 

ЫаВг • 2Н 2 0 + ЫаНСОа 


44,94. 

0,48 

82,34 

0,88 

№НС0 8 


33,80 

1,03 

51,86 

1,58 

ы 


27,05 

2,16 

38,21 

3,05 

! „ 


13,60 

3,38 

23,82 

4,33 



7,44 

6,49 

8,64 

7,54 



0 

9,34 

0 

10,30 


35 

50,57 

0 

102,31 

0 

ЫаВг•2Н г О 


49,20 

0,48 

97,77 

0,95 

ЫаВг • 2Н 2 0 + ЫаНСО а 


47,55 ! 

0,48 

91,5 

0,92 

N814003 


40,60 

0,73 

69,20 

1,24 



31,17 

1,45 

46,26 

2,15 



18,32 

3,67 

23,48 

4,70 

ь 


11,19 

5,04 

13,36 

6,02 



0 

10,55 

0 

И,79 

» 



Авт. 


‘ 


Примечание. М. И. Анализ твердой фазы: М. О. 


На' I) Вг', СО" 


КаВг— Ка 2 С0 3 — Н 2 0 

Б. Н. СосЬегеІ, Оіззегі, ЬеМеп, стр. 55, 1911; ТаЫез АпппеІІез, 2, 448 (1913) 


Л °С 

Жидкая фаза 
вес. о/о 

Ч’аВг | Ка г С0 3 

Твердая фаза 

30 

49,40 

0 

ЫаВг■2Н а О 


45,68 

2,60 

м 


45,31 

2,99 

ЫаВі - • 2Н 2 0 -1- Ыа 2 СО„ ■ 11,0 


44,75 

3,04 

Ыа.СО.) • Н 3 0 


36,13 

6,90 

и 


33,39 1 

8,45 

„ 


19,32 

18,11 

„ 


16,95 

19,57 

N0 .00, • Н г О + N3200, • 7Н а О 


16,88 

19,86 

N3,00,-7Н 3 0 


12,22 

22,68 



11,00 

23,40 

И 


6,26 

26,23 

Ка 2 СО, • 7Н 2 0 + Nа 2 0О 3 . ЮН,0 


4,06 

26,72 1 

Ыа 2 С0 3 • ЮН.,О 


2,41 

27,54 1 



0 

27,98 

„ 


| Авт. 



Примечание. В ТаЫ:з АпппеІІез методика не описана. 


ШВг— Ка 2 С0 3 —Н 2 0 


Г. С. Клебанов, Е. П. Басова, ЖПХ, 12, вып. 11, 1604 (1939) 



Жидкая фаза | 


1 . °с 

вес. о/о | 

| г/І00 г Н.,0 

Твердая фаза 


| ИаВг | 

! Ма,,С0 3 ] 

ЧаВг | 

Па,С0 3 


80 

54,33 

52,67 

47,74 

42,35 

35,05 

29,58 

16,25 

10,47 

0 

0 

1,05 

1.90 
3,28 

5.91 

8,64 

17,26 

21,86 

30,95 

119,05 

113,8 

94,80 

77,89 
59,37 
47,83 
24,44 
15,47 

0 

о 

2,26 1 
3,77 

7,24 

10,01 

13,98 

25,46 

32,30 

44,82 

ШВг 

ПаВг-ЪИааСОа'НаО 

Па а С0з*Н 2 0 


Авт. 



Примечание. М. И. Анализ твердой фазы: М. О. 


N8* II г, зо; 

N3.1—№ 2 80 4 —Н 2 0 


Е. В. Бирон, С. П. Мальчевский, ЖРФХО, ч. хим., 11, выи. 9,1622—1623(1908) 




Жидкая фаза 



1. °с 

вес 

• °о 

г/10.) 

г Н,0 

Твердая фаза 



1 N3,80, 

N31 

Ка.,50* 


25,55 

30,79 

8,29 

50,55 

13,61 

N а»5 0 4 + N 10Н 2 О 

27,20 

26,13 

11,08 

41,61 

17.64 


28,65 

21,01 

14,93 

32,80 

23,31 

** 

29,85 

15,44 

19,21 

23,63 

29,4,1 

4 

32,45 

0 

33,15 

0 

49,59 

- , 

! 



Авт. 



Примечание. М. 11. 
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N3' И Л', 50, 


ШЛ—N2850,—Н 4 0 


Ма‘Ц Зб 4 \ НС6 3 ' 


N 3 , 80 ,—ЫаНСО*—Н 2 0 


№Л—N 83804 —Н 2 0 


N3-11.1', СО" 


Л. Е. Кіссі, N. 5. Ѵапіск, Л. Ат. СЬет. Зое., 58, 1078 (1936) 


МаЛ—№ 2 С0 3 — Н 2 0 



Жидкая фаза 


1 , °с 

вес. “(о 


Твердая фаза 


N33 

т 2 зо 4 

(І 


15 

(13,35 

0 

1,881 

^Л-2И а О 


63.32 

0,03 

1,881 

N3.1-21^0 4- № а 8С) 4 (ср. 2) 


62.89 

0,02 

1,875 

Ыа 2 80 4 


56,92 

0,15 

1,733 

„ 


50,15 

0,93 

1,613 



44,83 

2,21 

1,542 

^.,80 4 + ^а 2 5<Ѵ ЮН..0 (ер. 3) 


44,07 

2,13 

1,532 

Ыа 2 8 0 4 -ШН = б 


41,78 

2,10 

1,490 

» 


39,67 

2,15 

1,460 

„ 


33,16 

2,51 

1,367 



0 

11,60 

1,106 


25 

64,79 

0 

— 

ЫдЛ • 2Н а О 


64,76 

0,05 

— 

Ыа.) • 2Н 2 0 4- Ыа 2 8 0 4 (ср. 3) 


62,05 

0,14 

— 

Ыа 2 80 4 


56,54 

0,30 

— 

п 


51,91 

0,70 

— 

„ 


45,01 

2,06 

— 

V 


38,58 

4,09 

— 

» 


31,21 

7,97 

— 

На 2 80 4 (мет.) 


21,22 

14,91 

— 

» V 


7 60 

26,65 

— 

» » 


0 

33,97 

— 

я » 


31,76 

7,64 

— 

На 2 80 4 + Ыа а 80 4 - ЮН 2 0 (ср. 3) 


30,05 

7,94 

— 

Иа 2 80 4 . ЮН 2 0 


26,84 

8,70 

— 

я 


24,81 

9,37 

— 



20,30 

10,81 

— 

„ 


18,46 

11,83 

— 



11,50 

14,87 

— 



6,77 

17,54 

— 

„ 


0 

21,78 

— 


45 

68,32 

0 

— 

№Л•2НоО 


68,25 

0,04 

— 

ЫаЛ • 2И..О 4- Ма 2 80 4 (ср. 3) 


67,85 

0,04 

— 

На 2 80 4 


52,75 

0,43 

— 



52,27 

0,51 

— - 

„ 


42,85 

2,22 

— 

„ 


31,73 

6,73 


„ 


16,52 

17,19 


„ 


0 

32,09 

— 

» 



Авт. 




П р и м е ч а н и е. М. И. (і 0,02°). х«*1()—14 суток. Двойные соли и твёрдые растворы не 
обнаружены. 


Б. Н. СосЬегеі, ОіззегЬ, ЬеМеп, стр. 22, 1911; ТаЫез АппиеІІез, 2, 448 (1913) 


(, °с 

Жидкая фаза 
вес. °;о 

N3.1 | N3,00, 

Твердая фаза 

30 

65.5 

0 

ИаЛ•2Н„0 


65,6 

0,3 

№Л • 2Н 2 0 4- Иа'зСО» • ГСО 


61,2 

0,6 

№,С0 3 .Н а О 


57,6 

0,9 



54,6 

1,5 



51,0 

2,7 



49,5 

3,1 



46,0 

4,2 



40,4 

6,4 



33,3 

10,4 



29,1 

13,1 



25,4 

15,3 

№„С0 3 • Н.,0 + Ыа.СО, • 7Н..О 


18,4 

18,7 

М.г.СОо- 7Н,0 


15,7 

20,0 

» 


14,0 

20,8 



11,2 

23,0 



9,5 

24,3 

Ыа.,СО. г 7Н„0 + Ыа а СО,- 10Н,О 


8,6 

24,4 

N аХОіі • 10Н 2 О 


5,2 

25,2 



4,7 

25,5 



2,4 

26,5 



0 

27,4 

. 


Авт. 



Примечание. В ТаЫез АппиеІІез методика не описана. 


ыа-цзо;', нео; 

Ма 2 8 0 4 — №НС0 3 —Н 2 0 


К. МзЬігаіѵа, Л. Зое. СЬет. Іпсі., Ларап, 23, 25—43 и 1015—1026 (1920) 



1 

Жидкая фаза 

1 


і, °С 

| вес. «о 

| Мі 1000 М Н,0 I 

Твердая фаза 


1 N3,50, | 

| ^НСО, 

N8.80, I 

і КаНСО. { | 


15,0 

11,59 

0 

16,61 

0 

Ка г 30 4 -ЮН 2 0 


9,55 

5,08 

14,18 

12,75 

N 3 .,80,• 1041,0 + ШІ4СО, 


6,54 

5,80 

9,46 

14,19 

N31400, 


5,76 

б,оз 

8,28 

14,66 



5,34 

6,17 

7,65 

14,95 



4,30 

6.45 

6,11 

15,50 



3,29 

6,74 

4,64 

16,06 



1,94 

7,22 ; 

2,71 

17,04 

и 


0 

7,16 

0 

18,53 


30,0 

29.08 

0 

52.01 

0 

Ш 2 5 0 4 -ЮН г 0 


27,03 

<2,80 

48,84 

8,55 

Ш„8О 4 '10Н„О +N34400* 


0 

9,92 

0 

23,61 

ШНСОа 

40,0 ■ 

32,48 

0 

61,01 

0 

ПагЗО* 


30,14 

2,95 

57.14 

9,45 

Ш 2 30 4 + N8 НСО* 


0 

11,15 

0 

26,92 

ШНСО а 




Авт. 

1 


Примечание. Заимствовано ив СТЭ, 7, 81(1331) и справочника БеИеІГа, стр. 1418 и 1435,1928. 
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N3150/, НС<У 


На 2 80 ,—N811003—1120 


ІЯа 2 8 0 4 — 1ЯаНС0 3 —Н 2 0 

А. П. Белопольский, С. Я. Шпунт и др„ ЖПХ. 4, вып 5 ад 11 ; тчп т°ѵ 
ЖПХ, 8, вып. 7, 1129 (1935) (7°); Труды НИУИф, вып. 144, 24 (1940) (0-^-15 о ) 

__ Жидкая фаза _ 

^ ^ - вес ' 0,0 _ г-ауа/ІОВВ г Н а 0 Твердая фаза 

Ка д 50 4 N8^03 '/2 На а 80 , ИаНСО., 

0 4 ' 89 0 °>676 0 ІЯа„30,і • 10Н,О 

2,73 п 419 0,725 № 2 5 0 4 . ЮН 2 0 + ЫаНС0 3 

7 7„ а’ 45 ? 1е 0,820 ЫаНСОз 

7 1’^ 2 по ’ 5 0 ІЯа 2 30 4 • 10Н 2 О 

п’ 7 Ш п’" 0,818 № 2 5О 4 .10Н 2 О + НаНСО 3 

7 > 75 0 1,00 ИаНС0 3 

15 (11,80) 0 (1,884) 0 ІЯа,ЗО 4 .10Н„О 

10,86 2,97 1,775 0,410 2 4 2 

10,38 3,35 1,694 0,457 

дно Й’І 1,004 0,784 N8,30*. ЮнГо + ЫаНСО. 

4,08 6,65 0,644 0,887 ЫаЙСО, 3 

О . (8,14) 0 (1,08 4) „ 3 

Авт. 

Примечание. М. И. (± 0 , 1 °). х = 2 суток. РсО ..— 1 вта. Анализ твердой фазы: микр. и 
М. О. Данные при 15 ° Белопольского, Лебедева и Трифонова. 

Ка,80 4 — ІЯаНС0 3 —Н 2 0 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

_ Жидкая фаза _ ' 

1 ' ° С вес - "і° _ г/іОО г Н а О Ж/1000 М Н г О Твердая фаза 

_N8380, ^аНС0 3 N3380, | ИаНСОз Иа 2 80 4 1 КаНСОз 

.1. Е. Тееріе, ТЬе іпбпзігіаі Оеѵеіоршепі о! Зеагіез Баке Вгіпеч, стр 156, 1929 

[М, И. ± 0,3°] 

20 м’п 7л 19,5 ~ 24 - 7 “ Ыа,8О 4 .10М,О 

14 -° 4,4 17 >! 6,4 21,7 11,6 Ыа.,80 4 . ЮН 2 0 + ЫаНСО, 

*.« Я.» ~ 20,6 - ЫаНСО, 

Авт. 

С. 3. Макаров, В. В. Букина, М. Г. Валяшко, СТЭ, 7, 234 (1931) 

35 30,62 | 2,85 — - I 58,12 | 9,19 Ыа 2 30 4 + №НС0 3 

Авт. ) Авт. 

В. Е. Грушвицкий, Е. М. Флеринская, ВНИИГ, 1932 

25 2оЗ I 4Л5 7 7 7 7 Ыа 25О4-10Н 2 О+ЫаНСО 3 

-- -- * * * 

Авт. 

Г. С. Седельников, ЖПХ, 18, вып. 7—8, 432—433 (1945) [М. И.] 

45 ЗЙЗ 3 Іі - - 7 7 N8,30, + ІЯаНС0 3 

60 27,38 5,05 — — _ _ 

- - » и 

Авт. 


111 


Зак. 831 


N8 изо;, со; 

На 2 5 0 4 —Ка 2 С0 3 —Н 2 0 

А. Е. Оаѵкіпз, X Ат. СЬеш. Зое., 121—122, 777—780 (1922) 


и °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. °'о 

ж/юоо ж н 2 о 

индексы | 

. _ 1 

1 

1 

1 

Ка 2 30 4 

ш 2 со 3 

На 2 30 4 | 

На 3 С 0 3 

Ыа 2 8 0 , 

Н 2 0 

! 

I 


19,1 

13,17 

4,85 

20,37 

10,95 

66,96 

3287 

1,15 

На 2 8 0 4 . ЮН„0 


11,89 

9,22 

19,11 

19,86 

49,04 

2566 

1,21 



11,06 

12,13 

18,26 

26,84 

40,49 

2217 

1,26 



10,69 

13,84 

17,96 

31,17 

36,56 

2035 

1,28 



10,47 

14,53 

17,70 

32,93 

42,52 

1975 

1,29 

Х'а 2 30 4 • ЮН 2 0 + Ыа 2 С0 3 - ЮН 2 0 


9,50 

14,82 

15,92 

33,28 

32,36 

2033 

1,23 

Ма 2 С0 3 • ЮН 2 0 


9,05 ‘ 

4,92 

15,10 

33,35 

31,17 

2064 

1,22 



4,97 

15,97 

7,97 

34,16 

18,92 

2374 

1,19 


50 

(31,90) 

0 

(59,40) 

0 

( 100 ) 

(1684) 

— 

Ыа 2 30 4 


27,31 

5,06 

51,21 

12,72 

80,10 

1564 

— 



23,10 

10,21 

43,92 

26,02 

62,80 

1430 

— 



22,47 

10,52 

42,52 

24,33 

63,60 

1496 

— 

Ыа 2 50 4 + /яХа^ЗОа • Ка 2 С 0 3 


20,38 

12,55 

38,53 

31,80 

54,78 

1422 


/яЫа 2 30 4 • ЫаХ 0 3 


12,92 

19,37 

24,20 

48,62 

33,23 

1373 




7,52 

25,71 

14,28 

65,44 

17,91 

1254 

— 



5,87 

28,52 

11,34 

73,82 

13,32 

1174 

— 

/яНа 2 30 4 • Ыа 2 СО, + Ха 2 СО ч - Н 2 0 


5,35 

28,66 

10,28 

73,81 

12,22 

1189 

— 

Ка„С0 3 -Н 2 0 


0 

(32,20) 

0 

(80,72) 

0 

(1239) 

— 

» 


Авт. 





Авт. 



Примечание. М. И. Все твердые фазы рассматриваются, как твердые растворы (прн 19,1° до 2,0°|о Ка 2 СО а в Ка,50 4 • 10Н 2 О и до 1.9»|о 
Ка,50 4 в ШХО а • І0Н 2 О). Анализ жидкой фазы: 5С > 4 — в виде Ва50„ С0 3 —титрованием. 


\а 2 §0 4 —Ха 2 С0 3 — Н 2 0 

IV. А. Сазрагі, X СЬетп. Зое., 125, 2383—2385 Г19241 


і, °С 




Жидкая фаза 



І 


вес. 

°,0 

М! 

л ; Ж /ІОСЮ Ж Н,0 I 

1 

индексы 

\ лРердая фаза 

І\ 2 а 80 4 

На 2 СО а 

N3,504! 

Яа.СОз! 

Ш 2 8 0 4 

Ха 2 С0 3| 

Іча.ЗО,! 

Н.,0 

—2,45 

1 

: 2,06 

5,21 



! 2,82 

9,55 

22,8 

8085 

Х т а 2 §0 4 -10Н,0 + Ха 2 С0 3 - ЮН 2 0 + лёд 

— 2.1 

і 0 

5,75 

— 

— 

і 0 

10,37 

0 

9640 : 

Х’а.,С0 3 • 10Н.,О + лёд 

15 

! 8,0 

12,3 

0,70 

1,43 

12,7 

26.2 

32,7 

2560 

Ма 2 $0 4 10Н 2 О + На 2 С0 3 • ЮН 2 0 

■ 20 

1 11,2 

14,95 

1.00 

I 1,80 

19,2 

34,4 

35,8 

1860 і 

» 0 

25 

і 16,2 

17,9 

1,55 

і 2.29 

31,2 

46,2 

40,3 

1290 1 

» » 

26,1 

! 17,6 

19,0 

— 

1 — 

35.2 

50,9 

40,8 

1160 1 

Ка,30 4 • 10Н 2 О + 2Ыа„50 4 . Ыа„С0 3 + Ыа 2 С0 3 • 10Н 2 О 

27,3 

1 19,3 

16,3 

— 

! — 

38.0 

43,0 

46,9 

1230 | 

Ма,30 4 • ЮН,0 + Ыа 2 §0 4 + 2Ыа 2 5 0 4 -Иа.,С0 3 

30 

! 25,1 

10,2 

2.38 

1,30 

49,2 

26,8 

64,7 

1310 ! 

Ма 2 '30 4 • 10Н 2 О + Ыа„30 4 


19,5 

15,5 

1,88 

2.00 

38,0 

40,5 

48,4 

1270 1 

Ыа 2 30 4 2Ыа 2 3 0 4 • Ха 2 С0 3 


8,6 

25,8 

0,83 

3.32 

16,6 

66.8 

19,9 

1200 ' 

2Ка 2 5 0 4 • Ыа 2 С0 3 + Ыа„С0 3 • ШН,0 

30,5 

8,3 

26,2 

— 

— 

16,1 

68,0 

19,1 

1190 і 

2Ка 2 3 0 4 . Ыа 2 С0 3 + Ыа 2 С0 3 - ЮН 2 0 + Ка^С0 3 .7Н.,0 

35 

; 20,6 

14,3 

1,97 

1.83 

40,1 

37,3 

51,8 

1290 

Ыа 2 3 0 4 + 2Ыа 2 3 0 4 • Ыа 2 С0 3 


5,7 

30,0 

0,56 

3,90 

11,2 

79,3 

12,4 

1100 

2Ыа 2 50 4 • Ыа 2 С0 3 + N 33003 - 7Н 2 0 

35,7 

5,65 

30,1 

— 

— 

11,1 

79,6 

12,3 

1100 

2Ыа 2 3 0 4 - Ыа 2 С0 3 + Ш 2 С0 3 -7Н 2 0 + Ыа,С0 3 -Н,О 

50 

22,2 

11,4 

2,08 

1,43 

42,4 

29,2 

59,2 

1400 

Ыа 2 30 4 4-2Ыа 2 5 0 4 -Ыа 2 С0 3 


5,5 

29,7 

0,53 

3,80 

10,7 

77,9 

12,1 

ИЗО 

2Ыа 2 3 0 4 • Ыа 2 С0 3 + № 2 С0 3 • Н 2 0 

75 

24,2 

7,6 

2,16 

0.93 

45,0 

18,9 

70,4 

1560 

№ 2 50 4 + 2Ыа 2 30 4 • КаХ0 3 


4,8 

29,0 

0.46 

3,72 

9,2 

74,5 

11,0 

1190 

2Ка 2 3 0 4 - Ыа 2 С0 3 +Х т а 2 С0 3 -Н 2 0 

103,0 

25,2 

4,7 

| 

— 

45,6 

11,4 

80,0 

1750 

Ка,30 4 2Ыа 2 3 0 4 • Ыа 2 С0 3 

104,8 

4,5 

28,1 


— 

8,5 

70,9 

10,7 

1260 

2Ха,50 4 • Иа 2 С0 3 + Ыа 2 СО„- Н.,0 

104,6 

0 

31,2 

— ! 

1 — / 

0 

77,1 

0 

1300 

Ыа 2 С0 3 -Н 2 0 


1 

Авт. 





1 

і 

1 


і 


і 


і 


Примечание. И. И. Твердые фазы — изоморфны: при 25° глауберова соль содержит 0,29—2,27°'о Ма,С0 3 пр.і 2,6—17,8» 0 Ка.СО, в растворе; 
— соя* содержит 0,38— 2,34°!о Ка 2 80 4 при 2,7—ібЛ’о Ка,80 4 в растворе. 


О'Н— /ОЭ ѴО$ІІ. в М И О'Н-'ОО'ЕМ—’05 г ЕМ /ОЗ Ѵ08 1) 





Иа 2 80 4 — Ш 2 С0 3 —Н 2 0 


1 Е. Тееріе. ТЬе іпсіизігіаі Оеѵеіортепі о! Зеагіез Ьаке Вгіпез, стр. 66—71, 1929 


1 , °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. 

"Іо 

г /10 ) 

Н 2 0 

ЛГ /1000 м н 2 о 

индексы 


Ка„С 0 5 

Па г 30 4 

Ка 2 С 0 3 

^ З 30 4 

МааСОд 

N 3.2804 

н 2 о 

20 

16,3 

0 

19,5 

0 

24,7 

0 

100 

40*9 

На 2 5 0 4 ■ ЮН 2 0 


12,9 

5,6 

15,8 

6,9 

20,0 

11,7 

63,1 

3155 

V 


11,0 

14,9 

14,9 

20,1 

18,9 

34,2 

35,6 

1883 

N 828 0 4 • ЮН 2 0 + 1Ма 2 ССѴ ЮН 2 0 


9,4 

15,3 

12,5 

20,3 

15,8 

34,5 

31,4 

1988 

На 2 С0 3 - ЮН 2 0 


0 

17,7 

0 

21,5 

0 

36,5 

0 

2740 

» 

35 

33,65 

0 

50,7 

0 

64,2 

0 

100 

1558 

Иа 2 80 4 


22,4 

. 12,1 

34,3 

18,5 

43,5 

31,3 

58,2 

1337 

Ыа,80 4 2Ыа 2 5 0 4 • Ыа 2 СОд 


4,5 

30,0 

6,9 

45,8 

8,7 

77,8 

10,1 

1156 

21Ма 2 50 4 • Ш 2 С0 3 + Иа 2 С0 3 • Н 2 0 


0 

32,8 

0 

48,8 

0 

82,9 

0 

1206 

№ 2 С0 3 -Н 2 О 

50 

31,8 

0 

46,6 

0 

59,1 

0 

100 

1692 

Иа 2 80 4 


24,6 

8,4 

36,7 

12,6 

46,5 

21,4 

68,5 

1473 

N 3,503 + 2Ыа,30 4 • На 2 СО, 


4,2 

29,5 

6,3 

44,4 

8,0 

75,4 

9,59 

1199 

2Иа 2 50 4 . На 2 С0 3 + Иа 2 С0 3 . Н 2 0 


0 

32,2 

о 

47,5 

0 

80,6 

0 

1241 

Ыа 2 С0 3 ■ Н 2 0 

75 

30,5 

0 

43,9 

0 

55,6 

0 

100 

1799 

Иа 2 50 4 


26,5 

5,4 

39,0 

7,9 

49,4 

13,4 

78,7 

1592 

Иа 2 5 0 4 + 2Иа 2 5 0 4 . Иа 2 С0 3 


3,6 

28,9 

5,4 

42,9 

! 6,8 

72,8 

8,54 

1256 

2На 2 50 4 • Ыа 2 С0 3 -4~ Ыа 2 С0 3 • Н 2 0 


0 

31,2 

0 

45,3 

Г о 

77,0 

0 

і 

1299 

Ыа 2 С0 3 -Н 2 0 





Авт. 


і 

і 

і 




Примечание. М. И. (±0.3'). т—несколько суток. 2Па 2 30 4 • Ка 2 С0 3 — беркеит. Данные получены при участии ТУ. Е. Бпгке и 
Н. йе Норр. 


\а 2 80 4 — На 2 С0 3 — Н 2 0 

Н. С. Курнаков. С. 3. Макаров, Изв. ИФХА АН СССР, 4, вып. 2, 329—361 (1930) 



| Жидкая фаза 

Твердая фаза 

г, °с 

вес 

. Юр 

М}ІШ м Н 3 0 

индексъ) 

вес. о/о 



Ш 2 80 4 

N3200, 

^ 3 зо 4 

N 3^,003 

Ка 2 3 0 4 

1 н 2 о 

Ка 2 30 4 

| Ка,С 0 3 

формулы 

—3,2 

2,7 

5,4 

3,73 

9,99 

27,19 

7289 



I 

І 

| ЫаоЗСЬ* 10Н 2 О + Ыа 2 С0 3 . ЮН 2 0 + лёд 

25,5 

1 /,0 

18,50 

33,42 

48,75 

40,67 

1217 

— 

— 

N а 2 50 4 • 1 ОН,0 + N а 2 80 4 + Иа 2 С0 3 • 10Н,О 

27 

24,30 

0 

40,71 

0 

100 

2456 

— 

0 

К’а,80 4 - ЮН 2 0 


21,81 

5,99 

38,31 

14,10 

73,10 

1864 

— 

0,60 



20,69 

9,80 

37,74 

23,96 

61,17 

1621 

— 

0,82 



19,50 

13,39 

36,84 

33,91 

52,07 

1413 

— 

1,70 



19,28 

15,06 

37,23 

38,98 

48,85 

1312 

— 

2,20 

* 


19,50 

15,30 

37,13 

39,88 

48,21 

1299 

— 

2,40 



19,50 

15,35 

37,95 

40,05 

48,66 

1282 

— 

2,40 

Ка„30 4 • ЮН, О + Ыа.,80 4 


18,42 

16,60 

37,97 

43,45 

46,63 

1228 


2,72 

^ 2 зо 4 


16,69 

18,71 

32,76 

49,22 

39,96 

1220 


2,65 



15,37 

20,29 

30,29 

53,60 

36,11 

1192 

— 

3,40 



14,69 

20,89 

28,92 

55,12 

34,41 

1190 1 

2,6 

3,5 

N а 2 30 4 + N а 2 С0 3 • ЮН 2 0 


13,86 

20,87 

26,93 

54,34 

33,14 

1230 і 

2,4 


Иа 2 С0 3 .10Н 2 О 


9,74 

21,75 

18,03 

53,96 

25,04 

1389 і 

1,2 

_ 



5,21 

23,05 

9,21 

54,61 

14,43 

1567 і 

0,6 

— 



0 

25,10 

0 

56,96 

0 

1756 I 

0,0 



28,4 

11,50 

23,80 

22,54 

62,59 

26,48 

1175 

— 


Ка.,30 4 На 2 С0 3 - 10Н,О + 7 -раствор 

29 

27,40 

0 

59,46 

0 

100,0 

1682 . 

— 

0 

N 33804 • ЮН 2 0 


25,58 

4,40 

46,33 

10,68 

81,27 

1754 1 


0,5 



23,98 

9,49 

45,71 

24,24 

65,35 

1430 

— 

1,19 



23,85 

10,28 

45,91 

26,52 

63,39 

1381 ! 

__ 

1,40 

.%’а,30 4 • 10Н 2 О + ^ 2 50 4 


23,04 

11,33 

44,62 

29,34 

60.33 

1352 ; 

1 


1.66 

N3,804 



Авгг. 





Авт. 



/«"00 ‘/03 II .** И о'н-^оэ'вн-’оз'вм „ 8 оэ Ѵозп.вд 









Жидкая фаза 

д »С вес. О | 0 Ж/1000 М Н 2 0 индексы вес. °/о 

Ыа.,50 N8.003 Ка 2 50, N 83003 N 8380 ,) Н.О Ш.,50 4 | N 83003 


Продолжение | § 


Твердая фаза 


формулы 


2,17 

3,5 

3,9—28,9 


N3250,, 

N30804 + т N83804 • N83003 
т №о 30 4 • Ыа 2 С0 3 


тг N30804 • N83003 + N33003 • ЮН 2 0 

N30003-10420 


N 36000 • /НоО -|- N83003 • НоО ш N83804 • На 2 С0 3 

Ыа 2 5 04- Г0Н 2 О 


2,90 

3,60 

3,9-29,0 

29,0 

29,53 

30,2 


9,95 

24,41 

19,22 

63,20 

23,32 

1213 

— 

32,53 

9,67 

25,40 

18,90 

66,55 

22,12 

1170 

3,00 

33,0 

9,36 

25,70 

18,28 

67,26 

21,37 

1169 

2,84 

— 

8,06 

26,30 

15,57 

68,08 

18,61 

1195 

2,00 

— 

7,90 

26,43 

15,26 

68,40 

18,24 

1195 

1,75 

— 

7,30 

26,50 

13,94 

67,83 

17,05 

1223 

1,3 

— 

4^8 

2&92 


67,19 

12,12 

1308 

0,56 

— 


N33804- І0Н 2 О + Ыа 2 804 
N 83804 


N83804 -р иі N39804' N83003 
т №3804 • Ш 2 С0 3 


т 4зо80 4 • 4з 2 С0 3 + 4а 2 С0 3 • 7Н 2 0 
4а 2 С0 3 -7Н 2 0 

N35003 • 7Н 2 0 + N85003 • ЮН 2 0 
ИагСОз- ЮН 2 0 


0,0 

1,18 

2,5 

2,5-28,1 

28,11 

31,10 

33,80 

35,66 

35,90 


N36000 • ІОН.О 

НаоЗОд 


N 33804 + т N 33804 • N3,00; 
т N85804 • N83003 


ш N89804 • N а.,С О,, ~р N 3900 -, • НоО 
На 2 С0 3 ■ Н 2 0 " 


Ка 2 50 4 


1,20 

1,2-22,8 

23,5 

26,4 

26.4 

29.5 

32.1 
33,4 
33,4 

34.2 


N83804 + т Ыа 2 3 0 4 • N3,003 
т N8,304' N8300^ 


т \ал50 4 • Ыа 2 С0 3 + 4а 2 С0 3 • Н 2 0 
4а,С0 3 -Н 2 0 


Примечание. М. И. - от 8—12 час. до нескольких суток (при интенсивном перемешивании). Тзердые фазы представлены твердыми раство¬ 
рами. ^-растворы —твердые растворы ганкситового типа, т — переменное (около 2 ). 


Иа В 50,". СОз" N3,50,—N8,00*—Н,0 










Ыа' || ЗОЛ СО а " 


Ыа 2 30 4 — Ыа 2 С0 3 — Н 2 0 


№,804— №,СО :і —Н 2 0 

Н. С. Курнаков, В. А. Мазель, Изв. ИФХА АН СССР, 4, вып. 2, 315 (1930) 

Жидкая фаза 

(. °С вес - °> м ! 1т м Н “° индексы Твердая фаза 


N3.804 ■ 10Н 2 О 


N3,80, 

т 2 со. 

Ка 2 30 4 

т 2 со„ 

21,97 

0 

35,70 

0 

21,05 

1,93 

34,66 

4,25 

20,20 

3,54 

33,58 

7,88 

19,06 

6,37 

32,41 

14,53 

18,12 

9,11 

31,58 

21,30 

17,03 

13,25 

30,97 

32,31 

16,64 

15,14 

30,93 

37,71 

16,50 

17,02 

30,88 

43,35 

16,38 

18,28 

31,79 

і 

47,55 

1459 

18,61 

27,70 

47,35 

14,05 

18,59 

26,44 

46,91 

12,75 

18,87 

23,60 

46,90 

12,03 

18,94 

22,10 

46,64 

11,05 

19,36 

20,13 

47,28 

10,03 

19,60 

18,03 

47,33 

6,01 

21,05 

10,32 

49,00 

4,17 

21,40 

7,11 

48,87 

3,76 

21,77 

6,40 

49,68 

0 

22,94 

0 

50,59 


Ш 2 3<ѴЮН.О-(- 
+ Ыа,С0 3 . ІОН.О 
ИаХОз- ЮН 2 0 


Примечание. М. И. Твердые фазы представлены твердыми растворами: до 2,1“/, Ма..СО : , 
в Ка 2 $О 4 .10Н 2 О и 2,0—2,2»| 0 Ыа 2 30 4 в Ыа 3 С0 3 -ЮН 2 0. 


Ка 2 8 0 4 — Ка 2 С0 3 — Н 2 0 

Г. С. Седельников, ЖПХ, 17, вып. 6 , 338 (1944) 

Жидкая фаза 

I вес. “Іо г/100 г солей Ж/1000 Ж Н 2 0 индексы ^юн” 

Ма 2 30, Ыа 2 С0 3 Па 2 30 4 Н 2 0 Ыа 2 80 4 Ыа,СО а Ыа 2 30 4 Н 2 0 


Твердая фаза 


100 29,9 
26,52 


100 234 54,08 0 

88,6 234 47,99 8,27 

62.8 235 33,90 26,93 

33.8 235 18,23 47,79 

22.5 233 12,23 56,53 

12.6 208 7,67 71,23 


1 31,2 6 і 
Авгп. 


1849 — 


№ 2 30 4 


85,30 1778 1,3403 Ма 2 30 4 + /?^а 2 50 4 • 


• лШ 2 С0 3 


яИ а 2 СО. 


55,73 1644 1,3441 /я^„30 4 • я^ 2 СО 

27,61 1515 1,3505 
17,79 1454 — 

9,72 1267 1,3873 я^а 2 30 4 • яКа 2 С0 3 
+ № 2 со 3 . н 2 о 

0 1294 — №„СО я -Н.О 


і и и е. М. И. (± 0,2”). Длительное перемешивание. Анализ твердой 


Ка- И 80,», СОз 1 


Ыа,30 4 — Ыа,С0 3 —Н,0 


N^ 804 — Ка 2 С0 3 — -Н 2 0 

8 . Огееп, Р. Ргаііаіі, Л. Ат. СЬет. 8 ос., 68 , 1792 (1946) 


_ Жидкая фаза _ 

°С вес. »|о Ж/1000 Ж Н 2 0 индексы остаток, вес. “|о 

Ыа 2 30 4 [Па.СО, Ма 2 3 0 4 1 Ма 2 С0.., Ыа 2 3 0 4 | Н 2 0 Ыа 3 30 4 | Ыа 2 СОІ 


Твердая фаза 
I формулы 


Па 2 50 4 4-2т 2 80 4 .Ыа 2 С0 3 
2Ыа 2 8 0 4 ^а 2 С0 а 


2Па 2 50 4 .Па 2 С0 3 +Ыа 2 С0 3 -Н 2 0 

Ыа 2 С0 3 .Н 2 0 


Примечание. М. И. (± 1°). т=20—116 час. Бегкеит (2Ма_30 4 -N п.П0 3 ) представлен твер¬ 
дыми растворами переменного состава. Анализ твердой фазы: М. О. 


вес. “|о 

Ыа..30 4 1 Ка 2 СО., 


Ка 2 8 0 4 —Ка 2 СО а —Н 2 0 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 


индексы 
ТГа 2 30 4 | Н.,0 


Жидкая фаза 
Ж/1000 М Н,О 
Ыа 2 50 4 1 Ыа 2 СО ;і 


Твердая фаза 


V. С. Віазйаіе, Л. Ат. Сііегп. Зое., 45, 2944 (1923) [М. И.] 


35,41 0 

30,50 46,60 

0 50,63^ 

Авт. 


т 2 зо 4 - Юн 2 0 

№ 2 50 4 - ІОН.О + 
4- N3X0. • ІОН.О 
N 32604 '- ЮН.,0 


А. Р. Ко^егз, Ат. 1 8 сі. (5), 11, № 66 , 474 (1926) 

О 62,7 0 100 1595 № 2 80 4 

15,0 37,0 38,7 48,8 1320 На 2 30 4 +2№ 2 30 4 • Ка.Х0 3 

29.8 9,9 77,8 11,3 1140 2На.,50 4 • N3X0.+ 

+ ш 2 со 3 "- Н 2 0 

33.8 0 86,8 0 1150 На 2 С0 3 -Н 2 0 


С. 3. Макаров, Н. М. Ваксберг, СТЭ, 
2,56 I 6,02 I 3,55 111,19 I 24,081 6784 I 


232—233 (1931) 

N 83804 • ІОН.О + 
- 4 - N 3 , 00 ,) • Гон. о 


Макаров, В. П. Блидин, Изв. АН СССР, сер. хим., № 4,874—875 (1938) 
[М. И., т = 10 час. 

15,84 19,10 30,87 49,89 38,23 1238 N 33804 + 2На,50 4 • ИаХ0 3 

22,41 12,24 43,49 31,83 57,74 1328 На 2 50 4 + Ка 2 8 0 4 .ЮН 2 0 + 

+ 2іЧа 2 304.Ыа 3 С0 3 



Иа.ЗО*—№ а С0 а —Н 2 0 


N8' Ц 50 4 ", СО/ 


На 2 8 О 4 —N а.,С О л —Н 2 О 


Ыа' || ЗОі", СО/' 


Ыа 2 80 4 —Ка 2 СО ;1 —Н 2 0 

ВЕРОЯТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РАСТВОРИМОСТЕЙ (рис. 16) 


1 , °с 

вес. 

°!а 

Жидкая фаза 

ЛІ/1000 М Н 2 0 

индексы 

Твердая фаза 

N3,80, 

N8X0., 

N3,804 

Иа 2 С0 3 

На 2 50 4 

н 2 о 

0 

4,6 

0 

6,1 

0 

100 

16400 

Иа 2 30 4 - ЮН а О 


3,0 

5 

4,15 

9,25 

31,0 

7460 

и 


2,8 

6,0 

3,9 

11,2 

25,8 

6620 

На.ЗСѴ ЮН 2 0 + Иа,СО а - ЮН/) 


0 

6,4 

0 

11,6 

0 

8620 

Ыа.,СО. г ЮН,0 

15 

11,7 

0 

16,8 

0 

100 

5950 

На 2 80 4 -ЮН 2 0 . 


9,9 

5 

14,8 

10,0 

59,7 

4030 

и 


8,5 

10,0 

13,2 

20,85 

38,7 

2935 

» 


8,0 

12,3 

12,75 

26,25 

32,7 

2565 

Мл., 80 4 • ЮН.,О + ИаХ0 3 - ЮН/) 


0 

14,2 

0 

28,15 

0 

3550 

Иа.,С0 3 • ЮН.,0 

25 

21,8 

0 

35,35 

0 

100 

2830 

Иа а 30 4 - ЮН 2 0 


19,6 

5 

32,95 

11,25 

74,5 

2260 

» 


17,8 

10 

31,25 

23,55 

57,0 

1825 

„ 


16,7 

15 

31,0 

37,3 

45,4 

1465 



16,4 

18,3 

31,85 

47,65 

40,0 

1260 

Ыа.,30 4 - ЮН а О + На,СО : ,- ЮН/> 


8,9 

20 

15,9 

47,8 

24,9 

1570 

Иа 2 С0 4 -ЮН а О 


0 

22,9 

0 

50,45 

0 

1980 

» 

30 

29,4 

0 

52,8 

0 

100 

1895 

Иа 3 5 0 4 . ЮН а О 


27,1 

5 

50,6 

12,5 

80,2 

1585 



26,2 

8,2 

50,65 

21,25 

70,4 

1390 

Ыа а 50 4 .10Н 2 0 + На а 80 4 


24,4 

10 

47,2 

25,9 

64,6 

1370 

Иа а 30 4 


20,4 

14,3 

39,6 

37,2 

51,5 

1300 

Иа а ЗѲ 4 + 5 


19,3 

15,0 

37,25 

38,8 

49,0 

1315 

Б 


13,6 

20 

26,0 

51,2 

33,7 

1295 

п 


9,3 

25 

17,95 

64,7 

21,7 

1210 

„ 


8,7 

25,8 

16,85 

66,95 

20,1 

1195 

Б Иа а СО.| • ЮН.,О 


4,6 

27,0 

8,5 

67,1 

11,2 

1320 

Ыа 2 СО а . 101 НО 


0 

28,5 

0 

67,75 

0 

1475 

„ 

35 

33,0 

0 

62,5 

0 

100 

1600 

Иа 2 80 4 


28,4 

5 

54,1 

12,75 

80,9 

1495 

и 


23,8 

10 

45,6 

25,7 

63,9 

1400 

„ 


20,8 

13,3 

40,05 

34,3 

53,8 

1345 

Ыл.,80 4 1 -Б 


18,5 

15 

35,3 

38,35 

47,9 

1360 

Б 


13,0 

20 

24,6 

50,7 

32,7 

1330 

» 


8,7 

25 

16,6 

64,1 

20,6 

1240 

м 


5,2 

29,8 

10,15 

77,9 

11,5 

1135 

Я-ЬИа 2 С(Ѵ 11,0 


3,4 

31 

6,6 

80,3 

7,6 

1150 

На а СО а -11,0 


0 

33,2 

0 

84,5 

0 

1185 

„ 

50 

31,8 

0 

59,15 

0 

100 

1690 

Иа 2 80 4 


27,3 

5 

51,15 

12,55 

80,3 

1570 

» 


22,9 

10 

43,3 

25,35 

63,1 

1455 

п 


22,5 

10,5 

42,6 

26,65 

61,5 

1445 

N,1,80, + Б 


16,8 

15 

31,25 

37,4 

45,5 

1455 

Б 


11.7 

20 

21,7 

49,75 

30,4 

1400 

„ 


7,5 

25 

14,1 

62,95 

18,3 

1300 

„ 


4,6 

29,4 

8,85 

75,7 

10,4 

1185 

Б + На 2 СО а - Н 2 () 


3,5 

30 

6,7 

76,7 

8,0 

1200 

Ыа 2 СО а - Н 2 0 


0 

32,2 

0 

80,7 

0 

1240 

V 


Продолжение 


и °с 

вес. о/о | 

Жидкая фаза 

ЛІ/1000 м Н 2 0 

1 индексы 

Твердая фаза 

N3*50, 

На 2 С0 3 

N3.504 

На 2 С0 3 

Иа 2 50. 

н 2 о 

75 

30,4 

0 

55,4 

0 

100 

1805 

На 2 50 4 


26,2 

5 

48,3 

12,35 

79,6 

1650 



25,0 

6,4 

46,2 

15,85 

74,4 

1610 

Ыа 2 8 0 4 + Б 


20,1 

10 

36,45 

24,3 

60,0 

1645 

Б 


14,4 

15 

25,85 

36,1 

41,7 

1615 

” 


9,8 

20 

17,7 

48,4 

26,8 

1510 



6,0 

25 

11,0 

61,6 

15,1 

1380 



3,8 

28,9 

7,15 

73,0 

8,9 

1250 

Б+ Ыа 2 СО.| • Н/) 


2,1 

30 

3,9 

75,1 

4,9 

1265 

На 2 С0 3 -Н а 0 


0 

31,2 

0 

77,1 

0 

1300 


100 

29,7 

0 

53,6 

0 

100 

1865 

Иа 2 3 0 4 


26,4 

3,9 

48,05 

9,5 

83,5 

1740 

На 2 5 0 4 + Б 


24,7 

5 

44,55 

12,1 

78,6 

1765 

Б 


17,8 

• 10 

31,25 

23,55 

57,0 

1825 



12,5- 

15 

21,85 

35,15 

38,3 

1755 



8,3 

20 

14,5 

47,4 

23,4 

1615 



5,1 

25 

9,25 

60,8 

13,2 

1430 



3,3 

28,6 

6,15 

71,4 

7,9 

1290 

Б + На 2 СО а - П..О 


1,4 

30 

2,59 

74,3 

3,3 

1300 

Иа/ХХ, • Н 2 0“ 


0 

30,85 

0 

75,8 

0 

1320 

» 


При м г ча п и е. Б —беркеит (2На 2 80,-На,С0 3 ). 



-—*вес. °АЫѵ 2 С0 3 


Рис. 16. Иолмтерма системы Ыа 2 $0 4 


Иа/ХХ,— Н 2 <). 

;Г—те- 


/>'—беркеит (2Иа 2 8 О,- На 2 С0 3 ); М— мирабилит (На 2 80,-ЮН,0); 
нярдит (N3^,50*); С,,,—На_ 2 С0 3 .1Ш,0; С,-На 2 СО,.71Г|0; 
Сі НаХО,. Н,0. 




Ыа‘ Ц 30,*, В.О, 


Ыа,304— Ыа 3 В 4 0^-Н г 0 


№ 


1 


Ыа а $ 04 —Ыа а В 4 Оу—'Н 2 0 


Иа’НЗОЛ В 4 0/ 


Ма'ЦЗО", В 4 0" 

Ка 2 50 4 — Ма 2 В 4 0 7 -Н 2 0 

Ц. 8 Ьог$Н, Е. Воѵаііпі, Ь. СэрреНіпІ, Сагг. сЫт. Иаі., 54 , 298—318 (1924) 





Жидкая фаза 


1 


1 , °с 

вес. 

°і'о | 

г/100 г Н.,0 | 

ЛІ/1000 г Н г О 1 

| Твердая фаза 

Ыа 2 50 4 |Ыа 2 В 4 0,| 

На 2 80 4 1 

Ыа,В 4 0 7 

Ыа г 50 4 

Ыа 2 В 4 0 7 

— 1,2 

3,85 

0 

4,004 

0 

0,2819 

о _ 

Ыа 2 50 4 * ЮН 2 0 + лёд 
N 82804 * ЮН 2 О -]- 
N 3.26407 * 10И 2 О лёд (ср. 2) 

—1,38 

3,822 

0,631 

4,005 

0,660 

0,2819 

0,0327 

—0,45 

0 

1,086 

0 

1,098 

0 

0,0545 

N 32840 , • 10Н 2 О + лёд 

10 

8,427 

0 

9,202 

0 

0,6477 

0 

N 82804 • ЮН, О 


8,361 

0,7041 

9,195 

0,7743 

0,6472 

0,0384 

N 33804 • ЮН 2 0 + N 3^407 • ЮН./) 
(ср. 2 ) 


4,383 

0,8047 

4,623 

0,8487 

0,3254 

0,0421 

№,В 4 0, • ЮН 2 0 (ср. 2) 


1,843 

1,086 

1,898 

1,118 

0,1336 

0,0555 

№ 2 В 4 0,. ЮН 2 0 


0 

1,603 

0 

1,629 

0 

0,0808 

и 

20 

16,22 

0 

19,36 

0 

1,362 

0 

На 2 50 4 .10Н 2 О (ср. 2) 


16,11 

1,000 

19,43 

1,206 

1,368 

0,0598 

N 37804 • ЮН 2 0 + № 2 В 4 0, • ЮН 2 0 
(ср. 3) 


9,238 

1,108 

10,30 

1,236 

0,7253 

0,0613 

І 0 Н 2 О 


0 

2,520 

0 

2,585 

0 

0,128 

№ 2 В 4 0, • 10Н 2 О (ср. 2) 

25 

21,90 

0 

28,04 

0 

1,974 

0 

т 2 5 04 .юн 2 о 


21,91 

0,326 

28,17 

0,4192 

1,983 

0,0208 

п 


21,93 

1,131 

28,50 

1,470 

2,006 

0,0729 

N 3,504 • юн 2 0 + Иэ/^О, • ЮН 2 0 


17,38 

1,220 

21,35 

1,499 

1,502 

0,0743 

N 828407 • 10 Н 2 О 


16,76 

1,229 

20,44 

1,499 

1,438 

0,0743 

V 


15,57 

1,248 

18,72 

1,500 

1,317 

0,0744 

» 


12,66 

1,300 

14,71 

1,512 

1,036 

0,0749 

» 


9,645 

1,442 

10,85 

1,622 

0,7636 

0,0804 

» 


3,220 

2,057 

3,400 

2,172 

0,2392 

0,1077 

9 


1,187 

2,626 

1,234 

2,730 

0,0868 

0,1354 

» 


0 

3,087 

0 

3,185 

0 

0,1580 

9 

30 

28,60 

0 

40,06 

0 

— 

— 

N3,504- 10Н 2 О 


28,78 

1,273 

41,15 

1,819 

— 

— 

N3,504 • ЮН 2 0 + N 32840 , • ЮН 2 0 
(ср. 2 ) 


0 

3,750 

0 

3,896 

_ 

— 

Иэ-Д/Ѵ ЮН 2 0 

N 33804 • ЮН 2 0 + N 33804 + 

+ № 2 В 4 0, • ЮН 2 0 (ср. 2) 

31,9 

32,38 

1,405 

48,91 

2,123 

3,443 

0,1053 

35 

33,08 

0 

49,42 

0 

3,479 

0 

йа 2 30 4 


32,91 

0,554 

49,46 

0,832 

3,482 

0,0413 

» 


32,60 

1,263 

49,29 

1,911 

3,470 

0,0947 

„ 


32,25 

1,579 

48,75 

2,386 

3,431 

0,1184 

N 3,504 + N 3 , 840 ,- ЮН.,О (ср. 3) 


31,64 

1,603 

47,40 

2,401 

3,336 

0,1191 

N 3 , 840 , • ЮН 2 0 


26,95 

1,730 

37,79 

2,426 

2,660 

0,1203 

9 


24,18 

1,798 

32,67 

2,429 

2,299 

0,1205 

» 


3,665 

3,405 

3,945 

3,664 

0,278 

0.1818 

^ 2 В 4 0 7 • 10Н 2 О (ср. 2) 


0 

4,827 

0 

5,072 

0 

0,2516 

0 » 

45 

32,24 

0 

47,57 

0 

3,349 

N 3,504 


31,65 

0,600 

46,71 

0,886 

3,288 

0,0440 

» 


31,27 

1,145 

46,27 

1,694 

3,257 

0,0842 

„ 


30,15 

3,125 

45,18 

4,682 

3,180 

0,2326 

N 3,804 4- N 3 , 840 , • 10Н 2 О (ср. 2) 


13,99 

4,112 

17,00 

5,021 

1,1966 

0,2494 

№ 2 В 4 0 7 • 10Н,О • 


4,258 

6,361 

4,764 

7,117 

0,3353 

0,3536 

» 


0 

7,49 

0 

8,096 

0 

0,4022 

„ 

49,3 

29,25 

4,583 

44,20 

6,927 

3,111 

0,3441 

N3,504 4- № 2 В 4 0 7 - ЮН,О 4- 
4 - Из^О, • 5Н 2 0 


Акт. 


Продолжение 



Жидкая фаза 


1 , °с 

вес. °|о 

г/100 г Н г О 

ЛІ /1000 2 н а о 

Твердая фаза 

На 2 5 0 4 ^а 2 В 4 0 , 

Ыа 2 5 0 4 ІЫа,В 4 0 7 

Ыа.,50 4 

ш 2 в 4 о 7 

50 

31,90 

0 

46,84 

0 

3,297' 

0 

N 32804 


31,09 

0,920 

45,73 

1,353 

3,219 

0,0672 



30,62 

1,872 

45,35 

2,773 

3,192 

0,1378 



29,00 

4,616 

43,68 

6,953 

3,074 

0,3454 

N 3,504 + N 3,8407 • 5Н 2 0 (ср. 3) 
N 828407 • 10Н 2 б 


25,48 

4,760 

36,53 

6,823 

2,571 

0,3390 


21,17 

5,116 

28,72 

6,940 

2,022 

0,3448 



7,978 

6,936 

9,376 

8,152 

0,660 

0,4051 



0 

9,520 

0 

10,522 

0 

0,5227 


55 

31,57 

0 

46,15 

0 

3,248 

0 

N8,504 


28,08 

5,988 

42,59 

9,083 

2,998 

0,4512 

N 3,504 + Нз.,В 4 0 7 .5Н 2 0 (ср. 2) 


26,23 

6,492 

38,98 

9,649 

2,744 

0,4797 

N 338407 • 5Н а О 


21,21 

7,437 

29,73 

10,424 

2,093 

0,5179 



20,97 

7,680 

29,39 

10,76 

2,068 

0,5348 



18,31 

7,580 

24,71 

10,23 

1,739 

0,5082 



17,65 

7,884 

23,70 

10,59 

1,668 

0,526 



16,97 

8,058 

22,63 

10,75 

1,593 

0,5343 

5Н 2 0 + 

N 8264(57 • 10Н ? О (ср. 3) 


13,05 

8,473 

16,63 

10,80 

1,171 

0,5364 

N ^26407 • 10 Н 2 О 


0 

12,37 

0 

14,12 

0 

0,7002 

» 

65 

31,05 

0 

45,03 

0 

3,170 

0 

N 3,504 


29,37 

2,865 

43,34 

4,227 

3,051 

0,2097 



26,46 

7,905 

40,32 

12,04 

2,838 

0,5975 

N 3,504 + Нз,В 4 07 • 5Н а О (ср. 2) 
N 83840 , • 5Н г О 


17,07 

10,46 

23,56 

14,43 

1,658 

0,7158 


3,941 

15,98 

4,922 

19,96 

0,3464 

0,9901 



3,709 

16,10 

4,625 

20,08 

0,3256 

0,9959 

п 


0 

17,95 

0 

21,88 

0 

1,085 


80 

30,41 

0 

43,70 

0 

3,076 

0 

N3,504 


22,38 

14,57 

34,50 

23,11 

2,498 

1,148 

N3,504+ N 83840 , -5Н 2 0 
N 33840 , - 5Н 2 0 

і кипе- 

0 

23,9 

0 

31,41 

0 

1,560 

ния 

102,2 

29,72 

0 

42,29 

0 

2,977 

0 

N 33804 (ср. 2 ) 

104 

15,89 

28,15 

28,40 

50,31 

1,999 

2,499 

N 3,504 + N3,8,0, • 5Н г О 
N 338407.51130 (ср. 3) 

102,9 

0 

37,08 

0 

58,93 

0 

2,928 


Авт. 



Примечание. М. И. (±0,1°). т—несколько часов. Анализ твердой фазы: М. О. Анализ 
жидкой фазы: Ш'в борате титруется НС1 с метилораижевым, а 80^ определяется в виде Ва80 4 . 


Па 2 30 4 — Па 2 В 4 0 7 —Н„0 

II. ЗЬогеІ, Е. ВигісйеШ, Оагх. сЫт. ііаі., 54, 948—955 (1924) 


і, °С 

Жидкая фаза 


| вес. о ) 0 

1 ЛІ/1000 Л1 Н,0 

Иа 2 50 4 

Ыа,В 4 0 7 

1 N 83804 і 

Ыа г В 4 0 7 

40 

32,66 

0 

61,5 

0 



31,13 

2,23 

59,25 

3 



0 

6,24 

0 

5,95 


41.7 і 

32,48 

0 

61 

0 



30,79 

2,63 

55,58 

3,40 



0 

6,36 

0 

6,08 


50 

28,94 

4,63 

65.25 

6,233 



(27,7) 

(5,2) 

(52,5) 

(7) 


5Ь,/ 

31.47 

0 

58,25 

0 1 



27,82 

6,26 

с 3,62 

8,5 



(15,22) 

(9,09) 

(25,5) 

(10,75) 



0 

13,12 

0 

13.52 





I Авт. \ 



Примечание. №. И. (±0,1°). т—несколько часов. 


Твердая фаза 


Ыа 3 50 4 

Ыа„80 4 +Ыа,В 4 0,.10Н,0 

На 2 В 4 О 7 '.10Н,,О 

Па г 80 4 

Ыа 2 30 4 +Ыа 2 В 4 0 7 .ЮН.О 
Ыа 2 В 4 0,-ШН„0 
Ыа 2 8 0 4 +Ыа 2 В 4 0;-5Н а 0 
Ыа 2 В 4 0 7 -5Н 2 0 + Ма 2 В 4 0 7 - ЮН а О 
Па 2 80 4 

Ыа 2 80 4 +І4а 2 В 4 0 7 -5Н,0 
Ка 2 В 4 0 7 -бН 2 0 + N 8 В 4 0 ,-ЮН,О 
Ыа 2 В 4 О 7 .10Н г О 


Ж 


І?° 


123 



N8150,", В 4 0, 


Ыа*30 4 — Ыа 2 В 4 0,— Н 2 0 


Ыа‘ | НСОз', СО. 


ЫаНСОз— Ыа а С0 3 —Н,0 


Ыа 2 50 4 —Ыа^С^—Н 2 0 

Ц. 8 Ьог§і, Е. Воѵаііпі, М. Мсйісі, Оагя. сіііт. Иаі., 54, 936—944 (1924) 




Жидкая фаза 



1, “С 

вес. о,о 

Л1/1000 м н а о 

Твердая фаза 


Ка 2 50 4 

Ыа 2 В 4 0 7 

N3,50, 



0 

4,76 

0 

6,337 

0 

Ыа 2 30а- ЮН 2 0 

N 0^504 • ЮНоО -р“ N 02640 ^ • юн 2 о 
Ма 2 В 4 0 7 • ЮН 3 0 


4,71 

0,94 

6,335 

0,893 


0 

1,09 

0 

0,989 

13 

11,66 

0 

16,731 

0 

Ыа 2 80 4 • ЮН 2 0 

Ыа.,80 4 . ІОЕЕО + Ыа 2 В 4 0 7 • 10Н 2 О 
Ыа 2 В 4 0 7 • 10Н,Ъ 


11,14 

1,14 

16,111 

1,163 


0 

2,10 

0 

1,923 

38,7 

32,83 

0 

62,0 

0 

Ыа 2 80 4 

31,41 

2,04 

59,86 

2,75 

Ыа,80 4 + Ыа,В 4 0 7 • ЮН.,0 


0 

5,57 

0 

Ав 

5,28 _ 

т. 

Ыа 2 В 4 0 7 • ЮН 2 0 


И р и м е ч а и и е. М. И. (± 0,1°). х —несколько часов. 


Ыа 2 80 4 — Ыа 2 В 4 0 7 —Н 2 0 

Л. Е. Тееріе, ТЬе ігніизігіаі Оеѵеіортепі оі Зеагісз Ьакс Вгіпез, стр. 150—154, 

1929 


Л °с. 

вес 

• °,о 

Жидкая фаза 

г/100 г Н 3 0 

1 

1 

Ж/1Ю0 м н„о 

Твердая фаза 

Ыа 2 8 0 4 1 

На 2 В,О т 

Ыа 2 30 4 

На 2 В 4 0, 

Иа 2 5 0 4 

На 2 В 4 О т 

20,5 

16,8 

0 

20,2 

0 

25,7 

0 

Ыа 2 30 4 . ЮН 2 0 


16,5 

0,99 

20,0 

1,2 

25,4 

со 

Ы,ч,80 4 • ЮН 2 0 + Ыа 2 В 4 0 7 • ЮН 2 0 


0 

2,4 

0 

2,5 

0 

2,2 

Ыа 2 В 4 0 7 - ЮН 2 0 

23,5 

20,1 

0 

25,2 

0 

32,0 

0 

Ыа 2 3 0 4 - ЮН 2 0 


18,9 


23,7 

1,4 

30,1 

1,2 

Ыа 2 3 0 4 • ЮН 2 0 + Ыа 2 В 4 0 7 • ЮП 2 0 


0 

2,8 

0 

2,9 

0 

2,6 

Ыа 2 В 4 0 7 • ЮН 2 0 

28,5 

26,7 

0 

36,5 

0 

46,2 

0 

Ыа 2 3 0 4 • ЮН 2 0 


26,2 

1,2 

36,1 

1,7 

45,8 

1,5 

Ыа 2 80 4 • ЮН 2 0 + Ыа 2 В 4 0, • 101 1 2 0 


0 

3,6 

0 

3,7 

0 

3,3 

Ы,ч 2 В 4 0 7 • юн 2 о 

35,0 

33,7 

0 

50,7 

0 

64,2 

0 

Ыа 2 30 4 


32,6 

1,8 

49,7 

2,7 

62,9 

2,4 

Ыа-,80 4 + Ыа 3 В 4 0 7 • 10Н 2 О 


0 

5,0 

0 

5,3 

0 

4,7 

Ыа 2 В 4 С 7 - ЮН.,0 





Авт. 




Ыа 2 50 4 — Ыа 2 В 4 0 7 — Н 2 0 

В. Е. Грушницкий, Е. М. Флеринская, ВНИИГ, 1932 


1 . *с 

| Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. о|„ 

г /100 г солей 

Ыа. ; 80 4 

Ыа 2 В 4 0 7 

Ыа 2 80 4 

Ка 2 В 4 0 7 

0 

25 

4,23 

22,3 

0,47 

1,13 

90,0 

95,15 

10,0 

4,85 _ 

1 

Ыа 2 30 4 • ЮН 2 0 + Иа 2 В 4 0 7 .1()Н 2 0 

0 V 

Авт. 


Примечание. М. И. т= 1 сутки. 

Иа* |] НСО', со; 

ЫаНС0 3 —Ыа 2 С0 3 — Н 2 0 

4. МеЫ, см. НоеКег, ИапйЬисЬ йег МіпегаІсЬегпІе, 1, 958—959 (1912) 




Жидкая фаза 



/с 

вес. 

°!о 

г/л 

а 

Твердая фаза 


КаНСОз 

Ыа 2 СО а 

КаНС0 3 

Ыа„С0 3 

(выч.) 


30 

4,58 

17,40 

55,6 

211,4 

1,215 

ЫаНСОч 4- ЫаНСОч • ЫаХОч • 2Н.,0 


0,92 

27,83 

12,1 

365,9 

1,315! 

ЫаНСОз • Ыа,С0 3 - 2Н 2 0 + Ыа,С0 3 • Г0Н.,О 
ЫаНСОч 4- ЫаНСОч • Nа._,Св ч . 2Н,0 “ 

40 

5,51 

16,99 

66,7 

205,7 

1,211 


0,52 

32,50 

7,1 

441,0 | 

1,357 

ЫаНС0 3 ■ Ыа,С0 3 - 2Н,0 + Ыа,СО ч • Н,() 

50 

6,56 

16,91 

79,6 

205,1 

1,213 

ЫаНСОч + ЫаНСОч • Ыа,СО ч ■ 2Н,0 


0,83 

31,79 

11,1 

Ав 

427,2 

■т. 

1,344 

ЫаНСОз • Ыа,СОз • 2Н,0 4 - Ыа 2 С0 3 • Н,0 


ЫаНСОз— Ыа 2 С0 3 — Н а О 


О. ііе Раере, Виіі. 8 ос. сЫт. Ве1§., 25,174 (1911); ТаЫез АшпіеИез, 2, 447 (1913) 


Жидкая фаза 


вес. °І и 


г/100 г Н 2 0 


Тнерд.ія фавн 


ЫаНСО 


9.1 
7,8 

6.1 

4.6 
3,2 

1.6 
О 


Ка 2 СО, 

ДОаНСС^ 

Ыа 2 СО, 

0,9 

10,1 

1,0 

5,4 

9,0 

6,2 

10,4 

7,3 

12,4 

15,4 

5,7 

19,2 

20,3 

4,2 

26,5 

21,1 

2,1 

27,3 

22,1 

0 

28,3 


ЫаНСО а 

0 


ЫаНСОз Ч Ыа 2 С0 3 . 10Н„О 
Ыа 2 С0 3 • ЮН 2 0 ' 


Примечание. ГА. П. ( р 0,3’). т~ несколько суток. Данные получены при участим 
ѴѴ. Е. Вшке н Н. йе К"рр. 


Авт. 



Ыа'Ц НСйа', С 6 / 


КаНСбз-Ма а С0 1І -Н 2 О 


Ма-|НСО а \ Сб 3 " 


МаНСОа—ЫЗаСба—Н»0 


КаНС0 3 —КааСОз—Н 2 0 

М. АррІеЪеу, К. Ьапе, Л. СНет. 8ос., Тгапз., 113, 616 (1918) 



Жидкая фаза 


1, ”С 

вес. о/о 

г/л 

а 

Твердая фаза 







(выч.) 



ЫаНСОз 

Ыа 3 С0 3 

ЫаНСОз 

Ыа.СОз 

Си" 


18 

8,21 

0,87 

87,79 

9,27 


1,069 

4а460 3 + Ка 2 Си(СО а )., • 311.0 


8,08 

1,04 

86,45 

11,08 

0,051 

1,070 



8,10 

1,05 

86,75 

11,29 

— 

1,071 



7,96 

1,26 

85,27 

13,44 

0,054 

1,071 



7,22 

3,43 

78,63 

37,36 

— 

1,089 



6,70 

5,53 

74,18 

61,32 

— 

1,108 



6,56 

5,63 

72,65 

62,36 

0,087 

1,108 



5,76 

8,53 

65,31 

96,68 

0,106 

1,134 



5,64 

8,74 

64,10 

99,30 

0,106 

1,136 

» и 


4,78 

12,98 

56,24 

152,63 

0,141 

1,176 

» V 


4,51 

14,21 

53,60 

168,75 

0,155 

1,188 

И V 


4,47 

15,38 

53,77 

185,02 

— 

1,203 

ЫаНС0 3 + N 3364 ( 603)2 • ЗН 2 0 + 
+ Ыа 2 60 3 .104,0 
Ыа,6и(60 3 ) 2 • 34,0 + 

+ N 32603.101120 


1,49 

16,28 

17,64 

193,13 

— 

1,186 


0,63 

16,57 

7,48 

195,57 

— 

1,181 

То же 


1,59 

16,55 

18,94 

197,08 

0,257 

1,191 

» 




Авт. 




Примечание. М. И. -5=50—140 час. 


ЫаНСОз— Ка 2 С0 3 — Н 2 0 


р. А. Ргееііі, РЫ1. Тгапз. Ноу. 8 ос. Ьоікіоп, А, 223, 62—66 (1922) 


і, °С 

Жидка 

| вес. 

1 ЫаНС0 3 

ія фаза 

°; 0 

Ыа а С0з 

Твердая фаза 

0 

6,5 

0 

№нео 3 


5,1 

4,0 

Ю 


4,6 

5,6 

НаН60з + К т а 2 е0 3 . ЮН.,О 


1,4 

5,9 

т 2 ео 3 • юн 2 о 


0 

6,4 

и 

15 

8,1 

0 

NаН60 3 


6,0 

6,0 



4,3 

13,3 

НаНС0 3 + N 33603 - 10Н,О 


1,8 

13,8 

№ 2 ео 3 • юн 2 о 


0 

14,1 

» 


Авт. 



Продолжение 



Жидкая фаза 


1, "С 

вес. о | 0 

Твердая фаза 


ЫаНС0 3 

Ыа 2 С 0 3 


20 

8,7 

7,2 

0 

3,5 

№НС 0 3 


6,5 

6,3 



4,0 

17,05 

ИаН60 3 + N 82663 .10Н 2 О (ср. 2) 


2,9 

17,3 

^ 2 ео 3 • юн.,о 


0 

18,0 


25 

9.3 

4.9 

3.9 

3.3 

0 

6,1 

10,0 

16,7 

ИаНбОз 

0 

V 


4,05 

17,9 

ИаН60 3 + ИаН60 3 • К(а 2 60 3 • 2Н 2 0 (ср. 2) 


2,5 

20,8 

ИаН60 3 • № 2 60 3 • 2Н 2 0 

ИаНбОз • На 2 6 Ѳ 3 • 2Н 2 0 + №,60 3 • 10Н 2 О 


1,5 

22,6 


0 

22Г.7 

N3,603 • ЮН 2 0 

30 

9,9 

9,1 

6,3 

0 

0,8 

9,7 

NаН60з 

» 


4,6 

17,5 



4,3 

17,6 

NаН60з + ШН60 3 • N 3+03 • 2Н г О 


3,8 

18,3 

ШН60 3 • N 83603 • 2Н 2 0 


1,2 

26,1 



1,1 

26,5 



1,3 

27,1 

№Н0О 3 • і\а 2 60 3 • 2Н 2 0 + № 2 е0 3 • ЮН 2 0 


0,8 

27,5 

N 33603 - ЮН 2 0 


0 

28,45 

м 

35 

10,6 

0 

NаН60з 


6,9 

9,7 

„ 


4,7 

17,3 

NаН60з + NаН60з • N 3+03 • 2Н,0 


2,0 

23,7 

N аНООз • N а 2 С0 3 • 2Н 2 0 “ 


0,9 

28,7 



0,6 

32,5 

NаНеОз • 4а 2 60 3 • 2Н 2 0 + N 83603 • 7Н 2 0 


0,3 

32,8 

N 83603 • 7Н а О 


0 

32,9 


45 

12,0 

0 

№нео 3 


11,3 

0,8 



8,0 

8,7 



5,9 

16,9 

ИаНбОз+ НаН60 3 • N 3,663 • 2Н.О 


3,0 

21,4 

NаН60з • N 83603 • 2Н 2 0 


1,3 

27,3 



0,9 

31,7 

NаН60з • N 33603 • 2Н 2 0 + N3,60., ■ Н,0 


0 

32,2 

На 2 60з-Н 2 0 ‘ 

60 

12,9 

1,4 

N34603 


10,1 

8,5 

п 


7,4 

16,9 

N84603 + N3460,- № 2 60 3 .2Н..О 

N84603. N3,604.24,0 


2,4 

25,8 


1,3 

30,7 

N аНео 3 • 4а 2 60 3 • 2Н 2 0 + N 33603 • Н 2 0 


0 

Ав ; 

31,8 

т . 

N 33603.430 

Примечание. М. И. Анализ твердой фазы: М. О. 


126 


127 



Ыа'ПНСОз'. СО, 


ЫаНСОз— Ыа 2 С0 3 —гі,0 


Ыа‘ || МСО;,', СО.,’ 


КаНСОз—Ыа.СО,,—11,0 


ИаНСОд— На 2 С0 3 —Н 2 0 

А. НШ, Ь. Васоп, Л. Ат. СЬет. 5ос., 49, 2488—2493 (1927) 


1 , °с 

Ж] 

вес 

ЫаНСОз 

тдкая фаз: 

°|о 

Ыа 2 С0 3 | 

1 

а 

Твердая фаза 

— 3,32 

4,64 

4,41 

1,078 

НаНС0 3 + Ш,С0 3 . ЮНХ+лёд 

21,26 

3,74 

18,15 

1,220 

ЫаНС0 3 + Ыа^СОд • ЮН.,О 4- 





+ ыансо 3 . ИаХОд-211,0 

24,87 

(9,3) 

0 

— 

МаНсбд 


9,11 

0,2 

1,065 



8,21 

2,10 

1,076 



6,13 

8,11 

1,125 



5,50 

10,88 

1,152 



4,90 

13,61 

1,179 



4,00 

17,85 

1,216 

ЫаНСОд + ЫаНСОд. На., С О.,. 211..0 


3,57 

18,66 

1,225 

ИаНСОд- Иа^СОд-214,0 “ 


3,18 

19,31 

1,228 

и 


2,49 

20,90 

1,240 



2,09 

22,10 

1,250 

ЫаНСОд- ЫЗдСОд* 2Н,0 + ЫаХ0 3 - ЮН..О 


1,59 

22,15 

1,247 

Ыа 2 С0 3 -ЮН 2 0“ 


1,09 

22,26 

1,243 



0,86 

22,20 

1,238 



0 

22,45 

— 


30 

19,81 

0 

— 

ЫаНСО., 


9,71 

0,25 

1,068 



7,30 

6,06 

1,112 



5,67 

11,84 

1,160 



4,45 

17,52 

1,216 

ЫаИ0О 3 + ЫаНСОд- Ыл.,СО а • 2Н.,<) 


3,92 

18,43 

1,225 

ЫаНСОд- ЫаХОд • 2Н..О " 


3,91 

18,54 

1,226 



2,65 

21,00 

1,239 



1,79 

23,39 

1,256 



1,47 

24,30 

1,269 



0,82 

27,52 

1,301 

в 


0,76 

28,09 

1,307 

N.11 ІСОд • Ыа 2 Со 3 • 2НдО ЫаХОд • 1011.,() 


0 

28,24 

1,296 

Ыа 2 С0 3 -ЮН 2 0 ' 

31,98 

0,16 

31,32 

1,334 

N а 11(1 Од • Ыа 2 С0 3 • 2Н 2 0 + Ыа 2 С0 3 • 7І1.,( ) -1 





+ Ыа 2 С0 3 • ЮН 2 0 

33,17 

0,19 

33,08 

1,350 

ЫаНСОд • ЫаХОд • 2Н ? 0 ЫаХОд • 7И.,О -Ь 





+ Иа 2 С0 3 • Н 2 0 

30 

(12,40) 

0 

— 

ЫаНСОд 


12,22 

0,2/ 

1,078 



11,68 

1,08 

1,079 



9,93 

4,78 

1,112 



8,27 

10,04 

1,152 



6,80 

14,90 

1,196 

ш 


6,28 

16,97 

1,214 

ЫаНСОд + ЫаНСОд • ЫаХОд* 2Н.,0 


2,40 

23,79 

1,260 

ЫаНСО,- ЫаХО,- 2Н,0 

1 

0,48 

31,92 

1,337 

НаНСОд. ЫаХО»* 2Н 2 0 + Ыа 2 С0 3 * Н,0 


0 

32,16 

1,331 

ЫаХ0 3 • Н 2 0 



Авт. 




Примечание. М. И. (± 0,05—0,1°). [5 чае. 


128 


ИаНС0 3 — ИаХОд—Н 2 0 

К. \Уе§зс1іеі(Іег, 4. МеЫ, Мопаізіі. 1. Сііетіе, 49, 289—308 (1928) 


л° с 

Жидкая фаза 

Тверда» фаза 

вес. 

°,0 I 

МІ 100 г 

М/л 

Л 1 

ЫаНСОд Ыа 2 СО.,| 

ЫаНСО. | 

Ыа 2 С0 3 

ЫаНСОД 

Ыа 2 С0 3 

20,0 

(8,74) 

0 

(0,104) 

0 

. 

0 

_ 

ИаНСОд 


8,69 

0,08 

0,1034 

0,0007 

1,099 

0,008 

1,063 



6,91 

4,17 

0,0823 

0,0393 

0,900 

0,430 

1,094 



5,73 

8,49 

0,0683 

0,0801 

0,772 

0,906 

1,131 



4,20 

16,67 

0,0500 

0,1573 

0,607 

1,908 

1,213 



4,10 

17,30 

0,0489 

0,1632 

0,595 

1,988 

1,218 

ЫаНСОд + ЫаХОд- 









• ЮН 2 0 (ср. 4) 


3,39 

17,48 

0,0404 

0,1650 

0,490 

2,000 

1,213 

ЫаХ0 3 • 10Н 2 О 


0,19 

17,88 

0,0022 

0,1688 

0,027 

2,011 

1,192 



0 

(17,63) 

0 

(0,1663) 

— 

— 

— 


22,0 

(8,99) 

0 

(0,107) 

0 

— 

— 

— 

аИаНСОд 


8,80 

0,23 

0,1047 

0,0022 

1,115 

0,023 

1,064 



8,71 

0,41 

0,1037 

0,0038 

1,106 

0,041 

1,067 



5,86 

8,54 

0,0697 

0,0806 

0,790 

0,913 

1,133 



5,62 

10,11 

0,0669 

0,0953 

0,767 

1,094 

1,147 



5,40 

10,66 

0,0643 

0,1006 

0,741 

1,160 

1,153 



4,70 

13,04 

0,0573 

0,1258 

0,659 

1,449 

1,178 



4,24 

15,70 

0,0516 

0,1515 

0,680 

1,786 

1,206 



4,12 

17,87 

0,0490 

0,1686 

— 

— 

•— 

аНаНСОд (мет.) 


4,06 

18,53 

0,0484 

0,1748 

0,595 

2,152 

1,231 

>* 


(4.12) 

(17,76) 

(0,049) 

(0,1675) 

— 

— 

— 

аЫаНСОд + Тр 


(4,03) 

(18,87) 

(0,048) 

(0,178) 

— 

— 

— 

аЫаНСО, + 









+ ЫаХ V ЮН.,О 


6,22 

8,45 

0,0740 

0,0797 

0,839 

0,904 

1,134; ВЫаНСО» (мет.) 


6,03 

8,74 

0,0717 

0,0825 

0,815 

0,937 

1,136 

м 


5,81 

9,76 

0,0691 

0,0921 

— 

— 

— 



5,60 

10,64 

0,0667 

0,1004 

— 

— 

— 

» „ 


4,69 

15,47 

0,0558 

0,1459 

0,671 

1,753 

1,201 



4,46 

16,82 

0,0531 

0,1587 

0,645 

1,926 

1,214 



4,52 

16,77 

0,0538 

0,1582 

0,653 

1,919 

1,213 

„ 


4,42 

16,85 

0,0526 

0,1591 

0,638 

1,930 

1,214 

» !> 


4,36 

17,73 

0,0518 

0,1671 

0,634 

2,045 

1,223 

!• 


3,99 

17,89 

0,0475 

0,1688 

0,580 

2,062 

1,222 

Т Р 


3,87 

18,00 

0,0461 

0,1697 

0,564 

2,078 

1,224 



3,96 

18,03 

0,0472 

0,1702 

0,578 

2,084 

1,225 



3,73 

18,61 

0,0443 

0,1756 

0,545 

2,158 

1,229 



3,63 

18,70 

0,0433 

0,1764 

0,532 

2,170 

1,230 

н 


3,53 

19,00 

0,0417 

0,1791 

0,518 

2,208 

1,232 

Тр 4- ИЭдСОд ' 









■ ЮН 2 0 (ср. 3) 


3,99 

19,04 

0,0474 

0,1796 

0,585 

2,215 

1,233 

ЫаХОд- ЮН.,0 (мет.) 


3,91 

18,69 

0,0466 

0,1763 

0,574 

2,172 

1,232 

ѵ » 


3,84 

19,05 

0,0458 

0,1796 

0,565 

2,219 

1,235 

Ыа.,С0 3 - ЮН 2 0 (мет., 









ср. 2) 


3,81 

18,83 

0,0454 

0,1776 

0,559 

2,190 

1,233 

ЫаХОд- ЮН 2 0 (мет.) 


3,39 

19,15 

0,0403 

0,1806 

0,497 

2,227 

1,233 

Ыа,СОд- ЮН,0 


3,29 

19,20 

0,0392 

0,1812 

0,483 

2,232 

1,232 

ИаХОд-ЮНХ (ср. 2) 


2,23 

19,20 

0,0265 

0,1811 

0,325 

2,219 

1,225 

Ыа 2 С0 3 • ЮН..0 


1,09 

19,50 

0,0130 

0,1840 

0,158 

2,241 

1,218 

,, 


0,277 

19,70 

0,0033 

0,1858 

0,040 

2,252 

1,212 

„ 


0 

(19,72) 

0 

(0,186) 

— 

— 

__ 

» 





Авт. 





і 


9 Зм. 331. 
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На' 1 НС0 3 ' 


КаНСда—Ка,СО*-Н а О 


Жидкая фаза 

’ с вес. о/а Ж/100 г 

ЫаНСО,| N8,00, ЫаНСО., 1 Ыа а С0 3 


М/л 

’ ЫаНСОзІ Ыа г СО, 


0,87 

0,44 

0,26 4 

О 

89,9 (11,26) 
10,84 
10,14 
9,63 
8,43 
7,62 
6,36 
5,61 
5,40 
5,26 
5,46 
5,34 
5,09 
3,83 
2,81 
2,05 
0,90 
0,62 
0,52 


28,27 

28,10 

28,26 

(28,20) 

0 

0,27 

1,78 

2,96 

6,18 

8,86 

12,92 

17,10 

17,19 

17,79 

16,84 

17,19 

17,47 

19,56 

21,82 

24,26 

29,08 

32,22 

32,39 


(0,113) 

0,1102 

0,0862 

0,0763 

0,0612 

0,0558 

0,0501 

0,0510 

0,0461 

0,0222 

0,0183 

0,0026 

0 

(0,118) 

0,1157 

0,1065 

0,0873 

0,0783 

0,0642 

0,0557 

0,0542 

0,0478(?) 

0,0281 

0,0151 

0,0110 

0,0111 

0,0104 

0,0052 

0,0030 

О 

(0,134) 

0,1290 

0,1207 

0,1146 

0,1003 

0,0908 

0,0758 

0,0667 

0,0643 

0,0626 

0,0650 

0,0635 

0,0606 

0,0457 

0,0335 

0,0245 

0,0107 

0,0074 

0,0062 


О 

0,0019 

0,0505 

0,0756 

0,1280 

0,1533 

0,1706 

0,1664 

0,1740 

0,2195 

0,2197 

0,2214 

(0,224) 

О 

0,0019 

0,0171 

0,0575 

0,0812 

0,1269 

0,1624 

0,1636 

0,1821 

0,2087 

0,2450 

0,2586 

0,2625 

0,2667(?) 

0,2651 

0,2666 

(0,266) 

О 

0,0025 

0,0168 

0,0279 

0,0583 

0,0836 

0,1219 

0,1566 

0,1623 

0,1678 

0,1589 

0,1621 

0,1648 

0,1844 

0,2058 

0,2288 

0,2743 

0,3040 

0,3061 


0,021 1,070 
0,559 1,108 
0,855 1,131 
1,512 1,181 
1,852 1,209 
2,094 1,228 
2,030 1,220 

2,783 1,267 

2,775 1,263 
2,777 1,254 


3,164 1,292 
3,381 1,308 
3,449 1,314 


3,492 1,310 


Продолжение 


Твердая фаза 


аШНСО., 


оЫаНСОз (мет.) 
оЫаНС0 3 -|- Тр (ср. 3) 

Тр + Иа 2 С0 3 • 

• 10Н,О (ср. 3) 
Ыа 2 С0 3 . ІОН.,0 


аЫаНСО., 


риансол?) 
аИаНС0 3 Тр (ср. 5) 
' Тр 


Тр + Н^СО*- 
• ЮН,0 (ср. 2) 
N3,00., • ЮН.,О 


аИаНСО, 


аЫгіНСб 3 (мет.) 

аЫаНС0 3 + 7/1 (ср. 2) 
Тр (ср. 2) 

Тр 


Тр Жа 2 С0 3 -Н 2 0 (ср. 4) 
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Ий’ Ц НССУ, С0 3 " 


_Жидкая фаза 

вес - °І о _Ж/100 г м/л 

_ Ыа НСО..| Ыа,і; 0 3 ЫаНСО, | Ка а С0 3 ІМаНС0 3 | Ыа 2 СО., 


Продолжение 


Твердая фаза 


0,67 31,60 
0,17 32,78 
О, (32,76) 
12,64 О 
12,08 0,50 

9,74 6,39 

7,38 13,98 

6,81 15,55 

6,49 16,80 

5,68 17,93 
4,32 19,92 

3,51 21,80 

2,35 24,66 
1,17 30,09 
0,822 31,65 

0,51 31,80 

О (32,23) 
10,16 11,53 


0,222 

О 

79.6 10,31 

О 7 е , 

84.6 11І22 
10,92 

10.49 
9,77 
8,28 

89,5 13,64 

13.54 

12.50 
12,24 
12,07 
11,81 

11.54 
11,38 
11,41 
11,33 
11,80 
11,61 
11,45 
11,38 


30,91 

'(31,38) 

14,93 

15,95 

15,21 

15,82 

17.10 
18,07 
20,14 
10,53 
10,71 

13.10 
14,40 
14,51 
15,43 
16,19 
16,47 
16,58 
17,17 
15,03 
15,37 
15,69 
15,80 


0,0079 

0,0020 

О 

(0,1505) 

0,1439 

0,1159 

0,0878 

0,0811 

0,0773 

0,0676 

0,0514 

0,0418 

0,0280 

0,0127 

0,0098 

0,0061 

О 

0,1210 

0,1058 

0,1002 

0,0924 

0,0774 

0,0491 

0,0380 

0,0181 

0,0026 

О 

0,1227 

0,1160 

0,1336 

0,1300 

0,1249 

0,1163 

0,0986 

0,1623 

0,1612 

0,1488 

0,1457 

0,1437 

0,1406 

0,1374 

0,1354 

0,1358 

0,1349 

0,1404 

0,1382 

0,1363 

0,1354 


0,3072 

0,3093 

(0,309)' 

О 

0,0047 

0,0603 

0,1320 

0,1468 

0,1586 

0,1691 

0,1879 

0,2056 

0,2326 

0,2839 

0,2987 

0,3002 

(0,304) 

0,1088 

0,1446 

0,1593 

0,1662 

0,1818 

0,2205 

0,2367 

0,2850 

0,2917 

(0,296) 

0,1493 

0,1605 

0,1435 

0,1492 

0,1613 

0,1705 

0,1900 

0,0993 

0,1010 

0,1236 

0,1358 

0,1369 

0,1456 

0,1527 

0,1554 

0,1564 

0,1620 

0,1418 

0,1450 

0,1480 

0,1490 


4,180 1,361 На 2 С0 3 .Н..0 (мет.) 

4,203 1,359 Ыа 2 С0 3 “-Н 2 0 


0,051 1,088 
0,682 1,132 
1,575 1,194 
1,778 1,212 
1,937 1,222 
2,080 1,230 
2,334 1,242 
2,581 1,255 


0,132 4,031 1,350 
0,082 4,045 1,348 


ИаНС0 3 


№НСО а + Тр (ср. 3) 


Тр -}- Иа 2 С0 3 • 

■ Н 2 0 (ср. 2) 

N н 2 С0 3 • Н 2 0 

ЫаЙ'сОл 

N лі 1С0 3 -}- Тр (ср. 2) 
Тр 


Тр -|- ЫлоСО.) • 

• Н 2 0 (ср. 2) 
Ыа 2 С0 2 • Н 2 0 

ЫаНСО,; 

Ы:іІ1С0 3 + Тр (ср. 2) 
ЫаНСОя 

Маі 1С0 3 Тр (ср. 3) 

Тр 

ЫаНС0 3 


ЫаНС0 3 Н і (ср. 2) 
№НС0 3 (мет., ср, 2) 

Г4аНС0 3 (мет.) 
ЫаНС0 3 (мет., ср. 3) 
ИаНС0 3 (мет., ср. 2) 
5] (или 5 2 ) 


- I 1,230 


9 * 
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Ка'Ц НСО;,', СО/ 


МаНСбу— Ыа 2 СОа —Н а О 


Продолжение 


Жидкая фаза 


і, °С 

вес. 

о 

Л1/Ю0 г 

М/л 

1 


Твердая фаза 

ІЫаНСОд 1 

Ыа,С0 2 

ЫаНСОа 1 

Ыа„С0 3 

ЫаНСО.,1 Ыа 2 С0 3 | 



89,5 

11,26 

16,17 

0,1340 

0,1525 

_ 

_ 

— 

(или 5 3 ) 


11,08 

16,30 

0,1319 

0,1538 

— 

— 

— 

„ » 


10,84 

16,81 

0,1290 

0,1586 

— 

— 

— 

„ „ 


11,34 

16,59 

0,1350 

0,1565 

— 

— 

— 

(или б'і) 


11,09 

16,81 

0,1320 

0,1586 

— 

— 

— 

„ я 


10,90 

16,97 

0,1297 

0,1601 

— 

— 

— 

V » 


10,57 

17,23 

0,1258 

0,1625 

— 

— 

— 

„ „ 


10,34 

17,86 

0,1231 

0,1685 

— 

— 

— 

» 


10,13 

17,9 

0,1206 

0,1696 

— 

— 

— 

„ „ 


9,74 

18,42 

0,1159 

0,1738 

— 

— 

1,250 

„ „ 


9,79 

18,53 

0,1165 

0,1748 

— 

— 

— 

„ я 


9,54 

18,94 

0,1136 

0,1787 

— 

— 

— 

„ „ 


9,17 

19,70 

0,1092 

0,1858 

— 

— 

— 

5 а (или 5 ( ) + Тр 
" (мет., ср. 2) 


11,43 

16,54 

(0,136) 

(0,156) 

— 

— 

— 

ЫаНС0 3 + $з (мет.) 


10,75 

17,07 

(0,128) 

(0,161) 

— 

— 

— 

$2 + 

Тр пли ЫаНС0 3 (мет.) 


11,22 

17,56 

0,1335 

0,1657 

— 

— 

— 


10,92 

17,61 

0,1300 

0,1661 

— 

— 

— 

Тр (мет.) 


10,40 

18,05 

0,1238 

0,1703 

— 

— 

— 

„ „ 


10,23 

18,34 

0,1218 

0,1730 

— 

-■ 

— 

Тр (мет., ср. 2) 


10,03 

18,56 

0,1194 

0,1751 

— 

— 

— 

» » V 


9,56 

19,11 

0,1138 

0,1803 

— 

— 

— 

» » » 


9,42 

19,47 

0,1121 

0,1837 

— 

— 

— 

Тр (мет.) 


9,17 

19,71 

0,1092 

0,1859 

— 

— 

— 

Т Р + ( $і, 5' 2 ) 


8,10 

20,90 

0,0964 

0,1972 

— 

— 

— 

Тр 


7,29 

21,85 

0,0868 

0,2061 

— 

— 

— 



5,75 

23,89 

0,0684 

0,2254 

— 

— 

— 

„ 


3,22 

29,04 

0,0383 

0,2739 

— 

— 

— 

7/5+Ыа.>С0.,-Н.,0 (ср.З) 


3,17 

29,23 

0,0377 

0,2758 

— 

— 

1,3205 

Ыа 2 С0 8 • Н,0 


0,202 

30,50 

0,0024 

0,2877 

-- 

— 

1,312 


0 

(31,13) 

0 

(0,2937) 

— 

— 

— 

N811003 

94,5 

12,90 

14,88 

0,1535 

0,1404 

— 

— 

— 

12,90 

15,53 

0,1535 

0,1465 

— 

— 

—■ 

ЫаНСОз (мет.) 


12,42 

16,64 

0,1478 

0,1570 

— 

— 

— 

>, >. 


13,48 

13,94 

0,1604 

0,1315 

— 

— 

— 

ЫаНСОз + 5! (ср. 4) 


11,65 

16,46 

0,1387 

0,1553 

— 

— 

— 

5, (ср. 2) 

5'і 


11,33 

16,96 

0,1348 

0,1600 

— 

— 

— 


11,29 

17,26 

0,1344 

0,1628 

— 

— 

— 

5, (ср. 2) 


10,86 

18,11 

0,1293 

0,1708 

— 

— 

— 

5, 


11,12 

18,65 

0,1324 

0,1760 

— 

— 

— 

Тр (мет.) 


10,34 

19,58 

0,1231 

0,1847 

— 

— 

— 

„ „ 


9,65 

19,83 

0,1149 

0,1871 

— 

— 

— 

„ „ 


9,97 

20,00 

0,1187 

0,1887 

— 

— 

— 

» »> 


9,86 

19,94 

0,1173 

0,1881 

— 

— 

— 

Тр + 


9,35 

20,65 

0,1113 

0,1948 

— 

— 

— 

Тр 


8,07 

22,24 

0,0960 

0,2098 

— 

— 




12,01 

18,23 

0,143 

1 0,172 | - | 

Авт. 

— 

1 — 

— 

ЯтПСО.+ 7); (мет.) 


Примечание. М. И. т = 12 час. При температурах 79,С и 64,6° трона, как твердая фаза, не 
исследовалась. Анализ твердой фазы: хим. 

Обозначения: ЫаНС0 3 *Ыа а С0 а *2Н 3 0 — Тр (трона); 3№НСО а *Ка.,С 0^*^*Н а 0 — 5^ 2ЫаНС0 3 * 
♦ N а*С0 3 * *Н 2 0—5*. 
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Ыа'ЦНСО,', СО, 


ЫаНС0 3 —Ыа 3 СО„—Н а О 


Иа’ | НСО а ', СО, 


КаНСО,—Ка а С0г-Н,0 


КаНС0 3 —Ма 2 С0 3 — Н 2 0 

V. ѴаШеск, О. Ьупп, А. НШ, Ат. СЪет. Зое.. 56, 44—47 (1934) 


Жидкая фаза 


I, °С 


100 


126 

135 

143 

150 


160 

170 


вес. о|о 

ЫаНСО„ 

Ыа,С0 3 

(19,1) 

0 

18,5 

1,2 

16,0 

8,7 

13,9 

14,6 

13,8 

15,3 

14,4 

12,7 

14,4 

13,4 

12,0 

16,5 

10,7 

19,3 

9,8 

21,0 

9,7 

21,1 

8,8 

21,7 

8,2 

23,6 

7,2 

25,1 

7,1 

25,3 

5,9 

26,7 

5,3 

27,7 

5,2 

27,9 

4,2 

29,1 

3,4 

29,2 

2,3 

29,9 

0 

30,7 

11,8 

20,9 

8,6 

25,4 

13,3 

22,0 

8,2 

25,4 

14,2 

22,2 

8,6 

24,6 

(27,2) 

0 

26,8 

2,5 

26,4 

5,1 

25,6 

8,4 

23,6 

10,0 

21,6 

12,3 

20,0 

13,8 

17,3 

18,3 

15,4 

20,7 

11,9 

22,4 

10,2 

23,1 

15,9 

20,9 

7,4 

24,4 

3,4 

25,9 

0 

27,5 

17,4 

20,0 

10,4 

22,1 

(32,0) 

0 


Твердая фаза 


N814003 


ЫаНСО а (мет.) 

ЫаНСОз + ЗЫаНСОз • № 2 С0 3 
ЗЫаНСОз- N33003 


и 

ЗNаНСОз• N83003 + Г4аНС0 3 * № 2 С0 3 • 2И а О 
N 361063 • №/Ю 3 • 2 Н 2 0 


N314003 • N3,003 • 2Н 2 0 + N а 2 С0 3 • Н 2 0 
N83003* Н 2 0 


ЗИаНСОз • N83003 + N814003 • ^ 2 С 0 3 
КаНСОз* N32003+ N83003 
ЗNаНСОз * ИазСОз + №НС0 3 • Ка 2 С0 3 
N814003 • Ш 2 С 0 3 + N 3300 » 
ЗШНСО., • N 3,003 + №НС 0 3 • На 2 С 0 3 
N 81400 ,. N8,003+ На 2 С 0 3 
N3000$ 


N311003 + ЗИаНСОз* На 2 С0 3 
ЗІ4аНС0 3 • На 2 СОз 


З^іНСО,* ^ 2 С0 3 + КаНОО»* № 2 СОз* 2Н 2 0 
КаНСОз* N3,003 *2Н,0 
NаНСОз• N33003* 2Н 2 0 + І4а 2 СОз 
N83003 (мст.) 

Г4а 2 С0 3 


ЗNаНСО в • N33003 + N 814003 • N3301 ) 3 
ЫаНС 0 3 * ИазСОз + N3,003 
ИаНСОз 


Аат. 


Продолжение 


и °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. о/о 

ЫаНС0 3 

Ка 2 С0 3 

170 

31,7 

3,6 

МаНСОд 


31,6 

4,7 

М 


31,2 

7,5 

ИаНСОд + ЗШНСО3 * N33003 


28,4 

9,7 

ЗМаНСОз-ИазСОд 


24,3 

13,5 

3№НС0 3 • ИазСОд + N814003 • На 2 С0 3 • 214 2 0 


19,7 

18,4 

N814003-N83003* 2Н 2 0 


18,3 

18,9 

N814003 • ИазСОз • 2Н 2 0 + N33003 


16,3 

19,3 

На 2 С0 3 


0 

26,0 

» 

180 

26,3 

14,9 

3№НС0 3 • N33003 + N814003. N83003 


20,7 

18,3 

N31-1003 • N3^003 Нэ 2 СОд 

190 

(37,5) 

0 

N814003 


36,8 

1,7 

1» 


35,6 

4,8 

» 


35,0 

7,0 

N814003 + ЗИаНСОд * N83003 


33,0 

10,2 

3№НС0 3 ■ N33003 + ИаНСОд * N33003 • 214 2 0 


28,9 

13,7 

№НС0 3 . N33003* 2Н 2 0 


25,5 

16,7 

N8140 0 3 • N33003 • 2Н 2 0 + N а 2 С0 3 


20,7 

17,2 

N83003 


11,6 

19,7 

>, 


0 

24,2 

м 

200 

(43,0) 

0 

№НС0 3 


38,6 

6,1 

» 


36,4 

9,0 

N84003 + 3№НС0 3 * N33003 


35,6 

10,9 

ЗШНСОд. N83003 


33,5 

12,6 

» 


32,4 

13,0 

и 


32,2 

13,8 

м 


31,4 

14,6 

и 


31,3 

14,7 

0 


30,5 

15,4 

3№НС0 3 * N83003 + N83003 


27,7 

15,7 

N83003 


20,3 

16,9 

ш 


7,5 

19,9 

» 


0 

23,3 

V 


—-.-1 

Авт. 



Примечание. №. И. Анализ жидкой фазы: ня общую щелочность (титрованием) и СО 
(адсорбцией В N80)1). Анализ твердой фазы: М. О. 
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Ыа'ЦНСО/, СО. 


Ыа1ІСО а — Ыа 3 С0 3 —11*0 


\Ыа'||МС0 3 ', СО/ 


ЫаНСО а — Ыа,С0 3 —Н.О 


МаНСОз— ЫаХ0 3 — Н 2 0 

А. Ф. Сагайдачный, Е. Ф. Соловьева, С. К. Дуброво, ВНИИГ, 1936 





Жидкая фаза 




(,°С 

вес, 

■ °:о 

Л1/1000 м н„о 

индексы 


Твердая фаза 


МаНС0 3 

Ыа 2 С 0 3 

2ЫаНС0 3 

Ыа 2 СО а 

2ЫаНС0 3 

н 2 о 

й 


0 

6,53 

0 

7,49 

0 

100 

13350 

_ 

ЫаНСОз (ср. 2) 


4,18 

4,57 

4,91 

8,51 

36,6 

7450 

— 

ЫаНС0 3 


3,93 

6,11 

4,68 

11,54 

28,85 

6165 

— 

НаНС0 3 + Ыа.,СО. г 
• 10НХ> (ср.4) 


1,53 

6,45 

1,78 

11,91 

13,0 

7305 

— 

ЫаХб,- ЮН.,0 


0 

6,52 

0 

11,85 

0 

8440 

1,071 

Ыа..С0 3 • ЮН.,0 (ср. 2) 

25 

9,6 

0 

11,4 

0 

100 

8780 

1,065 

ЫаНС0 5 (ср. 2) 


5,91 

7,29 

7,30 

14,27 

33,85 

4635 

— 

ЫаНСО., 


4,20 

13,70 

5,49 

28,36 

16,2 

2955 

— 



4,00 

14,95 

5,29 

31,35 

14,45 

2730 

— 



3,95 

17,48 

5,39 

37,81 

12,5 

2315 

— 

На1ІСО..+ ЫаНС0 3 - 
• ЫаХСЦ • 2Н,0 (ср. 3) 


2,88 

19,48 

3,98 

42,64 

8,55 

2145 

— 

ЫаНС0 3 .Ыа.Х0. г 2Н а 0 


2,18 

21,30 

3,05 

47,31 

6,05 

1985 

— 

у 


1,52 

22,69 

2,15 

50,88 

4,05 

1885 

— ! 

№НСО. г ЫаХО ѵ 2Н.,0 + 

+ Ыа.ХѲ 3 • ГОН,0 (ср. 3) 


0 

22,90 

0 

50,48 

0 

1980 

1,234 

ЫаХСЦ • ЮН.,0 (ср. 2) 

60 

11,70 

2,35 

14,60 

4,65 

75,85 

519э 

1,096 

ЫаНСѲ 3 (ср. 2) 


11,13 

4,31 

14,11 

8,66 

61,95 

4390 

— 

ЫаНСОз 


7,54 

16,85 

10,69 

37,87 

22,0 

2060 

1,266 

ИаНСО^ -)- ЫаНС0 3 ■ 

• N а 3 С0 3 • 2Н 2 О(Р С0? = 1 ата) 


6,45 

16,50 

8,98 

36,39 

19,8 

2205 

1,206| 

ИаНСОз+ЫаНСОз- Ыа 2 С0 3 - 

• 2Н 2 6 (Р со , = 0,5 ата) 


3,29 

22,10 

4,73 

50,34 

8,6 

1815 


МаНС0 3 • Ыа.Х0 3 • 2Н.,Ѳ 


1,98 

26,80 

2,98 

63,95 

4,45 

1495 

- : 

у 


1,30 

30,50 

2,04 

76,00 

2,6 

1280 

— 

ИаНСОз • Ыа.,С0 3 • 211,0 + 

+ ЫаХ0 3 -'Н,0 (ср. 2) 


0 

31,70 

0 

78,88 

0 

1270 

1,348 

Ыа.ХО., • Ноб (ср. 2) 

80 

14,80 

1,10 

18,87 

2,22 

89,5 

4740 

— 

ЫаНСО, 


14,20 

3,84 

18,58 

7,96 

70,0 

3770 

— 

„ 


13,00 

5,60 

17,12 

11,69 

59,4 

3470 

— 

у 


11,30 

13,10 

16,03 

29,45 

35,25 

2200 

— 

„ 


9,85 

17,30 

14,51 

40,36 

26,45 

1825 

— 

ЫаНСО.,4- ЫаНСО-з- 
. Ыа.іСОд • 2Н 2 0 ' 


8,34 

19,80 

12,44 

46,83 

21,0 

1685 

— 

ЫаНСОд • ЫаХ0 3 • 2Н,0 


2,64 

30,10 

4,21 

76,06 

5,25 

1245 

— 


2,14 

31,00 

3,43 

78,80 

4,15 

1215 

— 

ЫаІІСОд • ІЧа 2 С0 3 - 2Н,0 + 
+ Ыа 2 С0 3 -Н,0“ 


0 

31,80 

0 

79,24 

0 

1260 

— 

Ыа,С0 3 • Н,0 

100 

11,1 

17,2 

16,60 

40,77 

28,9 

1745 

— 

ЫаНСб 3 + ЫаНСО г 
■ Ыа,СО ч .2Н,0 (ср. 2) 


8,60 

21,50 

13,20 

52,27 

20,15 

1525 

— 

ИаНСОд- На,С0 3 - 2Н,0 


6,55 

24,20 

10,14 

59,39 

14,6 

1440 

— 

„ 


3,0 

29,2 

4,74 

73,19 

6,1 

1285 

— 

КаНС0 3 -Ыа,С0 3 -2Н,0 + 

+ ЫаХОч • Н,0 (ср". 3) 


0 

А в 

31,20 

т. 

0 

77,07 

0 

1300 

Лет, 

Ыа.,СО., • Н.,0 


11 р И м 

е ч а и и е. М, И. 

(± о,2 п ; 

о 4 

О 

О 

~1 

’ 0,5 ДО 

2 ата. Анализ твердой фазы <: помощью 


неизменною компонента КЛ или КВг (0,1 г на 100? раствора). 


ЫаНСОа—Ыа,С0 3 —Н 2 0 

Г. С. Седельников, А. И. Лазарева, ИОНХ АН СССР, 1948 






Жидкая фаза 




1, °С 

р со 2 

вес. 

>!» 

М/л 

индексы 

а І 

Твердая фаза 



КаНСОз 

Ыа,СО :> 

2ЫаНС0 3 

Ыа 3 СО., 

2ЫаНС0 3 

Ыа 2 СО.і 

а і 


15 

177 

8Д9 


0,516 

_ 

100 

_ 

1,058 

ЫаНС0 3 


120 

8,17 

0,18 

0,514 

0,018 

96,6 

3,4 

1,058 



49,1 

8,11 

0,54 

0,513 

0,054 

90,5 

9,5 

1,062 



65,6 

8,04 

0,43 

0,508 

0,043 

92,2 

7,8 

1,061 



28,4 

7,62 

1,20 

0,484 

0,121 

80,0 

20,0 

1,066 



31,1 

7,62 

1,41 

0,484 

0,142 

77,3 

22,7 

1,066 



13,0 

7,12 

2,91 

0,457 

0,291 

61,1 

38,9 

1.079 



4,4 

5,94 

7,34 

0,396 

0,776 

33,8 

66,2 

1,120 



1,5 

4,80 

11,77 

0,332 

1,195 

21,7 

78,3 

1,161 



1.8 

4,64 

11,76 

0.321 

1,290 

19,0 

80,1 

1.162 


30 

228 

9,77 

0,28 

0,618 

0,026 

96,0 

4,0 

— 

„ 


141 

9,44 

0,86 

0,599 

0,087 

87,3 

12,7 


и 



9,34 

0,60 

0,593 

0,090 

86,9 

13,1 

1,066 



139 

9,25 

0,89 

0,588 

0,090 

86,8 

13,2 

— 



75,1 

9,17 

1,54 

0,587 

0,156 

79,0 

21,0 

— 

* 


73,5 

9,03 

1,34 

0,575 

0,135 

81,0 

19,0 

— 



59,2 

9,02 

1,68 

0,576 

0,170 

77,2 

22,8 

— 



50,3 

9,05 

1,98 

0,579 

0,201 

74,2 

25,8 




46,4 

8,88 

2,00 

0,568 

0,203 

73,2 

26,3 

— 



26,0 

8,09 

3,60 

0,524 

0,370 

58,6 

41.4 

— 

V 


26,0 

8,18 

3,61 

0,530 

0,371 

58,8 

41,2 

— 

» 


21,8 

8,03 

3,87 

0,521 

0,398 

56,7 

43,3 


« 


19,2 

7,73 

4,72 

0,505 

0,489 

50,8 

49,2 

— - 



15,2 

7,57 

5,40 

0,497 

0,525 

51,4 

48,6 

— 



12,2 

7,38 

6,14 

0,479 

0,631 

43,1 

56,9 

— 

’> 



6,31 

8,89 

0,426 

0,952 

30,9 

69,1 

1,135 

ЫаНС0 3 + ЫаНС0 3 - 
• ЫаХ0 3 • 2Н ? 0 


- 

4,55 

17,22 

0,330 

1,98 

14,3 

85,7 

1,217 



3,91 

18.93 

0,285 

2,19 

11,5 

88,5 

1,226 

ЫаНССѴ Иа-ХОв- 
• 2Н 2 0 



2,90 

20,40 

0,216 

2,41 

8,2 

91,8 

— 

» 


0,45 

2,81 

21,33 

0,210 

2,53 

7,7 

92,3 

— 

0 



1,6 

27,18 

0,091 

3,37 

2,6 

97,4 

1,313 

ИаНСО в - ЫадСО,- 
• 2Н 2 0 + Ыа 2 С0 3 • 

• ЮНоО 




28,49 


3,51 

_ 

— 

1,306 

ЫзХСЦ • Гон.,о 

15 

_ 

11,05 

0.38 

0,710 

0,030 

94,8 

5,2 

1,080 

ЫаНС0 3 

277 

11,05 

0,89 

0,706 

0,090 

88,7 

11,3 

1,075 

V 


275 

11,24 

0,94 

0,720 

0,095 

88,3 

11,7 

1,076 



147 

10,79 

1,93 

0,697 

0,198 

77,9 

22,1 

1,085 

„ 


87 

10,50 

2,87 

0,683 

0,296 

69,8 

30,2 

1,093 

„ 


28,4 

8,71 

7,16 

0,584 

0,761 

43,4 

56,6 

1,126 



15,6 

7,62 

10,89 

0,526 

1,190 

30,6 

69,4 

1,159 



6,81 

11,85 

0,515 

1,288 

28,6 

71,4 

1,152 



10,6 

6,34 

14,69 

0,450 

.1,654 

21,4 

78,6 

1,194 

„ 


6,86 

5,92 

16,56 

0,425 

1,885 

18,4 

81,6 

1,207 

ЫаНСОз + ЫаНСО, 

• ЫаХ0 3 ■ 2Н 3 0 


5,65 

16,98 

0,409 

1,947 

17,4 

82,6 

1,216 


Лет. 


136 


137 





^•|НС0 3 \ СО, 


ЫаНСОз—Ыа.СОз—Н,0 


Продолжение 


Жидкая фаза 



45 — 


Твердая фаза 


ИаНС0 3 • Иа 2 С0 3 • 
• 2Н а О 


50 397 
395 
328 
287 
244 
209 
118 


60,3 10,30 
— 10,79 


— 1,77 


75 294 
195 


94 13,35 

95 12,74 
84,8 11,20 


ИаНСОз* № 2 С0 3 • 
• 2Н 2 0 + На 2 С0 3 
Иа 2 С0 3 
ИаНСб 3 


1,218 ИаНСО» + ЫаНС0 3 • 

• ^,С0 3 • 2Н 2 0 
1,335 ИаНС0 3 - Иа 2 С0 3 • 

• 2Н 2 0+На 2 С0 3 • Н 2 0 
1,330 Иа 2 С0 3 .Н 2 0 

1,120 ЙаНС0 3 

1,159 ’ 

1,185 

1,215 

1,269 №НС0 3 -Ш.,С0 3 .2Н 3 0 


Примечание. М. И. (±0,1°). т—7 суток. Определение Р(^о —статическим методом 
(путем отбора равновесной газовой фазы и анализа ее на С0 2 ). 1 

ШНС 0 3 —Nа 2 С 0 3 —Н 2 0 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 


Жидкая фаза 


ЫаНСОз N3,003 ЩНС0 3 1 N3,003 


Твердая фаза 


И. N. Мс Соу, СЬ.О.ТезІД Агп. СЬегп. 5ос., 33, 474 (1911) [М. И., т = 24—48 час.) 

25 9,36 0 98,7 0 1,055 ИаНСОо 

4,17 17,80 50,8 216,6 1,217 ИаНС0 3 + ИаНС0 3 . КаХОо-2Н,0 
2,20 22,05 27,6 276,3 1,253 НаНС0 3 .?1ІС0 3 -2Н 2 0+Ма 2 с4. 10Й„О 
0 22,33 0 276,4 1,238 кі 2 СО., -10Н 2 О 3 2 
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Ыа' || НСО : /. СО, 


КаНСОз— Ыа 2 С0 3 — Н,0 


N аНС0 3 — N а 3 С0 3 —Н,0 


Ыа || НСО/, Сб/ 


Продолжение 


Л °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. 0 о 

Ж/1000 м н 2 о 

индексы 

ЫаНС0 = 

Ыа 3 СО. 

2ЫаНСО а 

, Ыа я С0 3 

2ЫаНСО : 

. н 2 о 

20 

4,3 

15,0 

5,7 

31,6 

15,3 

2680 

ЫаНСОз 


4,00 

17,25 

5,4 

37,2 

12,7 

2350 

(ЫаНС0 3 + КаХ0 3 • ЮН.,О 


0 

17,9 

0 

37,0 

0 

2700 

Ыа 2 С0 3 .“юн 2 0 ‘ 

25 

9,4 

0 

11,1 

0 

100 

9010 

ІЧаНСОч 


7,15 

5,0 

8,7 

9,7 

47,3 

5435 



5,65 

10,0 

7,2 

20,1 

26,3 

3655 



4,55 

15,0 

6,05 

31,7 

16,0 

2650 



4,20 

17,8 

5,8 

38,8 

13,0 

2240 

№НС0 3 + І4аНС0 г 








• Иа^СОя • 2Н,0 


2,9 

20,0 

4,0 

44,1 

8,3 

2080 

ЫаНС0 3 • № 2 СО„ • 2Н„0 


2,05 

22,2 

2,9 

49,8 

5,5 

1900 

ИаНСОз • ИаХОд. 2Н,6 4- 








+ ИаоСОд • ЮН 2 0" 


0 

22,8 

0 

50,2 

0 

1990 

На 2 С0 3 • ЮН 2 0 

35 

10,7 

0 

12,8 

0 

100 

7810 

ЫаНСОо 


8,2 

5,0 

10,1 

9,8 

50,75 

5025 



6,5 

10,0 

8,3 

20,35 

29,0 

3490 



5,25 

15,0 

7,05 

32,0 

18,05 

2560 



4,90 

17,30 

6,75 

37,8 

15,15 

2245 

ЫзНСОз + ИаНСО.,- 








• Иа^СОя ■ 2НьО 


3,3 

20,0 

4,6 

44,3 

9,4 

2045 

ЫаНСОд • N82003“ 2Н„0 


1,45 

25,0 

2,1 

57,8 

3,5 

1670 



0,60 

30,0 

0,9 

73,45 

1,2 

1345 



0,40 

33,0 

0,65 

84,2 

0,8 

1180 

ИаНСОд • N33003 ■ 2Н,0 4- 








+ На 2 С0 3 .Н 2 0 2 


0,20 

33,05 

0,3 

84,15 

0,35 

1185 

№ 2 С 0 д-Н 2 04 - 








4-На 2 С0 3 .7Н 2 0 


0 

33,05 

0 

83,9 

0 

1190 

N 32СОд • 7Н 4 0 

50 

12,7 

0 

15,6 

0 

100 

6410 

ИаНСОд 


10,0 

5,0 

12,6 

10,0 

55,75 

4425 



8,0 

10,0 

10,45 

20,7 

33,55 

3210 



6,6 

15,0 

9,0 

32,5 

21,7 

2410 



6,30 

16,92 

8,8 

37,45 

19,0 

2160 

ИаНСОд 4- ИаНСОд • 








• ИззСОз • 2Н 3 0 


4,3 

20,0 

6,1 

44,9 

12,0 

1960 

НаНС0д^а 2 С0д-2Н,0 


2,1 

25,0 

3,1 

58,3 

5,05 

1630 



1,00 

30,0 

1,55 

73,9 

2,05 

1325 



0,85 

31,8 

1,35 

80,2 

1,65 

1225 

ИаНСОдЧ Ыа 2 С0 8 • 2Н..О 4- 








4-14а,СОд • Н а О “ 


0 

32,1 

0 

80,35 

0 

1245 

На 2 СОд ■ Н 2 0 

75 

16,1 

0 

20,6 

0 

100 

4855 

ИаНСОд 


13,3 

5,0 

17,45 

10,4 

62,7 

3590 



11,15 

10,0 

15,2 

21,55 

41,4 

2720 



9,5 

15,0 

13,5 

33,8 

28,5 

2115 



9,05 

17,00 

13,1 

39,1 

25,1 

1915 

НаНС0 3 +№НС(Ѵ 

1 







• На 2 С0 3 ■ 2Н 3 0 


Продолжение 





Жидкая фаза 




Л °с 

вес. 


ж/юоо м Н 2 0 

индексы 

Твердая фаза 


№НСО а 

Ыа.,СО :) 

2ЫаНСО„ 

Ыа 2 СО ;) 

2ЫаНСО., 

н 2 о 


75 

6,7 

20,0 

9,8 

46,4 1 

17,4 

1780 

ЫаНСОд • Ыа 2 0О 3 • 2Н.,0 

3,75 

25,0 

5,6 

59,6 

8,6 

1530 

„ 


20 

30,0 

3,15 

75,0 

4,0 

1280 

» 


1,9 

30,4 

3,0 

76,3 

3,8 

1260 

ЫаНСОд ■ Ыа 2 0О 3 • 2Н 2 0 -)■ 
4- № 2 С0 3 - Н 2 0 


0 

31,2 

0 

77,1 

0 

1295 

Ыа.,С0 3 ■ Н.,0 


Примечание. Опытные данные при 100° и выше нуждаются в проверке. Поэтому для них 
нельзя было дать вероятные значения. 



Рис. 17. Совместная растворимость ИаНСОд и Иа 2 С0 3 в воде. 


БК — ЫаНСО. 


С, г , —- N а 2 С О 3 -1 ОН,,0; С 7 -Ыа 2 С0 :1 .7Н 2 0; С\ —Ка 2 С0 3 -Н 2 0; 
Тр — ЫаНСО,-N8,00^2^0 (Трона). 


140 
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N8' И СО/Г, ВО/ Ыа 2 СО : ,— ЫаВ0 2 — Н,0 

ка'| нео;, в 4 о" 


NаНСОз—Nа 2 В 40 7 —Н 2 0 




| Жидкая фаза 


№ 

/, “С 

вес. о/о | 

г/100 г Н а О 

1 Ж/1000 М Н 2 0 

Твердая фаза 



ЫаНСО, 

N3/3,0, 

ЫаНСО., 

Ыа,В,0, 

КаНС0 3 | Ыа 2 В,0 7 



Л. Е. Тееріе, \Ѵ. Е. Вигке, Н. сіе Корр, Тке іпсіизіпаі НеѵеІортепІ 
оі Зеагіез Ьаке Вгіпез, стр. 114, 1929 


і 

35 

10,5 

0 

11,7 1 

0 

25,2 

0 

ИаНС0 3 

2 


10,8 

3,9 

12,0 

4,6 

27,0 

4.05 

ИаНС0 3 + Иа 2 В 4 0 7 • ЮН., О 

3 


0 

5,0 

0 

5,3 

0 

4,75 

Иа 2 В 4 0 7 • ЮНоО 






Авт. 





В. 

Е. Грушвицкий, Е. М. Флеринская, 

ВИИИГ, 1932 

4 

0 

5,02 1 

0,38 

_ 

_ 

11,38 

0,36 

ИаНС0 3 + Иа 2 В 4 0 7 • 10Н 2 О 

5 

25 

8,35 1 

2,99 

— 

— 

20,20 

3,02 

» ю 



Авт. 






. М. Флеринская, Научно-производственный бюллетень ВИГ, вып. 1, 32—33(1934) 

(і 

25 

9,47 

0 

_ 

__ ; 

22,43 

0 

ИаНС0 3 

7 


8,35 

2,91 

— 

. — 

20,18 

2,94 

ЫаНС0 3 + Иа 2 В 4 0 7 - ЮН., О 

В 


0 

3,13 


— 

0 

2,89 

Ыа,В 4 О 7 -10Н.,О 



1 Авт. 







П р и 

мечание. Для 

№ 1 - 3 

: М. И. 

(+ 0,3") 

. т— несколько суток. Для № 4 — 8: М. И. 


х 1 сутки. 

N31 СО", ВО; 

N а 2 С 0 3 —N аВ Оо—Н 2 0 

Л. Е. Тееріе, Тііе Іпсіизігіаі Оеѵеіортепі оі Зеагіез Ьаке Вгіпез, стр. 112—11,3 
п 124, 1929 



| Жидкая фаза | 


(, °с 

вес. о/о 

| г/100 г Н 2 0 

ж/юоожн 2 о 

Твердая фаза 


ИзаСОз 

ЫаВ0 2 

Ыа 2 С0 3 | 

КаВО, 

Иа.СОз | 

ЗЫаВО, 


33 

і 

33,0 

0 

49,2 

0 

83,7 

0 

Ыа,С0 3 • Н а О 


21.0 

15,4 

33,0 

24,2 

56,1 

33,0 

Ыа.,С.0 3 • Н*0 + ИаВО, • 4Н..О 
' ЫаВО.,-4Н.,0 ' 


О 

26,3 

0 

3.3,7 

0 

48,7 




Авт. | 



Примечание. М. Н.( к 0,3°). т — несколько суток. Данные получены при учагтни ѴѴ. Е. Витке 
и Н. ,1е Корр. 


N4' Ц ВО/, В.О/ Ха ВО, —Ыа.В.О,—Н 2 0 

N8* 1 со", в 4 о; 

Ка 2 С0 3 —Ка^О,—Н 2 0 


Ь. М. НШ, Л. Скет. Зое., стр. 477 (1945) 



| Жидкая фаза | 


1 , °с 

вес. 

Ка 2 С0 3 

■ о/о 

Ка 2 В.О, 

,85 

*15 

Твердая фаза 

35 

20,46 

3,28 

1,243 

Ыа.,В 4 0 7 • 10Н 2 О 


17,32 

3,30 

1,210 



14,02 

3,19 

1,172 



10,47 

3,40 

1,134 



6,41 

3,41 

1,090 



3,27 

3,33 

1,058 



0 

4,84 

1,036 



Авт. 



Примечание. М. И. т=3— и суток. Анализ твердой фазы: М. О, 


N3-11 во;, в 4 0" 

№В0 2 -Ш 2 В 4 0 7 -Н.,0 


Л. Е. Тееріе, Тііе Іпсіизігіаі Оеѵеіортепі оі Зеагіез Ьаке Вгіпез, стр. 120 
и 122, 1929 



Жидкая фаза 


і, °с 

вес. о/о 

г/100 г Н 2 0 

Ж/1000 м Н 2 0 

Твердая фаза 


ЫаВ0 2 

N8,3,0, 

ЫаВ0 2 

ЫаЗ.О, 

2ЫаВО г 

Ыа 2 В.О, 


20 

20,5 

0 

25,75 

0 

35,14 

0 

ЫаВ0 2 • 4Н г О 

ЫаВО., • 4Н,0 -4- ИаАО, • 10Н,О 


20,0 

0,4 

25,1 

0,5 

34,3 

0,5 


10,1 

0,4 

11,3 

0,4 

15,4 

0,35 

ЫаоВ 4 0 7 - ЮН 2 0 


4,6 

0,5 

4,9 

0,5 

6,7 

0,45 



0,5 

1,9 

0,5 

1,95 

0,68 

1,74 



0 

2,4 

0 

2,5 

0 

2,23 


35 

26,3 

0 

35,7 

0 

48,7 

0 

ИаВО,- 4Н,0 

ИаВО., • 4Н а О + N а 2 Й 4 О т • ЮН., О 
Ыа.,В 4 0 7 • ЮН 2 0 


24,8 

4,0 

34,8 

5,6 

47,4 

4,95 


0 ■ 

5,0 

■о. 

5,3 

0 

4,75 




Авт. 



Примечание. М. II. (±11,3°). т— несколько суток. Данные получены при участии 

\Ѵ. Е. Витке и Н. <3е Корр. 


Ыа\ К' || СГ 


ЫаСІ—КСІ— Н 2 0 


На*, К'ЦСІ’ 


NаСI —КС1—Н 2 0 
V/. №соі. РЫ1. Ма§. (5), 31, 380 и 385 (1891) 


Ыасі— ксі— н 2 о 


Иа, К ЦСГ 


№С1— КСІ— Н,0 

Л. ЗсНбпасЬ, ЗИгип^зЬег. Шеп. АкаО., 80, II, 529 (1880); Міепег Анхе^ст, 
стр. 236 (1879) 






Жидкая фаза 






і, °С 

вес. 


г/100 г 

■ н 2 о 

Ж/1000 Ж Н.,0 

индексы 

Твердая фаза 


ЫаСІ | 

КСІ 

ЫаСІ 

КСІ 

ЫаСІ | 

КСІ 

КаСІ | 

Н 2 0 | 



0,0 

20,02 

8,42 

27,97 

11,77 

86,20 

28,44 

75,19 

872 

ЫаСІ+КСІ 

2,0 

20,07 

8,62 

28,14 

12,08 

86,73 

29,19 

74,82 

863 



9,0 

20,19 

9,33 

28,65 

13,23 

88,30 

31,97 

73,42 

831 



10,3 

20,21 

9,46 

28,73 

13,45 

88,55 

32,50 

73,15 

826 



12,4 

20,22 

9,69 

28,85 

13,83 

88,92 

33,42 

72,68 

817 



13,6 

20,23 

9,83 

28,92 

14,05 

89,13 

33,95 

72,42 

812 



17,6 

20,20 

10,31 

29,07 

14,84 

89,60 

35,87 

71,42 

797 



21,9 

20,20 

10,79 

29,28 

15,64 

90,24 

37,79 

70,48 

781 

(т 

ю 

23,5 

20,19 

10,99 

29,33 

15,97 

90,40 

38,60 

70,08 

775 



29,1 

20,11 

11,71 

29,47 

17,16 

90,83 

41,47 

68,65 

756 



36,1 

19,92 

12,64 

29,54 

18,75 

91,04 

45,31 

66,77 

733 



44,6 

19,61 

13,86 

29,47 

20,83 

90,83 

50,34 

64,34 

708 



54,5 

19,11 

15,37 

29,17 

23,46 

89,90 

56,69 

61,33 

682 

„ 


64,6 

18,47 

17,02 

28,64 

26,39 

88,27 

63,77 

58,06 

658 

и 


69,8 

18,09 

17,91 

28,27 

27,98 

87,13 

67,61 

56,31 

646 

)( 


74,7 

17,70 

18,77 

27,87 

29,55 

85,91 

71,41 

54,61 

636 



84,6 

16,83 

20,58 

26,88 

32,87 

82,86 

79,44 

51,05 

616 



98,4 

15,42 

23,24 

25,13 

А 

37,89 

вт. 

77,45 

91,56 

45,82 

592 

” 

” 


Примечание. М. И. (±0,1°). х=2 —3 часа. Эмпирические формулы автора: при выражении 
концентраций в г/100 г Н 2 0 77-^0,1513 / + 0,001159 / а и С^ а ()і«27, 97+0, 08522 / + 

+ 0,001159 / э в условиях одновременного насыщения ЫаСІ и КСI* 


ЫаСІ — ксі —н 2 о 


Н. РгесЫ, В. \УИЦеп, Вег., 14, 1670 (1881) 


(, °С 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. 

°;о 

г/100 і 

г н ,0 

Ж/1000 ж Н 2 0 

| индексы 

а 

ЫаСІ | 

КСІ 

ЫаСІ 

КСІ 

ЫаСІ 

КСІ 

ЫаСІ 

н,о 

і.і 

20,9 

8,8 

29,7 

12,5 

91,6 

30,2 

75,2 

822 

1,235 

ЫаСі+КСІ 

20 

20,3 

10,2 

29,2 

14,7 

90,0 

35,6 

71,7 

797 

1,236 

» „ 

30 

19,7 

11,7 

28,7 

17,2 

88,4 

41,5 

68,0 

770 

1,238 


40 

19,1 

13,2 

28,2 

19,5 

86,9 

47,2 

64,9 

746 

1,240 

п Я 

50 

18,5 

14,7 

27,7 

22,0 

85,4 

53,2 

61,6 

722 

1,242 


60 

17,9 

16,2 

27,2 

24,6 

83,8 

59,4 

58,5 

698 

1,244 


70 

17,4 

17,7 

26,8 

27,3 

82,6 

66,0 

55,6 

674 

1,247 

* V 

80 

16,9 

19,2 

26,4 

30,0 

81,4 

72,4 

52,9 

650 

1,250 

1 » „ 

90 

16,4 

20,7 

26,1 

32,9 

80,4 

79,5 

50,3 

625 

1,254 

V „ 

100 

15,9 

22,2 

25,8 

34,7 

79,2 

86,8 

48,7 

612 

1,260 

» » 


Авт. 





Авт. 



Примечание. Растворение мелкоизмельчённой соли проводилось при постепенном повы¬ 
шении температуры и перемешивании. При указанных температурах растворы выдерживались в те¬ 
чение 10 мин. Анализ жидкой фазы: на К‘ (хлорплатинатным методом) и Сі' , иногда на сухой остаток. 
Удельные веса растворов сообщил РггІЬуІІа [Каіі, 3, 264 (1909)]. 


/, °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. 

°,'о 

г/100 г Н,0 

іж/іооож н 2 о' 

К 

индексы 

ЫаСІ 

і 

КСІ 

ЫаСІ 

КСІ 

ЫаСІ 

КСІ 

ЫаСІ 

н 2 о 

20 

26,42 

0 

35,905 

0 

110,48 

0 

100 

905 

ЫаСІ 


24,82 

2,99 

34,387 

4,І44 

105,81 

10 

91,37 

863 

п 


23,20 

5,88 

32,714 

8,289 

100,66 

20 

83,42 

829 



21,78 

8,64 

31,300 

12,422 

96,31 

30 

76,25 

792 

п 


21,16 

9,73 

30,625 

14,075 

94,23 

33,96 

73,51 

780 

ЫаСІ+КСІ 


13,94 

14,59 

19,5 

20,416 

60 

49,26 

54,92 

915 

КСІ 


9,44 

17,94 

13,0 

24,706 

40 

59,61 

40,16 

1004 



4,78 

21,62 

6,5 

29,373 

20 

70,87 

22,01 

1101 



0 

25,66 

0 

34,52 

0 

83,29 

0 

1201 

„ 





Авт. 






Примечание. М. И. (± 0,02°). т «20—24 часа. 


шсі-ксі— н 2 о 


Еіагсі, Апп. скіт. рНуз. (7), 3, 277 (1894) 






Жидкая фаза 





(, °С 

вес. 

°,'о 

г/100 г Н,0 

Ш/КХЮ Ж Н,0 

| индексы 

Твердая фаза 


ЫаСІ | 

КС! 

ЫаСІ 

ксі 

ЫаСІ 

КСІ 

ЫаСІ 

н а о 


-20 

21,3 

5,7 

29,2 

7,8 

90,0 

18,8 

82,7 

919 

ИаСІ+КСІ 

— 10 

21,3 

6,7 

29,6 

9,3 

91,2 

22,5 

80,2 

880- 


0 

21,3 

7,7 

30,0 

10,8 

92,5 

26,2 

77,9 

843 


10 

21,3 

8,6 

30,4 

12,3 

93,7 

29,7 

75,9 

810 


20 

21,3 

9,6 

30,8 

13,9 

95,0 

33,6 

73,9 

778 


30 

21,3 

10,6 

31,3 

15,6 

96,4 

37,6 

71,9 

746 

» » 

40 

21,3 

11,5 

31,7 

17,1 

97,7 

41,4 

70,2 

719 


50 

21,3 

12,5 

32,2 

18,9 

99,2 

45,6 

68,5 

691 


60 

21,3 

13,5 

32,7 

20,7 

100,7 

50,1 

66,8 

663 


70 

21,3 

14,4 

33,1 

22,4 

102,1 

54,1 

65,4 

640 


80 

20,7 

15,8 

32,6 

24,9 

100,5 

60,2 

62,5 

622 


90 

19,9 

17,8 

31,9 

28,6 

98,3 

69,1 

58,7 

597 


100 

18,8 

19,8 

30,6 

32,3 

94,4 

77,9 

54,8 

580 


ПО 

17,2 

22,4 

28,5 

37,1 

87,8 

89,6 

49,5 

564 


120 

16,5 

24,1 

27,8 

40,6 

85,6 

98,1 

46,6 

544 


130 

16,4 

25,1 

28,0 

42,9 

86,4 

103,7 

45,5 

526 


140 

16,4 

26,1 

28,5 

45,4 

87,9 

109,7 

44,5 

506 


150 

16,4 

27,1 

29,0 

48,0 

89,5 

115,9 

43,6 

487 


160 

16,4 

28,0 

29,5 

50,4 

90,9 

121,7 

42,8 

470 


170 

16.4 

29,0 

30,0 

53,1 

92,6 

128,3 

41,9 

453 


180 

16,4 

Аб 

30,0 

*т. 

30,6 

56,0 

94,3 

135,3 

41,1 

436 

я и 


Примечание. Методика не описана. В таблице приведены растворимости, интерполиро 
ванные из опытных данных. Данные Еіагб’а до 120° противоречат остальным литературным данным 


ІІ. 


144 


10 Зак. 331. 
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N8*. г ІІ Сі' 


КаГ.І— КС1—Н,0 


^сі—ксі—н 2 о 

\У. МеуегЬойег, А. Зашніегз, 2. рНуз. СНега., 28, 479—482 (1899) 


Жидкая фаза 

вес. о/о г/100 г Н 2 0 Ж/1000 Ж Н„0 индексы 

N801 | КСІ ЫаСІ | КСІ 2ШС1 | 2КСІ 2КаС1 | Н а 0 


Твердая фаза 


КаСІ 

ЫаСЦ-КС.1 

КСІ 

N801 

ШС14-КСІ 

КСІ 

N801 

КаС1+КС1 

КСІ 

тСІ 

КаСІ+КСІ 

КСІ 


Примечание. М. И. 

шсі—ксі—н 2 о 

К. Сіуесіа, Мет. Соіі. 5сі. апсі Еп§„ Куоіо Ітр. Шіѵ., 2, 249—250 (1909—1910) 


Жидкая фаза 

і, «С вес. о,о г/100 г Н а О | Ж/1000 Ж Н а О индексы 

ЫаСІ I КСІ ШС1 | КСІ ШС1 | КСІ ЫаСІ | Н 2 0 


25 (26,54) 
23,89 
22,16 
20,44 
13,01 
7,16 
0 


0 

4,07 

7,66 

11,14 

16,12 

20,50 

(26,20) 


(36,12) 

33,17 

31,57 

29,88 

18,35 

9,89 

О 


(111,33) 

102,23 

97,30 

92,09 

56,57 

30,48 

О 


О 

13,65 

26,36 

39,34 

54,98 

68,49 

(85,79) 


Твердая фаза 


№С1 

ЫаСІ (ср. 3) 

ЫаСІ+КСІ (ср. 2) 
КСІ (ср. 2) 


ІѴаСІ—КСІ—Н 2 0 

Л. ■\Ѵ. ЬеаШег, Л. N. МикегД Мет. Бері. А§г. Іпсііа, сііет.зег., 3, №7,191 (1914) 


(, °С вес. а ;0 г/100 г Н 2 0 


Жидкая фаза 

г/л IА1/ІООО М Н 2 ОІ индексы 


ЫаСІ | КСІ КаСІ | КСІ КаСі| КСІ | КаСІ | КСІ |ыаСі|н 2 о| 


20 26,27 
22,80 
20,91 
20,48 
14,70 
7,41 
О 


О 35, 
6,83 32, 
10,22 30 
10,54 29 
14,01 20 
19,46 10 
25,71 О 


63 О 
40 9,70 
37 14,84 
68 15,28 
61 19,65 
13 26,60 
34,61 


313,4 0 110,0 0 100 910 1,193 


279,1 83,7 99,7 23,4 
262,5 122,0 93,45 35,8 
253,8 130,5 91,3 36,8 
178,3 170,0 63,4 47,4 
88,7 232,7 31,2 64,1 
О 302,4 0 83,4 


81,0 812 1,224 

72.3 774 1,235 

71.3 781 1,240 
57,2 903 1,213 
32,7 1049 1,197 

О 1199 1,176 


Твердая фаза 


№С1+КС1 (ср. 2) 
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ка‘, К’ІІСІ' 


КаСі—К(5і—Н.О 


і, °С вес. °Іо I г/ІОО г Н 2 0 I 


Жидкая фаза 

г/л ІЖ/ІООЭМН 3 0І индексы 


КаСІ | КСІ КаСІ | КСІ КаСІ | КСІ ШС1 | КСІ КаСі|н 2 0 


Продолжен!, 


Твердая фаза 


30 26,64 
22,68 
20,76 
20,39 
20,11 
13,95 
7,26 
О 

40 26.76 
22,78 
20,05 
20,45 

14.43 
7,51 
О 

91 27,91 
23,09 
18,66 
17,58 

17.43 
14,41 
6,85 
О 


О 36,32 О 
7,0032,26 9,95І 

11.18 30,51 16,43 
11,56 29,97 16,99 
11,49 29,40 16,81 
15,99 19,92 22,83 

21.10 10,13 29,45 

27,32 0 37,58 

О 36,53 О 

7,33 32,59 10,49 

12.91 29,90 19,25 
12,41 30,46 18,48 
16,80 20,99 24,43 

22.11 10,68 31,42 

28.88 0 40,60 

О 38,72 О 

8,85 33,93 13,00 

17,37 29,18 27,15 

20.19 28,26 32,45 
20,54 28,12 33,12 
22,58 22,87 35,84 

28.91 10,66 45,01 

34.89 0 53,58 


320,0 О 
277,6 85,7 

257.1 138,5 
253,0 141,9 

249.2 142,6 

170.5 195,5 
87,2 253,7 

О 324,1 

зго.з о : 

278.4 89,6: 

249.8 160,8 

254.6 154,5 

178.2 207,5 

90.7 267,0 
О 344,9 

331.6 О 

282.5 108.3 : 

230.5 214,6 

222.3 255,2 
220,1 259,3 

181.8 285,0 

84.7 357,4 
О 425,1 


894 1,202 ШС1 

) 812 1,224 

1 749 1,238 

1 751 1,237 №С1+КС1 (ср. 2) 

) 763 1,240 — 

' 860 1,222 КСІ 

> 978 1,202 
1104 1,186 

888 1,197 №С1 

! 795 1,222 

і 723 1,246 ЫаСІ (ср. 2) 

! 724 1,245 КСІ (ср. 2) 

1 808 1,235 . „ 

1 921 1,207 КСІ 

1022 1,194 

838 1,189 №СІ 

I 737 1,223 

I 644 1,235 

> 606 1,264 

) 601 1,262 КСІ 

I 638 1,262 

I 708 1,236 

775 1,222 


I I I Авт. | I \Авт\ 

более^высокой температуре. ^ (± °’ 2 ° ) ‘ Т=И -' 8 РаС ™ Р “ предѣльно приготовлялись при 

№С1—ксі— н 2 о 

\У. КеІпОегз, 2. апог§. Сііет., 93, 204—207 (1915) 


вес. °!о 
~ЙаС1 | КСІ 


_ Жидкая фаза _ 

г/100 2 Н й 0 Ж/1000 Ж Н 2 0 индексы 

КаСІ | КСІ тсі I КСІ КСІ | Н,0 


Твердая фаза 


ШСі 

ИаСІ+КСІ 

КСІ 


ЫаСІ+КСЛ 

КСІ 


Примем 


I Авт. | 
і н и е. Методика не описана. 


ШС1 

КаСІ+КСІ 

КСІ 

НаСІ 

КаСІ+КСі 

КСІ 
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N8', ІСЦСІ' 


МаСІ—КС1—Н 2 0 


N3', К 1 1| С1' 


N аСІ— КС1 —Н а 0 




ШСІ—КСІ—Н 2 0 

Місііеіз, РггІЬуІІа, Эіе Каіігоіізаіге, стр. 104—106, 1916 


и °с 

| Жидкая фаза | 

Твердая фаза 

вес. 

. °;о 

г/100 г Н.,0 | 

Ж/1000 ж н 2 о 

| индексы ] 

а 

ИаСІ 

1 КС1 

[ ЫаСІ | 

ксі 1 

2ЫаС11 

2КС1 | 

| 2ЫаС1 і 

1 Н 2 0 | 

0 

22,0 

7,5 

31,2 

10,6 

48,1 

12,8 

79,0 

1640 

1,234 

ИаСІ+КСІ 

20 

20,3 

10,2 

29,2 

14,7 

45,0 

17,8 

71,5 

1590 

1,237 

п и 

40 

19,1 

13,2 

28,2 

19,5 

43,5 

23,6 

65,0 

1495 

1,240 

и » 

(ІО 

17,9 

16,2 

27,2 

24,6 

41,9 

29,7 

58,5 

1410 ; 

1,244 

п „ 

80 

Ш,9 

19,2 

26,4 

30,0 

40,7 

36,3 

53,0 

1305 

1,250 

ч й 




| Авт. 



Авт. | 



Примечание. Заимствовано у Ргслѵеіп’а и МііЫепйаІіГа [2. апог^. сЬет., 39, 1491 (1926)]. 


ІѴаСІ—КС1—Н 2 0 

■\Ѵ. Віазбаіе, Л. Іті. Еп^. Сііет., 10, 345—347 (1918); Л. Ат. СНет. Зое., 45, 
2938—2939 (1923) 






Жидкая фаза 





(, °С 

вес. 

°/о 

г/100 г 

г Н 2 0 

Ж/1000 Ж Н 2 0 \ 

индексы 


Твердая фаза 


ИаСІ | 

КСІ 

ЫаСІ | 

1 ксі 

2ЫаС1 

1 2КС1 | 

2ЫаС1 

1 н 2 о I 



0 

25,90 

0 

34,95 

0 

53,84 

0 

100 

1857 

1,206 

ЫаСІ 


22,19 

7,43 

31,53 

10,55 

48,58 

12,75 

79,21 

1631 

— 

ЫаСІ+КСІ 


0 

22,00 

0 

28,20 

0 

34,05 

0 

2937 

1,153 

ксі 

25 

26,28 

0 

35,63 

0 

54,90 

0 

100 

1821 

1,199 

ЫаСІ 


20,44 

11,14 

29,88 

16,28 

46,04 

19,66 

70,08 

1522 

1,237 

ЫаСІ+КСІ 


0 

26,99 

0 

36,96 

о 

44,62 

0 

2241 

1,187 

ксі 

50 

26,74 

0 

36,50 

0 

56,24 

0 

100 

1778 

1,188 

ЫаСІ 


19,25 

14,58 

29,09 

22,03 

44,82 

26,61 

62,75 

1400 

1,246 

ІМаСІ+КСІ 


0 

30,13 

0 

43,12 

0 

52,10 

0 

1919 

1,198 

ксі 

75 

27,40 

0 

37,75 

0 

58,17 

0 

100 

1719 

1,183 

ЫаСІ 


17,76 

18,52 

27,87 

29,06 

42,94 

35,11 

55,02 

1281 

1,249 

Ыаа+КС! 


0 

33,20 

0 

49,70 

0 

60,02 

0 

1666 

1,204 

КСІ 

100 

28,26 

0 

39,40 

0 

60,81 

0 

100 

1644 

1,175 

ИаСІ 


16,85 

21,63 

27,39 

35,16 

42,20 

42,48 

49,83 

1181 

1,253 

ЫаСІ+КСІ 


0 

35,98 

0 

56,20 | 

Ав 

0 

т. 

67,90 

0 

1473 

і 

1,217 

Авт. 

КСІ 

П р и м е ч 

а н и е. . 

И. И. (от ±0,2° 

при 25—50° до ±1.0° при 75—100°). т: = 1— 

■5 суток. 


№СІ—КСІ—Н 2 0 

М. Атабогі, АШ 6еІ геаіе ІзШиІо Ѵепёіо, 79, 2 зет., 296 (1919—1920) 


і, °С 

| Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. о.о | 

г/100 і 

г Н.,0 

Ж/1000 Ж Н 2 0 

| индексы і 

КаСі 

1 ксі 

, ЫаСІ і 

| КСІ 

ИаСІ | 

ксі 

ИаСІ 

1 н 2 о 

25 

26,46 

0 

35,98 

0 

110,9 

0 

100 

902 

ЫаСІ 


24,19 

3,61 

33,50 

5,00 

103,2 

12,08 

89,52 

867 

в 


23,56 

5,23 

33,08 

7,34 

102,0 

17,73 

85,20 

835 

в 


21,25 

9,38 

30,63 

13,53 

94,40 

32,69 

74,27 

787 

п 


20,46 

11,12 

29,90 

16,26 

92,15 

39,29 

70,11 

761 

ИаСІ+КСі 


20,40 

11,17 

29,79 

1 6,32 

91,81 

39,44 

69,95 

762 

* » 


17,76 

12,76 

25,56 

18,37 

78,78 

44,39 

63,97 

812 

КСІ 


13,30 

15,90 

18,78 

22,47 

57,88 

54,30 

51,60 

891 

в 


10,3 

17,52 

14,34 

24,29 

44,20 

58,70 

42,95 

972 

в 


0 

26,47 

0 

36,00 

0 

86,99 

0 

1150 

» 




Авт. 1 







Примечание. М. И. В работе приводятся также данные по криоскопии растворов ИаСі 
и КС1 для концентраций до 7—10 г соли на 100 г Н 2 0 и вычисленные из них степени диссоциации. 
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ШС1-КС1—н 3 о 

Н. Кеііеі, дин. КРА, 32, 100—111 (1922) 


і. °С 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. °!о 

Ж /1000 ж н 2 о 

индексы 

І4аСі 

ксі 

ИаСІ 

КСІ 

ЫаСі 

НгО 

20 

26,51 

0 

112,0 

0 

100 

893 

ЫаСІ 


23,87 

4,82 

103,0 

16,4 

86,2 

838 



21,91 

6,97 

94,8 

23,6 

80,1 

845 



21,48 

8,52 

94,4 

29,4 

76,2 

808 



21,16 

9,77 

93,4 

33,6 

73,5 

787 



8,03 

18,71 

33,8 

61,8 

35,3 

1046 

КСІ 


6,00 

20,27 

25,0 

66,4 

27,3 

1094 



4,72 

22,12 

19,8 

73,0 

21,3 

1078 



0 

25,90 

0 

84,4 

0 

1185 


40 

15,78. 

15,15 

70,4 

53,0 

57,0 

810 



13,36 

17,54 

59,4 

61,4 

49,2 

828 



11,19 

18,73 

49,0 

64,4 

■43,3 

882 



9,78 

19,98 

42,8 

68,8 

38,3 

896 



7,63 

21,85 

32,8 

73,8 

30,8 

938 



4,47 

24,84 

19,4 

84,8 

18,6 

960 



0 

29,49 

0 

101,0 

0 

990 


60 

27,32 

0 

115,6 

0 

100 

865 

ІМаСІ 


24,05 

5,93 

105,8 

20,4 

83,8 

792 



21,69 

10,83 

99,0 

38,8 

71,8 

726 



20,47 

13,17 

95,0 

48,0 

66,4 

699 



19,59 

15,04 

92,2 

55,6 

62,4 

677 



18,71 

15,40 

95,8 

62,0 

60,7 

634 



18,30 

16,06 

85,8 

59,2 

59,2 

690 

КСІ 


18,38 

16,25 

86,6 

60,0 

59,1 

682 

и 


12,42 

20,85 

57,2 

75,6 

43,1 

753 

я 


11,57 

21,01 

52,8 

75,2 

41,2 

781 

и 


9,55 

23,22 

4&6 

83,4 

34,3 

787 

м 


5,84 

25,98 

26,2 

91,8 

22,2 

847 



3,25 

28,43 

14,6 

100,6 

12,7 

868 


105 

0 

31,5 

0 

111,0 

0 

901 


29,18 

0 

126,8 

0 

100 

789 

ШС1 


24,98 

6,55 

112,2 

23,2 

32,9 

739 



21,20 

12,20 

98,0 

44,2 

68,9 

703 

н 


19,24 

15,70 

91,0 

58,4 

60,9 

669 



17,93 

18,11 

86,2 

68,4 

55,7 

647 



16,94 

21,14 

84,2 

82,6 

50,5 

600 



16,45 

20,78 

80,6 

80,0 

50,2 

623 

КСІ 


15,53 

21,99 

76,4 

85,0 

47,3 

620 



12,06 

24,25 

58,2 

92,0 

38,7 

666 



8,66 

27,10 

42,6 

102,0 

29,4 

692 



6,81 

29,00 

32,6 

109,2 

23,0 

705 



0 

36,45 

0 

138,6 

0 

722 

» 



Авт. 






Примечание. Метод исследования — растворение одной соли в насыщенных растворах 
Другой, т—несколько минут. К' определялся в виде перхлората, Сі' — титрованием. В таблице при¬ 
ведена только часть наиболее характерных данных. 
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А 




N3', К’ЦСГ 


N аСІ — КСІ— Н 2 0 


N3’, К’ЦСГ 


N301—КС!—Н г 0 


Л 


ИаСІ— ксі— н а о 


Е. Каузег, КаН, № 1, 2 (1923) 


и °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. °/о 

г/100 г Н 2 0 

Ж/1000 ж н 2 о 

индексы 

N301 

ксі 

ШС1 

ксі 

НаСІ 

ксі 

ИаСЛ 

Н 2 0 

23 

25,89 

0,76 

35,29 

1,03 

108,8 

2,49 

97,76 

899 

ЫаСІ 


24,66 

2,84 

34,02 

3,91 

104,9 

9,45 

91,74 

875 



23,38 

4,88 

32,59 

6,80 

100,4 

16,43 

85,94 

856 



22,71 

6,83 

32,22 

9,67 

99,30 

23,37 

80,95 

815 



21,48 

8,76 

30,79 

12,56 

94,89 

30,35 

75,77 

799 



20,40 

11,23 

29,83 

16,42 

91,94 

39,68 

69,85 

760 

ЫаСІ + КСІ 


19,85 

11,88 

29,07 

17,40 

89,59 

42,05 

68,06 

760 

КСІ 


17,51 

13,44 

25,35 

19,46 

78,13 

47,03 

62,42 

799 



15,12 

14,97 

21,62 

21,41 

66,63 

51,79 

56,27 

845 



12,66 

16,60 

17,89 

23,47 

55,14 

56,72 

49,29 

894 



10,76 

17,93 

15,09 

25,14 

46,51 

60,75 

43,36 

932 



8,91 

19,21 

12,40 

26,73 

38,22 

64,59 

37,18 

973 



8,16 

20,11 

11,37 

28,03 

35,04 

67,73 

34,10 

973 



6.19 

21,56 

8,57 

29,84 

26,41 

72,11 

26,81 

1015 



4,21 

22,94 

5,78 

31,49 

17,81 

76,10 

18,96 

1065 



2,18 

24,78 

2,99 

33,92 

9,22 

81,97 

10,11 

1097 



0,15 

26,24 

0,20 

35,65 

0,62 

86,15 

0,72 

1152 





Авт. 







Примечание. М. И. х=10 мии. У звтора приведено 49 состзвов и, кроме того, дополни¬ 
тельные дзниые при температурах 20, 22, 23 и 24°, менее удовлетворительные по точности. 


^сі—ксі-н 2 о 


Н. Оегіасіі, КаН, № 1, 8 (1926) 


1 , "С 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. °; 0 

Ж/1000 ж Н 2 0 

индексы , 

й 

ЫаСі 

КСІ 

КаСі 

КСІ 

N301 

н 2 о 

16,15 

21,37 

10,34 

96,45 

36,59 

72,50 

752 

1,233 

ЫаСІ + КСІ 

18,20 

21,96 

10,76 

100,6 

38,65 

72,24 

718 

1,235 


21,00 

21,04 

10,88 

95,25 

38,62 

71,15 

747 

1,235 


24,95 

21,09 

11,34 

96,20 

40,56 

70,34 

731 

1,239 


25,10 

19,82 

11,35 

88,75 

39,85 

69,01 

778 

1,237 


30,20 

20,57 

12,46 

94,66 

44,95 

67,80 

716 

1,239 


33,90 

21,10 

11,95 

97,13 

43,13 

69,25 

713 

1,239 

» 

35,00 

21,13 

11,80 

97,10 

42,51 

69,55 

716 

1,240 


39,65 

20,09 

13,36 

93,03 

48,51 

65,73 

707 

1,249 


40,30 

20,98 

12,60 

97,35' 

45,84 

67,99 

698 

1,243 


44,80 

19,80 

14,38 

92,71 

52,79 

63,72 

687 

1,244 


49,50 

19,28 

15,30 

90,83 

56,52 

61,64 

678 

1,246 


59,75 

18,33 

17,50 

88,04 

65,90 

57,19 

650 

1,248 

» И 

79,65 

16,58 

19,99 

80,56 

76,16 

51,40 

638 

1,249 


79,30 

17,56 

19,47 

85,95 

74,72 

53,49 

623 

1,250 

и » 


1 Авт. і 





Авт. 



Примечание. Дзнные приведены в стэтье ТеІтЪасН’а (1929 г.), по мнению которого они 
завышены. 
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ИаСІ—КСІ— Н 2 0 

С. Еі Сариа, 11. 8са1еШ, Оагх. сЫт. ЙаІ., 57, 394 (1927) 


(. °с 

| Жидкая фаза 

Твердая фаза 

| вес. о/о 

| Ж/1000 ж н э о 

| индексы 

N801 

1 КСІ 

| N301 

КСІ 

1 N301 

1 н 2 0 

20 

26,80 

0 

112,8 

0 

100,0 

886 

N301 


23,21 

6,32 

101,5 

21,7 

82,4 

812 

Я 


22,80 

6,82 

99,8 

23,4 

81,0 

811 



22,60 

7,40 

99,5 

25,5 

79,6 

800 



20,93 

10,17 

93,6 

35,7 

72,4 

773 

N801 4- КСІ 


20,9 

10,27 

93,6 

36,0 

72,2 

771 



20,43 

10,06 

90,6 

35,0 

72,1 

796 

КСІ 


16,26 

13,68 

71,5 

47,2 

60,2 

842 



14,7 

14,01 

63,5 

47,5 

57,2 

901 

и 


10,78 

17,33 

46,2 

58,2 

44,2 

957 

» 


7,40 

19,46 

31,2 

64,3 

32,6 

1048 

1 „ 


3,58 

22.92 

15.0 

75,3 

16,6 

1111 

, „ 


° 

26,08 

0 

85,2 

о 1 

1173 

• 


| Авт. 







Примечание, М. И. х = 7 суток. 


№01— ксі— н 3 о 

4. НоІІиіа; 8. Маиіпег, 2. рНуз. СНеш., 127, 459—461 и 464 (1927) 







Жидкая фаза 






/, °с 

вес. 0 о 

г/л 

М/л 

ж/іооожн*о 

индексы 

й 

Твердая фаза 

N801 

КСІ 

ЫаСІ 

КСІ 

ШС1 

КСі 

N301 

КСІ 

ЫаСі 

Н 2 0 

18,5 

26,32 

0 

316,3 

0 

5,4105 

0 

110,1 

0 

100,0 

908 

1,2019 

КаСІ 

25,72 

1,10 

310,1 

13,24 

5,3044 

0,1776 

108,3 

3,63 

96,76 

893 

1,2055 



25,20 

2,20 

304,64 

26,54 

5,2111 

0,356 

107,0 

7,32 

93,60 

875 

1,2090 

„ 


24,55 

3,29 

297,9 

39,90 

5,0958 

0,535 

104,8 

11,02 

90,49 

863 

1.2132 



23,33 

5,47 

284,5 

66,72 

4,8666 

0,895 

101,0 

18,56 

84,48 

836 

1,2194 



21,82 

8,20 

268,0 

100,66 

4,5675 

1,350 

96,10 

28,32 

77,24 

804 

1,2283 



20,84 

10,06 

257,22 

124,16 

4,400 

1,665 

92,95 

35,18 

72,54 

780 

1,2343 

N301 + КСІ 


17,93 

11,87 

219,14 

145,02 

3,7485 

1,945 

78,72 

40,86 

65,84 

836 

1,2221 

КСІ 


13,40 

14,87 

161,72 

179,44 

2,766 

2,407 

57,58 

50,10 

53,47 

929 

1,2070 

„ 


9,00 

18,11 

107,40 

216,14 

1,834 

2,899 

38,06 

60,04 

38,80 

1019 

1,1935 

„ 


4,41 

21,68 

52,18 

256,74 

0,8926 

3,443 

18,39 

70,88 

20,60 

1120 

1,1840 

„ 


2,63 

23,16 

31,06 

273.14 

0.5313 

3,663 

10,92 

75,42 

12,65 

1158 

1,1792 



1,75 

23,93 

20,62 

281,58 

0,3527 

3,7765 

7,26 

77,81 

8,58 

1176 

1,1769 



0,87 

24,72 

10,26 

290,50 

0,1755 

3,8962 

3,60 

80,28 

4,29 

1192 

1,1752 



0 

25,43 

0 

298,50 

Ав 

0 

т. 

4,0034 

0 

82,41 

0 

1213 

1,1738 

Авт. 



Примечание. М. И. т«=10—12 час. Составы растворов рассчитывались по первоначаль¬ 
ному содержанию одной соли в исходных растворах и по сухому остатку конечных растворов» 


КаСІ—КСІ— Н 2 0 

Ф. Ф. Вольф, В. С. Ятлов, ЖХП, 5, вып. 16, 839 (1928) 







Жидкая фаза 






1 , °с 

вес. 0|' 0 

г/100 

г Н 2 0 

г/л 

Ж/1000Ж Н 2 0 

индексы 

й 

Твердая фаза 


N301 

КСІ 

ШС1 

КСІ 

ЫаСІ 

КСІ 

ЫаСІ 

КСІ 

N301 

Н.0 

20 

26,5 

0 

_ 

_ 

_ 

_ 

Ш.1 

0 

100 

900 

_ 

N301 


24,3 

3,6 

33,7 

5,0 

295 

45 

103,9 

12,1 

89.6 

862 

1,214 



22,0 

7,1 

31,1 

10,0 

269 

87 

95,6 

24,2 

79,8 

834 

1,223 

п 


20,3 

10,2 

29,3 

14,7 

251 

126 

90,0 

35,5 

71,7 

797 

1,233 

N301 +КС1 


17,5 

12,2 

25,0 

17,4 

215 

149 

76,7 

41,9 

64,7 

843 

1,223 

КСІ 


14,2 

14,6 

20,0 

20,6 

172 

177 

61,5 

49,5 

55,4 

901 

1,209 



12,2 

16,0 

17,0 

22,3 

147 

193 

52,4 

53,8 

49,3 

941 

1,206 



10,8 

16,8 

15,0 

23,3 

130 

203 

46,0 

56,1 

45,1 

980 

1,203 



7,3 

19,7 

10,0 

27,0 

87 

234 

30,8 

65,2 

32,1 

1041 

1,187 



3,7 

22,6 

5,0 

30,7 

44 

268 

15,5 

74,1 

17,3 

1116 

1,185 



0 

25,6 

0 

Авп 

34,5 

1. 

0 

303 

0 

83,1 

0 

1203 

1,182 

Авт. 

* 


Примечание. М. И. (± 0,3°). 
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і 




N3', К'ІІСІ' 


N301—КС1—Н 2 0 


N301—КСІ—Н 2 0 


№СІ—КС1—Н 2 0 

О. ЬеітЬасН, СаІісНе, 11, 469—472 (1929) 


I, °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. “'о 

г/100 

г Н 2 0 

Ж/1000 м Н 2 0 

индексы 

ЫаСІ 

| КС1 

ЫаСІ 

КС1 

| ЫаСІ 

КС1 

ЫаСІ 

Н 2 0 

5 

26,3 

0 

35,7 

0 

110,0 

0 

100 

909 

ЫаСІ 


22,2 

7,35 

31,5 

10,4 

97,1 

25,1 

79,4 

818 

N30 +КСІ 


0 

22,95 

0 

29,8 

0 

72,0 

0 

1389 

КС1 

25 

26,45 

0 

36,0 

0 

111,0 

0 

100 

901 

ИаСІ 


20,25 

11,25 

29,6 

16,4 

91,2 

39,6 

69,7 

764 

N30 4- КС1 


0 

26,45 

0 

36,0 

0 

87,0 

0 

1150 

КС1 

50 

26,85 

0 

36,7 

0 

113,1 

0 

100 

884 

N30 


18,7 

15,25 

28,3 

23,1 

87,2 

55,8 

61,0 

699 

N30 + КС1 


0 

29,95 

0 

42,8 

0 

103,4 

0 

967 

КС1 

100 

26,95 

0 

36,9 

0 

113,7 

0 

100 

880 

№С1 


16,7 

22,15 

27,3 

36,2 

84,1 

87,5 

49,0 

583 

ЫаСІ + КСІ 


0 

35,9 

0 

56,0 

0 

135,3 

0 

739 

КС1 

і 



Ает. 

1 






Примечание. Методика не описана. 


І^аСІ—КСІ—Н 2 0 

Л. Е. Тееріе, ТНе Іпсіизігіаі Оеѵеіортепі оі Зеагіез Баке Вгіпез, стр. 77—84, 

1929 


/. °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. “/о 

г/100 г Н 2 0 

ж/юоож н 2 о 

индексы 

N301 

| КС1 

ЫаСІ 

КС1 

ЫаСІ 

КСі 

ЫаСІ 

I Н 2 0 

20 

26,5 

0 

36,0 

1 

0 

111 

0 

100 

901 

ИаО 


20,7 

10,2 

29,9 

14,8 

92,2 

35,8 

72,0 

781 

ИаСІ + КСІ 

35 

26,6 

0 

36,3 

0 

111,6 

0 

100 

896 

N30 


20,1 

12,4 

29,8 

18,4 

91,8 

44,4 

67,4 

734 

14аС1 + КСІ 


0 

28,1 

0 

39,0 

0 

94,2 

0 

1062 

КСІ 

50 

26,7 

0 

36,5 

0 

112,4 

0 

100 

890 

N30 


19,3 

14,6 

29,1 

22,0 

89,6 

53,2 

62,7 

700 

N30 +КСІ 


0 

30,1 

0 

43,1 

0 

104,2 

0 

960 

КСІ 

75 

27,4 

0 

37,8 

0 

116,4 

0 

100 

859 

N30 


17,7 

18,4 

27,8 

28,9 

85,6 

69,8 

55,1 

644 

N30 + КО 


0 

33,2 

0 

49,7 

0 

120,0 

0 

833 

КСІ 

100 

16,8 

21,7 

27,3 

35,2 

84,0 

85,0 

49,7 

592 

N30+КСІ 





Ает. 






Примечание. М. И. (±0,3°). х— несколько суток. Данные получены при участии 
\Ѵ. Е. Вигке и Н. сіе Корр. 


N3', К - Я 01' 


NаС1 — КС1 — Н 2 0 

Ргоеііііск, АШ. КРА, 68, 53 и 65 (1929); Таблицы О’Апз’а, стр. 68—70, 1933 


/, °С 

| Жидкая фаза 

Твердая фаза 

| вес. °іо 

г/100 

г И ь О 

Ж/1000 м н 2 о 

1 индексы 1 

ЫаСІ 

КСІ 

ЫаСІ 

КСІ 

2КаС1 1 

2КС1 

ЫаСі 

1 

и 2 0 

66 

17,6 

17,2 

27,0 

26,4 

41,6 

31,9 

56,6 

680 

ЫаСІ + КСІ 

85 

16,8 

19,3 

26,3 

30,2 

40,5 

36,5 

52,6 

650 


у 

93 

16,6 

21,0 

26,6 

33,7 

41,0 

40,7 

50,2 

612 


„ 

115 

17,4 

22,8 

29,1 

38,1 

44,8 

46,1 

49,3 

550 

„ 

„ 

127 

16,4 

24,3 

27,7 

41,0 

42,6 

49,5 

46,3 

543 

» 

„ 

140 

16,3 

26,7 

28,7 

46,9 

56,2 

44,8 

43,8 

496 

у 

„ 

140 

15,7 

25,9 

26,9 

44,4 

41,4 

53,6 

43,6 

527 

у 

„ 

144 

16,9 

27,0 

30,1 

48,1 

46,4 

58,2 

44,4 

478 

у 


149 

15,8 

27,3 

27,8 

48,0 

42,8 

58,0 

42,5 

496 

' „ 


155 

15,8 

27,9 

28,1 

49,6 

43,3 

59,9 

41,9 

485 

і) 

„ 

160 

15,6 

28,8 

28,1 

51,8 

43,2 

62,6 

40,9 

473 

» 


175 

16,3 

28,9 

29,8 

52,7 

45,8 

63,7 

41,9 

457 

„ 

„ 

180 

16,1 

29,8 

29,8 

55,1 

45,9 

66,6 

40,8 

445 


у 

185 

17,0 

29,5 

31,8 

55,1 

49,0 

66,6 

42,4 

433 

» 

„ 

194 

16,4 

30,4 

30,8 

57,2 

47,5 

68,7 

40,8 

430 



205 

16,7 

33,0 

33,2 

65,6 

51,2 

79,3 

39,2 

383 

у 

„ 

213 

15,3 ] 

32,5 

29,3 

62,3 

45,2 

75,2 

37,5 

415 

» 

■' 


Ает. 




Примечание. М. И. т=1-5 час. 1=115° при давлении 1 ата, 149° при 1,5 ата , 205 при 
10 ата и 213° при 11,5 ата. При расчете индексов моли солей не удваивались. 


ІМаСІ —КС1 — Н 2 0 


Е. И. Ахумов, Б. Б. Васильев, ЖХП, 8, вып. 17, 20 (1931); ЖОХ, 2, вып. 3, 
283—284 (1932); Труды ГИПХ, вып. 16, 52 (1932); Соликамские карналлиты, 
стр. 102—103, 1935; Изв. СФХА АН СССР, 9, 308—309 (1936) 


1 , °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. °,'о 

г/100 г Н 2 0 

1 

М/ 1000 м Н 2 0 

индексы 

а 

N301 

КСІ 

N801 

КСІ 

N801 

КСІ 

КаСі 

: н 2 о 

ПО 

28,67 

0 

40,2 

0 

123,9 

0 

100 

807 


ШС1 

і 

18,29 

18,86 

29,1 

30,0 

89,69 

72,50 

55,30 

617 

— 



15,70 

23,65 

25,9 

39,0 

79,83 

94,24 

45,86 

574 

1,255 

N30 +КСІ 


15,25 

23,73 

25,0 

38,9 

77,05 

94,00 

45,04 

585 

- . 

КСІ 


12,29 

26,29 

20,0 

42,8 

61,64' 

103,4 

37,35 

606 

_ 1 



9,29 

28,80 

15,0 

46,5 

46,23; 

112,4 

29,15 

630 

- | 

и 





Ает. 




Ает. 




153 



N3', К - 1| СГ 


К - 1| С1' 


N801—КС1—Н 8 0 


N«01—КС1—Н,0 


Продолжение 


и *с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. °,'о 

г/100 г Н 2 о 

О 

О 

О 

О 

X 

3 

I индексы 

а 

ИаСІ 

КС1 

ЫаСІ 

КС! 

ЫаСІ 

КС1 

ЫаСІ 

н„о 

по 

6,23 

31,42 

10,0 

50,4 

30,82 

121,8 

20,20 

і 655 


КСІ 


0 

36,71 

0 

58,0 

0 

140,2 

0 

713 

— 


120 

28,98 

0 

40,8 

0 

125,7 

0 

100 

795 

_ 

N«01 


18,90 

18,72 

30,3 

30,0 

93,39 

72,50 

56,30 

603 

_ 



16,17 

23,95 

27,0 

40,0 

83,22 

96,66 

46,27 

556 

_ 



15,77 

24,70 

26,5 

41,5 

81,68 

100,3 

44,88 

550 

1,264 

N«01 4- КСІ 


14,99 

25,06 

25,0 

41,8 

77,05 

101,0 

43,27 

562 

_ 

КСІ 


12,08 

27,54 

20,0 

45,6 

61,64 

110,2 

35,87 

582 

_ 



9,146 

29,88 

15,0 

49,0 

46,23 

118,4 

28,08 

607 

_ 



6,135 

32,52 

10,0 

53,0 

30,82 

128,1 

19,40 

629 

_ 



0 

37,65 

0 

60,4 

0 

146,0 

0 

685 

— 


130 

29,28 

0 

41,4 

0 

127,6 

0 

100 

784 


N301 


19,40 

18,60 

31,3 

30,0 

96,47 

72,50 

57,09 

592 

_ 



16,72 

23,80 

28,1 

40,0 

86,61 

96,66 

47,26 

546 

_ 



15,79 

25,73 

27,0 

44,0 

83,22 

106,3 

43,91 

527 

1,274 

N301 + КСІ 


14,75 

26,25 

25,0 

44,5 

77,05 

107,5 

41,74 

542 

_ 

КСІ 


11,84 

28,95 

20,0 

48,9 

61,64 

118,2 

34,28 

556 

— 



8,993 

31,06 

15,0 

51,8 

46,23 

125,2 

26,97 

583 

_ 



6 036 

33,62 

10,0 

55,7 

30,82 

134,6 

18,63 

604 

_ 



0 

38,62 

0 

62,9 

0 

152,0 

0 

658 

1,235 


140 

29,58 

0 

42,0 

0 

129,4 

0 

100 

772 


N301 


19,95 

18,47 

32,4 

30,0 

99,86 

72,50 

57,94 

580 

_ 



17,36 

23,61 

29,4 

40,0 

90,61 

96,66 

48,39 

534 

_ 



15,81 

26,73 

27,5 

46,5 

84,76 

112,4 

42,99 

507 

1,282 

N301 +КСІ 


14,48 

27,58 

25,0 

47,6 

77,05 

115,0 

40,12 

521 

_ 

КСІ 


11,68 

29,91 

20,0 

51,2 

61,64 

123,7 

33,25 

539 

_ 



8,823 

32,35 

15,0 

55,0 

46,23 

132,9 

25,81 

588 

— 



5,934 

34,72 

10,0 

58,5 

30,82 

141,4 

17,90 

581 

_ 



0 

39,69 

0 

65,8 

0 

159,0 

0 

629 

— 


150 

29,87 

0 

42,6 

0 

131,3 

0 

100 

762 

1,155 

N801 


20,39 

18,37 

33,3 

30,0 

102,6 

72,50 

58,60 

571 




17,79 

23,50 

30,3 

40,0 

93,39 

96,66 

49,14 

526 

_ 



15,86 

27,52 

28,0 

48,6 

86,30 

117,4 

42,35 

491 

1,289 

№01 +КСІ 


14,29 

28,57 

25,0 

50,0 

77,05 

120,8 

38,94 

505 


КСІ 


11,54 

30,76 

20,0 

53,3 

61,64 

128,8 

32,37 

525 




8,72 

33,14 

15,0 

57,0 

46,23 

137,7 

25,13 

544 

_ 



5,86 

35,53 

10,0 

60,6 

30,82 

146,4 

17,39 

564 

— 



0 

40,48 

0 

68,0 

0 

164,3 

0 

609 

1,254 

■ 





Авт. 




Авт. 



154 


| 


Продолжение 


и °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. 

°1о 

г/100 г 

■ н 2 о 

Ж/1000 ж Н 2 0 

индексы 

а 

N301 

КСІ 

ЫаСІ 

КСІ 

тсі 

КСІ 

N801 

н 2 о 

160 

30,17 

0 

43,2 

0 

133,1 

0 

100 

751 


N301 


20,87 

18,26 

34,3 

30,0 

105,7 

72,50 

59,32 

561 

— 

» 


18,32 

23,34 

31,4 

40,0 

96,78 

96,66 

50,03 

517 

— 

п 


16,06 

27,98 

28,7 

50,0 

88,46 

120,8 

42,26 

478 

— 

„ 


15,90 

28,33 

28,5 

50,8 

87,84 

122,8 

41,70 

475 

1,295 

№С1 + КСІ 


14,08 

29,58 

25,0 

52,5 

77,05 

126,9 

37,78 

490 

— 

КСІ 


11,40 

31,59 

20,0 

55,4 

61,64 

133,9 

31,53 

511 

— 

» 


8,62 

33,91 

15,0 

59,0 

46,23 

142,6 

24,49 

530 

— 

„ 


5,78 

36,42 

10,0 

63,0 

30,82 

152,2 

16,84 

546 

— 

» 


0 

41,38 

0 

70,6 

0 

170,6 

0 

586 

— 

* 

170 

30,46 

0 

43,8 

0 

135,0 

0 

100 

741 

1,152 

N«01 


21,30 

18,16 

35,2 

30,0 

108,5 

72,50 

59,94 

552 

— 

» 


18,80 

23,20 

32,4 

40,0 

99,86 

96,66 

50,81 

509 

— 

» 


16,57 

27,81 

29,8 

50,0 

91,85 

120,8 

43,20 

470 

— 

„ 


15,96 

29,58 

29,3 

54,3 

90,31 

131,2 

40,77 

451 

1,305 

ЫаСІ + КОІ 


13,88 

30,60 

25,0 

55,1 

77,05 

133,2 

36,65 

476 

— 

КСІ 


11,22 

32,66 

20,0 

58,2 

61,64 

140,6 

30,48 

494 

— 

» 


8,49 

34,92 

15,0 і 

61,7 

46,23, 

149,1 

23,67 

512 

— 

» 


5,69 

37,36 

10,0 

65,6 

30,82' 

158,5 

16,28 

528 

— 

» 


0 

42,34 

0 

73,4 

0 

177,4 

0 

564 

1,276 

» 

180 

30,84 

0 

44,6 

0 

137,5 

0 

100 

727 

— 

N301 


21,78 

18,05 

36,2 

30,0 

111,6 

72,50 

60,62 

543 

— 

„ 


19,31 

23,06 

33,5 

40,0 

103,2 

96,66 

51,65 

500 

— 

» 


17,17 

27,61 

31,1 

50,0 

95,85 

120,8 

44,24 

461 

— 

» 


15,98 

30,74 

30,0 

57,7 

92,46 

139,4 

39,87 

431 

1,318 

N801 + КСІ 


13,61 

31,96 

25,0 

58,7 

77,05 

141,9 

35,20 

457 

— 

КСІ 


11,01 

33,96 

20,0 

61,7 

61,64 

149,1 

29,25 

474 

— 

и 


8,36 

35,93 

15,0 

64,5 

42,63 

155,9 

22,88 

495 

— 

» 


5,62 

38,20 

10,0 

68,0 

30,82 

164,3 

15,79 

512 

— 

„ 


0 

43,05 

0 

75,6 

0 

182,7 

0 

547 

— 

• В 

190 

31,22 

0 

45,4 

0 

139,9 

0 

100 

715 

— 

N301 


22,44 

17,90 

37,6 

30,0 

115,9 

72,50 

61,52 

531 

— 

в 


19,95 

22,87 

34,9 

40,0 

107,6 

96,66 

52,67 

490 

— 

я 


17,81 

27,40 

32,5 

50,0 

100,2 

120,8 

45,34 

453 

— 

Я 


16,23 

31,41 

31,0 

60,0 

95,54 

145,0 

39,72 

416 

— 

в 


16,07 

31,93 

30,9 

61,4 

95,24 

148,4 

39,09 

410 

1,330 

N301 +КСІ 


13,38 

33,08 

25,0 

61,8 

77,05 

149,3 

34,04 

442 

— 

КСІ 


10,84 

34,96 

20,0 

64,5 

61,64 

155,9 

28,34 

460 

— 

„ 


8,21 

37,02 

15,0 

67,6 

46.23 

163,4 

22,06 

477 

— 

в 


5,52 

39,26 

10,0 

71,1 

30,82 

171,8 

15,21 

493 

— 

и 


0 

43,95 

0 

78,4 

0 

189,5 

0 

528 

— 

в 





Авт. 




Авт. 
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1 



Ка', к - 1| СГ 


КаСІ—КСІ— Н 2 0 


N3', К'ІІСІ 1 


ІЧаСі—КСІ— Н,0 


Продолжение 


Продолжение 


і, °С 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. о/о 

г /100 

г н а о 

Ж/1000 Ж Н,0 

индексы 

а 

ЫаСІ 

КСі 

ЫаСІ 

КСІ 

ШС1 

КСі 

ИаСі 

Н,0 

200 

31,60 

0 

46,2 

0 

142,4 

0 

100 

702 

1,148 

ЫаСІ 


23,03 

17,76 

38,9 

30,0 

119,9 

72,50 

1 62,32 

1 520 




20,63 

22,67 

36,4 

40,0 

112,2 

96,66 

53,72 

' 479 

_ 



18,48 

27,17 

34,0 

50,0 

104,8 

120,8 

46,45 

443 

— 



16,75 

31,23 

32,2 

60,0 

99,24 

145,0 

40,63 

409 

— 



16,20 

33,01 

31,9 

65,0 

98,32 

157,1 

38,50 

> 391 

1,340 

ЫаС1 + КСІ 


13,08 

34,59 

25,0 

66,1 

77,05 

159,7 

32,54 

422 

— 

КСІ 


10,63 

36,24 

20,0 

68,2 

61,64 

164,8 

27,22 

442 

— 



8,07 

38,11 

15,0 

70,8 

46,23 

171,1 

21,27 

460 

— 



5,43 

40,31 

10,0 

74,3 

30,82 

179,5 

14,65 

475 

— 



0 

44,87 

0 

81,4 

0 

196,7 

0 

508 

1,317 

,, 

220 

32,11 

0 

47,3 

0 

145,8 

0 

100 

686 

_ 

ЫаСІ 


24,15 

17,50 

41,4 

30,0 

127,6 

72,50 

63,78 

500 

— 



21,96 

22,29 

39,4 

40,0 

121,4 

96,66 

55,68 

459 

— 



20,00 

26,67 

37,5 

50,0 

115,6 

120,8 

48,89 

423 

— 



18,16 

30,70 

35,5 

60,0 

109,4 

145,0 

43,01 

393 

— 



16,36 

34,38 

33,2 

69,8 

102,3 

168,7 

37,76 

369 

— 

ІМаСІ + КСІ 


12,70 

36,48 

25,0 

71,8 

77,05 

173,5 

30,75 

399 

— 

КСІ 


10,29 

38,27 

20,0 

74,4 

61,64 

179,8 

25,53 

414 

— 



7,81 

40,11 

15,0 

77,0 

46,23 

186,1 

19,90 

430 

— 



5,26 

42,11 

10,0 

80,0 

30,82 

193,3 

13,75 

446 

— 



0 

46,52 

о 

87,0 

0 

210,2 

0 

476 

— 

» 

230 

32,52 

0 

48,2 

0 

148,6 

0 

100 

673 

_ 

ІЧаСІ 


24,51 

17,42 

42,2 

30,0 

130,1 

72,50 

64,21 

494 

— 



22,35 

22,18 

40,3 

40,0 

124,2 

96,66 

56,24 

453 

— 



20,38 

26,55 

38,4 

50,0 

118,4 

120,8 

49,48 

418 

— 



18,53 

30,55 

36,4 

60,0 

112,2 

145,0 

43,62 

389 

— 



16,41 

35,05 

33,8 

72,2 

104,2 

174,5 

37,39 

359 

— 

ИаСІ + КСі 


12,50 

37,50 

25,0 

75,0 

77,05 

181,2 

29,84 

387 

— 

КСІ 


10,12 

39,27 

20,0 

77,6 

61,64 

187,5 

24,74 

401 

— 



7,68 

41,10 

15,0 

80,2 

46,23 

193,8 

19,26 

417 

— 



5,18 

43,06 

10,0 

83,2 

30,82 

201,0 

13,29 

431 

_ 



0 

47,31 

0 

89,8 

0 

217,0 

0 

461 

— 

ь 

250 

33,20 

0 

49,7 

0 

153,2 

0 

100 

653 


ІМаСІ 


25,16 

17,27 

43,7 

30,0 

134,7 

72,50 

65,00 

483 

_ 



23,08 

21,98 

42,0 

40,0 

129,4 

96,66 

57,25 

442 

_ 



21,05 

26,32 

40,0 

50,0 

123,3 

120,8 

50,51 

410 

_ 



19,20 

30,30 

38,0 

60,0 

117,0 

145,0 

44,65 

381 

— 



16,56 

36,27 

35,1 

76,9 

108,2 

185,8 

36,80 

340 

— 

№С1 + КС1 




Авт. 



Авт. 



150 


і. °С 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. 

, °'о 

г/100 г Н а О 

Ж /1000 ж н а о 

индексы 

а 

ЫаСІ 

КСі 

КаСІ 

КСІ 

ЫаСІ 

КСІ 

ИаСІ 

н я о 

250 

12,20 

39,02 

25,0 

80,0 

77,05 

193,3 

28,50 

370 


КСІ 


9,87 

40,77 

20,0 

82,6 

61,64 

199,6 

23,60 

383 

— 

и 


7,48 

42,62 

15,0 

85,4 

46,23 

206,4 

18,30 

396 

—■ 



5,04 

44,56 

10,0 

88,4 

30,82 

213,6 

12,61 

409 

— 

„ 


0 

48,80 

0 

95,3 

0 

230,3 

0 

434 

— 

» 

270 

34,21 

0 

52,0 

0 

160,3 

0 

100 

624 

. 

№С1 


25,97 

17,08 

45,6 

30,0 

140,5 

72,50 

65,97 

469 

— 



23,83 

21,76 

43,8 

40,0 

135,0 

96.66 

58,27 

432 

— 

„ 


21,80 

26,07 

41,8 

50,0 

128,9 

120,8 

51,61 

401 

— 



19,92 

30,03 

39,8 

60,0 

122,7 

145,0 

45,83 

374 

— 

„ 


17,07 

37,29 

37,4 

81,7 

115,3 

197,4 

36,87 

320 

— 

ІЧаСЛ + КСІ 


11,95 

40,25 

25,0 

84,2 

77,05 

203,5 

27,47 

356 

— 

КСІ 


9,66 

42,03 

20,0 

87,0 

61,64 

210,2 

22,67 

368 

— 

„ 


7,32 

43,85 

15,0 

89,8 

46,23 

217,0 

17,56 

380 

— 

„ 


4,93 

45,81 

10,0 

93,0 

30,82 

224,7 

12,06 

391 

— 

» 


0 

50,20 

0 

100,8 

0 

243,6 

0 

410 

— 

» 

280 

34,47 

0 

52,6 

0 

162,1 

0 

100 

617 

_ 

ЫаСЛ 


26,55 

16,95 

47,0 

30,0 

144,9 

72,50 

66,65 

460 

— 



24,44 

21,59 

45,3 

40,0 

139,6 

96,66 

59,10 

423 

— 

„ 


22,52 

25,83 

43,6 

50,0 

134,4 

120,8 

52,65 

392 

— 

„ 


20,72 

29,73 

41,8 

60,0 

128,8 

145,0 

47,04 

365 

— 

„ 


17,14 

38,00 

38,2 

84,7 

117,7 

204,7 

36,51 

310 

— 

ИаСІ + КСІ 


11,73 

41,37 

25,0 

88,2 

77,05 

213,1 

26,55 

345 

— 

КСІ 


9,49 

43,08 

20,0 

90,8 

61,64 

219,4 

21,93 

356 

— 

„ 


7,19 

44,87 

15,0 

93,6 

46,23 

226,2 

16,97, 

367 

— 

ь 


4,85 

46,65 

10,0 

96,2 

30,82 

232,5 

11,71 

380 

— 

ю 


0 

50,88 

0 

103,6 

0 

250,3 

0 

399 

— 

» 

300 

35,06 

0 

54,0 

0 

166,4 

0 

100 

601 

_ 

№С1 • 


27,37 

16,76 

49,0 

30,0 

151,0 

72,50 

67,57 

447 

— 



25,21 

21,37 

47,2 

40,0 

145,5 

96,66 

60,08 

413 

— 



23,47 

25,51 

46,0 

50,0 

141,8 

120,8 

53,99 

381 

— 



21,68 

29,37 

44,3 

60,0 

136,5 

145,0 

48,50 

355 

— 

а 


17,40 

39,13 

40,0 

90,0 

123,3 

217,5 

36,18 

293 

— 

ЫаСІ + КСІ 


11,42 

42,92 

25,0 

94,0 

77,05 

227,2 

25,32 

329 

— 

КСІ 


9,23 

44,60 

20,0 

96,6 

61,64 

233,4 

20,89 

339 

— 

„ 


6,99 

46,41 

15,0 

99,6 

46,23 

240,7 

16,11 

348 

— 

» 


4,70 

48,26 

10,0 

102,6 

30,82 

247,9 

11,06 

359 

— 

» 


0 

52,25 

0 

109,4 

0 

264,4 

0 

378 

— 

* 



— 

Авт. 



Авт. 
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Продолжение 


№ 

и °с 

| Жидкая фаза 

Твердая фаза 

н 

О- 

вес. о/о 

г/10 0г Н 2 0 

| г/л | 

ЛГ/НХЮ м Н 2 0 

| индексы 

а 

1 

N301 

ксі 

1 №С1 

КСІ 

N301 

КСІ 

N301 

I КСІ 

N301 

| н.о 

29 

40 

26,64 

0 

36,3 

0 

318 

0 

111,9 

0 

100 

894 

1,192 

ИаСІ 


30 


24,15 

4,62 

33,9 

6,5 

291 

55,7 

104,5 

15,70 

86,93 

832 

1,207 



31 


21,87 

8,94 

31,6 

12,9 

267 

109 

97,39 

31,17 

75,76 

778 

1,221 



32 


19,66 

13,16 

29,3 

19,6 

243 

163 

90,30 

47,36 

65,60 

726 

1,236 

N301+ КСІ 


33 


14,04 

17,05 

20,4 

24,7 

171 

208 

62,87 

59,69 

51,30 

816 

1,218 

ксі 


34 


7,19 

22,42 

10,2 

31,8 

86,3 

269 

31,44 

76,84 

29,03 

924 

1,201 



35 


0 

28,65 

0 

40,2 

0 

341 

0 

97,14 

0 

1027 

1,189 



36 

50 

19,02 

14,70 

28,7 

22,2 

235 

182 

88,45 

53,64 

62,25 

704 

1,237 

КаО + КСІ 


37 

60 

27,03 

0 

37,0 

0 

320 

0 

114,1 

0 

100 

877 

1,184 

КаСІ 


38 


23,94 

5,71 

34,0 

8,1 

288 

68,6 

104,8 

19,57 

84,26 

804 

1,202 



39 


21,17 

10,97 

31,2 

16,2 

258 

134 

96,16 

39,15 

71,07 

739 

1,220 



40 


18,57 

16,07 

28,4 

. 24,6 

230 

199 

87,53 

59,45 

59,55 

680 

1,238 

КаО + КСІ 


41 


13,52 

19,79 

20,3 

ш 

166 

242 

62,57 

71,77 

46,57 

744 

1,224 

КСІ 


42 


6,90 

25,14 

10,1 

37,0 

83,4 

304 

31,13 

89,41 

25,82 

830 

1,210 



43 


0 

31,29 

0 

45,5 

0 

375 

0 

109,7 

0 

909 

1,199 



44 

70 

18,05 

17,59 

28,0 

27,3 

224 

218 

86,30 

65,97 

56,65 

656 

1,239 

КаО + КСІ 


45 

80 

27,51 

0 

37,9 

0 

323 

0 

116,8 

0 

100 

856 

1,175 

N301 


46 


23,53 

7,38 

34,1 

10,7 

282 

88,5 

105,1 

25,86 

80,25 

764 

1,199 



47 


20,03 

14,10 

30,4 

21,4 

245 

173 

93,69 

51,71 

64,44 

688 

1,223 



48 


17,59 

19,03 

27,7 

30,0 

218 

236 

85,37 

72,49 

54,10 

633 

1,241 

КаСІ + КСІ 


49 


13,17 

22,34 

20,4 

34,6 

162 

275 

62,87 

83,61 

42,92 

683 

1,229 

КСІ 


50 


6,79 

27,59 

10,3 

42,0 

82,6 

335 

31,75 

101,5 

23,82 

751 

1,216 



51 


0 

33,59 

0 

50,6 

0 

405 

0 

122,3 

0 

818 

1,205 



52 

90 

17,24 

20,32 

27,6 

32,5 

214 

252 

85,02 

78,53 

52Д0 

611 

1,242 

N301+КСІ 


53 

100 

28,00 

0 

38,9 

0 

326 

0 

119,9 

0 

100 

834 

1,166 

КаСІ 


54 


22,57 

10,25 

33,6 

15,3 

271 

123 

103,5 

36,97 

73,69 

712 

1,200 


2Г 

55 


18,12 

19,12 

28,9 

30,5 

223 

236 

89,07 

73,70 

54,72 

614 

1,232 


Со 

о 

56 


16,90 

21,68 

27,5 

35,3 

210 

270 

84,76 

85,22 

49,84 

588 

1,244 

N301 +КСІ 

Г 

57 


12,69 

24,88 

20,3 

39,8 

156 

307 

62,57 

96,18 

39,42 

630 

1,232 

КСІ 


58 


6,48 

29,95 

10,2 

47,1 

79,0 

365 

31,44 

113,8 

21,64 

688 

1,219 


Г 

59 


0 

35,69 

0 

55,5 

0 

431 

0 

134,1 

0 

746 

1,209 


я 

60 

ПО 

16,58 

23,04 

27,5 

38,2 

206 

287 

84,76 

92,31 

47,86 

566 

1,245 

КаС1 +КСІ 

о 

61 

108,7 

28,3 

0 

39,4 

0 

32,9 

0 

121,5 

0 

100 

823 

1,162 

N301 



62 

I 

111,9 

і 

16,52 

і 

23,28 

1 

27,5 

I 

38,6 

206 

290 

84,76 

93,28 

47,61 

562 

1,246 

^С1+ КС1 

63 

108,5 

0 

36,50 

0 

57,6 

0 

441 

0 

139,2 

0 

718 

1,209 

КСІ 

64 

120 

28,60 

0 

40,0 

0 

— 

— 

123,3 

0 

100 

811 

_ 

N30 

65 


23,66 

9,48 

35,4 

14,2 

■— 

— 

109,1 

34,31 

76,07 

697 

__ 

66 


19,69 

17,29 

31,2 

27,4 

— 

— 

96,16 

66,20 

59,22 

616 

_ 


67 


16,35 

24,23 

27,5 

40,8 

— 

— 

84,76 

98,59 

46,22 

545 

_ 

ШС1 + КСІ 

68 


12,25 

27,33 

20,3 

45,2 

— 

— 

62,57 

109,2 

36,42 

582 

_ 

КСІ 

69 


6,24 

32,28 

10,2 

52,5 

— 

— 

31,44 

126,8 

19,86 

632 

_ 

70 


0 

37,65 

0 

60,4 

— 

— 

0 

146,0 

0 

685 

_ 

’ 

71 

130 

16,33 

25,29 

28,0 

43,3 

— 

— 

86,30 

104,6 

45,20 

524 

— 

шсі + ко 

72 

140 

29,30 

0 

41,4 

0 

— 

— 

127,6 

0 

100 

784 

— 

N30 

73 


24,13 

9,98 

36,6 

15,1 

— 

— 

112,8 

36,49 

75,57 

670 

_ 

74 


19,61 

19,07 

32,0 

31,1 

— 

— 

98,62 

75,15 

56,76 

575 

_ 

” 

75 


16,17 

26,45 

28,2 

46,1 

— 

— 

86,91 

111,4 

43,83 

504 

_ 

N80+ КСІ 

76 


11,86 

29,71 

20,3 

50,9 

— 

— 

62,57 

123,0 

33,73 

539 

_ 

КСІ 

77 


6,17 

34,43 

10,4 

58,0 

— 

— 

32,05 

140,1 

18,62 

581 

_ 

78 


0 

39,60 

0 

65,6 

— 

— 

0 

158,5 

0 

631 

_ 


79 

149 

16,08 

27,44 

28,5 

48,6 

— 

— 

87,84 

117,4 

42,80 

487 

— 

КаСІ + КО 

80 

169,5 

30,62 

0 

44,1 

0 

— ! 

— 

136,0 

0 

100 

736 

— 

N30 

81 


25,93 

8,68 

39,7 

13,3 

— 

— 

122,3 

32,14 

79,20 

647 

__ 

82 


22,66 

15,24 

36,5 

24,5 

— 

— 

112,5 

59,20 

65,52 

582 

_ 

” 

83 


18,78 

23,38 

32,5 

40,4 

— 

— 

100,2 

97,62 

50,64 

506 

_ 

’ 

84 


16,03 

29,63 

29,5 

54,5 

— 

— 

90,92 

131,7 

40,84 

449 

— 

КаО + КО 

85 


14,52 

30,72 

26,5 

56,1 

— 

— 

81,67 

135,5 

37,61 

460 

— 

КСІ 

86 


11,41 

33,04 

20,5 

59,5 

— 

— 

63,18 

143,7 

30,54 

483 

_ 

87 


5,92 

37,24 

10,4 

65,5 

— 

■— 

32,05 

158,3 

16,84 

525 


” 

88 


0 

42,42 

0 

73,7 

— 

— 

0 

178,1 

0 

561 

. 


89 

189,6 

31,45 

0 

45,9 

0 

— 

— 

141,4 

0 

100 

707 

_ 

N30 

90 


26,13 

9,88 

40,8 

15,4 

— 

— 

125,7 

37,21 

77,17 

614 


91 


22,01 

18,36 

36,9 

30,8 

— 

— 

113,7 

74,42 

60,45 

531 

Г 


92 


18,78 

25,58 

33,7 

46,0 

— 

— 

103,8 

111,1 

48,32 

465 

_ 

» 

93 


16,33 

31,74 

31,4 

61,1 

— 

— 

96,78 

147,6 

39,60 

409 

_ 

КаО + КО 

94 


13,64 

33,38 

25,7 

63,0 

— 

— 

79,21 

152,2 

34,22 

432 

_ 

КСІ 

95 


10,86 

35,44 

20,2 

66,0 

— 

— 

62,26 

159,5 

28,08 

451 

_ 

96 


5,68 

39,36 

10,3 

71,6 

— 

— 

31,75 

173,0 

15,50 

488 

_ 

» 

97 


0 

44,34 

0 

79,7 

— 

— 

0 

192,6 

0 

519 

— 

» 





Авт. 







Авт. 



и Р. 


Поимечание. М. И. х —несколько часов. Температуру кипения насыщенных растворов 
К1и& [ВШ1. Зое. сЫт. (4), 41, 1016 (1927)]. 


при Р= і ата (№ 61—63) определяли Е. Согпес 


2 

» 

Я 

О 


2 

Со 

О 


Я 

О 

I 


О 



На', К‘||С1' 


ЫаСІ—КСІ— Н 2 0 


ЫаСІ—КСІ—Н 2 б 


КаСІ—КСІ—Н 2 0 


Е. И. Лукьянова, Труды ГИПХ, вып. 18, 51 (1933) 


{, “С 

| Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес 


| г/100 г солей | 

г/100 г 

' н 2 о 

| М/1000М Н 2 0 

| индексы 

ИаС! 

ксі 

№С1 

1 КСІ 

N301 

КСІ 

I N801 

КСІ 

N801 

н„о 

—20 

23,421 

0 

100 

0 

30,58 

0 

94,25 

0 

100 

1061 

N301 • 2Н 2 0 


20,56; 

6,02 

77,19 

22,82 

28,01 

8,2 

86,33 

19,81 

81,34 

942 

N301 • 2Н г О + КСІ 

—15 

23,95 

0 

100 

0 

31,50 

0 

97,08 

0 

100 

1030 

№С1-2Н 2 0 


21,13 

6,31 

76,91 

23,08 

29,12 

8,7 

89,75 

21,02 

81,01 

903 

№С1-2Н 2 0 4- ксі 

—10 

24,86 

0 

100 

0 

33,08 

0 

102,0 

0 

100 

980 

N301-2^0 


21,45 

6,35 

77,14 

22,26 

29,7 

8,8 

91,54 

21,26 

81,15 

886 

N301 • 2Н,0 + КСІ 


0 

19,82 

0 

100 

0 

24,72 

0 

59,73 

0 

1674 

ксі 

— 5 

25,66 

0 

100 

0 

34,52 

0 

106,4 

0 

100 

940 

N301-211,0 


22,05 

6,57 

77,06 

22,95 

30,9 

9,2 

95,24 

22,23 

81,07 

851 

N301-2110 + КСІ 


0 

20,66 

0 

100 

0 

26,04 

0 

62,92 

0 

1589 

КСІ 

10 

20,88 

8,79 

71,4 

29,6 

29,7 

12,5 

91,54 

30,21 

75,19 

821 

N аСІ + КСІ 





Авт. 








Примечание. М. 11. 


№01—КСІ—Н 2 0 


А. П. Гіалкин и др., Соликамские карналлиты, стр. 70 и 72, 1935 


и °с 

| Жидкая фаза 

Твердая фаза 

| вес. «'о 

г/100 

г н.о 

1 МОЛ. о/о 

| М/ІЖМ н.о 

| индексы 

N301 

1 КСІ 

N301 

| КСІ 

2ИаС1 

2КС1 

I 2і\ аСІ 

2КСІ 

2ИаСІ 

н 2 о 

—23 

20,13 

5,50 

27,07 

7,39 

3,97 

0,85 

41,71 

8,93 

82,37 

1975 

ИаСІ • 2Н 2 0 + 












+ КСІ + лёд 

—20 

21,73 

3,26 

28,96 

4,35 

4,25 

0,5 

44,62 

5,25 

89,47 

2005 

№С1- 2Н г О 


20,56 

6,08 

28,02 

8,28 

4,1 

0,95 

43,17 

10,00 

81,20 

1881 

№С1 • 2Н 2 0 + КСІ 


20,13 

6,10 

27,29 

8,27 

4,0 

0,95 

42,08 

9,95 

80,88 

1922 

КСІ 


18,82 

6,49 

25,20 

8,69 

3,7 

1,0 

38,82 

10,49 

78,73 

2028 

в 


17,20 

7,20 

22,75 

9,53 

3,35 

1,1 

35,03 

11,51 

75,27 

2150 


—15 

23,02 

1,96 

30,68 

2,61 

4,5 

0,3 

47,27 

3,15 

93,75 

1983 

N30 - 2Н а О 


22,55 

3,23 

30,38 

4,35 

4,45 

0,5 

46,82 

5,26 

89,90 

1920 

9 


21,11 

6,37 

29,11 

8,79 

4,25 

1,0 

44,85 

10,55 

80,96 

1805 

№С1-2Н 2 0 + КС1 


20,06 

6,57 

27,34 

8,95 

4,0 

1,05 

42,13 

11,06 

79,20 

1880 

КСІ 


15,39 

8,96 

20,35 

11,85 

3,0 

1,35 

31,36 

14,11 

68,97 

2200 


—10 

22,99 

3,19 

31,13 

4,32 

4,6 

0,5 

47,97 

5,21 

90,20 

1880 

N30 • 2Н 2 0 


22,37 

5,07 

30,84 

6,99 

4,5 

0.8 

47,52 

8,44 

84,92 

1787 



21,89 

6,46 

30,55 

9,02 

4,45 

1,03 

47,08 

10,90 

81,20 

1725 

№С1-2Н 2 0 + КСІ 


19,92 

7,31 

27,37 

10,04 

4,0 

1,15 

42,17 

12,13 

77,66 

1842 

КСІ 


15,29 

9,43 

20,30, 

12,53 

3,0 

1,48 

31,41 

15,14 

67,47 

2148 



10,43 

12,31 

13,50 

15,93 

2,0 

1,85 

20,80 

19,24 

51,95 

2498 



8,66 

13,39 

11,11 

17,18 

1,65 

2,0 

17,12 

20,76 

45,20 

2640 


— 5 

23,77 

1 3,19 

32,55 

4,37 

4,75 

0,5 

50,13 

5,27 

90,50 

1805 

ИаС1-2Н„0 


22,60 

6,82 

32,02 

9,66 

4,65 

1,1 

49,34 

11,67 

80,87 

1640 

№0 • 2Н 2 0 + КСІ 


22,07 

6,57 

30,92 

9,20 

4,5 

1,05 

47,65 

11,12 

81,08 

1701 

КО 


19,81 

7,89 

27,40 

10,92 

4,0 

1,25 

42,22 

13,19 

76,20 

1805 



15,20, 

10,34 

20,41 

13,88 

3,0 

1.6 

31,45 

16,77 

65,22 

2074 



10,34 

13,19 

13,52| 17,25| 2,0 | 

2,0 

20,83 

20,83 

50,00 

2400 

» 






Авт. 
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Ма., К‘>С1' 


Продолжение 


и “с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. "|о 

г/100 г Н,0 

МОЛ. “|о 

/И/1(ХХШН 2 0 

индексы 

N801 

ксі 

ШСІ 

КСІ 

2ШСІ 

' 2КСІ 

2ШСІ 

2КСІ 

2ШСІ 

Н 2 0 

— 3 

23,12 

6,21 

32,71 

8,78 

4,75 

1,0 

50,40 

10,61 

82,61 

1640 

№С1 + №С1- 












• 2НоО + КСІ 

0 

24.75 

3,16 

34,34 

4,38 

5,0 

0,5 

52,91 

5,29 

90,91 

1718 

№С1 


23,12 

6,21 

32,71 

8,78 

4,75 

1,0 

50,40 

10,61 

82,61 

1640 



22,48 

7,40 

32,05 

10,55 

4,65 

1,2 

49,39 

12,75 

79,48 

1610 

№С1 + КСІ 


21,89 

7,44 

30,97 

10,53 

4,5 

1,2 

47,72 

12,73 

78,94 

1654 

КСІ 


19,64 

8,77 

27,44 

12,25 

4,0 

1,4 

42,28 

14,80 

74,07 

1752 

п 


15,07 

12,21 

20,44 

15,21 

3,0 

1,75 

31,15 

18,37 

62,90 

2020 



12,19 

12,96 

16,29 

17,32 

2,4 

2,0 

25,10 

20,92 

54,54 

2173 



10,27 

14,06 

13,57 

18,57 

2,0 

2,15 

20,86 

22,43 

48,20 

2310 

» 






Авт. 







Примечание. М. П. 


№сі—ксі—н 2 о 


Е. И. Ахумов, М. П. Головков, ЖОХ, 5, вып. 4, 504 (1935) 


1. °С 

| Жидкая фаза | 

Твердая фаза 

| вес. «|о | 

г/100 г солей | 

мптм н 2 о | 

| индексы | 

ИаСІ 

1 КСІ 

ИаСІ | 

КСІ | 

ИаСІ 

1 КС1 

КаСІ 

н 2 о | 

15 

26,35 

1 0 

100 

0 

110,2 

0 

100 

907 

№СІ 


23,60 

5 

82,52 

17,48 

101,8 

16,69 

85,93 

843 

п 


20,66 

10,48 

66,35 

33,65 

92,47 

36,77 

71,54 

774 

ИаСІ + КСІ 


13,50 

15 

47,37 

52,63 

58.19 

50,69 

53,44 

919 

КСІ 


10,06 

16,92 

37,29 

62,71 

42,46 

55,99 

43,13 

1016 

п 


6,40 

20 

24,25 

75,75 

26,80 

65,66 

28,98 

1082 

п 


0 

24,76 

о 

100 

0 

79,52 

0 

1259 

» 



Авт. 








Примечание. М. И. В работе приводятся также коэффициенты рефракции. 


№С1—КС1—Н 2 0 


Н. С. Курнаков, А. И. Заславскцй, Е. И. Лукьянова, ГИПХ, 1936 


№ 

1 , °с 

| Жидкая фаза | 

Твердая фаза 

вес. 

"Іо 

г/100 г Н 2 0 | 

мцооом н.о 

| индексы | 

ИаСІ | 

КСІ 

иасі | 

КСІ | 

ИаСІ | 

КСІ | 

ИаСІ 

н 2 о 

і 

—17 

24,07 

0 

31,70 

0 

97,70 

0 

100 

1024 

№С1 ■ 2Н 2 0 

2 


21,20 

6,11 

29,16 

8,40 

89,88 

20,32 

81,56 

907 

ЫаСІ • 2Н а О + КСІ 

3 


13,1-0 

9,84 

17,00 

12,77 

58,4 

30,86 

65,43 

1120 

КСІ + лёд 

4 


16,52 

5,17 

21,10 

6,60 

65,04 

15,96 

80,30 

1235 

Лёд 

5 


20,21 

0 1 

25,33 

0 

78,06 

0 

100 

1281 

» 





Авт. 







Примечание. М. И. т=3—5 суток. Анализ жидкой фазы: на СП (в виде АдСІ) и К" 
(в виде К.Р4С1,). Анализ твердой фазы: микр. и хнм. Раствор № 2 имеет й = 1,219. 

1І* 


) 
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ИаСі-КСІ-Н.О 


Иа\ К' Ц СГ 


ИаСІ—КСІ—Н 2 0 


Ка\ К'ІСІ' 


ИаСІ—КС1—Н 2 0 

Н. С. Курнаков, А. И. Заславский, Е. И. Лукьянова, Изв. АН СССР, сер. 
хим., № І, 54 (1938) ____ 


и °с 

Жидкая фаза 1 

Твердая фаза 

вес. о,'о 1 

Ж/1000 Ж Н 2 0 I 

индексы | 

ИаСІ 

КС1 

ИаСІ | 

КСІ 

ИаСІ 

Н 2 0 

—5 

24,60 

0 

100,6 

0 

100 

949 

ІѴаСІ • 2Н а О 


22,23 

6,82 

96,57 

23,23 

80,6 

835 

ЫаСІ.гНоО + КСІ 


17,44 

8,96 

73,03 

29,42 

71,3 

977 

КСІ 


11,79 

13,06 

48,35 

42,00 

53,5 

1163 

» 


5,91 

16,25 

23,39 

50,45 

31,7 

1355 

» 


0 

20,96 

0 

64,09 

0 

1562 

» 


7,83 

0 

26,18 

0 

100 

3846 

Лёд 


0 

10,39 

0 

28,02 

0 

3571 

» 


I Авт. 



| Авт. 



ИаСІ-КСІ—Н 2 0 

А. И. Заславский, Е. И. Лукьянова, Труды ГИПХ, вып. 34, 9 (1940) 


— 

Жидкая фаза 1 


(, °с 

вес. 

»;» 

2/100 г 

солей і 

г/100 

г Н.,0 

Ж/І000Ж н 2 о| 

индексы 

Твердая^фаза 


ИаСІ | 

КСІ 

№СІ 

КСІ 

ИаСІ 

КСІ 

ИаСІ 

КСІ 

ИаСІ 

н.,0 


—10 

24,85 

22,98 

21,89 

15,29 

10,03 

0 

13,9 

ИЛ 

4,34 

0 

3,19 

6,46 

9,44 

12,31 

20,2 

0 

5,3 

13,83 

100,0 

87.82 
77,22 

61.83 
44,90 

0 

100,0 

67,69 

23,95 

0 

12,18 

22,78 

38,17 

55,10 

100,0 

0 

32,31 

76,05 

33,06 

31,12 

30,55 

20,31 

12,91 

0 

16,14 

13,75 

5,30 

0 

4,32 

9,02 

12,54 

15,85 

25,31 

0 

6,34 

16,88 

101,9 

95,91 

94,16 

62,60 

39,79 

0 

49,74 

42,38 

16,34 

0 

10,44 

21,80 

30.30 

38.30 
61,16 

0 

15,32 

40,79 

100 

90,18 

81,20 

67,38 

50,96 

0 

100 

73,44 

28,61 

I 

981 

941 

862 

1076 

1281 

1635 

2010 

1733 

1750 

ЫаСІ • 2Н 2 0 

ИаСІ • 2Н 2 0 -|- КСІ 
КСІ 

0 

Лёд 

0 


1 Авт. 







ИаСІ—КС1—Н 2 0 

О. О. Аззагезоп, Л. Ат. Сйет. Зое., 72, 1437—1438 (1950) 


■- 



Жидкая фаза 




1, °С 

вес. °’о 1 

Ж/1000 Ж Н 2 0 I 

индексы 

Твердая фаза 


ИаСІ 

КСІ 1 

ШСІ | 

КСІ | 

ШСІ 

н 2 о 1 


18 

! 

26 5 

0 

111,1 

0 

100 

900 

ИаСІ 

20^8 

0 

10,0 

92,6 

34,9 

72,6 

784 

N301 + КСІ 


25,1 

0 

81,0 

0 

1235 

КСІ 

50 

27,0 

19,1 

0' 

114,0 

0 

100 

877 

N30 

14,7 

88,9 

53,7 

62,4 

701 

N301 + КСІ 


0 

31,6 

0 

111,6 

0 

896 

КСІ 

95 

28,3 

17,0 

о' 

121,6 

0 

100 

822 

ИаСІ 

21,0 

84,5 

81,8 

50,8 

601 

ИаСІ + КСІ 


0 

А, 

37,6 ^ 

зт. 

о 

145,6 

0 

687 

КСІ 

Примечание. М. 

И. (± 0,1°). т—2—3 суток. Анализ твердой фазы: микр. 


ИаСІ—КС1—Н 2 0 


М. И. Равич, Э. Е. Боровая, Изв. СФХА АН СССР, 20, 173 и 176 (1950) 


№ 

и °с 

Жидкая фаза 

Твердая 

фаза 

вес. °/о 

°; 0 ИаСІ 
от Е солей 

Ж/1000 ж Н 2 0 

индексы 

ИаСІ 

КСІ 

н 2 о 

ИасГ 

КСІ 

ИаСІ 

н 2 о 

1 

300 

25,7 

25,8 

48,5 

і 

50 

164 

128 

56 

342 

ЫаСі 

2 


21,8 

32,7 

45,5 

40 

148 

174 

46 

311 

„ 

3 


15,1 

45,4 

39,5 

25 

118 

278 

30 

253 

КСІ 

4 


8,8 

50,2 

41 

15 

66 

296, 

18 

276 

„ 

5 


0 

55,0 

45 

0 

0 

295 

0 

339 

у 

6 

400 

36,6 

24,4 

39 

60 

289 

151 

65,5 

227 

N3(11 

7 


32,2 

32,3 

35,5 

50 

280 

220 

56 

200 

„ 

8 


27,6 

41,4 

31 

40 

274 

323 

46 

168 

„ 

9 


17,6 

52,9 

29,5 

25 

184 

433 

30 

162 

КСІ 

10 


10,2 

57,8 

32 

15 

98 

436 

18,5 

187 

„ 

11 


0 

66,0 

34 

0 

0 

469 

0 

213 

„ 

12 

458 

36,2 

36,3 

27,5 

50 

406 

318 

56 

138 

ЫаСІ 

13 

511 

40,0 

40,0 

20 

50 

616 

483 

56 

91 


14 

569 

44,0 

44,0 

12 

50 

ИЗО 

886 

56 

50 


15 

427 

29,8 

44,7 

25,5 

40 

360 

424 

46 

127 

„ 

16 

485 

32,2 

48,3 

19,5 

40 

509 

599 

46 

90 

У 

17 

517 

34,4 

51,6 

14 

40 

757 

891 

46 

61 

у 

18 

594 

37,4 

56,1 

6,5 

40 

1770 

2090 

46 

26 

„ 

19 

460 

19,2 

57,8 

23 

25, 

257 

607 

29,5 

116 

КСІ 

20 

495 

20,1 

60,4 

19,5 

25 

318 

748 

30 

94 

„ 

21 

530 

21,0 

63,0 

16 

25 

404 

952 

30 

74 

„ 

22 

495 

11,8 

67,2 

21 

15 

173 

773 

18 

106 

„ 

23 

549 

12,6 

71,4 

16 

15 

243 

1080 

18,5 

76 

„ 

24 

590 

13,2 

74,8 

12 

15 

339 

1505 

18,5 

54 

„ 

25 

528 

0 

78,5 

21,5 

0 

0 

882 

0 

113 

„ 

26 

637 

0 

87,5 

12,5 

0 

0 

1695 

0 

58 

» 





Авт. 







Примечание. Применялся автоклав. Метод — визуально-изотермический (№ 1—11) и ви- 
зуально-политермический (№ 12—26). При температурах выше 500’ кристаллизовались твердые рас¬ 
творы солей. В статье приводятся данные по упругости паров растворов и полная диаграмма 
растворимости солей в системе ИаСІ—КСІ— Н 2 0 [см, также Изв. СФХА АН СССР, 19, 69-81 (1949)). 


I 
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N3', К'! 01' 


N301—КС1—Н,0 


N3', К’ЦСІ' 


N301—КС1—Н а 0 


NаС1—КС1—Н а О 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 



Жидкая фаза 


1, с 

вес. °;'о 

1 

г/100 г Н г О 

ж/юоо м н 3 о 

индексы 

€ і 

Твердая фазэ 


N301 

КС1 

N301 

КС1 

N301 

КС 1 

N301 

н 2 о 




Ра§е, Кеі^ЫІеу, X СЬеш. Зое., 25, 568—569 (1872) 


15,6 

26,34 

21,21 

0 

0 

9,62 

24,74 

35,76 

30,65 

0 

о ! 

13,92 

32,88 

110,22 

94,47 

0 

0 

33,64 

79,45 

100 

73,74 

0 

907 

781 

1259 

1,2040 

1,2337 

1,1711 

ІѴаСІ 

ИаСИ-КСі 

КС1 


1 Авт. 





Авт. 



Продолжение 



Жидкая'фаза 


і, °С 

I 

| вес. 

"Іо 

г/100 г н я О 

ж/юоо м н 2 о 

индексы 


Твердая фаза 


ИаСІ | 

КС1 

N301 

КС! | 

N30* 

КС1 | 

| N301 | 

Н г О| 


1 


Р. КиппеНі, Оіззегі. Егіап^еп, стр. 29, 1913 


26,5 

0 

_ 

_ 

111 

0 

100 

901 

_ 

І4аС( 

20,1 

11,1 

— 

— 

90 

39 

69,8 

775 

— 

ІѴаСі+КСІ 





Авт. 






А. Згаііз, С. РоЬгу де Вгиуп, Ѵегзіа^ Асай. Агпзіегсіат, 22, 554 (1913) 


Кіійогіі, Ро§8. Анн., 148, 464 (1873); Вег., 6, 484 (1873) 


18,8 

20,55 

10,8 

29,9 

15,7 

92,1 

37,9 

70,8 

769 

__ 

20,25 

12,0 

29,9 

17,7 

92,1 

42,8 

68,3 

741 

— 




Авт. 







(ЫаСН-КСІ) 


25 

20,60 1 11,0 

--- 

-- 

92,8 

38,9 

70,5 

759 

_ 

1ѴаСЦ-КС1 


Авт. 




1 






3. КОП, ОіззеП. Егіап^еп, стр. 37, 1913 [М, И., г =- 16—18 час.) 


О. МаггоКо, Кепсііс. ізІІІ. РотЬагйо (2), 23, 634 (1890) 


•23,7 

19,07 6,45 25,7 8,7 

79,2 

21,0 

79,0 

998 

— 


Авт. 







ЫаС1-2Н 2 04- 
-1' КСІ+лёд 


ЗосЬ, 3. Рііуз. СПет., 2, 46 (1898) 


25 • 

19,88 

11,70 

29,05 17,1 

89,55 

41,3 

68,4 

764 

.— 

80 

16,83 

19,68 

26,5 31,0 

Авт. 

81,7 

74,9 

52,2 

639 



83 

27,82 

0 



118,8 і 0 

100 

842 


ІѴаСІ 


16,48 

19,37 

I 

1 


79,2 | 73,0 

Авт. 

52,0 

657 


ЫаСИ-КСІ 


Э’Апз, Каіі, № 10, 151 (1915); 


0 

23,00 

7,22 

32,96 

(0,35 

101,6 

25,0 

80,2 

790 

55 

18,92 

15,56 

28,87 

23,75 

89,0 

57,4 

60,8 

683 

83 

16,61 

20,35 

— 

— 

81,2 

78,0 

51,0 

628 





Авт. 





ЫаС1-)-КС1 


и і> 


Ѵап’І НоИ, Меуеіѣоііег, ЗИгип^зЬег. ргеизз. Акасі., стр. 591 (1898); 
Ріпіегзисіі. Віісі. огеап. 5аІ2аЫа§;., стр. 77, 1912 


25 

19,91 

1 

11,13 

— 


89,0 39,0 

69,5 

781 

— 

ІѴаСІ+КСІ 


1 



і 

Авт. | 






105 


17,3 


21,9 


Кеііеі, МШ. КРА, 24, 44 (1921) 


— 

88 87 

50,3 

571 


Авт. 




ЫаСІ+КСі 


Ѵап’І Ной, Засііз, ЗПгип^зЬег. ргеизз. Акай., стр. 579 (1904); ІМегзисЬ. Віісі. 
огеап. 5а1 2 аЫа§„ стр. 261, 1912; Зегоѵѵу, ММ. КРА, 26, 67 (1921) [Й® 3 ] 


16,21 

19,72 ! 

— 

— 

78,0 74,4 

51,2 

656 

1,245 





Авт. 

1 


Авт■ 


106 


Л. ѴаІІег, Виіі. зос. іпй. МиШоизе, 90, № 6, 449 (1924) 


16,7 

21,1 

26,9 34,0 

83,0 

82,2 

50,2 

605 

— 



Авт. 







14аС1 




166 


167 



N3', К' В С1' 


ШС1— КСІ— Н.О 


N8 , К'||СГ 


N301—КС1—Н а О 


Продолжение 



Жидкая фаза 


1, "С 

1 вес. °|'о 

| г/100 г Н 3 0 

| Ж/1000 М Н,0 

индексы 


Твердая фаза 


N801 | КС1 

N301 

КС1 

N301 ! 

1 

КС1 

! 

1 N301 

Н,0 




О. БеітЬасЬ, КаІІ, № 23, 422 (1925) 


105 

111,3 

16,8 

16,8 

22,0 
' 23,2 | 

— 

_ 1 

84,72 

86,0 

86,66 

93,2 

49,43 
' 48,00 

583 

558 

1 1,252 | 

ЫаСІ+КСІ 

м » 


Авт. 


I 

Авт. 1 



Ля/«. 



О 


А. П. Палкин, Е. Н. Варасова, ЖПХ, 5, вып. 3—4, 320 


21,58 7,86 

— 

— 

94,26 

26,92 

| 77,79 

825 

1 1,231 

Авт. 



і 



1 

Авт. 


(1932) 

ІѴаСЦ-КСІ 


В. ГТ. Ильинский, Н. А. Варыпаев, К. Э. Гиттерман, Н. Е. Шмидт, 
Труды солян. лабор. АН СССР, вып. 7, 32—33 (1936) [М. И.] 


0 

22,12 

7,78 

_ 

_ 

97,26 

26,82 

78,38 

806 

__ 

25 

19,9 

11,1 


— 

88,9 

38,9 

69,6 

783 

— 

80 

17,29 

19,31 

— 

— 

84,05 

73,60 

53,31 

634 

— 

і ки¬ 
пения 

16,55 

Аі 

23.32 

т . 



84,83 

93,72 

47,51 

560 



ЫаСІ+КСІ 


И. Н. Лепешкой, 


Н. В. Бодалева, Калийные соли 
стр. 103, 1946 


Волга-Эмбы и Прикарпатья, 


18,80 


15,50 


88,22 і 57,02 


60,74 


689 


ИаСІ+КСІ 


Авт. 


О. Аязагззоп, 5ѵегі§ез Оео1о§ізка Шсіегзбкпіп^, Зіосккоіш, зег. С, № 501, 5 (1949) 

[АгзЬок, 42, № 10 (1948)] 


1ѴаС1-2Н 2 0+ 

+КС1+лед 


—23 

19,5 6,1 

Авт. 

26,2 

8,2 

80,8 

19,8 

80,3 

994 

-- 

Т. Меуег, С. РпШоп, 

\Ѵ. Бі§к1іоо(, 

Л. Аш. СЬет. 8ос., 71, 1 

35 

12,35 19,90 

Авт. 

— 

— 

56,2 

71,0 

44,18 

786 

— 


NаС1+КС( 
(ср. 2) 


КаСІ—КСІ—Н а О 

ВЕРОЯТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РАСТВОРИМОСТЕЙ (рис. 18) 


(, °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. °,'о 

Ж/1000 м Н 2 0 

| индексы 

N301 

КС! 

ШСІ 

КОЛ 

N301 

н 2 о 

—22,9 

20,2 

5,8 

84,15 

18,95 

81,6 

970 

ИаСІ • 2Н,0+КС(+лёд 

—20 

23,4 

0 

94,15 

0 

100 

1060 

ЫаСІ • 2Н г О 


22,0 

3 

90,4 

9,7 

90,3 

1000 



20,6 

6,0 

86,5 

19,75 

81,4 

942 

ЫаСІ • 2Н а О-(-КС( 


17,3 

7,2 

70,6 

23,05 

75,4 

1070 

КС! 

—10 

24,75 

0 

101,4 

0 

ЮО 

986 

ЫаСІ • 2Н г О 


23,3 

3 

97,45 

9,85 

90,8 

932 



21,7 

6,5 

93,15 

21,9 

81,0 

870 

ИаС1-2Н а О+КСІ 


15 

9,6 

61,3 

30,8 

66,55 

1085 

КС1 


10 

12,6 

39,8 

39,35 

50,3 

1265 



5 

16,0 

19,5 

48,95 

28,5 

1460 



0 

19,8 

0 

59,65 

0 

1675 


—2,7 

22,55 

•6,95 

98,6 

23,8 

80,55 

817 

ЫаС1-2Н.,0+НаС1+КС1 

0 

26,3 

0 

110,0 

0 

100 

909 

ЫаСІ 


23,55 

5 

101,6 

16,9 

85,75 

844 

„ 


22,35 

7,35 

98,0 

25,3 

79,5 

811 

ИаСІ+КСІ 


20 

8,5 

86,2 

28,7 

75,0 

870 

КС! 


15 

11,2 

62,65 

36,7 

63,05 

1005 

„ 


10 

14,3 

40,7 

45,65 

47,15 

1160 



5 

17,9 

20,0 

56,1 

26,3 

13(5 



0 

21,75 

0 

67,2 

0 

1490 


10 

26,3 

0 

110,0 

0 

100 

910 

N,1(51 


23,6 

5 

101,9 

16,9 

85,8 

840 

ИаСІ+КСІ 


21,5 

8,9 

95,2 

30,9 

75,5 

793 


15 

12,5 

63,8 

41,7 

60,5 

948 

КС1 


5 

19,5 

20,4 

62,4 

24,65 

1210 

и 


0 

23,75 

0 

75,3 

0 

1330 


20 

26,4 

0 

110,6 

0 

100 

904 

ЫаСІ 


23,7 

5 

102,4 

16,95 

85,8 

838 

„ 


20,7 

10,4 

92,6 

36,5 

71,7 

775 

ПаСІ+КСІ 


15 

13,85 

65,0 

47,05 

58,0 

893 

ксі 


5 

21,3 

20,9 

69,85 

23,0 

1100 

„ 


0 

25,55 

0 

82,9 

0 

1205 

И 

25 

26,45 

0 

110,8 

0 

100 

903 

ИаСі 


23,75 

5 

102,7 

16,95 

85,85 

836 

» 


21,0 

10 

93,8 

35,0 

72,8 

776 

„ 


20,4 

11,15 

91,85 

39,35 

70,0 

762 

ИаСі+КСІ 


20 

11,3 

89,7 

39,75 

69,3 

773 

КСІ 


15 

14,5 

65,6 

49,7 

56,9 

867 



10 

18,2 

42,9 

61,25 

41,2 

961 



5 

22,1 

21,15 

73,25 

22,4 

1060 

„ 


0 

26,4 

0 

86,7 

0 

1155 


30 

26,5 

0 

111,1 

0 

100 

900 

ИаСІ 


23,8 

5 

103,0 

17,0 

85,85 

833 



20,1 

11,85 

91,0 

42,1 

68,4 

751 

№СІ4-КСІ 


15 

15,1 

66,15 

52,2 

55,9 

845 

КС! 


5 

22,9 

21,4 

76,75 

21,8 

1020 

и 


0 

27,2 

0 

90,3 

0 

1110 


40 

26,6 

0 

111,7 

0 

100 

896 

ЫаСІ 


23,9 

5 

103,6 

17,0 

85,9 

829 

ш 


168 


169 




N3", К’ || СІ’ 


ШС1-КСІ— н 2 о 


N3’, К - 1| СІ' 


ШСІ— КС1—Н 2 0 


Продолжение 


і, °С 

Жидкая фаза | 

Твердая фаза 

вес. 

■ °,0 

Ж/1000 м Н 2 0 

| индексы 

N301 

ксі 

ЫаСІ 

КСІ 

N301 

н 2 о 

40 

19,6 

13,25 

89,95 

47,7 

65,35 

726 

ЫаСІ+КСІ 


15 

16,4 

67,4 

57,8 

53,85 

798 

КСІ 


5 

24,3 

21,8 

83,05 

20,8 

954 

» 


0 

28,65 

0 

97,05 

0 

1030 

» 

50 

26,8 

0 

112,8 

0 

100 

886 

N301 


24,1 

5 

104,8 

17,05 

86,0 

821 

■ 


21,4 

10 

96.15 

35,2 

73,2 

762 

9 


19,1 

14,7 

88,9 

53,65 

62,35 

702 

ШС1+КСІ 


15 

17,6 

68,6 

63,1 

52,1 

759 

ксі 


10 

21,5 

45,0 

75,85 

37,25 

828 

9 


5 

25,6 

22,2 

89,15 

19,95 

898 

„ 


0 

30,1 

0 

104,1 

0 

961 

м 

00 

27,0 

0 

114,0 

0 

100 

877 

ЫаСІ 


24,3 

5 

105,9 

17,1 

86,1 

813 

„ 


19,15 

15 

89,6 

55,05 

61,95 

691 

„ 


18,6 

16,15 

87,85 

59,8 

59,5 

677 

ЫаСІ+КСІ 


15 

18,7 

69,7 

68,15 

50,55 

726 

КСІ 


5 

26,8 

22,6 

94,95 

19,2 

851 

щ 


0 

31,4 

0 

110,6 

0 

904 

» 

70 

27,3 

0 

115,7 

0 

100 

864 

ЫаСІ 


24,6 

5 

107,7 

17,15 

86,25 

801 

„ 


19,3 

15 

90,55 

55,2 

62,1 

686 

» 


18,0 

17,6 

86,15 

66,05 

56,6 

657 

Ма С1+КСІ 


15 

19,8 

70,9 

73,4 

49,15 

693 

КСІ 


5 

28,0 

23,0 

101,0 

18,55 

806 



0 

32,6 

0 

116,9 

0 

855 

• 

75 

27,45 

0 

116,6 

0 

100 

858 

ЫаСІ 


24,7 

5 

108,3 

17,2 

86,3 

797 

О 


22,0 

10 

99,7 

35,55 

73,7 

740 

„ 


19,4 

15 

91,15 

55,25 

62,25 

683 

„ 


17,75 

18,35 

85,6 

69,4 

55,25 

645 

ЫаСІ+КСІ 


15 

20,3 

71,45 

75,8 

48,5 

679 

КСІ 


10 

24,3 

46,9 

89,4 

34,4 

734 

» 


5 

28,6 

23,2 

104,1 

18,2 

786 

9 


0 

33,2 

0 

120,1 

0 

833 

V 

НО 

27,55 

0 

117,2 

0 

100 

853 

ЫаСІ 


24,9 

5 

109,5 

17,25 

86,4 

789 

9 


19,6 

15 

92,4 

55,4 

62,5 

677 

9 


17,55 

19,05 

85,3 

72,6 

54,0 

633 

ЫаСІ+КСІ 


15 

20,9 

72,1 

78,8 

47,8 

663 

КСІ 


5 

29,2 

23,4 

107,2 

17,9 

766 

9 


0 

33,8 

0 

123,4 

0 

810 


90 

27,85 

0 

119,0 

0 

100 

840 

ИаСІ 


25,1 

5 

110,7 

17,3 

86,5 

781 

9 


19,9 

15 

94,2 

55,7 

62,85 

667 

9 


17,15 

20,4 

84,65 

78,95 

51,75 

611 



15 

22,0 

73,4 

84,4 

46,5 

634 

ксі 


5 

30,3 

23,8 

113,2 

17,4 

730 

и 


0 

34,9 

0 

129,5 

0 

772 


100 

28,2 

0 

121,1 

0 

100 

826 

ЫаСІ 


25,4 

5 

112,5 

17,35 

86,65 

770 



22,7 

10 

104,0 

35,9 

74,35 

715 

» 


Продолжение 


1 , °с 

| Жидкая фаза 

Твердая фаза 

[ вес. 0;о 

| ж/іооо м н.о 

| индексы 

N301 

1 КСІ 

КаОІ 

1 КСІ 

N301 

1 н*о 

1 

100 

20,1 

15 

95,45 

55,85 

63,1 

661 

ЫаСі 


17,6 

20 

86,9 

77,45 

52,9 

609 



16,8 

21,7 

84,2 

85,25 

49,7 

590 

КаСІ+КСі 


15 

23,0 

74,55 

89,65 

45,4 

609 

КСІ 


10 

27,1 

49,0 

104,1 

32,0 

653 



5 

31,4 

24,2 

119,3 

16,85 

697 



0 

35,9 

0 

135,3 

0 

739 


125 

29,0 

0 

125,9 

0 

100 

794 

№СІ 


26,2 

5 

117,4 

17,55 

87,0 

741 



23,5 

10 

108,9 

36,35 

75,0 

689 



21,0 

15 

101,1 

56,65 

64,1 

634 



18,5 

20 

92,7 

78,6 

54,1 

584 



16,3 

24,9 

85,45 

102,3 

45,5 

533 

ЫаСЦ-КСІ 


15 

25,8 

78,1 

105,3 

42,6 

545 

КСІ 


10 

29,7 

51,1 

119,0 

30,05 

588 



5 

33,9 

25,2 

134,1 

15,8 

628 



0 

38,3 

0 

150,0 

0 

667 


150 

29,8 

о 

130,8 

0 

100 

765 

ЫаСІ 


27,1 

5 

123,0 

17,8 

87,35 

710 

м 


24,4 

10 

114,6 

36,85 

75,65 

660 



21,9 

15 

107,0 

57,45 

65,05 

608 

)р 


19,4 

20 

98,7 

79,75 

55,3 

560 



17,2 

25 

91,7 

104,5 

46,75 

510 

„ 


16,0 

27,7 

87,6 

118,9 

42,4 

484 

ИаСІ+КСІ 


15 

28,4 

81,7 

121,3 

40,25 

493 

КСІ 

! 

10 

32,2 

53,3 

134,6 

28,35 

532 

п 


5 

36,2 

26,2 

148,8 

15,0 

571 



0 

40,6 

0 

165,2 

0 

605 


200 

31,7 

0 

143,0 

0 

100 

699 

ЫаСІ 


29,0 

5 

135,4 

18,3 

88,1 

651 



26,5 

10 

128,6 

38,05 

77,15 

600 



24,1 

15 

122,0 

59,5 

67,2 

551 

й 


21,6 

20 

114,0 

82,75 

57,95 

508 

| 


19,3 

25 

106,8 

108,5 

49,6 

464 



17,2 

30 

100,4 

137,3 

42,25 

421 



16,2 

32,5 

97,3 

153,1 

38,85 

399 

ЫаСІ+КСІ 


15 

33,2 

89,25 

154,9 

36,55 

410 

КСІ 


10 

36,7 

57,8 

166,4 

25,8 

446 

й 


5 

40,6 

28,3 

180,3 

13,55 

479 

м 


0 

45,0 

0 

197,7 

0 

506 


250 

33,8 

0 

157,4 

0 

100 

635 

ЫаСі 


31,3 

5 

151,4 

19,0 

88,85 

587 



28,9 

10 

145,8 

39,55 

78,65 

I 540 



26,5 

|15 

139,6 

61,95 

69,25 

496 



24,0 

20 

132,1 

86,3 

60,5 

458 

ѵ 


21,6 

25 

124,7 

113,1 

52,45 

420 

1 


19,3 

30 

117,3 

143,0 

45,05 

384 



17,0 

35 

109,2 

176,2 

38,25 

350 



16,5 

36,25 

107,6 

185,4 

36,7 

341 

ЫаСі+КСі 


15 

37,3 

96,9 

189,0 

33,9 

350 

КСІ 


10 

40,9 

62,8 

201,3 

23,8 

379 

н 


5 

45,0 

30,8 

217,5 

12,4 

403 



0 

49,5 

0 

236,9 

0 

422 



170 


171 



N3", К' II Вг’ 


КаВг—КВг—Н 2 0 


Ка . К* || ВГ 


КаВг—КВг—Н 2 0 


Продолжение 1 


і, °С 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. о,о 

Ж/1000 м н 2 о 

индексы 

ЫаСІ 

КСІ 

ЫаСІ 

КСІ 

ЫаСІ 

н 2 о 

300 

37,6 

0 

185,7 

0 

100 

539 

ЫаСІ 


32,4 

10 

173,4 

41,95 

80,5 

464 



27,2 

20 

158,8 

91,55 

63,45 

400 



22,0 

30 

141,3 

151,0 

48,35 

342 

а 


17,3 

39,2 

122,6 

217,8 

36,0 

294 

ЫаСІ+КСІ 


15 

40,9 

104,8 

224,1 

31,35 

304 

КСІ 


10 

45,0 

68,5 

241,7 

22,1 

322 



5 

49,4 

33,8 

261,8 

11,45 

338 



0 

54,0 

0 

283,7 

0 

352 

» 


05 

05 


СЧ 

со 


2? 

сч 

со 


Си 

и 

и 

и 

х 

< 



и 

Е 

X 

X 

+ 

и 

ьй 


КВг 

!М 0 

• <м 

Им 

1 Іг: - * 

в 

+ Ѵн 

пМ 

* * * * 

(5 О 
*зГ 

в сч 

» й » . • й 

-Ь 

оо- 

+ 

ОЙ 

'з^й 

и 

Ьй 

СУ>- »-< 
*+® 

а 

І.И 

1 РЗ 

X а 
сч . 

п 03 

^ СО 

сЗ ‘и- 

« в 


X 

X 

\м 

X 

СЗ 

Е г 

сч 

Ѵч 

03 

со 

у* 

в 


а 

У, 

Ѵч 

У 



<0 



N3*, К'ЦВг' 
№Вг— КВг—НоО 


из 

и 


Б. А. 

Муромцев, СТЭ, 7, 

214 (1931) 

< 

« 




Жидкая фаза 


' « 



(, °с 

вес 

"Іо 

ЛЦ 1000 м н,о 

Твердая фаза § 

№ 

се 



ЫаВг 

КВг 

ЫаВг 

КВг 

та 

та 

56 

в* 

М 






О) 

Й 


25 

48,67 

0 

165,98 

0 

ЫаВг•2Н 2 0 • 




43,93 

7,67 

158,88 

23,98 

ИаВг • 2Н 2 0 -}-КВг ^ 




28,68 

16,59 

91,72 

45,88 

КВг х 


о 


0 

40,66 

0 

103,72 

V 


О 



Лет. 






м 


м 
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§ 
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Продолжение 
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!. Данные при і.0® Ф. И. Васенина. 


На', К'II50/ 


На 2 50 4 —К 2 50,—Н 2 0 


N8', К'ІМ' 

№Л—КЛ—Н а О 

А. НІИ, Н. ѴШзоп, Л. Візіюр, Л. Ага. СИега. 8ос„ 55, 521 (1933) 


Жидкая фаза 


Твердая фаза 


Жидкая фаза 


Твердая фаза 


ЫаЛ • 2Н„0 


Ыа.І • 2Н а О + КЛ 

кл 


ИаЛ • 2Н..0 


NаЛ • 2Н 2 0 

ИаЛ • 2Н 2 0 + КЛ 
КЛ 


59,35 I 7,59 ЫаЛ-2Н,0 + КЛ 0 | 61,73 

Авт. Авт. 

Примечание. М. И. х — несколько часов. Двойные соли и твёрдые растворы не обнаружены. 

N 8 , к'[| 8 о; 

Ка 2 80 4 —К 2 80 4 —Н,0 

V. Меуеіѣойег, А. Заигкіегз, 2. рЬуз. СЬет., 28, 469—482 (1899) 


_ Жидкая фаза _ 

и °С вес, о.'р Л1/1000 М Н.О индексы 
Ш 2 5 04ІК 2 50 4 N3,50,1 К 2 50 4 N3,50,1 Н 2 0 


Твердая фаза 


I I I Авт . 

Примечание. М. И. 


На 2 50 4 - ЮН 2 0 
№ 2 50 4 - 10Н 2 О + №Кз(ЗОД, 
НаК 3 (80 4 ) 2 + К 2 80 4 ' 

К 2 80 4 

Иа 2 80 4 . ЮН 2 0 
№ 2 80 4 • 10Н 2 О + ЫаК 3 (50 4 ), 
2 НаКз(80 2 4 ) 2 + К 2 88 4 ' 

К 2 50 4 

Иа 2 5 0 4 • ЮН 2 0 
Иа 2 80 4 . ЮН 2 0 + №Кз( 80 4 ) 2 
ЫаК 3 (80 4 ) 2 + К 2 80 4 
К 2 50 4 

Nа 2 5 0 4 . 10Н 2 О 
N3,80* • ЮН,0 + НаКо(50 4 ) 2 
НаК 3 (8б 4 ) 2 + К 2 80 4 
К 2 80 4 

№ 2 80 4 + Ыа,80 4 • ЮН 2 0+ НаК 3 (80 4 ) 2 
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Ка', К' || 80, 


Ыа»80 4 —К 2 30 4 —Н 2 0 


Ыа 2 80 4 —К 2 80 4 —Н 2 0 

К. №скеп, ЗКгип^зЬег. ргеизз. Акасі., стр. 1022—1023 (1910) 

Жидкая фаза 

(, °С вес - "> г/100 г Н,0 М/1000 М Н 2 0 индексы Твердая фаза 

Ыа 2 50 4 К 2 50 4 Ыа 2 50 4 К„50 4 Ыа 2 50 4 К 2 50 4 Ыа 2 50 4 Н 2 0 


34 33,1 0 49,5 о 62,7 

31,4 4,3 48,8 6,7 61,9 

7,1 10,7 8,6 13,0 10,9 

О 11,9 0 13,5 О 

60 31,3 0 45,5 0 57,8 

27,1 8,2 41,9 12,7 53,1 

6,6 13,9 8,3 17,5 10,5 

О 15,3 0 18,0 О 

Авт. 


II р и м е ч а п и е. М. И. 


ш 2 8о 4 —к 2 зо 4 —н 2 о 

Н. \У. Рооіе, Л. Ага. СЬега. 5ос„ 33, 465—466 (1911) 

Жидкая фаза 

/, о С вес. о-„ Ж/ЮОО М Н 2 0 индексы Твердая фаза 

Ыа 2 50 4 К 2 50 4 ^ 2 80 4 К 2 80 4 Ш 2 8 0 4 Н 2 0 


25 22,62 6,29 40,36 9,15 81,5 2020 

21,23 6,56 37,29 9,39 79,9 2142 

19,48 6,90 33,56 9,69 77,6 2312 

16,80 7,47 28,14 10,20 73,4 2608 

15,92 7,53 26,38 10,17 72,2 2736 

14,05 8,01 22,86 10,63 68,25 2986 

10,14 9,06 15,92 11,59 57,85 3635 

8,22 9,71 12,70 12,23 50,95 4011 

5,75 10,88 8,75 13,49 39,35 4497 

Авт. 


Примечание. М. И. т—2—7 суток (после предварительного нагрева смеси) при переме¬ 
шивании. ШК 5 (30 4 ).> (глазерит) представлен твердыми растворами. Анализ твердой фазы: хим. 


Ыа 2 50 4 .ЮН 2 0 + №Кз(50 4 ) 2 (ср.2) 
№К 3 (30 4 ) 2 (ср. 2) 

ЫІК 3 '80 4 ) 2 

НаКз(30 4 ) 2 (ср. 2) 
№К 3 (50 4 ) 2 

КаК 3 (30 4 ) 2 +Ч30 4 (ср. 2) 


0 

100,0 

1595 

№ 2 30 4 

6,9 

90,0 

1455 

Ыа 2 5 0 4 + (N3, К) 2 30. 

13,4 

44,9 

4095 

№К 3 (50 4 ) 2 + К,30 4 

14,0 

0 

7160 

К 2 30 4 

0 

100,0 

1730 

№ 2 50 4 

13,1 

80,2 

1510 

Ыа 2 3 0 4 + (Ыа, К) 2 30, 

18,1 

36,8 

3495 

№К 3 (50 4 ) 2 + К 2 80 4 

18,7 

0 

5350 

К 2 30 4 



12 Зак. 331. 
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N1-, К' || 50, 


N а^БО,—Ка50 4 —Н 2 0 


Ш\ К' 1 50, 


Ыа 2 80,—К,50,—Н,0 


Продолжение 


Продолжение 



Жидкая фаза 

Твердая фаза 

1, °с 

индексы 

МОЛ. °/о 







формулы 


N8.804 

К 2 8 0 4 

N 3 , 50 * 

К 2 8 0 4 


40 

78,0 

22,0 

26,3 

73,7 

№(К, N3)3(804)0 


75,3 

24,7 

26,2 

73,8 



71,4 

28,6 

26,0 

74,0 

п 


63,3 

36,7 

25,5 

74,5 



48,7 

51,3 

24,5 

75,5 



40,1 

59,9 

24,8 

75,2 



36,3 

63,7 

8,6 

91,4 

КаКз(804)о + К 2 §9і 

50 

85,0 

15,0 

78,6 

21,4 

N33804+ №(К, N3)3(864)0 


84,3 

15,7 

47,7 

52,3 



83,7 

16,3 

36,6 

63,4 



84,5 

15,5 

33,0 

67,0 

м №(К, N3)3(364), 


83,4 

16,6 

32,5 

67,5 



82,5 

17,5 

32,0 

68,0 



78,0 

22,0 

27,9 

72,1 



75,2 

24,8 

27,6 

72,4 



70,9 

29,1 

27,8 

72,2 



65,7 

34,3 

26,5 

73,5 


00 

83,2 

16,8 

87,6 

12,4 

N3,504 + №(К, N3)3(804)., 


82,8 

17,2 

54.5 

45,5 



83,3 

16,7 

39,4 

60,6 

» » 


82,6 

17,4 

36,6 

63,4 

Ыа(К, №)з( 80 4 ).. 


79,7 

20,3 

35.4 

64,6 

м 


74,2 

25,8 

33,7 

■ 66,3 



С8,4 

31,6 

31,0 

69,0 



64,4 

35,6 

29,6 

70,4 



56,2 

43,8 

27,2 

72,8 



51,4 

48,0 

27,3 

72,7 



37,1 

62,9 

25,8 

74,2 



32,7 

67,3 

25,7 

74,3 

^Кз(50 4 )о 


33,2 

66,8 

22,7 

77,3 

№Кз(504) 2 + К 2 504 


31,3 

68,7 

12,2 

87,8 


70 

82,2 

17,8 

80,4 

19,6 

N30804 + №(К, N3)3(804)3 


82,2 

17,8 

61,4 

38,6 

V » 


82,6 

17,4 

52,7 

47,3 

я я 


82,0 

18,0 

43,8 

56,2 

я я 


82,2 

17,8 

31,6 

68,4 



82,7 

17,3 

31,1 

68,9 

" №(К, N3)3(564)0 


81,7 

18,3 

30,7 

69,3 

я 


80,9 

19,1 

30,7 

69,3 



77,7 

23,3 

29,2 

70,8 



71,4 

28,6 

27,7 

72,3 



65,5 

34,5 

26,9 

73,1 



65,3 

34,7 

26,8 

73,2 

я 


44,7 

55,3 

24,8 

75,2 

ь 


31,1 

68,9 

24,2 

75,8 

N 3 ^( 8002 + К 2 30 4 


30,6 

69,4 

17,4 

82,6 

V V 



Авт. 





Жидкая фаза 

Твердая фаза 

і, °С 

индексы 

МОЛ. °І0 1 

формулы 







Ыа 2 80 4 

К 2 80 4 

Ыа 2 80 4 

К 2 80 4 


80 

80,8 

19,2 

83,7 ' 

16,3 

N83804 + №(К, №)з(50 4 )., 


80,3 

19,7 

53,2 

46,8 



80,8 

19,2 

49,0 

51,0 



80,2 

19,8 

40,5 

59,5 



79,9 

20,1 

31,5 

68,5 



80,0 

20,0 

29,9 

70,1 

ЩК, N3)3(804)2 


75,8 

24,2 

28,0 

72,0 

и 


74,7 

25,3 

28,4 

71,6 



69,4 

30,6 

25,9 

74,1 



61,7 

38,3 

25,1 

74,9 



48,8 

51,2 

24,8 

75,2 



35,8 

64,2 

25,1 

74,9 



29,4 

70,4 

12,6 

87 А 

№К ;І (80 4 ) 2 + к.,зо 4 


29,3 

70,7 

7,0 

93,0 

V I» 


Авт. 



Примечание. М. И. т —24 часа и более. Растворялась в воде смесь из Ш 2 80 4 и К 2 80 4 . 
Автор принимает, что и соприкосновении с в твердой фазе существует только чистый глазерит 

(25,0°/і> Ка 2 30 4 ) при всех температурах; в соприкосновении с Ка.,80 4 в твердой фазе существуют 
следующие твердые растворы, выраженные в мол. °'о Ка 2 $0 4 : 27,’0* І 'о при 15°, уЗ.Зв/и при 25°, 30,5°/о 
при 40°, ЗЗ.З'/о при Г»0 Л , 38,2 Г ':^ при 60°, 31,2"/» при 7о° и 30,5'|(, при зО а . 


Ыа,8() 4 —Кч80 4 —Н.О 


О. ЗтІІІі, Т. ВаІІ, 1 Аш. СЬега. Зое., 39, 217 (1917) 


(, °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес 

. °1о 

г/100 г Н 2 0 

Л/ІООЭ м Н 2 0 

индексы 

N8,304 

К 2 80 4 

На,30 4 

К 2 80 4 

Ыа а 30 4 

К 2 80 4 

Ыа 3 80 4 

н.о 

25 

5,97 

10,90 

7,18 

13,12 

9,09 

13,56 

40,15 

4415 

К 2 30 4 


4,54 

10,91 

5,37 

12,90 

6,82 

13,34 

33,85 

4960 



3,08 

10,88 

3,58 

12,65 

4,54 

13,08 

25,75 

5675 



1,56 

10,81 

1,78 

12,33 

2,26 

12,75 

15,05 

6660 



о 

10,76 

0 

12,05 

0 

12,46 

0 

8025 

» 


1 


Авт. 







Примечание. М. И. (±0,02°). т = 18—24 часа. Анализ жидкой фазы: по сухому остатку 
сходных и конечных растворов. 
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12* 
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. Віазбаіе, Л. Іпб. Епд. СЪет., 10, 345—347 (1918) 



180 


I Авт . I I | Лет. 

!. (от±0,2° при 25—50° до ±1,0° при 75—100°). - = І—5 суток. 


N3-, К' || 50.» 


N3,80,—К,30,—Н,0 


№ 2 80 4 —К 2 80 4 —Н 2 0 

Ашасіогі, АШ сіеі геаіе ізШиІо Ѵепёіо, 39, II, 317—318 (1919—1920) 

_ Жидкая фззз ' Твердая фззз 

^ вес. °І о г/100 г Н 2 0 ЛГ/1000 М Н 2 0 индексы о/ 0 

_ N3,80,1 К 2 8о7 N3,80,1 К г ЗО, N3,80,1 К г ЗО, N3,80, Н.О N3^80, формулы 

40 32,61 0 48,38 0 61,35 0 100,0 1630 100 Ыа 2 80 4 

31,50 3,04 48,12 4,65 61,02 4,81 92,69 1519 100 

30,80 4,84 47,86 7,52 60,70 7,78 88,64 1460 60,68 №К 3 (50 4 ) 2 


N,4,504 


КаК 3 (50 4 )., 


I I I Авт. I I I I I Авт. \ 
Примечание. М. И. Глазерит—ЫаК 3 (ЗО^д— представлен твёрдыми растворами. 

Ыао80 4 —К 2 80 4 —Н,0 

М. А. Нашій, Л. СЬст. 5ос„ стр. 202 (1926) 

_ Жидкая ф аза 

і. °С вес. °,0 7И/1000 М Н,Р индексы Твердая фаза 

_ Ш,80,| К 3 80, N8,30,1 К, 8О, Ыа 2 3 0,[ Н 2 0 


29,90 0 54,10 0 100,0 1848 Ма,50 4 

27,05 8,33 53,09 13,33 79,93 1506 Ка 2 50 4 + [КаК 3 (50 4 ) 2 + Ка 2 5 0 4 ] 

9,23 14,97 15,44 20,42 43,06 2789 ЫаК,(30 4 ) 2 + К,50 4 

О 18,57 0 23,58 0 4241 ' К.,50 4 “ 


I Авт. III 

Примечание. М. И. (±0,2°). т й 10 час. Анализ жидкой фазы: К'— кобальт-іштритным 
методом, 80^— в виде Ва80*» №* —по разности. 
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Ыа\ К'И 50, 


Ыа,30 4 —К 2 30<—Н г 0 


КгЗО,—Н,0 


N 33804 —К 2 8 0 4 —Н а О 


Е. Согпес, Н. КгошЬасЬ, А. 5раск, СаІІсЬе, 11, 224 (1929) 


/, °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

| вес. о | 0 

| Ж /1000 ж н 2 о 

индексы 

а 

Ыа,30 4 

К 2 30 4 

№,30. 

к,зо 4 

Ыа 2 30 4 

н 2 о 

1,8 

5,47 

7,73 

7,99 

9,21 

46,4 

5810 

1,120 

Ыа 2 5 0 4 ■ ЮН 2 0 + 









+ КаКз(80 4 ) 2 + К 2 5<)4 

2."> 

02,1 

0,1 

39,04 

8,78 

81,6 

2090 

1,275 

N, 1 . 3504 . ЮН/) 4- 









~Ь ИаКд ( 804)3 


5,51 

11,02 

8,37 

13,65 

38,0 

4540 

1,143 

ЫаК 3 (80 4 )з 4" К 25 О 4 

30,0 

31,1 

4,81 

61,54 

7,76 

88,8 

1445 

1,363 

Ма,5О4.10Н,О4- 


'- 






--' 

-[- Ыа .,$04 4 - N 3 ^( 804 )., 


Лет. \ 





Лет. 



II р п м е ч и іі м е. Методика не описала. 


N3,804—^804-11.0 


Е. Согпес, Н. КгошЬасЬ, Аіш. сіііт. (10), 12, 207 (1929) 



Жидкая фаза 


1 , °с 

вес. 

°'о 

г /100 , 

г Н.,0 

| Ж/1000 Ж Н,0 

1 индексы 


Твердая фаза 


Ка, 2 50 4 

К 2 3 0 4 


К 2 30 4 

№,80 4 

( К 2 3 0 4 

№ 2 30 4 

н„о 

СІ 


0 

5,26 

7,75 

6,05 

8,91 

7,67 

9,21 

45,45 

5925 

1,120 

№ 2 50 4 • 10 Н 2 О 4 - 











-4- К 2 5С>4 

(1.8) 

(5-4) 

(7,8) 

( 6 , 2 ) 

(9,0) 

(7,86) 

(9,31) 

(45,8) 

(5820) 

1,120 

N 3.4804 • 10Н 2 О + 
/-К^50 4 

10 

9,75 

7,53 

11,80 

9,10 

14,96 

9,41 

61,4 

4105 

1,160 

№ 2 50 4 -10Н а О + 


5,46 



10,50 






“Ь №/ 3 (50 4 )з 


8,99 

6,38 

8,09 

10,86 

42,7 

5275 

1,128 

№К 3 (504)з+К а $04 

20 

17,24 

6,94 

22,70 

9,15 

28,79 

9,46 

75,25 

2615 

1,228 

N 33804 - ІОН 3 О + 





12,27 






+ N 3 ^( 804)4 


5,51 

10,33 

6,56 

8,32 

12,69 

39,6 

4760 

1,139 

№К.(80 4 )з+К 2 50 4 

28 

26,26 

5,49 

38,47 

8,05 

48,79 

8,32 

85,45 

1750 

1,314 

N 33804 . іон 2 о + 

+ ЫаК 3 ( 864)3 

(30,9) 

5,47 

11,37 

6,57 

13,68 

8,33 

14,14 

37,05 

4450 

1,144 

№К 3 (5О4) 2 +/ 2 $04 

31,07 

30,73 

4,80 

48,45 

7,50 

61,45 

7,75 

88,80 

1445 

1,363 

І4а 2 804 -)- 
4 -N 3 ^ 5 ( 804 )., 

34 

5,03 

47,80 

7,80 

60,62 

8,06 

88,25 

1455 

1,357 

N 33804 4- 
4 - N 3/3 ( 864)0 

50 

29,40 

5,85 

45,40 

9,04 

17,10 

57,58 

9,35 

86,05 

1495 

1,339 

N 3.3804 4 - 
+ №К 3 (80 4 )з 


5,68 


13,77 

7,05 

8,94 

17,68 

33,6 

3755 

1,157 

МаКо( 804 ) 2 +К 2 804 
N 33804 4 - 

75 

27,84 

7,38 

42,98 

11,39 

54,51 

11,77 

82.25 

1510 

1,322 




7,25 



21,80 




4- ^К 3 ( 8 О 4 )., 

100 

5,64 

16,43 

21,08 

9,20 

29,7 

3225 

1,167 

N 3 ^( 804 ) 34 -К. 38 О 4 

26,97 

9,15 

42,21 

14,33 

24,9 

53,53 

14,82 

78,3 

1465 

1,315 

N 83864 4 - 
+ ИаК я (80,) а 



__5,52 

18,80 

7,30 

9,26 

25,74 

26,45 

2855 

1,173 

№Кз(504) 2 +К.,5(>4 



Лет. 






Лет. 



Примечание» М. И. 


Ыа\ К' Н 30/ 


N 33804 — К 2 80 4 —Н а О 

Л. Е. Тееріе, ТЬе іікіизігіаі Оеѵеіортепі оі Зеагіез Ьаке Вгіпез, стр. 78—82, 
1929 


{, °с 

| Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. 

°|о 

г/100 і 

: Н 2 0 

Ж/1000 ж Н 2 0 

[ индексы | 

Ыа 2 3 0 4 

К 2 30 4 

Ыа 2 30 4 

К 2 30 4 

Ыа 2 3 0 4 

К.ЗО. 

Ыа 2 30 4 

н,о 

35 

33,65 

0 

50,7 

0 

64,2 

0 

100 

1558 

N 3,804 


31,1 

5,0 

48,8 

7,9 

61,8 

8,2 

88,3 

1429 

+ МаК:і(50д).* 


5,9 

12,3 

7,2 

15,0 

9,2 

15,5 

37,2 

4050 

№К 3 ( 80 4 )з 4 - К 38 О 4 


0 

12,35 

0 

14,1 

0 

14,5 

0 

6897 

К.>80 4 

.'Ю 

31,8 

0 

46,6 

0 

59,1 

0 

100 

1692 

№ ? 80 4 


30,2 

5,0 

47,4 

9,3 

60,1 

9,6 

86,2 

1435 

N3,804 4- №К.,(80 4 )., 


6,8 

14,0 

8,6 

17,7 

10.9 

18,3 

37,3 

3425 

N 3 / 3 ( 804 ), 4- К,80 4 


0 

14,6 

0 

17,1 

0 

17,6 

0 

5680 

К 38 О 4 - 

7 Г> 

30,5 

0 

43,9 

0 

55,6 

0 

100 

1800 

N3,804 


28,4 

7,5 

44,4 

11,7 

56,3 

12,0 

82,4 

1464 

Ыз,80 4 4 - N 3 / 3 ( 504 ), 


6,2 

16,8 

8,1 

21,8 

10,3 

22,6 

31,3 

3040 

N 3 / 3 ( 804 ), 4 -К 2 8 б 4 


0 

17,1 

0 

20,6 

0 

21,3 

0 

4695 

/>80 4 





Лет. 






Примечание. М. И. (і0,3°). х-несколько суток. Данные получены при участии 
\Ѵ. Е. Вигке и Н. йе Корр. 


Ыа 2 80 4 —К 38 О 4 —Н 2 0 

Е. 4. Заізігога, О. М. ЗтНІі, Л. Рііуз. Сііега., 34, 2245 и 2247 (1930) 







Жидкая фаза 






Хе 

і, °С , 

вес. 

01 

I П 

г/100 г Н 2 0 1 

Ж/1000 ж Н 2 0 

индексы 

Время 

час. 

Твердая фаза 



№ а 80 4 1 

К 2 30 4 

Ыа а 30 4 

К,30 4 

Ыа.ЗО, 

К 2 3 0 4 

№ а ЗО, 

н а о 



1 

25 

21,72 

0 

27,75 

0 

35,19 

0 

100 

2841 

18—24 

N33804- 10 Н 4 О 

2 


22,23 

2,62 

29,574 

3,486 

37,51 

3,60 

91,24 

2433 

18—24 


3 


22,86 

4,88 

31,632 

6,759 

40,12 

6,99 

85,16 

2123 

24 


4 


22,69 

5,04 

31,403 

6,972 

39,83 

7,21 

84,67 

2126 

18—24 


5 


23,10 

5,89 

32,53 

8,288 

41,26 

8,57 

82,80 

2007 

24 

№ 2 50 4 . 

• 10Н 2 О (?) 

6 


21,61 

7,42 

30,442 

10,458 

38,61 

10,81 

78,12 

2023 

18—24 

7 


11,65 

6,39 

14,210 

7,794 

18,02 

8,06 

69,10 

3835 

18—24 

(?) 

8 


9,45 1 

7,46 

11,368 

8,975 

14,42 

9,28 

60,83 

,4219 

18—24 

(?) 

9 


8,71 

9,32 

10,63 

11,37 

13,49 

11,76 

53,41 

3960 

24 

2№ 2 50 4 - 
• 5К 2 50 4 

10 


7,08 

9,92 

8,526 

11,948 

10,81 

12,35 

46,69 

4318 

24 

— 

11 


6,59 

10,25 

7,92 

12,33 

10,04 

12,75 

44,05 

4388 

24 

2Ка,504 • 

• 5/ 2 504 

12 


4,79 

10,91 

5,684 

12,943 

7,21 

13,38 

35,01 

4857 

18 

/ 2 504 

13 


2,46 

10,83 

2,842 

: 12,495 

3,60 

12,92 

21,81 

6053 

18—24 

» 

14 


0 

10,75 

0 

А 

12,05 

вт. 

0 

12,46 

0 

8026 

18—24 



Примечание. М. И. (±0,02°). Диализ жидкой фазы: по сухому остатку; в некоторых 
Л случаях (№ 3. 5, 9 и 11) калий определялся перхлоратным методом. Состав твердой фазы в вес. «[о: 

9 для № 9 — 24,73% Ыа 2 3 0 4 и 75,27% К..50,; для № П-24,43% Ыа 2 30 4 и 75,57% К 2 30 4 . 


182 


183 



Ыа', К'Я 30, 


Ыа.,30,—К,30,—Н 2 0 


N3,80,— КіЗО,— Н 2 0 


N3-. К’ || 8 О 4 " 


№ 2 80 4 — К 2 8<Ѵ- Н а О 


Е. Лапеске, Каіі, № 29, 145 (1935) 



| Жидкая фаза 


(, °с 

і 

вес. 

“іо 

| МПШ м н. 2 о 

1 индексы 

Твердая фа8а 

N3,80,1 

[К 2 30, 

[N3,80, 

О 

со 

[Ыа 2 3 0,| 

1 н,о 

—3 

4,30 

7,67 

6,19 

9,01 

40,7 

6580 

N8,804 • ЮН 2 0 + К 2 8©4 + Лёд 
N3,804 • ЮН,0 4 . №К ;і (50 4 Ь + К 2 30 4 

1,8 

5,47 

7,89 

8,01 

9,41 

46,0 

5740 

30,9 

31,07 

4,81 

61,45 

7,75 

88,8 

1445 

N3.3504 • ЮН 2 0 + N3,504 + НаК 3 (504). 2 
N83804 + N3 К, (5 04)2 
N3X3(804)3+ К,50 4 

100 

26,66 

9,12 

52,66 

14,68 

78,2 

1485 


10,10 

15,15 

17,14 

20,95 

45,0 

2625 1 






Авт. 



Примечай и е. Приводятся интерполированные значения. 


Ыа 2 8 0 4 -к,80 4 —Н.О 

С. 3. Макаров, И. Г. Дружинин, Изв. АН СССР, сер. хпм., № 6, 1308—1309 
(1 937); № 1, 11 6 (193 8)__ 



| Жидкая фаза | 

Твердая фаза 

/, °С 

вес. 

“іо 

вес. 0,0 
К,80, 

лѵюоо м н 2 о 

| индексы 

вес. 

”1» 

формулы 





I N1.30,1 

I 






Ка 2 80 4 | 

К 2 30, 

солей 

1 К 2 3 0, 

Ка 2 30 4 

н а о 

Ыа 2 30, 

К 2 30, 

25 

21,92 

0 


35,60 

0 

100,0 

2809 

44,25 

0 

N83804 • 10Н 2 0 


20,35 

6,60 

24,51 

35,33 

9,34 

79,09 

2239 

44,25 

0 



20,18 

7,11 

26,06 

35,19 

10,11 

77,69 

2208 

25,00 

75,00 

N33804. ЮН30 + 

4- ^Кр(504)з 
НаК 3 (504) 2 


19,93 

7,06 

25,15 

34,62 

10,00 

77,59 

2241 

24,20 

75,80 


15,94 

8,25 

34,10 

26,67 

11,25 

70,32 

2637 

23,21 

76,79 



11,65 

9,07 

43,77 

18,64 

11,83 

61,18 

3282 

22,00 

78,00 



7,96 

9,91 

55,45 

12,29 

12,48 

49,62 

4037 

21,50 

78,50 



5,43 

11,44 

67,81 

8,28 

14,23 

36,80 

4442 

21,40 

78,60 

N31^(504)2 -4- Кз50 4 


0 

10,76 

100,0 

0 

12,47 

0 

8019 

0 

100 

К 2 50 4 


Авт. 1 



Авт. 


Авт . | 



К 80 

Примечание. М. И. Молекулярное отношение ■ ^ * в жидкой фазе всегда меньше, 

чем в твердой. Глазерит-^К 3 (30,). 2 -образует с Ыа 2 3 0, твердые растворы. 


№ 2 80 4 —К 2 ЗО 4 —Н 2 0 


N. ВауНзз, А. Соіе, Ш. Еѵегз, N. Лопез, Л. Аш. СЬеш. 8ос., 69, 2035 (1947) 






Жидкая фаза. 





(, °с 

вес. 

“Іо 

г /100 г 

н ,0 

мптм н г о 

индексы 

Твердая фаза 


Иа.,30, 

К 2 3 0, 

N3.80, 

к г зо. 

Ма 2 3 0 , 

К 2 30, 

N3,80, 

н 2 о 


35 

32,95 

0 

49,15 

0 

62,34 

0 

100 

1604 

^ 2 50 4 


31,87 

1,53 

47,85 

2,30 

60,69 

2,38 

96,23 

1586 

* 


31,66 

2,60 

48,15 

3,95 

61,07 

4,08 

93,74 

1535 

» 


30,88 

4,79 

48,00 

7,45 

60,88 

7,70 

88,77 

1458 

N3,504 + N8,504 • ЗК. 2 50 4 


27,12 

5,59 

40,30 

8,30 

51,11 

8,58 

85,63 

1675 

N3^04 • ЗК 35 О 4 


24,23 

6,26 

34,85 

9,00 

44,20 

9,31 

82,60 

1869 

)» 


23,30 

6,43 

33,15 

9,15 

42,04 

9,46 

81,63 

1942 

» 


21,10 

6,88 

29,30 

9,55 

37,16 

9,87 

79,01 

2126 

п 


19,59 

7,34 

26,80 

10,05 

33,99 

10,39 

76,59 

2253 

У 


18,29 

7,53 

24,65 

10,15 

31,26 

10,49 

74,87 

2395 



15,28 

8,15 

19,95 

10,65 

25,30 

11,01 

69,68 

2754 



14,90 

8,50 

19,45 

11,10 

24,67 

11,48 

68,24 

2766 



11,47 

9,41 

14,50 

11,90 

18,39 

12,30 

59,92 

3258 



9,81 

10,09 

12,25 

12,60 

15,54 

13,03 

54,39 

3500 



7,35 

10,98 

9,00 

13,45 

11,41 

13,91 

45,06 

3949 



5,75 

12,08 

7,00 

14,70 

8,88 

15,20 

36,88 

4153 

№.,504 • ЗК,50 4 + К,50 4 


5,06 

11,99 

6,10 

14,45 

7,74 

14,94 

34,13 

4409 

К 2 50 4 


4,30 

12,30 

5,15 

14,75 

6,53 

15,25 

29,98 

4591 

» 


3,97 

12,38 

4,75 

14,80 

6,02 

15,30 

28,24 

4690 

» 


3,05 

12,20 

3,60 

14,40 

4,57 

14,89 

23,48 

5139 

и 


2,14 

12,24 

2,50 

14,30 

3,17 

14,78 

17,65 

5571 



2,19 

12,01 

2,55 

14,00 

3,23 

14,47 

18,24 

5650 

» 


0,96 

12,20 

1,10 

14,05 

1,40 

14,53 

8,79 

6277 

о 


0 

12,13 

0 

Ав 

13,80 

т. 

0 

14,27 

0 

7008 

» 


Примечание. М. И. (± 0,05°). т = 6 суток. Анализ жидкой фазы: на сухой остаток и 
калий (в виде хлорплатината). Анализ твердой фазы: по удельному весу и коэффициенту прелом¬ 
ления. 


N 33804 —К 2 80 4 —Н 2 0 

А. П. Белопольский, С. Я. Шпунт, ЖПХ, 18, вып. 11—12, 628—632 (1945); 
Калий, № 3, стр. 26—30 (1936) (60°)_ 




| Жидкая фаза 

| Твердая фаза 



| вес. о/о 

|г/100 2 солей 

ри/іооом Н 2 0 

| индексы 

| вес. о/о 


№ 


О 


О 


о 


О 


О 

* 



О 

о 

со 

та 

О 

со 

со 

та 

О 

та* 

О 

со 

со 

О 

со 

о 

со 

формулы 



2 


г 

X 

2; 

Я! 

г; 

г 

2; 

я 


I 

0 

5,67 

7,41 

43,35 

664,2 

8,27 

8,81 

48,42 

5855 



N82804 . і0Н,О-ЬК 2 5О4 

2 

25 

22,25 

6,60 

77,12 

246,5 

39,65 

9,59 

80,52 

2031 

30,12 

68,68 

N3.3504. юн 2 о + 













4-у-глазерит 

3 


5,90 

10,48 

36,02 

510,0 

8,95 

12,96 

40,85 

4564 

— 

— 

у-глазерит + К 2 80 4 

4 

40 

30,31 

5,32 

85,05 

180,7 

59,72 

8,54 

87,49 

1465 

36,87 

59,91 

ІХазЗОд + у-глазерит 

5 


5,93 

12,42 

32,31 

446,0 

9,21 

15,73 

36,93 

4010 

14,66 

85,27 

у-глазерит 4* К 2 50 4 

6 

60 

28,51 

6,75 

80,86 

— 

55,83 

10,78 

83,82 

1501 

— 


N8,504 4- у-глазерит 

7 


_ 6,03|14,311 

29,64 

— 

9,60 

18,56 

34,09 

3551 

— 


у-глазерит 4- К 2 80 4 



Авт. | 





Авт. | 



Примечание. М. И. -с >2 суток. Данные № 6 и 7 получены совместно с Н. Александровым. 


N32804—К28О4—Н 2 0 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 



1 1 

Жидкая фаза 


№ 

О 

О 

вес. 'о 

г/100 г Н 3 0 

М/\ШМ Н,о| индексы 

Твердая фаза 



Ыа 2 $0,| К г ЗО, 

Ма 2 30 4 | К 2 30, 

N3,80,1 К 2 30,| N3.80, | Н 2 0 



Л. Оіасізіопе, Оиагі. Л. СЬеш. Зое., 6, 111 (1854) 


1 3,55 


9,75 


7,53 


14,95 9,41 

61,37 

4105 

Авт. 




N33804- ЮН,0 + 

+ тк 3 (80 4 ) 2 


И. МаггоІІо, Кешііс. ізііі. БошЬагсІо (2), 23, 635 (1890) 


—3,05 

4,3 | 8,5 | 4,9 | 9,7 

6,2 

10,0 

38,2 

6160 


Авт. 






N3.3804 • 10Н 2 О 4. 
+ №К 3 (8б 4 ) 2 


184 


185 





N3', К' И 50 


N3*80,—К,30 4 —Н 2 0 


И 

4 


N3,80.—К 2 30 4 —Н 2 0 


N3', К' || 80/' 


Продолжение 


\а 3 30 4 —К 2 30 4 —Н 2 0 




| Жидкая фаза 


№ 

(. °с 

| вес. «'о 

| г /100 г Н ,0 

|Ж /1000 Ж Н 2 0 

| индексы 

Твердая фаза 



Ма 2 30 .| К, 80 4 

Иа 2 80 4 | К 2 30 .| 

Ма 2 80 4 | К 2 80 4 | 

Ыа 2 80 4 | Н 2 0 



\Ѵ. МеуегЬоИег, А. Заипсіегз, 2. рЬуз. СЬеш., 31, 382 (1899) 

Ма,50 4 • ЮН 2 0 + 

+ ЫаК 3 (504) 2 + лёд 
К 2 5 0 4 + №Кз(50 4 ),+ 
+ лёд 


—3 

4,28 

8,46 

4,90 

9,70 

6,21 

10,03 

38,24 

6158 


4,28 

8,46 

4,90 

9,70 

6,21 

10,03 

38,24 

6158 






Авт. 




ѴапЧ НоИ, ВагзсЬаІІ, ЗИгипдзЬег. ргеизз. Акай., стр. 364 (1903) 


60 

31,16 

0 

45,26 

0 

57,4 

0 

100 

1742 


27,3 

8,1 

42,34 

12,57 

53,7 

13 

80,51 

1499 


6,5 

14,1 

8,2 

17,8 

10,4 

18,4 

36,1 

3470 


0 

15,3 

0 

18,1 

0 

18,7 

0 

5350 






Авт. 




Ыа 2 30 4 

N8,804 + изоморфная 
смесь 

N3X3(804), +К,50 4 
К 2 30 4 


О’Апз, ВеПзсЬ, Оеззпег, Каіі, № 11, 163 (1915) 


35 

29,9 

5,55 

46,3 

8,6 

58,7 

8,9 

86,8 

1480 


6,05 

12,1 

7,4 

14,8 

9,4 

15,3 

38,0 

4050 

90 

27,15 

8,45 

42,2 

13,1 

53,15 

13,6 

79,7 

1490 


10,4 

14,5 

13,9 

19,3 

17,6 

20,0 

46,8 

2660 






Авт. 




N3,504+ №Кз(50 4 ) 2 
№К 3 (304) 2 + К 2 80 4 
N3,504+N3^(804), 
№Кз(30 4 ) 2 + К,304 


АѴ. Віазйаіе, Л. Аш. СЬеш. 5ос„ 45, 2944 (1923) [М. И, ± 0,1°1 


25 

21,84 

22,08 

0 

6,66 

27,94 

30,98 

0 

9,34 

35,41 

39,27 

0 

9,66 

100 

80,75 

2824 

2056 


57,0 

0 

11,07 

10,78 

6,86 

0 

13,31 

12,08 

8,70 

0 

13,72 

12,46 

38,80 

0 

4460 

8026 


N3,504- ЮН 2 0 
N32804- ЮН 2 0 + 
+ ШК 3 (30 4 ), 
NаК 3 (504) 2 + К 2 504 
К 2 30 4 


Авт. 


17 


I—2,70 


4,5 


7,051 


Н. 1 Миііег, Апп. сЫш. (11), 8, 217 (1937) 


5,1 | 8,0 


Авт. 


6,5 


8,3 


43,9 16780 


N3.2504- ЮН,0 + 
+ К,80 4 + лёд 


О. К. Янатьева, Изв СФХА АН СССР, 17, 373 (1949) 


18 

25 

21,78 

0 

— 

19 


22,09 

6,65 

— 

20 


5,58 

11,05 

__ 

21 


0 

11,68 

— 



Авт. 



35,31 

0 

100 

2832 

39,32 

9,65 

80,30 

2044 

8,49 

13,70 

38,25 

4510 

0 

13,67 

0 

8000 



Авт . 


N3,504- ЮН 2 0 
N3,504- ЮН 2 0 + 
+ ШК 3 (80 4 ), 
N3^(504),+ К,§0 4 
К 2 30 4 


Примечание. Данные № 3 и 4 различаются только по составу твердых фа 8 . 


ВЕРОЯТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РАСТВОРИМОСТЕЙ (рис. 19) 



Жидкая фаза 


/, °с 

вес. 

0 

Ж /1000 Ж Н ..0 

индексы 

Твердая фаза 


Ка.. 80 4 

К 2 3 0 . 

N 8 , 30 , 

К ,.5 О, 

N 3 , 80 . 

н,о 

V 

—2,7 

1,5 

7,1 

6,5 

8,3 

43,9 

6755 

^,30 4 • ЮН,О + К.,50 4 + лсд 

0 

4,6 

0 

6,1 

0 

100 

16390 

На,50 4 • 10Й 2 О 


5,1 

7,5 

7,4 

8,9 

45,4 

6135 

N 3,504 • ЮН 2 0 + К,50 4 


0 

6,8 

0 

7,5 

0 

13330 

К,50 4 

1,8 

і;» 

5.5 

7,75 

8,0 

9,2 

0 

9,8 

46,5 

5815 

N 3,504 • 1011,0 + N 3 К 3 (50 4 ), + К„50, 

11,7 
12,2 

0 

7,6 

16,8 

19,3 

100 

66,3 

5950 

3435 

N3,504- Ю'НоО 

N, 1,504 • ЮН,0 + №іК 3 (§ 0 4 ), 


5,7 

9,7 

8,5 

11,9 

41,6 

4900 

^К 3 (50" 4 ), + К,50 4 


0 

9,3 

0 

10,6 

0 

9435 

К 2 50 4 

N3,504-10Н,О 

25 

21,8 

0 

35,4 

0 

100 

2825 


22,2 

6,2 

39,3 

9,0 

81,3 

2070 

N3,504 • ГоНоО + ^аК 3 (50 4 ), 
N3143(804), 


20,0 

6,8 

34,7 

9,6 

78,3 

2260 


15,0 

8,3 

24,8 

11,2 

68,9 

2780 



10,0 

9,7 

15,8 

12,5 

55,8 

3535 



5,8 

11,0 

8,8 

13,7 

39,1 

4445 

N3X3(80/),+ К.,504 


3,0 

10,85 

4,4 

13,0 

25,3 

5750 

К,50 4 


0 

10,7 

0 

12,5 

0 

8065 

п 

30 

29,3 

0 

52,6 . 

0 

100 

1900 

N3,504- ЮН.,0 


29,6 

5,1 

57,5 

8,1 

87,6 

1525 

N3,504 • ЮН,0 + N3X3(804), 


5,9 

11,6 

9,1 

14,5 

38,5 

4240 

N3X3(804)3 +К,50 4 


0 

11,5 

0 

13,4 

0 

7460 

К,50 4 

35 

32,95 

0 

62,3 

0 

100 

1605 

N3,504 

N3,504+ N3X3(804), 
НаК 3 (50 4 ),+'К,50/ 


30,7 

5,0 

60,6 

8,0 

88,3 

1455 


5,95 

12,2 

9,2 

15,4 

37,4 

4065 


0 

12,2 

0 

14,4 

0 

6945 

К 2 50 4 

50 

31,8 

0 

59,1 

0 

100 

1690 

N3,504 


29,6 

5,9 

58,2 

9,5 

86,0 

1480 

N3,504 + N3X3(804), 


20,0 

9,2 

35,8 

13,4 

72,7 

2030 

N3X3(804), 


15.0 

10,9 

25,7 

15.2 

62,8 

2445 

п 


10.0 

12,6 

16,4 

16,8 

49,4 

ЗОЮ 



6,0 

14,0 

9,5 

18,1 

34,4 

3625 

N3X3(504),+ Х,50 4 


0 

14,2 

0 

17,1 

0 

5850 

К 2 50 4 

75 

30,35 

0 

55.3 

0 

100 

1810 

N3,504 


28,0 

7,5 

5-5,0 

12,0 

82,1 

1490 

N3,504 + N3X3(804), 


20,0 

10,8 

36,7 

16,1 

69,5 

1895 

^К 3 (50 4 У, 


15,0 

12,8 

26,3 

1823 

59,0 

2240 



10,0 

14,9 

16,9 

20,5 

45,2 

2675 



5,9 

16,6 

9,7 

22,1 

30,5 

3140 

N 3 X 3 ( 804 ), + к 2 зо 4 


0 

17,1 

0 

21,3 

0 

4695 

К 2 50 4 

100 

29,7 

0 

53,6 

0 

100 

1865 

N а 2 50 4 

N3,504 +N3X3(804)., 


27,0 

9,0 

53,5 

14,5 

78,7 

1470 


20,0 

12,1 

37,4 

18,4 

67,0 

1790 

N3X3(804), 


15,0 

14,4 

27,0 

21,1 

56,1 

2080 



10,0 

16,7 

17,3 

23,6 

42,3 

2445 



5,6 

18,8 

9,4 

25,7 

26,8 

2850 

N3X3(804), + К 2 50 4 


0 

19,4 

0 

24,9 

0 

4015 

К 2 50 4 


186 


187 



N8% К' IIНСО/ 


ИаНСОз—КНСОз—Н 2 0 


,N8', КЧНСОз' 


ИаНСОя— КНС0 3 —Н 2 0 



Рис. 19. Совместная растворимость Ка 2 50 4 и К 2 50 4 в воде. 


К' || нео' 

ЫаНСОз—КНСОз—Н 2 0 


N. Е. О^ІевЪу, Л. Аш. СЬеш. 5ос„ 51, 2356—2358 (1929) 


(, °с 

Жидкая фаза | 

Твердая фаза 

вес. о; 0 | 

г/100 г Н.,0 | 

4 

ЫаНСО., 

КНСОз 

ЫаНСОз 

КНСОз 

19,97 

8,72 

0 

9,55 

0 

1,0625 

ЫаНС0 3 


7,05 

6.45 

8,15 

7,46 

1,0954 

0 


5,73 

12,72 

7,03 

15,60 

1,1309 

V 


5,16 

16,15 

6,55 

20,52 

1,1519 

» 


4,88 

17,98 

6,33 

23,31 

1,1637 

» 


4,58 

20,48 

6,11 

27,34 

1,1803 

„ 


4,37 

22,89 

6,02 

31,45 

1,1967 

ЫаНСО.,+КНСОз (ср. 2) 


2,84 

23,58 

3,85 

32,05 

1,1897 

КНСОз 


1,38 

24,32 

1,86 

32,74 

1,1830 

9 


0 

24,98 

0 

33,30 

1,1777 

0 

25 

9,34 

0 

10,31 

0 

1,0648 

ЫаНС0 3 

8,20 

4,23 

9,36 

4,82 

1,0857 

9 


7,41 

7,63 

8,72 

8,98 

1,1035 

»> 


6,38 

12,10 

7,83 

14,85 

1,1282 

„ 


5,62 

16,46 

7,21 

21,12 

1,1547 

» 


5,16 

19,49 

6,85 

25,86 

1,1739 

» 


4,94 

21,89 

6,76 

29,92 

1,1903 

V 


Авт. 



Продолжение 


1 , °с 

| Жидкая фаза 

Твердая фаза 

| вес. °/о | 

г/100 г Н 2 0 

а 

ЫаНСО а | 

кнео, I 

ИаНСО;, | КНС0 3 

25 

4,66 

24,50 

6,58 

34,59 

1,2087 

ИаНСОз + КНС0 3 (ср. 2) 


3,74 

24,93 

5,24 

34,95 

1,2042 

КНСОз 


2,72 

25,27 

3,77 

35,08 

1,1998 



2,39 

25,56 

3,32 

35,48 

1,1977 



1,12 

26,13 

1,55 

35,93 

1,1927 

! 


0 

26,78 

0 

36,57 

1,1882 


30,01 

9,95 

0 

11,05 

0 

1,0673 

ИаНСОз 


8,22 

6,18 

9,61 

7,22 

1,0973 



7,34 

10,22 

8,90 

12,39 

1,1196 



6,23 

16,08 

8,02 

20,69 

1,1543 



5,47 

21,40 

7,48 

29,26 

1,1887 



4,85 

26,01 

7,01 

37,61 

1,2189 

ЫаНС0 3 + КНСОз (ср. 2) 


3,58 

26,66 

5,13 

38,22 

1,2145 

КНСОз 


2,06 

27,43 

2,92 

38,90 

1,2077 



0 

28,52 

0 

39,93 

1,1988 

V 


Авт. \ 



Примечание. М. И. (± 0,01—0,04°). т=3—4 часа. Ясо 2 +Н,0 =1 ата. Гидраты, твёрдые 
растворы и двойные соли ие обнаружены. Анализ жидкой фазы: НСО д —титрованием с метилоран- 
жевым, К'— перхлоратным методом. 


КаНСОд—КНСОз— Н 2 0 
В. Н. Крат, Труды ГИПХ, вып. 23, 118 (1935) 



| Жидкая фаэа | 


1 . °с 

вес. »; 0 | 

г /100 г Н 2 0 1 

Твердая фаза 


1 ЫаНСО а 

КНСО., 1 

ЫаНСОз 

КНСО., 


0 

0.5 

і 0 

0,0 

0 

ЫаІІСО* 


5,1 

4.0 | 

5,0 

5.4 



•4,7 

9,8 1 

4,3 

11,3 

п 


2,4 

18,3 1 

3,0 

23.1 

ЫаНСО. + КНСО, 


1,7 

18,3 

2.1 

22,9 

КНСО. 


0 

18,4 

0 

22,6 

• 


Авт. 



Примечав и е. М. И. т=»32 часа (с периодическим насыщением СО.,). 


№НС0 3 — КНСОз— Н 2 0 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 


і 

1 Жидкая фаэа | 

[ Твердая фаза 

О 

о 

•ѵ? 

вес. 

г/100 г Н 2 0 

Ж/1000 ж н 2 о 


1 

ИаНСОзІ КНСО. 

ЫаНСОй | КНСОз 

ЫаНСОзІ КНС0 3 



25 


35 


А. Н1І1, 5. 5ші(Ь, Л. Аш. СНеш. 5ос., 51, 1630(1929) [М. И. ± 0,1°, т = 16 час.] 


9,30 

0 

— 

_ 

21,98 

0 

5,51 

16,76 

_ 

— 

15,20 

38,8 

4,10 

24,60 

— 

— 

12,34 

62,10 

0 

26,55 

— 


0 

65,06 





Авт. 


ЫаНСО а 

ЫаНС0 3 4- КНСОз 
КНСОз 


Л. Е. Тееріе, \Ѵ. Е. Витке, Н. сіе Корр, ТЬе Іпсіизігіаі Оеѵеіортепі оі 

0,3°, х — несколько суток] 
ЫаНСОз 

ИаНСОз4- КНСОз 
КНСОз 


Зеагіез Ьаке Вгіпез, стр. 132, 1929 | 

М. И.: 

10,5 

0 

11,7 

0 

25,2 

0 

2,4 

28,3 

3,4 

40,8 

7,2 

73,4 

0 

28,9 

0 

40,7 

0 

73,2 



1 Авт . 1 


188 


189 



\а\ К' |] СО" 


N 82003 — КХ0 3 — Н 2 0 

К. Кгешапп, А. 2і(ек, МопаІэЬ. 1. Сііешіе, 30. 317—318 и 324 (1909); ЗНгип^эЬег. \Шеп. Акасі., 118, Пв, 65—72 (1909) 



Жидкая фаза 


и °с 

вес. о 

2/100 

н 2 о 

Ж/1000 

г Н.О 

Ж/1000 

м Н 9 0 

индексы 

Твердая фаза 


Ыа«С0 3 

К 2 С0 3 

Ыа 2 С0 3 

КгСО г 

^оСОз 

к„со- 

Ха 2 С0 3 

к,со 3 

Ка 2 С0 3 

н 2 о 


10 

10,70 

0 

11,98 

0 

1,129 

г 

1 

0 

20,34 

0 

100 

4916 

Ка 2 С0 3 - ЮН 2 0 


11,53 

23,14 

17,64 

35,41 

1,663 

2,561 

: 29,96 

46,14 

39,37 

1314 

» 


6,73 

31,10 

10,82 

50,01 

1,019 

3,616 

18,36 

65,15 

21,99 

1197 

» 


2,89 

49,80 

6,12 

105,29 

0,577 

7,61 

10,40 

137,1 

7,05 

678 

Ка 2 С0 3 • ЮН 2 0 + К 2 С0 3 • 2Н,0 


0 

52,02 

0 

108,4 

0 

7,838 

0 

141,2 

0 

708 

К 2 С0 3 • 2Н а О 

24,2 

22,09 

0 

28,35 

0 

2,691 

0 

48,48 

0 

100 

2063 

Ка 2 С0 3 - ЮН 2 0 


23,55 

9,97 

35,42 

15,00 

3,338 

1,085 

60,14 

19,55 

75,47 

1255 

ш 


23,16 

14,20 

36,97 

22,66 

3,484 

1,639 

62,77 

29,53 

68,01 

1083 

„ 


22,60 

15,16 

36,30 

24,35 

3,422 

1,760 

61,65 

31,71 

66,03 

1071 

Ка 2 С0 3 - К 2 С0 3 -6Н 2 0 


20,50 

17,52 

33,08 

28,27 

3,118 

2,045 

56,17 

36,84 

60,39 

1075 

я 


16,92 

21,31 

27,38 

34,49 

2,581 

2,493 

46,50 

44,91 

50,87 

1094 

» 


11,20 

28,96 

18,72 

48,39 

1,764 

3,499 

31,78 

63,04 

33,52 

1055 

„ 


6,34 

44,92 

13,00 

92,15 

1,225 

6,663 

22,07 

120.0 

15,53 

704 

„ 


6,50 

46,34 

13,79 

98,26 

1,225 

7.105 

22,07 

128,0 

14,71 

666 

„ 


5,14 

49,12 

11,23 

107,4 

1,058- 

7,766 

19,06 

139,9 

11,99 

629 

(Ыа 2 С0 3 - К,СО а . 6Н,0)+К а С0 і! .2Н, і 0 


4,37 

49,77 

9,52 

108,5 

0,898 

7,846 

16,18 

141,4 

10,27 

635 

К 2 С0 3 • 2Н 2 0 


1,19 

51,96 

2,55 

110,9 

0,241 

8,016 

4,34 

144,4 

2,92 

672 

» 


0 

52,96 

0 

112,6 

0 

8,140 

0 

146,7 

0 

682 

о 





Авт. 








Примечание. М. И. Карбонаты для опытов брались в обезвоженном виде. По указаниям С. С. Синани и В. Н. Худякова (1935 г.) двойная 
соль в действительности представляет собой твердый раствор. 


ІЧа,С0 3 —К 2 С0 3 — Н а О 

У. Озака, Меш. Соіі. 5сІ. апсЗ Еп§„ Куо(о Ітр. Ш1ѵ„ 3, 57—58 (1911) 


і, °С 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. о 

г/100'г Н.О 

ГМ/1000 м н 2 о 

индексы 

Ыа 2 С0 3 

к,со 3 

Ыа а С0 3 

К.СОз 

ЬэаСОз 

К 3 СО а 

Ыа 2 С0 3 

| н г 0 

25 

22,71 

0 

29,37 

0 

49,9 

0 

100 

2005 

Ыа 2 С0 3 - 10Н 2 О 


21,9 

4,7 

29,8 

6,4 

50,6 

8,3 

85,9 

1695 



22,4 

10,7 

33,5 

16,0 

56,9 

20,8 

73,2 

1285 



22,7 

10,8 

34,0 

16,2 

57,8 

21,1 

73,2 

1265 



22,8 

14,5 

36,4 

23,1 

61,9 

30,1 

67,3 

1085 



23,2 

15,1 

37,6 

24,5 

63,9 

31,9 

66,7 

1045 

Ка,С0 3 - ЮН 2 0 4- КаКС0 3 • 6Н.>0 


19,7 

19,1 

32,1 

31,2 

54,5 

40,7 

57,3 

1050 

ИаКСОз • 6Н 2 0 


18,7 

19,8 

30,3 

32,1 

51,5 

41,8 

55,2 

1070 



16,6 

22,4 

27,3 

36,8 

46,4 

48,0 

49,2 

1060 



14,1 

25,2 

23,2 

41,4 

39,4 

54,0 

42,2 

1070 



11,3 

29,8 

19,1 

50,5 

32,4 

65,8 

33,0 

1015 



10,5 

31,0 

17,9 

53,0 

30,4 

69,1 

30,6 

1005 



7,0 

37,7 

12,6 

68,3 

21,4 

89,0 

19,4 

905 



6,3 

41,0 

11,8 

77,6 

20,0 

101,2 

16,5 

825 



5,2 

46,2 

10,6 

94,8 

18,0 

123,6 

12,7 

705 



4,3 

46,5 

8,8 

94,6 

14,9 

123,3 

10,8 

725 



4,6 

49,0 

10,0 

105,5 

17,0 

137,5 

11,0 

645 

N аКС0 3 • 6Н 2 0 + К 2 С0 3 • 2Н,0 (ср.З) 


2,6 

50,7 

5,7 

108,7 

9,7 

141,7 

6,4 

660 

К 2 С0 3 • 2Н 2 0 


1,0 

52,0 

2,2 

110,7 

3,7 

144,3 

2,5 

675 



0 

52,82 

0 

112,0 

0 

146,0 

0 

685 

К 2 С0 3 • 2Н,0 (ср. 2) 


Авт . ! 

] 

і 



; 




Примечание. М. И. (± 0»05°). л —несколько суток. Анализ твердой фазы: М. О. Анализ жидкой фазы: титрование 0,1 н. растзором НСІ 
С метилоранжевым и определение суммы ИаСЦ-КСІ после прокаливания (с избытком НСІ), 


Ыа\ К'II СО/ Ыа 2 СО а — К 2 С0 3 —11,0 ■ к а~, К’ЦСО/ _ Ыа 3 С0 3 -К,С0 3 -Н,0 






ш 2 со 3 —к 2 со 3 —н 2 о 

і. Ильинский, Изв. ИФХА, 2, вып. 1, 43—45 (1922); ЖРФХО, ч. хим., 54, 29 (1922) 


N 11 •. к‘ II СО, 


Ыа,С0 3 — КаСОа—Н,0 


и 


я 


Ка,С О,—К.СО,—Н,0 


N8’, К' II СО/ 


С 

и 


о 

о 

5, 

ы 


о 

сч 

X 

ІУІ 

о8 

СЧ'-»' 

к*? 

^Ч-ОЯ 


о 

”п "г*з: 
.3Я 1 . 

, Еиз: 

+<N^0 0 

Я ДзДчх™ 

X 00*2 
о СЮ 

Т <8Ѵ? 

СО 2 . 


о 

и 


х 

СО 


8 я 

СЧ-нч 

КУ <Х. 
Л со 

Д э « 

Я о 
.Яи 


+о 

Оо 

ІМ сч 

Т* ^ 

.2 

СО 

о 

и 


Я 

хГ 

сч 

СО 

О 

и 

сч 

+: 


о 


ю 

<г>о 

иЦ, 

Оѵ" 

и* 


О 

и 






Осо і-н Ю 05 О Ю О Г-гр СО СО \ 
, 1 1 ,СОЮ«ОООООООГРОСЧГР,ЮЮІ 

5 



а 

і 

1 | 1 |сосо|сососогргрююю|юю) 

оэ 






г 




ю 

ООООЮіООіООООЮООіООЮЮ 




00 

ГРСЧі-нОСЧЬ-ССЬ-СОЮСМг-«ГРі-нсОСОСОГР 

сосма>сч’-нооооооа>ь-г-н<о<ососо 



2 


00 



У 


т—Н 



8 

О 

ю 

СОСО со Ь-00 со СЧ ГР со СМ со со ь. о о 



г-Г 

ООгРООЮоОі-'СО^СОГ-нСМООСМСЧОО 
1 -нг-н О 00 Г- Г- со со со Ю Гр (М г-н *-н *-н 




та 

2 

СО 



о 

О 

Г-н 

N4*0 О СО Гр О Г- СО О (М Г- Гр Г- ю ГР ю 


д 

с> 

СО 

ООООСООГ-нг-нсОгРСЧСОЬ-СО^-нОСОЮ 

гр Г-н і-н і-нгнСМСОСОСОгГСООг—«СОСОГРІО 





со 






г-Н _ 


8 

6 

СП 

ГР Г— СО ООСМ Г-н о г- со сч сч ю г- см о со 




о> 

ІНГНОСОІОСООСМООСОСОЫ^ОІОІГРО 



та 


1 -н 1 -н СО Ь- Г-н СО СО СО со Ю Гр СМ СЧ 1 -н гн 1 —. 



2 



та 








п 

ГР 

СОіНгН 


•& 


О 

со 

Г-н СП 1 —* Ьі-чОЬСОСОСОЮОСОСОГ-ОсО 
СМ со СО <0 1 -н 1 -н гн 1 -н т-н см со СО СО г—• г-» г-» со 



О 

ГР 


та 

46 

Ё 

та 

К 

о 

о’ооооооооооооооооо 


X 

Я 

л 

ГР 

см г-н 


к 



о 

со ю 



а 


СО ф СО СМ О СО гр Гр ГР гн іо іо іо О О СО 
ОО гР Гр ГР СО со со со со СМ 1 -» г-н 1 -і г-н О 





1-Н 





о 

оооооооооооооооооо 

і 






І2 



« 

ГР 

1 -н о ГР о см о со о г-СМ Ю со О О ОСО 



О 


іо 

СОтРгрООЮі-нСОЮсОСМСОСЧГ-нгнг-нООІ 





см 

СО Ю СО г-ні-нСМСМСМСМСОгРСОСОООі-ні-н 



та 



_ _ _ _ 



8 

6 

Г-Н 

Г-н СП о со 1 -н о Ю Г-- Ю 1 -н см см со со СМ гр 



'та - 

о 


сОСОООгрСОгАсОЮЮ со г-^ со СО і—і’«-н со о 






ГР гР гр гР со СО СО СО СМ 1 —* *“< 1 -н 1 -н 




о 

ю 

со со со ю со о со о ю ю со ю со со о гР гр 



о 

со 

сбсоЮОСООІсОгРсбсОоѴг-іі— ‘СМГ-нООгР 


в 

о" 

Я! 


СМ со гр 1 -н ^н 1 -н Г-н 1 -н СЧ ГР ГР ГР гр ю Ю 


и 





М 

о 

ю 

СОСО СПсОСМСОСОі-нСПОЮі-нОСОі-нСО 


о 

со 

гргрОСЧсОГ-ІЮСМСМі-нОЮСОСОЮЮСОО 





СОСМСМСМСМСМСМСМі— ' 



г 



О 


СО 

1 

о 



ГР 


Й* 

* Л 
м та 
Пн х 

.ю 

М О 

8 «и 

X О. 
х О) 

« м 

* О 
X си 
О в 

О х 

• 

О с 

13. 


“О 

>■0 


II а 

Ь> 0> 


.Е 

а* 

О) 

. Ч 

н М 

«о 

«а: 

р СО 


Со 

О 


-К2^0д—Н 2 О 

\У. Віазсіаіе, Л. Аш. Сііет. 5ос., 45, 2938—2939 (1923) 



Жидкая фаза 


Ія °С 

і вес. 

“іо 1 

1 2/100 , 

г н а 0 

АГ/1000АГ Н 2 0 

индексы 

Твердая фаза 


Ыа 2 С0„1 К 2 С0 3 ! 

1Ыа 2 С0 3 | К*С0 а 

ИаХО.,1 К»С0з 

ИазСО,! Н„0 

25 

22,95 

0 

29,78 

0 

50,63 

0 

100,0 

1975 

Ыа 2 С0 3 - ЮН 2 0 

1 

23,05 

12,26 

35,63 

18,96 

60,50 

24,70 

71,01 

1174 

Ка 9 СО ч . 10Н,О + 










+ Ыа,С0,-7Н.,0 


21,42 

18,36 

35,57 

30,48 

60,40 

39,70 

60,34 

999 

Иа 2 С0 3 • 7Н 2 0 + 

+ ИаКСОч • 6Н.,0 


16,95 

22,11 

27,82 

36,29 

47,25 

47,25 

50,00 

1058 

ИаКС0 3 • 6Н.,0 


5,06 

48,44 

10,89 

104,18 

18,50 

135,70 

12,00 

649 

ИаКСОз- 6Н 2 0 + 

+ К 2 С0 Г 1,5Н.,() 


0 

53,18 

0 

113,57. 

0 

147,93 

0 

676 

К.,С0 3 - 1,511.,О 




Авт. 





Примечание. М. И. (± 0,1°)* Калий определялся хлорплагпштньш методом. 


Ыа^СОд— К 2 С0 3 — Н 2 0 

Л. Ваіп, Л. Аш. СЬеш. Зое., 49, 27 и 36 (1927) 




Жидкая фаза 


№ 

(,° с 

| вес. 

°1 0 | 

| Ж/11Ю0 МН.,0 

индексы 

.40 

Твердая фана 



Ыа 2 С0 3 | К а С0дІ 

Ма,СО а 

1 к,со а 

На й С0 3 | Н й О 

'Я! 


1 

1 

40 

32,8 

0 

82,9 

0 

100 

1205 


N.•1X0,,. 311.,О 

2 


31,1 

1,8 

78,8 

3,5 

95,7 

1215 

1,326 


3 


30,0 

2,3 

75,3 

4,4 

94,4 

1255 

1,328 


4 


28,6 

3,0 

71,7 

6,9 

91,2 

1270 

— 


5 


25,8 

3,7 

62,2 

6,8 

90,1 

1450 

1,2112 


6 


22,1 

4,8 

51,4 

8,5 

85,7 

1670 

1,272 


71 


22,5 

6,6 

53,9 

12,1 

81.6 

1515 

1,291 


8 


21,6 

7,4 

51,7 

13,6 

79,2 

1530 

1,290 


9 


19,0 

8,4 

44,5 

15,1 

74,7 

1679 

1,441 


10 


21,6 

12,2 

55,4 

24,0 

69,8 

1258 

1,341 


11 


24,0 

12,9 

64,6 

26,6 

70,8 

1095 

1,387 

N,1,00., ■ ЗН,0 4- N3,00., • 11.,0 

12 


28,5 

6,2 

74,2 

12,4 

85,7 

1155 

1,366 

N3X0.,-Н,0 (мет.) " 

13 


26,6 

9,1 

70,3 

18,4 

79,2 

1125 

1,374 

и 

14 


17,8 

21,6 

49,9 

46,5 

51,8 

1040 

1,447 

8ІЛ..С0., • И.,() 

15 


16,7 

24,3 

48,1 

53,7 

47,3 

980 

1,424 

и 

16 


15,5 

27,1 

45,9 

61,5 

42,7 

930 

1,451 

9 

17 


13,6 

31,1 

41,8 

73,3 

36,3 

870 

1,496 


18 


9,5 

37,1 

30,2 

90,6 

25,0 

830 

1,508 


19 


7,2 

42,8 

24,5 

111,6 

18,0 

735 

1,550 


20 


7,2 

44,4 

25,3 

119,6 

17,4 

690 

1,562 

(Ыа.,С0.,-Н,0 + N3,00.,- К,С0 Ч ) 

21 


6,8 

45,8 

24,4 

126,0 

16,2 

665 

1,563 

“ (Ка 2 С0 3 .К 2 Сб 3 ) 

22 


5,6 

48,1 

20,6 

135,4 

13,2 

640 

1,586 


23 


3,8 

50,7 

14,2 

145,3 

8,9 

625 

1,581 

(Ха,С0 ч -К а С0 ч +К ? С0 я -1,5Н,0) 

24 


2,7 

51,9 

10,1 

149,0 

6,3 

630 

1,582 

К 2 С0 3 - 1,5Н 2 0 

25 


0 

53,9 

0 

152,4 

0 • 

655 

— 

» 








. ѵ ■ и 




Авт. 





Авт. 



Примечание. М. И. т=5—120 суток. Для растворов № 20—23 анализ твердой фазы 
не производился. Автор признает, что его данные нуждаются в проверке. 
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Ыа\ К'|| СО, 


ШаСОз— К 2 С0 3 —Н а О 


Ыа.СО а —К 2 СОз—Н,0 


20 


N3X03—к 2 со 3 —н 2 о 

А. НШ, 1"\ МШег, Л. Апі. СЬеш. 8ос., 49, 674—083 (1927) 


Жидкая фаза 


Ыа,СО, 


К 2 СО. 


25 


30 


(17,8) 

18.7 

19.2 

22,5 

21,1 

19,0 

7.6 

3.6 
3,6 
3,0 

0 

22,5 

22.4 

22,0 

22.9 
26,1 

24.3 

24.3 

23.3 
23,3 
23,2 

22.7 

22,1 

21.5 

17.9 

13.7 

13.6 

11.6 

7.2 
6,4 

5.3 
4,9 
5,0 
2,8 
О 

28,0 

28,6 

27.8 
26,6 

24.5 

22.6 
19,6 
19,1 


О 

16,0 

17,2 


Ж /1000 м Н 2 0 


Ыа 2 СО : , 


(36,8) 

48,7 

51,3 


13,9 60,1 
15,3 I 56,4 
50,8 


17.4 
33,6 
48,2 
49,0 

47.1 

(52,6) 

О 

2,6 

6,1 

10,8 

4.4 
9,3 

10.1 

12.5 

12.6 

14.1 
15,8 

16.4 

17.1 

21,0 

26.2 

26.5 

29.5 

37.1 

39.6 

45.7 
47,5 

48.4 

50.5 

52.8 
О 

4,0 

6,7 

10.2 

13.5 
16,2 
21,2 
22,1 


Авт. 


22,0 

12.7 

12.9 

10,2 

О 

49.3 

50.7 
52,0 

58.7 

63.8 
62,2 

62.9 

61.7 

61.8 

62.9 

62.7 
61,1 

59.5 

49.8 
38,7 

38.6 
33,5 
22,0 
20,1 

18.4 

17.5 
18,2 
10,2 

О 

66,1 

72,1 

72.1 

71.5 

67.1 

62.7 
56,3 

55.2 


К 2 со., 


Ыа 2 СО„ Н 2 0 


О 

31,9 

35.2 

28.5 

31.3 

35.6 

74.5 

130.4 

134.8 
123,0 

(144,7) 

О 

4,5 

11,0 

21,2 

8,2 

18,2 

20,1 

25.4 

25.6 

29.3 

33.5 

34.7 

36.3 

44.8 

56.8 

57.7 

65.3 

86.8 

95.6 
121,6 
130,1 

135.4 
141,0 

145.8 
О 

7,7 

13.3 

21,0 

28.4 

34.5 

46.7 
49,0 


100 

60,4 

59.3 

67,8 

64.2 

58.7 

22.8 

8,9 

8.7 

7.7 

О 

100 

91.8 

82.4 

73.4 

88.5 

77.3 

75.9 

70.8 
70 7 
68 2 

65.2 
63 7 
62,1 
52 6 
40 5 
40’1 
33 9 
20 2 
174 
ІЗ’І 
11*8 

11.9 

6.7 
О 

100 

90.3 

84.4 

77.3 

70.3 

64.5 

54.6 
53,0 


2715 

1240 

1155 

ИЗО 

1140І 


Твердая фаза 


1,352 

1.371 

1.372 
1,375 


1155 1,373 
1035 1,417 


700 


1,541 


675 1,545 
750 

690 
2025 ! 

1810| 1,263 
1585 
1250 
1385 
1245 
1205 
1150| 

1145 
1085 
1040 
1045 


1,317 
1,335 
1,369! 
1,308 
1,368 
1,404 

1,395 
1,399| 
10451,404 
1055 1,404 
1045 1,406 


1040 


1,471 


1015 1,471 
920 
865 
715 1,552| 
680 1,551 
650 1,555 
660 1,561 
685 
1515 
1250 
1170 
1080] 

1045 
1030 
970 
960| 


Ыа 2 С0 3 - 10Н 2 О 

Ыа 2 СО 3 .”і0Н 2 О + 

+ (і\а,К) 2 С0 3 -6Н.,0 
(N3, К) 2 С0 3 -6Н 2 0 (мет.) 

(Ыа,К) 2 С0 ;Г 6Н 2 0 


(N3, К) 2 С0 3 • 6НХ>+ 
+ К 2 С0 3 - 1,5Й 2 0 
К 2 С0 3 -'і, 5Н 2 0 
Ма.ХСѴ ЮН.,О 


N3X0;,- 7НХ (мет.) 

• 7Н,0 + Ка 2 0О 3 ■ 10НХ) 
На 2 С0 3 - 7Н 2 0 

N аХО,- 7НХ> + (N3, К) 2 С0 3 ■ 0Н,( і 
" ' (На,К) 2 СО ;і -бН 2 0 


1,330 

1,354] 

1,378 

1,390] 

1,398 

1,414] 

1,419 


(Ыа, К)Х0 3 • 6НХ>+ К 2 С0 3 • 1,5Н 2 0 
К 2 С0 3 -1,5Н 2 0 

Ыа 2 С0 3 - 10Н 2 О 

№ 2 С0 3 • 10Н 2 О Ка 2 С0 3 • 7Н 2 0 
Ыа 2 С0 3 .7Н 2 0 

Иа 2 С0 3 • 7Н 2 0 + Ыа 2 С0 3 • Н 2 0 
Ма 2 С0 3 - Н 2 0 


Авт. 


Ыа 2 С0 3 • Н 2 0 + (Ыа, К) 2 С0 3 - 6Н 2 0 


N3', к' II СОз 


Продолжение 



Жидкая фаза 

і 

°С 

вес. 

°|о 

АТ/1000 М Н 2 0 

индексы 

а 


Ыа 2 С0 3 

К,СО ;; 

Ыа 2 С0 3 

к. 2 со 3 

N3,00, 

н. 2 о 

30 

18,5 

23,0 

53,7 

51,2 

51,2 

950 

1,422 


11,1 

33,4 

34,0 

78,4 

30,2 

890 

1,451 


7,3 

44,1 

25,5 

118,3 

17,7 

695 

1,530 


7,3 

44,85 

25,9 

122,2 

17,5 

675 

1,543 


7,3 

45,1 

26,1 

123,5 

17,4 

670 

1,545 


6,8 

45,8 

24,4 

126,0 

16,2 

665 

1,547 


6,6 

46,2 

23,8 

127,6 

15,7 

660 

1,551 


5,3 

47,9 

19,2 

133,4 

12,6 

655 

1,553 


5,4 

48,0 

19,7 

134,3 

12,8 

650 

1,558 


4,7 

49,0 

17,2 

138,0 

11,1 

645 

1,554 


4,0 

49,9 

14,7 

141,1 

9,5 

640 

1,561 


3,5 

50,2 

12,8 

141,3 

8,3 

650 

1,561 


0 

53,2 

0 

148,2 

0 

675 

— 

33 

31,6 

0 • 

78,5 

0 

100 

1275 

— 


29,9 

4,7 

77,7 

9,4 

89,2 

1150 

1,354 


24,0 

13,8 

65,6 

28,9 

69,4 

1060 

1,377 


15,6 

27,8 

46,8 

64,0 

42,2 

900 

1,440 


14,0 

30,6 

42,9 

72,0 

37,3 

870 

1,457 


12,8 

32,9 

40,0 

79,0 

33,6 

840 

1,454 


12,0 

34,2 

37,9 

82,9 

31,4 

830 

1,455 


11,5 

35,5 

36,9 

87,3 

29,7 

805 

1,454 


10,6 

37,0 

34,4 

92,0 

27,2 

790 

1,479 


10,0 

38,0 

32,7 

95,2 

25,5 

780 

1,498 


8,9 

40,7 

30,0 

105,3 

22,2 

740 

1,510 


6,7 

45,1 

23,6 

122,0 

16,2 

685 

_ 


5,7 

47,5 

20,7 

132,3 

13,5 

655 

1,555 


4,3 

49,8 

15,9 

141,4 

10,1 

635 

_ 


0 

53,2 

0 

148,2 

0 

675 

_ 

36 

33,2 

0 

84,5 

0 

100 

1185 

_ 


21,5 

17,6 

60,0 

37,7 

61,4 

1025 

1,392 


18,2 

23,4 

53,0 

52,2 

50,3 

950 

1,421 


12,9 

32,4 

40,1 

77,2 

34,2 

855 

1,461 


9,6 

39,5 

32,0 

101,2 

24,0 

750 

1,503 


7,2 

45,4 

25,8 

124,9 

17,1 

665 

1,532 


5,7 

46,5 

20,3 

126,8 

13,8 

680 

_ 


4,9 

48,7 

17,9 

136,8 

11,6 

645 

1,552 


4,0 

50,4 

14,9 

144,1 

9,4 

630 

1,545 


3,5 

50,9 

13,0 

145,5 

8,2 

630 

— 


0 

53,6 

0 

150,6 

0 

665 

_ 

50 

32,2 

0 

80,7 

0 

100 

1240 

_ 


8,5 

42,6 

29,5 

113,6 

20,6 

700 

1,523 


8,0 

44,5 

28,6 

122,1 

19,0 

665 

1,530 


3,3 

52,3 

12,6 

153,6 

7,6 

600 

1,574 


0 

54,8 

0 

158,0 

0 

635 



Авт. 





Авт. 


Твердая фаза 


(N3, К) 2 С0 3 -6Н 2 0 


(Ыа, К) 2 С0 3 • 6НХ + Ыа 2 СО, • Н.,0 
Ыа 2 С0 3 -Н 2 0 ' “ 

На.,С0 3 • Н 2 0 + ІЧа 2 С0 3 • КХО, 
Иа.ХОз • КХ0 3 “ 


ИаХ-Од • К,С0 3 + КХО,- 1,5Н 2 0 
К 2 С0 3 • 1,5Н 2 0 

Ыа 2 С0 3 - 7Н 2 0 

Ыа 2 С0 3 . 7Н 2 0 + N3X0.; • Н.,0 
Ыа 2 С0 3 .Н 2 Ъ 

N3X0,;- Н 2 0 + (’ка, К) 2 С0 3 . (НПО 
' (N3,10X0,;-6НХ 

(N 3 , К)ХО, • 6Н 2 0-|- N8.,СО.. • Н..О 
ЙзХО;.. П 2 0“ ' “ 

ИаХО,. Н 2 0 + N3,00.;. К,СО, 
Ыа 2 СО :Г К 2 СО'; “ ' 

N3,00, • КХ0 3 Ц- К 2 СО,;■ 1,511,() 
КХО.;. 1,5Н,0' 

ЙзХОз • Н.,() 


N3X0,- Н 2 0 + ЫаХ0 3 . КХ.О, 
Nа 2 С 0 3 • К 2 С0 3 “ ' 

^.,С 0 3 • к 2 со 3 + КХО, • 1 , 5 Н .,0 
К 2 С0 3 .1,5Н 2 0 

Ыа 2 с 6 3 . Н 2 0 

Ыа 2 С0 3 • Н 2 0 + N 3 X 03 • К 2 С0 3 
N 83003 • К 2 0 О 3 + КХ0 3 • 1,5Н 2 0 
К 2 С0 3 . 1,5Н 2 0 


и .примечание. М. И. (±0,1°). т=18—48час. Анализ твердой фазы: М. О. По мнению 
ваш а (1927 г.) данные достаточно надежны. 
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N3", К' II СО: 


N3^00$—КдСОд—Н)0 


Ыз 8 С0 3 — К а С0 3 —Н 2 0 


N 3 , К‘ И СО/ 


N 32003 К 2 С0 3 — НХ 


Л. Е.'ГеерІе, ТЬе іпсіизігіаі Оеѵеіоршепі о! Зеагіез Баке Вгіпез, стр. 86—90,1929 


і 

°С 

| Жидкая фаза | 

Твердая фаза 

вес. 

°!о 

| г/100 г Н_,0 | 

АГ/ЮООАГ Н а О 

индексы 

На 2 С0 3 


N3*00., 

КХ0 3 

ИаХОз 1 

Рч 

О 

О 

Ыа 2 С0 3 

|Н,0 

35 

32,8 

0 

48,8 

о 

82,9 

0 

100 

1206 

ЫаХО.,. Н,0 


6,8 

45,6 

14,3 

95,7 

24,2 

124,6 

16,2 

672 

Ыа 2 С0 3 - Н 2 6 + Ыа 2 С0 3 • КХО,, 


4,3 I 

49,9 

9,3 

108,8 

15,8 

141,7 

10,0 

635 

ШХСЦ-КХОИ-КХОг 1.5Н.Х 


0 

53,5 

0 

115,1 

0 

150,0 

0 

667 

К 2 С0 3 - 1,5Н 2 0 

50 

32,2 

0 

47,5 

0 

80,6 

0 

100 

1241 

Ыа 2 С0 3 - Н 2 0 


7,5 

45,1 

15,8 

95,2 

26,8 

124,0 

17,8 

663 

ЫаХ0 3 - Н 2 0 + Ыа 2 С0 3 • К 2 СО ч 


3,5 

52,0 

7,8 

116,7 

13,2 

152,0 

8,0 

605 

ЫаХО ч - КХ0 3 +КХ0 3 - 1,5Н.,б 


0 

54,8 

0 

121,2 

0 

157,9 

0 - 

633 

КХ 0 3 * 1,5Н 2 0 

75 

31,2 

0 

45,3 

0 

77,0 

0 

100 

1299 

Ыа 2 С0 3 - НХ 


8,5 

44,4 

18,0 

94,2 

30,6 

122,6 

20,0 

653 

N а 2 С0 3 . Н 2 0 + N3,003 • К 2 СО а 


2,1 

56,0 

5,1 

133,5 

8,6 

173,9 

4,7 

548 

ЫаХ0 3 -КХ0 3 +КХ0 3 - 1.5Н-Х 


0 

57,7 

0 

136,4 

0 

177,7 

0 

563 

К 2 С0 3 - 1,5НХ 

і 




Авт. 



1 



Примечай и о. М. И. (±0,3°). т—несколько суток. Данные получены при участии \Ѵ. Е. Витке 
и Н. <1е Иорр. 


№ 2 С0 3 — К 2 С0 3 — Н 2 0 


Продолжение 


1, °С 

вес. °1о 

Жидкая фаза 
| АГ/1030 М Н 2 0 

| индексы 

Твердая фаза 

ЫЗдСОз 

К 2 СОз 

Ыа 2 С0 3 

К 2 со 3 

Ыа а С0 3 

н 2 о 

125 

30,5 

0 

74,6 

0 

100 

1340 

ЫаХОз 


27,0 

5,7 

68,2 

11,0 

86,1 

1260 



19,1 

19,2 

52,6 

40,6 

56,5 

1075 



11,0 

31,0 

32,2 

69,7 

31,6 

980 



6,9 

41,4 

22,7 

104,4 

17,8 

785 



5,7 

45,1 

19,7 

119,5 

14,1 

720 



4,4 

50,1 

16,4 

143,5 

10,3 

625 

N 3 X 0 ., -(• двойная соль 


4,1 

51,0 

15,5 

148,1 

9,5 

610 

Двойная соль 


3,2 

55,1 

13,0 

172,3 

7,0 

540 



2,4 

58,0 

10,3 

190,9 

5,1 

495 

Двойная соль -|- КХО-, • 1,51 1 2 ( > 


2,2 

60,0 

9,9 

206,9 

4,5 

460 

КХО., - 1,511,,0 


0 

65,1 

0 

243,2 

0 

ПО 


160 

28,6 

0 

68,2 

0 

100 

1460 

N.1X0., 


24,2 

5,6 

58,6 

10,4 

84,9 

1450 



11,6 

27,2 

32,2 

57,9 

35,7 

ПК) 



5,5 

40,2 

17,2 

96,5 

15,1 

880 



3,9 

55,1 

16,2 

175,2 

8,5 

520 

Не определялась 


2,8 

60,5 

13,0 

214,9 

5,7 

440 



0 

69,4 

0 

295,6 

0 

340 

(К 2 С0 3 ■ 1,511*0) 


Авт. | 







Б. Б. Васильев и др., Труды ГИПХ, вып. 23, 111—116 (1935) 


Жидкзя фаза 


/, °С 


80 


100 


Вес 

. «|о 

АГ/Ю00 Л1 Н 2 0 

индексы 

N3X0.. 

кхо 3 

N3X0, 

к 2 со 3 

ИаХОа' 

| Н.О 

32,05 

0 

80,2 

0 

1 

100 

1245 

23,2 

15,8 

64,6 

33,8 

65,7 

1015 

19,5 

21,9 

56,6 

48,7 

53,7 

950 

15,3 

29,0 

46,7 

67,9 

40,7 

875 

11,0 

38,8 

37,8 

100,8 

27,3 

720 

9,4 

44,5 

34,6 

125,8 

21,6 

625 

4,4 

51,0 

16,8 

149,1 

10,1 

605 

3,5 

53,0 

13,7 

158,8 

7,9 

580 

2,6 

55,2 

10,5 

170,5 

5,8 

555 

0 

58,3 

0 

182,3 

0 

550 

31,5 

0 

78,2 

0 

100 

1280 

25,0 

11,6 

67,0 

23,8 

73,7 

1100 

18,0 

23,0 

51,8 

50,8 

50,5 

975 

12,4 

33,5 

38,9 

80,7 

32,5 

835 

7,5 

44,1 

26,3 

118,8 

18,1 

690 

7,2 

45,6 

25,9 

125,9 

17,1 

660 

6,0 

48,9 

22,6 

141,3 

13,8 

610 

5,0 

51,5 

19,5 

154,3 

11,21 

575 

4,6 

53,5 

18,6 

166,5 

10,1 

540 

1,8 

58,4 

7,7 

191,3 

3,9 

505 

0 

60,9 

0 

203,0 

0 

495 

Авт. 






Твердая фаза 


N3X0, • 11,0 


Ма,С0 3 • Н 2 О (N 83003 ■ К 2 СО,) 
(Ка 2 С0 3 • К 2 С0 3 ) 

(№ 2 С0 3 - К 2 С0 3 )”+К 2 С0 3 . 1,5Н 2 0 
К,С0 3 . 1,5Н 2 0 
]Ча 2 С0 3 * Н 2 0 


(Ыа 2 С0 3 ■ К 2 С0 3 ) 

(Ыа 2 С0 3 * К 2 С0 3 ) + К 2 С0 3 . 1,5Н 2 0 
К 2 С0 3 • 1,5Н 2 0 


Примечание. М. И. т от 4 до 12 час. Анализ твердой фазы: М. О. Вследствие экспе¬ 
риментальных затруднений автору не удалось установить точный состав двойной соли. При 80° он 
ошибочно принял Па а С0 3 *К 2 С0 3 ‘6Н 2 0 вместо На а С0 :і *К а С0 3 . По указанию С. 3. Макарова (1940 г.) 
данные не обладают необходимой точностью* 

Ыа 2 СО а — К 2 С0 3 — Н.О 

С. С. Синани, В. Н. Худяков, Труды ГИПХ, вып. 23, 102—104 (1935) 





Жидкая фаза 




и °с 

вес, 

■ °/о 

| аг/юэожн 2 о 

І индексы 

Твердая фаза 

1 

ЫаХ0 3 

К,С0 3 

N3^00^ 

К г СО, 

| НаХОз 

н 2 о 


—37 

0,5 

40,5 

1,4 

89,5 

1,6 

1100 

(Ыа.ЮХОѵбНХ+КХО.і-бНХ-І-лёд 

—30 

0 

38,6 

0 

82,0 

0 

1220 

Лёд 


0,4 

37,9 

1,1 

80,1 

1,4 

1230 

Лёд 4- (N3, К)ХО. г 6Н 2 0 


0,4 

42,0 

1,2 

95,0 

1,2 

1040 

(N3, К).,СОч • 6 НХ + КХО, • 6 НХ 


0 

42,3 

0 

95,6 

0 

1045 

К 2 СО., • 6Н 2 0 

—25 

0 

35,4 

0 

71,4 

0 

1400 

Лёд 


0,9 

36,4 

2,4 

75,7 

3,1 

1280 

Лёд + (Ыа, К)Х0 3 -6Н.Х 


0,4 

41,8 

1,2 

94,3 

1,2 

1050 

(N 8 , К) 2 С0 3 -6НХ 
(N3, К) 2 С 0 3 • 6Н 2 0 + К 2 С 0 3 ■ 6 НХ 


0,5 

43,3 

1.5 

100,4 

1,5 

980 

—20 

0 

43,8 

0 

101,6 

0 

985 

К 2 С0о-бН 2 0 

Лёд 

0 

33,3 

0 

65,1 

0 

1535 


1,5 

31,8 

3,8 

62,1 

5,8 

1515 

Лёд+(N 8 , К)Х0 3 -6НХ 


1,2 

34,7 

3,2 

70,6 

4,3 

1355 

(N3, К) 2 С0 3 -6Н 2 0 


0,6 

41,7 

1,8 

94,2 

1,8 

1040 



0,5 

45,0 

1,5 

107,6 

1,4 

915 

(N3, К)Х0 3 • 6Н 2 0 + К..ССЦ - 6 НХ 
К 2 С0 3 - 6Н 2 0 


0 

" Лв 

45,4 

т. 

0 

108,4 

0 

925 


196 


197 






N3", К" Я СО, 


Ыа„С0 3 — К 2 С0 3 — Н 2 0 


\ 


N3% К" И СО, 


№*СО : ,—К,СОз—Н 2 0 


Продолжение 





Жидкая фаза 


1 


и °с 

вес. 


Ж/1000 ж н 2 о| 

индексы 

Твердая фаза 


Ыа 2 С0 3 

к.,со 3 

Ма,СО,| 

К»со 3 

Ыа 2 С0 3 

н*о 


—15 

0 

29 

0 

53,2 

0 

1880 

Лёд 


3,3 

26,1 

7,9 

48,2 

14,1 

1780 

Лёд + (N3, К) 2 С0 3 • 6Н 2 0 


1.5 

34,6 

4,0 

70,6 

5,3 

1340 

(Ыа, К).,С0 3 -6НХ> 


0,7 

41,7 

2,1 

94,4 

2,1 

1035 



0,5 

46,9 

1,6 

116,2 

1,4 

850 

(N.1, К).,СО., • 61-1,6 + К,СО-, • 611..0 


0 

47,3 

0 

117,0 

0 

855 

К 2 С0 3 • 6Н,0 

— 14,5 

3,8 

24,8 

9,0 

45,3 

16,6 

1840 

На 2 СО. ( • 10Н„О 4- 
-1 (Ма, К).,СО., • 6Н..О ( лсд 

— 10 

0 

23,2 

0 

39,4 

0 

2540 

Лсд 


2,2 

21,5 

4,9 

.36,7 

11,8 

2400 



1,5 

19,3 

10,0 

33,0 

23,3 

2320 

Лсд 4- Ка 2 СО., • ЮН.,О 


4,7 

20,9 

10,7 

36,6 

22,7 

2110 

Иа 2 С0 3 - ЮН 2 0 


1 4.5 

24,2 

, 10,7 

44,2 

19,5 

1820 

Ыа.,СО . • ЮН.,0 4- (Иа, К).,СО а - 6Н..О 


3.9 

26,0 

9,5 

48,3 

16,3 

1730 

(N3, К) 2 СО : , • 6Н 2 0 


2,0 

34,5 

5,3 

70,8 

7,0 

1315 

1 

1,0 

11,5 

3,0 

94,1 

3,0 

1030 



0,5 

49,2 

1,7 

127,5 

1,3 

775 

(N3, К).,СО., • 6Н а О 4- К 2 СО а • 6Н..0 


0 

49,5 

0 

127,8 

0 

785 

к,со., • 6Н,0 

— () 

0,5 

51,5 

1,8 

139,9 

1,2 

705 

(N3, К).,С0 3 • 6'Н„0+ К,СО а • 1,5И.,04- 
4 - к,со 3 -бн 2 о 

—5 

0 

14,8 

0 

22,6 

0 

4420 

Лёд 


5,2 

9,6 

10,4 

14,7 

41,4 

3990 

Лёд 4- Ка 2 С0 3 • 10НХ> 


5,6 

16,2 

12,2 

27,0 

31,0 

2550 

Ыа 2 С0 3 - ЮН,0 


5,8 

20,7 

13.4 

36,7 

26,7 

1995 



5,9 

23,4 

14,2 

43,1 

24,7 

1745 

N3X0,- 10Н 2 О 4- (N3, К) 2 СО а - 6Н 2 0 


5,0 

25,6 

12,2 

48,1 

20,3 

1660 

(Иа, К) 2 СО а • 6Н 2 0 


2,5 

34,2 

6,7 

70,4 

8,7 

1295 

п 


1,4 

41,4 

4,2 

94,3 

4,2 

1015 



0,6 

51,5 

2,1 

140,2 

1,5 

705 

(Иа, К) 2 СО а - 6Н а О 4- КХО э • 1,5Н а О 


0 

51,6 

0 

139,0 

0 

720 

К 2 СО г 1,5Н 2 0 

0 

6,57 

0 

11,9 

0 

100 

8370 

Ка 2 Сб 3 • 10Н 2 О 


6,8 

9,48 

13,8 

14,7 

48,3 

3500 

V 


7,0 

15,9 

15,4 

26,9 

36,5 

2360 

я 


7,2 

20,4 

16,9 

36,7 

31,5 

1865 

я 


8,0 

22,6 

19,6 

42,4 

31,6 

1610 

Ыа,СО.,- 10Н,О 4- (N3, К)ХО а - 6Н 2 0 


6,3 

25,2 

15,6 

48,0 ; 

24,6 

1575 

(Ыа,К) 2 С0 а -6Н 2 0 


3,2 

34,0 

8,6 

70,6 

10,9 

1260 

» 


1,8 

41,2 

5,4 

94,2 

5,4 

1005 

я 


0,7 

51,4 

2,5 

139,9 

1,7 

700 

(Иа, К),СО а • 6Н 2 0 4- К 2 СО а • 1,5Н 2 0 


0 

51,8 

0 

140,1 

0 

715 

К 2 С0 3 - 1,5Н 2 0 

5 

8,5 

0 

15,8 

0 

100 

635 

На 2 Сб 3 - ЮН 2 0 


8,6 

9,3 

17,8 

14,8 

54,6 

3070 

я 


8,7 

15,7 

19,5 

27,1 

41,9 

2145 

„ 


8,8 

20,0 

21,0 

36,6 

36,5 

1735 

я 


10,0 

21,6 

24,8 

41,2 

37,6 

1515 

Ыа,СО„- І0Н,О 4- (N3, К),С0 3 - 6Н..0 


4,0 

33,7 

10,9 

70,5 

13,4 

1230 

(N3, К) 2 СО а • 6Н 2 0 


2,4 

41,0 

7,2 

94,4 

7,1 

985 

» 


1,2 

51,2 

4,3 

140,2 

3,0 

690 

(N3, К) 2 С0 3 • 6Н 2 0 4- КХ0 3 • 1,5Н 2 0 
КХОо- 1,5Н 2 0 

Ма,С0 3 - 10Н 2 О 


0 

52,1 

0 

141,8 

0 

705 

10 

> 10,9 
Ав 

0 

м. 

20,8 

0 

100 

4810 


Продолжение 


1 , °с 

вес. °/о | 

Жидкая фаза 

Ж /1000 ж Н 2 0 | 

индексы 

Твердая фаза 

Иа 2 С0 3 

к 2 со :) 

N3500 3 

К.,со 3 

,Ыа 2 С0 3 

н 2 о 

10 

11,0 

9,0 

23,4 

14,7 

61,4 

2630 

1Ма.,С0 3 - ЮН 2 0 


11,1 

15,2 

25,6 

26,9 

48,8 

1905 



11,2 

19,5 

27,5 

36,7 

42,8 

1560 



12,3 

20,6 

31,2 

40,0 

43,8 

1405 

N3X0,с ЮН 9 0 4- (N3, К).,СО.( ■ 61Ш 


5,0 

33,4 

13,8 

70,7 

16,3 

1185 

(N3, К).Х0 3 • 6Н,0 


3,0 

40,7 

9,1 

94,2 

8,8 

970 



1.7 

50,8 

6,1 

139,4 

4,2 

685 

(N3, К),СО, • 6Н,0 + К.,СО., • 1,511,0 


0 

52,5 

0 

144,1 

0 

695 

К 2 С0 3 - [,5Н 2 0 

1.4 

14,0 

0 

27.7 

0 

100 

3615 

ИаХО, • 10Н..О 


14,0 

8,6 

30,7 

14,5 

68,0 

2210 

„ 


14,0 

14,7 

33,4 

26,9 

55,4 

1660 

„ 


14,2 

18,8 

36,0 

36,6 

49,Б 

1375 

1 „ 


15,0 

19,4 

38,8 

38,5 

50,2 

1290 

N 3 .СО., • 10Н,О 4- (На, К).,СО а • 6 Н,<) 


6,4 

32,9 

17.9 

70,7 

20,2 

ИЗО 

(ІЧа, К)Х0 3 • 6Н,0 


4,0 

40,3 

12,2 

94,3 

М,4 

940 

„ 


2,3 

50,6 

8,3 

140,0 

5,6 

675 

(N3, К),СО а • 6Н,0 + К,СО ; , ■ 1 .5Н..0 


0 

52,9 

0 

146,4 

0 

685 

К 2 С0 3 - 1,5Н,0 

20 

17,75 

0 

36,7 

0 

100 

2725 

Ка.,Сб а . 10Н 2 О . 


17,5 

8,4 

40,1 1 

14,8 

73,1 

1820 

я 


17,8 

14,0 

44,3 

26,8 

62,4 

1405 



18,8 

18,0 

50,6 

37,1 

57,6 

1140 

№і„С0 3 • 10Н 2 О 4- (N3, К) 2 С0 3 ■ бН.р 


8 

32,4 

22,8 

70,9 

24,3 

1065 

' ' (Ыа, К) 2 СО а • 6Н 2 0 


5,3 

39,8 

16,4 

94,5 

14,8 

900 

я 


3,2 

50,2 

11,7 

140,4 

7,7 

660 

(На, К) 2 С0 3 • 6 Н а О 4 - КХ0 3 • 1,5Н а О 


1 Авт. 







Примечание. №. П. (Ыа, К) 2 С0 3 .6Н 2 0 представляет твёрдый рзствор с отношением Ыз:К 
от 0,88 до 2,07. 


1Ѵа 2 СО а —К 2 С0 а -Н 2 0 


В. Е. Тищенко, В. Н. Крат, М. М. Райнес, Труды 1 ИПХ, выи. 29, 173 и 175 
(1936) 


№ 

и "с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. °/о I 

ж/юоо ж Н 2 0 | 

индексы 

Ыа 2 С0 3 

к 2 со 3 

На 2 СО а 

К 2 со., 

Ыа 2 С0 3 

н 2 о 

1 

40 

21,10 

20,42 

61,32 

45,52 

57,39 

936 

(Ыа 2 С0 3 -Н 2 0) 

2 

70 

19,96 

17,26 

54,04 

35,84 

60,12 

1113 

і — 

3 

100 

21,94 

17,46 

61,53 

37,56 

62,10 

1009 

(Яа 2 С0 3 .Н а О) 

4 

70 

21,1 

18,9 

59.8 

41,0 

59,3 

992 

— 

5 


19,4 

22,2 

56,4 

49,5 

53,2 

943 

— 

6 

80 

20,5 

18,2 

56,8 

38,7 

59,5 

1045 

(Ыа 2 СО д • Н 2 0) 

7 


18,7 

23,2 

54,7 

52,0 

51,2 

937 

» 

8 

100 

20,0 

17,8 

54,6 

37,3 

59,4 

1085 

» 

9 


19,8 

23,9 

59,8 

55,3 

51,9 

869 

» 



1 Авт . 







Примечание. М. И. (±0,2’, № 1-3) и изотермическое испарение под уменьшенным 
давлением (№ 4—9). Состав твердой фазы не указав. 


198 


199 



N3', К" 1 СО; 


Ыа,СО а — К 2 С0 3 —Н 2 0 


Ма,С0 3 — К г С0 3 —Н,0 N3', К' Ц СО/ 


На 2 С0 а -К 2 С0 3 -Н 2 0 

С. 3. Макаров, М. П. Шульгина, Изв. ОХН АН СССР, № 4, 521—525 (1940) 



Жидкая фаза 


і, °С 

псе. 

■ »;» 

мол. у о 

л/юоо л н 2 о 

индексы 

Твердая фаза 


N3200, 

К 2 СО„ 

N3.0 О;, 

К 2 со 3 

Ыа 2 СО., 

К,СО а 

Ыа 2 СО„ 

н 2 о 


НИ) 

30,00 

0 



72,84 

0 

100 

1373 

ИаХОз • Н 2 0 


20,40 

20,33 

5,27 

4,45 

58,40 

49,30 

54,22 

929 



12,60 

36,40 

3,69 

8,20 

41,80 

93,00 

31,01 

742 



8,51 

45,80 

2,70 

11,30 

31,40 

131,9 

19,23 

612 

На 2 С0 3 -Н 2 0|- 

+На 2 СѲ 3 -К 2 СО а 


5,01 

52,20 

1,68 

13,58 

19,80 

160,0 

11,01 

556 

І4а 2 С0 3 • КХО а 
На 2 С0,-К 2 С0 3 + 
+К 2 с6 3 . 1 2 ,5Н 2 0 


2,03 

58,62 

0,73 

16,20 

8,79 

195,0 

4,31 

491 

120 

30,00 

0 

— 

— 

72,84 

0 

100 

1373 

Иа 2 С 0 3 


10,00 

36,90 

2,85 

8,09 

32,00 

90,9 

26,04 

814 



6,50 

43,00 

1,92 

9,83 

21,75 

111,5 

16,32 

750 



5,27 

48,50 

1,62 

11,50 

13,70 

132,8 

9,35 

683 

І4а 2 С 0 3 -і- 
+І4а 2 С0 3 -К 2 С0 3 


3,80 

54,20 

1,29 

14,22 

15,26 

168,0 

8,33 

546 


2,76 

59,93 

1,03 

17,10 

12,60 

208,0 

5,71 

453 



2,40 

61,63 

0,90 

18,10 

11,14 

223,0 

4,76 

427 

ИаоСОо • К 2 СО 3 + 
+К 2 С0 3 .1,5Н 2 0 

140 

29,00 

0 

— 

— 

69,42 

0 

100 

1441 

На 2 С0 3 


17,70 

22,84 

4,60 

41,56 

50,80 

50,3 

50,25 

989 



10,79 

38,86 

3,20 

8,88 

36,40 

108,0 

25,21 

693 



2,69 

61,80 

1,02 

9,70 

12,83 

248,0 

4,92 

383 

І4а 2 С0 3 + 
+На 2 С 0 3 • К 2 СО 4 


3,60 

62,07 

1,39 

20,25 

17,78 

258,0 

6,45 

363 

То же 


2,42 

62,43 

0,94 

18,60 

11,65 

231,7 

4,79 

411 



2,68 

64,02 

1,08 

19,80 

13,63 

250,0 

5,17 

379 

НаХО а -К,СО а + 
+К 2 С0 3 - 1,5Н,0 
К 2 С<Ѵ 1,5Н 2 0 


1,39 

67,98 

0,59 

22,20 

7,64 

287,0 

2,59 

339 

145 

28,00 

0 

— 

66,10 

0 

100 

1513 

І4а 2 С0 3 


15,80 

28,20 

4,30 

5.89 

48,00 

65,60 

42,25 

880 



8,80 

46,20 

2,84 

11,42 

33,20 

133,80 

19,88 

599 



5,70 

55,00 

2,27 

15,20 

27,50 

184,10 

13,00 

473 



4,50 

59,80 

1,72 

17,63 

21,30 

218,00 

8,90 

418 

9 


3,20 

64,30 

1,32 

20,30 

16,82 

259,90 

6,08 

361 

І4а 2 С0 3 + 
+К,С0 3 . 1,5НоО 
К 2 СО а -1 ,5Н 2 0 


3,00 

64,60 

1,24 

20,30 

15,80 

258,00 

5,77 

365 


2,20 

67,10 

0,94 

21,60 

12,10 

278,50 

4,16 

344 



1,20 

68,70 

0,52 

22,80 

6,79 

298,00 

2,23 

328 

я 


Авт. 





Примечание. М. И. (в запаянных трубках). 


Иа 2 СО а —К 2 СО а —Н 2 0 

О. Егѵіп, А. Оіогді, С. МсСагІЬу, Л. Аш. СЬеш. Зое., 66 , 387 (1944) 





Жидкая фаза 




1 , °с 

вес 

°| 0 

Л/1000 л Н 5 0 

индексы 

Твердая фаза 


Ыа 2 С 0 3 

к„со 3 

Иа 2 С0 3 

К 2 СО 3 

Ыа 2 СО ; 

| н.о 


100 

30,9 

0 

76,0 

0 

100 

1315 

№і,С0 3 .Н 2 0 


24,1 

12,2 

64,3 

25,0 

72,0 

1120 



21,8 

16,2 

59,7 

34,0 

63,7 

1065 



20,0 

17,0 

53,9 

35,2 

60,5 

1120 



19,7 

20,8 

56,3 

45,6 

55,2 

980 



15,2 

27,0 

44,7 

60,9 

42,3 

945 

у 


16,1 

28,6 

49,5 

67,4 

42,3 

855 

п 


15,3 

29,4 

47,0 

69,3 

40,4 

860 



14,8 

29,7 

45,3 

69,7 

39,4 

870 



12,4 

35,1 

40,1 

87,1 

31,5 

785 



10,3 

37,7 

33,7 

94,5 

26,3 

780 



10,1 

40,5 

34,7 

106,9 

24,5 

705 



9,3 

41,4 

32,0 

109,5 

22,6 

705 

„ 


9,1 

42,2 

31,8 

113,0 

21,9 

690 

и 


8,6 

43,9 

30,8 

120,5 

20,3 

660 

На 2 СО а • 1011 2 0+^Х0 3 • К 2 СО а 
(ср. 5) “ 


8,4 

44,6 

30,4 

123,7 

19,7 

650 

І4л.,СО а • КХО-, 


7,5 

45,4 

27,0 

125,7 

17,7 

655 

ѵ 


6,6 

47,2 

24,3 

133,2 

15,4 

635 



6,0 

49,9 

23,1 

147,5 

13,5 

585 

у 


5,3 

49,8 

20,1 

144,6 

12,2 

605 

,, 


4,4 

51,8 

17,1 

154,2 

10,0 

585 



3,8 

51,9 

14,6 

152,7 

8,7- 

598 

„ 


4,7 

52,0 

18,5 

156,6 

10,5 

' 571 

„ 


2,7 

57,0 

11,4 

184,4 

5,8 

511 

„ 


2,2 

57,0 

9,1 

182,1 

4,8 

523 

у 


1,5 

59,2 

6,5 

196,4 

3,2 

493 

ИаХО.з • К 2 СО а +К 2 СО а • 1,5Н 2 0 
(ср. 5) 


1,3 

58,9 

5,5 

192,9 

2,8 

504 

К 2 С0 3 - 1,5Н 2 0 


0 

60,9 

0 

203,0 

0 

493 


150 

27,7 

0 

65,1 

0 

100 

1535 

Иа,С0 3 


20,1 

16,1 

53,5 

32,9 

62,0 

1155 

я 


14,8 

29,6 

45,2 

69,4 

39,5 

870 

» 


9,2 

44,3 

33,6 

124,2 

21,3 

634 

» 


8,6 

46.4 

32,5 

134,4 

19,5 

599 

Ка 2 СО.,+На 2 СО а - К 2 СО а 


8,4 

47,5 

32,4 

140,4 

18,7 

579 

Иа 2 С0 3 .К 2 С0 3 


6,6 

50,2 

26,0 

151,5 

14,6 

563 

„ 


5,7 

52,7 

23,3 

165,1 

12,4 

531 

я 


4,2 

55,0 

17,5 

175,7 

9,1 

518 



2,7 

58,7 

11,9 

198,2 

5,6 

476 

„ 


2,0 

63,3 

9,8 

237,8 

4,0 

404 

„ 


1,6 

64,4 

8,0 

246,9 

3,1 

392 



2,1 

67,6 

11,8 

290,8 

3,9 

331 

у 


1,1 

67,5 

6,0 

280,2 

2,1 

349 

N 3 X 0 . 3 . КХ0 3 +К 2 С0 3 . 1,5Н 2 0 


1,7 

65,7 

8,9 

262,7 

3,3 

368 


2,4 

67,1 

13,4 

286,8 

4,5 

333 

9 » 


1,0 

68,2 

5,5 

288,7 

1,9 

340 

К 2 С0 3 . 1,5Н 2 0 


^ 0 

Ав 

(71,0) 

т. 

0 

(319,2) 

0 

(313) 

» 


Примечание. М. И. (± 0,1 е ). т=38 час. при 

100 е и 22 часа при 150“, 
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Ма', Оз' В 50, 


N3,5 О*—0,5,50,—НгО 


N3% N14," Д СГ 


N301—N11,01—Н 2 0 


N8', К* цв 4 0. 


К 2 В 4 0 7 — Н 2 0 

X Е. Тееріе, ТЬе Іпсіизігіаі Оеѵеіортепі о{ Зеагіез Ьаке Вгіпез, стр. 134, 1929 





Жидкая фаза 




1 , °с 

вес. 

°;о 

г/100 г Н„0 

Л4/1000 М Н г О | 

Твердая фаза 


№ 2 В,0, 

к 2 в,о. 

№ 2 В,0 7 

1 

N341,0, | 

к,в,о 7 


35 

5,0 

5,1 

о 

5,3 

0 

4,7 

0 

1Ма 2 В 4 0 7 • ЮН,() 

18,5 

6,7 

24,2 

6,0 

18,6 

]Ма„В 4 (Ѵ 10Н 2 О-|- 
- |-К.,В 4 0 7 • 4Н а О 


0 

17,55 

0 

21,3 

0 

!6,4 

К.,В 4 0 7 • 4Н..О 





Авт. 




Пріцімап но- М. М. (і 9.3°). і --несколько суток. Данные получены при участии 
\Ѵ. И. Витке и Н. бе Корр. 


Ыа', К'||В Й Он 
ШВ Б 0 8 —КВ 5 0 8 — Н 2 0 

Л. Е. Тееріе, Тііе Іікіизіііаі Оеѵеіоршепі оі Зеагіез Іаке Вгіпез, стр. 136, 1929 


— 

Жидкая фаза 


(. °с 

вес. 

°/о 

г/100 г Н.,0 | 

А4/1000 М Н 2 0 

Твердая фаза 


КаВ 5 0 3 ( 

КВ„0„ 

КаВ,О в | 

кв 5 о, | 

К Г аВ 5 0 3 | 

КВ 5 О в 

і 

35 

15,8 

0 

18,8 

0 

16,4 

0 

N3,0 • 5В 2 0 3 • 10Н,О 

14,5 

1,60 

17,3 

3,8 

15,2 

1,6 

Иа 2 0 • 5В 2 0 3 • 10Н„О+ 
+К 9 0 • 5В 2 О ч • 8Й 2 0 



0 

4,75 

0 

10,0 

0 

4,0 

К 2 0 • 5В 2 0 3 • 8Н 2 0 




Авт. 



Примечание. М. И. (±0,3°). х — несколько суток. Данные получены при участии 
\У. Е. Витке и Н. бе Норр. 


N 3 ', Сз'ЦБОГ 
Ыа 2 30 4 — Сказов Н 2 0 
11. \У. Еооіе, Л. Аш. Сііет. Зое., 33, 467 (1911) 


(, °с 

Жидкая фаза 

Тверда» фаза 

вес. °; 0 1 

А4/1000 М ТОО | 

индексы 

Ыа а 80 4 

Сз.,80, 1 Ка г 80 4 | 

Сз 2 80 4 1 

| № 3 8 0 4 | 

н 2 о | 

25 

11,45 

Лв 

54,68 

т. 

42,88 

80,37 

34,79 

811 

іЧа 2 5 0 4 +С8 2 50 4 


Примечание. М. И. х = 2~7 суток (после предварительного перегрева). Анализ твердой, 
фазы: хим. 


N3', мн;цр' 


ЫаР—ЫН 4 Р—Н а О 

Н. Наепбіег, А. Сіош, Л. Аш. СЬеш. Зое., 74, 1843 (1952) 


(, °с 

Жидкая фаза | 

Твердая фаза 

(, °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. 

°/о 

вес 

°/о 

N3? 

N14.? 

N3? 

N14,? 

25 

4,43 

0,90 

ИаР 

25 

2,48 

24,45 

ИаР 


4,01 

2,45 



3,25 

29,45 



2,99 

4,80 



3,15 

33,26 

и 


3,24 

5,02 



3,49 

34,37 

н 


3,25 

6,90 



4,22 

35,97 

и 


2,60 

7,26 



2,88 

41,57 

(N3?) 


2,33 

10,18 

» 


0,08 

44,32 



2,24 

12,08 



0,16 

44,49 



3,07 

15,10 



0,23 

44,85 



2,39 

19,26 



0,00 

45,50 



2,57 

20,31 



. 




,и " 

Авт. 



Авт. 



Примечание. М. И. Анализ жидкой фазы: N1 і д -- - переі онкой из щелочных растворов в рас¬ 
твор Н 3 В0 3 с последующим титрованием, Ыа’ —в виде . [после введения в раствор Н 2 80, 

п прокаливания с (ЫН 4 ) 2 СО,|. Анализ твердой фазы: М. О. и дифракция рентгеновских лучей. 


№', МНІ||СГ 

ИаСІ—ІѴН 4 СІ— Н,0 

МиШег, ЛаІігсзЬег. Еогізсііг. СЬет., стр. 66 (1866) 




Жидкая фаза 



1 . °с 

вес. 

■ °;о 

і г /100 ; 

г Н 2 0 

Твердая фаза 


N3(11 | 

N14,01 

N301 | 

ЫН 4 С1 

10 

26,35 

0 

35,8 

0 

N301 


20,05 

13,05 

30,0 

19,5 

№СІ4^Н,С1 


0 

25,0 

0 

33,3 

N11,01 

18,75 

26,45 

0 

36 

0 

N301 


17,75 

14,85 

26,38 

22,06 

N801-(-N14,01 


0 

26,85 

0 

36,7 

N14,01 

1 кипения 

28,75 

0 

40,4 

0 

N801 


11,1 

ЗУД 

22,3 

78,5 

№СІ-(^Н,ГЛ 


0 

46,6 

0 

Аг, 

87,3 

>т . 

N4*01 

Примечал н о. 

М. И. х —несколько часов. 



ЫаСІ— ЫН 4 С1—Н а О 

11. ЗсЬгеІЬ, 2. ап§'. Сііет., 16,445—446 (1889) 


№ 


| Жидкая фаза 


(, °с 

вес. 

• °!о 

1 г/л 

а 

Твердая фаза 

_ _ 


N301 

I ЫН 4 С1 

| N301 

| N14,01 

1 , 
2 

3 

4 

5 

6 

—2 

—5 

20 

і кипения 

20,06 

17,05 

16,86 

10,08 

14,56 

15,37 

206.3 

1 206,8 

237,1 

200,5 

198.3 
212,0 

140,9 

129,0 

119.2 

171.2 
180,8 
194,0 

1,1820 

1,1758 

1,1765 

№СІ-(^Н,С1 

^сі4^н”,сі(?) 

№С1(?)4^Н,С1 

№ГП+ті,01 





Авт. 



Примечание. Данные № 1—2 получены при охлаждении растворов, Аэ 3—4—при раство¬ 
рении одной соли в насыщенном растворе другой, №5—6—при Испарении растворов. П. П. Фёдотье» 
(1904 г.) правильно отметил, что опыты выполнены недостаточно точно и допущение в твеодой 
фазе двойной соли МаОІ-МН,ОІ ошибочно. ’ 1 
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N3’, ЛН/ІІС1’ 


N аСІ—N11,01—Н,0 


№СІ—N14,01—Н 2 0 

П. П. Федотьев, Изв. Политехи, института, 1, № 3—4, 309 (1904); 2. рііуз. 
СЬеш., 49, 170-171 (1904); 2. ап§. СЬеш., 44, 1649 (1904) 


Жидкая фаза 


и °с 

вес. 


г/100 

г Н.О 

г!л 

ЛГ/100С 

) г Н 3 0 


Твердая фаза 


N301 

N11*01 

N801 

N11,01 

ЫаСІ 

N11,01 

N801 

N11,01 



0 

26,27 

0 

(35,63) 

0 

_ 

_ 

(6,09) 

0 

_ 

ЫаОІ 


19,99 

10,20 

28,64 

14,61 

236,5 

121,0 

4,89 

2,73 

1,185 

ЫаС1+ЫН,С1 


0 

22,96 

0 

29,8 

0 

246,1 

0 

5,57 

1.069 

N14,01 

15 

26,34 

0 

(35,76), 

0 

(316,9) 

0 

(6,12) 

0 

1,200 

ЫаСІ 


23,59 

4,14 

32,64 

5,73 

281,0 

49,3 

5,58 

1,07 

1,191 

„ 


21,14 

8,38 

30,00 

11,89 

250,0 

99,1 

5,13 

2,22 

1,183 

V 


18,63 

12,78 

27,16 

18,64 

219,0 

150,3 

4,64 

3,48 

1,176 

„ 


18,20 

13,56 

26,68 

19,88 

213,5 

159,4 

4,55 

3,72 

1,175 

ШСЦ- N11,01 


14,57 

15,67 

20,89 

22,47 

168,0 

180,7 

3,57 

4,20 

1,153 

N11,(11 


8,75 

19,79 

12,24 

27,7 

98,0 

221,7 

2,09 

5,18 

1,120 

„ 


4,35 

22,99 

5,98 

31,64 

47,5 

252,1 

1,02 

5,91 

1,097 

» 


0 

26,20 

0 

(35,5) 

0 

(283,1) 

0 

6,64 

1,077 

ЫаОІ 

30 

26,49 

0 

(36,03) 

0 

— 

-- 

(6.16) 

0 

— 


16,55 

16,98 

24,9 

25,54 

193 

198 

4,26 

4,77 

1,166 

ШС1+Ы14,С1 


0 

29,40 

0 

(41,64) 

-- 

— 

0 

(7,78) 

— 

N14,01 

45 

26,74 

0 

36,50 

0 

— 

— 

6,24 

0 

— 

N301 


15,03 

20,70 

23,39 

32,21 

— 

— 

4,00 

6.02 

— 

ЫаСІ+ЫН,СІ 


0 

32,60 

0 

48,37 

— 

— 

0 

9,03 

— 

N14,01 


| I I Лет. | 

Примечание. М. И. (±0,2°). т — несколько суток. Анализ жидкой фазы: С1— титрованием 
ЫаСІ— выпариванием и прокаливанием смеси. 


ІЧаСІ—N44,01—Н 2 0 

II. 5Ьог§1, С. Ргапсо, Оахг. сЫш. Каі., 51, 1—57 (1921) 


Жидкая фаза 

(, "С вес. ";о I ЛТ/1000 М Н а О Твердая фаза 



№С1 

N11,01 

N301 

ш.сі 


0 

26,20 

0 

109,34 

0 

N301 


19,57 

10,22 

85,76 

49,00 

ыасі+ын 4 сі 


0 

22,82 

0 

99,52 

N14,01 

10 

26,32 

0 

110,00 

0 

N301 


18,26 

12,49 

81,18 

60,71 

ЫаС1+ЫН,С1 


0 

25,01 

0 

112,22 

NN,01 

25 

26,43 

0 

110,64 

0 

N301 


16,82 

16,16 

77,35 

81,14 

ЫаС1+№4,С1 


0 

28,28 

0 

132,70 

N14,01 


I Авт. 

Примечание. Заимствовано из СТЭ, 7, 37 (1931). 
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N3'. ГЩ,‘ ЦСГ 


N301—N11.01—Н.О 



ЫаСІ—ЫН 4 С1—Н 2 0 

А. Шѵеіі, 4. СЬеш. 5ос„ 121—122, 383—391 (1922) 

Жидкая фаза 

і, °С_ вес. _I + Твердая фаза 

N801 | КН.С1 I “4 __ 

ШОІ+ЫН,С1 
N14,01 

№С1+Ы11,СІ 
N11401 

ЫаО[-(- N11401 

» и 

N11 4 С1 

N.1011 N1 ЦСЛ 

| Авт. | 

Примечание. М. И. (±0,1° при 0° и ±0.02° при 25—80°). т: от 8 час. при 0° до 18—30 час. 
при 25—80°. Анализ жидкой фазы: СГ —титрованием, N1^*— посредством дистилляций, N3* — но раз 
ности. По указаниям Зильбермана и Иванова (1941 г.) данные при 60 е являются ошибочными. 


0 

19,9 

10,2 

‘ 1,133 


11,1 

15,3 

1,185 

25 

17,1 

15,9 

1,170 


8,9 

21,5 

1,128 

40 

15,5 

19,4 

1,163 

60 

15,7 

24,4 

1,150 


7,4 

29,2 

1,118 

80 

12,0 

29,5 

1,141 


№СІ — ІѴН 4 С1 —Н 2 0 

Е. Торогезси, Сопірі. гене!., 174, 871 (1922); 175, 269 (1922) 

__ Жидкая фаза _ 

I, °С вес. “|о г/100г Н 2 0 ЛІ/1000 Л1 Н,0 индексы Твердая фаза 

_ N801 | N11.01 ~№С1 | N11.01 ІІаСІ | NН1С1 N801 | Н а О _ 

15 26,3 0 35,7 О 

18,45 13,75 27,27 20,3 

О 26,0 0 ' 35,1 

35 26,5 7 0 36,18 О 

16,04 17,99 24,32 27,28 

О 30,36 0 . 43,6 

50 26,83 0 36,67 О 

14,44 22,09 22,75 34,8 

О 33,51 0 50,4 

Авт. 

Примечание. М. И. т=2,5—5 час. 


110,0 О 

83,8 68,4 

О 118,2 

111,5 О 

74,95 91,8т 

О 146,8 

113,02 О 

70,12 117,2 

О 169,7 


100 909 

55,1 657 

О 846 

100 897 

44,9з 600 

О 681 

100 885 

37,44 534 

О 589 


ИаСІ 

N301+1411,01 

N11,01 

N301 

ЫаСЦ-МН,С1 

N11,01 

N301 

ШСЧ44Н.С1 

N 11,01 
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Ыа\ Ш, - И СѴ 


N а С1—N Н,С 1—Н 2 0 


ЫаСІ— ЫН 4 С1—Н 3 0 

В. К. Семенченко, Е. А. Завада, ЖОХ, 1, вып. 8 — 9, 1121(1931) 


Жидкая фаза 


М/1000 г Н,0 


Твердая фаза 



0,2618 

0,5264 

1,0613 

1,3372 

1,6087 

0,7927 

0,2590 

0,5204 

0,7847 

1,0522 

1,3208 


И&СІ— ]МН 4 С1—н.о 

М. М. Ярлыков, ЖПХ, 7, вып. 6 , 904(1934) 


Жидкая фазЯ 


г/100 г Н,0 


М/ІОООМН.^ОІ индексы 


№С||ші,С1 ЫаСІ ЫН.С1 №С1 МЛ 4 С1 ЫаСІ N11,01 ЫаСІ | Н 2 0 


■10 24,85 
19,7 
11,2 
О 

О 26,05 
19,59 
12,99 
О 

10 26,1 
20,1 

18.5 

11.9 
О 

20 26,25 
25,1 

19.9 

17.5 
16,35 
8,05 
О 

35 26,5 
15,75 
13,24 
О 


О 33,06 

8.75 27,5 
13,85 14,9 

20.8 О 

О 35,2 
10,07 27,86 
14,06 17,80 
23,0 О 
О 35,3 

9,7 28,6 
12,65 26,9 

16.9 16,7 

24.9 О 

О 35,6 
2,00 34,4 

10.75 28,7 
14,6 25,8 

15.2 23,9 

21,4 11,40 

27.3 О 
О 36,1 

18.25 23,9 
20,38 19,94 

30.25 О 


О 5,05 

12.2 3,97 
18,45 2,16 

26.3 О 

О 5,35 
14,32 3,95 
19,28 2,53 

29,9 О 
О 5,36 

13,8 4,06 
18,35 3,72 

23.7 2,3 

33.2 О 

О 5,38 
2,74 5,15 

15.5 4,02 

21.5 3,52 

22.2 3,26 

30.3 1,54 

37.5 О 

О 5,41 

27.7 3,15 

30.7 2,6 

43.4 О 


О 101,9 
1,93 84,7 
2.92 45,9 

4.13 О 

О 108,5 
2,22 85,8 
3,0 54,8 

4,58 О 
О 108,8 

2.14 88,1 
2,77 82,9 
3,60 51,5 
5,0 О 

О 109,7 
0,45 106,0 
2,38 88,4 
3,18 79,5 
3,29 73,6 
4,45 35,1 
5,49 О 
О 111,3 
3,98 73,6 
4,37 61,4 
6,09 О 


О 100,0 

41.1 67,3 

62.1 42,5 

88,6 О 

О 100,0 

48.2 64,0 

64,9 45,8 

100.7 О 

О 100,0 

46,5 65,5 

61.8 57,3 

79.8 39,2 

111.8 О 

О 100,0 

9,2 92,0 

52.2 '62,9 
72,4 52,3 

74.8 49,6 

102.1 25,6 

126.3 О 

О 100,0 

93.3 44,1 

103.4 37,3 

146.2 О 


Твердая фана 


981 1,1898 
795 1,1785 
956 1,1284 
1129 1,060 
922 1,2020 
746 1,1788 
835 1,1405 
993 1,066 
919 1,1994 
743 1,1788 
691 1,1719 
762 1,1363 
894 1,072 
912 1,201 
868 1,1983 
711 1,1789 
658 1,1724 
674 1,1591 
729 1,1181 
792 1,076 
898 1,1910 
599 1,1644 
607 1,1490 
684 1,081 


ЫаСІ 

N«01 +N11,01 
ЫаГ.1 

N301 -|- N11,01 
ЫН 4 С1 


ЫаСі + Ш-ЬСІ 
N1001 


N301 4- ЫН 4 С1 
ИН 4 С1 


N301 

N301 + N1001 
№і 4 С1 
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Ыа\ ЫН. - Ц СГ 


N« 01 —ЫН.С 1 —Н ,0 


Жидкая фаза 

°с вес. °'о г/100 г Н 3 0 I М/л ЛГ/іООО МН..0 индексы I 

ЫаС1ІЫН 4 СІ N3011 NN,01 NаС1|NН4С1 N8011 NN,01 ЫаСІІН.,0 


Продолжение 


Твердая фаза 


50 26,9 
24,44 
21,3 

21.24 

15.25 

10,1 

5,97 

3,89 

О 

05 27,1 
16,2 
12,66 
8,35 
О 

80 27,2 
26,53 
11,55 
10,0 


О 36,8 
4,11 34,2 
8,1 30,2 
10,27 31,02 
21,05 23,9 
25,25 15,6 
28,32 9,09 

30.12 5,9 
32,9 О 

О 37,2 
19,6 25,2 

26.13 20,69 
29,5 13,4 
36,1 О 

О 37,4 
1,18 36,7 
29,75 19,7 
30,8 16,9 
39,15 О 


5,75 4,95 
11,5 4,50 


45,64 0,74 
49,0 О 


0,93 105,4! 
1,80 93,1 


1,63 5,4 


0,27 113,1 1 
6,36 60,7 


О 100,0 882 

19.4 84,5 802 

38.7 70,6 759 

50.5 65,4 684 

111.1 39,9 541 

131.7 26,7 556 

145.2 16,2 577 

153.7 10,6 582 

165,0 0 606 

О 100,0 872 

102.7 43,0 555 

143.8 30,7 482 
159,6 20,5 498 

190.3 0 525 

О 100,0 867 
5,5 95,4 843 

170.8 26,2 432 
175,1 22,9 440 

216.9 0 461 


ЫаС1 + ЫН 4 С 
ЫН 4 С1 


ЫаС1 + ЫН 4 С1 
N14/11 


ЫаС1 + ЫН 4 С1 
ЫН /11 


II р и М е м ;і м и е. М. И. х = 8 чае. 


ЫаСІ— ын/и-н/э 

11. И. Ахумоь, М. И. Соловков, ЖОХ, 6, вып. 4, 545(1936) 



Жидкая фаза 




іи 

с. °;о 

% ШСІ 

п 

Твердая (раза 

N.401 

NN.01 

от 2 солей 



26,35 

0 

100 

1,3826 

ЫаСІ 

24,35 

2,95 

89,20 

1,3824 

» 

22,45 

6,10 

78,64 

1,3853 

» 

20,60 

9,10 

69,36 

1,3882 

V 

(17,70) 

(13,80) 

56,19 

1,3930 

ЫаСІ + ЫН 4 С1 

13,20 

16,80 

44,00 

1,3897 

ЫН 4 С1 

9,70 

19,30 

33,45 

1,3880 

» 

7,40 

20,90 

26,15 

1,3869 

» 

3,10 

23,95 

11,46 

1,3850 

» 

0 

26,05 

0 

1,3816 

» 


Авт. 


Примечание. М. И. (± 1°). т—несколько месяцев (с периодическим встряхиванием). Ана¬ 
лиз твердой фазы: микр. л —коэффициент преломления. 
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Кя\ ЫН,-|С1’ 


ЫаСІ —ЫН 4 С1—Н.О 


ЫаСІ— ЫН/11—Н 2 0 

5, Кезіаіпо, АШ беі X сопдгеззо Іпіегпахіопаіе 61 сЫтІса, 2, 761—766(1938) 

Жидкая фаза Жидкая фаза 

° С - — :- °1° - Твердая фаза I, °С _ 0||> _ Твердая фаза 

ЫаСІ I ЫН.СІ _ ЫаСІ | ЫН 4 С1 


19,50 12,68 
17,28 15,86 
10,73 20,58 
5,43 24,52 


16,46 18,84 
14,43 22,33 
12,69 23,53 


ЫаСІ + ЫН/11 
ЫН 4 С1 


ЫаСІ + ЫН/11 
ЫН/11 


7,51 27,97 
2,98 31,05 


21,14 12,86 
18,00 20,06 
14,06 28,05 
13,04 30,10 
10,82 34,13 
7,29 37,43 
2,25 41,45 
О 43,57 

Авт. 


N14/11 


ЫаСІ + N11/1 
N 11/11 


| Авт. I I | Авт. | 

Примечание. М. И. 

ЫаСІ— ЫН 4 С1—Н. 2 0 

IV. Кеіпбегз, Н. Ыісоіаі, Нес. Ігаѵ. сЫт., 66, 177—480(1947) 

I_Жидкая фаза_ | 


ЫаСІ 

NN.01 

ЫаСІ 

н,о 

20,2 

10,0 

64,9 

728 

18,9 

12,3 

58,5 

690 

18,0 

13,6 

54,7 

675 

16,9 

16,1 

49,0 

630 

> 15,5 

18,9 

42,8 

Авт. 

590 

Примечание. 

м. и. 

тдгі сутки. 



Твердая фаза 


ЫаС1 + ЫН 4 С1 


ЫаСІ —ЫН 4 С1—Н а О 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

Жидкая фаза 


'•‘ С вес '°'° г/100 г Н 2 0 "{““І 


Твердая фаза 


N301 NN.01 ЫаСІ ЫН.СІ N301 NN.01 ЫаСІ | Н,0 


В. Кагзіеп, РЫІозорЫе бег СЬетіе, стр. 327, 1843 
17 17,8 14,9 26,4 | 22,1 — — — — ЫаСІ |- ЫН/11 

Авт. 

К. ііауст, .1. ргакі. Сііетіе, 103, 119(1868) 

13—16 _ 31,13 — — — — I — — ЫаСІ-|- ЫН/11 

Авт. I 


14 За*, заі. 
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N3', МѴІС 1 ' 


КаСІ— N44.0—Н ,0 


Продолжение 


Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. о/о 

г/100 г Н г О 

Ж/1000 г 
раствора 

индексы 

ЫаСІ 

Ш,С1 

ЫаСІ ЫН,С1 

ЫаСІ Ш.С1 

ЫаСІ 

н.о 

Р. 

16,3 

Ніісіогіі 

15,6 

, Ро§8. Апп., 
23.9 | 22,9 

148, 464(187, 

1); Вег. 

6, 48 

4(1873) 

ИаСІ + ИН 4 С1 

Авт. 


і, *с 


20,5 


Э. Махгоііо, Кепбіс. ізШ. ЬотЬагбо (2), 23, 634(1890) 

№С1 + 1МН 4 С1 


25,05 

18,51 | 7,621 25,0 | 10,3 

— 

— 

— 

— 


Авт. 






ІУпгтзег, Сошрі. гепб., 174, 1466(1922) 


100 


20 


10,75 


18,51 


34,0 


19,5 | 61,5 
Авт. 


22,4 | 6750 I ИаСІ + 1МН 4 С1 


Авт. 


Е. Непд/абе, СЫш. е( 1п<1., 7, 301 (1922) 


14,32 

— 

—■ 

— 

— 

54,2 | 638 






Авт. 


№С1 + 1МН 4 С1 


Р. М. Мопѵаі, Апп. сЫт. (10), 3, 137(1925) [М. И., т = 7 час.] 

ИНіСІ 
№С1 
МН 4 С1 
ИаСІ 


10,6 

16,59 

13,90 

23,86 

19,99 

— 

— 

— 

— 

15,88 

19,94 

11,05 

28,90 

16,02 

— 

— 

— 

— 

18,25 

16,43 

15,23 

24,05 

22,29 

— 

— 

— 

— 

24,10 

20,07 

11,02 

29,13 

16,00 

— 

— 

— 

— 




Авт. 






Кгаизе, Рггет. СЬеш., ІУагзгаѵа, 11, 626(1927) 


100 


9,7 


36,2 


18 | 67 
Авт. 


НаС1 + 1МН 4 С1 


Г. И. Горштейн, 3. П. Ткаченко, ЖПХ, 13, вып. 17, 1046(1936) 

НаС 1 + 1 МН 4 С 1 


0 

19,821 10,18! 

— 


— 

— 

— 

— 


Авт. 



і 





К. ЬаиіІепЪигдег, Вгобзку, Сотрі. гепб., 206, 1385(1938) [М. И., х = 4 суток] 

ИаСІ + 1МН 4 СІ 


0 

25 


19,95 

10,2 

- | 

— 

17,6 

1 

1 

14,05 




4,89 2,73 

4,41 3,85 

Авт. 


Я. И. Зильберман, П. Т. Иванов, ЖПХ, 14, вып. 7—8, 943 и 945 (1941) 
[М. И., х = 6—25 час.] 

ИаС1 + ]МН 4 С1 


60 

85 

11,96 25,30 
11,57 29,94 

_ 

— 


— 

30,3 1028 

26,0 858 


Авт. 





Авт. 
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2 часа (с перемейшванием). Составы в г/100 г Н г О для № 4—6 и 9—11 рассчитаны нами. 



Ыа", ЫН.’ 0 50, 


N3,504—(Ш,),5 0,—Н,0 


N3', ЫН, - В 50, 


N8,50,—(КН 4 ),30 4 —Н а О 


N а 2 80 4 ——Н 2 0 


С. Маіі§поп, Р. Меуег, Сотрі. гепсі., 165, 788—789 (1917); 166, 116—117 и 
687—688 (1918); Аші. сЫт., 9, 265—290 (1918) 


1 , °с 

Жидка 

вес. о|о 

я фаза 

іИ/1000 г 

Твердая фаза 

№ 2 80 4 |^Н.) 2 30. 

Ка 2 30.|^Н 4 ),,80 4 

— 1,2 

3,84 

0 

0,270 

0 

Ш 2 80 4 • ЮН 2 0 4- лёд 

-21 

2,84 

37,00 

0,20 

,:,2,80 

• ЮН^О (N^14)9^04 лбд 

—18 

0 

37,51 

0 

ьі 2,839 

(ЫН 4 ) 2 5 0 4 + лёд 

26 

27,34 

12,55 

1,925 

0,950 

N3,504* ЮН,0 + Ка 2 80 4 4* 






4-NаNН 4 50 4 •2Н 2 0 

32,3 

33,38 

0 

2,350 

0 

N3,504- ЮН 2 0 4-N3^04 

-13 

4,23 

37,00 

0,298 

2,80 

Ш 2 5 0 4 • ЮН 2 0 4* NаNН 4 504 • 2Н а О 

1 

7,40 

29,10 

0,521 

2,202 


14 

15,34 

21,49 

1,080 

1,626 


19 

18,54 

18,98 

1,305 

1,436 


25,5 

26,73 

13,29 

1,882 

1,006 


29 

26,22 

13,94 

1,846 

1,055 

N33804 4* NаNН4504 • 2Н 2 0 

33,5 

25,21 

16,28 

1,775 

1,232 


38,5 

23,68 

19,21 

1,667 

1,454 


46 

21,42 

23,96 

1,508 

1,813 


58 

17,53 

33,44 

1,234 

2,531 


59 

16,69 

36,01 

1,175 

2,725 

N3,504 4- NаNН4504 • 2Н 2 0 4- ^Н 4 ) 2 50 4 

62,5 

16,72 

36,33 

1,177 

2,749 

(2)N3-2804 4* NаNН45 04 • 2Н 2 0 

79 

15,8 

38,19 

1,115 

2,890 


10 

11,68 

24,41 

0,822 

1,847 

N33804 • 1°Н 2 0 4* (NN4)3804 

И 

12,86 

23,39 

0,905 

1,770 


14 

14,86 

21,62 

1,046 

1,636 

» » 

35 * 

9,35 

38,03 

0,658 

2,878 

N3,504 4- (NN4)2804 

44,5 

12,77 

37,26 

0,899 

2,820 

N3,504 4- (NN4)3804 (ср. 2) 

50 

19,50 

27,86 

1,373 

2,108 


79 

15,84 

3б,53 

1,115 

2,916 

N32804 4* (Ш1 4 ),50 4 

80,5 

16,44 

38,76 

1,157 

2,933 


99 

16,65 

31,18 

1,172 

3,118 


100 

16,01 

40,46 

1,127 

3,062 

и » 

108 

16,19 

41,62 

1,140 

3,149 

» N 

109 

16,12 

41,80 

1,135 

3,163 

» и 

111 

15,98 

41,95 

1,125 

3,175 

» » 

—19 

3,08 

37,07 

0,217 

2,805 

NаNН48 04 •2Н20 4-(NN4)3804 (ср. 2) 

— і 

4,74 

37,75 

0,334 

2,857 

» » » 

17 

6,46 

37,81 

0,455 

2,861 

^NN4804 ■ 2Н 2 0 4* (NN4)3804 

19 

6,46 

37,80 

0,455 

2,823 


19,5 

6,46 

38,21 

0,455 

2,892 

ѵ „ 

21 

6,95 

37,99 

0,489 

2,875 


22 

6,95 

37,61 

0,489 

2,846 


30 

6,95 

37,77 

0,489 

2,858 


33 

9,06 

37,77 

0,638 

2,858 


33,5 

9,42 

37,32 

0,663 

2,824 

о У 

38,5 

10,07 

38,19 

0,709 

2,890 

* 

44 

11,34 

37,90 

0,798 

2,868 

» V 

52 

13,38 

36,80 

0,942 

2,785 

М<^Н450 4 • 2Н 2 0 4 (NN4)380* (ср. 2) 

58 

15,44 

36,60 

1,087 

2,770 

к » м 




Авт. 



Продолжение 


! 

1. “С 

1 

Жидкая фаза 

вес. о/о 1 ЛГ/1000 г 

№ 4 50 4 |^Н 4 ) 4 50 4 | N33X0. 

Твердая фаза 

62,5 

16,34 

36,44 

1,150 

2,758 

^NN4504.2Н г О 4* (NN4)3804 

79 

16,42 

38,20 

1,156 

2,891 


96 

16,36 

39,69 

1,152 

3,004 


20 

19,55 

18,18 

1,376 

1,376 

^МН 4 30 4 • 2Н г О 

21 

19,84 

17,94 

1,397 

1,358 


28 

20,51 

19,28 

1,444 

1,459 


35 

21,52 

19,97 

1,515 

1,511 


42 

22,73 

21,14 

1,60 

1,60 


98 

17,37 

40,50 

1,223 

3,065 

» 




Авт. 



Примечание. М. И. (± 0,5°). х й 15 час. (с перемешиванием). Анализ твердей фазы: хпм. 
Анализ жидкой фазы: на ЫН 3 (с отгонкой) и 8 о". 

Ш 2 8С>4—(N114)2804—Н а О 

К. ШзсЫгаіѵа, Л. 8ос. СЬет. Іті, Ларап, 23, 25—43 (1920) 


л ®с 

Жидкая фаза 


вес. «(о 

Л4/1000 М Н ,0 

Ш а 30 4 

^Н.) а 80. 

N3,50. 

^Н 4 ) а 30 4 

15 

11,58 

0 

16,61 

0 



15,74 

20,96 

31,54 

45,14 



6,01 

38,57 

13,74 

94,86 



0 

42,43 

0 

100,50 


;;о 

29,08 

0 

52,01 

0 



30,62 

6,36 

61,63 

13.75 



25,96 

14,49 

55.30 

33,18 



8,46 

38.44 

20,21 

98,73 



0 

43,79 

0 

106,2 


40 

32,48 

0 

61,01 

0 



23,09 

19,81 

51,3 

47,3 



10,12 

; 8,55 

25,0 

102,4 



0 

44,79 

0 

110,6 





Авт. 



Твердая фаза 


^„ЗО.-ЮН.О 
?Ыа.,Зд 4 *ЮН 4 0 + Д 
д-кмн.рзо, 
(^п 4 ),50 4 
Ш.80.* ІОН.О 
N3,804* ЮН..О + N3,50, 
№„30.-|-Д ' 
Д+(КН 4 ) 50, 
(NN 4 ) 50, 
N3,50. 

А’а.ЗО. —1* Д 
Д + ^Н.),30 4 
(ИН.уЗО, 


Примечание. Заимствовано из СТЭ. 7, 70—71 (1931). Д—Ка 3 50 4 ,^Н4) 2 80 4 ,4Н,0. 
№ 2 §0 4 —(МНД50 4 -Н 2 0 


А. Щѵей, 3, СЬет. 5ос., 121—122, 383—392 (1922) 



Жидкая фаза | 


1, °С 

вес. »ю | 

Л 

Твердая фаза 


| N32504 | 

^Н 4 ) а 30 4 

а і 


0 

5,8 

13,4 

1,138 

^.ЗО.-ЮН.О 

25 

21,9 

0 

1,216 

я 


23,1 

6.3 

1,262 



25.1 

13.6 

— 

Ма,8О 4 *10Н О + Ыа 30 4 -(\’Н 4 ) 80 4 .4Н а 0 


14,3 

25,2 

1,290 

№ 30 4 *(МН 4 ) а 80 4 *4Н 2 0 


7,9 

38,3 

— 

Ш.80,*(ЫН 4 ).50 4 *4Н.0+ШН 4 ), 1 $0 4 

60 

0 

(43,4) 

— 

(N11.) ,80. 

16.3 

1-6,5 

1,36 

№ 2 50.+ (МН.) г 30 4 

80 

16.0 

34,9 

— 



Авт . 


Примечание. М. И. (± 0,1 е при 0° и ± 0,02° при 25—80°). х от 8 час. при 0® до 18 — 36 час. 


при 25—80®. Анализ жидкой фазы: 80^— в виде Ва30 4 . N1^ — титрованием, N8 —по разности. 


212 


2 13 






N3', ЫН 4 '||80, 


КааЗО^-ЧННЛЗО,—Н,0 


Ма 3 3 0,-(ЫН 4 ),ЗО 4 —Н а О N3*, Ш, 1 1| 80/ 

1^а 2 80 4 —(N114)2804— н 2 о 


II. Федотьев, А. Колосов, 2. апог§. СИеш., 130, 40—41 (1923) 


Л "С 






Жидкая 

фаза 



Твердая фаза 

вес. о/о 

г/100 г Н г О 

1 г/л 


/1/1000 г Н г Ѳ 

(І 

N3,50» 

| (™ 4 ) 3 80 4 

Ш,30 4 

(N 114)2804 

№ г 80, 

| ^н 4 ) 4 зо 4 

Ма 2 3 о 4 

(МН 4 ) 2 80 4 

13 

11,71 

0 

13,26 

0 

130,1 

0 


0,93 

0 

1,111 

ІЧа 2 5<Ѵ ЮН 2 0 


13,86 

9,22 

18,02 

11,98 

164,6 

109,4 


1,27 

0,90 

1,187 



14,89 

20,12 

22,91 

30,95 

188,4 

254,5 


1,61 

2,36 

1,265 

# 


16,53 

20,61 

26,29 

32,79 

212,6 

265,0 


1,85 

2,48 

1,286 

N 83804 • ЮН 2 0 + ЫаЫН 4 50 4 • ЗН 2 0 


15,97 

21,27 

25,44 

33,89 

204,4 

272,3 


1,78 

2,56 

1,280 

ЫаЫН 4 50 4 *ЗН 2 0 


15,41 

21,59 

24,47 

34,28 

197,2 

276,2 


1,72 

2,58 

1,279 

,, 


14,75 

22,63 

23,56 

36,15 

189,0 

290,0 


1,66 

2,73 

1,281 



14,31 

23,11 

22,87 

36,92 

182,9 

295,3 


1,61 

2,80 

1,278 

» 


13,80 

23,88 

22,15 

38,32 

176,3 

305,2 


1,56 

2,90 

1,278 

» 


12,99 

25,86 

21,24 

42,29 

167,9 

322,3 


1,49 

3,20 

1,276 

„ 


11,08 

29,23 

18,57 

48,98 

141,2 

373,1 


1,30 

3,70 

1,276 

• 


9,62 

31,92 

16,46 

54,60 

122,8 

407,8 


1,20 

4,13 

1,276 

» 


7,85 

36,31 

14,05 

65,01 

100,5 

464,7 


0,98 

4.90 

1,280 

и 


7,00 

38,20 

12,77 

69,70 

90,4 

491,1 


0,90 

5,28 

1,286 

№Ш 4 50 4 • ЗН 2 0 + (МН 4 ) 2 5 0 4 


4,36 

39,73 

7,79 

71,06 

55,4 

505,4 


0,55 

5,37 

1,272 

(Ш 4 ) 2 30 4 


2,96 

40,68 

5,26 

72,17 

37,4 

512,9 


0,37 

5,41 

1,261 

- 


2,23 

41,19 

3,95 

72,80 

28,1 

518,6 


0,28 

5,51 

1,259 

„ 


1,63 

41,55 

2,86 

73,13 

20,3 

520,7 


0,20 

5,54 

1,253 

» 

35 

0 

42,36 

0 

73,49 

0 

527,4 


0 

5,56 

1,245 

» 


33,12 

0 

49,53 

0 

438,9 

0 


3,49 

0 

1,325 

^ 2 50 4 


30,82 

4,47 

47,64 

6,91 

409,1 

59,3 


3,35 

0,52 

1,327 



28,71 

8,90 

46,01 

14,27 

382,7 

118,7 


3,24 

1,07 

1,333 

и 


27,41 

11,90 

45,16 

19,61 

367,3 

159,5 


3,18 

1,48 

1,340 

я 


25,50 

15,67 

43,35 

26,64 

342,5 

210,5 


3,05 

2,02 

1,342 

» 


24,37 

17,79 

42,13 

30,75 

329,8 

230,9 


2,96 

2,33 

1,344 

І4а 2 50 4 + 1ЧаШ 4 50 4 • ЗН 2 0 


22,87 

18,76 

39,18 

32,15 

306,0 

251,1 


2,76 

2,43 

1,338 

ЫаЫН 4 50 4 -ЗН 2 0 


21,32 

20,45 

36,61 

35,12 

283,1 

271,6 


2,62 

2,66 

1,328 

» 


17,62 

24,54 

30,46 

42,43 

231,5 

322,5 


2,14 

3,21 

1,314 



16,60 

25,85 

28,84 

44,91 

217,9 

339,4 


2,03 

3,40 

1,313 

)/ 


15,44 

27,65 

27,14 

48,59 

202,5 

362,5 


1,90 

3,60 

1,312 

і) 


13,15 

31,22 

23,63 

56,11 

171,6 

407,4 


1,66 

4,25 

1,305 

„ 


10,41 

37,87 

20,13 

73,22 

136,1 

495,0 


1,41 

5,54 

1,308 

ЫаЫН 4 50 4 • ЗН 2 0 + (МН 4 ) 2 5 0 4 


9,69 

38,44 

18,67 

74,10 

126,6 

502,4 


1,31 

5,61 

1,307 

(МН 4 ) 2 50 4 


7,23 

40,37 

13,80 

77,05 

94,4 

527,3 


0,97 

5,83 

1,306 

» 


3,77 

42,26 

6,98 

78,30 

48,0 

536,4 


0,49 

5,93 

1,272 

» 


0 

44,67 

0 

80,74 

0 

558,4 


0 

6,11 

1,250 

V 



1 

Авт. 



Примечание. М. И, 


214 


215 




N3', N1-1,‘ В 80, 


N 8 * 804 —(N 114 ) 2504 —Н ,0 


N8', NN.150, 


N8*80,—^Н,)*804—Н,0 


N 33804 —(Ш 4 ) 2 80 4 — Н 2 0 


Р. А. РгееІЬ, Кес. ігаѵ. сЫш., 43, 483 и 491 (1924) 



Жидкая фаза ) 


1 , °с| 

вес 

• «Іо 

\ МОЛ. &|о 1 

Твердая фаза 


N3.804 

(N1^*80, 

1 N3*804 | 

!(ЫН 4 )*50 4 

25 

21,71 

0 

3,40 

0 

Ыа 2 50 4 . ЮН.,0 


21,78 

7,40 

3,75 

1,37 



24,5 

12,5 

4,58 

2,51 



25,76 

14,10 

5,00 

2,94 

N3,504 • 10Н 2 О + Ш№1 4 50 4 -21Ш 


23,9 

15,8 

4,63 

3,29 

ЫаЫН 4 50 4 • 2Н,0 


14,12 

27,42 

2,80 

5,84 



7,95 

38,7 

1,70 

8,86 

КаШ1 4 30 4 .2Н,0-МНН 4 ) 2 50 4 (ср. 2) 


6,65 

39,16 

1,40 

8,85 

(ЫН 4 ) 2 50 4 


3,35 

41,23 

0,69 

9,15 



0 

43,4 

0 

9,47 


60 

31,20 

0 

5,44 

0 

N а„80 4 


26,94 

9,70 

5,02 

1,94 



18,70 

29,48 

4,07 

6,91 



16,33 

36,91 

3,84 

9,34 

N3,504 + ^'Н 4 )о50 4 


10,70 

40,30 

2,43 

9,84 

(Ан 4 ) 2 5 0 4 


0 

46,80 

0 

10,71 

Я 



Авт. 




Примечание М. И. 


Ма 2 8 0 4 —Н а О 


8. Ьеѵі, А. Мозет, 2. рЬуз. СЬеш., 108, 421 (1924) 



1 Жидкая фаза 


1 , "С 

| вес. о|о 

| г/100 г Н г О 

| /И/1000 /и н 2 о 

Твердая фаза 


N3,804 

^Н 4 ) 2 8 0 4 

N8*804 

(ПН 4 ) 2 8 0, 

N3,504 

^Н 4 ) 2 8 0 4 


—20 

3,13 

37,70 

5,29 

63,7 

6,7 

86,8 

(?) 

0 

7,76 

29,48 

12,36 

47,0 

67,0 

15,66 

64,0 

Ка 2 80 4 • ЮН 2 0 + 

+ НаНН 4 8 0 4 -2Н 2 О 
НаНН 4 50 4 • 2Н,0 + 

+ (НН 4 )„50 4 

Ш„50 4 • ЮН 2 0 + 


4,54 

38,32 

7,9 

10,0 

91,4 

3,8 

9,18 

27,63 

14,53 

43,7 

18,4 

59,6 

4,6 

4,92 



67,6 



+ 1МаНН 4 50 4 • 2Н 2 0 

38,34 

8,7 

11,0 

92,1 

ЫаИН 4 50 4 • 2Н,0 + 

+ (НН 4 )о5 б 4 
№.,50 4 . ЮН./}-}- 




10,4 

12,15 

24,32 

19.13 

38,3 

24,2 

52,2 





70,1 



+ NаNН 4 5 0 4 • 2Н г О 

14.5 

18.5 

6,32 

38.58 

19.59 

11,5 

14,5 

95,6 

NаNН 4 50 4 • 2НоО + 

+ (НН 4 )о50 4 

31,1 

17,45 

24,57 

27,7 

35.1 

51.2 

42,4 

На 3 5 0 4 • 10І+О + 

+ І4аНН 4 50 4 -2Н 2 0 


14,72 

24.2 

25,9 

26,3 

40,4 

33,0 

N 33504 - юн 2 о + 

+ Р(а№1 4 5 0 4 - 2Н 2 0 
N3,504 • ЮН 2 0 + N 3^04 Ч 
+^Н 4 80 4 .2Н 2 0 





— 

— 

— 


-’ 

— 


28,4 

8,13 

38,53 

15,2 

72,2 

19,3 

98,5 

NаNН 4 50 4 • 2Н а 0 + 

+ (NN4)3564 









Авт. 

1 


Продолжение 



1 


Жидкая фаза 




1 , °с 

вес. о/о | 

| г/100 г Н.О 

/И/1000 /и н 2 о 

Твердая фаза 


№ 2 80 4 |^Н 4 ) 2 80 4 

№ 2 8 0 4 |^Н 4 ) 2 80 4 

N3*50, | 

^Н,)„80, 


28,5 

26,33 

14,07 

44,2 

23,6 

56,0 

32,2 

N3,504 + №№і 4 5 0 4 • 2Н,0 

28.6 

20,48 

19,29 

34,0 

32,0 

43,1 

43,6 

NаNН 4 50 4 • 2Н ? 0 

38,0 

25,63 

16,97 

44,6 

29,6 

56,6 

40,3 

N3,504 + NаNН 4 50 4 • 2Н ? 0 

44,5 

11,61 

37,87 

23,0 

75,0 

29,1 

102,2 

NаNН 4 50 4 • 2Н 2 0 + 

+ № 4 ) 2 50 4 

45,0 

22,16 

22,56 

40,2 

40.7 

50,9 

55,5 

N а 2 5 0 4 + NаNН 4 50 4 • 2Н 2 0 

55,4 

17,77 

32,58 

35,8 

65,6 

45,4 

89,4 


1 

14,92 

37,12 

31,1 

77,4 

39,5 

105,5 

NаNН 4 80 4 .2Н 2 0 + 

+ (NN4)2804 

59,0] 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

N3,504+ NаNН 4 5 0 4 • 
•2Н 2 0 +(NN4)280, 

63,4 

16.04 

37,31 

34,4 

80,0 

43,6 

109,0 

N3,504 + (NN4)2804 

100 

16,26 

41,49 

38,4 

98,1 

48,7 

133,8 


111 

16,37 

42,90 

40,2 

105,3 

50,9 

143,6 

ѵ » 




Авт. ' 





Примечание. М. И. тяМ—б час. Последний состав при температуре кипения. 


N а 2 80 4 —(М Н 4 ) 2 80 4 —Н 2 0 


и. 5Ъог§1, Е. ВигісЬеШ, Оагг. сЫш. ііаі., 54, 948—955 (1924) 


/, "С 

вес 

Ж ид] 

• «ІО 

кая фаза 

/И/1000 /и н 2 о 

Твердая фаза 

N8*50, 

^Н 4 ) 2 80 4 

N3*50, 

(КН 4 ) 2 50 4 

45 

32,24 

0 

60,33 

0 

N3^04 


21,75 

23,07 

50 

57 

N3^04 + ^NN4804 - 2Н г О 


11,47 

38,10 

28,85 

103 

NаNН 4 50 4 - 2Н 2 0 + ^Н 4 ) 2 50 4 


0 

45,21 

0 

112,5 

(NN4)280, 

55 

31,57 

0 

58,52 

0 

N82804 


14,80 

37,07 

39 

105 

NаNН 4 50 4 • 2Н 2 0 + (NN4)3804 


0 

46,28 

0 

117,45 

(NN4)3804 

55,7 

31,48 

0 

58,25 

0 

Ш 2 50 4 


17,81 

32,25 

45,25 

88,08 

N3^04 + ^NN4804 • 2Н 2 0 


14,95 

37,03 

39,5 

105,15 

№NN4804 • 2Н г О + (NN4)2804 


0 

46,41 

0 

118,07 

(NN4)2804 




Авт. 



Примечание. М. И. (± 0,1°). х —несколько часов. 


215- 


217 


N3’, ЫН 4 ' || 50, 


Ыа а 50 4 —(ЫН 4 )»504—Н,0 


N3’, ЫН 4 ‘ || 50, 


Ыа,80 4 —(ЛНДЗО.—Н а 0 


№ 2 8 0 4 —^Н 4 ) 2 8С>4—Н 2 0 


Продолжение 


О. 5Ьог§1, Е. Воѵаііпі, М. Мейісі, Оагг. сЫт. Иаі., 54, 930—944 (1924) 



Жидкая фаза 


/. "С 

вес. »; 0 

ЛТ/1000 м н 2 о 

Твердая фаза 


N83804 

(ЫН 4 ) 2 50 4 

№ 2 5 0 4 

(ЫН 4 ) 2 5 0 4 


—16,32 

— 11,02 

— ІО 

10 

35 

38,7 

3,13 

0 

4,48 

3.57 

0 

3,68 

3,21 

0 

8,43 

12,28 

5.54 

0 

33,07 

9.55 

0 

32,83 

23,44 

9,93 

0 

37,67 

40,09 

34,66 

38,08 

40,49 

35,91 

38,04 

40,42 

0 

24,15 

38,31 

42,20 

0 

38,38 

44,22 

0 

19,07 

38.53 

44.54 

6,70 

0 

9,33 

7,75 

0 

7,73 

6,92 

0 

11,67 

24.5 

12.5 

0 

62,66 

23,25 

0 

62,0 

51,72 

24,44 

0 

86.75 
91,25 
77,63 
88.97 

92.75 
81,04 
88,27 
92,5 

0 

51,80 

93,0 

99,53 

0 

100.5 
108,10 

0 

45.22 

101,92 

109.5 

Иа 2 50 4 • ЮН,0 + (ЫН 4 ) 2 80 4 
(іЧ) 2 50 4 

Ыа 2 50 4 • ЮН 2 0 + ЫаЫН 4 50 4 • 2Н,0 
ИаЫН 4 50 4 • 2Н,0 + (ЫН 4 ),80 4 
(НН 4 \50; 

Ш 2 50 4 • ЮН 2 0 + ЫаШ 4 50 4 - 2Н,0 
МаЫН 4 50 4 • 2Н,0 + (ЫН 4 ) 2 50 4 
(ЫНЛ50 4 (ср. 2) 

N3,864. ЮН 2 0 

Ш 2 50 4 • ЮН;о + ЫаШ 4 80 4 .2Н,0 
МаИН 4 50 4 .2Н..0 + (НН 4 ),50 4 
(НН 4 ),80 4 

N3,504 

НаИН 4 50 4 • 2Н 3 0 + (№І 4 ) 2 50 4 ' 
(НН 4 )о50 4 
^ 2 30 4 

Иа,50 4 + ЫаЫН 4 В0 4 .2Н 2 0 
ЫаКН 4 50 4 • 2Н а О + (ЫН 4 ) 2 50 4 
(МН 4 ) 2 50 4 




Авт. 1 


Примечаі 

іие. М. И. 

<± 0,Г). т 

—несколько 

часов. 


№ 2 8 0 4 -(МН 4 ) 3 80 4 -Н 2 0 

А. П. Белопольский, С. Я. Шпунт и др„ ЖПХ, 4, вып. 5, 588 и 599—600 
(1931) (15°); 7, вып. 5, 673 (1934) (0°); 8, вып. 7, 1128 и 1159 (1935) ( — 17 и 7°); 
Труды НИУИФ, вып. 144, 26—27 и 36—37 (1940) 



Жидкая фаза 


1, "С 

пес. «о 

| г-эя-в/ІОЭО г Н.О 


Твердая фаза 


Ыа 2 50 4 

|^Н 4 )„50. 

Ыа 2 8 0 4 

і 

(ЫН 4 ) ь 50 4| 

й 


— 17 

3,42 

3,25 

0 

0 

34,17 

37,42 

39,20 

38,00 

0,677 

0,772 

0 

0 

8,295 

9,556 

9,769 

9,285 

— 

Ка 2 8 0 4 • ЮН 2 0 лёд 

№ 2 80 4 • ЮН 2 0 + (ИН 4 ) 2 50 4 
(КН 4 ) 2 50 4 

Лёд 


Авт. 

• 



Жидкая фаза 


1. "О 

вес 

■ °І о 

г-эквЦШ г Н а О 

4 

Твердая фаза 


Иа.ЗО. 

'(N«.550. 

Ка а 30 4 

(Ш^ЗО. 


— 10 

4,08 

25,26 

0,812 

5,417 

1,178 

N30804- ЮНоО 4-лёд 

Ыа,50 4 • 10Н,0 4- №^Н 4 80 4 • 2Н а О 


4,60 

34,17 

1,058 

8,454 

1,232 


3,77 

38,00 

0,912 

9,966 

1,243 

^№4 4 50 4 • 2Н г О 4- (N114)2804 


0 

40,30 

0 

10.227 

1,222 

(№1 4 ) 2 5 0 4 


0 

26,70 

0 

5,518 

— 

Лёд 

- 5,9 

5,78 

32,98 

1,33 

8.16 

_ 

Ш 2 50 4 • ЮН 2 0 4-NаNН 4 50 4 • 2Н 2 0 
Ш№1 4 50 4 - 2Н,0 + ^Н 4 ) 2 50 4 
N32804 • 10Н 2 О 4-лёд 


4,02 

38,18 

•0,98 

10.01 

— 


4,44 

16,36 

0,79 

3,13 

— 

— 5 

4,53 

13.79 

0,781 

2,558 

1,Й9 



6,08 

32,67 

1,397 

8.082 

1,233 

N3,504 • ЮН,0 4- NаNН450 4 • 2Н ? 0 


4,08 

38,20 

0,996 

10,027 

1,253 

N а N144804 • 2Н 2 0 + (NN4)3804 


0 

40,80 

0 

10,443 

1,226 

(NN4,504 

Лёд 


0 

15,00 

0 

2,674 

__ 

0 

(4,59) 

0 

(0,676); 

0 

1,040 

N33804 • ЮН 2 0 


6,56 

8,80 

1,090 

1,574 

— 

» 


6.86 

16,43 

1,239 

3.243 

1,158 



7,22 

23,46 

1,466 

5,125 

1,204 



7,66 

28,60 

1,693 

6.803 

1,233 

N3,504 • ЮН,0 4- ^NN4804 • 2Н г О 


7,25 

29,77 

1,616 

7,159 

— 

ШЙН 4 504 • 2Н 2 0 


6,33 

30,76 

1,416 

7,409 

1,239 

» 


5,52 

33,59 

1.276 

8,358 

— 

о 


4,43 

37,84 

1,080 

9.930 

1,243 

NаNН4504 - 2Н,0 + (NN4)3804 


3,00 

38,80 

0,720 

10,091 

— 

(Ш 4 ) 2 50 4 


1,54 

40,07 

0,376 

10,400 

— 

» 

7 

7,55 

0 

1,150 

0 

— 

N33804 • ЮН 2 0 


8,70 

10,96 

1,525 

2,066 

— 

» 


9.64 

19,36 

1,912 

4,132 

— 



10,60 

25,77 

2,617 

6,136 

— 

N3,504 • ЮН 2 0 4- ^N^504 • 2Н,0 
№Ш450 4 • 2Н а О 


8,52 

29,48 

1,935 

7,203 

— 


6,82 

33,73 

1,615 

8,600 

— 



5.63 

37,74 

1,400 

10,100 

— 

№NN4804 • 2Н 2 0 4- (NN4)2804 


0 

42,00 

0 

10,970 

— 

(NN4)3804 

15 

(11,88) 

0 

(1,884) 

0 

— 

N3,504- ЮН,0 


16,03 

20,92 

3,581 

5,028 

— 

Nа.,504 • ЮН 2 0 4- ^NN4804 • 2Н 3 0 
ШШ 4 504-2Нз0 


14,36 

22,58 

3,207 

5,424 

— 


12,61 

25,62 

2,876 

6,285 

— 

» 


10,09 

29,15 

2,338 

7,268 

— 

и 


9,95 

29,15 

2,302 

7,251 

— 

» 


9,32 

31,17 

2,205 

7,935 

— 



7,04 

37,64 

1,792 

10,36 

— 

N3NN4804 • 2Н 2 0 4- (NN4)3804 


0 

42,45 

0 

11,17 

— 

(НН4) 2 50 4 


Авт. 



Примечание. М. И. (± 0,1°). т а 2 суток. Анализ твердой фазы: М. О. и микр. 
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N8', N11.' || 80." 


Ка^ОгЧКНЛЗО,—Н,0 


Каа80 4 -(КН 4 ) 2 80 4 -Н 2 0 

18, в Л ьш П 'і 1 Б -Т2 ТО 6 Л 28-6 з’і С ('і 945) ШпуНТ ’ Калий> № 3 - 26-29 ( 1936 ) ( 60 °); жпх - 


№ /, »с 


Жидкая фаза 

г/100 г солей 



Ка 2 30. 

(N14.1*30. 

Иа.ЗО. 

0 

7,60 

29,37 

20,55 


4,47 

38,22 

10,47 

25 

25,13 

14,09 

64,06 


7,70 

38,45 

16,68 

40 

23,06 

19,35 

54,35 


10,34 

38,26 

21,27 

60 

16,28 

36,45 

30,88 


Твердая фаза 


Ка 2 80 4 • ЮН 2 0 4- NаNН 4 50 4 • 2Н 2 0 
NаNН 4 50 4 • 2Н 2 0 + (Ш 4 ) 2 8 0 4 
Ыа 2 8 0 4 • ЮН 2 0 + Ка14Н 4 50 4 • 2Н,0 
ШШ 4 80 4 • 2Н 2 0 + (№1 4 ) 2 50 4 
Ыа 2 8 0 4 4-ЫаКН 4 8 0 4 • 2НІО 
ЫаЫН 4 80 4 • 2Н 2 0 4- (ЫН 4 ) 2 80 4 
Ка 2 8 0 4 4-(КН 4 ) 2 80 4 


М. И. і > 2 суток. Состав № 7 получен совместно с Н. Александровым. 


ІМа 2 8 0 4 -(Ш 4 ) 2 8 0 4 -Н 2 0 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 


Жидкая фаза 
вес. в/о 

N8,80. (Ш 4 ) 2 80 4 


Твердая фаза 


Р. ОШЬгіе, РЫ1. Мад (5), 1, 56 (1876) 

- / 4,84 I 12,24 Ыа 2 3 0 4 • ЮН 2 0 4-лёд 

Авт. 

Р. ШогІІ, ЗИгшідзЪег. ргеизз. Акаб., стр. 367 (1885) [М. И., т —несколько 
суток, с перемешиванием] 


11.5 12,8 23,8 

8,9 30,5 

6,5 36.3 


Ма 2 8 0 4 • ЮН 2 0 4- (NаNН 4 80 4 • 2Н 2 0) 
(ХаЫН 4 80 4 • 2Н 2 0) 
(ЫаШ 4 80 4 ■ 2Н 2 0) 4- (Ш 4 ) 2 8 0 4 


О. Маггоііо, Кепбіс. ізШ. ЬогаЬагйо (2), 23, 635 (1890) 

— 20,1 I 2,11 I 3^,64 ^ 2 8 0 4 -ЮН 2 0 4-(МН 4 ) 2 80 4 4-лёд 

| 3,16 I 38,47 , , 

Авт. 
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I. (± 0,2°). т—несколько часов. СО а пропускался через раствор в течение 0,5 час. 4 .но =1 ата - Составы № 10—11 




На', ЫН 4 -||НС0 3 


На 1 ісо—ын 4 нсо,~і 1 2 0 


\аНС0 3 -Ш 4 НС0 3 -Н 2 0 

К. ЫізЬігаша, Л. Зое. СЬею. Іші., Ларап, 23, 25—43 (1920) 


Жидкая фаза 


Ж/1000 М Н а О 


ИаНС0 3 КН 4 НСО„ КаНС0 3 Ш 4 НСО„ 


Твердая фаза 


7,93 0 

7,26 1,99 

6,67 3,93 

5,79 7,44 

4,82 13,88 


4,72 13,61 

О 20,72 

11,15 О 

5,34 22,45 


17,16 5,00 

16,00 10,02 

14,31 19,54 

12,79 38,92 

О 42,52 

23,61 О 

12,38 37,96 

О 59,57 

26,92 О 

15,84 70,83 


ЫаНСОо 


ЫаНС0 8 + ЫИ 4 НС0., 

МН 4 НСО : , 

ЫаНСОд 

ЫаНСОз -)- ЫН 4 НС0 3 

МН 4 НС0 3 

ЫаНС0 3 

ИаНСОд -|- ЫН 4 НС0 3 
ЫН 4 НС0 3 


Примечание. Опыты при 30 и 40’ проводились под давлением СО,+ N14,, образовав¬ 
шихся при разложении в растворе КН 4 НСО э . Заимствовано нз СТЭ, 7, 70-71 и 115 (1931). 


№НС0 3 -Ш 4 НС0 3 -Н 2 0 

Е. Торогезси, Союрі. гепб., 174, 871 (1922); 175, 269 (1922) 


Жидкая фаза 
г/100 г Н 2 0 


КаНС0 3 ИН 4 НС0 3 ИаНС0 3 КН 4 НС0 3 КаНС0 3 Н 2 0 


Твердая фаза 


15 

8,15 

0 

8,9 

0 


4,95 

15,6 

6,2 

19,6 


0 

15,55 

0 

18,4 

35 

10,65 

0 

11,9 

0 


5,63 

20,55 

7,62 

27,8 


0 

23,35 

0 

30,5 

50 

12,65 

0 

14,5 

0 


5,89 

27,65 

8,86 

41,6 


0 

30,9 

0 

44,7 


100 87 680 

23 30 770 

0 42 410 

100 70580 

20 22 370 

0 25 580 

100 57 930 

17 15 660 

0 17 460 


І4аНС0 3 

ЫаНС0 3 + ЫН 4 НС0., 
ЫН 4 НС0 3 
ЫаНС0 3 

ЫаНС0 3 + ЫН 4 НСО„ 
ІНН 4 НС0 3 
ЫаНС0 3 

ЫаНС0 3 + Ш 4 НС0, 
ЫН 4 НС0 3 


Примечание. М. И. т=2,5— 5 час. 
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На', ЛН/ В В 4 0/ 


Ла.В 4 О т —(ЛН9.В.0,—Н,0 


№НСС>з—NN44(103—Н 2 0 

)Ѵ. КеіпДегз, Н. Ыісоіаі, Не с, ігаѵ. сЫш., 66, 477—480 (1947) 
_ Жидкая фаза _ 

' С — ■ ВеС - 0| ° -и ндексы Твердая фаза 

ЛаНСОя | ЛН 4 НС0 3 ЛаНСО. I Н.О 


МаНС0 3 + ІЧН 4 НС0з 


Примечание. М. И. 


Авт. 

! I сутки. 


N3’, КНІЦСОз 
№ 2 С0 3 —(МН^СОз—Н 2 0 

Р. Мопсіаіп-Мопѵаі, Сотр*. гепй., 174, 1016 (1922) (15°); 175, 163 (1922) (0°) 

Жидкая фаза " “ --— 

№ Л»С --аДООаНяО_ МПОрОМ Н^ Твердая фаза 

Ла„С0я|(ЛН 4 ) а С0 3 Ла 1 СО,|(ЛН 4 ) г СО, Ла,СО 3 |(ЛН0яСО, _ 

~0 адб О 7л О 12Л 0 Ыа 2 СОо • 104,0 

ал Л/іс йп лс н 7 лл * 


Ма 2 СО а . ЮН 2 0 + 
4 (Ш 4 ) 2 СО., 
(НН 4 ) 2 С0 3 
4а 2 С0 3 . ЮН 2 0 

(Ыа 2 С0 3 . 10Н 2 О) + 
+ (ЫН 4 ) 2 СОз 
(МН 4 ) 2 С0з 


0 

7,1 

0 

12,1 

0 

0,45 

6,9 

0,5 

11,7 

0,9 

10,45 

10,3 

12,9 

17,5 

24,2 

13,85 

12,2 

18,0 

20,7 

33,7 

35,25 

18,0 

64,2 

30,6 

120,4 

35,8 

0 

55,8 

0 

104,6 

0 

16,5 

0 

28,0 

0 

19.2 

16,3 

27,6 

27,7 

51,7 

36,0 

15,9 

65,2 

27,0 

122,2 

36,2 

4,3 

59,2 

7,3 

111,0 

38,25 

0 

62,0 

0 

116,2 


Л і 1 р и ” е Ц«!, н и а. М. И. т=4 часа при 15°. Автор ошибочно допускал существование в твёр¬ 
дой фазе Ла,С0 3 -2,5Н 2 0 (№ 4—5 и 7—9) вместо Ла г С0 3 - ЮН 2 0, принятого нами. Выражение со¬ 
става в Ж/1000 Ж Н.,0 заимствовано из СТЭ, 7, 32 (1931). 1 

N3', ш;цв 4 о;' 

N838407—(NN4)38407—Н 2 0 

И. ЗЪогді, С. Ргапсо, Оагг. сЫш. ііаі., 51, 1—57 (1921) 

I_Жидкая фаза_ і 


_ вес. о,і» _ Ж/1000Ж н г О 

Ла,В 4 О т | (ЛІІ 4 ),В 4 0, Ла а В 4 0 7 | (ЛН 4 ).,В 4 0, 


0 

1,09 

0 

0,99 

0 


0,815 

3,25 

0,76 

3,19 


0 

3,74 

0 

3,66 

10 

1,60 

0 

1,45 

0 


1,24 

4,89 

1,18 

4,90 


0 

5,23 

0 

5,20 

25 

3,08 

0 

2,85 

0 


3,07 

9,29 

3,13 

9,98 


0 

8,98 

0 

9,29 


I Твердая фаза 

Ма 2 В 4 0 7 . ЮН 2 0 
Ма 2 В 4 0 7 . ЮН 2 0 + 

• Ь (ЫН4) 2 В 4 0 7 • 4Н 2 0 
(МН 4 ) 2 В 4 07 • 4Н 2 0 
Ыа 2 В 4 0 7 • ЮН 2 0 

Ма 2 В 4 0 7 . 10Н 2 О+(ЫН4) 2 В4О 7 .4И 2 () 
(ІЧН 4 ) 2 В 4 0 7 ■ 4Н 2 0 
Ыа 2 В 4 0 7 • ЮН 2 0 

Ыа 2 В 4 0 7 . 10Н 2 О+(МН4) 2 В4О 7 .4Н 2 О 
(N144)28467 • 4Н 2 0 


Примечание. Заимствовано из СТЭ, 7, 37 (1931). 
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Ыа\ Мн/Цв.0/- 


Ыа,В 4 0,—(ЛН 4 ) 4 В 4 0,— 11,0 


N 82840 ,—(NН4) 2 В407-Н 2 0 

И. 8Ьог§і, Е. ОаШсЫ, Оагг. сЫт. ИаІ., 54, 265—277 (1924) 

Жидкая фааа 


і, °С вес - 0 '» 


г/100 г Н,0 Ж/1000 г Н 3 0 


Твердая фаза 


Ла„В 4 0, (ЛН 4 ),В 4 0, Ла.В.О, (ЛН 4 ),В 4 0 7 Ла,В 4 0, (ЛН 4 )„В 4 0, 


0,1580 

0,1621 

'0,1658 

0,1674 

0,1696 

0,1723 

0,1732 

0,1735 


0,1665 

0,157 

0,0874 

0,0660 

0 

0,2515 

0,2508 

0,2496 

0,2524 

0,2573 

0,2921 

0,2985 

0,3197 

0,3328 

0,3390 


16,33 0,3167 

15,93 0,204 

14,972 0 

0 (0,4917) 

10,157 0,4999 

13,407 0,5404 

26,09 0,694 


0 

0,0699 

0,1864 

0,2075 

0,2577 

0,5789 

0,6019 

0,7727 

0,8574 

0,8637 


Иа 2 В40 7 .ЮН 2 0 


Ыа,В 4 0 7 - ЮН.,О (ср. 2) 
№;в 4 0 7 . 10Н 2 О (ср. 3) 
"4а 2 В 4 0 7 • ЮН 2 0 
4а 2 В 4 0 7 • 1ОН 2 0 4 
+ (ЫН 4 ) 2 В 4 0 7 • 
•4Н 2 0 (ср. 4) 
(МН 4 ) 2 В 4 0 7 • 4Н 2 0 
(МН 4 ) 2 В 4 0 7 .4Н 2 0 (ср. 4) 
(МН 4 ) 2 В 4 0 7 ■ 4Н 2 0 

(МН 4 ) 2 В 4 С) 7 ”4Н 2 0 (ср. 3) 

Ыа 2 В 4 0 7 . ЮН 2 0 (ср. 3) 
Ыа 2 В 4 0 7 ■ ЮН 2 0 
Иа,В 4 0 7 - ЮН.,О (ср. 2) 

" На 2 В 4 0 7 -І01 1 2 0 
» 

Иа.,В 4 0 7 . 10Н 2 О (ср. 2) 
“Иа^О,. ГОНоО 
Иа-ВА - ЮН 2 0 (ср. 2) 
N а 2 В 4 0 7 • ЮНоО 4 
+ (N44)0846, • 

• 4Н 2 0 (ср. 3) 
(НН 4 ) 2 В 4 0 7 - 4Н 2 0 (ср. 2) 

(ЫН 4 ) 2 В 4 0 7 .4Н 2 0 (ср. 3) 

На 2 В 4 0 7 - ЮНоО 


N а 2 В 4 0 7 ■ 104,0 4 

4 (NN4)28467 • 

• 4НоО (ср. 3) 
(4Н 4 ) 2 В 4 0 7 • 4п 2 0 

N а 2 В 4 0 7 • ЮН 2 0 

4а 2 В 4 0 7 -'ЮНоО + 
4Ыа,В 4 0 7 -5Н,0 


15 Зкк. 331. 
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Ыа\ КН,' « В,О/ 


Ка,В,0,— (КН^В.О,—Н а О 


Жидкая фаза 


Продолжение 


I, »с вес - 


г/100 г Н г О Ж/1000 г Н,0 


Твердая фаза 


Ка 2 В,0 7 (КН,),В,0, N33,0,1 (ЖІ.ІАО, Ка 2 В,0, (Ш,) 2 В,0 7 


50,5 13,835 


Ыа 2 В 4 0 7 • 5Н 2 0 -}■ 
+ (МН 4 ) 2 В 4 0 7 - 
• 4Н 2 0 (ср. 3) 
(ЫН 4 ) 2 В 4 0 7 .4Н 2 0 


О 

7,345 

17,288 

19,155 

25,98 

30,43 


Ыа 2 В 4 0 7 > ЮН 2 0 


N а 2 В 4 0 7 • 10Н-О + 

X а,В 4 0 7 • 5Н 2 0 (ср, 2) 
Ла 2 В 4 0 7 • 5Н 2 0 

Ыа 2 В 4 0 7 "5Н 2 0 4 , 

+ (і^Н 4 ) 2 В 4 0 7 • 
•4Н 2 0 (ср. 2) 
(МН 4 ) 2 В 4 0 7 .4Н 2 0 
(ЫН 4 ) 2 В 4 0 7 • 4Н 2 0 (ср, 2) 

Ка 2 В 4 0 7 • ЮН 2 0 (ср, 2) 
№ 2 В 4 0 7 • ЮН 2 0 


Ыа 2 В 4 О 7 Л0Н 2 О + 

“Н Ма 2 В 4 0 7 • 5Н 2 0 (ср. 2) 
N а 2 В 4 0 7 • 5Н 2 0 
Ыа 2 В 4 0 7 -5Н 2 0 + 

+ (НН 4 ) 2 В 4 0 7 . 

- 4Н 2 0 (ср. 3) 
(МН 4 ) 2 б 4 0 7 .4Н 2 0 

Ыа,В 4 0 7 • 5Н 3 0 


35,56 55,37 
О 44,503 


Ыа 2 В 4 0 7 • 5Н 2 0 + 

+ (МН 4 ) 2 В 4 0 7 • 

• 4Н 2 0 (ср. 4) 
(*ЧН 4 ) 2 вД.4Н 2 0 (ср. 2) 
(МН^В^.4Н 2 0 


П р и и е ч а н и е. М. И. ( ± 0,1“). х—несколько часов. Анализ твердой фазы: М. О. 
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Примечание. Большая часть составов (X- 4—27) заимствована из работы 13. ЗЬоггі и С. Сезаюпі. 



Яа', КН/ И В 4 0, 


N а,В,0,—(К Н 4 ) 4 В 4 0, —Н,0 


Ыа 2 В 4 0 7 —(МН 4 ) 2 В 4 0 7 — Н 2 0 

и. 8Ьог§і, Е. Воѵаііпі, М. Мссіісі, Оагг. сЬші. ііаі., 54, 936—944 (]924) 
Жидкая фаза 

; _ вес - °і° Ж/ЫШЖ Н,0 Твердая фаза 

На а В 4 0 7 | (ИН/.В.О, На,В 4 0 7 I (КН 4 )*В 4 0 7 


0 

1,09 

0 


0,87 

3,35 


0 

3,74 

15 

2,10 

0 


1,65 

6,26 


0 

6,41 

25,65 

3,33 

0 


2,98 

9,24 


0 

9,16 

35 

4,82 

0 


5,53 

13,40 


0 

13,00 

38,7 

5,57 

0 


7,18 

15,41 


0 

15,10 

п 

ріімеча 

и и е. 

11. 

, 5Ьог§1, 

Е. Ві 


Ыа 2 В 4 0 7 - ЮН 2 0 

Ма 2 В 4 0, • ЮН 2 0 + (МН 4 ),В 4 0 7 • 4Н,0 

(ын 4 ) 2 в 4 о 7 .4н:о 

№ 2 В 4 0 7 • ЮН 2 0 

ШоВ 4 0 7 • ЮН 2 0 + (МН 4 ) 2 В 4 0 7 - 4Н.,0 
(ЫН 4 ) 2 В 4 0 7 • 4НоО 
Ыа 2 В 4 0 7 . ЮН 2 0 

Ыа 2 В 4 0 7 • ЮН 2 0 + (МН 4 ) 2 В 4 0 7 • 4Н 2 0 
(ИНД^О^Н-О 
Ыа 2 В 4 0 7 - ЮН 2 0 

Ыа 2 В 4 0 7 - ЮН 2 0 + (КН 4 ) 2 В 4 0 7 -4 НоО 
(ЫН 4 ) 2 В 4 0 7 -4Н 2 0 
Ма 2 В 4 0 7 .ЮН 2 Ь 

Ыа,В 4 0 7 • ЮН 2 0 + (ЫН 4 ) 2 В 4 0 7 • 4Н 2 0 
(ЫН 4 )„В 4 0 7 .4Н,0 


Ыа 2 В 4 0 7 — (ЫН 4 ) 2 В 4 0 7 —Н 2 0 


Жидкая фаза 

вес. °,о Ж/10У0 Ж Н,0 

Ыа„В 4 0 7 1 (N110.,В 4 0, На„В 4 0 7 (КН 4 ) а В 4 0 7 


Твердая фаза 


6,24 

0 

5,95 

0 

7,97 

16,12 

9,40 

20,00 

0 

15,83 

0 

17,70 

6,36 

0 

6,08 

0 

8,74 

16,76 

10,5 

21,18 

0 

16,67 

0 

18,83 

7,48 

0 

7,237 

0 

9,98 

18,59 

12,5 

24,5 

0 

18,38 

0 

21,20 

9,52 

0 

9,417 

0 

13,55 

20,89 

18,5 

30 

0 

20,86 

0 

24,81 

13,12 

0 

13,52 

0 

(17,4) 

(17.9) 

(24) 

(26) ^ 

17,47 

23,79 

26,62 

38,13 

0 

23,90 

0 

29,56 ^ 


Ш 2 В 4 0 7 . ЮН 2 0 

Ыа.,В 4 0 7 • ЮН 2 0 + (ІЧН 4 ) 2 В 4 0 7 .4НоО 
(ІЧН 4 ) 2 В 4 0 7 • 4Н 2 0 
Ыа 2 В 4 0 7 • ЮН 2 0 

Ыа 2 В 4 0 7 • ЮН 2 0 + (ЫН 4 ) 2 В 4 0 7 • 4ШО 
(ИН 4 ) 2 В 4 0 7 .4Н 2 0 
Ыа 2 В 4 0 7 • 10Н 2 О 

Ыа 2 В 4 0 7 • ЮН 2 0 (МН 4 ) 2 В 4 0 7 * 4Н.,0 
(^Н 4 ) 2 В 4 0 7 • 4НоО 
Ыа 2 В 4 0 7 .ЮН 2 0 

Ыа а В 4 0 7 • ЮН 2 0 + (ЫН 4 ) 2 В 4 0 7 • 4Н 2 0 
(МН 4 ) 2 В 4 0 7 • 4НоО 
Ыа 2 В 4 0 7 • ЮЕЦО 

№ 2 В 4 0 7 • ЮН 2 0 + Ыа 2 В 4 0 7 • 5Н 2 0 
Ыа 2 В 4 0 7 • 5Н 2 0 + (ЫН 4 ) 2 В 4 0 7 • 4Н 2 0 
(ІЧН 4 ) 2 В 4 0 7 • 4Н 2 0 


Примечание, М, И. ( і 0,1 е ), т— несколько часов. 


Ыа’, Мз" II СГ 


КаГ.І — МдСІ, —Н г 0 


N3', М8Г**ЦСГ 

ЮаСІ—М$гСІ 2 — Н 2 0 

Н. С. Курнаков, С. Ф. Жемчужный, Изв. имп. АН, 6 , № 2, 151—153 (191 Г)- 
Изв. ИФХА, 1, вып, 1, 198 (1919); ЖРФХО, ч. хим., 51, вып. 1—2, 14 (1919); 
2. апогд. СЬеш., 140, 153 (1924); Карабугаз и его промышленное значение 
стр. 354, 1930 


Жидкая фаза 


^ I вес. °|о г/100 г Н.О I Ж/Ю.ЮЖН 2 0 г индексы 

ШС! М^СЬ ЫаСІ МгСІ 2 2ИаСІ | МгСІ 2 2ИаСі Н.О 


Твердая фаза 


9,77 

15,02 

13,00 

19,97 

20,0 

6,19 

19,35 

8,31 

26,00 

12,8 

1,48 

27,97 

2,10 

39,65 

3,2 

0,75 

33,97 

1,15 

52,0 

1.7 

0,33 

34,40 

0,51 

52,70 

0,77 

0 

34,60 

0 

52,90 

0 

26,51 

. 0 

36,07 

0 

55,5 


1820 'ИаСІ 

1790 
1725 
1615 
1280 

1003 ИаСІ + М^СЬ, • 611,() 
Ю10 „ ‘ / “ 

998 МяСІ 2 • 6Н 2 0 
1800 ' ИаСІ 

1785 
1775 
1665 
1590 
1480 
1200 
1020 

953 ЫаСІ -I- МдСІ. • 01М ) 

950 „ • ; 

952 М е СІ, • 6Н 2 0 


Примечание. М. И. ( ± 0,05-0,1°). т = 1-2 и более суток. Составы № в и 17 но данным 
-1924 гг., № 7 и 18-1930 г. Составы № 8 и 19. по данным 1917-1921 гг., принимались такие; 


1917—1924 гг., № 7 и 18-1930 г. Составы М 
99,8 и 104,9 молей МйгП, на 1000 молей Н 2 0. 


№СІ—М^СІ.у- Н 2 0 

МауеЗа, Л. 5ое. СЬеш. Інй., .Іарап, 23, 573 (1920) 

Жидкая фаза 

- вес. о/о /Л/10СО М Н 2 0 индексы 

ИаСІ | М г С1 2 2КаСі МгСІ, 2ИаСІ Н„0 

28,29 0 60,79 0 100 1645 

26,35 1,66 56,40 4,36 92,82 1646 

21,83 6,06 46,65 15,90 74,58 1599 

14,44 13,09 30,71 34,17 47,33 1541 

6,67 22,51 14,51 60,13 19,44 1340 

4,17 26,69 9,29 73,03 11,29 1215 

3,74 27,82 8,42 76,90 9,87 1172 

1,46 34,55 3,52 102,1 3,33 947 

0,84 37,14 2,09 113,3 1,81 867 

Следы 42,78 Следы 141,4 ~0 707 N 

0 42,78 0 141,4 0 707 


Твердая фаза 


N аСІ М§С1 2 • 6Н 2 0 
М§С1 2 • 6Н 2 0 


Примечание. Заимствовано из СТЭ, 7, 52 (1931) 


229 





Ыа - , Мд"||СІ' 


ЫаСІ—МкСІз— Н„0 


Ыа'. Мд" | СГ 


N801— МдСІ, —Н,0 


!ЧаС1-М8С1 2 -Н 2 0 

5. Таке§аші, Мет. СоІІ. 5сі., Куоіо Ітр. ІІпіѵ., 4, 317—342 (1921) 


/, °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. 

I Ж/1000 Ж Н,0 

| индексы 

ИаСІ 

МдС1 2 

I 2ИаС1 

| МдС1 2 

[гкасі 

н.,о 1 

25 

26,49 

0,5 

55,91 

1,30 

97,73 

1748 

ЫаСІ 


19,77 

6,24 

41,18 

15,95 

72,08 

1750 

„ 


16,62 

9,15 

34,50 

23,32 

59,67 

1730 

„ 


7,80 

18,79 

16,37 

48,42 

25,27 

1543 

! „ 


4,11 

24,40 

8,86 

64,57 

12,07 

1362 

» 


1,12 

31,65 

2,57 

89,06 

2,80 

1091 



0,48 

35,68 

1,16 

105,7 

1,09 

936 

ИаСІ + М§;С1 2 • 6Н.,0 


0,21 

35,73 

0,51 

105,5 

0,48 

943 

М§;С1 2 • 6Н 2 0 


0 

35,86 

0 

105,8 

0 

945 

и 


Авт. 







Примечание. Заимствовано из справочника ЗеЫеП’а, стр. 1281, 1928. 


\аС1—МяСІ,,—Н 2 0 

Кеііеі, ОегІасЬ, МШ. КРА, 37, 202—203 (1922); Каіі, № 17, 262-263 (1923) 


Продолжение 


1 , °с 

Жидкая фаза ’ 

Твердая фаза 

вес. °! 0 

ж/юоож н.о 

индексы 

ИаСІ 

МдС1„ 

2ИаС1 

МдСі, 

2\аС1 

н 2 о 

83 

(27,60) 

0 

(59,0) 

0 

100 

(1695) 

ЫаСІ 


20,81 

7,83 

44,9 

20,8 

68,3 

1522 



20,55 

7,91 

44,2 

21,0 

67,8 

1534 



13,05 

15,46 

28,1 

41,0 

40,7 

1447 



12,91 

15,37 

27,7 

40,6 

40,6 

1464 



7,65 

22,51 

16,9 

61,1 

21,7 

1282 



7,57 

22,71 

16,7 

61,7 

21,3 

1276 



2,28 

30,86 

5,34 

87,5 

5,75 

1077 



0,74 

34,89 

1,4 

102,8 

1,34 

960 



0 

(39,81) 

0 

(124,0) 

0 

(806) 

МкСІ, • 6Н 2 0 

105 

(28,35) 

0 

(60,9) 

0 

100 

(1642) 

РГаСІ 


7,22 

24,68 

16,3 

68,7 

19,2 

1176 



2,61 

31,01 

6,0 

88,6 

6,3 

1057 



0,09 

42,93 

0,24 

142,8 

0,17 

699 

ЫаСІ + МрСІ 2 • 6Н 2 0 


0 

(43,47) 

0 

(145,7) 

0 

(686) 

М§СІ 2 • 6Н 2 0 



Авт. 






Примечание. М. И. т=г 2 —4 часа. СѴ и определялись титрованием. 


и °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. о/о 

Ж/1000 ж н,о 

индексы 

ИаСІ 

МдС1 2 

2ШС1 

МдСІ, 

ЖаСІ 

н 2 о 

15 

(26,37) 

0 

(55,1) 

0 

100 

(1815) 

ИаСІ 


18,95 

7,60 

39,2 

19,3 

67,0 

1709 

» 


18,57 

7,73 

38,8 

19,9 

66,1 

1704 



10,07 

15,80 

20,9 

40,4 

34,1 

1631 



9,96 

15,81 

20,7 

40,4 

33,9 

1637 



3,68 

23,84 

7,8 

62,3 

11.1 

1427 

» 


3,61 

23,92 

7,7 

62,6 

10,9 

1422 

в 


0 

(35,10) 

0 

(Ю2,5) 

0 

(976) 

мвси-бН а о 

25 

(26,50) 

0 

(55,5) 

0 

100 

802) 

КаСІ 


17,74 

8,01 

36,8 

20,5 

64,2 

1745 

„ 


15,93 

9,66 

20,0 

40,6 

33,0 

1650 



16,38 

9,68 

20,1 

42,0 

32,4 

1610 

» 


4,01 

24,28 

8,6 

64,1 

11,8 

1376 

„ 


1,39 

30,87 

3,1 

86,4 

3,5 

1117 

„ 


0,97 

35,00 

1,8 

103,6 

1,7 

949 

ЫаСІ + М§С1 2 • 6И 2 0 


0 

(35,60) 

0 

(104,7) 

0 

(955) 

М§С1 2 • 6Н 2 0 

55 

(27,01) 

0 

(57,0) 

0 

100 

(1754) 

КаСІ 


19,30 

7,37 

40,5 

19,1 

67,9 

1678 

» 


18,34 

8,29 

38,5 

21,4 

64,3 

1669 

„ 


10,79 

15,71 

22,6 

40,5 

35,8 

1585 

„ 


10,74 

16,18 

22,6 

42,0 

35,0 

1548 

„ 


5,01 

23,59 

10,8 

62,6 

14,7 

1362 

„ 


4,32 

25,05 

9,4 

67,2 

12,3 

1305 

„ 


2,03 

30,40 

4,6 

85,3 

5,1 

1112 

» 


1,65 

30,80 

3,8 

86,4 

4,2 

1109 

» 


0,97 

34,49 

1,8 

101,3 

1,75 

970 

„ 


0 

(37,55) 

0 

(114,0) 

0 

(877) 

М§С1 2 -61Р;0 



Авт. 






\аС1—М§С1 2 —Н 2 0 


Р. Рго\ѵеіп, Е. ѵоп МиМепсІаЫ, 2. апог§. Сііет., 39, 1491—1493 (1926) 


(,°С 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. о/о 

| г/100 г Н 2 0 

Іж/юоож Н 2 0 

1 индексы 

а 

N«01 

МдС1 2 

N801 

МдС1„ 

2^С1 

МдСІ, 

2№С1 

:| н 2 о 

0 

26,2 

0 

35,5 

0 

54,7 

0 

100 

1830 

(1,209) 

ЫаСІ 

1 

1,0 

33,5 

1,5 

51,1 

2,3 

96,7, 

2,5 

1010 

1,327 

ЫаСІ + М§СІ 2 • 6Н 2 0 


0 

34,6 

0 

52,9 

0 

100,1 

0 

1000 

1,329 

М§;С1 2 • 6Н 2 0 

20 

26,4 

0 

35,9 

0 

55,3 

0 

100 

1805 

(1,200) 

ЫзСІ 


0,9 

34,6 

1,4 

53,6 

2,15 

101,4 

2,0 

965 

1,333 

КаС1 + М8С1 2 -6Н 2 0 


0 

35,3 

0 

54,6 

0 

103,3 

0 

970 

1,332 

МгС1 2 • 6Н 2 0 

40 

26,7 

0 

36,4 

0 

56,1 

0 

100 

1780 

(1,192) 

ЙаСІ 


0,7 

36,0 

1,1 

56,9 

1,7 

107,7 

1,5 

915 

1,341 

ЫаСІ + МкС1 2 • 6Н 2 0 


0 

36,5 

0 

57,5 

0 

108,8 

0 

920 

1,337 

М§С1 2 -6Н 2 0 

60 

27,05 

0 

37,1 

0 

57,2 

0 

100 

1750 

(1,183) 

ЫаСІ 


0,5 

37,5 

0,8 

60,5 

1,25 

114,5 

1,0 

865 

1,349 

КаС1 + МгС1і,-6Н 9 0 


0 

37,9 

0 

61,0 

0 

115,4 

0 

865 

1,346 

М^СІ, • 6Н 2 0 

80 

27,5 

0 

37,9 

0 

58,4 

0 

100 

1710 

(1,175) 

КаСІ 


0,3 

39,5 

0,5 

65,6 

0,75 

124,1 

0,5 

805 

1,339 

ИаС1 + МгС1,-6Н,0 


0 

39,8 

0 

66,1 

0 

125,0 

0 

800 

1,362 

М§СІ 2 .6Й 2 0 




Авт. 





Авт. 



Примечание, М. И. (± 0,05°)- т-=1,5—2 часа. 




Иа'. Мг" б СГ 


N801—М 8 а 2 —Н 2 0 


N3', М%" || СГ 


А’аСІ— М 8 С(„—Н,0 


ШС1—МйС1 2 -Н 2 0 

О. ЬеігаЬасЬ, А. РГеШеиЬег^, СаІісЬе, 11, 64, 72—73, 351, 389 и 439 (1929) 


1 , °с 

| Жидкая фаза 

Твердая фаза 

| вес. о;© 

1 Чл 

1 АЛ/1000 М Н а О 

индексы 

а 

\аС1 

1 М 8 С1 2 

1 М'аСІ 

1 м 8 сі 2 

| 2ИаС1 

1 М 8 С1 г 

2ИаС1 | Н 2 0 

0 

0,3 I 

34,2 

4 

454 

1 1 

99 

1 

юоо 

1,329 

^аС1+МеС1,-6Н,0 

25 

0,3 1 

35,2 

4 

470 

1 

103 

0,962 

962 

1,336 

» « 

50 

0,3 I 

36,9 

— 

— 

1 

111 

0,893 

893 

1,344 

и » 

75 

0,4 

38,9 

1 -- 

— 

1 

121 

0,820 

820 

1,358 

ѵ » 

100 

0,4 | 

42,2 

— 

— 

1 

139 

0,714 

714 

1,376 

» 


Авт. 

1 


П риисчаии с. М. И. Анализ твердой фазы: М. О. 

№С1— М^СЬ,—Н 2 0 

В. П. Ильинский, А. Ф. Сагайдачный, ЖОХ, 1, вып. 5, 584—586 (1931) 


і. ”С 

| Жидкая фаза 

| Твердая фаза 

| вес. ог в 

1 мцтм н 2 о 

индексы 

N80 

1 м 8 сі 2 

2ИаС1 

м 8 сі 2 

2ИаС1 | Н„0 

і 

—20 

5,21 

18,29 

10,49 

45,23 

18,83 

1795 

N<101 • 211..0 


1,82 

24,98 

3,83 

64,57 

5,60 

1462 

ЫаСІ 

— 15 

24,60 

0 

50,28 

0 

100 

1989 

N30 • 2Н а О 


11,11 

12,22 

22,33 

30,15 

42,55 

1905 

»? 


3,13 

22,91 

6,52 

58,63 

10,01 

1534 

V 


. 2,50 

24,67 

5,29 

64,08 

7,63 

1442 



0,33 

33,52 

0,77 

95,86 

0,79 

1035 

ЫаС.І |-МйС1 2 • 611.0 

-8 

19,63 

4,93 

40,10 

12,37 

76,42 

1906 

ИзСІ- 2Н а О 


17,22 

7,39 

35,20 

18,54 

65,50 

1861 

„ 


14,23 

10,01 

28,95 

25,00 

53,66 

1854 



13,88 

10,37 

28,24 

25,90 

52,16 

1847 

„ 


10,43 

13,95 

21,25 

34,90 

37,85 

1781 



8,12 

16,60 

16,62 

41,71 

28,48 

1714 

ИзСІ 


2,37 

25,14 

5,04 

65,61 

7,13 

1415 

*. 


1,41 

26,35 

3,01 

69,01 

і 4,18 

1389 


— 5 

25,50 

0 

52,75 

0 

100 

1896 

ШСІ -2Н,О 


21,27 

3,64 

43,66 

9,18 

! 82,63 

1892 



19,91 

5,40 

41,08 

13,68 

75,01 

1826 

* 


12,58 

11,96 

25,70 

29,99 

46,15 

1796 

0 


Авт. 







Примечание. М. И. 

№сі—м&сі 2 — н 2 о 

Л. П. Палкии, Е. Н. Варасова, ЖПХ, 5, вып. 3—4, 319 и 321 (1932) 


1 , °с 

1 



Жидкая фаза 




Твердая фаза 

1 вес. °|о і 

г/10Э г 

Н г О 

| Ж/100,)АРН г О| 

индексы 

а 

\аС1 

1 М 8 С1 2 

N801 | 

м 8 сі 2 

I 2ИаС1 |М 8 С1 2 

2ИаС1 

1 Н„о 

0 

26,29 

0 

35,66 

0 

54,96 

0 

100 

1820 

1,208 

і N301 


9,27 

15.0 

12,24 

19,80 

18-43 

37,47 

32,97 

1789 

1.221 

1 


2,00 

25.78 

2,77 

35,70 

4,27 

67,53 

5,95 

1393 

1.233 

1 „ 


0,81 

30,88 

1,18 

45,20 

1,83 

85,52 

2,10 

1145 

1,299, 

И 


0,33 

34,40 

0,50 

54,23 

0,78 

99,71 

0,78 

995 

1,320 

^зС1+МйС1,-6Н 9 0 


0 

34,49 

0 

52,83 

0 

99,60 

0 

1004 

1,324 

М§СІ 2 .6Н 2 0 

1 

1 



Авт. 





Авт. 



Примечание. И. И. т=3 —I суток. В работе приводятся также данные по вязкости. 


ШСІ— М§С1 2 —н 2 о 

Н. С. Курнаков, Н. А. Осокорева и др., Труды ГИПХ, вып. 16, 39 (1932); 
Калий, № 2, 26 (1932); Соликамские карналлиты, стр. 58, 1935 


1 ° с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

| вес. о/о 

1 г/100 г Н 2 0 

| мцтм н 2 о 

индексы 

а 

№01 

Мгсг 

. ИаСІ 

| мгеі. 

,| гиасі 

■1 М 8 С1 2 

2\аС1 

НіО 

К) 

26,33 

I 0 

35,74 

: 0 

55,07 

0 

100 

1816 

1,205 

№С1 


15,87 

9,39 

21,23 

; 12,56 

32,72 

23,77 

57,92 

1770 

1,207 

и 


11,40 

13,65 

15,21 

18,21 

23,43 

34,45 

40,48 

1728 

1,213 

н 


2,38 

25,51 

3,30 

35,38 

5,09 

66,91 

7,07 

1389 

1,254 



1,47 

28,23 

2,09 

40,16 

3,22 

75,97 

4,07 

1263 

1,274 

и 


0,32 

34,57 

0,49 

53,10 

0,76 

101,4 

0,74 

979 

1,334 

N301 4-МйСІ., -0И..О 


0 

34,97 

0 

53,77 

0 

101,7 

0 

983 

1,333 

МйС1 а - 611,0 

20 

26,37 

0 

35,81 

0 

55,19 

0 

100 

1812 

1,200 

N301 


0,53 

35,01 

0,82 

54,31 

1,27 

102,8 

1,22 

961 

1,336 

№С1 + МяС1.,-611„0 


0 

35,47 

0 

54,97 

0 

103,8 

0 

962 

1,336 

МйС1 2 • 611.0 

25 

26,48 

0 ‘ 

36,02 

0 

55,49 

0 

100 

1802 

1,198 

N<101 


7,46 

18,60 

10,09 

25,16 

15,54 

47,58 

24,62 

1584 

1,220 



2,78 

25,83 

3,89 

36,18 

6,00 

68,46 

8,06 

1343 

1,253 



0,34 

35,44 

0,53 

55,19 

0,82 

104,4 

0,78 

950 

1,337 

N301 |-МйС1 2 • 611.0 


0 

35,65 

0 

55,40 

0 

104,8 

0 

976 

1,336 

М«0І. 2 .6Н.,О 

40 

26,76 

0 

36,54 

0 

56,30 

0 

100 

1776 

1,192 

N301 


19,88 

6,58 

27,03 

8,95 

41,65 

16,92 

71,11 

1707 

1,197 

’’ 


12,82 

13,15 

17,32 

17,76 

26,68 

33,60 

44,26 

1659 

1,205 



4,89 

22,95 

6,78 

31,80 

10,44 

60,16 

14,79 

1416 

1,238 



3,31 

25,16 

4,63 

35,17 

7,13 

66,53 

9,68 

1358 

1,249 



1,10 

31,51 

1,63 

46,76 

2,52 

88,44 

2,77 

1099 

1,295 



0,37 

36,28 

0,58 

57,27 

0,90 

108,3 

0,82 

915 

1,342 

N3014 МйС1 2 -6М О 


0 

36,54 

0 

57,58 

0 

108,91 

0 

918 

1,340 

МдСІ, ■ бН.,0 

50 

26,93 

0 

36,86 

0 

56,79 

0 

100 

1761 

1,187 

N301 


0,41 

36,94 

0,65 

58,96 

1,00 

111,54 

0,89 

889 

1,343 

шсі4-МёСі 2 -бн,о 


0 

37,21 

0 

59,26 

0 

112,1 

0 

892 

1,342 

]%С1 а .6Н 2 0 

СО 

27,02 

0 

37,02 

0 

57,05 

0 

100 

1753 

1,183 

N301 


0,46 

37,65 

0,74 

60,83 

1,14 

115,07 

0,98 

860 

1,349 

N301 -|- М§С1 2 • 6И..() 


0 

37,89 

0 

61,01 

0 

115,4 

0 

866 

1,348 

Мй01 2 -6Н 2 О 

70 

27,36 

0 

37,67 

0 

58,06 

0 

100 

1722 

1,179 

N301 


8,06 

19,66 

11,15 

27,20 

17,20 

51,49 

25,04 

І455 

1,217 



2,47 

28,28 

3,57 

40,84 

5,49 

74,24 

6,89 

1254 

1,267 



1,57 

32,08 

2,37 

48,35 

3,65 

91,46 

3,84 

І051 

1,289 

» 


0,75 

36,98 

1,20 

59,38 

1,86 

112.33 

1,63 

875 

1,335 



0,42 

38,64 

0,69 

63,41 

1,06 

119,94 

0,88 

826 

1,353 

N аСІ 4- М$тСІ 2 • 6Н а О 


0 

38,83 

0 

63,48 

0 

120,43 

0 

831 

1,355 

МйС1 2 • 6Н< 2 0 

100 

28,27 

0 

39,41 

0 

60,73 

0 

100 

І647 

1,167 

N301 


18,02 

9,96 

25,02 

13,83 

38,55 

26,16 

59,57 

1545 

1,229 



2,50 

31,72 

3,80 

48,22 

5,86 

91,22 

6,04 

іозо 

1,327 



0,47 

41,65 

0,81 

71,96 

1,24 

136,13 

0,90 

728 

1,384 

N301 + МкС1 2 • 6Н 2 0 


0 

42,33 

0 

73,40 

0 

138,85 

0 

720 

1,382 

МйСІ, • 6Н 2 0 

ПО 

0,50 

42,67 

0,88 

75,08 

1,36 

142,10 

0.95 

697 

1,402 

N аСІ 4- М§С1 2 • 6Н а О 


0 

43,46 

0 

76,87 

0 

146,40 

0 

683 

1,400 

МрОІ., • 6Н 2 0 













Авт. | 



Авт . [ 



Авт. 



П р и м е ч а и и е. М. И. (± ОЛ”). Данную систему изучали Н, А. Осокорева, М А. Опыхтина, 
Д. Н. Шойхет, Е. Ф. Плаксина и А. И. Заславский под руководством Н. С. Курганова н 
Д. П. Маиоева. 



Ыа\ Мй" в С1‘ 


касі—мгСіг-н $ о 


Ыа‘, М8" IIС1' 


N 801 — МгС!|— н,о 


\аС1-МйС1 2 —Н 2 0 

Е. И. Ахумов, Б. Б. Васильев, ЖОХ, 2, вып. 3, 283—284 (1932); Труды 
ГИПХ, вып. 18, 118 (1933); Калий, № 3, 23—24 (1933); Соликамские карналлиты, 
стр. 102—103, 1935; Изв. СФХА АН СССР, 9, 308 и 310 (1936) 


Жидкая фаза 


1 ,° с 

вес. 

°І0 

г/100 г Н а 0 

м/нхю лн,о 

индексы 

а 

Твердая фаза 

N301 

М&С1 3 

N301 

МгСі 2 

2№С1 

мгсі 2 

2МС1 |Н 2 0 

125 

21,3 

7,15 

29,8 

10,0 

45,9 

18,9 

70,8 

1543 

_ 

ЫаСі 


8,45 

21,15 

12,0 

30,0 

18,5 

56,7 

24,6 

1330 

— 



1,3 

32,9 

2,0 

50,0 

3,1 

94,5 

3,6 

1025 

— 



0,25 

47,25 

0,5 

90,0 

0,75 

170,1 

0,5 

585 

— 



0,25 

47,3 

0,5 

90,2 

0,75 

170,5 

0,5 

584 

1,411 

ЫаСІ + м|сі 2 -4Н 2 0 

150 

29,9 

0 

42,6 

0 

65,7 

0 

100 

1522 

1,155 

ИаСІ 


22,1 

7,1 

31,2 

10,0 

48,1 

18,9 

71,8 

1493 

— 

и 


9,6 

20,85 

13,8 

30,0 

21,3 

56,7 

27,3 

1283 

— 



2,2 

32,6 

3,4 

50,0 

5,25 

94,5 

5,3 

1003 

— 

» 


0,8 

40,85 

1,4 

70,0 

2,15 

132,3 

1,6 

744 

— 

и 


0,1 

51,7 

0,2 

107,2 

0,3 

202,6 

0,2 

493 

1,428 

ЫаСІ + М§С1 2 • 4И..0 


0 

51,8 

0 

107,5 

0 

203,2 

0 

492 

1,428 

М Й С1 2 • 4Н 2 0 

175 

23,1 

7,0 

33,0 

10,0 

50,9 

18,9 

72,9 

1433 

— 

НаСІ 


10,7 

20,6 

15,6 

30,0 

24,0 

56,7 

29,8 

1239 

— 



3,35 

32,2 

5,2 

50,0 

8,0 

94,5 

7,8 

976 

— 



0,7 

47,05 

1,3 

90,0 

2,0 

170,1 

1,2 

581 

— 



Следы 

55,0 

Следы 

122,0 

Следы 

230,6 

Следы 

434 

1,442 

ЫаС1 + МгСІ 9 -4Н 2 0 

О 

о 

сч 

31,6 

0 

46,2 

0 

71,2 

0 

100 

1404 

1,148 

ЫаСІ 


24,35 

6,9 

35,4 

10,0 

54,6 

18,9 

74,3 

1361 

— 



11,95 

20,35 

17,6 

30,0 

27,1 

56,7 

32,4 

1193 

— 



4,2 

31,95 

6,6 

50,0 

10,2 

94,5 

9,7 

955 

— 



1,6 

40,5 

2,8 

70,0 

4,3 

132,3 

3,2 

732 

— 



1,05 

46,9 

2,0 

90,0 

3,1 

170,1 

1,8 

577 

— 



Следы 

56,8 

Следы 

131,5 

Следы 

248,6 

0 

402 

1,462 

ЫаСІ + МгСІ, ■ 2Н.,0 


0 

56,8 

0 

131,5 

0 

248,6 

0 

402 

1,462 

М§С1 2 • 2Н 2 0 




Авт. 





Авт. 



Примечание. М. И. т = 2 — 3 часа. 

МаСІ—М§СІ 2 —Н 2 0 

В. П. Ильинский, А. Ф. Сагайдачный, Л. К. Мордберг, ВНИИГ, 1932 


Темпера¬ 
тура кипе¬ 
ния, °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

1 вес. о) 0 

| Ж/1000 М Н.,0 | 

| индексы 

N301 

Мгсі 2 і 

1 ШаСІ 1 

Мгсі 2 1 

ЖяС[ | 

н 2 о 

108,5 

28,27 

0 

60,73 

0 

100 

1647 

№СІ 

108,5 

21,11 

6,84 

45,15 

17,96 

71,5 

1585 


109,0 

19,54 

8,58 

41,89 

22,58 

65,0 

1551 


111,0 

15,58 

12,68 

33,47 

33,44 

50,0 

1495 


111,5 

11,78 

16,65 

25,36 

44,01 

36,6 

1442 

м 

113,0 

8,80 

20,90 

19,29 

56,24 

25,5 

1324 


113,8 

7,66 

22,04 

16,79 

59,31 

22,1 

1314 


116,0 

5,28 

25,22 

11,71 

68,65 

14,6 

1244 


122,0 

2,68 і 

31,80 

6,30 

91,82 

6,4 

1019 


130,0 

2,16 

36,17 

5,40 

110,96 

4,6 

859 


136,0 

2,21 

37,27 

5,63 

116,50 

4,6 

819 


148,0 

1,02 

41,81 

2,75 

138,35 

2,0 

709 


165,0 

1,01 

51,04 

3,25 

201,37 

1,6 

489 


193,0 

0 

55,56 

0 

236,52 

0 

423 

М?СІ 2 • 2Н 2 0 


1 Авт. 







<м 


О 
ад 

* О 

~ Г к 

О м <м 

5 г о 

+ + ^ 
О о 

N 

X X 
сч сч 

О О 

СО со 

2 г 


о 

«3 

2 

+ 

о и 

? г 
б 

РЭ 

г 




о 



О 

Л 

X 

сч 

9, 

X 

«3 

2 

4- 


о 

іМ 

X 

*-н 

сч 

о 

б 

оо 

N 

*. 

8 хГ 

СО 

X 

* фі 

0 

О 

сч 


б 

ад 

СО 

• 


ад 

5 

X 

0 


2 



та 





2 




о 

м 

х 

сч 

о 

со 

г 





г--. 

СО 

сч 

ІП 

05 

ГГ5 


со 

00 


сч 

сч 

со 

’ф 

03 

со 

8 

сч 

О 

оо 



рі. 



Г-- 

о 

со 

о 

о 

со 

сч 

оо 

со 


со 

14,3 

<75 

сч 

со 

о 


Я 

X 

Ф 

ю 

у—І 

о 

о 

ь- 

со 



о 

ОЗ 

05 


со 

СО 

со 

г-н 

і 

ОЗ 

Оз 

С'- 

о 

я 


СЧ 


сч 

сч 

сч 



—1 


сч 

—1 



*“ н1 

Г-Ч 



'—' 

Г-Н 

.-н 



— 




05 

сП 

со 

ю 

о 



Г'- 

’ф 

00 

о 

оо 

со 

ф 





я 

л 

X 

!М 

оо 

ьГ 

оо 

ю 

о 

о 

о 

СО 

со 

СО 

со 

ьГ 

ф 

сО л 

оГ 

сч 

о 

’ф 

сч 

о 

о 

8 

СО. 

СО 

СО 

ю 

ио 

о 

сч 

сч 

со 

05“ 

ио 

со 

сч 

00 

О 

о 

о 

о 

иО 

ф 

ио 

СЧ 

О 

в, 


_ 



(О 

3. 

со 


Г-- 




Г-Ч 




ф 

00 


СЧ 

05 ^ 


О 


Г-Н 


о 

сч 

ь- 

со 



оо 


ио 

со 

05 

О 

СО 

1 



СО 

СО 


X 

бг 



о 

со 

СО 

ио 

ю 

05 

оо 

о 

со 




05 


ио" 

о 

СО 

со 


ъ 


со 

СО 



сч 

ф 

ю 

со 

со 


1 

сч 

’ф 

иО 

сО 

оо 

оо 


СЧ 

ф 


о 

о 






сч 





сч 


Г'- 


05 

'Ф 

г^. 

со 


ь. 

сч 




О 

<9 

со 

ь- 

со 

о 

сО 

сч 

со 

со 

•“I 

со 

со 


о 

со 

05 

СО л 

со 

сч 

со 

05 

сч 


иО 

05“ 

оо 


о 

05 

о 

со 

сю 

ф“ 



СЧ 

ф 

со 

сч 

*-н 




’ф 

со 

сч 

1 

Г " н 





и<0 

сч 

»-н 









40 

ю. 

05 




ио 

оо 


СО 

со 



Ю 





О 

сч 

о 

СО 

ф 

сч 

<о 



со 

со 

сч 



со 



у—> 


о 

ІО 



я 






ф 


со 

со 

ио 

ио 

40 

’ф 

СО 

•ф 

со 

сч 

СЧ 

иО 

ио 

ф 



05 

05 

05 

05 

05 

05 

05 

05 

05 

05 

05 

05 

05 

05 

05 

05 

05 

05 

05 

05 

05 










4П 

ІО 








ио 

ю 



О 




О 

ио 

со 


ю 

ю 

со 

сч 

со 

’ф 


со 

ио 

со 

ио 

00 

оо 

05 


ю 

•-Н 

е 

о 


со 

иб 

о 

Т-5 

сч 

’ф 

ю 

со 

со 

о 

у—1 

сч 

’ф 

'ф 

ф 

СО 

ь- 

ь- 

О 

сч 

ф 

■ СО 

2 























б 

со 

Ю 

со.. 

ф 

С'- 

о 

ио 

сч 

ю 

о 

со 

со 



сч 

Й 

сч 

сч 

Г-Ч 

05 

Ь- 

ио 


ио 

00 

ю. 

ф 



X 

с* 

о 

О 

ф 

со 

сч 


о 

о 

о 


со 

сч 

1 

Т-Ч 

О 

О 

О 

о 

Ф 

сч 





2 





сч 

оо 


ю 


05 

05 

со 

о 


сч 

8 

ю 







Г- 


05 

оо 

о 


00 



оо 

00 

о 

ио 

05 

оо 

ея 


05 






' ^ 


об 



05 

со 

со 

о 

оо 

со 


ио 

СО 

СО 

СО 

ио’ 

О 

со’ 

сч’ 


я 

е» 

г 


СО 



сч 

сч 

со 

со 




сч 

сч 

СЧ 

ио 

Ф 

Ф 





© 

о 

б 

& 

сч 

ф 

ь- 

00 

оо 

00 

а 

о 

сч 


- 


о 

сч 

оо 

о 

’ф 

8 

ио 

СО 

05 

СЧ 

СЧ 

СО 

О 


§ 

8 

иО 

СО 

о7 



т 

X 

сч 

сч 

а 

о 

сч 




Г ~ 1 1 

о 

сч 

со 

сч 

со 

оо 

Ь- 

со 



О 

с^б 

со 

І'- 







ГЧ 



8 

05 

ио 


о 

ио 

ь- 

ІО 

сч 

Г'- 

о 

о 


СЧ 

оо 




со 


05 

Г'- 

со 

со 

ио 


оо 

ь- 

»—1 


сч 

со 

05 

иО 



о» 




а 


СО 

о 

со 

сч 

СО 

СО 

о 

со 

о 

00 

05 

о" 

со 

г-Н 

со 

О 

о 

СО 

в 

г 





сч 

сч 

сч 




—1 

сч 

СЧ 

со 

со 


’ * 



О ио 

я а 


со 

и 

ьс к 


и 

Я 

X 


С 

с 


ООСООС^С5®' Н 
со см б со ^ со 
—Го5СО»-^иОСО®® 


ЮОЗСО’-'^ЮСОСЧ О Ю 00 

О ю Щ (О N (О со N СО О СЧ 

г)< УЭ С) О Ю ^ о О О ■Ф ГО |ч 

СЧ ^н СЧ 




СО о 
сч сч 


234 


235 





Ка-,.Мк“ Іі С1' 


ЫаСІ—М^СІ— Н 2 0 


КаСІ—М§СІ 2 —Н а О 

Е. И. Ахумов, М. П. Головков, ЖОХ, 5, вып. 4, 506 (1935) 

_ Жидкая фаза _ 

^ о (2 вес. о/о г/100 г солей Ж/1000 М Н 2 0 индексы 

N801 | МеСІ, ЫаСІ I МеСІ; 2ЫаС1 | МеС 1 2 2ЫаСІ | н а о __ 


Твердая фаза 


29,94 37,18 
56,47 22,84 
79,07 11,21 
94,39 3,59 


65,66 1766 
39,24 1718 
17,73 1585 
4,611 1283 


978 ЫаС1 + М§СІ 2 -6Н 2 0 
973 М§СІ 2 • 6Н 2 0 


Примечание. М.И. В работе приводятся также коэффициенты преломления насыщенных 
растворов. 

№С1—М^СЬ,— н 2 о 

Н. С. Курнаков, А. И. Заславский, Е. И. Лукьянова, ГИПХ, 1936 


_ Жидкая фаза _ 

вес, о/о г/100 г Н 2 0 Ж/1000 М Н й О индексы і 
ИаСІ |МгС1 2 ЫаСІ | МдС1 3 2ИаС1 | М^СІ, 2ИаС1 | Н 2 0 


-24 9,59 
7,50 
4,83 
3,26 
2,86 
1,70 
1,05 
1,28 

6.13 
1,93 

-17 24,07 
17,76 
10,30 
3,53 
1,61 
0,35 
0 

20,21 

13,7 

6,45 

О 

10 24,74 
19,61 
14,51 

8.14 
7,07 
2,77 
0,89 
0,13 
0 


40,22 2035 
28,47 1900 
16,85 1716 
10,54 1557 
8,94 1490 
4,75 1280 
2,83 1221 
3,04 1009 
26,12 2204 
8,38 2278 
100 2047 

73,01 2051 
39,82 1930 
11,51 1572 

4.69 1356 

0,89 1123 
0 1139 

100 2562 

68,99 2655 
33,91 2843 
О 2851 
100 1974 

77,46 1941 
55,90 1904 
28,80 1732 
24,65 1705 

8.70 1500 

2,43 1239 
0,31 1017 
0 1004 


Твердая фаза 


ЫаСІ • 2Н 2 0 + лёд 
N301 • 2Н 2 0 


ЫаСІ • 2Н а О +М§С1 2 .12Н.0 
ЫаСІ • 2Н,0 -)- ИаСІ (мет.) 
№01 + М§С1 2 • 8Н 3 0 (мет.) 
№С1 М§С1 2 • 6Н, 2 0 (мет.) 

Лёд 

ЫаОІ ”211,0 


N301 • 2Н 2 0 -I- N301 
N301 

Ыа01 + М§С1 2 -8Н,О 
М§С1о-8Н,0 
Лёд 


N301 • 2Н»Ѳ 


№С1 • 2Н 2 0 №ОІ 
N301 


М§С1, • 6Н 2 0 


Примечание. М. И. «3-5 суток. Анализ Жидкой, фазы: на С1' {в виде АдСІ) и Мк" 
(по Мг,Р,0,). Диализ твердой фазы: ыикр. и хии. 
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Ыа", Мд" II СІ' 


ЫаСІ— МдС1 2 —Н а 0 


N4-, Мд-цсі' 


N аСІ — МдСІ,— Н„0 


№С1—МйС1 а —Н а О 


А. Г. Бергман, 3. А. Колоскова, Н. С. Домбровская, За недра-Волго-ІІри- 
каспия, вып. 2, стр. 312—313, 1937 



Жидкая фаза 


(, і°С 

вес. °,'о 

МОЛ. "|о 

.М/1000 м Н 2 0 

индексы 

Твердая фаза 


ИаСІ 

МдС1 2 

2ИаС1 

МдС1 2 

2ИаС1 

МдС1 2 

2ИаС1 

н„о 


25 

45 

70 

90 

ПО 

0,33 

0,38 

0,41 

0,38 

0,38 

35,44 

36,53 

38.57 

40.57 
43,48 

0,11 

0,08 

0,09 

0,09 

0,09 

9,43 

9,88 

10,67 

11,49 

12,77 

0,80 

0,93 

1,04 

1,00 

1,04 

104,1 

109,7 

119,6 

130,0 

146,5 

0,76 

0,84 

0,86 

0,76 

0,70 

953 

904 

829 

763 

678 

ЫаСІ + М§С1 2 ■ 6Н 3 0 


Авт. 





№СІ—МйСІ 2 — Н 2 0 

В. И. Николаев, Э. Е. Буровая, Изв. СФХА АН СССР, 10, 248—249 (1938) 


1. °С 

| Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. "|о | 

М/1000 м м 2 о | 

индексы 

ЫаСІ 

МдСІ, 

2ЫаС1 

МдСІ* 

2ЫаС1 

н 2 о 

25 

26,50 

0 

55,5 

0 

100 

1802 

ЫаСІ 


21,67 

4,88 

45,3 

12,5 

78,3 

1730 



5,80 

21,06 

12,14 

53,92 

■18,4 

1514 



0,71 

34,70 

1,70 

101,12 

1,6 

973 

ИаС1 + М§С1 2 -6Н,( 


0 

36,66 

0 

104,90 

0 

953 

М§С1 2 • 6Н 2 0 


Авт. 




Примечание. М. И. (±0,2°). т = 1—50 суток. „ „ Примечание. М. И. (± 0,1°). В работе приводятся также данные по вязкости и іювеох- 

Данные, полученные визуально-политермическим методом, см. А. 1, Ьергман и Н, И. Лужная. иостиому натяжению растворов.. г 

Физико-химические основы изучения и использования соляных месторождений хлорид*сульфатного 
типа, стр. 69—83» изд. АН СССР, 1951. 


№С1—М§С1 2 — Н 2 0 


В. Клементьев, Труды ВАМИ, 14, 5—12 (1937) 


. “С 

Жидкая фаза | 

Твердая фаза 

вес. "|о | 

г/100 г Н а О 

луіооом Н 2 0 | 

индексы 

ЫаСІ 

МдСІ* 

ЫаСІ 

МдСІ* 

2ЫаС1 

МдСІ* 

2ЫаС1 

Н 2 0 

230 

33,4 

0 

50,01 

0 

77,07 

0 

100 

1298 

ЫаСІ 


22,88 

10,24 

34,23 

15,32 

52,75 

28,98 

64,54 

1224 

у 


21,96 

10,71 

32,61 

15,91 

50,25 

30,10 

62,54 

1245 



15,61 

18,90 

23,84 

28,86 

36,74 

54,60 

40,22 

1095 

у 


15,02 

19,18 

22,83 

29,15 

35,18 

55,15 

38,94 

1107 

у 


10,60 

26,83 

15,33 

42,88 

23,62 

81,12 

22,55 

955 



6,59 

39,18 

12,15 

72,43 

18,72 

137,0 

12,02 

642 



2,27 

48,30 

4,65 

100,14 

7,17 

189,4 

3,65 

509 

ѵ 


1,15 

50,99 

2,40 

106,54 

3,70 

201,6 

1,80 

487 

V 


0,93 

57,14 

2,22 

136,27 

3,42 

257,8 

1,31 

383 

„ 


0,26 

59,30 

0,64 

146,63 

0,99 

277,4 

0,35 

359 

„ 


0,10 

59,29 

0,25 

146,00 

0,38 

276,2 

0,14 

362 



0 

60,78 

0 

154,97, 

0 

293,2 

0 

341 

Мі/СІ, • 2Н.,0 

300 

35,02 

0 

53,90 

0 1 

83,06 

0 

100 

1204 

№С! 


20,79 

15,14 

32,45 

23,63 

50,01 

44,71 

52,80 

1056 

у 


8,82 

35,85 

15,94 

64,79: 

24,56 

122,6 

16,69 

679 

V 


6,35 

39,26 

11,67 

72,18 

17,98 

136,6 

11,63 

647 



3,42 

49,82 

7,31 

106,54 

11,27 

201,6 

5,29 

470 

у 


2,78 

54,27 

6,47 

126,35 

9,97 

239,0 

4,17 

402 

у 


1,50 

60,47 

3,94 

159,00 

6,07 

300,7 

1,98 

326 

V 


0,62 

65,82 

1,84 

196,12 

2,84 

371,0 

0,76 

267 

у 


0 

67,84 

0 

210,94 

0 

399,1 

0 

250 

М§С1 2 • 2Н 2 0 



Авт. 








П іі и м е ч а н и е. М. И. (в запаянных трубках при постоянном перемешивании). Анализ жидкой 
фазы: СѴ — по Фольгарду, Мд "—в виде Мд,Р,0 ? . Анализ твердой фазы: М. О. 


ІМаСІ —М§С1 2 —Н 2 0 


Т. Роде, Изв, СФХА АН СССР, 14, 397 (1941); 15, 259 (1947) (3 состава) 



Жидкая фаза 



1. °с 

вес. "|о 

I М/ЮнОМН 2 0 

I индексы 

Р 

Твердая фаза 


ИаСІ 

МдС1„ 

2ИаС1 

МдС1 а 

2ИаС1 

н а о 

М.М 

25 

(26,51) 

0 

(55,5) 

0 

100 

(1802) 

17,85 

КаСі 


18,54 

7,04 

38,40 

17,91 

68,2 

1776 

17,60 



17,78 

7,71 

36,76 

19,55 

65,28 

1776 

17,44 



15,85 

9,50 

32,73 

24,09 

57,6 

1760 

17,30 



12,60 

12,30 

25,85 

30,97 

45,5 

1760 

17,20 



7,85 

16,77 

16,05 

42,09 

27,6 

1720 

16,35 



5,89 

19,66 

12,18 

49,94 

19,6 

1610 

15,65 



5,29 

20,56 

10,99 

52,45 

17,32 

1576 

15,64 



3,24 

23,26 

6,80 

59,87 

10,2 

1500 

14,25 



2,67 

24,82 

5,67 

64,75 

8,05 

1420 

13,45 



1,83 

27,02 

3,96 

71,84 

5,23 

1319 

12,90 



1,64 

27,80 

3,59 

74,54 

4,6 

1280 

11,70 



1,47 

28,81 

3,26 

78,17 

4,0 

1228 

11,10 



0,60 

32,40 

1,38 

91,47 

1,49 

1077 

9,96 



0,61 

32,57 

1,41 

92,22 

1,51 

1068 

8,71 



0,23 

35,67 

0,55 

105,28 

0,52 

945 

7,85 

ИаСІ + МеСѴбН.Х) 


0 

(35,71) 

0 

(105,1) 

0 

(952) 

7,90 

М§СІ 2 • 6Н,0 




Авт. 



Примечание. М. И. (± 0,03°). т«=1 сутки и более. Анализ твердой фазы: микр. 
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Ыа7Мв“|С1' 


ЫаСІ— МгС1 а — Н 2 0 


N801— М§С1 2 — Н 2 0 

Л. О’Апз, О. Зуріепа, Каіі, № 36, 95 (1942) 

Жидкая фаза 

I, °С вес - °І 0 М/1000 М Н 2 0 _ индексы _ Твердая фаза 

ШС1 МвС1 2 2КаС1 | М?С1 2 2Ь’аС1 | Н 2 0 


139 
154 

167.5 
182 
195 

209 
114 
161 
185 

210 

225.5 

| | | Авт. 

Примечание. М. П. 


4,36 

28,42 

10,0 

80 

11,1 

1110 

5,19 

28,18 

12,0 

80 

13,0 

1085 

6,00 

27,93 

14,0 

80 

14,9 

1065 

6,80 

27,70 

16,0 

80 

16,7 

1040 

7,59 

27,46 

18,0 

80 

18,4 

1020 

8,36 

27,24 

20,0 

80 

20,0 

1000 

0,28 

46,71 

0,8 

166,67 

0,5 

597 

0,82 

46,45 

2,4 

166,67 

1,4 

591 

1,50 

46,14 

4,4 

166,67 

2,6 

584 

2,06 

45,87 

6,1 

166,67 

3,5 

579 

2,65 

45,59 

7,9 

166,67 

4,5 

573 


№С1—МеС1 2 —н 2 о 

Н. П. Лужная, И. П. Верещагина, ЖПХ, 19, вып. 7, 725 (1946) 

Жидкая фаза 

и °С вес. °)о М/1000 М Н а О индексы Твердая фаза 

N801 М г С1 2 2ЫаС1 М г СІ 2 2КаС1 Н..0 

—35 1,56 22,71 3,17 56,73 5,29 1669 ІЧаСІ • 211.,0-|- М§С)., • 12М..О 4-лёд 

—30 5,84 16,43 11,58 39,99 22,45 1939 ' Лёд' 

0 20,40 0 48,49 0 2062 

—26 1,81 23,35 3,73 59,03 5,94 1593 ЫаСЛ №СІ-2Н 2 0+МуСІ.,. 1211.0 

—25 11,15 10,82 22,02 26,24 45,63 2072 Лёд 

5,39 15,36 10,48 36,67 22,23 2121 

О 18,80 0 43,80 0 2283 

—20 22,7 0 45,25 0 100 2210 

17,05 4,34 33,42 10,45 76,18 2280 

5,49 13,41 10,43 31,28 25,01 2398 

О 16,80 0 38,20 0 2618 

.15 18,7 0 35,44 0 100 2822 

13,76 4,48 25,93 10,37 71,43 2755 

5,59 11,38 10,37 25,93 28,57 2755 

О 14,50 0 32,09 0 3116 

10 14,0 0 25,09 0 100 3986 

10,35 3,28 18,47 7,19 71,98 3897 

4,07 8,54 7,18 18,49 27,97 3896 

О 11,60 0 24,82 0 4029 

— 5 8,2 0 13,76 0 100 7267 

4,54 3,70 7,63 7,63 50.00 6553 

О 7,40 0 15,12 0 6614 

Ат. 

Примечание» М, II. 
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На’, Мв“|С1' 


N«01—МвСІ*—Н 2 0 


ЫаСІ—М§С1 а —Н 2 0 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

Жидкая фаза 

і. ° с вес, о). М/1000 М Н,0 индексы Твердая фаза 

N301 М?СІ, 2NаС\ МвСІ, 2КаС1 Н,0 * 

ѴапЧ Ной, МеуегЬойег, 2. рйуз. СЬегп., 22, 602 (1897) 

116,16 0,39 45,92 1,13 | 161,8 0,70 614 — ЫаСІ + М^СЬ,-4Н..О + 

(7 пла- •--■ + М§С1 2 • 6Н..О 

вления) Авт. 

Ѵап’1 Ной, Меуегіюйег, ЗИгшщзЪег. ргеизз. Акасі., стр. 591 (1898) 

24,95 1 0,94 34,901 2,26 | 102,9 2,15 951 — ИаСІ + М^С!, • 6Н 2 0 

[ I Авт. 

Ѵап’І Ной, 8асЬз, ВІасЬ, ЗИхип^зЪег. ргеизз. АкаО., стр. 578 и 585 (1904); 
Зегоѵу, МШ. КРА, 26. 67 (1921) [гі® 3 ] 

83 27,69 0 59 0 100 1695 — ЫаСІ 

0,39 38,86 1 121 0,82 820 1,364 ЫаСІ+М§С1 2 • 6И.,0 

О 39,40 0 123 0 813 — М2СІ 2 -0Н,О “ 

Авт. Авт. 

Ѵап’І Ной, 2. апог^. СЬет., 47, 247 (1905); 8ітпі§зЬег. ргеизз. АкаО. 

стр. 233 (1905) 

25 26,48 0 55,5 | 0 100 1802 — ШС1 

0,41 35,76 1 I 106 0,93 935 — ЫаСІ + М§СІ 2 . 6Н 2 0 

Авт. 

Е. ОеЫег, Оіззегі. Егіап^еп, стр. 45, 1913; IV. Огйпеѵѵакі, ОІззеЛ. Егіапееп 

стр. 29—30, 1913 

25 26,5 | О 'I 55,5 I 0 100 1802 — ІЧаСІ 

0,56 1 35,04 1 1,3 1 103 1,25 959 — ЫаСІ+ МеС1 2 .0Н 2 О 

Авт. 

Р. Кйппеііі, Оіззегі. Егіап^еп, стр. 29, 1913 

25 26,48 0 55,5 I 0 100 1802 — ЫаСІ 

0,41 35,87 1 | 106,5 0,93 930 — ЫаСІ + МеС1 2 .6Н 2 0 

Авт. 

Л. НОН, Оіззегі. Егіап^еп, стр. 37, 1913 [М. И., і =9—16 час.] 

83 27,82 0 59,4 I 0 100 1684 — ЫаСІ 

0,55 38,79 1,4 [ 121 1,14 817 — ЫаСІ + МеС1 2 .6Н 2 0 

Авт. 

О’Апз, Каіі, № 10, 152 (1915) 

996 I — I ЫаСІ + МеС1 2 .6Н,0 
873 — „ . 


О 0,34 34,37 (0,8) 99,6 0,80 

55 0,28 37,45 0,7 113,8 0,61 

Авт. 


16 Зак. 331. 
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ка\ Мг" II сі' 


КаСІ — МкСі а —Н..0 


Ыа", М(?" || СІ' 


ЫаСІ—М?СІ 2 — И,0 • 


Продолжение 





Жидкая 

фаза 

| 



1 , °с 

вес. п; 0 | 

Ж/1000 Ж Н,0 

индексы 

(1 

Твердая фаза 



N301 

м г сі 2 

2ЫаС1 

М ? С1 2 

2ШС1 | Н 2 0 | 




О. БеітЪасІі, Каіі, № 1, 12 (1926) 


105 


0,4 I 43,1 | 1 


144,3 1 0,69 1 688 


Авт. I I 

А. Зіеѵегіз, Н. МіНІег, 2. апогі. Сііет., 189, 

15 

25 
50 


— I ИаСІ + МіСІ, • 6Н,0 


0,61 

34,81 

1,46 | 

102,0 

1,41 

967 

11,335 

0,36 

35,48 

0,86 

104,6 

0,82 

948 

11,336 

0,18 

37,24 

0,44 I 

112,6 

0,39 

885 

1,347 (?) 

1 Авт. 





Авт. 


254—256 (1930); СаІісЬе, 12, 111 (1930) 
N301 + МіСІ, • 6Н,С 


Н. К. Воскресенская, ЖПХ, 3, вып. 3, 324 и 334 (1930) [М. И.] 

ЫаСЛ 


N301 + МіС1 2 • 6Н.,0 
М§01,-6Н„О 


35 

26,77 

9,08 

0,38 

0 

0 

17,35 

35,98 

36,14 

56,3 

19,0 

0,32 

0 

0 

44,6 

106,9 

107,5 

100 

29,87' 

0,8 

0 

1776 

1572* 

928 

935 

1,1940 

1,2210 

1,3404 

1,3363 





Авт. 



А. 

5іеѵег(з, Н. МіШег, 

О апогі. Сйет., 200, 

312—31 

75 

0,69 

38,50 

1,75 

119,8 

1,44 

823 

1,355 

10 

0,51 

44,46 

1,43 

152,8 

0,93 

648 

1,42_ 


Авт. 





Авт. 



С. Ф. 

Жемчужный, 

Б. Л. Ронкии 

СТЭ, 7 

7 

26,30 

0 

54,8 

0 

100 

1825 

1,2017 


14,62 

10,52 

30,1 

26,6 

53,09 

1764 

1,2102 


1,80 

28,90 

4,0 

78,8 

4,83 

1208 

1,2811 


0,28 

34,38 

0,7 

99,4 

0,70 

999 

1,3270 


0 

34,66 

0 

100,2 

0 

998 

1,3296_ 



Авт. 




Авт. 


(1931) [М. И. + 0,3°] 
N301 + МіСІ, • 6Н 2 0 


N301 


N301 4- М§С1., • 6Н..0 
М§С1 2 -6Н.,0 ' 


А. Б. Здановский, ЖПХ, 20, вып. 12, 1250 (1947) [метод — кинетический] 


25 


55 


12,75 

12,67 

26,34 

1 32,14 

1 45,04 

I 1710 

— 

3,6 

24,4 

7,71 

1 64,11 

1 10,74 

I 1392 

| - 

1,87 

27,55 

4,08 

73,84 

5,24 

1283 

— 

0,30 

34,66 

0,71 

100,8 

0,70 

985 

— 

| Лет, 1 







О. К. 

Янатьева, ЖПХ, 21, 

вып. 

1, 30 (19 

26,92 

0 

56,76 

0 

100 

1763 

_ 

2,76 

36,56 

7,01 

114,0 

5,79 

826 

— 

о 

37,60 

0 

114,0 

0 

877 

— 

| Авт. 



1 Лет, 



N301 


N301 

N301 + МіС1 2 • бН.,0 
МіСІ, • 6Н 2 0 


Т. Меуег, С. Ргиііоп, \Ѵ, ІЛіЫіооІ, Л. Аш. СЬеш. 5ос„ 71, 1237 (1949) [М. И.] 

N301 + МіСІ, • 6Н 2 0 
(ср. 2)" 


35 

0,33 I 35,95 

0,80 [ 106,7 

0,74 

930 1 — 


| Авт. 

1 1 


1 


1 Индексы исправлены нами. 


№СІ—МіСІ 2 —н 2 о 

ВЕРОЯТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РАСТВОРИМОСТЕЙ (рис. 20) 


(, °с 

вес. °іо 

Жидкая фаза 

Ж/1000 ж Н 2 0 

индексы 

Твердая фаза 

ЫаСІ 

м г сі. 

2КаС1 

м г сі 2 

2ХаСІ 

14,0 

—26 

1,8 

(26,0) 

3,85 

(68,1) 

(5,35) 

(1390) 

N301 • 2Н,0+ПаС1+МіС1„ • 12Н..О 

—20 

23,4 

0 

47,1 

0 

100 

2120 

N301 • 2Н,0 " 


17,8 

5,0 

35,5 

12,25 

74,35 

2095 

ѵ 


12,4 

10,0 

24,6 

24,4 

50,2 

2040 

' 


8,0 

15,0 

16,0 

36,85 

30,3 

1890 



4,9 

20,0 

10,05 

50,4 

16,6 

1655 



3,3 

23,3 

6,9 

60,05 

10,3 

1490 

№С1-2Н 2 О+№і0і 


2,3 

25,0 

4,9 

65,1 

7,0 

1430 

N301 


(1.8) 

(26,1) 

(3,85) 

(68,5) 

(5,3) 

(1380) 

ПаСІ+МіСІ,- 12Н..0 


0 

26,6 

0 

68,55 

0 

1460 

М§С1 2 • 12Н 2 0 - 

—15 

5,0 

20,6 

10,35 

52,4 

16,5 

1590 

^С1-2Н 2 0+№С1 

—10 

24,8 

0 

50,8 

0 

100 

1970 

N301 ■ 2Н..О 


19,0 

5,0 

38,5 

12,45 

75,6 

1960 



13,8 

10,0 

27,9 

24,8 

52,95 

1900 



9,4 

15,0 

19,2 

37,5 

33,9 

1765 



7,8 

17,5 

16,1 

44,3 

26,65 

1655 

№С1.2Н.,0-НЧаСІ 


5,6 

20,0 

11,6 

50,85 

18,6 

1600 

ИаСі 


2,5 

25,0 

5,3 

65,2 

7,5 

1420 



0,7 

30,0 

1,6 

81,9 

1,9 

1200 



0,3 

32,9 

0,7 

93,2 

0,75 

1065 

№Сі+аМіСі,.8Н 2 0 


0 

33,0 

0 

93,2 

0 

1070 

аМйС1 2 • 8НоО 

—5 

12,5 

12,0 

25,5 

30,1 

45,9 

1800 

№01-2Н 2 О+1\іаСі 

0 

26,3 

0 

55,0 

0 

100 

1820 

■ N301 


20,0 

5,0 

41,1 

12,6 

76,5 

1860 

в 


14,6 

10,0 

29,8 

25,1 

54,3 

1820 



9,9 

15,0 

20,3 

37,8 

34,9 

1720 



5,8 

20,0 

12,05 

51,0 

19,1 

1585 



2,7 

25,0 

5,75 

65,4 

8,1 

1405 



0,8 

30,0 

1,8 

82,0 

2,15 

1190 



0,3 

34,4 

0,7 

99,5 

0,7 

1000 

ПаС1+М§С1 2 - 6Н..0 


0 

34,45 

0 

99,4 

0 

1005 

МіСі 2 -6НоО 

25 

26,45 

0 

55,4 

0 

100 

1805 

N301 


20,5 

5,0 

42,4 

12,7 

76,95 

1815 



15,2 

10,0 

31,3 

25,3 

55,3 

1770 



10,5 

15,0 

21,7 

38,1 

36,3 

1670 

} 


6,5 

20,0 

13,6 

51,5 

20,9 

1535 



3,3 

25,0 

7,1 

66,0 

9,7 

1370 

ѵ 


1,1 

30,0 

2,45 

82,4 

2,9 

1180 



0,3 

35,55 

0,7 

104,7 

0,7 

951 

іЧаС1+МіС1 2 .6Н 2 0 


0 

35,6 

0 

104,6 

0 

956 

МіСІ, • 6Н„0 

50 

26,8 

0 

56,4 

0 

100 

1770 

N301 


21,0 

5,0 

43,7 

12,8 

77,35 

1770 



15,8 

10,0 

32,8 

25,5 

56,3 

1715 



11,1 

15,0 

23,15 

38,4 

37,6 

1625 

„ 


7,05 

20,0 

14,9 

51,9 

22,3 

1500 



3,8 

25,0 

8,2 

66,4 

11,0 

1340 



1,4 

30,0 

3,15 

82,7 

3,7 

1165 



0,4 

35,0 

1,0 

102,5 

1,0 

965 
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16* 
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№а‘, Мв“ [ С!' 


КаСі—ЛЦ-Сі,— Н,б 


Ыа\ М 8 " 1 сг 


КаСІ — мгсі. —Н,0 


Продолжение 


і, °с 

вес. 

• °1о 

Жидкая фаза 

ЛГ/1000 м Н 2 0 

индексы 

Твердая фаза 

N301 

м 8 сі 2 

2^С1 

М?С1 2 

2^С1 

н 2 о 

50 

0,2 

36,95 

0,5 

111,2 

0,45 

895 

1ЧаС1+МіС1, • 6Н„0 


0 

37,0 

0 

111,1 

0 

900 

МйСіа.бРШ 

75 

27,45 

0 

58,3 

0 

100 

1715 

ЫаСІ 


21,8 

5,0 

45,9 

12,9 

78,1 

1700 

1 


16,5 

10,0 

34,6 

25,7 

57,4 

1660 



11,8 

15,0 

24,85 

38,8 

39,05 

1570 



7,7 

20,0 

16,4 

52,3 

23,9 

1455 



4,4 

25,0 

9,6 

67,0 

12,5 

1305 



1,9 

30,0 

4,3 

83,3 

4,9 

1140 



0,7 

35,0 

1,7 

103,0 

1,6 

955 



0,2 

39,05 

0,5 

121,6 

0,4 

820 

ЫаСІ+М§С1 2 -6Н,0 


0 

39,1 

0 

121,5 

0 

820 

М?С1 2 • 6Н..О 

100 

28,2 

0 

60,5 

0 

100 

1650 

' тСі “ 


22,6 

5,0 

48,1 

13,1 

78,6 

1635 



17,4 

10,0 

36,9 

26,05 

58,6 

1590 



12,5 

15,0 

26,6 

39,15 

40,45 

1520 



8,4 

20,0 

18,1 

52,8 

25,5 

1410 



5,1 

25,0 

11,25 

67,7 

14,25 

1270 



2,4 

30,0 

5,5 

83,95 

6,15 

1120 



0,9 

35,0 

2,2 

103,3 

2,1 

950 



0,15 

42,1 

0,4 

137,9 

0,3 

720 

ЫаСІ+МкСІ, • 6Н..О 

і 

0 

42,2 

0 

138,1 

0 

725 

М§Сі, • 6Н 2 0 

125 

29,0 

0 

62,95 

0 

100 

1590 

N301 


23,4 

5,0 

50,4 

13,2 

79,25 

1570 



18,2 

10,0 

39,1 

26,35 

59,75 

1530 



13,4 

15,0 

28,8 

39,6 

42,1 

1460 



9,3 

20,0 

20,3 

53,5 

27,5 

1355 



5,8 

25,0 

12,9 

68,35 

15,9 

1230 



3,0 

30,0 

6,9 

84,7 

7,5 

1090 



1,25 

35,0 

3,0 

103,9 

2,8 

935 

и 


0,5 

40,0 

1,3 

127,2 

1,0 

778 



0,2 

45,0 

0,6 

155,3 

0,4 

640 



0,15 

47,45 

0,45 

171,3 

0,3 

580 

N аС1+М§С1 2 • 4Н а О 


0 

47,5 

0 

171,2 

0 

585 

М 8 С1 2 .4Н 2 0 

150 

29,8 

0 

65,4 

0 

100 

1530 

ЫаСІ 


24,3 

5,0 

53,0 

13,4 

79,8 

1505 

п 


19,1 

10,0 

41,5 

26,7 

60,85 

1465 



14,3 

15,0 

31,2 

40,1 

43,75 

1400 



10,2 

20,0 

22,5 

54,2 

29,3 

1305 



6,6 

25,0 

14,9 

69,15 

17,7 

1190 



3,6 

30,0 

8,35 

85,5 

8,9 

1065 



1,7 

35,0 

4,1 

104,6 

3,8 

920 



0,75 

40,0 

1,95 

127,7 

1,5 

771 



0,4 

45,0 

1,1 

155,9 

0,7 

640 



0,2 

50,0 

0,6 

189,9 

0,3 

525 

9 


0,1 

51,75 

0,3 

203,3 

0,15 

490 

ШСІ+МдСІ. • 4Н„0 


0 

51,8 

0 

203,3 

0 

490 

М§С1 2 -4Н 2 0 

200 

31,6 

0 

71,2 

0 

100 

1405 

ЫаСІ 


26,3 

5,0 

59,0 

13,8 

81,05 

1375 

» 


Продолжение 


1 . °с 

! 

вес. о/о | 

Жидкая фаза 

іИ/1000 м Н 2 0 

1 индексы 

Твердая фаза 

N801 

МвС1 2 1 

2№С1 | МвС1 2 

2^С1 

н.о | 

200 

21,1 

10,0 

47,2 

27,5 

63,2 

1340 

N301 


16,4 

15,0 

36,8 

41,4 

47,1 

1280 

ш 


12,3 

20,0 

28,0 

55,9 

33,4 

1190 

я 


8,5 

25.0 

19,7 

71,1 

21,7 

1100 

п 


5,3 

30,0 

12,6 

87,7 

12,55 

1000 

п 


3,1 

35,0 

7,7 

107,0 

6,7 

870 



1,7 

40,0 

4,5 

129,8 

3,35 

745 

, 


1,1 

45,0 

3,15 

157,9 

1,95 

620 



0,6 

50,0 

1,9 

191,5 

1,0 

520 



0,25 

55,0 

0,9 

232,5 

0,4 

430 

и 


0,1 

57,15 

0,4 

252,9 

0,15 

395 

№С1+М§С1 2 • 2Н,0 


0 

57,2 

0 

252,8 

0 

396 

М§Сі 2 .2Н 2 0 

250 

33,8 

0 

78,7 

0 

100 

1270 

N301 


23,9 

10,0 

55,7 

28,6 

66,1 

1185 



15,1 

20,0 

35,85 

58,3 

38,1 

1060 



7,7 

30,0 

19,05 

91,1 

17,3 

908 

и 


3,4 

40,0 

9,25 

133,7 

6,5 

700 



1,6 

50,0 

5,1 

195,4 

2,55 

499 



0,3 

60,0 

1,2 

285,9 

0,4 

348 



0,15 

62,95 

0,6 

322,7 

0,2 

309 

№С1+М§С1, • 211..0 


0 

63,0 

0 

322,1 

0 

310 

М§Сі 2 -2Н 2 0 

300 

37,6 

0 

92,85 

0 

100 

1080 

N аСІ 


27,7 

10,0 

68,5 

30,4 

69,3 

1010 



18,7 

20,0 

47,0 

61,7 

43,2 

920 



11,3 

30,0 

29,7 

96,7 

23,5 

791 



6,0 

40,0 

17,1 

140,1 

10,9 

636 



3,4 

50,0 

11,25 

203,0 

5,25 

467 



1,4 

60,0 

5,6 

294,1 

1,9 

334 



0,3 

67,7 

1,45 

400,2 

0,4 

249 

ШС1+МйСІ 2 -2П.,0 


0 

67,8 

0 

398,3 

0 

251 

1 

М 8 СІ 2 .2Н 2 0 



Рис. 20. Совместная растворимость №С1 и М2С1 2 в воде. 
,БГ~ бнгидрат*(МаСЬ2Н 2 0); Г -галит (N801). 
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N3', Мг" II 50, 


N а 2 5 О*—М&З О,—Н 2 0 


N3", М^'ЦВг' 

ШВг—М§Вг 2 —Н 2 0 

Б. Л. Ронкин, СТЭ, 7, 214 (1931) 

Жидкая фаза 

і , °С вес. «о Ж/1000 Ж Н 2 0 Твердая фаза 

КаВг М^Вг 2 2 ЫаВг М^Вг 2 

25 31,43 16,20 52,53 30,26 ЫаВг-2Н,0 

3,10 48,24 5,57 96,6 2 ЫаВг • 2Н 2 0+М§Вг 2 .6Н 2 0 

Авт. 


N3', Мк" || 80** 

Ыа 2 80 4 —М§80 4 —Н 2 0 

Е. Піасоц, Метоігез (1е ГАсаб. 8 СІ. еі ІеКгез <1е Мопірейіег, зес(. зсі., 6 , 
54—61 (1864—1866) 


Жидкая фаза 


и 'с 

вес. 

На 2 50,| 

°'о 

М 8 50, 

г/100 г Н 2 0 
N8280,1 М г 50, 

Ж/1000 ж Н.,0 

N 8380,1 М^ЗО, 

индексы 

N8.80,1 Н,0 

Твердая фаза 

— 

— 




1 




. 

0 

4,33 

0 

4,53 

0 

5,74 

0 

100 

17420 

N 33504-101130 


4,48 

7,66 

5,10 

8,72 

6,47 

13,05 

33,15 

5123 



4,31 

12,88 

5,21 

15,56 

6,61 

23,29 

22,11 

3344 



3,97 

19,80 

5,21 

25,97 

6,61 

38,86 

14,54 

2199 

На 2 50 4 ЛоН., 0 - 1 - 
+МрБ0 4 -7Н 2 0 


2,15 

19,84 

2,76 

25,43 

3,50 

38,06 

8,42 

2406 

М§В0 4 • 7Н.,0 


1,04 

19,99 

1,32 

25,31 

1,67 

37,88 

4,22 

2528 

„ 


0 

20,87 

0 

26,37 

0 

39,46 

0 

2534 


17,9 

14,00 

0 

16,28 

0 

20,65 

0 

100 

4843 

N3,804-1014,0 


11,35 

20,67 

16,70 

30,41 

21,18 

45,51 

31,76 

1499 

л\а 2 5 0 4 -10Н,О-Ь 
+Мй80 4 -7Н,0 


0 

24,97 

0 

33,28 

0 

49,80 

0 

2008 

М§80 4 - 7Н 2 0 

24,1 

20,58 

0 

25,92 

0 

32,87 

0 

100 

3042 

N 3 , 804 -ЮН,0 
Ыа.,50 4 • ЮН 2 0+ 
+Мй50 4 -7Н,0 


16,40 

19,79 

25,70 

31,01 

32,59 

46,41 

41,25 

1266 


0 

26,46 

0 

35,98 

0 

53,84 

0 

1857 

М§'50 4 • 7Н 2 6 

30 

18,74 

18,23 

29,73 

28,92 

37,70 

43,28 

46,55 

1235 

Ш,50 4 - ЮН 2 0+ 
+М§“50 4 • 7Н 2 0 (мет.) 

N 3 , 564 - ібн,о 

33 

33,69 

0 

50,81 

0 

64,44 

0 

100 

1552 


18,22 

16,29 

27,82 

24,87 

35,28 

37,22 

48,66 

1379 

Иа 2 §О 4 (10Н 2 (3) + 
+М§50 4 • 7Н 2 0 (мет.) 

36 

17,20 

17,39 

26,29 

26,59 

33,34 

39,79 

45,59 

1367 

^ 2 50 4 +М§'50 4 • 

• 7Н 2 0 (мет.) 

40 

15,50 

19,94 

24,01 

30,89 

30,45 

46,23 

39,71 

1304 

То же 


I I I Авт. I I I I | 

Примечай и е. М. И. тг — несколько часов. Анализ твсрдоіі фазы не производился. 


* Данные, полученные визуальшмюлитермическим методом, см. А. Г. Бергман и Н. П. Лужиая, 
Физико-химические основы изучения и использования соляных месторождений хлорид-сульфатного 
типа, стр. 69—83, изд. АН СССР, 1951. 
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N8', М 8 " II 80." 


N8,80,—МвЗО,—Н„0 


N 83804 —М§80 4 —Н 2 0 

Н. КоогеЬоот, 2. рііуз. С 6 ет„ 2, 518 (1888); Кес. Тгаѵ. сЫт„ 6 , 342 (1887) 


Жидкая фаза 

вес. °|0 Ж/1000 Ж Н а 0 индексы 

N8,80.1 Мв80. N8,80,1 МвЗО, N8,80,1 Н а 0 


Твердая фаза ‘ 


18,5 

17,3 

18,4 

34,1 

42,7 

44,4 

1300 

22 

15,1 

20,3 

29,5 

47,0 

38,5 

1305 


14,65 

20,2 

28,5 

46,3 

38,1 

1335 

24,5 

17,95 

16,0 

34,5 

36,2 

48,8 

1415 


17,9 

16,2 

34,5 

36,8 

48,4 

1405 


13,8 

20,8 

26,85 

47,6 

36,0 

1345 

30 

23,2 

12,5 

45,8 

29,1 

61,1 

1335 


18,6 

15,8 

35,95 

35,95 

50,0 

1390 


11,8 

23,1 

23,0 

53,1 

30,2 

1315 


1300 №,50 4 • М§50 4 • 4Н,0+Мй 50 4 • 7Н„0 
1305 Ыа.“80 4 • ЮН.,0+Ыа;80 4 • М§50 4 • 4Н,0 
1335 Ыа".,50 4 • МёБСЪ • 4Н 2 0+М§80 4 • 7Н.,0 
1415 Ыа.^0 4 -Мй50 4 .4Н 2 0+Ыа 2 50 4 - ЮН.,0 
1405 “ Ка 2 5 0 4 • Мй80 4 • 4Н,0 

1345 Ыа.,80, • Мй 80 4 • 4Н 2 0+М§50 4 • 7Н 2 0 
1335 На.30 4 • М§80 4 • 4Н„0+Ка 2 80 4 (ЮН 2 0) 
1390 “ Ыа 2 8 0 4 • Мр30 4 • 4Н 2 0 

1315 Nа.,304 • М?80 4 • 4Н 9 0+М^804 • 7Н 2 0 
1415 Ыа.,50 4 -Мй50 4 -‘4Н 2 0+Ыа 2 80 4 

1350 ‘ Ыа,50 4 • М§30 4 • 4Н 2 0 

1315 Ыа.,30,( • М§80 4 • 4Н,0 +Мі?50 4 • 7Н..О 

1390 ' Ыа.,30 4 -М230 4 -4Н,0 


П р и и е 'I а II и е. М. И. ( + 0.Г). т > 3 час. Анализ жидкий п твердой фазы на и 50 ( 

N 8,804 — М 28 О 4 —Н .О 

О’Аііз, Вегізсіі, (леззпег, Каіі, № 12, 178 (1915) 


Жидкая фаза 

ІЛ1/КУЮ Ж Н.ОІ индексы 


N 8280 , 

Мазо, 

Ыа.80, 

м г зо,| 

Ш 2 30, 

н 2 о 

4,35 

19,9 

7,25 

39,3 

15,6 

2150 

22,5 

14,3 

45,1 

33,9 

57,1 

1265 

5,2 

31,7 

10,5 

75,1 

12,3 

1170 


65 

23,0 

13,4 

45,9 

31,5 

59,3 

1290 


9,4 

26,6 

18,6 

62,2 

23,0 

1240 


5,2 

34,2 

10,9 

84,5 

11,4 

1050 

90 

24,1 

11,4 

47,5 

26,5 

64,2 

1350 


16,3 

19,6 

32,2 

45,7 

41,3 

1285 


6,65 

31,4 

13,6 

76,0 

15,2 

1115 


Твердая фаза 


Ыа.,80 4 • 10Н,0+М§80 4 • 7Н 2 0 
"Ыа.і80 4 • Мя;80 4 • 4Н 2 0+ 
+М«50 4 • 7Н,0+М§80 4 • 6Н 2 0 
Ыа,504+Ыа 2 80 4 • М§80 4 • 4Н 2 0 
Nа 2 80 4 • М§30 4 • 4Н.,0+М280 4 • 6Н 2 0 
Ыа.,80 4 +Ыа,30 4 .“М§30 4 - 4Н 2 0+ 
+ЗЫа 2 5 0 4 • М§30 4 
Ыа 2 80 4 • М§30 4 • 4Н. 2 0+І4а 2 80 4 - 
• Мй 50 4 • 2,5Н 2 0 4-М§30 4 • 6Н 2 0 
N а.,80 4 • М§80 4 • 2,5Н 2 0 + 
+М28О4 • 6Н.,0+М§80 4 • Н 2 0 
Ш 2 8 0 4 +Згёа,50 4 • М§30 4 
N3,864 • М§30 4 • 4Н 2 0+ 
+Ыа 2 50 4 • М§80 4 • 2,5Н 2 0 
На 2 8 0 4 • М§80 4 • 2,5Н 2 0+М280 4 • Н,0 
Ш,50 4 +ЗШ 2 5б 4 - М§80 4 
" ЗNа 2 30 4 • М 2 БО 4 + 
+^.>50 4 - М2§0 4 - 2,5Н 2 0 
N33804 • Мй80 4 • 2,5Н,0+Мй80 4 - Н,0 


II р II меча II п е. М. И. (±0,1°). т от 12 час. до нескольких суток. 
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N8', Мг" !150, 


Ыа 2 30,—М§80,—Н 2 0 


N8,5 О.—М§80.—Н,0 

Ыа 2 30 4 —М^30 4 —Н 2 0 

Н. С. Курнаков, С. Ф. Жемчужный, Изв. ИФХА, 1, вып. 1, 200(1919); 
ЖРФХО, 51, вып. 1—2, 16(1919); 2. апог^. СЬет., 140, 155(1924); Карабугаз 
и его промышленное значение, стр. 356, 1930 




Жидкая фаза 


№ 

і, °С 

вес. «/о 

Ж /1000 ж н а о 

индексы 

Твердая фаза 



Ка 2 50, 

Мгзо, 

N8,50, 

Мгзо, 

N8,50, 

н 2 о 


1 

0 

4,73 

0 

6,3 

0 

100 

15870 

N 33804 . юн,о 

2 


4,0 

19,7 

6,5 

38,5 

14,4 

2220 

Ыа 2 30 4 • ЮН 2 0 + Ме50 4 • 711 а О 

3 


0 

20,63 

0 

38,9 

0 

2570 

Ме50 4 • 7Н 2 0 

4 

25 

21,87 

0 

35,5 

0 

100 

2820 

N 33804 . ЮН 2 0 

5 


18,45 

15,78 

35,8 

36,2 

49,7 

1390 

N 33804 . ЮН,0 + 

+ N 3 , 804 . М8504.4Н 2 0 

6 


14,58 

19,87 

28,1 

45,3 

38,3 

1360 

N а 2 304 • Мг30 4 • 4Н 2 0 + 

+ М 2 ЗО 4 • 7Н,0 

7 


0 

26,85 

0 

54,9 

0 

1820 

Ме50 4 • 7Н 2 0 



Авт. 

\ 





Примечание. М. И. (±0,05—0,1°). т=1~2 и более суток. Раствор № 7, но данным 
1919-1924 гг., имеет 58,3 Ж М?50, на 1000 Ж 11,0. 


N83804—М&80 4 —н,о 


Т. Мауеііа, Л. Сііет. Іікі., .Іарап, 23, 573 н 954(1920) 





Жидкая фаза 




Л в С 

вес. 

■ "Іо 

Ж/1000 Ж Н г О 

индексы 

Твердая фаза 


N3,50. 

м г зо 4 

N8*50. 

МгЗО. 

Ка„50, 

н 2 о 


105 

29,47 

0 

52,99 

0 

100 

1887 

N 3,804 


26,81 

5,03 

49,88 

11,05 

81,86 

1641 

N 3,804 + 3№,504.М§504 


16,57 

18,23 

32,22 

41,84 

43,51 

1350 

3№,50 4 .Мк504 + 

+ N 3,804 • МеЗС >4 • 2,5Н,0 


6,72 

28,03 

13,07 

64,31 

16,89 

1292 

N3,504 • М§50 4 • 2,5Н,0 + 

+ М§30 4 • Н,0 


0 

33,88 

9 

Ав 

76,69 

т. 

0 

1304 

М&30 4 • Н,0 


Примечание. Заимствовано иа справочника 5е1іе11‘а, стр. 1281, 1928. 


N8% М8"|| 5 0," _ 

N83804—м§зо 4 —н 2 о 


5. Таке^аші, Мет. Соіі. 5с1., Куоіо. Ішр. Шіѵ., 4, 317—342(1921) 





Жидкая фаза 




і, °с 

вес. °/о 

Ж/1000 Ж Н а О 

индексы 

Твердая фаза 


Ка 2 30. 

МвЗО. 

N3,80, 

М?30 4 

N8,50. 

н 2 о 


25 

21,54 

0 

34,82 

0 

100 

2872 

N 3 , 804 . ЮН.,0 


20,88 

3,34 

34,95 

6,60 

84,12 

2407 



18,85 

10,78 

33,97 

22,93 

59,70 

1757 



19,17 

10,93 

34,78 

23,40 

59,78 

1719 



18,16 

17,67 

35,89 

41,21 

46,55 

1297 

N 3 , 504 .10Н,О (мет.) 
N3,504-1014,0 + 

+ N3,504-М8504-4Н.0 


18,63 

15,63 

35,94 

35,58 

50,25 

1398 


20,50 

14,14 

39,78 

32,38 

55,13 

1386 

№.> 504 " М§ 504 " 441,0 (мет.) 

N 3 , 504 ^ 504 . 411,0 


18,16 

16,14 

35,06 

36,77 

48,81 

1392 


18,22 

16,31 

35,30 

37,28 

48,64 

1378 



15,89 

18,28 

30,61 

41,56 

42,41 

1386 



14,13 

19,46 

27,00 

43,85 

38,11 

1411 



12,45 

21,60 

23,94 

49,02 

32,81 

1371 

N3,504 • Ме 50 4 • 4Н,0+Мк50,. 7Н,0 


16,54 

19,84 

32,95 

46,65 

41,39 

1256 

М 8 504 - 7 Н ,0 (мет.) 

Ме50 4 •7Н,0 


10,80 

22,06 

20,40 

49,17 

29,32 

1437 


6,69 

23,77 

12,20 

51.16 

19,26 

1578 



0 

Ав 

26,68 

т. 

0 

54,46 

0 

1836 

» 


П р и и е ч а и и е. Заимствовано из справочника 

ЗеІсІеІГа, стр. 1286, 1У28. 


N8.^504—Мг50 4 —н 2 о 

5. Таке§аш1, Л. Сііет. Зое., .Іарап, 42, 441—453(1921); Мет. Соіі. 8с1. 
Куоіо. Ітр. Шіѵ., 5, 191—199 (1922) 



1 

Жидкая фаза 




1 , °с 

вес. о/о 1 

I Ж/1000 ж н.о 

| индексы 

Твердая фаза 


N3,80. 

Мгзо* 

N8.50, 

М&50. 

N3,50, 

н 2 о 


25 

12,76 

21,27 

24,53 

48,25 

33,70 

1374 

М§30 4 - 8Н,0 


10,10 

22,32 

18,96 

49,43 

27,72 

1462 



7,50 

23,49 

13,78 

50,94 

21,29 

1545 



5,20 

24,49 

9,38 

52,15 

15,24 

1625 



3,54 

25,04 

6,29 

52,47 

10,70 

1702 


1 

2,73 

25,48 

4,82 

53,12 

8,32 

1726 


30 

0 

26,68 

0 

54,46 

0 

1836 


14,47 

21,92 

28,85 

51,57 

35,87 

1243 

М§50 4 • 7Н,0 (мет.) 


13,71 

22,33 

27,20 

52,25 

34,24 

1259 



12,49 

23,00 

24,56 

53,36 

31,52 

1283 

М 2 ЗО 4 • 7Н,0 + М 25 О 4 • 8Н,0 
М250 4 .8Н,0 


11,80 

22,89 

22,92 

52,45 

30,41 

1327 


8,43 

24,35 

15,91 

54,21 

22,69 

1426 



3,96 

26,35 

7,21 

56,59 

11,30 

1567 



0 

Ав, 

29,00 

т. 

0 

61,13 

0 

1636 

# 


Примечание. Заимствовано из справочника ЗеЫеП'а, стр. 1286, 1928 и СТЭ, 7, 98 (1931). 
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248 



Ыа\ || 50, 


Ыа 3 50.-М?$0.—Н.О 


Иа*. Мв"|І 50. 


N8,50,—М§80.—Н 3 0 


N8,804—М^80 4 —Н 2 0 

Е. АгсЫЬаІй, ДѴ. Оаіе, Л. Ат. СЬет. 8ос., 46, 1762—1769 (1924) 


г, °с 

Жидкая фаза | 

Твердая фаза 

вес. 

°|о I 

ж/юоо ж н,о 

индексы 

N3^504 

МгЗО, 

т,$о, | 

МвЗО, 

N3*804 

н,о 

0 

4,89 

9,65 

7,26 

16,90 

30,05 

4140 

№ 2 80 4 . ЮН 2 0 


4,69 

11,25 

7,07 

20,03 

26,1 

3690 



4,63 

20,0 

7,79 

39,71 

16,4 

2105 

Ыа.,80 4 • ЮН„0 + М§80 4 • 7Н,0 


4,3 

20,0 

7,20 

39,54 

15,4 

2140 

' М§80" 4 .12Н,0 (?) 

К) 

8,3 

0,75 

11,57 

1,23 

90,4 

7810 

Ка 2 80 4 • 10Н 2 О 


7,4 

19,4 

12,82 

39,66 

24,4 

1905 

„ 


7,46 

20,9 

13,20 

43,66 

23,2 

1760 

N3,504 • ІОН.,0 + Мя$0 4 * 7Н,0 

18,7 

14,68 

1,48 

22,20 

2,64 

89,4 

4025 

N3,504- ЮН 3 0 


13,90 

8,92 

22,84 

17,30 

56.9 

2490 

„ 


13,50 

11,30 

22,76 

22,49 

50,3 

2210 

„ 


12,30 

15,35 

21,56 

31,75 

40,45 

1875 

„ 


12,30 

15,70 

21,66 

32,63 

39,9 

1840 

„ 


11,80 

20,57 

22,12 

45,52 

32,7 

1478 

N3,504 ‘ ШН 2 0 + Мв50 4 • 7Н..О 


11,48 

20,60 

21,43 

45,39 

32,05 

1497 

М^50 4 • 7Н,0 


3,4 

24,4 

5,97 

50,58 

10,6 

1770 

„ 


0,5 

25,7 

0,85 

52,11 

1,6 

1890 

„ 

25 

21,2 

0,25 

34,22 

0,48 

98,6 

2880 

Ыа 2 80 4 • ЮН 2 0 


16,9 

19,8 

33,85 

46,81 

42,0 

1240 

(Ыа.,80 4 • ЮН 2 0 + М§80 4 • 7Н..О) 


10,8 

22,6 

20,56 

50,78 

28,8 

1400 

М 8 80 4 .7Н 2 0 

30 

26,08 

6,48 

49,04 

14,38 

77,3 

1577 

Ка 2 80 4 - ЮН 2 0 


12,35 

23,25 

24,32 

54,03 

31,0 

1276 

Ыа.,80 4 • М 8 80 4 • 4Н 2 0 +Ме80 4 • 7И,0 


9,27 

24,5 

17,75 

55,36 

24,3 

1368 

М§30 4 • 7Н 2 0 


8,75 

24,55 

16,63 

55,08 

23,2 

1395 

„ 

40 

30,70 

2,54 

58,31 

5,69 

91,1 

1563 

N3,804 


30.70 

3,61 

59,41 

8,22 

87,8 

1479 

„ 


24,7 

11,0 

48,71 

25,60 

65,5 

1345 

„ 


24,5 

11,6 

48,62 

27,17 

64,1 

1320 

N3,804 + N 82804 • М§50 4 • 4Н а О 


23,2 

12,2 

45,54 

28,26 

61,7 

1355 

' N3,504. М ё 50 4 .4Н 2 0 


23,8 

12,4 

47,30 

29,09 

61,9 

1310 

„ 


22,80 

13,15 

45,14 

30,72 

59,5 

1318 

„ 


19,15 

15,35 

37,07 

35,07 

51,4 

1386 

„ 


15,00 

19,20 

28,90 

43,67 

39,8 

1378 

„ 


13,8 

20,95 

26,82 

48,05 

35,8 

1335 

1 >. 


13,45 

21,60 

26,26 

49,77 

34,5 

1315 

>» 


10,80 

24,10 

21,04 

55,40 

27,5 

1308 

о 


10,35 

24,8 

20,24 

57,23 

26,1 

1291 

„ 


9,6 

25,1 

18,64 

57,53 

24,5 

1315 

' и 


8,5 

28,0 

16,97 

65,99 

20,5 

1205 

1 N3,504 • Мд80 4 • 4Н 2 О+М280 4 • 7Н..О 

50 

30,7 

2,58 

58,35 

5,79 

91,0 

1560 

і “ № 2 50 4 


30,0 

2,6 

56,44 

5,78 

90,7 

1605 

1 и 


26,3 

9,4 

51,87 

21,88 

70,3 

1355 

I „ 


26,85 

9,65 

53,62 

22,74 

70,2 

1310 



25,0 

12,7 

50,88 

30,51 

62,5 

123С 

! N3,504 + N3,504 .Мі50 4 .4Н 2 0 


23,8 

13,7 

48,29 

32,81 

59,5 

123С 

) 'N3,504 • Мд50 4 • 4Н 2 0 + 








“+даа 2 504-М§50 4 


Лет. 







Продолжение 





Жидкая фаза 


1 


л °с 

вес. 

0 Іо 

Ж/1000 ж нр | 

индексы 

Твердая фаза 


N3*80* 

ІЛёЗО . 

Ыа 2 30 4 

М ? $о. 

На 2 $0. 

Н 2 0 


50 

23,0 

13,3 

45,79 

31,25 

59,4 

1300 

N 82804 • М§80 4 • 4Н 2 0 


21,8 

14,1 

43,12 

32,92 

56,7 

1315 



19,0 

16,0 

37,06 

36,84 

50,1 

1355 



18,7 

16,35 

36,51 

37,67 

49,2 

і 1350 



18,3 

16,4 

35,54 

37,58 

48,6 

1370 



16,0 

18,2 

30,83 

41,39 

42,7 

1385 



16,05 

18,4 

31,05 

42,01 

42,5 

1370 



16,1 

18,4 

31,17 

42,04 

42,6 

1365 



13,5 

21,3 

26,25 

48,89 

34,9 

1330 



11,1 

24,4 

21,82 

56,61 

27,8 

1275 



9,75 

27,8 

19,80 

66,62 

22,9 

1155 



7,1 

28,3 

13,94 

65,56 

17,5 

1260 



6,15 

30,45 

12,30 

71,88 

14,6 

1190 



5,7 

31,3 

11,47 

74,35 

13,4 

1165 

№„80 4 • Мя$0 4 • 4Н..О-І-МР50, • 6 Н..О 


6,06 

31,1 

12,23 

74,06 

14,2 

1160 

М§80 4 •6Н,0 


5,0 

31,3 

9,95 

73,53 

11,9 

1200 



2,51 

32,8 

4,92 

75,88 

6,1 

1240 


55 

14,35 

22,45 

28,79 

53,16 

35,1 

1220 

№„80 4 + N 32864 - Мк50д.4Н а 0 
N 3,864 • М§80 4 • 4Н 2 0+М§50 4 • 6 Н,С 

60 

5,2 

31,7 

10,45 

75,18 

12,2 

1170 

28,0 

5,04 

53,02 

11,26 

82,5 

1555 

№.,50 4 


27,85 

6,05 

53,42 

13,70 

79,6 

1490 



25,6 

8,8 

49,48 

20,08 

71,1 

1440 



24,85 

9,9 

48,29 

22,71 

68,0 

1410 



21,8 

14,0 

43,07 

32,63 

56,9 

1320 

N 3,804 • Мя50 4 • 4Н..О 


19,6 

15,6 

38,35 

36,03 

51,5 

1345 



15,8 

18,2 

30,35 

41,27 

42,4 

1395 



12,0 

23,1 

23,44 

53,27 

30,5 

1305 



9,6 

25,9 

18,87 

60,09 

23,9 

1265 



6,5 

30,0 

12,98 

70,71 

15,5 

1195 



4,6 

33,8 

9,47 

82,11 

10,3 

1090 

N 3 , 504 . М§50 4 .4Н,0 + 

" + М§50 4 - 6 Н 2 б 


3,55 

33,8 

7,18 

80,74 

8,2 

1135 

М§50 4 •6Н 2 0 

65 

1,92 

34,5 

3,83 

81,20 

4,5 

1175 


23,0 

13,4 

45,86 

31.53 

59,2 

1290 

N3,504 + 3№ 2 50 4 • Мй50 4 


9,4 

26,8 

18,68 

62,86 

22,9 

1225 

Иа 2 50 4 .Мг 504 - 4 Н 2 0 + 

+ N3,504 • М§50 4 • 2,5Н 2 0 

80 

5,2 

34,3 

10,90 

84,84 

11,4 

1045 

N3,504 • Мй50 4 • 2,5Н,0+Мй50 4 • Н „0 

28,1 

4,29 

52,70 

9,50 

84,7 

1610 

Ш 2 504 + 3№ 2 50ѴМі50 4 (?) 
3№ 2 50 4 • %50 4 


22,55 

13,85 

44,96 

32,59 

58,0 

1290 


22,4 

13,9 

44,59 

32,66 

57,7 

1295 



22,25 

14,2 

44,40 

33,44 

57,0 

1285 



22,3 

14,55 

44,78 

34,48 

56,5 

1260 

3№ 2 50 4 • М§50 4 + 

+ Ка 2 5 0 4 • М§50 4 • 2,5Н 2 0 


22,0 

14,7 

44,07 

34,75 

55,9 

1270 

№ 2 5 0 4 • М§50 4 • 2,5Н 2 0 


21,4 

15,4 

42,94 

36,47 

54,1 

1260 



19,7 

16,4 

39,10 

38,41 

50,4 

1290 



17,85 

18,1 

35,34 

42,29 

45,5 

1288 



12,6 

Ав 

24,06 

\т. 

25,22 

56,85 

30,7 

1218 



250 


251 


N8-, Мв’ЧІЗО," 


Ыа,50,—М|;30,—Н,0 


Жидкая фаза 

вес. О Іо Ж/1000 Ж Н 2 0 индексы 

N8*30,1 М?30, N 3580 , М?30, N3*50, Н*0 


Продолжение 


Твердая фаза 


13,33 82,38 13,9 
10,57 92,39 10,3 
6,04 97,73 5,8 

32,24 45,76 41,3 


20.5 13,7 

20.6 13,75 

19,4 16,9 

12,55 23,2 
6,5 31,1 

6,07 32,0 


24,77 54,04 31,4 
13,21 74,59 15,0 
12,43 77,33 13,8 


Ыа 2 50 4 • М§80 4 • 2,5Н 2 0 

М§50 4 • НоО 
ЗЫа 2 5 0 4 • М§30 4 + 

4- Ыа,50 4 • М§50 4 • 2,5Н 2 0 
|Ыа.,80 4 .М850 4 -2,5Н 2 0 + 

1 “ + М§50 4 • Н 2 0 

ЗНа 2 5 0 4 -М§80 4 

ЗКа 2 50 4 .*М850 4 + 
4-Ыа 2 50 4 *М!?50 4 -2,5Н 2 О (?) 
Ыа 2 5 0 4 .М§50 4 .2,5Н 2 0 


Ппиирчяняе М. И. т-6 час. Применялись затравочные кристаллы. БсЬгбФег (1929 г.) 
полагает что около 80° у авторов вместо вантгоффнта и лёвеита присутствовал в таердой фазе 
т ы и ппркърсі некая /1939 г ’і отмечает, что у авторов не всегда достигалось равновесие 
вс^д“ иедост^ С ™оі^о Н времеш^растворення и отсутствия затравочных кристаллов асТраханита. 

N 83804 —М§30 4 —Н 2 0 

А. ВепгаШ, Н. Ріисг, N. Уііеіі, 2. апог^. Сііеш., 170, 263—264 (1928); Саіісііе, 11, 
104 (1929) _ 


Жидкая фаза 


( о С вес. о/о Ж/І000 М Н 3 0 индексы 
N3*80, М?30, N3,80, М?30, N3*50, Н*0 


Твердая фаза 


100 5947 1,105 Ыа 2 30 4 • ЮН 2 0 

88,46 5618 1,132 

70,17 4747 1,185 

50,90 3328 — 

37,72 2284 1,271 . , „ 

32,42 1473 1,318 Иа 2 80 4 - ЮН 2 0 + М880 4 -7Н 2 0 
32,07 1452 1,320 . дл с _ _ * 

30,02 1463 — Мй50 4 -7Н 2 0 

27,03 1528 1,308 

23,06 1612 1,301 

18,04 1706 1,294 

12,37 1778 1,286 


252 



253 



Ыа\ Мг"ІІ$<Ѵ 


Ыа.,50,—М^ЗО,—Н 2 0 


N3,80,—М^ЗО,—Н.О 


Ыа\ Мг"|| 80/ 


№ 2 8 0 4 —М§80 4 —Н,0 


А. Вепгэііі, А. 8 сЫоетег, Л. Сіегтопі, 8 . Кс+ізсіі, 2. зпог§. Сііет., 170, 
277—278 (1928); Сэіісііе, 11, 117 (1929) 


и °с 

Жидкая фаза | 

Твердая фаза 

вес. 

°,'о 

Л/1000 м Н 2 0 | 

индексы | 

а 

N3,80,1 

М ? 50, 

N8,50,1 

м г зо. 

N3,504 1 

н.,о | 

50 

31,70 

0 

58,86 

0 

100 

1700 

і,зю’ 

№.,50 4 


30,20 

1,84 

56,36 

4,03 

93,30 

1652 

1,326 



29,42 

3,52 

55,64 

7,86 

85,09 

1575 

1,329 



25,64 

8,68 

49,51 

19,78 

71,46 

1443 

1,363 



24,77 

9,80 

48,01 

22,41 

68,17 

1420 

1,364 



23,25 

11,98 

45,52 

27,68 

62,21 

1358 

1,381 

Ыа,50 4 + № 2 8 0 4 - М§80 4 - 









• 4Н,0 


22,64 

12,56 

44,31 

29,01 

60,42 

1366 

1,380 

№,80 4 • М^5о 4 • 411.,0 


18,62 

15,75 

35,98 

35,91 

50,33 

1398 

1,374 



16,75 

17,10 

32,11 

38,69 

45,34 

1410 

1,373 

V 


14,81 

19,05 

28,40 

43,10 1 

39,70 

1399 

1,379' 



13,86 

20,16 

26,64 

45,73 

36,83 

1384 

1,380 

п 


9,91 

24,45 

19,15 

55,74 

25,58 

1337 

1,400 

у 


7,55 

27,49 

14,74 

63,33 

18,84 

1282 

1,414 



4,74 

31,32 

9,40 

73,30 

11,35 

1210 

1,428 

№і.,504-М§-50 4 -4Н.,0-(- 









+ М§50 4 • 6 Н..Г) 


3,95 

31,60 

7,77 

73,37 

9,58 

1233 

1,426 

М(?50 4 -6ІСб 


1,96 

32,50 

3,79 

74,21 

5,09 

1282 

1,410 



0 

33,50 

0 

75,39 

0 

1326 

1,401 



Авт. 



Авт. 



Примечание. М. И. ( + 0,05°). 


N 83804 —М§80 4 — Н 2 0 

А. и Н. Вепгаііі, 2. апог§. Сііет., 170, 283—284(1928); Саіісііе, 11,117(1929) 


(, °с 

Жидкая фаза | 

Твердая фаза 

вес. 

°,'о 

ж/юоз л н 2 о 

индексы | 

а 

N3.80,1 

М?50, 

N8,80, | М.?50, 

N3,80,1 

н 2 о 

97 

29,85 

0 

53,96 

0 

100 

1865 

1,237' 

№.,50 4 


28,50 

2,47 

52,36 

5,36 

90,72 

1733 

— 

» 


27,96 

4,06 

52,16 

8,94 

85,38 

1638 

1,253 

п 


27,39 

4,41 

50,94 

9,68 

84,04 

1653 

1,270 

„ 


27,49 

4,91 

51,57 

10,87 

82,60 

1602 

1,280 



26,50 

7,14 

50,64 

16,10 

75,88 

1500 

— 

» 


25,91 

7,94 

49,67 

17,98 

73,42 

1480 

1,331 

ш 


26,90 

5,88 

50,75 

13,09 

80,19 

1563 

1,284 

Ш,80 4 + ЗМа 2 8 0 4 • М§ 8 ( 


25,82 

6,57 

48,43 

14,54 

76,90 

1588 

1,297 

' ЗЫа 2 50 4 • М§50 4 


24,20 

8,74 

45,77 

19,51 

70,11 

1534 

1,298 

0 


21,01 

12,42 

40,03 

27,92 

58,93 

1472 

1,308 

» 


19,15 

14,53 

36,62 

32,79 

52,50 

1441 

1,319 

3№,50 4 -М850 4 + № 2 50. 









' - М§§0 4 • 2Н 3 0 


19,15 

14,37 

36,53 

32,35 

53,07 

1452 

1,337 

То же 


18,25 

14,73 

34,53 

32,89 

51,20 

1485 

1,292 

N3,504 • М§50 4 • 21+0 


14,83 

18,28 

28,12 

40,90 

40,80 

1449 

1,308 



11,44 

22,44 

21,94 

50,79 

30,10 

1376 

1,330 



8,23 

26,47 

15,98 

60,66 

20,85 

1306 

1,354 

п 


7,68 

27,72 

15,08 

64,22 

19,00 

1261 

— 

>, 


Авт. 



Авт. 



Продолжение 


°с 

і 

| Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. 

. “Іо 

Ж/ 1000 Ж Н,0 

1 индексы 

|. а 

Иа.80, 

1 М&80, 

N3,80, 

[ М&80, 

N8,80, 

1 н 2 о 

97 

7,28 

27,95 

14,25 

64,58 

18,06 

1269 

1,367 

№ 2 50 4 -М§50 4 -2Н 2 0 


5,95 

30,28 

11,83 

71,06 

14,30 

1207 

1,399 



5,55 

32,20 

11,31 

77,41 

12,75 

1128 

1,422 

№ 3 50 4 .М850 4 .2Н 2 0 + 









+ М§50 4 ■ Н 2 0 


6,42 

32,05 

13,23 

77,95 

14,50 

1097 

1,429 

М§80 4 • Н 2 0 (мет.) 


3,63 

32,54 

7.21 

76,29 

8,68 

1197 

1,411 

М 8 ЗО 4 - Н 2 0 


2,01 

33,89 

3,98 

79,12 

4,78 

1206 

1,401 



0 

35,60 

0 

82,73 

0 

1211 

1,400 

я 


Авт. 



Авт. 

1 


И |і и а с ч а п и е. М. И. 


N8,804—М^804-Н 2 0 

V/. Віэзііэіе, Н. КоЬзои, 1. Ат. Сііет. 8 ос., 50, 45 (1928) 






Жидкая фаза 




~ 

і,ч: 

вес. 

°І0 

г/ 100 

г Н 2 0 

л/юоолн 2 о 

1 индексы 

Твердая фаза 

N 8 / 0 , 

М 3 80, 

Ка,50 4 

М ? 80, 

N3,80, 

М?50, 

N8,50, 

н 2 о 

67 

24,45 

10,4 

37,5 

16,0 

47,5 

23,9 

66,5 

1400 

N3,504 + 3№ 2 50 4 - М§50 4 


22,0 

14,1 

34,4 

22,1 

43,6 

33,1 

56,9 

1305 

3№,80 4 • М§80 4 + №,80 4 - 
• М§50 4 • 4Н,0 “ 

70 

24,75 

9,8 

37,8 

15,0 

47,9 

22,4 

68,1 

1420 

т 2 50 4 +3№ 2 50 4 :'м§50 4 


4,8 

31,9 

7,6 

50,4 

9,6 

75,4 

11,3 

1175 

N3,804 - М§50 4 ■ 2,51+0 + 

75 

25,4 

8,45 

38,4 

12,8 

48,7 

19,1 

71,8 

1475 

+ М§50д- Н,0 


23,2 

12,8 

36,2 

20,0 

45,9 

29,9 

60,5 

1320 

N3,501 +N 3 , 804 -М^О, 4 . 

• 4Н 2 0 


19,4 

15,3 

29,7 

23,4 

37,7 

35,0 

51,8 

1375 

Зт,50 4 • М§50 4 +Ш.,50 4 • 

• М§50 4 • 2,5Н,0“ 

76,5 

4,9 

31,35 

7,7 

49,2 

9,8 

73,6 

11,7 

1200 

Нз.,504 - М§50 4 • 2,5Н„0 + 
+ М§50 4 -Н,0' 

25,65 

7,95 

38,6 

12,0 

48,9 

17,9 

73,1 

1495 

N 3,504 + 3№ 2 50 4 • Мг50 4 

85 

26,4 

6,25 

39,2 

9,3 

49,7 

13,9 

78,1 

1570 



18,8 

15,2 

28,5 

23,0 

36,1 

34,4 

51,2 

1415 

3№,50 4 • М§80 4 +№,80 4 - 
• М§50 4 - 2,5Н 2 0 
N 3,804 • М§80 4 - 2,5Н,О + 

1 

5,15 

30,45 

8,0 

47,3 

10,1 

70,8 

12,5 

1235 

86,5 

26,6 

5,95 

39,4 

8,8 

50,0 

13,2 

79,1 

1585 

+ М§50 4 • Н 2 0 
N 33804 + 3№ 9 80 4 - Мв 80 4 

95 

23,7 

11,65 

36,7 

18,0 

46,5 

26,9 

63,3 

1360 

N3,801+ Nа 2 804 4 .М 8 804 4 
• 4Н 2 0 

27,25 

4/5 

40,0 

6,7 

50,7 

10,0 

83,5 

1645 

т 2 804+ЗШ 9 804.М§80 4 


18,7 

14,5 

28,0 

21,7 

35,5 

32,5 

52,2 

1470 

ЗNз 2 804 • М§5С>4+ N 3,804 • 

• М 28 О 4 • 2,5Н,б 

100 

6,5 

28,4 

10,0 

43,6 

12,7 

65,2 

16,3 

1285 

N 3,804 • М§80 4 • 2,5Н г О+ 
+М§80 4 • Н 2 0 

27,55 

3,95 

40,2 

Ав, 

5,8 

т. 

51,0 

8,7 

85,4 

1675 

Nз .,804 + ЗШ„80 4 • М 28 О 4 


254 


255 


Ыа\ Мг"|І 30/ 


N8/0,—МвЗО^НаО 


Ка/Ог-МгЗО,—Н,0 N8 ', МіЩЗО/ 


Продолжение 


** 




Жидкая фаза 




Твердая фаза 

1 , °с 

вес. 

°І« 

г/ 100 

г Н г О 1 

МІ 1000/И Н 2 0| 

индексы 


Ка 2 30,| 

МзЗО, 

Ыа„$0 4 | М§50 4 | 

на 2 зо,| мгзо 4 | 

|Ыа 2 $0 4 

|Н г О | 


100 

18,75 

14,1 

27,9 

21,0 

35,4 

31,4 

52,9 

1495 

3№ 2 80 4 • М830 4 +Ш,80 4 • 

. Мк50 4 • 2,5Н 2 0 


7,15 

27,35 

10,9 

41,8 

13,8 

62,5 

18,1 

1310 

N 3,804 • М 2 ЗО 4 • 2,5Н 2 0 

130 

28,95 

1,6 

41,7 

2,3 

52,9 

3,4 

93,9 

1775 

+М 2 ЗО 4 • Н 2 0 
№ 2 5 04 + 3^ 2 50 4 • Ме 50 4 
ЗНа^-МгЗОд+На^О*. 
•Мк504.2,5Н 2 0 

18,9 

12,95 

27,7 

19,0 

35,1 

28,4 

55,2 

1575 


10,95 

22,2 

16,4 

33,2 

20,8 

49,7 

29,5 

1420 

Ыа»80 4 -М280 4 -2,5Н 2 0 4- 
4- М§80 4 • Н 2 0 

148 

12,4 

19,1 

18,1 

27,9 

22,9 

41,7 

35,5 

1545 

То же 

150 

29,2 

1,0 

41,8 

1,4 

53,0 

2,1 

96,2 

1815 

N 3 , 804 + ЗЫа 2 30 4 -М880 4 

17Д 

12,1 

25,4 

17,3 

32,2 

25,9 

55,4 

1720 

3^а,50 4 • М 250 4 4 -^ а 2 50 4 • 

“ • Мй50 4 • 2,5Н 2 0 

175 

29 3 

0,5 

41,7 

0,7 

52,9 

1,0 

98,0 

1855 

N3,804 + ЗNа 2 504 • Ме50 4 

180 

16,7 

11,3 

23,2 

15,7 

29,4 

23,5 

55,6 

1890 

ЗЫа ,804 • М§50 4 4^ а 2 30 4 • 

• Мк30 4 • 2,5Н 2 0 


13,85 

11,35 

18,5 

15,2 

23,4 

22,7 

50,8 

2165 

№ 2 50 4 • М§30 4 • 2,5Н 2 0 |- 
+ М 2 ЗО 4 • Н 2 0 

210 

15,25 

6,65 

19,5 

Ав 

8,5 ^ 

т. 

24,7 

12,7 

66,0 

2670 

ЗЫ а 2 30 4 • М^ЗОа+ 
+М880 4 -Н 2 5 


Примечание. М. И. т=1—6 суток. 

N83804—М^ЗО,,—Н 2 0 

\Ѵ. ЗсЬгбйег, 2. апог^. СЬеш., 177, 74—75 (1928); Саіісііе. 11. 155 (1929) 





Жидкая фаза 



Твердая фаза 

и “с 

вес. 

"Іо 1 

МІ 1000 М Н 2 0 1 

| индексы 

а 


N328 0,1 МгЗО, 

N8280,1 

мгзо.і 

[N8280,1 

Н г 0 


74,6 

30,32 

0 

55,19 

0 

100 

1812 

1,2745 

№ 2 50 4 

27,96 

4,03 

52,15 

8,86 

85,47 

1639 

1,3039 

» 


25,66 

8,13 

49,15 

18,37 

72,80 

1481 

1,3323 

V 


24,93 

9,14 

47,97 

20,76 

69,79 

1455 

1,3397 

N3,504 + 3 N 82804 • М 2 ЗО 4 


21,71 

12,42 

41,81 

28,22 

59,71 

1428 

1,3422 

3№ 2 50 4 • М§50 4 


20,21 

14,30 

39,15 

32,69 

54,49 

1392 

1,3489 

щ 


18,96 

15,70 

36,81 

35,97 

50,58 

1374 

1,3556 

ЗN а 2 30 4 • Ме 30 4 + N а 2 50 4 • 


12,22 

22,23 

23,64 

50,76 

31,78 

1344 

1,3662 

• М§30 4 • 2,5НоО 
№ 2 50 4 -М250 4 -2,5Н 2 0 


11,34 

23,23 

21,99 

53,14 

29,27 

1331 

1,3685 

» 


8,91 

26.12 

17,40 

60,18 

22,43 

1289 

1,3826 

и 


7,09 

29,53 

14,19 

69,70 

16,92 

1192 

1,4149 

я 


4,40 

33,04 

8,92 

79,03 

10,14 

1137 

1,4295 

» 


2,56 

36,96 

5,36 

91,45 

5,54 

1033 

1,4656 

На 2 50 4 -Мв80 4 -2,5Н 2 0 + 

+ М 8 50 4 .Н 2 0 


1,88 

34,79 

3,77 

82,21 

4,38 

1163 

1,4242 

Ме50 4 -Н 2 0 


0,73 

36,03 

1,47 

85,26 

1,70 

1153 

1,4262 

я 


0 

37,12 

0 

88,34 

0 

1132 

1,4322 

Я 


23,06 

12,52 

45,38 

29,08 

60,94 

1343 

1,3638 

N 3,804 (мет.) 


22,51' 

13,23 

44,43 

30,81 

59,05 

1329 

1,3662 

N 3^04 + N 32864 .Ме 50 4 - 
• 4Н 2 0 (мет., ср. 6 ) 


21,42 

14,12 

42,14 

32,77 

56,26 

1335 

Авт. 

1,3647 

N 83804 • Ме 50 4 • 4Н 2 0 (мет.) 


Продолжение 


1 , °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес 

°!о 

ѴИ/1000 м Н 2 0 

индексы 

а 

N8280, 

м г зо. 

Ма 2 80 4 

м г 80. 

N 8 , 80 , 

н 2 о 

74,6 

20,68 

14,73 

40,62 

34,17 

54,31 

1337 

1,3641 

N 33804 • М 2 ЗО 4 • 4Н,0 (мет.) 


19,04 

16,12 

37,25 

37,21 

50,03 

1343 

1,3626 



17,31 

20,45 

35,28 

49,18 

47,38 

1343 

1,3646 

N8,504- Мк50 4 -4Н,0 + 









+ 3№,504 • Мк§ 0 4 (мет.) 


14,44 

20,74 

28,26 

47,90 

37,10 

1313 

1,3737 

N 3,804 • Ме 504 • 4Н,0 (мет.) 


14,33 

20,85 

28,03 

48,13 

36,81 

1313 

1,3714 



12,29 

23,16 

24,14 

53,68 

31,02 

1285 

1,3849 



11,46 

24,04 

22,54 

55,77 

28,78 

1277 

1,3845 



9,53 

26,48 

18,89 

61,95 

23,37 

1237 

1,3974 



8,10 

28,56 

16,21 

67,47 

19,37 

1195 

1,4075 



4,86 

33,65 

10,02 

81,89 

10,90 

1088 

1,4406 



3,76 

35,82 

7,89 

88,73 

8,17 

1035 

1,4614 

„ „ 






Авт. 




Примечание. М. И. (± 0,1°). т=40—409 час. 


N 83804 —М§80 4 —Н 2 0 

V/. ЗсЬгбйег, 2. апог^. СЬет., 184, 81 (1929); Саіісііе, 12, 560 (1930) 





Жидкая фаза 




(, °с 

вес. 

■ °!о 

I Ж/1000 Ж Н,0 

1 индексы 


Твердая фаза 

N8280, 

Мг80, 

N3,80, 

М(?50 4 

N3,80, 

н 2 о 

а 

63 

30,70 

0 

56,19 

0 

100 

1 

1 

1779 

1,2908 

N 83804 


27,59 

4,96 

51,87 

11,00 

82,50 

1590 

1,3215 



25,43 

8,35 

48,70 

18,87 

72,07 

1480 

1,3419 



22,59 

12,69 

44,27 

29,34 

60,13 

1358 

1,3695 

N 82804 (мет.) 


23,33 

11,70 

45,54: 

26,95 

62,82 

1379! 

1,3642 

N 83804 + 3№ 2 80 4 • М2§0 4 
3?4а 2 8 04 • М§80 4 (мет.) 
3№ 2 8 0 4 - М§80 4 


23,68 

11,34 

46,22 

26,12 

63,92 

1383; 

1,3635 


22,64 

12,35 

44,17 

28,43 

60,85 

1378 

1,3634 


21,40 

13,82 

41,89 

31,93 

56,75 

1355 

1,3697 

3№,80 4 • М 28 О 4 (мет.) 

Згёа 2 80 4 -М 8 804 + 

+ N8,504 -Мк80 4 -4Н 9 0 


21,91 

13,12 

42,77 

30,22 

58,59 

1370 

1,3651 


22,95 

12,36 

44,99 

28,59 

і 

61,13 

1359 

1,3671 

N33804 + N 80804 • М250 4 • 
•4Н 2 0 (мет.) 


22,84 

12,31 

44,67 

28,41 

61,12 

1368 

1,3684 

То же 


20,95 

13,87 

40,76 

31,85 

56,15 

1378 

1,3669 

N 82804 -М2504-4Н 2 0 


20,65 

14,19 

40,20 

32,59 

55,22 

1373 

1,3651 



20,35 

14,43 

39,57 

33,11 

54,44 

1375 

1,3655 



17,74 

16,73 

34,33 

38,21 

47,39 

1379 

1,3659 

в 


17,58 

16,83 

33,99 

38,40 

46,97 

1382 

1,3646 



17,56 

16,97 

34,01 

38,79 

46,73 

1374 

1,3673 



15,37 

19,08 

29,74 

43,56 

40,58 

1365 

1,3706 



14,46 

Ав 

19,94 

\т. 

27,95 

45,49 

38,08 

1361 

Авт. 

1,3728 

п 


256 


17 Зак. 331. 
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Ыа', М8"||50/ 


Ка 2 50.— Мг;80і —Н 2 0 


Ж идкая фаза ___ 

Л1/1000 М Н^О | индексы 


^ а 50. Ма50 4 N3,504 М^ЗО. N3,50, Н 2 0 


Продолжение 


Твердая фаза 


1359 1,3729 
1327 1,3795 
1320 1,3829 
1308 1,3867 
1270 1,3982 
1246 1,4035 
1208 1,4120 
1239 1,4045 

1323 1,3725 
1279 1.3926 
1226 1,4092 
1195 1,4212 
1127 1,4398 
1123 1,4371 

1125 1,4385 
1134 1,4365 
1171 1,4272 
1199 1,4182 
1224 1,4114 


Ыа 2 §0 4 • М§80 4 • 4Н 3 0 


ІМа.,50 4 • М§50 4 • 4Н.р (мет.) 
№ 2 50 4 -М§50 4 -4Н,0 + 

+ № 2 50 4 • М§50 4 • 2,5Н 2 0 
N3.2804 • М§50 4 • 2,5Н 2 0 (мет.) 

N32804- М§50 4 - 2,5Н,0 


Ыа.,50 4 ■ М§50 4 • 2,5НоО + 
4- М§50 4 - 6Н 2 0 
То же 

М§50 4 • 6Н..О 


Примечание. М. И. Диализ твердой фазы: М. О. 

N 82804 — М850 4 —Н 2 0 

В. п. Ильинский, А. Ф. Сагайдачный, ЖРФХО, ч. хим., 61, вып. 10, 1957- 
1969 (1929) ___ 


Жидкая фаза __ 

вес. о,; ѴИ/1000 М Н 2 0 индексы 

N 8280 * м^зо. Ка 2 504 м^зо. N 8,504 н 2 о 


Твердая фаза 


с 3 48 15,61 5,46 28,87 15,90 2913 

116 18.58 5І12 35,53 12,60 2460 

"3,5 3,65 11,51 5.46 20,30 21,20 3882 


т.,50 4 - 10Н 2 О + лёд 

т 2 5 04 : і°н 2 о + 


+'м§50 4 -7'н 2 0 

ЮН 2 0 + лёд 

N3,804-10^,0 


5,47 | 20,15 


N3,504 -ЮН 2 0 + 
+ М280 4 - 7Н 2 0 


примечание. М. И. (±0.1°). Установление равновесий контролировалось повторными 
анализами. 
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ка\ М ? " || 50/ 


Ыа а 504—Мг5б,—Н 2 б 


N8,504—М§504—Н 2 0 

В. П. Ильинский, А. Ф. Сагайдачный, Л. К. Мордберг, ВНИИГ, 1932 

Темпера Жидкая фаза 

кипения вес. °і о I ѴИ/1000 М Н 2 0 индексы Твердая фаза 

° с ^ 2 50.| М^ЗО. Ка.ЗО.) М^ЗО. N3250.1 Н 2 0 


Па.,50.+3^ 2 5 04-Мк5о, 
ЗПа 2 50.-М 8 Я0. 

ЗЫа.,5 О. • М^8 О.-р 
+Па 2 50.-М§-50.-2.5П..О 
Иа,,50..Мг50..2,5Н,С) 

Па,Я0,-Мг50.-2,5Н,0 |- 
-|-М е 50.-Н Е 0 ' 
ліезо.-н.о 


N8,504— М850 4 —Н 2 0 

Е. Лпеске, 2. ЕІекІгосЬет., 40, 738 (1934); Каіі, № 29, 146 (1935) 

Жидкая фаза 

'С вес. о;'о I УИ/1000 М Н 2 0 индексы Твердая фаза 

Ыа„50.[ ІѴ^ЗО. N3250.1 М^ЗО. М^ЗО.І Н 2 0 


—5 

3,13 

18,21 

5,05 

34,65 

87,3 

—0,6 

3,09 

19,41 

5,05 

37,5 

88,1 

21 

13,6 

20,3 

26,0 

45,9 

63,8 

25 

18,6 

15.8 

36,1 

36,1 

50 

27 

23,2 

12,3 

45,6 

28,5 

38,5 

46 

6,65 

ЗОЛ 

13,4 

71,4 

84,2 

57 

22,8 

13,4 

45,4 

31,4 

40,9 

60 

4,71 

32,9 

9,56 

78,9 

89,2 

62 

4,69 

32,5 

9,48 

77,5 

89,1 

70 

19,5 

16,5 

38,6 

38,6 

50 

71 

19,8 

16,1 

39,2 

37,7 

49,0 


N3,504- 10Н 2 0+М§504 - 12Н,0+лёд 
N82804 • ЮН 2 0+М§50 4 • 12Н,0+ 
+М 8 504.7Н 2 0 
N3,504-10^0+ 

+N а 2 8 0 4 • М§50 4 • 4Н,0+М§5 0 4 • 7Н..0 
N33804- 10Н 2 О+№ 2 8о 4 -Мі?5О 4 .4Н.;О 
N33804-10Н 2 О+Nа 2 5О4+ * 

+Ш 2 5 0 4 -М§50 4 -4Н 2 0 
N32864 • М§50 4 • 4Н 2 0+ 
+М§50 4 • 7Н 2 0+М§50 4 ■ 6Н 2 0 
Nа 2 804+?1а 2 504 • М§50 4 • 4Н,0+ 
+Зг4 2 50 4 .М§5Ь 4 
N а,50 4 • Мй50 4 • 4Н 2 0+ 
+М§50 4 • 6Н 2 0+М§50 4 • Н 2 0 
N а 2 50 4 • М§50 4 • 4Н 2 0+Г4а 2 5 0 4 • 

• М§50 4 • 2,5Н,0+М§50 4 • Н 2 0 


П1 Примечание. 
“ІазсЬек^. 


• Ме 50 4 .2,5НоО+ЗЫа,50 4 . Щ$0 4 

53.7 1,83 3,3 1800 №,50 4 +Й4а 2 5 0 4 • МЙСЪ 

24,1 24,1 50 2075 Ш 2 50 4 -М§50 4 .2,5Н,0+Мд5(1-Н.,0 

24.7 18,7 43,1 2300 № 2 50 4 • М§50р. 2,5Н 2 0+ ‘ 

+ЗШ 2 5 0 4 • М§50 4 +Мй50 4 • Н 2 0 

13.7 7,10 34,1 4800 3№ 2 50 4 • М§50 4 +М§50 4 ? Н 2 6 

Авт. 

Приводятся интерполированные значения (большей частью по данным 


17* 
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N 8 ', Мв"||50," 


N а 2 3 О,—М|?3 О 4 —11 2 0 


N83804—Ме80 4 —Н 2 0 

Н. И. Висягин, Бюллетень Института галургии, № 10—11, 21 (1939) 


Жидкая фаза 

вес. °(о Ж/1000 М Н,01 индексы 

Ка 2 30 4 | М^ЗО, Ка 5 30,| МвЗО,| N3,80, | Н 2 0 


2,42 36,66 
6,48 37,18 
11,52 35,64 


18,80 15,34 36,20 34,86 
13,15 21,82 25,65 50,22 


12,26 22,21 
3,86 25,13 
3,54 25,33 


23,73 50,72 
6,89 52,96 


1318 1,3838 


1677 1,3220 
1791 1,3032 


Твердая фаза 


Ыа 2 8 0 4 - ЮН 2 0 


N3,804- ЮН.,0+ 
+N3,804 • Мй 80" 4 • 4Н..0 
Иа 2 80 4 • Мй80 4 • 4Н46+ 
+Мр80 4 -711,0 
М§80 4 •7Н 2 0 


Примечание. М. И. (при достаточно длительном перемешивании). Анализ твердой фазы 
мпкр. В статье приводятся данные по рефракции насыщенных растворов. 


Ыа,80 4 —М{т80 4 —Н 2 0 

N. Вауіізз, А. Соіе, \Ѵ. Е\ѵегз, N. Лопез, Л. Ат. Сііеш. 5ос., 69, 2035 (1917) 


Жидкая фаза 

I, ®С вес. »Ь г/100 2 Н 2 0 М/1000 М Н 2 0 индексы 

Иа^Оі М^ЗО, Па 2 80, М^ЗО, N3,80, М^ЗО, № 2 30,| Н 2 0 

35 32,95 0 49,15 0 62,34 0 100 1604 

29,50 4,37 44,60 6,60 56,57 9,88 85,13 1505 

26 33 8,65 40,50 13,30 51,37 19,90 72,07 1403 

24,55 11,10 38,15 17,25 48,39 25,82 65,21 1347 


Твердая фаза 


N82804 


№і,304+Т4а 2 304 • 

• М§30 4 • 4Н 2 0 
На 2 8 0 4 -М8804-4Н 2 0 


5,28 27,50 
2,80 27,99 
0 29,40 


7,85 40,90 
4,05 40,45 
0 41,65 


61,21 13,99 
60,54 7,83 

62,33 0 


N3.4804 • М§30 4 • 

• 4Н 2 0+М§80 4 • 7Н 2 0 
М§80 4 -7Н 2 0 


Примечание. М.. И. (±0,05°). т=6 суток. Анализ жвдкой фазы: ва сухой остаток и М%" 
(через оксихиволин). На' — по развости. Анализ твердой фазы: по удельному весу и коэффициенту 
Преломления» 
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к: 

р-. 


N82804—М^80 4 —Н 2 0 


2: 

в> 


Т. Роде, Изв. СФХА АН СССР, 14, 406 (1941); 15, 260 (1947) 


1 , °с 

! 

1 



Жидкая фаза 

• 


. Твердая фаза 

:( вес. °; 0 

I Ж/1000 м н„о 

1 индексы 

Р 

ММ 

1 Ка 2 50 4 

| м 5 зо. 

ш 2 $о 4 

| м г 50 4 

Ш 2 50 4 

н„о 

25 

34.03 

0 

65,35 

0 

100 

1530 

20,4 

№ 2 30 4 (мет.) 


(26,09) 

(10,18) 

(51,91) 

(23,90) 

(68,471 

(1320) 

19,8 

N80804 + N80804 • М§80 4 • 4Н 2 0 (мет.) 


21,30 

16,68 

43,52 

40,23 

51,96 

1194 

19,17 

т.,80 4 (мет.) 


20,98 

17,03 

42,89 

41,07 

51,08 

1191 

19,2 



19,40 

18,47 

39,58 

44,45 

47,1 

1190 

19,13 

№ 2 80 4 + Ма 9 80 4 • ЮН 2 0 (мет.) 


17,81 

20,71 

36,73 

50,38 

42,17 

1148 

19,00 

N3,804 + М§80 4 .7Н 2 0 (мет.) 


17,53 

20,94 

36,1 

50,9 

41,5 

1150 

19,0 

N3,804 + М§80 4 -6Н 2 0 (мет.) 


(21,87) 

0 

(35,5) 

0 

(100) 

(2817) 

21,95 

N3,804- ЮН 2 0 


19,08 

8.90 

33,59 

18,49 

64,5 

1920 

21,45 



18,66 

12,32 

34,27 

26,71 

56,2 

1640 

20,70 



(20,46) 

(20,35) 

(43,8) 

(51,4) 

(46,0) 

(1050) 

18,5 

N33804 • ЮНоО + Мй 80 4 • 7Н,0 (мет.) 


18,61 

15,62 

35,9 

35,55 

50,26 

1400 

19,95 

N82804 - 10Н 2 0+Ш,80 4 - М§80 4 • 4Н 2 0 


20,30 

15,14 

39,82 

35,08 

53,16 

1335 

19,86 

Ка 2 8 0 4 • М§80 4 • 4Н 2 0 (мет.) 


13,02 

21,32 

25,13 

48,56 

34,1 

1357 

19,83 

N8,804 - М§80 4 • 4Н,0 + М§80 4 - 7Н 2 0 


16,60 

20,58 

33,47 

48,99 

40,59 

1213 

19,13 

М§80 4 -7Н 2 0 (мет.) 


14,87 

21,28 

29,52 

49,84 

37,2 

1260 

19,33 



11,45 

21,31 

21,59 

47,38 

31,3 

1450 

19,85 

М§80 4 ■ 7Н,0 


8,04 

22,82 

14,74 

49,36 

23.0 

1560 

20,21 



7,25 

23,26 

13,23 

50,06 

20,91 

1580 

20,40 



6,20 

23,70 

11,2 

50,56 

18,20 

1620 

20,48 



5,42 

24,01 

9,73 

50,88 

16,05 

1650 

20,58 



0 

(26,84) 

0 

(54,9) 

0 

(1821) 

20,90 


3,34 

26,24 

6,01 

55,72 

9,73 

1620 

20,4 

М§;80 4 ■ 6Н,0 (мет.) 

1 0 

28,95 

0 

60,94 

0 

1640 

20,34 

! » Ъ 

1 

і 




Авт. 



1 


Примечание. М. И. (±0,03°). - = \ сутки и более. Анализ твердой фазы: микр. 


Э! 


оч 


СЛ 

О 


2 

О 


N8.804—М^50 4 —НоО 


А. Д. Пельш, ВНИИГ, 1949—1951 


і, °С 

Жидкая фаза 

Время 

час. 

вес. 

Ж/1000 м Н 2 0 

индексы 

а (п 

N3,50, 

М 8 50 4 

Ш 2 30 4 

Мг50 4 

Ка 2 30 4 

Н.,0 

—5,0 

3,39 

16,33 

5,36 

30,44 

14,96 

2793 

1,204(20) 

48 

—2,5 

3,85 

17,87 

6,24 

34,17 

15,44 

2475 

1,229 (20) 

48 

0,0 

3,98 

19,60 

6,61 

38,38 

14,68 

2223 

1,248(20) 

24 

0,15 

4,16 

19,80 

6,94 

38,97 

15,11 

2178 

1,255 (20) 

72 

2,5 

5,07 

19,85 

8,56 

39,57 

17,79 

2078 

1,263(21) 

48 

5,0 

5,80 

20,10 

9,88 

40,39 

19,65 

1990 

1,274(21) 

48 

7,5 

6,60 

20,30 

11,45 

41,56 

21,60 

1886 

1,285(21) 

48 

10,0 

7,46 

20,54 

13,14 

42,69 

23,54 

1791 

1,298 (21) 

48 

12,5 

8,51 

20,59 

15,22 

43,46 

25,94 

1704 

1,311(22) 

48 ] 

15,0 

9,73 

20,69 

17,74 

44,50 

28,50 

1607 

1,327(22) 

48 

17,5 

11,63 

20,39 

21,70 

44,89 

32,58 

1502 

1,345 (22) 

48 ! 

20,0 

13,68 

20,00 

25,16 

45,13 

36,69 

1403 

1,362 (24) 

48 

20,7 

14,20 

20,00 

27,37 

45,49 

37,56 

1372 

1,370(22) 

96 

22,5 

16,30 

18,17 

31,55 

41,50 

43,19 

1369 

1,366 (23) 

72 


16,09 

19,40 

31,63 

45,01 

41,27 

1305 

1,384(23) 

12 


13,68 

20,74 

26,46 

47,33 

35,86 

1355 

1,373(23) 

72 

24,5 

18,47 

18,81 

37,35 

44,88 

45,42 

1216 

1,405 (25) 

6 

25,0 

18,92 

18,46 

38,32 

44,12 

46,48 

1213 

1,387 (26) 

24 


18,48 

19,16 

37,59 

45,98 

44,98 

1197 

1,409(26) 

6 


19,12 

15,64 

37,07 

35,78 

50,88 

1373 

1,367(26) 

72 


12,36 

21,78 

23,80 

49,49 

32,47 

1364 

1,369(25) 

96 


Авт. 



Твердая фаза 


Лёд+^ 2 8 0 4 . 10Н 2 0+М§80 4 ‘ 12Н.0 
Ыа,80 4 .ЮН 2 0+Мд80 4 - 12Н 2 0 
Ма 2 8 0 4 • 10Н 2 0+М§80 4 • 7Н а О (мет.) 
Ыа,80 4 • 10Н 2 0+М§80 4 • 7Н 2 0+М§80 4 • 12Н 2 0 
На 2 80 4 • 10 НоО+М§8О 4 • 7Н,0 


N3,80, • 10Н,0+Л+М§80 4 • 7Н.,0 
Ыа,8Ъ 4 - ЮНоО+Л 
Ыа 2 8 0 4 -10Н 2 0+М§80 4 -7Н 2 0 (мет.) 
Л+Мд80 4 -7Н 2 0 

Ха,80 4 +Ыа,80 4 - 10Н 2 0+М§80 4 -7Н 2 0 (мет.) 
Ма,80 4 Ч-Ыа 2 8 0 4 - ЮН 2 0 (мет.) 

Ыа 2 8 0 4 +М§80 4 -7Н 2 0 (мет.) 

Ка 2 8 0 4 • ЮН,0+Л 
Л+Мё80 4 -7Н 2 0 


3 




СЛ 

О 


2 

*сл 

О 


04 

СЛ 


О 


о 



КЗ 

31 


Продолжение 


1, °с 

вес. °/о 

Жидкая 

АГ/1000 М Н 2 0 

фаза 

индексы 

а (П 

Время 

час. 

І Твердая фаза 

N3.-50, 

М 5 50 4 

Ка 2 ЗО л 

М 5 50 4 

Ш 2 50 4 

н 2 о 

27,5 

22,29 

14,11 

44,45 

33,20 

57,24 

1288 


24 

Ка.,30 4 +К’а.,30 4 - ЮН,0 (мет.) 


22,64 

13.02 

44,63 

30,29 

59,57 

1335 

— 

72 

т.,30 4 • ЮНоО+Л 


17,53 

20,34 

35,79 

49,00 

42,21 

1179 

1,410(28) 

6 

Ка->80 4 -]-Мг[80 4 • 7Н„0 (мет.) 


11,36 

22,91 

21,92 

52,16 

29,59 

1350 

1,372(27,5) 

72 

Л+М§-50 4 • 7Н„0 

29,0 

24,71 

11,04 

48,78 

25,72 

65,48 

1342 

1,374 (29) 

48 

Нао80 4 +Ма.,30 4 • 10Н 2 О (мет.) 

29,1 

24,89 

10,94 

49,19 

25,52 

65,85 

1339 

1,372 (29,5) 

100 

Ма 2 80 4 ^а.30 4 - 10Н 2 О-Ь4 

30,0 

26,78 

8,56 

52,53 

19,81 

72,61 

1382 

1,363 (30,5) 

48 

Йа„30 4 • 1бН,0-1-Ма 2 80 4 


24,89 

10,94 

49,19 

25,52 

65,85 

1339 

1,373 (31) 

72 

' Ѵз0 4 +Л 


16,93 

21,29 

34,75 

51,58 

40,26 

1158 

— 

6 

Нао80 4 +М§80 4 • 7Н,0 (мет.) 


10,44 

23,86 

20,16 

54,35 

27,06 

1342 

1,371 (30) 

72 

Л4-Ма80 4 • 7Н,0 

31,0 

29,17 

5,40 

56,54 

12,35 

82,07 

1452 

1,351 (31,5) 

48 

Ма,80 4 4-Ма,,50 4 - І0Н 2 О 

32,0 

32,20 

1,73 

61,81 

3,92 

94,04 

1521 

1,334 (32,5) 

48 


32,38 

33,20 

0 

63,03 

0 

100 

1587 

1,325(32,5) 

24 


32,5 

24,98 

11,04 

49,52 

25,83 

65,72 

1327 

— 

72 

Ыа.,80 4 -|-Л 


16,06 

22,13 

32,95 

53,58 

38,08 

1156 

1,407(33) 

6 

Ыа,80 4 -]-М280 4 • 7Н.>0 (мет.) 


9,61 

24,85 

18,60 

56,75 

24,68 

1327 

1,376 (33) 

72 1 

Л+М280 4 -7НоО 

35,0 

24,86 

10,99 

49,15 

25,56 

65,72 

1339 

1,369 (35,5) 

72 ! 

І4а»80 4 -|-.Л 


14,69 

22,92 

29,86 

54,98 

35,20 

1179 

— 

6 1 

^,80 4 +М§8О 4 -7Н,О (мет.) 


8,83 

25,69 

17,10 

58,72 

22,56 

1319 

1,378 (35) 

72 1 

Д-*-М§80 4 .7Н 2 0 





Авт. 



і 

і 



Примечание. М. И. (±0,05°). Анализ жидкой фазы: весовые определения 50^ и М^*'. Анализ твердой фазы: микр. А — астрахаиит 
^а,50 4 -Мв50 4 -4Н г 0). 


№о 50 4 — Ме$0 4 — Н 2 0 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 



Жидкая фаза | 


і, "С 

[ вес. % 

г/100 г Н 2 0 

А4/1000 м Н 2 0 

индексы 1 

Твердая фаза 


Nа. 1 50^^ Мв50 4 

Ка 2 30 4 1 М^80 4 1 

№ 2 50 4 | Мв50 4 

Ш 2 5С>4 1 Н.О | 



Р. Р(а({, Апп. сЬет. РЬагш., 99, 226—227 (1856) [т = 24 часа] 


4,90 

0 

5,155 0 I 6,54 

0 

100 

15290 

— 

10,19 

11,92 

13,086 15,306 16,60 

22,91 

42,01 

2531 

— 

0 

21,92 

0 28,067 0 

Авт. 

42,00 

0 

2381 



№,5О 4 .10Н 2 О 

Ка 3 50,- 10Н,0+М850 4 .7Н 2 0 
Мг50 4 .7Н,0 


Ѵап'с НоН, Оеч/епіег, 2. рЬуз. СЬет., 1, 179 (1887) 


15,5 

| 9,7 

17,8 

13,4 

24,5 ! 

17,0 

36,7 

31,6 

1860 


10,2 

20,9 

14,8 

30,3 1 

18,8 

45,4 

29,2 

1560 

24,5 

16,4 

15 

23,9 

21,9 

30,3 

32,7 , 

48,1 

1585 


17Д 

19,7 

27,0 

31,2 1 

34,3 

46,6 . 

42,4 

1235 


Авт. 



і 





N3*504-ЮН 2 0+Мв50 4 .7Н 2 0 
Ха,80 4 -Мв50 4 -4Н 2 0 (мет.) 
Ка„50 4 -Мв504-4Н„0 
№ь50 4 -ЮН,0+Мв50 4 -7Н,0 (мет.) 


«С 

<з> 

ел 


МеуегЬоНег, 2. рЬуз. СЬет, 5, 121 (1890)1 


18,5 

11,55 

20,7 

17,05 

30,55 

21.6 45,7 

32,1 

1480 I - 

24,5 

17,1 

1 

19,75 

27,05 

31,25 

34,3 46,8 

Авт. 

42,3 

1230 — 


Ш.5О 4 -10Н.,О-]-Мв5О 4 -7Н 2 О 
N3*501-ЮН.0+Мв50 4 ,7Н 2 0 (мет.) 


Оцпзіап, Ьап^іоп, СЬет. 5 ос.. 101—102, 419 (1912) [вискозиметрия] 


21,7 | - I - 


I — | Х т а 2 5 0 4 -10 Н 2 04-Ха,50 4 -М^50 4 -4Н,0-]-М^50 4 -7Н 2 0 


\Ѵ. Віазйаіе, 2. ІшЗ. Епд. СЬет., 12, 165 (1920) 


21,83 

0 

27,93 

0 

35,41 

0 

100 

2824 

— 

17,77 

16,63 

27,09 

25,36 

34,36 

37,96 

47,51 

1383 

— 

12,97 

21,13 

19,68 

32,07 

24,97 

47,99 

34,22 

1371 

— 

0 

26,68 

0 

36,39 

0 

54,36 

0 

1840 

— 

1 


1 Авт. 





№,5О 4 .10Н 2 О 

Х Т а 2 5О 4 -10Н 2 О4-Ыа 2 8О 4 -М^5О 4 -4Н 2 О 

Ха.,50 4 -Мг30 4 -4Н,,0+Мв50 4 -7Н 2 0 

Мг30 4 '-7Н,0 


КоеІісЬеп, АИЬатшег, МІ11. КРА, 3, 80 (1923) 


5,15 і 

19,65 ! 


— ! 8,7 39,1 18,2 1 

2090 

1,271 

16,55 ! 

14,05 і 


— 1 30,3 30,3 50,0 

1 1 - ---' 

| 1 Авт. 1 

1650 

і 

1,320 

Авт. 


Ш 2 3 0 4 -10Н.,0+Мг50 4 -7Н 2 0 
Х'а 2 30 4 -АІ850 4 -4Н 2 0 


N3', М г ~Ц50 4 " _ N3,80,—Мг30 4 —Н 2 0 V N3% М?" II30," N3*80,—М г 30 4 —Н 2 0 
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N3', Мег" 1! 50, 


N3*804—М^БО.—Н*0 


N 83804 —М880 4 -Н 2 0 

ВЕРОЯТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РАСТВОРИМОСТЕЙ (рис. 21) 

Жидкая фаза 

и °С вес. 0,0 Ж/1000 М Н,О индексы^ Твердая фаза 

N3280.1 МкЗО, N3*80, МвЗО, N 3 * 804 ! Н,0 

—5 3,5 0 4,6 0 100 21740 Ыа,80 4 • ЮН,0 (мет.) 

3,2 5 4,4 8,15 35,1 7970 “ „ 

3,15 10 4,6 17,2 21,1 4590 

3,1 15 4,8 27,4 14,9 3105 

3.1 18,2 5,0 34,6 12,6 2525 Ыа.,80 4 - 10Н,О + М§80 4 - 12Н 2 0 + лёд 

О 187 0 34,4 0 2910 “ М§80 4 -12Н,0 

О 4,6 0 6,1 0 100 16390 N3,804 ■ ЮН,0 

4.2 5 5,9 8,2 41,8 7090 

4,05 10 6,0 17,4 25,6 4270 

4,0 15 6,3 27,7 18,5 2940 

4.1 19,7 6,8 38,7 14,9 2200 Ма„80 4 - ЮН 2 0 + Мё§0 4 - 7И 2 0 

2.8 20 4,6 38,8 10,6 2305 “ Мк80 4 -7Н,0 

О 20,7 0 39,1 0 2560 

10 8,4 0 11,6 0 100 8620 Ма,80 4 .1011,0 

7.8 5 11,35 8,6 56,9 5010 

7.4 10 11,4 18,1 38,6 3390 

7.5 15 12,3 29,0 29,8 2420 

7.9 20 13,9 41,5 25,1 1805 

8,0 20,6 14,2 43,2 24,7 1740 Ыа 2 8 0 4 • ЮН,0 + М§30 4 • 711,0 

О 23,3 0 45,5 0 2200 М§80 4 -7Н,0 

25 21,8 0 35,35 0 100 2830 Ыа,80 4 -ЮН,0 

20,3 5 34,5 10,0 77,5 2250 

19.2 10 34,4 21,1 62,0 1800 

19,0 15 36,5 34,0 51,8 1420 

19.1 15,7 37,15 36,0 50,8 1370 Ыа 2 5 0 4 - 10Н,0+Ыа,80 4 -М830 4 .4Н„0 

14.3 20 27,6 45,55 37,7 1370 Ыа,30 4 • М§80 4 • 4Н 2 0 

12,9 21,5 24,9 49,05 33,7 1350 Ма,80 4 -М§80 4 • 4Н..0 + М§80 Г 7Н 2 0 

4.5 25,0 8,1 53,1 13,2 1630 М§80 4 -"7Н.,0 

О 27,0 0 55,35 0 1810 

30 29,3 0 52,6 0 100 1900 Иа,80 4 • 10Н 2 О 

27.5 5 51,7 11,1 82,3 1590 

26.8 8,55 52,5 19,8 72,6 1380 Ыа.,80 4 • ЮИ 2 0 + Ыа 2 30 4 

25,7 10 50,7 23,3 68,5 1350 “ Ма.,80 4 

24.9 10,9 49,2 25,4 65,9 1340 Ма„80 4 + Ш 2 80 4 • М§60 4 ■ 411.,О 

19.9 15 38,8 34,5 52,9 1365 “ Иа,80 4 • М§80 4 • 4Н..О 

ідо 90 97 0 4^^ 47 7 1470 

іГ,3 23,3 21,9 53ІЗ 29,1 1330 На 2 80 4 -М§80 4 .4Н 2 0 + М§80 4 -7Н 2 0 

7.1 25 13,3 55,1 19,4 1460 М§80 4 -7Н 2 0 

О 28,3 0 59,1 0 1690 

50 31,8 0 59,1 0 100 1690 Иа,80 4 

28.2 5 53,5 11,2 82,7 1545 

24.6 10 47,7 22,9 67,6 1420 

23,1 12,5 45,5 29,05 61,0 1340 Ыа 2 80 4 +Ыа 2 8 0 4 -М§80 4 • 4Н 2 0 

19,9 15 38,8 34,5 52,9 1365 Ка,80 4 • М§80 4 ■ 4Н 2 0 

14.3 20 27,6 45,55 37,7 1370 

9,9 25 19,3 57,5 25,1 1300 

6.2 30 12,3 70,4 14,9 1210 

5.5 31,1 11,0 73,4 13,0 1185 Ыа 2 80 4 .М§80 4 -4Н 2 0 + М§80 4 -6Н 2 0 

О 33,3 0 74,7 0 1340 М§80 4 • 6Н 2 0 

75 30,35 0 55,3 0 100 1810 № 2 80 4 
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Ка', М е "1| 30/ 


ка 2 зо 4 —тгзо 4 —н,о 


Ыа 2 СО а —МкСОз—Н 2 0 


Продолжение 



1 


Жидкая фаза 




с 

вес. о/о 

Л1/100Э М Н 3 0 

| индексы 

Твердая фаза 


Ка г 30 4 

МкЗО, 

Ка. 2 30 4 

Мгзо, 

Ыа.ЗО, 

| н 2 о 


75 

27,4 

5 

51,4 

11,05 

82,3 

1600 

Ма 9 8 0 4 


25,0 

9,1 

48,1 

20,7 

69,9 

1450 

Иа 2 80 4 + ЗЫа,80 4 • Мя80 4 


24,0 

10 

46,1 

22,7 

67,0 

1450 

ЗЫа 2 80 4 • М§80 4 


19,6 

15 

38,0 

34,3 

52,5 

1380 

і 

19,0 

15,7 

36,9 

36,0 

50,6 

1370 

ЗЫа 2 80 4 -М§80 4 + 

+ Ыа,30 4 • Мк80 4 • 2,5Н.,0 


14,4 

20 

27,8 

45,6 

37,9 

1360 

0 4 • М§50 4 • 2,5Н г О 


10,0 

25 

19,5 

57,6 

25,3 

1300 



6,3 

30 

12,5 

70,5 

15,1 

1205 



(3,5) 

(35) 

(7,2) 

(85,2) 

(7,8) 

(1080) 

N а а 8 0 4 • МйЗ 0 4 - 2,514,0 + М|> 5 0 4 • 1 1.Д ) 


( 2 ,5) 

(37) 

(5,25) 

(91,5) 

(5,4) 

(1030) 

N а 2 80 4 • М§80 4 • 2,5Н 2 0 + 

+ М§50 4 -6Н 2 0 (мет.) 


0 

36,5 

0 

86,0 

0 

1160 

М§80 4 - Н 2 0 

010 

29,7 

0 

53,6 

0 

100 

1865 

Ыа 2 80 4 


27,1 

5 

50,6 

11,0 

82,1 

1620 



26,6 

6,0 

50,05 

13,3 

79,0 

1580 

Ма 2 80 4 + ЗЫа,80 4 • М§30 4 


22,9 

10 

43,3 

22,3 

66,0 

1525 

ЗМа,80 4 • М§80 4 

ЗЫа 2 8 0 4 -Ме80 4 + 

+ Ма,80 4 • Мй80 4 • 2,5Н,0 


19,0 

14,5 

36,2 

32,6 

52,6 

1450 


18,4 

15 

35,0 

33,7 

50,9 

1455 

N а.,80 4 • М§80 4 • 2,5Н 2 0 


13,5 

20 

25,75 

45,0 

36,4 

1410 



9,4 

25 

18,2 

57,0 

24,2 

1330 



6,0 

30 

11,9 

70,15 

14,5 

1220 



(4,8) 

(32,2) 

(9,7) 

(76,5) 

(П,2) 

(1160) 

Ма 2 50 4 • М§80 4 • 2,5Н 2 0 + Мй8 0 4 .11,0 
М§50 4 • Н 2 0 


0 

33,4 

0 

75,05 

0 

1330 



Рис. 21. Политерма растворимости 
в системе Ыа 2 30 4 —М§80 4 —Н 2 0. 

Л—астраханит (№ 2 50 4 -М550 4 .4Н 2 0); В — вантіоффит (3^.,30 4 -М{;50 4 ); 
Я—кизерит (М550 4 -Нз0); Ле —левеит дааз30 4 -М(;30 4 .2,5Н 2 0); Л1-мира- 
бнлит (N 32804 - 101120 ); С-сакиит (М850 4 -6Н а 0); Т — тенардит;(Ыг^ЗО,); 
Э — зпсомит (М230 4 -7Н,0). 


Ыа\ Мг“ || Сб, 


N8’, Ме'ЦСОз 

Ма 2 С0 3 —М^С0з —Н а О 

Р. Сатсгоп, А. ЗеісіеИ, Л. РЬуз. СЬет., 7, 588 (1903) 


и °с 

| Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес, 

• 

1 с/л 

а 

Ыа г С0 3 

| м г со 3 

Ыа„СО ; і 

мгсо. 

25 

17,93 

0,195 

213,20 

2,317 

1,1894 

МйСО* (?) 


15,60 

0,169 

181,90 

1,972 

1,1660 

» 


14,01 

0,143 

160,80 

1,636 

1,1477 

» 


11,38 

0,117 

127,30 

1,314 

1,1189 



7,98 

0,081 

86,42 

0,879 

1,0825 

• 


4,84 

0,049 

50,75 

0,510 

1,0477 

» 


2,27 

0,028 

23,12 

0,288 

1,0199 

м 


0 

0,022 

0 

0,223 

0,9968 

■» 





Авт. 




Примечание. М. И. х=3 суток (после предварительного удаления СО а из раствора 
кипячением). Анализ твердой фазы не производился. 


Ыа 2 СО а — М§С0 3 —Н 2 0 


Р. ОоІЬе, СЬет. 21§., 39, № 48, 306(1915) 


і, °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. 

“Іо 

гаооэ 

г Н,0 

Ка 2 С0 3 

м®со 3 

Ыа 2 С0 3 | 

МгСОз 

(0) 

0,26 

0,0016 

2,65 

0,0157 

(М§С0 3 • лтН 2 0) 


0,10 

0,0053 

1,06 

0,0535 



0,05 

0,0099 

0,53 

0,0986 

» 


0 

0,0094 

0 

0,0944 


- 



Авт. 

і 1 



чрг ^Р имечаи ие. Сосуд с раствором и солью быстро охлаждался на ледяной бане, после 
пли стоял (невидимому без перемешивания) до следующего дня. По мнению Оіозз’а (1937 г.) автор 
іолучал растворимость основного, а не нейтрального карбоната. 
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Ыа‘. Са“||Й1» 


К'аСІ —СаС1 2 —Н,0 


каСІ— СаС1 2 —11,0 


Ыа\ Са" || С1' 


Ыа 2 СО ;і —М§С0 3 — Н 2 0 

А. Обухов, Е. Гордон, ЖПХ, 8, вып., 7,1144(1935) 


Жидкая фаза 


вес 

°Іо 

м/юоэ м н,о 

№,С0 3 

МегСОз 

№,С0 3 

МгСОд 

33,53 

0,830 

86,84 

2,70 

33,50 

0,698 

86,55 

2,26 

31,12 

0,531 

77,40 

1,66 

28,40 

0,546 

67,97 

1,64 

26,14 

0,516 

60,59 

1,50 

22,81 

0,508 

50,57 

1,41 

20,25 

0,498 

43,43 

1,34 

16,39 

0,386 

33,48 

0,99 

12,78 

0,308 

25,00 

0,75 

8,82 

0,285 

16,49 

0,67 

4,75 

0,146 

8,48 

0,32 

2,89 

0,100 

5,06 

0,22 

1,00 

0,056 

1,71 

0,12 

0 

0,074 

0 

0,16 


Твердая фаза 


Ыа,,С0 3 (Н.,0) +МкСО, 
' МвСОя 


Авт. 


Примечание. М. И. (± 0,1°). х=5 час. Пробирка имела ртутный затвор. Совместная рас- 
творимость М?С0 3 и Ш а С0 3 зависела от количеств дойной фазы н времени растворения, вследствие 
образования в донной фазе меиее растворимого соединения - № а СО а ’МгСО :{ . Ветвь растворимости 
двойной соли не изучалась. 

Ыа 2 С0 3 — М§С0 3 —Н 2 0 

О. ОІ085, Оіззегі., ОЪег Ма§пеэштсагЪопа1е, ЫаитЬиг§, стр. 61, 1937—1938 


(,°С 

| Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. о,' 0 

| г/100 г Н а О | 

М/1000 М Н,0 

Ш 2 СО г 

МгСОз 

N 3 , 003 ! 

М 8 СОз 

N3,003 

мгСо 3 

25 

3,06 

1,01 

0,031 
0,034 | 

| 3,16 

1 1,02 

0,034 

0,034 

5,37 

1,73 

0,07 

0,07 

5 М§0 • 4С0 2 • 6Н 2 0 

Авт. 


Примечание. М. И. ( ± 0,2°). т=2—10 суток. 


Са" || сі^ 


ЫаСІ —СаС1 2 —Н 2 0 

О. Миійег, ЛаЬгезЬег. РоПзсЬг. СЬет., стр. 67 (1866) 






Жидкая фаза 





і, °С 

вес. 

Ѵо 

г/100 г Н 2 0 | 

М/1000 м н 2 о 

индексы 

Твердая фаза 


N801 

СаСІ, 

N801 | 

СаСІ, 

2^С1 

СаСІ, 

2№С1 

н,о 


4 

26,3 

0 

35,7 

0 

55,0 

0 

100 

1818 

ЫаСІ 


1,5 

36,0 

2,4 

57,6 

3,7 

93,5 

3,8 

1029 

ЫаСІ 4- СаС1 2 • 6Н..О 


0 

34,6 

0 

53 

0 

86,0 

0 

1162 

СаС1 2 • 6Н.,0 

7 

26,3 

0 

35,7 

0 

55,0 

0 

100 

1818 

ЫаСІ 


3,2 

27,4 

4,6 

39,5 

7Д 

64,1 

10 

1404 

ЫаС1 + СаСЦ • 6Н,0 


0 

35,9 

0 

А( 

56 

зт. 

0 

90,9 

0 

1100 

СаСР•6Н 2 0 


ЫаСІ— СьС1 2 —Н 2 0 


р. к. Сатегоп, М. Веіі, \Ѵ, О. КоЫпзоп, і. Рііуз. Сііет ., Ц, 399(1907) 


1 , °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес 

°;0 

г/100 

г Н,0 

м/юоомн 2 о 

индексы 

а 25 


N801 

СаС1 а 

N801 

СаС1 2 

2№С1 

СаСІ, 

2А'аС1 

н.о 

25 

26,36 

0 

35,80 

0 

55,16 

0 

100,0 

1813 

1,2030 

ЫаСІ 


23,80 

2,91 

32,48 

3,92 

50,05 

6,36 

88,73 

1773 

1,2080 



13,62 

14,11 

18,85 

19,53 

29,05 

31,70 

47,82 

1646 

1,2367 



7,60 

21,37 

10,70 

30,08 

16,49 

48,83 

25,24 

1531 

1,2653 



5,37 

25,45 

7,77 

36,80 

11,97 

59,72 

16,70 

1395 

1,2831 



1,16 

34,44 

1,80 

53,47 

2,77 

86,78 

3,09 

1117 

1,3463 



1,02 

36,52 

1,64 

58,48 

2,52 

94,91 

2,59 

1026 

1,3651 



1,02 

43,53 

1,85 

78,49 

2,84 

127,4 

2,18 

768 

1,4441 

ЫаСІ Н- 











+ СаСІ., • 6Н..0 


0 

(45,65) 

0 

(84,0) 

0 

(136,3) 

0 

(734) 

— 

СаСІ., • 6Н 2 б 




Авт. 





Авт. 



Примечание. М. И. 

ЫаСІ—СаСІ.,—Н,0 

К. у. МШз, к. с. ЛѴе11&. Виіі. 11. 8. Оеоі. Зигѵеу, № 693,72(1918) 





Жидкая фаза 




і, °С 

вес. 

. °'о 1 

муюоо М Н,0 

] индексы 


Твердая фаза 


N801 

1 СаСІ, 1 

2КаС1 | 

СаСІ., 

2NаС1 

1 н 2 о 



25 

25,30 

1,103 

52,98 

2,132 

95,6 

1805 

1,207 

ЫаСІ 


24,32 

2,160 

50,97 

4,769 

91,5 

1795 

1,210 



23,37 

3,220 

49,06 

7,120 

87,3 

1780 

1,209 

1 ц 


20,43 

5,451 

42,48 

П,94„ 

78,1 

1838 

1,216 



19,17 

7,398 

40,23 

16,351 

21.141 

71,1 

1768 

1,220 



17,55 

9,50 

37,07 

63,7 

1718 

1,225 



15,91 

11,48 

33,76 

25,66-: 

56,8 

1683 

1,233 



10,54 

17,77 

22,65 

40,23 

36,0 

1590 

1,241 



8,05 

21 

17,48 

48,0 І? 

26,7 

1526 

1,257 

и 


5,63 

Ав 

24,58^ 

:т . 

12,43 

57,17 

17,9 

і 

1437 

__1,276^ 

Авт. 

>; 


Примечание. Данные заимствованы из справочника Зеісіеіі’а, стр. 642, 1919. 


ЫаСІ—СаС1 2 —Н 2 0 

Л. РеШп§, Л. КоЬегІзоп, ТЬе 8оиіЬ Аігісап Л. о( 8с1., 20, 236—240 (1923); Г сііегп. 
теі. тіпіпе; Зое. ЗоиШ Аігіса, стр. 196(1926); Саіісііе, 8, 532—533(1927)_ 


1, °С 

| Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. 

■ 0 0 

1 гЛ00 г Н 2 0 

м/юоомн,о 

| индексы 

N30 

1 СаСІ, 

1 КаСІ 

1 СаСІ, 

2ШС1 | СаСІ, 

| 2КаС1 

1 н,о 

50 

24.4 

3,3 

33,7 

4,53 

51,9 

7,35 

87,6 

1688 

ЫаСІ 


13,2 

15,1 

18,4 

21,0 

28,3 

34,15 

45,3 

1601 

»» 


3,60 

30,9 

5,46 

47,2 

8,42 

76,6. 

9,90 

1176 



0,90 

56,3 

2,11 

131,4 

3,25 

213,2- 

1,50 

462 

ЫаСІ + СаСІ., • 2Н..О 

94,5 

18,1 

11,5 

25,6 

16,2 

39,5 

26,35 

60,0. 

1519 

ЫаСІ 


15,0 

15,3 

21,5 

21,9 

33,1 

35,55 

48,2 4і 

1457 



14,0 

16,3 

20,0 

23,3 

30,85 

37,85 

44,91 

1456 



4,3 

32,8 

6,84 

52,0 

10,55 

84,5 

11,10 

1052 

„ 


1,3 

45,7 

2,42 

86,2 

3,73 

139,9 

2,60 

696 



1,2 

52,7 

2,58 

114,2 

3,98 

185,4 

2,10 

528 

п 


1,1 

57,4 

2,86 

138,0 

4,11 

224 

1,80 

438 



0,8 

58,1 

1,96 

141,4 

3,02 

229,5 

1,30 

430 

ЫаСІ+■ СаС1 2 • 2Н 2 0 




Авт. 







Примечание. Заимствовано из СТЭ, 7, 53 (1931) н таблиц О’Апз’а, стр. 186, 1933. 
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Ыа', Са" || С1' 


ИаС!— СаСІ 2 —Н 2 0 


N аСІ — СаСІ, —Н 2 0 


ШС1—СаС1 2 —Н а О 

Л. 1§е1згий, Т. ТЬотрзоп, Л. Ага. СЬега. 8ос., 58, 321 (1936) 


■ 

(,°С 

| Жидкая фаза | 

Твердая фаза 

вес. 

“(о 

1 г/100 г Н.О 

I М/1000 М Н,0 

индексы 

ШС1 

СаС1 2 

№С1 

СаС1 2 

2ШСІ | 

СаСІ* 

2ШС1 

Н 2 0 

0 

26,42 

0 

35,91 

0 

55,33 

0 

100 

1807 

N301 • 2Н..0 


21,19 

5,33 

28,84 

7,25 

44,44 

11,77 

79,05 

1779 

N301 


17,28 

9,53 

23,61 

13,02 

36,38 

21,14 

63,25 

1738 

„ 


11,36 

16,12 

15,66 

22,23 

24,13 

36,08 

40,1 

1661 

» 


7,78 

20,60 

10,85 

28,75 

16,76 

46,68 

26,4 

1576 

Ч 


3,59 

27,14 

5,18 

39,18 

7,99 

63,60 

11,15 

1397 

и 


0,93 

35,31 

1,46 

55,38 

2,25 

89,89 

2,45 

1085 

„ 


0,31 

37,50 

0,50 

60,30 

0,77 

97,88 

0,78 

1014 

N3 01 СаСІ., • 6Н..0 


0 

37,55 

0 

60,13 

0 

97,60 

0 

1025 

СаС1 2 • 6Н 2 0 


Авт. 

і 









Примечание. М. И. 


N801—СаС1 2 —Н 2 0 


В. П. Ильинский, Н. А. Варыпаев, К. Э. Гиттерман, [Н. Е. Шмидт, Труды 
Солян. лабор. АН СССР, вып. 7, 8 и 10(1936) 


1 . °с 

Жидкая фаза | 

Твердая фаза 

вес, 

• °І0 

г/10Э г Н 2 0 1 

М/Ю0ЭМН 2 О | 

индексы 

ШСІ 

СаСІ* 

N801 

СаС1 2 

2№С1 | 

СаСІ 2 

2№С1 

н 2 о | 

0 

26,23 

0 

35,55 

0 

54,78 

0 

'юо 

1825 

N30 


22,70 

3,75 

30,86 

5,09 

47,56 

8,26 

85,20 

1791 

V 


16,37 

8,26 

25,03 

11,25 

38,57 

18,26 

67,87 

1760 

» 


18,02 

10,84 

21,90 

14,78 

33,75 

23,99 

58,45 

1732 



9,11 

18,66 

12,61 

25,83 

19,43 

41,93 

31,67 

1630 



4,70 

24,70 

6,81 

34,98 

10,49 

56,78 

15,59 

1487 



2,02 

29,35 

2,94 

42,47 

4,53 

69,42 

6,13 

1352 

„ 


1,94 

29,53 

2,83 

43,08 

4,36 

69,93 

5,87 

1346 

ь 


1,67 

30,33 

2,45 

44,60 

3,78 

72,39 

4,96 

13131 

ѵ 


1,68 

30,42 

2,47 

44,80 

3,81 

72,72 

4,98 

1307 

» 


1,18 

31,59 

1,75 

46,98 

2,70 

76,26 

3,42 

1266 

„ 


1,02 

31,67 

1,52 

47,07 

2,34 

76,40 

2,97 

1270 

V 


0,69 

32,53 

1,03 

48,72 

1,59 

79,08 

1,97 

1240 

и 


0,70 

33,10 

1,06 

49,99 

1,63 

81,14 

1,97 

1208 

» 


0,78 

33,49 

1,19 

50,94 

1,83 

82,69 

2,17 

1183 

» 


0,62 

34,87 

0,96 

54,05 

1,48 

87,73 

1,66 

1121 

» 



Авт. 






і 


N8', Са" || СГ 


Продолжение 


1, °с 

| Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. о/о 

г/100 г Н а О 

I М/1000 м н 2 о 

1 индексы 

№СІ 

СаС1 2 

№СІ 

СаСІ. 

2№СІ 

СаСІ, 

2ШСІ 

н,о 

0 

0,49 

37,10 

0,78 

56,44 

1,20 

91,61 

1,29 

1077 

і 

N301 + СаС1 2 • 6Н 2 0 


0 

37,30 

0 

59,48 

0 

96,55 

0 

1036 

СаСІ, • 6Н 2 0 

107 

28,93 

0 

40,74 

0 

62,78 

0 

100 

1593 

ЯаСІ 

108 

20,18 

10,65 

29,17 

15,40 

44,95 

25,00 

64,26 

1430 


109 

11,53 

20,86 

16,76 

30,86 

25,83 

50,09 

34,02 

1317 


115 

7,89 

28,11 

12,33 

43,92 

19,00 

71,29 

21,04 

1108 


117,5 

4,79 

33,96 

7,82 

55,44 

12,05 

89,99 

11,81 

980 


121,5 

3,51 

39,00 

6,10 

67,84 

9,40 

110,1 

7,87 

837 


126 

2,46 

44,87 

4,67 

85,19 

7,20 

138,3 

4,95 

687 


127,5 

1,43 

47,20 

2,21 

91,85 

3,41 

149,1 

2,24 

656 


137 

0,96 

54,66 

2,16 

123,1 

3,33 

199,8 

1,64 

493 


144,5 

0,47 

60,51 

1,20 

155,1 

1,85 

251,8 

0,73 

394 

N301 4- СаСІ, • 2Н,0 



Авт. 





і 

1 



Примечание. М. И. (при температуре кипения ± 0,5°). т=4—6 час. при температуре 
кипения и 1 сутки при 0°. Анализ жидкой фазы: Са” — оксалатным методом, СК— титрованием 
Ма — по разности. 


N801— СаСІ,— Н 2 0 


В. Ф. Королев, Труды Солян. лабор. АН СССР, вып. 15, 28 и 38 (1937) 





Жидкая фаза 




(, °с 

вес 

°/о 

М/1000 м Н 2 0 

1 индексы 

Твердая фаза 


КаСІ 

СаСІ 2 

2№СІ 

СаС1 а 

2№СІ 

н„о 

—23 
—22 
— 5 

16,02 

19,75 

23,58 

21,73 

16,43 

11,28 

9,40 

4,95 

1,78 

0,81 

7.47 

3.47 
1,94 
4,05 
9,85 

16,57 

18,78 

25,00 

31,35 

36,12 

48,70 

45,0 

34,37 

24,05 

20,15 

10,89 

4,10 

1,98 

4,21 

8,83 

21,67 

37,2 

42.4 

57,8 

76,0 

92,6 

67,0 

84.4 
92,0 
83,6 

61.4 

39.2 

32.2 
15,9 

5.1 

2.1 

2080 

2125 

1890 

1858 

1768 

1630 

1600 

1453 

1248 

1057 

N801 • 2Н а О -|- лёд 

№сГ.2Н а О ’ 

» 

N301 • 2Н„0 4- N301 

N301 

N301 + СаС1 2 • 6Н 2 0 


Авт. 



Примечание. М. И. т=3—7 суток. Анализ жидкой фазы: СР — по Мору, Са"—оксалат¬ 
ным методом. Анализ твердой фазы: М.О. 
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N8', Са"|| С1' 


ЫаСІ —СаС1 2 —Н 2 0 


ю О О 

, Я я 

П ®Ооо 
. га , _«;е _ 

. ,о 0“=0<00 

О 5 ЙѴо г 

а? ±5+3 

сч о О 

• ез то 

П 2 2 


« • « м • 
0-^2 « в - 5 * 

I и ии 


©С-©О5С>.С000ЮСМС0яф<00С000О5ЮО500С0О5яясОСМ 
СОя*<05сО©СОСОЮсОЮ05СМсОСОСМсОяфо0 05©ООяі«Ю 
СОС^ОЮС^ООЬ-ЫЮСОО^'^'^ОІ-ОСОСОЮ'^СОСО 

СО 1-0 О ^ Ю СО яя 00С0О5С0 ЮЮООС>. оо©см 

іо Ю-"-<0[ч 05 СМ Ю СМ ^ 05С0СМС0 ©смю 

О» ю СІ «О иэ О О О оѴ ^ О О N О СЧ іч* О V со N о 

СМ Ют-1 Я*< т-Я 

яф СМ ,— ІОСООИО СМ С-. т-н 

СМ О* 00 Ю СО о со. со (М О гн о СО 05 ^ 05 О СЧ СО Ю гя гя гя 
СО іо оГ ІО СО Ю <© —Г т-Г ЯГ 05 со" яг со" «о со" [С со гИ оГ яя гф" Я*Г 

я^ЫС0С0Ы0505С0С0СМіО05т-н^с000Ыі-0ЮіООС000 
1 -я яя СМ СМ т—< см СМ 1 -я СМ СМ СМ 

СМ Ю СО 00 05 С-. О сОООС-ОО іОфЮгя ©СОСО 
яг 05 СО т-я СО см ^10^.10 ю о> «-^ср С>. СОСО 

00 я*Г 1 -Г см" я^ 1 -Г О я-Г о со СМ я*Г т-Г о со" 05 я*Г О со со" о 
яя СО т-я СО 

СО С-© Ю яф< 00 яф< СОООІСО ЮЮОСО 1 -я о о 

СО СМ О -Я^ОО^О ГИ ^ я^СМ о О* 00 о см о.^с^со о 

05 я^ [С оГ [С оо" О 05 о оо" ^ Ю 05 о о" оо" оо" о" і/Э со с-Г о" 

Ю0505І_005050050СОС005050Ю000505005050 , 50 

^ СО О 1-0 Ю СМ со СМС - N ЮЮОСО 0500 
СО 00 СО ^ 05 00 05 и ^ с> 0 1 -0.^ (М —я^Ь см со о. 

о"ю см О см"!—"о ©*© я±05 я^о"О 05 1 -Г сі" О яф со см"о 

СО яф со 1 -я я^ 1 -я 

я^ ю со ^я я^ оо СО С- СО О Ю яф< СМ СО яф< 05 О со 

СО со СО. 05 я^Ю со оооооо^сроі^-^сосоо ьррою 

со со ю" -я‘ 00 00 05" О о" тИ со С-" СМ -я” СМ " 05" со со Г"-" со ю" ю 

СМ яЗ*ЮСМя^10ЮООООгяСОЮСОСОСМЮОЮЮ05СММч 


СО Ю 1 -я яф ю Ю^ФЮ г— о сО 

СО 00 Ю яя см 00 оо СО СО О СМ О. 00 05 О» 1-0 см ю 

^-ОО^СМЮС^О ср«С^О [ѵ. яф ср С-» со со 

я-Г см" 1 -я’' 1 ^" СМ Я О О О со" оо" СМ я-Г о я-Г со см" СМ О яфГ ^ о 

ЯН СМ СМ 


ЮО'Ф СОСМЮСМ005СОСОЮЮСООООООЮОСМСОО 
СМСМСОО^О^СрСМЮ^сргИООСрООЮсОСяСМ.ОСМСОЮСя 
оГ я-Г ю" СО см" СО С-Г я*Г я}Г о Ю Ю со со" ю" см" 1 -Г о" 1 -я об я^ см со" 
яяСОСОгЯСОСОСО'Ф^'я'СЧСОЮЮяяСОЮСОсОяфЮСОсО 


со со О ООО СО 05 О 05 Яф ООІЧОО со ю о 
Ю 05 00 0.00 Ю ©ІГ-сОтН ія . СМ О іяООіч. 

оо" я-Г о" Я гя О О О О N 1 ± Я О о ІО ^ ± я о СІ - я . 


N3 , Са" IIСГ 


^С1—СаС1 2 —Н а О 


NаС1 — СаС1 2 — Н 2 0 

О. К. Янатьева, ЖПХ, 19, вып. 7, 719—721 (1946) 

Жидкая фаза 

( <>С вес. о/о ЛГ/1000 М Н,0 индексы 

N301 СаС1 2 2ЫаС1 СаСІ,, 2ЫаС1 Н 2 0 


Твердая фаза 


ИаСІ • 2Н 2 0 + лёд 
№С1 • 2Н,0 

N301 • 2Н 2 0 + СаС1 2 • 6Н 2 0 
СаС1 2 - 6Н 2 0 
Лёд 

№01 • 2Н 2 0 + лёд 
ИаСІ • 2Н 2 0 

ИаСІ • 2Н 2 0 СаС1 2 • 6Н 2 0 
Лёд 


ИаСІ • 2Н 2 0 -|- лёд 
ИаСІ •2Н 2 0 

N301 • 2Н 2 0 + СаС1 2 • 6Н 2 0 
Лёд 


ИаСІ • 2Н 2 0 + лёд 
ИаСІ • 2Н 2 0 

N301 -2Н..0 + СаСІ., • 6Н 2 0 
Лёд 

ЫаСІ • 2Н 2 0 + лёд 
N3(11 • 2Н 2 0 


N301 • 2Н 2 0 + СаСЦ • 6Н 2 0 
Лёд 


N301 • 2Н,0 


N301 • 2Н 2 0 + N801 
N301 

N301 + СаС1 2 • 6Н 2 0 
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Иа', Са" || С1' 


ИаСІ-СаСІ,— Н г 0 


Ка", Са" )| Сі 


ИаСІ — СаСІ, —Н,0 


NаС1—СаС1 2 —Н 2 0 

Продолжение д Б 3дановскийі ЖП х, 2 0, вып. 12, 1252(1947) 


1, “С 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

1 

вес. °|о 

М/1000 М Н,0 

индексы 

КаСі 

СаСІ, 

2КаС1 

СаС1 г 

2КаС1 

н 2 о 

—15 

2,70 

16,20 

5,13 

1 

і_32,42 

13,66 

2663 

Лёд 


10,50 

10,00 

20,35 

20,42 

49,91 

2453 

0 


19,00 

0 

36,15 

0 

100 

2766 

» 


24,40 

0 

49,74 

0 

100 

2010 

N301 • 2Н 2 0 


13,80 

13,00 

29,05 

28,82 

50,20 

1728 

а 


4,80 

25,80 

1,07 

60,34 

1,74 

1628 

N301 • 21+0 + ЫаСІ 


2,36 

30,65 

5,43 

74,26 

6,81 

1255 

ЫаСІ 


1‘,40 

33,60 

3,32 

83,90 

3,81 

1147 

„ 


1,30 

33,70 

3,08 

84,15 

3,53 

1146 

N301 + СаСІ, • 6Н 2 0 

—10 

2,20 

13,00 

4,00 

24,88 

13,85 

3463 

Лёд 


8,20 

7,80 

15,04 

15,07 

49,96 

3321 

„ 


13,50 

0 

24,05 

0 

100 

4158 

„ 


14,20 

13,40 

30,22 

30,04 

50,15 

1660 

№С1 • 2н,о 


25,00 

0 

51,37 

0 

100 

1947 



5,80 

24,00 

12,73 

55.49 

18,66 

1466 

N301-211,0+ N301 


4,30 

26,10 

9,52 

60,86 

13,53 

1421 

N301 


2,40 

30,70 

5,52 

74,48 

6,90 

1250 



1,20 

33,80 

2,85 

84,40 

3,27 

1146 

N301+СаСІ 2 -611,0 

—5 

0 

8,40 

0 

14,88 

0 

6720 

Лёд 


1,20 

7,60 

2,03 

13,53 

13,05 

6427 

0 


4,60 

4,40 

7,79 

7,85 

49,81 

6394 

V 


7,40 

0 

12,31 

0 

100 

8123 

п 


25,60 

0 

53,02 

0 

100 

1886 

N301 - 2Н,0 


21,20 

4,80 

44,15 

10,53 

80,74 

1829 

N301 • 2Н,0 + N301 


14,80 

13,80 

31,94 

31,37 

50,45 

1580 

N301 


4,60 

26,40 

10,27 

62,10 

14,19 

1382 

п 


2,42 

30,80 

5,58 

74,86 

6,94 

1243 

V 


1,40 

33,80 

3,33 

84,66 

3,78 

1136 



1,10 

34,20 

2,62 

85,79 

2,96 

1131 

№С1 + СаС1 2 • 6Н 2 0 

0 

26,23 

0 

54,79 

0 

100 

1825 

N301 


14,60 

13,80 

31,42 

31,28 

50,11 

1595 

ю 


4,60 

26,60 

10,30 

62,75 

14,10 

1369 

V 


2,60 

31,40 

6,07 

77,22 

7,29 

1201 

0 


1,40 

34,40 

3,36 

86,96 

3,72 

1107 



1,10 

37,60 

2,77 

99,55 

2,71 

978 

N301 + СаС1 2 • 6Н 2 0 

25 

26,80 

0 

56,42 

0 

100 

1772 

N301 


4,70 

27,30 

10,65 

65,16 

14,05 

1319 



2,80 

32,40 

6,66 

81,15 

7,58 

1139 

9 


1,40 

35,60 

3,42 

91,71 

3,60 

1051 



1,00 

43,50 

2,78 

127,2 

2,14 

769 

N301 + СаСІ, • 6Н 2 0 


0 

45,60 

0 

136,0 

0 

735 

СаС1 2 • 6Н 2 0 


Ав 

т. 







Примечание. М. П. В работе приводятся также составы для полнтермнческнх разрезов. 


1 , °с 

| Жидкая фаза | 

Твердая фаза 

вес. °!о 

I М/1000 м Н 2 0 

| индексы 

та 

СаСІ- 

2^С1 

СаСІ- 

2ШС1 

н 2 о 

25 

2,83 

30,39 

6,53 

73,87 

8,12 

1244 

N301 

і 

0,60 

39,25 

1,54 

105,9 

1,43 

931 

0 


0,31 

44,0 

0,86 

128,2 

0,67 

775 



0,27 

50.83 

0,85 

168,7 

0,50 

590 

КаСІ (мет.) 


| Авт. | 







Приме чание. Метод — кинетический. 


N301—СаС1 2 —Н 2 0 

О. Аззагззоп, 8ѵег1§ез Оео1о§ізка ІІп(1егз6кпіп§, 81оскЬо1га, зег. С, № 501, 5 
(1949) [АгзЬ.ок, 42, № 10 (1948)] 





Жидкая фаза 




і, °С 

вес. в/ о 

I М/1000 м Н 2 0 

| индексы 

Твердая фаза 


№С1 

СаСІ 2 

гшсі 

СаСІ 2 

| 2КаС1 

н 2 о 


18 

26,4 

0 

55,2 

о 

100 

1812 

N301 


22,6 

3,0 

46,8 

6,5 

87,8 

1876 


і 

19,6 

6,3 

40,8 

13,8 

74,7 

1832 



14,3 

12,3 

30,0 

27,2 

52,4 

1748 



11,8 

15,1 

24,9 

33,5 

42,6 

1712 



9,6 

18,2 

20,5 

40,9 

33,4 

1629 

} , 


3,5 

28,1 

7,9 

66,7 

10,6 

1340 



0,62 

40,80 

1,63 

113,1 

1,42 

872 

N301 + СаС1 2 • 6Н 2 0 


0 

41,97 

0 

117,4 

0 

852 

СаСІо • 6Н 2 0 

50 

27,0 

0 

57,0 

0 

100 

1754 

N“301 


23,6 

3,0 

49,5 

6,6 

88,2 

1783 



20,6 

6,3 

43,4 

14,0 

75,6 

1742 

„ 


15,0 

12,3 

31,8 

27,5 

53,6 

1686 

„ 


10,5 

18,2 

22,7 

41,4 

35,4 

1560 

, 


4,3 

28,1 

9,8 

67,5 

12,7 

1294 



0,8 

41,5 

2,14 

116,7 

1,80 

841 



0,65 

56,45 

2,33 

213,6 

1,08 

463 

N301 + СаС1 3 • 2Н 2 0 


0 

56,54 

0 

211,2 

0 

473 

СаСІ, • 2Н 2 0 

Г4аС1 

95 

28,3 

0 

60,8 

0 

100 

1645 


25,2 

3,0 

54,1 

6,8 

88,8 

1642 

у 


21,3 

6,4 

45,4 

14,4 

75,9 

1672 



16,7 

12,8 

36,5 

29,5 

55,3 

1515 

у 


12,8 

17,6 

28,3 

41,0 

40,8 

1443 



6,1 

28,1 

14,3 

69,3 

17,1 

1196 

Ѵ 


1,9 

41,5 

5,2 

119,0 

4,2 

805 



1,00 

60,15 

4,0 

251,3 

1,6 

392 

№С1 + СзС1 2 -2Н,0 


0 

Ав 

60,28 

’/И, 

0 

246,3 

0 

406 

СаС1 2 ■ 2Н а О 

і 


Примечание. Методика не списана. 
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N3 Са"' Л СГ 


N301— СаСІ 2 —Н а О 


N3’, Са" || СГ 


ИаСІ—СаСІ*— Н а О 


NаС1—СаС1 2 —Н 2 0 

О. Аззагззоп, Д Ага. СЬеш. Зое., 72, 1437—1438 (1950) 


ЫаСІ —СаС1 2 —Н 2 0 

ВЕРОЯТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РАСТВОРИМОСТЕЙ (рис. 22) 


1 , °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. °; 0 

М/1000 м н а о 

индексы 

КаСІ 

СаС1 2 

2КаС1 

СаС1 2 

2ШС1 

н.о 

18 

26,5 

0 

55,6 

0 

100 

1800 

ЫаСІ 


0,42 

41,60 

. 1,11 

116,4 

0,95 

851 

ЫаС1 + СаСІ 2 -6Н 2 0 


0 

42,05 

0 

117,8 

0 

849 

СаС1 2 • 6Н 2 0 

50 

27,0 

0 

57,0 і 

0 

100 

1754 

ЫаСІ 


0,62 

56,43 

2,22 

213,3 

1,03 

464 

ЫаСІ + СаС1 2 • 2Н 2 0 


0 

56,55 

0 

211,3 

0 

849 

СаС1 2 • 2Н 2 0 

95 

28,3 

0 

60,8 

0 

100 

1645 

ЫаСІ 


0,98 

60,10 

3,88 

250,6 

1,52 

393 

ЫаСІ + СаС1 2 • 2Н 2 0 


0 

60,20 

0 

245,5 

0 

407 

СаС1 2 • 2Н 2 0 


Авт. 







Примечание. М. И. ( + 0,1°). т = 2-3 суток. Анализ твердой фазы: микр. 

NаС1—СаС1 2 —Н 2 0 


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 






Жидкая фаза 



1 


(, °с 

вес. °1о | 

г/100 

О 

X 

л» 

Ж/ 1000 аш 2 о 

индексы 

Твердая фаза 


ЫаСІ 

СаС1 г 

і 

ЫаСІ 

СаСІ, 

2ЫаС1 

СаС1 2 

2ЫаС1 

і 

н.о 



Ѵап’1 Ной, 2. апогд. СЬеш., 47, 252(1905) 


25 


0,36 


44,88! 


0,65 


81,941 1 I 133 


Авт. 


0,75 


746 


ЫаСІ + СаСІ 2 • 6Н 2 0 


25 


Ѵап’1 Ной, ІлсЫепзіеіп, ЗіІгішдзЬег. ргеизе. АкаД, стр. 234(1905) 

ЫаСІ + СаСІ 2 -6Н 2 0 


0,42 1 44,86 

0,78 

82,00 

1,2 | 133,1 

0,89 

745 




Авт. 




Ѵап’1 Ной, О’ Апз, ЗіІгипдзЬсг. ргеизз. АкаД, стр. 916 (1905); Шіегзисіі. ВИД 
огеап. ЗаІхаЪІад., стр. 305, 1912 


25 


0,13 


59,48 


0,32 


147,2 


0,5 239 

Авт. 


0,21 


418 


ЫаСІ+СаСІ 2 .2Н 2 0 


Т. Меуег, С. Ргиііоп, \Ѵ. ЫдЬЙооІ, 4. Ат. СЬет. 8ос., 71, 1237 (1949) 

ЫаСІ + ос СаС1 2 • 4Н 2 0 (ср. 2) 


35 

0,33 | 51,33 1 

— 

— 

1,05 

172,4 

0,61 

577 


Авт. | 


і і 

1 


1 



і, °С 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. о; 0 

ЛГ/1000 м Н 2 0 

вндек сы ! 

ЫаСІ 

СаС1 3 

2ШСІ 

СаС1 2 

2№СІ 

н 2 о 

1 

—25 

13,8 

11,2 

28,35 

24,25 

! 

53,9 

1900 

ЫаСІ • 2Н 2 0 + лёд 


7,4 

20,0 

15,7 

44,7 

26,0 

1655 

ЫаС1-2Н 2 0 


4,1 

25,0 

8,9 

57,25 

13,45 

1510 



1,3 

32,8 

3,05 

80,8 

3,65 

1190 

ЫаСІ • 2Н 2 0 СаС1 2 • 6Н а О 


0 

33,5 

0 

81,8 

0 

1220 

СаС1 2 • 6Н 2 0 

—5 

25,5 

0 

52,75 

0 

100 

1895 

ЫаСІ • 2Н 2 0 


20,8 

5,0 

43,2 

10,95 

79,8 

1845 



16,4 

10,0 

34,35 

22,05 

60,9 

1775 



12,3 

15,0 

26,1 

33,5 

43,8 

1680 



11,3 

16,5 

24,1 

37,1 

39,4 

1635 

ЫаСІ • 2Н 2 0 + ЫаСІ 


8,4- 

20,0 

18,1 

45,35 

28,5 

1575 

ЫаСІ 


4,9 

25,0 

10,8 

57,9 

15,7 

1455 



2,4 

30,0 

5,5 

72,05 

7,1 

1290 

н 


0,8 

35,9 

1,95 

92,05 

2,1 

1065 

ЫаСІ + СаС1 2 • 6Н 2 0 


0 

36,2 

0 

92,1 

0 

1085 

СаС1 2 • 6Н 2 0 

0 

26,30 

0 

55,0 

, 0 

100 

1820 

ЫаСІ 


21,2 

5,0 

44,3 

11,0 

80,1 

1810 



16,6 

10,0 

34,85 

22,1 

61,2 

1755 

и 


12,3 

15,0 

26,1 

33,5 

43,8 

1680 



8,4 

20,0 

18,1 

45,35 

28,5 

1575 

и 


4,9 

25,0 

10,8 

57,9 

15,7 

1455 



2,4 

30,0 

5,5 

72,05 

7,1 

1290 

}> 


0,9 

35,0 

2,2 

88,65 

2,4 

1100 

ѵ 


0,6 

36,9 

1,5 

95,85 

1,55 

1030 

ЫаСІ + СаСІ 2 • 6Н 2 0 


0 

37,2 

0 

96,15 

0 

1040 

СаСІз • 6Н 2 0 

25 

26,45 

0 

55,4 

0 

100 

1805 

ЫаСІ 


21,6 

5,0 , 

45,35 

11,05 

80,4 

1775 



17,0 

10,0 | 

35,9 

22,25 

61,75 

1720 



12,8 

15,0 

27,3 

33,7 

44,75 

1640 



8,9 

20,0 

19,3 

45,65 

29,7 

1540 



5,5 

25,0 

12,2 

58,4 

17,3 

1415 



3,0 

30,0 

6,9 

72,7 

8,65 

1255 

1! 


1,4 

35,0 

3,4 

89,3 

3,65 

1080 

„ 


0,7 

40,0 

1,8 

109,5 

1,6 

900 

» 


0.5 

44,65 

1,4 

132,0 

1,05 

750 

ЫаСІ + СаС1 2 • 6Н 2 0 


0 

44,9 

0 

132,3 

0 

755 

СаС1 2 • 6Н 2 0 

50 

26,8 

0 

56,4 

0 

100 

1775 

ЫаСІ 


22,2 

5,0 

47,0 

11,15 

80,8 

1720 



17,7 

10,0 

37,7 

22,45 

62,7 

1660 



13,5 

15,0 

29,1 

34,05 

46,1 

1585 



9,6 

20,0 

21,0 

46,1 

31,3 

1490 



6,2 

25,0 

13,9 

59,0 

19,05 

1370 

„ 


3,8 

30,0 

8,85 

73,55 

10,75 

1215 



2,0 

35,0 

4,9 

90,2 

5,15 

1050 

и 


1,2 

40,0 

3,15 

110,4 

2,8 

880 



0,8 

45,0 

2,3 

134,8 

1,7 

730 

і 

и 


278 


279 




N3', Са" || СГ 


N301— СаСІ 2 —Н а О 


N3', Са80, 


Ка^ЯО,—СаЯО,—Н 2 0 


Продолжение 


1 . “с 

Жидкая фаза 

Тверда* фаза 

вес. °/о 

М/1000 м н 2 о 

индексы 

ЫаСІ 

СаС1 2 

2ЫаС1 

СаС1 3 

2ЫаС1 

н 2 о 

50 

0,7 

50,0 

2,2 

164,6 

1,3 

600 

№С1 


0,6 

55,0 

2,1 

201,1 

1,05 

490 



0,6 

56,6 

2,15 

214,7 

1,0 

460 

ЫаС1 + Са’сі 2 -2Н 2 0 


0 

56,9 

0 

214,3 

0 

465 

СаС1 2 • 2Н,0 

75 

27,45 

0 

58,3 

0 

100 

1715 

Г&С1 


22,9 

5.0 

48,95 

11,25 

81,3 

1660 



18,5 

10,0 

39,9 

22,7 

63,75 

1600 



14,4 

15,0 

31,45 

34,5 

47,7 

1515 



10,5 

20,0 

23,3 

46,7 

33,3 

1430 

в 


7,2 

25,0 

16,4 

59,85 

•21,5 

1310 



4,65 

30,0 

11,0 

74,5 

12,85 

1170 



2,65 

35,0 

6,55 

91,1 

6,7 

1025 



1,7 

40,0 

4,5 

111,4 

3,9 

860 



1,15 

45,0 

3,3 

135,6 

2,4 

720 



1,0 

50,0 

3,15 

165,6 

1,85 

590 

в 


0,9 

55,0 

3,15 

202,4 

1,55 

485 



0,8 

58,4 

3,0 

232,3 

1,3 

425 

ЫаС1 + СаС1 2 -2Н 2 0 


0 

58,8 

0 

231,7 

0 

430 

СаС1 2 • 2Н 2 0 

100 

28,2 

0 

60,5 

0 

100 

1650 

N301 


23,8 

5,0 

51,55 

11,4 

81,9 

1590 

в 


19,4 

10,0 

42,35 

23,0 

64,8 

1530 



15,2 

15,0 

33,55 

34,9 

49,0 

1460 

м 


11,4 

20,0 

25,6 

47,3 | 

35,1 

1370 



8,1 

25,0 

18,65 

60,65 

23,5 

1260 



5,5 

30,0 

13,15 

75,5 

14,85 

ИЗО 



3,4 

35,0 

8,5 

92,2 

8,45 

995 



2,2 

40,0 

5,9 

112,3 

5,0 

845 



1,6 

45,0 

4,6 

136,8 

3,25 

710 



1,3 

50,0 

4,1 

166,6 

2,4 

585 



1,2 

55,0 

4,2 

203,8 

2,0 

480 



1,1 

60,2 

4,4 

252,5 

1,7 

390 

№С1 + СаС1 2 + 2Н 2 0 


0 

60,9 

0 

252,8 

0 

395 

СаСІ, • 2Н,0 

125 

29,0 

0 

62,95 

0 

100 

1590 

КаСІ 


24,6 

5,0 

53,85 

11,5 

82,4 

1530 

в 


20,3 

10,0 

44,9 

23,3 

65,85 

1465 



16,1 

15,0 

36,0 

35,35 

50,45 

1400 



12,3 

20,0 

28,0 

47,95 

36,85 

1315 



9,0 

25,0 

21,0 

61,5 

25,45 

1210 



6,4 

30,0 

15,5 

76,6 

16,8 

1085 



4,3 

35,0 

10.9 

93,0 

10,45 

955 



2,9 

40,0 

7,8 

113,7 

6,4 

825 



2,2 

45,0 

6,4 

138,3 

4,45 

695 



1,85 

50,0 

5,9 

168,6 

3,4 

575 



1,7 

55,0 

6,05 

206,2 

2,85 

470 



1,6 

60,0 

6,4 

253,6 

2,45 

385 



1,5 

62,8 

6,5 

285,5 

2,2 

340 

ИаСІ + СаС1 2 • 2Н. 2 0 


0 

63,8 

0 

286,1 

0 

350 

СаС1 2 • 2Н а О 



N8, Са"||80Г 

N 83804 —Са50 4 —Н 2 0 


Р. Сатегоп, А. 5еі<1е11, Р РЬуз. СЬет., 5, 650(1901) 





Жидкая фаза 




1, °С 

вес. 

°і'а 

г/л 

М/л 

а 

Твердая фаза 


N3,80, 

Са30 4 

Ыа 3 50, 

СаЗО, 

! 

Са30 4 

(выч.) 


22 

18,85 

0,218 

222,581 

2,578 

1.5773І 

0,0190 

1,181 

'ыа 2 8 0 4 • 10Н,О + Са80 4 • 2Н а О 
СаЗС >4 • 2Н а О 


16,72 

0,208 

193,80 

2,414 

1,37341 

0,0178 

1,159 


11,98 

0,197 

133,00 

2,185 

0,9425 

0,0162 

1,111 

в 


7,27 

0,174 

77,32 

1,841 

0,5480 

0,0136 

1,063 

н 


3,81 

0,152 

39,31 

1,569 

0,27861 

0,0116 

1,033 



1,62 

0,139 

16,36 

1,408 

0.П59І 

0,0104 

1,013 



1,37 

0,143 

13,82 

1,433 

0,0979! 

0,0106 

1,011 



0,277 

0,158 

2,771 

1,583 

0,0196 

0,0117 

1,002 

и 


0 

0,209 


2,084 

Аі 

ш. 

0,0154 

0,999 



Примечание. М. И, і=1— 6 недель (с периодическим перемешиванием). 
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. Сатегоп, Л. Вгеагеаіе, Л. РЬуз. СЬет., 8, 340 (1904 


Ыа‘, Са"|| 30," 


N8,30,—СаЗО*—Н а О 


N3’, Са-1| 50," 


Ыа 2 30,—СаЗО,—Н,0 



N82804—03804—1120 
Вагге, Апп. сЬіга. рііуз. (8), 24, 160—161 (1911) 

_ Жидкая фаза 

(, °С вес. °'о I м/ітм Н,Р индексы Твердая фаза 

Ыа 2 30,| Са30 4 1 На 2 30,| СаЗО, | Ыа,,30 4 | Н 2 0 

—0,5 4,57 0,134 6,08 0,186 97,0 15950 № 2 50 4 • ЮН..О + Са50 4 ■ 2Н,0 

5 (6,5) 0,154 8,83 0,218 97,6 11050 

8 (7,8) 0,162 10,75 0,233 97,9 9100 

14 11,20 0,186 16,03 0,278 98,3 6130 ’’ ” 

20 (16,0) 0,199 24,22 0,314 98.8 4080 ’’ ” 

25 21,35 0,207 34,52 0,349 99,0 2868 ’’ ’’ 

29.5 (28,0) 0,147 49,42 0,271 99,4 2012 № 2 50 4 ■ 10Н 2 О + № 2 50 4 ■ Са50 4 

32.5 33,62 0,060 64,27 0,120 99,8 1553 № 2 5 0 4 -1-№ 2 5 0 4 -Са5С>4 

40 (32.8) 0,057 61,96 0,112 99,8 1612 

50 31,90 0,054 59,45 0,105 99,8 1679 

70 (30,7) 0,046 56,22 о’,088 99,8 1776 

75 30,52 (0,044) 55,75 0,084 99,8 1791 

85 (30,2) 0,041 54,90 0,078 99,8 1827 

99 30,05 0,035 54,51 0,066 99,9 1832 

30.5 (29,7) 0,188 53,73 0,355 99,3 1848 N82804- ЮН 2 0 + 2№ 2 50 4 ■ 

• Са50 4 • 2Н 2 0 (мет.) 

32.5 (зз,б) 0,069 64,25 0,138 99,8 1553 № 2 50 4 + 2^ 2 8 0 4 ■ Са50 4 • 

• 2Н а О (мет.) 

40 (32,8) 0,070 61,97 0,138 99,8 1610 То же 

50 (31,9) 0,070 59,47 0,136 99,77 1678 

70 (30,7) 0,069 56,23 0,132 99,77 1774 

78 (30,4) 0,070 55,45 0,133 99,76 1799 

99 (30,0) 0,071 54,41 0,134 99,76 1833 

33 23,92 0,214 39,99 0,373 99,08 2477 № 2 50 4 -Са5С>4 + Са50 4 • 2Н 2 0 

40 22,76 0,219 37,47 0,376 99,01 2642 

50 21,12 (0,220) 34,05 0,370 98,93 2905 

70 17,63 0,213 27,22 0,343 98,76 3628 

75 16,85 (0,208) 25,76 0,332 98,73 3833 

83 15,94 (0,201) 24,11 0,317 98,70 4093 


13,48 0,183 

19,81 

0,281 98,60 

4978 

» 

ь 

27,53 — 

48,18 

- (100) 

2076 

2№ 2 5С>4- СаЗСЬ 

■ 2Н г О + Са50 4 




• 2Н 2 0 

(мет.) 

27,25 — 

47,51 

- (100) 

2105 

То 

же 

26,50 — 

45,72 

- (100) 

2187 

„ 


25,30 — 

42,95 

- (100) 

2328 

и 


23,99 — 

39,83 

- (100) 

2511 

а 


22,11 — 

36,00 

- (100) 

2778 

>; 



Авт. 


Примечание. М. И. 
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Ка’, Са"|| 30 4 " 


Ка,80 4 -€а50 4 —Н,0 


N3% Са"||80." 


Ка 2 3 0 4 —Са30 4 —1 і 2 0 


№ 2 80 4 —Са80 4 —Н 2 0 


Р. 81гаиЬ, Іпб. Ен^. СНега., 24, № 8, 917 (1932) 


1 , °с 

Жидкая фаза 

Твердая 

фаза 

и °с 

Жидкая фаза 

Твердая 

фаза 

вес 

“Іо 

ЛГ/10» г Н..О 

вес. “/о 

М/ 10» г Н,0 

Ыа 2 30 4 

СаЗО* 

Са” 

50" 

Ыа 2 30 4 

СаЗО* 

Са” 

зо" 

182 

0,0004 

0,0106 

0,78 

0,81 

Са80 4 

207 

0,1562 

0,0039] 

0,29 

11,30 

Са80 4 


0,0026 

0,0094 

0,69 

0,87 



0,2439 

0,0039 

0,29 

17,5 



0,0034 

0,0090 

0,66 

0,90 

ь 

244 

0,0003 

0,0034 

0,25 

0,27 



0,0136 

0,0072 

0,53 

1,49 

п 


0,0045 

0,0033 

0,24 

0,56 



0,0119 

0,0074 

0,54 

1,38 



0,0161 

0,0030 

0,22 

1,35 



0,0415 

0,0063 

0,46 

3,38 



0,0444 

0,0020 

0,15 

3,28 



0,1625 

0,0061 

0,45 

11,90 



0,1678 

0,0023 

0,17 

12,0 



0,1590 

0,0067 

0,49 

11,70 

п 


0,1829 

0,0027 

0,20 

13,1 



0.2420 

0,0057 

0,42 

17,50 

ѵ 


0,2494 

0,0027 

0,20 

17,8 



0,2466 

0,0068 

0,50 

17,90 

п 

316 

0,0036 

0,0011 

0,08 

0,33 


207 

0 

0,0056 

0,41 

0,41 



0,0118 

0,0015 

0,11 

0,94 



0,0349 

0,0038 

0,28 

2,74 



0,0146 

0,0005 

0,04 

1,07 



0,0400 

0,0038 

0,28 

3,10 



0,0487 

0,0003 

0,02 

3,45 



0,1544 

0,0043 

0,32 

11,20 

» 


0,2881 

0,0008 

0,06 

20 4 

0 




Авт. 





Лет. 



Примечание. М. И. (± 15”). т я 90 час. При установлении растворимости Са30 4 в воде 
имел место гидролиз: 8о" всегда было меньше Са . При высоких температурах в бомбах образо¬ 
вывался Ре(0Н)30 4 . 


N 82804 — Са80 4 —Н 2 0 


А. Ф. Сагайдачный, Л. К. Мордберг, ВНИИГ, 1933—1934 


Темпера- 

| Жидкая фаза | 


тура 

кипения 

вес. °/о | 

мі\тм н 2 о 

| индексы 

Твердая фаза 

°с 

Ыа 3 3 0 4 

СаЗО 4 

1 80 " 

Са” 

Ыа 2 3 0 4 | 

СаЗО, 

Ыа а 30 4 

н 2 о 


102,0 

25,56 

0,238 

15,45 

0,070 

43,69 

0,424 

99,0 

2265 



101,8 

15,81 

0,224 

10,85 

0,066 

23,88 

0,353 

98,5 

4125! 



101,7 

15,51 

0,306 

10,70 

0,090 

23,37 

0,481 

98,0 

4195 



101,5 

12,99 

0,306 

9,01 

0,090 

19,00 

0,467 

97,6 

5135 


? 

101,0 

12,26 

0,333 

8,53 

0,098 

17,79 

0,504 

97,2 

5465 



100,7 

7,31 

0,333 

5,18 

0,098 

10,04 

0,477 

95,4 

9510 



100,5 

6,67 

0,313 

4,73 

0,092 

9,09 

0,445 

95,3 

10480 



100,3 

2,45 

0,150 

1,77 

0,044 

3,19 

0,204 

94,0 

29460 

Са80 4 • 2Н а О 

2,08 

0,133 

1,50 

0,039 

2,70 

0,180 

93,8 

34720: 


100,2 

0,66 

0,119 

0,53 

0,035 

0,844 

0,159 

84,1 

99700 


100,0 

0 

0,16 

0,11 

0,46 

0 

0,212 

0 

471700 

0 


Авт. 

1 






Примечание. Метод — эбулиоскопический. т = 5—8 час. Применялись зёрна гипса разме¬ 
ром 0,02 мм. Анализ жидкой фазы: Са" определялся титрованным раствором соды; при определении 
80^ предварительно отделялся Са в виде СаС0 3 . По указаниям авторов гипсовые растворы 
обычно ие достигали стабильного равновесия. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 


N8’, Са"|| 80 ( 


N< 1,8 О,—Са 80,—11_0 



288 


Ма‘, ОТ || СО/ 


Ыа а СО„— СаС0 3 —1 І а О 


N3', Са"|С0 3 

ІѴа 2 С0 3 — СаС0 3 —НоО 

Р. \Ѵе§9сЬеМег, Н. ХѴаІІег, МопаІзЬ. {. СЬегаіе, 28, 633—634 и 646—661 (1907) 


Твердая фаза 




Жидкая фаза 



(, °с 

вес. 

Ыа*СО : , 

зкв Ка„СО ;і /л | 

а 

Время 

сутки 

И 

12,2 

2,648 

1,15 

120—165 


8,0 

1,640 

1,091 

21 


4,3 

0,860 

1,048 

21 

40 

10,3 

2,14 

— 

— 

00 

18,5 

4,101 

1,177 

14 


17,2 

3,77 

1,162 

14 


15,85 

■ 3,43 

1,147 

32 


16,2 

3,52 

1,151 

8 


12,3 

2,57 

1,106 

4 

80 

31,1 

7,70 

1,311 

8 


20,1 

4,47 

1,181 

10 


19,8 

4,39 

1,177 

2 


8,4 

1,66 

1,053 

2 


Ыа 2 С0 3 • СаС0 3 • 5Н а О (ср. 2) 
^а 2 0О 3 • СаС0 3 • 5И 2 0 
Ыа 2 С0 3 - СаС0 3 - 5Н.,0 + СаСОд (ср. 2) 
Nа 2 0О 3 * СаС0 3 • 2Н 2 0 СаС0 3 
Ыа 2 0О 3 • СаС0 3 • 2Н а О 
Ыа 2 С0 3 - СаС0 3 - 2Н.О + СаСО э (ср. 3) 
Ыа,С0 3 • СаС0 3 "2Н 2 0 + СаСО :і 
СаС0 3 “ 

Ыа 3 С0 3 • СаС0 3 • 2И 2 0 
Ыа 2 С0 3 • СаС0 3 • 2Н 2 0 + СаОО ; , 
СаС0 3 


Примечание. М. И. (±0,5° при 11° и ±0,2 —0,3° при 60—80°). Вместо СаСО а возможно 
такое соединение: .ѵ Ыа,С0 3 -у СаС0 3 - г Н 2 0, где х < у. Приводятся только наиболее характерные 
данные. 

ІѴа 2 С0 3 -СаС0 3 — Н 2 0 

С. Вигу, Р. РесМ, 1. СЬега. 5ос„ стр. 1161—1162 (1933) 


Жидкая фаза 
вес. “> 

N а .(20 , I СаС0 3 


Твердая фаза 


Ыа 2 С0 3 - СаС0 3 • 5Н 2 0 (мет.) 

№ 2 С0 3 - 10Н 2 0 + № 2 С0 3 -СаС0 8 -5Н 2 0 
N30003 • 10Н 2 О Ыа 2 0О 3 • СаС0 3 • 5Н 2 0 + СаСО ;і 
СаС0 3 

Ыа 2 0О 3 • СаСОз • 5Н г О + 0аСО 3 
N 3,003 • 10Н 2 О + N 3,003 • СаС0 3 - 2Н,0 + СаСОд 


19 Зак. 331. 


289 



Ыа\ Са" || СО." 


^а а СО э —СаСОз—к а 6 


Продолжение 


Жидкая фаза 
вес. о/о 

Ыа 2 СО., I СаС0 3 


Твердая фаза 



7,0 

5! 

37,3 

(33,0) 

Ч 

о 

37,5 

32,97 

а 


32,68 

о 


31,37 

2 


21,48 

ч 


32,43 



20,53 



18,14 

-з 

39 

27,35 

аз 


25,73 

о 


21,26 

0 

40 

(21,7) 


45 

32,46 



22,18 



11,40 


55 

23,07 


65 

24,02 


75 

24,93 


85 

25,87 


95 

26,81 


103,2 

(27,5) 



Ыа 3 С0 3 • 10Н 2 О + ЫаХ0 3 • СаС0 3 • 5Н,0 
Ка 2 С0 3 ХаС0 3 -2Н 2 0 (мет.) 
Ыа 3 С0 3 -СаС0 3 -2Н 2 0 + СаС0 3 (мет.) 

Ма 2 С0 3 • СаС0 3 • 5Н 2 0 
Ма 2 С0 3 • СаС0 3 • 5Н а О + СаС0 3 
СаС0 3 (мет.) 

СаС0 3 

Ыа 2 С0 3 -СаСО 3 -2Н 3 О (мет.) 
ЫаХ0 3 -СаС0 3 -2Н 2 0 + СаС0 3 (мет.) 
Ма 2 СО 3 -СаСО 3 -5Н 2 0 
Ма 2 СО,г СаС0 3 • 5НХ + СаС0 3 
СаС0 3 (мет.) 

СаС0 3 

Ыа 2 С0 3 • 7Н 2 0 + Ма 2 С0 3 • СаС0 3 • 5Н,0 
Ыа 2 С0 3 • СаС0 3 • 5Н 2 0 + СаС0 3 
СаС0 3 

МаХО 3 -Н 2 0+На 3 СО 3 ХаСО 3 -5Н 2 О+Ыа 2 СО 3 ХаСО 3 -2Н 2 О 

Ма 2 С0 3 + ЫаХ0 3 • СаС0 3 • 2Н 3 0 
N а 2 С0 3 • СаС0 3 • 2Н 2 0 
Ыа 2 С0 3 -СаС0 3 -2НХ> (мет.) 

Ыа 2 С0 3 • СаС0 3 • 2Н 2 0 + СаС0 3 (мет.) 

Ыа 2 С0 3 • СаС0 3 ■ 2Н 3 0 + Ыа 2 С0 3 • СаС0 3 • 5Н 2 0 
N 3 X 03 • СаС0 3 • 5Н 2 0 + СаС0 3 
СаС0 3 

Ма 2 С0 3 • СаС0 3 • 2Н 3 0 

ЫаХ0 3 • СаС0 3 • 2Н а О + ЫаХ0 3 • СаС0 3 • 5Н 2 0 
Ыа 2 С0 3 • СаС0 3 • 5Н 2 0 СаС0 3 
Ма 2 0О 3 ■ СаС0 3 • 2Н а О + Ыа 2 С0 3 • СаС0 3 • 2Н а О + СаС0 3 
N а 2 С0 3 • Н 2 0 N а 2 С0 3 • СаС0 3 • 2Н 3 0 
Ыа 2 С0 3 ■ СаС0 3 • 2Н 2 0 + СаС0 3 
СаС0 3 

N а 2 С0 3 • СаС0 3 • 2Н а О СаС0 3 


Примечание. М. И. е от 3 суток при 55—95“ до 7—14 суток при 15—45°. Анализ твердой 
фазы: кии. 


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 


Ка\ Са :і д СО/ 


Ма а Сб а —СаСб а -Н 2 о 



19* 


291 


зано 



2 93 


Продолжение 


ю 

о 

ю 


и °с 


( 0 ) 


13 


100 


Жидкая 


Ыа 2 С0 з СаС0 3 


г/100 г Н 2 0 


Ыа 2 СОз 


СаС0 3 


Ыа-СО, 


СаСОз 


Ж/л 


Ка 2 С0, I СаС0 3 


а 

(выч.) 


Твердая фаза 


Р. ОоШе, СЬега. 2і%., 39, № 48, 306 (1915) [т —около суток] 


0,264 

0,0008 

0,265 1 

0,00079 

— 

— 

— 

— 


(СаСО а ) 

0,106 

0,0013 

0,106 

0,0013 

— 

— 

— 

— 

— 

» 

0,053 

0,0015 

0,053 

0,0015 

— 

— 

— 

— 

— 

4 ! 

0 

0,0031 

0 

0,0031 

— 

— 

— 

— 

— 

* і 



Авт. 






і 

1 


II. Рга(о1оп§о, АШ геаіе ассай. Ілпсеі (6), І, 242 (1925) 


13,17 

0 

— 

— 

150 

0 

— 

— 

1,139 

1Ѵа 3 С0 3 - 10Н,О 1 

4,72 

0,0005 

— 

— 

50 

0,005 

— 

— 

1,059 

ХаХОо • СаС0 3 - 5Н 2 0 і 

0,99 

0,0007 

— 

— 

10 

0,007 

' — 

— 

1,010 

С.аС.О;; | 

0 

0,0013 

— 

— 

0 

0,013 

— 

— 

0,999 

, і 





Авт. 




' 

: 



Л. Ьекк, 2. апаі. СЬега., 87, 417 (1932) [М. И., 

г = 2,5 часа] 

0,276 

0,0001 

— 

— 

' 2,65 

0,0010 

0,0250 

0,00001 

0,961 

(СаСО а ) 

0,031 

0,0002 

— 

— 

0,30 

0,0015 

0,00275 

0,000015 

0,958 

,, 

0 

0,0039 

— 


0 

0,0375 

0 

0,000375 

0,958 

* 







Авт. 




Примечание. Данные по растворимости СаС0 3 в растворах Ка 2 СО а при 29- 30° см.: Н. М. Страхов, Труды Института геологических наук 
АН СССР, вып. 124, геолог, сер. (№ 45), 20 (1951). 


Ыа, Са”|| ОН' 
ІѴаОН— Са(ОН).,—Н,0 


А. Апзеіше, Виіі. 5ос. сЫга. (3), 29, 938 (1903) 


1 , °с 

Жидкая фаза і 

Твердая фаза 

вес. О'о ] 

г/л | 

й 

(выч.) 

ЫаОН 

Са(ОН) 2 

КаОН і 

I СаО 

20 

1,96 

0,0026 

20,00 

0,020 

1,020 

Са(ОН), 


0,794 

0,0144 

8,00 

0,110 

1,007 



0,498 

0,0237 

5.00 

0,180 

1,004 



0,266 

0,0515 

2,666 

0,390 

1,001 



0,160 

0,0753 

1,60 

0,570 

1,000 



0,040 

0,124 

0,40 

0,940 

0,999 



0 

0,155 

0,00 

1,170 

0,999 


50 

1,98 

Следы 

20,00 

Следы 

1,009 



0,802 

0,0026 

8,00 

0,020 

0,997 



0.503 

0,0079 

5,00 

0,060 

0,994 



0,269 

0,0267 

2,666 

0,200 

0,991 



0,162 

0,0468 

1,60 

0.350 

0,990 



0,040 

0,0869 

0,40 

0,650 

0,988 



0 

0,1177 

0,00 

0,880 

0,988 


70 

2,00 

0 

20,00 

0,00 

0,999 



0,810 

0,0013 

8,00 

0,010 

0,988 



0,509 

0,0054 

5,00 

0,040 

0,983 



0,271 

0,0148 

2,666 

0,110 

0,981 



0,163 

0,0304 

1,60 

0,225 

0,980 



0,041 

0,0716 

0,40 

0,530 

0,978 



0 

0,1012 

0,00 

0,750 

0,978 


100 

2,04 

0 

20,00 

0,00 

0,980 



0,827 

Следы 

8,00 

Следы 

0,968 



0,519 

0,0014 

5,00 

0,010 

0,964 



0,277 

0,0069 

2,666 

0,050 

0,962 



0,167 

0,0193 

1,60 

0,140 

0,960 



0,042 

0,0482 

0,40 

0,350 

0,959 



0 

0,0745 

0 

0,540 

0,958 

» 




1 Авт . 




Примечание. М. И. (± 1°). т=4 часа. 


N8011—Са(ОН) 3 —Н 2 0 


О. Войіапйег, 2. ап§. Сііега., 18, 1138 (1905) 



1 


Жидкая фаза 



Твердая 

фаза 

і, °С 

| вес. «(о ! 

1 г/л 

Ж/л | 

й 

ЫаОН 

Са(ОН) 2 

ЫаОН 

|Са(ОН) 2 

ЫаОНІ Са(ОН) 3 

(выч.) 

50 

0,802 

0,0027 

8,00 

0,027 

0,2 

0,00036 

0,997 

Са(ОН) 2 


0,503 

0,0082 

5,00 

0,082 

0,125 

0,00110 

0,994 



0,266 

0,0269 

2,64 

0,267 

0,066 

0,0036 

0,991 

в 


0,162 

0,0464 

1,60 

0,459 

0,04 

0,0062 

0,990 



0,040 

0,0870 

0,40 

0,860 

0,01 

0,0116 

0,989 



0 

0,1170 

0 

1,163 

0 

А 

0,0157 

вт . 

0,989 

» 


Примечание. Методика не описана. 


ІѴаОН— Са(ОН) 2 —Н 2 0 


А. ХѴгі^Ьі, Н. Азкеѵѵ, Тгапз. апй Ргос., Ыеѵѵ 2еа1. Іпзі., 
60, 267 (1929) 


і, °С 

| Жидкая фаза 

Твердая 

фаза 

1 вес. « о 

! г/л 

1 М(л 

й 

(выч.) 

НаОН|Са(ОН) 3 

^он 

| СаО 

I ^ т аОН , 

|Са(ОН) 2 

13 

4,75 

0,057 

50,0 

0,45 

1,250 

0,0080 

1,052 

Са(ОН) 2 


2,40 

0,021 

24,6 

0,16 

0,616 

0,0030 

1,027 



1,58 

0,014 

16,1 

0,11 

0,403 

0,0020 

1,017 



1,13 

0,017 

11,4 

0,13 

0,285 

0,0023 

1,012 



0,57 

0,036 

5,7 

0,28 

0,143 

0,0050 

1,007 



0,30 

0,054 

3,0 

0,41 

0,076 

0,0072 

1,003 



0,15 

0,096 

1,5 

0,73 

0,037 

0,0130 

1,001 



0 

0,164 

0 

1,24 

0 

0,0222 

0,999 

» 





Авт. 





Примечание. М. И. т=1 день (с перемешиванием). Содержа¬ 
ние Са(ОН) 2 в растворах определялось из данных титрования щелочности 
растворов ЫаОН с Са(ОН) 2 и без него. 


Ма', Са" |100 3 " Ма 2 С0 3 — СаСО,—Н,0 Я Ыа\ Са" || ОН' __ НаОН—Са(ОН),—Н,0 



Ыа', 8г" || 80, 


ЫааЗО*—8г50.—Н,0 


Ыа\ Ва" || СГ 


ЫаСІ — ВаСІ, —Н,0 


ЫаОН—Са(ОН) 2 —Н 2 0 

О. ОаІІо, Апп. сЬіш. арріісаіа, 
25, 624 (1935) 




Жидкая фаза 

.1 


і, °С 

вес. “(о 

| г/І00 г Н 2 0 

Твердая 

фаза 


ЫаОН 

Са(ОН), 

КаОН 

СаО 

20 

2,00 

0,002 

2,04 

0,002 

Са(ОН) 2 


0,80 

0,011 

0,81 

0,011 


0,50 

0,018 1 

0,50 

0,018 

,, 


0,16 

0,057 

0.16 

0,057 



0,04 

“Л,094 

0,04 

0,094 



0 

Авт. 

0,126 

0 

0,126 

Авт. 

V 


Примечание. Методика 

не описана. 


ЫаОН—Са(ОН) 2 —Н 2 0 


Р. Меске, 2егаепІ, 24, № 48, 765 
(1935) 


1 , °с 

| Жидкая фаза 

Твердая 

фаза 

вес. °'о 

| г/л | 

N8011 

Са(ОН) 2 

ЫаОН 

Са(ОН), 

18 

і 

0,02 


0,21 

Са(ОН) 2 


0 

0,14 

— 

1,40 

0 


' 



'-и-- 



Авт. 



Авт. 



Примечание. т = 10 мии. (?) 


N3, 8г"||Р' 

ЫаР— 8гР 2 —Н 2 0 

Ш. Т. Талипов, В. А. Хадеев, ЖОХ, 20, вып. 5, 787 (1950) 


1 , °с 

Жидкая фаза 

Твердая 

фаза 

вес. °|0 

г(л 

М/л 

ЫаР 

ЗгР, 

ЫаР 

5гР, 

КаР 

ЗГР; 

25 

460 • ІО -4 

6,3- ІО” 4 

0,460 

0,0063 

1,096-10” 5 

5,0-10” 5 

5гР 2 


419 -10“ 4 

7,5- ІО” 4 

0,419 

0,0075 

9,978- Ю” 3 

6,0-10” 5 

я 


377• ІО” 4 

8,0-10“ 4 

0,377 

0,0080 

8,982- 10” 3 

6,4-ІО” 5 

» 


335-Ю' 4 

8,3- ІО” 4 

0,335 

0,0083 

7,980-10“ 3 

6,6- ІО” 5 

п 


293 • ІО” 4 

11,7- ІО” 4 

0,293 

0,0117 

6,982- ІО” 3 

9,3-10” 5 

и 


251 ■ Ю” 4 

14,9- ІО” 4 

0,251 

0,0149 

5,985- ІО” 3 

1,19- ІО -4 



209• ІО” 4 

17,6- ІО” 4 

0,209 

0,0176 

4,987 -10“ 3 

1,40- ІО” 4 

V 


168-10 -4 

25,1 • ІО' 4 

0,168 

0,0251 

3,990 • ІО” 3 

2,00-10” 4 

0 


145• ІО” 4 

31,8- ІО” 4 

0,145 

0 0318 

3,447- ІО” 3 

2,53 -ІО” 4 



ОО 

СО 

ОО 

о 

1 

56,7- ІО” 4 

0,0838 

0,0567 

1,995 • ІО” 3 

4,51 • 10 4 

0 


41,9- ІО” 4 

81,7-10” 4 

0,0419 

0,0817 

9,974- ІО” 4 

6,50-10 

4 

„ 


0 

121 • 10’ 4 

0 

0,121 

0 

9,62-10 

” 






Авт. 



Примечание. М. И. (±0,1°). т от 2-3 суток до 2 месяцев. Внутренняя часть стеклянных 
сосудов парафинировалась. Анализ жидкой фазы: 5гР,—осаждением Зг в виде карбоната с после¬ 
дующим титрованием, ЫаР — сульфатным методом. Анализ твердой фазы: М. О. 


N3', 5г"! ЗОГ 

ІѴа 2 80 4 —8г80 4 —Н 2 0 

М. Вагге, Апп. сЬіш. рЬуэ. (8), 24, 178—180 (1911) 

В дайной системе двойные соли не обнаружены. В присутствии 5г50 4 
(<(0,01%) растворимость № 2 50 4 такая же, как и в воде. 


N3’, Вз"||Р' 


ЫаР—ВаР 2 —Н 2 0 


III. Т. Талипов, В. А. Хадеев, ЖОХ, 20, вып. 5, 781 (1950) 


1, °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаз 

вес 

°і 0 

г/л 

М/л 

а 

(выч.) 

ЫаР 

Ва*, 

ЫаР 

ВаР, 

ЫаР 

Ва" 3 

25 

2,47 

0,0027 

25,33 

0.028 

6,03 - ІО”, 1 

1,6 - 

10“ 4 

1,025 

ВаР 3 


1,75 

0,0046 

17,77 

0,047 

4,23 -10” 1 

2,7 - 

Ю” 4 

1,017 



1,28 

0,0053 

12.92 

0,054 

3,076-10” 

3,1 • 

ІО” 4 

2,012 



1,07 

0,0067 

10,76 

0,068 

2,563-10” 1 

3,9 • 

ІО” 4 

1,010 



0.854 

0,0073 

8,61.0 

0,074 

2,050 - 10” 1 

4,2 • 

іо-* 

1,008 



0,635 

0.0087 

6,388 

0,088 

1,521 - 10” 1 

5,0 • 

ІО” 4 

1,006 



0,428 

0,0141 

4,297 

0.142 

1,023-10” 1 

8,1 • 

ІО” 4 

1,004 



0,221 

0.0248 

2,218 

0,249 

5.281 - ІО” 2 

1,42- 

ІО” 3 

1,002 



0,210 

0,0287 

2,108 

0,288 

5.020- 10” 2 

1.64- 

10“ 3 

1,002 



0.164 

0.0365 

1,639 

0,365 

3,902 - ІО” 2 

2,08- 

ІО” 3 

1,001 



0,140 

0,0414 

1,403 

0,414 

3,340- ІО” 2 

2,36- 

ІО” 3 

1,001 



0,107 

0,0595 

1,067 

0,596 

2,541 - ІО” 2 

3,40- 

ІО” 3 

1,001 



0,0814 

.0,0700 

0,815 

0,701 

1,941 - ІО” 2 

4.00- 

ІО” 3 

1,001 



0,0424 

0.106 

0.424 

1,059 

1,010-10“ 2 

6,04- 

ІО” 3 

1,001 



0,0235 

0,125 

0,235 

1,250 

5,601 - ІО” 3 

7,13- 

ІО” 3 

1,001 



0,0042 

0,153 

0,0424 

1,536 

1,010- ІО” 3 

8,76- 

Ю” 3 

1,001 



0,0022 

0,156 

0,0215 

1,559 

5,112- ІО” 4 

8,89- 

ІО” 3 

1,001 



0,0004 

0,159 

0,0044 

1,587 

1,051 • ІО” 4 

9,05- 

Ю” 3 

1,001 



0 

0,162 

0 

1,619 

0 

9,23- 

ІО” 3 

1,001 

п 






Авт. 





Примечание. М. И. (± 0,1°). т от 10—12 час. до 2 месяцев. Внутренняя часть стеклянных 
сосудов парафинировалась. Анализ проб — на обе соли путем перевода их в сульфаты, определения 
суммарного веса сульфатов и отдельно Ва30 4 . Анализ твердой фавы: М. О. 

N3’, Вз”! СГ 

№С1— ВаСІ, —Н 2 0 


Н. РгесЬі, В. ХѴіиіеп, Вег., 14, 1674—1675 (1881) 




Жидкая фаза 



и °с 

вес. °|о | 

| г/ ЮО г Н.О 

Твердая фаза 


ЫаСІ | 

ВаСІ, 

ЫаСІ 

ВаС1 2 і 


10 

24.80 

2,5 

33,9 

4,1 

ЫаСІ + ВаСІ 2 -2Н,0 


7,40 

16.2 

9,8 

21,2 

ВаСІ 2 • 2Н г О 


0 

25,0 

— 

— 


20 

24,5 

3,0 

33,8 

4,1 

^С1 + ВаСІ 2 -2Н 2 0 


7,33 

17,4 

— 

23,1 

ВаС1 2 • 2Н 2 0 


0 

26,4 

— 

— 


30 

24,3 

3,6 

33,7 

5,0 

N аСІ ВаСІ 2 • 2Н 2 0 


7,26 

18,7 

— 

25,2 

ВаС1 2 • 2Н 2 0 


0 

27,7 

- 1 

— 


40 

24,0 

4,5 

33,6 

6,3 

ЫаС1 + ВаСІ 2 -2Н 2 0 


7,18 

20,1 

— 

27,6 

ВаСІ, • 2Н,0 


0 

29,0 

— 

— 


50 

23,7 

5,5 

33,5 

7,9 

ЫаСІ + ВаСІ, • 2Н 2 0 


7,10 

21,5 

— 

30,1 

ВаСІ 2 • 2Н 2 0 


0 

30,3 

Аі 

іт. 

-- 

0 
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Ыа\ Ва" [| С1' 


ЫаС!—ВаС1 2 —Н г 0 


Ыа\ Ва" || ОН' 


ЫаОН—Ва (ОН) 2 —Н 2 0 


Продолжение 




Жидкая фаза 



1 , °с 

вес 

( ’,о 

г/100 

г н 2 о 

Твердая фаза 


N301 

| ВаСІ 2 

ЫаСІ | 

ВаСі, 


60 

23,4 

6,7 

33,5 

9,7 

ШС1 + ВаСІ 2 -2Н 2 0 


6,95 

23,0 

— 

32,9 

ВаС1 2 • 2Н 2 0 


0 

31,6 

— 

— 


70 

23,1 

8,1 

33,6 

11,7 

ИаСІ 4- ВаС1 2 • 2Н г О 


6,70 

24,6 

— і 

35,9 

ВаСІ 2 - 2Н г О 


0 

33,0 

0 

— 

п 

80 

22,8 

9,4 

33,6 

13,9 

№С1 + ВаС1 2 .2Н 2 0 


6,50 

26,3 

— 

39,1 

ВаС1 2 • 2Н г О 


0 

34,3 

— 

— 


90 

22,5 

10,6 

33,6 

15,9 

N аСІ + ВаС1 2 • 2Н а О 


6,30 

27,9 

— 

42,4 

ВаС1 2 - 2Н а О 


0 

35,7 

— 

— 


100 

22,2 

11,8 

33,6 

17,9 

N3014- ВаС1 2 -2Н 2 0 


0 

37,0 

0 

— 

ВаС1 2 • 2Н г О 



Авт. 




Примечание. М. И. с применением для /=0—7^>° охлаждения горячих, близких к насы¬ 
щению растворов до температуры опыта. тяЮ мин. Растворы периодически перемешивались. 


N301—ВаС1 2 — Н 2 0 

Р. ЗсЬгеіпешакегэ, Ѵ7. йе Вааі, 2. 
рііуз. СЬет., 65, 588 (1909) 


и °с : 

Жидкая фаза 
вес. °!о 

ЫаСІ | ВаСь 

Твердая фаза 

30 

26,47 

0 

ШС1 


25,28 

2,28 



23,84 

3,79 

ШС1 + ВаС1 2 - 




• 2Н ? 0 (ср. 3) 


20,25 

5,76 

ВаС1 2 • 2Н а О 


17,89 

8,19 



13,39 

12,25 



10,06 

15,83 



5,39 

20,93 

п 


2,76 

24,24 



0 

27,6 

» 


Авт. \ 



Примечание. М. И. Анализ твердой фазы: 
М. О. 


№С1— ВаСІ 2 — Н 2 0 
А. Ріпсііау, Л. СгиіскэЬаик, 1 
СЬет. Зое., стр. 316—317 (1926) 


(. “С 

Жидкая фаза 
вес. о|о 

ЫаСІ | ВаС1 2 

Твердая фаза 

20 

26,40 

0 

N301 


25,28 

1,65 



24,59 

3,07 

№С1 4- ВаСІ 2 • 




• 2Н 2 0 


21,23 

4,17 

ВаС1 2 • 2Н 2 0 


18,52 

6,51 



14,50 

10,04 



9,54 

14,99 



7,80 

16,89 



0 

26,32 

я 


Авт. 



Примечание. Методика не описана. 


N301— ВзС1 2 — н а о 

С. сіі Сариа, А. Вегіоиі, Оагг. сЫт. ііаі., 58, 250 (1928) 


І 

°С 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

і 

°С 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. о;о 

вес. о|о 


| N801 

| ВаС1 2 



1 ЫаСІ 

| ВаС1 2 

20 

1 2.>,5 

0 

ЫаСІ 

20 

14,56 

I 18,35 

ВаС1,-2Н а О 


23,51 

4,26 

„ 


12,00 

18,86 

1 * 2 


22,01 

8,51 

„ 


8,00 

20,89 



20,32 

10,32 

„ 


4,03 

21.32 

я 


19,53 

15,79 

п 


0 

22,34 

п 


16,50 

18,16 

ВаС1 2 -2Н 2 0 






Авт. | 



| Авт . | 



Примечание. М. И. Анализ жидкой фааы: СР —по Мору, Ва" —в виде ВаЗО,, N8’—по 
разности. Анализ твердой фазы не производился. 


N301— ВзС1 2 — Н 2 0 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 



| Жидкая фаза 


(, °С 

вес. °(о 

г/100 г Н,0 

Твердая фаза 


ЫаСІ | ВаС1 2 

ЫаСІ | ВаСі 2 



В. Кагзіеп, РЫІозорЬіе йег СЬетіе, стр. 88—171, 1843 (по ЗсійеИ’у) 


17 


24,89 


2,96 


34,5 


4,1 


N аСІ -(- ВаСі 2 • 2Н 2 0 


19,4 | 24,9 | 2,8 


Авт, 


Аат. \ 

Р. Кіійог», Вег., 18, 1161 (1885) 

ИаС1+ ВаСІо-гн.О (ср. 3) ' 


N3', Ва" || ОН' 


N308— Ва(0Н) 2 -Н 2 0 

Р. ЗсЬгеіпетакегз, 2. рііуз. СЬет., 68, 84 (1909) 


і,° С 

| Жидкая фаза 

Твердая фаза 

ЫаОН 

вес. °І о 

| Ва(ОН) 2 | Ыа 2 0 

| ВаО 

30 

54,21 

0 

42 

0 

N8014 • И 2 0 


53,03 

0,64 

41,09 

0,57 

N3014 • Н.,0 + Ва(ОН) 2 • Н 2 0 


44,81 

0,66 

34,72 

0,59 

Ва(ОН), • Н 2 0 


41,45 

0,92 

32,12 

0,82 



37,74 

1,50 

29,24 

1,34 

Ва(ОН)., • 11,0 + Ва(ОН)., • ЗН..О 


36,69 

1,77 

28,43 

1,58 

Ва(ОН) 2 • ЗН 2 0 


35,78 

1,96 

27,72 

1,75 

я 


33,74 

2,06 

26,14 

1,84 



31,79 

2,09 

24,63 

1,87 

Ва(ОН)„ • ЗН.,0 + Ва(ОН), • 8Н,0 


30,05 

1,18 

23,28 

1,06 

Ва(ОН) 2 • 8Н а О 


23,06 

0,53 

17,87 

0,47 

я 


15,00 

0,59 

11,62 

0,53 

„ 


12,43 

0,64 

9,63 

0,57 

„ 


8,30 

0,99 

6,43 

0,89 

и 


6,17 

1,44 

і 4,78 

1,29 



0 

5,58 

0 

4,99 

я 




Авт. I 



П р н м е ч а н ѵі е. Методика не описана. 


№ОН—Ва(ОН) 2 —П 2 0 

3. М. Ысаіс, V/. А. 31пп§{е1Іоѵѵ, Тгапз. Рагай. Зое. 28, 766 (1932) 


1 . °с 

| Жидкая фаза 

Твердая фаза 

| вес. о.о 

1 

Л 

Л 

М/л 

| Ва(ОН)., 

а 

(выч.) 

ЫаОН 

| Ва(ОН),, 

1 ЫаОН | Ва(ОН) 2 

ЫаОН 

25 

6,77 

1,33 

73,49 

14,40 

1,837 

0,084 

1,086 

Ва(ОН) 2 

| 

4,61 

1,94 

49,21 

20,74 

1,230 

0,121 

1,068 

Я 

! 

3,45 

2,78 

36,71 

29,60 

0,9177 

0,1727 

1 064 



2,31 

3,94 

24,54 

41,90 

0,6135 

0,2445 

1,064 



1,66 

4,90 

17,67 

52,31 

0,4417 

0,3052 

1,067 

„ 


0 

8,62 

0 

93,74 

0 

0,547 

1,087 

» 




1 


Авт. 




Примечание. М. И. (±0,05°). т —несколько часов. Анализ жидкой фазы: титрование ра¬ 
створа ЫаОН до и после растворения в нем Ва(ОГІ).,. Анализ твердой фазы не производился. 
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К’II Р', сг 


кр— ксі— н,о 


К-цСГ, Вг' 


ксі— квг— н 2 о 


N8011—63(011)2—Н 2 0 

К. ЗсЬоШег, к. РаІзсЬ, 2. апог&. СЬега., 222, 139 (1935) 


1 , °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. °| 0 

1 г ! л 

М,'л 

ЫаОН 

а 

(выч.) 

ЫаОН 

Ва(ОН) 2 

ЫаОН 

| ВаО 

20 

50.2 

0,47 

773 

6,45 

19,4 

1,538 

Ва(ОН) 2 * Н 2 0 


49,8 

0,47 

764 

6,38 

19,2 

1,533 



49,2 

0,47 

752 

6,41 

18,9 

1,527 



45,3 

0,51 

677 

6,75 

17,0 

1,493 

Ва(ОН) 2 • 1,5Н 2 0 


44,3 

0,54 

656 

7,14 

16,5 

1,482 



40,7 

0,83 

590 

10,81 

14,9 

1,451 



40,4 

0,85 

586 

11,02 

14,8 

1,449 



38,5 

1,16 

552 

14,94 

14,0 

1,434 



37,6 

1,21 

536 

15,43 

13,6 

1,425 

Ва(0Н) 2 -4Н 2 0 


34,5 

1,35 

482,5 

16,87 

12,25 

1397 



33,5 

1,29 

464,5 

15,98 

11,78 

1,386 

Ва(ОН) 2 • 8Н 2 0 


33,3 

1,07 

460 

13,17 

11,64 

1,380 



32,6 

0,87 

446,5 

10,64 

11,28 

1,369 



32,2 

0,79 

439 

9,66 

11,07 

1,364 



29,6 

0,46 

394 

5,53 

9,9 

1,331 



27,9 

0,33 

365 

3,86 

9,17 

1,310 



24,7 

0,24 

316 

2,74 

7,92 

1,276 



22,3 

0,22 

279 

2,44 

7,00 

1,250 



18,8 

0,22 

227 

2,41 

5,70 

1,210 



15,5 

0,24 

182 

2,47 

4,57 

1,172 



13,0 

0,28 

149,5 

2,92 

3,75 

1 146 



11,2 

0,32 

127 

3,28 

3,19 

1,127 



8,4 

0,45 

92 

4,43 

2,31 

1,096 



6,6 

0,57 

71,6 

5,49 

1,80 

1,078 



5,0 

0,74 

53,2 

7,06 

1,34 

1,061 



3,7 

1,00 

38,4 

9,42 

0,97 

1,048 



2,1 

1,59 

22,0 

14,73 

0,56 

1,032 



0 

3,75 

0 

34,70 

0 

1,035 

„ 





Авт . 




Примечание. М. И. (± 0,02°). т=7—И суток. Анализ жидкой фазы: ОН / — тгітроганием 
Ва" —в виде ВаЗО., N а' -- по разности. Анализ твердой фазы: М. О. и хим. 


К’ЦР', сг 
КР— ксі— Н 2 0 

А. N. и А. 3. СашрЬеІІ, Тгапз. Рагаб. 5ос., 35, 243 (1939) 


/, °с 

| Жидкая фага 

| Твердая фаза 

1 вес. о,о 

О 

о 

г НО 

вес. о,о 

формулы 

1 КР 

1 КСІ 

1 КР 

1 КСІ 

КР-2Н г О| ксі 

25 

49,5 

0 

98,0 

0 

100 


КР-2Н а О 


49,8 

0,93 

101,0 

1,89 

38 

62 

КР.2Н г О + КС1 


49,3 

0.935 

99,5 

1,78 

7 

93 



49,0 

0,935 

98,0 

1,87 

60 

40 



4 8,3 

1.45 

96.0 

2.89 

88,5 

11,5 

” 


44,8 

1,48 

83,5 

2,77 


ЮЭ 

” ксі 


33,0 

3,82 

52,5 

6,05 

_ 

юэ 


32,0 

4,50 

50,5 

7,1 

_ 

ЮЭ 

1 " 


17,1 

11,43 

23,9 

16,0 

_ 

100 

" 


9,35 

17,7 

12,8 

24,3 

_ 

100 

” 


3,13 

22,9 

4,225 

М.О 

_ 

100 



1,89 

24,6 

2,58 

33,6 

_ 

100 

” 


0,77 

26,1 

1,05 

35,8 

_ ' 

100 



0 

26,6 

0 

36,2 

— 

100 

„ 


Авт» | 



Примечание. М. И. 


К'ЦСГ, Вг 7 * 
ксі— КВг— н 2 о 


* Е> Еіагсі. Апп. сЫга. рЬуз. (7), 3, 281 (1894) 


1 , °с 

| Жидкая фаза | 

1, °С 

Жидкая фаза 

вес. 

°! о 

вес. о/о 

ксі 

КВг 

КСІ 

КВг 

—14 

10,7 

18,8 

47 

11,0 

30,8 

— 7 

10,7 

19,8 

52 

11,0 

31,2 

5,2 

34,4 

55 

11,9 

29,9 

6 

11,3 

22,6 

71 

12,0 

31,7 

10 

11,0 

23,7 

73 

11,8 

32,9 

21 

10,8 

24,5 

102 

12,8 

35,8 

26 

11,2 

25,5 

152 

13,2 

40,6 

30 

39,4 : 

160 

12,5 

42,3 

32 

11,9 

1 26,6 . і 

168 

55,0 

39 

39,8 ; 

225 

| 14,7 

1 45,0 


Авт. 


| Авт. 


П рииечание. Методика не описана. Растворы насыщены двумя солями, состав которых 
автором не указан. 


КС!—КВг— Н 2 0 

А. Роск, 2. Кгуз*. ипсі МІпег., 28, 360 (1897) 



Жидкая фаза | 

| Твердая фаза 

1 , °с 

вес. о/о | 

М/л 

индексы 


МОЛ. °іо 

формулы 




1 

1 


й 

КСІ 


КСІ 

КВг 

ксі 

КВг 

КСІ 




25 

26,46 

0 

4,1731 

0 

100 

1,1756 

100 

КСІ 


26,26 

0,731 

4,1630 

0,0726 

97,26 

1,1821 

99,37 

К(С1, Вг) 


24,35 

3,96 

3,9114 

0,31,88 

85,22 

1,1977 

96,98 

» 


20,14 

11,29 

3,3639 

1,1811 

74,01 

1,2455 

88,04 

» 


16,85 

17,16 

2,8680 

1,8302 

60,30 

1,2689 

82,29 



14,49 

21,67 

2,5151 

2,3561 

51,63 

1,2939 

73,57 

1 


12,72 

24,74 

2,2374 

2,7276 

45,06 

1,3119 

63,51 

» 


12,13 

25,73 

2,1473 

2,8523 

42,95 

1,3196 

51,85 

» 


10,25 

28,48 

1,8307 

3,1881 

36,48 

1,3320 

33,66 

К (Вг, С1) 


8,28 

31,08 

1,4923 

3,5112 

29,82 

1,3445 

27,97 

» 


6,10 

33,55 

1,1080 

3,8178 

22,49 

1,3544 

15,68 

V 


5,10 

34,84 

0,9291 

3,9743 

18,95 

1,3576 

10,68 



3,41 

36,87 

0,6243 

4,2285 

12,86 

1,3648 

8,23 



3,23 

37,13 

0,5892 

4,2453 

13,46 

1,3606 

0.50 

К(Вг, С1) либо КВі 


1,71 

38,77 

0,3142 

4,4627 

6,16 

1,3700 

0 

„ 


0,528 

40,06 

0,0974 

4,6275 

2,06 

1,3747 

0,30 

» 


0 

40,54 

0 

4,6862 

0 

1,3756 

0 

КВг 



1 

! 



Авт. 





Примечание. М. И. (± 0,1 е ). т=*1—7 суток (при перемешивании с синтетически приго¬ 
товленными смешанными кристаллами). По мнению Раковского и Полянской [Труды Института чи¬ 
стых химических реактивов, вып. 6, 5—9 (1927)], автор получил неправильную кривую растворимости 
смеси солей. 


* Политермические диаграммы растворимости и упругости пара насыщенных растворов в тройной 
системе (до 700°) см. М. И. Равич, Ф. Е. Боровая, Изв. СФХА АН СССР, 19, 69—81 (1949). 


.А 
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К-1| С1\ Вг' 


КС1— КВг— н г о 


К' |1 СІ', Ьг 


КСІ-КВг—ІЬ( > 


КС1-КВг-Н а О 


С. Тоигеп, Сотрі. гепсі., 180, 1252 (1900) 




Жидкая фаза 


№ 

1 , °с 

а ес. °'о 

| г/л 

1 М/л 

а 

Твердая фаза 



КСІ 

КВг 

КСІ 

КВг 

КСІ 

КВг 

(выч.) 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

25,2 

26.45 

23.85 
23,35 

21.85 
19,15 

17.1 
14,9 
14,05 

13.2 

9.45 
8,95 

8.2 

7.4 

4.4 
3,65 
0 

0 

4,85 

5.2 

8.3 
12,55 

16.7 
20,75 

22.8 
24,35 
29.65 
30,3 
31,25 
32,5 
36,15 
36,7 
40,97 

311.6 
287,0 
281,4 
266,9 

237.8 

216.9 

192.3 

183.4 

173.7 

126.7 
120,0 
110,3 
100,6 

60.4 
50,0 

0 

0 

58,3 

62,5 

101,2 

155,9 

211,8 

267.8 

297.5 

320.1 

397.5 
407,0 

421.3 

440.3 

493.9 

502.2 

566.6 

4.18 
3,85 
3,775 

3.58 

3.19 
2,91 

2.58 
2,46 
2,33 
1,70 
1,61 
1,48 
1,35 
0,81 
0,67 

0 

0 

0,49 

0,525 

0,85 

1,31 

1,78 

2,25 

2,50 

2.69 
3,34 
3,42 
3,54 

3.70 
4,15 
4,22 
4,761 

1,179 

1.203 

1.204 
1,221 
1,242 
1,267 
1,291 
1,305 
1,315 
1,340 
1,343 
1,348 
1,355 
1,366 
1,368 
1,383 

КСІ 

К (СІ. Вг) 

я 

- я 

» 

я 

» 

» 

V 

КВг 







Авт. | 




Примечание. М. И. В качестве исходных твердых Лаз были взяты для № 1—2, 4—7 и 9 
КС1, в остальных случаях — КВг. 


ксі— КВг— н 2 о 


М. Атайогі, О. Ратрапіпі, АШ геаіе ассай. Ыпсеі (5), 20, 475(1911) 


л ”С 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. “(о 

г/100 г Н,0 

г/100 г солей 

индексы 

ксі 

вес. «!о 
КСІ 

МОЛ. О/о 

КСІ 

формулы 

КСІ 

КВг 

ксі 

КВг 

ксі 

КВг 

25 

26,54 

0 

36,12 

0 

100 

0 

100,0 

100 

100 

КСІ 


21,55 

8,99 

31,02 

12,94 

70,56 

29,44 

79,28 

92,48 

95,16 

К (СІ, Вг) 


16,97 

17,46 

25,88 

26,62 

49,29 

50,71 

60,81 

80,98 

87,20 

и 


15,55 

20,25 

24,21 

31,53 

43,33 

56,67 

54,97 

74,43 

82,29 

V 


13,27 

24,20 

21,23 

38,70 

35,43 

64,57 

'46,70 

50,93 

62,36 

» 


12,56 

25,22 

20,18 

40,53 

33,24 

66,76 

44,30 

44,77 

56,42 

„ 


10,57 

27,94 

17,17 

45,42 

27,44 

72,56 

‘37,65 

28,02 

32,32 

К (Вг, СІ) 


7",57 

31,80 

12,48 

52,45 

19,23 

80,77 

27,53 

13,09 

19,38 

я 


5,07 

35,04 

8,46 

58,50 

12,64 

87,36 

18,76 

8,30 

12,63 

» 


3,23 

37,26 

5,43 

62,62 

8,01 

91,99 

12,21 

3,90 

6,08 



0 

40,65 

0 

68,47 

0 

100,0 

0 

0 

0 

КВг 




Авт. 



Примечание. М. И. х = 15—20 суток. 

КСІ— КВГ— н 2 о 


КСІ— КВГ— н 2 о 


Н. Воеке, 2. Кгуві. ипй Міпег., 45, 356 и 366 (1908) 


1 , °с 

Жидкая фаза 


Твердая фаза 

вес. »|о 

вес. о; 0 

формулы 

КСІ 

КВг 

СГ 

Вг' 

СГ 

Вг' 

25 

30,89 

2,86 

14,69 

1,92 

47,02 

0,99 

К (СІ, Вг) 


19,93 

11,82 

9,48 

7,94 

41,70 

7,91 


15,62 

19,87 

7,43 

13,34 

35,08 

17,69 



14,28 

22,47 

6,79 

15,09 

27,93 

27,53 



10,66 

27,85 

5,07 

18,70 

14,96 

45,37 



8,12 

31,27 

3,86 

21,00 

8,08 

55,40 



3,64 

36,32 

1,73 

24,39 

3,88 

61,02 



2,54 

37,47 

1,21 

25,16 

2,41 

63,38 



2,57 

37,78 

1,22 

25,37 

1,94 

63,89 



1,47 

38,84 

0,70 

26,08 

1,51 

64180 



1,43 

38,65 

0,68 

25,95 

1,39 

64,73 


45 

0 

40,77 

0 

27,38 

_ 

67,13 

КВг 

27,17 

5,05 

12,92 

3,39 

46,12 

2,33 

К(С1, Вг) 


23,80 

10,08 

11,32 

6,77 

43,35 

5,66 

Я 





Авт. 




Примечание. ІЧ- И, 


Е. Согпес, Р. К1и§, Виіі. 5ос. сЫш. (4), 41, 1016(1927) 


Температура 

кипения 

°С 

Жидкая фаза 

г/100 г солей 

Твердая фаза 

КСІ 

КВг 

108,5 

100 

0 

КСІ 

108,6 

90 

10 

К (СІ, Вг) 

108,9 

80 

20 

» 

109,25 

70 

30 

* 

109,75 

60 

40 

» 

110,15 

50 

50 

» 

110,6 

40 

60 

і) 

110,95 

30 

70 

» 

111,7 

25 

75 

» 

111,25 

20 

80 

» 

111,15 

10 

90 

» 

111,05 

5 

95 

„ 

110,9 

0 

100 

КВг 





Авт. 



Примечание. Определялись температуры кипения насыщенных растворов при Р = 1 ата. 
По данным Согпез’а и ЬеЬпб [Сотрі. гепй., 23, 1817(1939)] при —14° индекс по КСІ равен 40 для 
твердой фазы К(С1, Вг)з-л6д. 


300 


301 



К'|СІ\ В*' 


Ксі— КВ?—11,0 


К'ІІ СІ'. В?' 


Ксі-кв?—и а о 


КС1—КВГ—н 2 о 

В. И. Николаев, Изв. ИФХА АН СССР, 7, 140(1935) 




Жидкая фаза 

Твердая фаза 

№ 

і, °С 

вес °| 0 

8 

О 

л Н 2 0 

индексы 

вес. о,о 




КСІ 

КВг 

2КС1 

2КВг 

2КС1 

Н,0 

КСІ 

КВг 

н*о 

формулы 

1 

25 

26,72 

0 

44,03 

0 

100 

2271 

_ 


_ 

КСІ 

2 


25,88 

1,80 

43,25 

1,89 

95,81 

2215 

98,10 

1,30 

0,60 

К(С1, Вг) 

3 


20,88 

10,00 

36,46 

10,94 

76,92 

2110 

_ 

_ 

_ 


4 


17,90 

15,50 

32,43 

17,59 

64,84 

1999 

85,37 

14,30 

0,33 


5 


14,28 

22,22 

27,06 

26,50 

50,23 

1867 

48,7 

50.5 

0,60 


6 


9,78 

29,25 

19,34 

36,31 

34,74 

1797 

23,14 

75,48 

1,38 


7 


8,02 

31,45 

15,93 

39,25 

28,94 

1812 

11,88 

8722 

0,90 


8 


2,08 

37,51 

4,15 

46,93 

8,16 

1958 

4,50 

94,10 

1,40 


9 


0 

40,81 

0 

52,14 

0 

1918 

— 

— 

— 

КВг 



Авт. 



Примечание. М. И. По указанию А. К. Жданова состав № 8 сомнителен и требует про- 
верки. Пересчет состава № 2 с вес. °!о произведен нами. 


ксі— КВг— н 2 о 


Н. А. Шлезингер, Ф. II. Зоркин, Л. В. Новоженова, ЖПХ, 11, вып. 9, 
1261—1262 (1938) 



1 Жидкая фаза 

| Твердая фаза 

і, °с 

вес 

:. °,'о 

Л1/1000 

м н*о 


Вес 

1 • 0 О 


ксі ! 

КВг 

КСІ 

1 КВг 

а і 

КСІ 

1 КВг 

формулы 

0 

21,925- 

0,539 

68,327 

1,052 

1,155 

99,590 

0,410 

К (СІ, Вг) 


21,850 

0,640 

68,110 

1,250 

1,154 

99,508 

0,492 



20,360 

'3,360 

64,492 

6,667 

1,169 

96,838 

3,162 



18,048 

8,184 

59,118 

16,793 

1.196 

90,111 

9,889 



12,480 

19.519 

44,346 

43,447 

1,264 

68,075 

31,925 



11,048 

22,310 

40,056 

50.674 

1,280 

43,469 

56,531 



8,109 

26,247 

29,846 

60,522 

1,296 

22,219 

77,781 



4,573 

30,504 

17,020 

71,121 

1,312 

7,522 

92,478 


35 

27,95 

0 

93,733 

0 

1,185 

— 

_ 

КСІ 


28,04 

0,18 

94,382 

0,384 

1,186 

99,881 

0,119 

К(СІ, Вг) 


27,40 

0,61 

91,988 

1,285 

1,186 

99,584 

0,416 



26,79 

1,60 

90,406 

3,384 

1,192 

98,879 

1,121 



26,46 

2,91 

90,501 

6,241 

1,198 

97,701 

2,299 



23,69 

7,30 

89,962 

16,010 

1,221 

93,836 

6,164 



23,08 

8,15 

81,112 

17,932 

1,224 

92,916 

7,084 



21,65 

10,68 

77,288 

23,880 

1,239 

90,382 

9,618 



21,75 

11,12 

78,284 

25,072 

1,242 

89,656 

10,344 



20,67 

13,02 

75,317 

29,723 

1,253 

87,630 

12,370 



20,14 

14,63 

74,575 

33,933 

1,265 

84,485 

15,515 



14,23 

24,24 

55,862 

59,618 

1,320 

56,188 

43,812 



13,76 

25,22 

54,484 

62,570 

1,324 

52,852 

47,148 



10,64 

30,18 

43,465 

77,216 

1,349 

27,651 

72,349 



10,34 

30,40 

42,155 

77,637 

1,350 

26,143 

73,857 



9,19 

32,11 

37,829 

82,800 

1,359 

20,160 

79,840 



5,09 

36,50 

21,043 

94,568 

1,373 

8,593 

91,407 



2,77 

39,64 

11,620 

104,180 

1,387 

4,050 

95,950 

9 


0 

42,59 

0 

112,292 

1,397 

— 

— 

КВг 


Авт . | 



Примечание. Метод— изотермическое испарение. Пробы кристаллов и раствора отбира¬ 
лись одновременно. 


КСІ—КВг— н 2 о 

А Г. Бергман, Н. А. Власов, ДАН СССР, 36, № 2, 64—67 (1942); Изв. 
СФХА АН СССР, 17, 317-318 (1949) 


1. °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

и °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. °іо 

вес. оі 0 

КСІ 

КВг 

КСІ 

КВг 

—10,7 

19,6 

0 

КСИ-лёд 

5 

0 

35,2 

КВг 

—13,4 

6,6 

23,6 

К(С1, Вг)+лёд 

10 

23,4 

0 

КСІ 

—12,4 

0 

30,6 

КВг+ лёд 


19,1 

8,1 

К(С1, Вг) 

—10 

20,2 

0 

КСІ 


14,4 

17,1 

„ 


15,8 

8.4 

К(С1, Вг) 


9,6 

25,2 

„ 


11,0 

17,8 

п 


6,2 

30,4 

„ 


4,9 

26,5 



0 

36,6 

КВг 


0 

31,4 

КВг 

15 

24,2 

0 

КСІ 


1,0 

0 

Лёд 


20,0 

8,1 

К(С1, Вг) 


12.4 

8,8 



. 15,4 

16,9 



1,0 

19,0 

п 


10,7 

25,0 

* 


0 

26,6 



6,5 

30,0 

„ 


20,8 

0 

КСІ 


0 

36,8 

КВг 


16,6 

8,3 

К(С1, Вг) 

20 

25.0 

0 

КСІ 


11.7 

17,6 

» 


20,8 

8,0 

К(С1, Вг) 


5,8 

26,3 



16,2 

16,8 

„ 


1,3 

31,7 



11,7 

24,7 



0 

32,8 

КВг 


7,8 

29,6 



12 

0 

Лёд 


0 

39,2 

КВг 


4,3 

9,6 


25 

26,8 

0 

КСІ 


0 

16,0 



21,7 

7,9 

К(СІ, Вг) 

0 

21,8 

0 

КСІ 


16,8 

16,7 

„ 


17,6 

8,3 

К(С1, Вг) 


12.4 

24,5 

„ 


12,5 

17,4 



9,0 

29,1 

„ 


7,1 

26,0 



0 

40,6 

КВг 


2,7 

31,2 


30 

26,6 

0 

КСІ 


0 

34,0 

КВг 


22,6 

7,8 

К(С1, Вг) 

5 

22,6 

0 

КСІ 


17,4 

16,5 

„ 


18,4 

8,2 

К(С1, Вг) 


13,0 

24,3 

„ 


13,6 

17,2 



10,0 

28,8 

„ 


8.2 

2?,7 

п 


0 

41,9 

КВг 


4,2 

30,7 

Я 






Авт. 



Авт . 



Примечание. М П. Ниже линии, проходящей на политермической диаграмме через точки 
состава растворов КСІ при 27°, 40'. о КС1+60ч 0 КВг при 13,5° и КВг при 20°, допускается существо¬ 
вание «-твердых растворов КСІ и'КВг, выше — 3-твердых растворов. Однако кристаллооптическая 
проверка, проведённая Г. Б. Бокий, не могла установить полиморфные превращения для КСІ и КВг 
[ДАН СССР, 35, № 9, 307(1942)1. 


КСІ—КВГ—н 2 о 

Д. Паи, О. ВигкЬагбІ, Неіѵеііса СЫт. Асіа, 27, 1608(1944) 



Жидкая фаза 

Твердая фаза 

і, °С 

вес. 0 о 

АІ/іООі Л Н а О 

индексы 

мол 

°1о 

формулы 


КСІ 

КВг 

КСІ 

КВг 

КВг 

Н 2 0 

ксі 

КВг 

25 

26,65 

0 

87,7 

0 

0 

1140 

100 

0 

ксі 


20,85 

10,2 

73,1 

22,3 

23,4 

1047 

93,2 

6,8 

К(С1, Вг) 


16,75 

19,2 

58,4 

44,6 

43,3 

970 

81,7 

18,3 

* 


14,25 

22,4 

54,4 

53,5 

49,6 

926 

71,6 

28,4 

я 


11,25 

26,9 

43,9 

65,8 

60,0 

912 

46,2 

53,8 

я 


9,5 

29,7 

37,8 

74,0 

66,2 

895 

32,2 

67,8 

я 


7,0 

32,7 

28,1 

82,0 

74,5 

908 

20,0 

80,0 

я 


4,7 

35,15 

18,9 

38,5 

82,4 

931 

11,5 

88,5 

я 


2,15 

38,25 

8,7 

97,0 

91,8 

946 

4,3 

95,7 

я 


0 

40,7 

0 

103,8 

100,0 

963 

0 

100.0 

• 







Авт. 




Примечание. Методика не описана. 


302 


303 



Ксі-Ю— н,о 


кісг, у 


ксі-к.і—н 2 о 


ксі—кл—н 2 о 

М. Атасіогі, О. Рашрапіпі, АШ геаіе ассад. Ыпсеі (5), 20, 479(1911) 


К'|| сг, Л' 


КСІ-КВг— н 2 о 


А. К. Жданов, ЖОХ, 18, вып. 4, 555 (1948) 


№ 

(, °С 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес 

■ “Іо 

МОЛ. й .'о | 

ЛГ/1000 г Н 2 0 

КСІ | 

КВ г 

ксі 

КВг 

КСІ 

КВг 

1 

25 

26,27 

0 

7,95 

0 

4,79 

0 

КСІ 

2 

3 

24,75 

2,85 

7,58 

0,55 

4,58 

0,33 

К(СІ, Вг) 


23,33 

5,66 

7,27 

1,10 

4,41 

0,67 

„ 

4 


21,96 

8,51 

6,96 

1,69 

4,24 

1,03 

„ 

5 


18,22 

14,48 

6,10 

3,04 

3,63 

1,81 

„ 

6 


17,20 

17,12 

5,73 

3,57 

3,51 

2,19 


7 


15,74 

19,31 

5,55 

4,07 

3,25 

2,50 

и 

8 


14,91 

21,85 

5,13 

4,71 

3,16 

2,90 

» 

9 


13,31 

23,42 і 

4,59 

5,06 

3,82 

3,11 

» 

10 


12,77 

24,27 

4,42 

5,26 

2,72 

3,24 

,, 

11 


12,19 

25,38 

4,25 

5,55 

2,62 

3,42 

„ 

12 


11,83 

26,58 

4,17 

5,87 

2,58 

3,63 

„ 

13 


11,32 

26,90 

3,99 

5,93 

2,46 

3,66 

„ 

14 


11,08 

26,13 

3,90 

5,98 

2,40 

3,69 


15 


11,03 

27,42 

3,89 

6,07 

2,40 

3,74 


16 


10,52 

27,91 

3,72 

6,18 

2,29 

3,81 

» 

17 


10,72 

28,20 

3,81 

6,28 

2,35 

3,88 

» 

18 


10,22 

28,38 

3,62 

6,30 

2,23 

3,88 

V 

19 


9,89 

28,76 

3,51 

6,39 

2,16 

3,94 


20 


9,85 

28,93 

3,50 

6,44 

2,16 

3,97 

* 

21 


9,65 

29,09 

3,43 

6,47 

2,11 

3,99 


22 


0 

40,62 

о 

9,38 

0 

5,75 

КВг 



Авт. 



Примечание. М. И. (±0,1°). Для №21 т=14 суток. Приведенные данные согласуются 
с данными В. И. Николаева (1935 г.). 


кісг, у 

КСІ-КЛ-НоО 


Еіагй, Апп. сЬіш. рйуз. (7), 3, 281 (1894) 


1, °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

і, °С 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. °і'о 

вес. °;о 

КСІ 

Кі 

КСІ 

Ю 

0 

4,8 

50,8 

К(С1, Л) + кл 

82 

5,0 

59,6 

К(СІ, Л) + кл 

8 

5,1 

51,1 

)) » 

96 

66,2 

>> ” 

18 

57 

,9 


102 

66,8 

» » 

30 

4,2 

54,6 


140 

(?) 

63,3 


41 

4,7 

55,0 

ѵ » 

155 

7,6 

64,8 

» 

49 

5.7 

56.0 


182 

8,7 

65,4 


60 

62.5 


190 

8,6 

66,0 


75 

4,4 

59,5 

„ 

245 

10,0 

66,5 

» » 


Авт. 



Авт. 



Примечание. Методика не описана. 



Жидкая фаза 

1 Твердая фаза 

(, °с 

1 вес. о/ 0 

г/100 

г н,о 

М 

О 

О 

селей 






КСІ 

И 

КСІ 

И 

КСІ 

ко 

КСІ 

КСІ 

КСІ 

формулы 

25 

26,54 

0 

36,12 

0 

100 

0 

100 

100 

100 

КСІ 


23,91 

5,05 

33,65 

7,11 

82,56 

17,44 

91,33 

99,75 

99,88 

К(С1, Л) 


21,46 

10,14 

31,38 

14,83 

67,86 

32,14 

82,47 

99,30 

99,69 



19,27 

15,54 

29,56 

23,83 

55,36 

44,64 

73,42 

99,20 

99,64 

” 


14,17 

26,18 

23,75 

43,89 

34,59 

65,41 

54,08, 

98,81 

99,46 



10,45 

36,31 

19,64 

68,22 

22,35 

77,65 

39,06 

98,58 

99,41 



6,83, 

47,92 

15,10 

105,91 

12,48 

87,52: 

24,10 

98,37 

99,24, 



4,78 

54,51 

11,74 

133,90 

8,05 

91,95 

16,34 

93,86 

97,15 



4,75 

54,38 

11,61 

133,02 

8,00 

92,00 

16,27 

18,32 

33,31 

К(Л” С1) 


4,66 

54,35 

11,36 

132,60 

7,88 

92,12 

16,02 

41,94 

61,67 



3,11 

56,15 

7,63 

137,79 

5,25 

94,75 

10,96 

2,23 

4,83 



1,83 

57,61 

4,51 

142,01 

3,08 

96,92 

6,61 

1,64 

3,57 



1,64 

58,06 

4,06 

144,03 

2,74 

97,26 

5,90 

-'1 

-2,2 



0 

59,88 

0 

149,26 

0 

100,0 

0 

0 

0 

кл 




Авт. 



Примечав и е. М. И. т= 15—20 суток. 


ксі—кл—н 2 о 


8. Е. Нагіз, IV. О. Сіігізііапзеп, Л. Ат. РЬагш. Аззос., 23 , № 6, 564—565(1934) 


1 , °с 

| Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. о/о 

1 1 г ! л 

а 

КСІ 

ю 

КСІ 

КТ 

20 

25,38 

0 

297,4 

0 

1,172 

КСІ 


4,01 

54,31 

66,9 

907 

1,670 

КСІ + КЛ (ср. 5) 


3,01 

55,10 

50,5 

923 

1,675 

кл 


2,07 

56,73 

34,7 

953 

1,680 



1,08 

57,80 

18,2 

974 

1,685 



0 

59,35 

0 

1003 

1,690 


30 

27,02 

0 

318,8 

0 

1,180 

КСІ 


4,66 

55,20 

78,4 

929 

1,683 

КСІ + кл (ср. 6) 


3,26 

57,11 

55,3 

968 

1,695 

кл 


2,48 

57,68 

42,1 

980 

1,699 



1,19 

59,09 

20,3 

1004 

1,699 



0,46 

60,35 

7,8 

1032 

1,710 


40 

28,63 

0 

339,8 

0 

1,187 

КСІ 


4,63 

56,48 

78,6 

959 

1,698 

КСІ + КЛ (ср. 6) 


3,27 

57,66 

55,5 

979 

1,698 

кл 


2,56 

59,11 

43,9 

1012 

1,712 



1,19 

60,79 

20,4 

1045 

1,719 



0 

62,18 

0 

1072 

1,724 

» 





Авт. 




Примечание. М. И. (±0,05°). х = 24 часа. Анализ жидкой фазы: С1 7 — по Фольгарду. 

пп к.ІП. * 
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20 Зак. 331. 


305 





К'II сг, 


КЙІ—кі— Н 2 0 


К' II С1', І> 


ксі— к.)—н.,0 


ка-кл—н 2 о 

С. Мукимов, Н. Гребенщикова, Р. Капкаева, Бюллетень АН Узб. ССР, П, 
4 (1947) 



Жидкая фаза ] 

Твердая фаза 

1 , °с 

Вес. 

°І о 

й/100 е 

! н 2 о 

,25 

“4 

л 26 

вес. °/о 
КСІ 

формулы 


КС1 

КЗ 

КС1 

кл 





25 

26,30 

0 

35,68 

0 

1,1781 

0,973 

100 

КСІ 


23,51 

5,00 

32,89 

6,99 

1,2016 

0,971 

— 

1, 


23,98 

6,21 

34,35 

8,89 

— 

— 

96,2 

» 


23,19 

5,74 

32,63 

8,08 

1,2063 

0,968 

— 

» 


20,65 

12,43 

30,85 

18,57 

— 

— 

— 

я 


20,60 

13,00 

31,02 

19,57 

— 

— 

99,5 

» 


17,49 

19,59 

28,40 

31,28 

— 

•— 

97,5 

V 


17,19 

19,84 

27,30 

31,51 

1,3143 

0,956 

— 

: 


14,65 

26,77 

25,01 

45,70 

1,3686 

0,965 

— 

V 


14,07 

29,33 

24,85 

51,81 

— 

— 

98,5 

V 


11,38 

34,55 

21,05 

63,90 

1,4417 

0,975 

98,0 



9,29 

40,20 

18,39 

79,59 

1,5007 

0,992 

— 

V 


6 99 

47,61 

15,43 

105,09 

— 

— 

94,0 

„ 


5,03 

54,63 

12,46 

135,32 

1,6920 

1,106 

78 

КСІ -{- іо 


2,11 

57,89 

5,28 

144,72 

1,7086 

1,071 

0,2 

кл 


0 

59,78 

0 

148,63 

1,7204 

1,051 

0 



Авт. 



Примечание. М. И. (± 0,1°). Анализ жидкой фазы: титрование по методу Мора и Фаянса 
Анализ твердой фазы: М. О. і)— вязкость в сантипуазах. Твёрдые растворы К (С1, Л) содержали КСІ 
в пределах 0—0,2“|о и 94—100“,о. 


КС1-КЛ-Н 2 0 


А. Жданов, Н. Коваленко, ЖОХ, 18, вып. 4, 560 562 (1948) 


1 , °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. 

“Іо 

мол, 

. °[о 

М/10Мг Н 2 0 

КСІ 

М 

КСІ 

И 

КСІ 

кл 

0 

22,20 

0 

6,45 

0 

3,82 

0 

КСІ 


21,33 

2,45 

6,31 

0,33 

3,75 

0,19 

)> 


20,43 

4,65 

6,14 

0,63 

3,66 

0,37 

» 


19,12 

7,54 

5,86 

1,04 

3,50 

0,62 

» 


18,40 

10,08 

5,77 

1,42 

3,45 

0,85 

» 


17,12 

12,51 

5,45 

1,79 

3,26 

1,07 



16,48 

14,89 

5,57 

2,18 

3,22 

1,31 



15,18 

18,17 

5,07 

2,73 

3,05 

1,64 

» 


13,71 

22,21 

4,74 

3,45 

2,87 

2,09 

» 


12,06 

27,02 

4,36 

4,39 

2,66 

2,67 

» 


10,59 

31,51 

4,05 

5,41 

2,45 

3,28 

п 


9,34 

35,83 

3,70 

6,37 

2,28 

3,94 

» 


8,12 

38,97 

3,32 

7,15 

2,06 

4,44 



7,27 

39,75 

2,97 

7,30 

1,84 

4,52 

„ 


6,74 

41,75 

2,82 

7,85 

1,75 

4,88 

» 


5,89 

45,01 

2,57 

8,81 

1,61 

5,52 



Авт. 



I. °с 


0 


25 


50 


Продолжение 


Жидкая фаза 


вес. °|о 

МОЗ 

Г. 0,0 

--- і 

ЛГ/1С0С 

іг Н 2 0 

Твердая фаза 

КСІ 

кл 

КСІ 

К.1 

КСІ 

кл 

5,48 

47,59 

2,48 

9,66 

1,57 

6,11 

КСІ 

4,67 

49,56 

2,16 

10,28 

1,38 

6,52 


4,07 

4,07 

51,89 

51,88 

1,94 

1,94 

11,11 

11,10 

1,24 

1,24 

7,10 

7,07 

КСІ + К.І 

0 

26,30 

57,70 

0 

0 

7,95 

12,88 

0 

0 

4,79 

8,22 

0 

” КЗ ” 
КСІ 

24,55 

3,07 

7,53 

0,42 

4,55 

0,25 

23,86 

4,73 

7,41 

0,66 

4,48 

0,40 


22,57 

7,19 

7,13 

1,02 

4,31 

0,62 

” 

22,10 

8,16 

7,02 

1,16 

4,25 

0,70 

” 

21,77 

8,64 

6,93 

1,23 

4,19 

0,75 

* 

21,20 

11,80 

6,97 

1,74 

4,24 

1,06 


19,67 

13,56 

6,51 

2,01 

3,95 

1,22 

” 

18,90 

15,27 

6,18 

2,24 

3,85 

1,40 


16,90 

19,65 

5,85 

3,05 

3,57 

1,86 

” 

15,25 

25,04 

5,57 

4,11 

3,43 

2,53 

” 

12,80 

29,97 

4,86 

5,11 

3,15 

3,00 


12,22 

31,60 

4,72 

5,48 

2,91 

3,38 


11,61 

33,81 

4,59 

6,00 

2,85 

3,73 

” 

10,52 

36,13 

4,24 

6,55 

2,64 

4,07 


9,77 

38,74 

4,06 

7,24 

2,54 

4,53 


8,55 

41,38 

3,64 

7,92 

2,24 

4,88 


8,01 

43,02 

3,48 

8,39 

2,19 

5,29 


7,38 

45,14 

3,28 

9,03 

2,07 

5,72 


6,63 

47,19 

3,03 

9,67 

1,93 

6,16 

” 

6,10 

49,02 

2,85 

10,29 

1,82 

6,58 


5,01 

53,12 

2,48 

11,79 

1,60 

7,64 


4,53 

54,54 

2,29 

12,37 

1,48 

8,03 

КСІ 4- К.І 

4,57 

54,52 

2,30 

12,33 

1,50 

8,03 

4,60 

54,67 

2,32 

12,36 

1,51 

8,08 


4,52 

54,60 

2,28 

12,36 

1,48 

8’04 


4,53 

54,57 

2,28 

12,35 

1,49 

8,04 


0 

59,76 

0 

13,89 

0 

8,04 

’ КЗ 

30,10 

0 

9,42 

0 

5,78 

0' 

КСІ 

27,49 

5,01 

8,87 

0,73 

5,46 

0,45 

26,34 

7,52 

8,67 

1,11 

5,34 

0,68 

” 

24,85 

10,02 

8,42 

1,55 

5,12 

0,94 


22,89 

15,39 

8,02 

2,42 

4,97 

1,50 


19,98 

19,07 

7,П 

3,05 

4,40 

1,88 


15,79 

27,87 

6,03 

4,78 

3,76 

2,98 


13,15 

35,03 

5,40 

6,46 

3,40 

4,07 


11,13 

40,01 

4,81 

7,76 

3,06 

4,93 


7,75 

48,82 

3,70 

10,46 

2,39 

6,77 


5,79 

54,97 

2,97 

12,78 

1,96 

8*43 


5,04 

57,34 

2,70 

13,80 

1,80 

9,18 

ксі + кз 

4,85 

57,40 

2,59 

13,79 

1,72 

9,18 

4,92 

57,46 

2,64 

13,83 

1,75 

9,20 


4,92 

57,40 

2,63 

13,80 

1,75 

9,18 


0 

62,70 

0 

15,42 

0 

10,13 

” КЗ 


Авт. 
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Кчісі', Т 


КСІ-Ю-Н,0 


К’цсг, зо, 


ксі—к 2 8о 4 —н 2 о 


Продолжение 


1, °С 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. “/о I 

МОЛ. 0 |О | 

М !1000 г Н.,0 

КСІ 

и 

ксі 

кл 

КСІ 

К4 

75 

33,20 

0 

10,71 

0 

6,67 

0 

КСІ 


31,06 

4,60 

10,37 

0,69 

6,47 

0,43 



27,67 

9,29 

9,44 

1,42 

5,89 

0,89 

я 


25,14 

15,04 

9,12 

2,45 

5,64 

1,51 

я 


23,05 

18,36 

8,41 

3,01 

5,28 

1,89 

я 


22,09 

20,02 

8,16 

3,32 

5,12 

2,08 

» 


19,56 

24,98 

7,51 

4,31 

4,73 

2,71 

я 


17,15 

30,13 

6,89 

5,43 

4,36 

3,44 

я 


14,01 

35,85 

5,89 

6,77 

3,75 

4,31 

я 


12,54 

40,93 

5,61 

8,22 

3,61 

5,30 

я 


9,40 

45,02 

4,30 

9,26 

2,77 

5,95 

я 


8,70 

49,84 

4,29 

11,04 ' 

2,81 

7,24 

я 


6,65 

55,86 

3,56 

13,41 

2,38 

8,97 

„ 


5,43 

59,00 

3,03 

14,78 

2,05 

9,99 

КСІ -ь Кі 


5,42 

59,01 

3,02 

14,78 

2,04 

9,99 

я Я 


5,46 

59,06 

3,05 

14,82 

2,06 

10,03 

» я 


5,44 

59,02 

3,04 

14,79 

2,05 

10,00 

я ” 


0 

65,30 

0 

16,95 

0 

11,34 

ю 


Авт, 



К'ЦСГ, 80І * 

КСІ—к 2 80 4 —Н 2 0 


Н. РгесМ, В. Ѵіиіеп, Вег., 14, 1674 (1881) 


1 , °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

! вес. п 1о 

г/100 г КО 

ЛІ/1000 м Н 2 0 

| индексы 

КСІ 

к 2 зо, 

КСІ 

К 2 50 4 

2КС1 

К 2 зо 4 

2КС1 

н 2 о 

10 

23,4 

1,00 

30,9 

1,32 

37,3 

1,36 

96,5 

2585 

КСІ + К,30 4 

20 

24,8 

1,06 

33,4 

1,43 

40,4 

1,48 

96,5 

2390 


30 

26,2 

1,14 

36,1 

1,57 

43,6 

1,62 

96,4 

2210 


40 

27,6 

1,20 

38,7 

1,68 

46,8 

1,74 

96,4 

2060 


50 

28,9 

1,27 

41,3 

1,82 

49,9 

1,88 

96,4 

1930 


60 

30,1 

1,33 

43,8 

1,94 

52,9 

2,01 

96,3 

1820 


70 

31,3 

1,39 

46,5 

2,06 

56,2 

2,13 

96,3 

1715 


80 

32,5 

1,47 

49,2 

2,21 

59,4 

2,28 

96,3 

1620 


90 

33,7 

1,54 

52,0 

2,38 

62,8 

2,46 

96,2 

1530 


100 

34,7 

1,61 

54,5 

2,53 

65,8 

2,62 

96,2 

1460 

» 



Авт. 








И р и м е ч а ии е. Растворение измельченных солей проводилось при постепенном повышении 
температуры. При указанных в таблице температурах растворы выдерживались около 10 мин. 


Примечание. 14. И. Состав растворов определялся потенциометрическим титрованием 
по указаниям авторов с большой точностью. Анализ твердой фазы: М. О. 


КСІ— К 3 §0 4 —Н,0 
Сіі. Віагег, СотрІ. гепй., 112, 940—941 (1891) 


КСІ—К-І— н 2 о 


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 


1 , °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. °,о 

вес. °'о 

формулы 

КСІ | КІ СП 


СП 


21,5 

Р. Кіійогй, Апп. РЬуз. шіеі С1 

4,27 1 54,68 1 — 

іет„ 148, 

462 (1873) 

і; Вег., 6, 

484 (1873) 

КСН-К.І 


Авт. I I I I I 

Н. Воеке, 2. Кгукі. ипО Міпег., 45, 389 (1908) [М. И.] 


(. -с 

| Жидкая фаза 

Твердая фаза 

1 вес. о/© 

г/100 г Н 4 0 

| м/юоо м н 2 о 

| индексы 

[ КС1 

| К 2 30 4 

КСІ 

К 2 зо 4 

2КС1 

| К 2 зо 4 

2КС1 

н 2 о 

12,5 

5,13 

5,35 

5,73 

5,98 

6,92 

6,18 

52,8 

7635 

Ко50 4 


3,44 

6,46 

3,82 

7,17 

4,62 

7,41 

38,4 

8315. 



1,73 

7,56 

1,91 

8,34 

2,31 

8,62 

21,1 

9150 


14 

0,72 

8,68 

0,80 

9,58 

0,97 

9,90 

8,9 

9200 



0,54 

8,79 

0,60 

9,70 

0,72 

10,03 

6,7 

9300 



0,36 

8,93 

0,40 

9,84 

0,48 

10,17 

4,5 

9390 



0,18 

9,09 

0,20 

10,02 

0,24 

10,36 

2,2 

9435 

и 


0 

9,22 

0 

10,16 

0 

10,50 

0 

9525 

н 

26 

5,03 

7,25 

5,73 

8,27 

6,92 

8,55 

44,7 

6465 



3,39 

7,94 

3,82 

8,95 

4,62 

9,25 

33,3 

7210 

»» 




Авт. 







25,15 

2,33 

11,96 

1,78 

47,37 

0 

24,62 

4,22 

11,71 

3,23 

47,45 

0 

23,70 

5,98 

11,27 

4,57 

47,54 

0 



Авт. 


Примечание. Методика не описана. Автор предлагает 
в г/100 г Н 2 0 формулу: К,80 4 =сопзІ— К (из КСІ). 


для расчета растворимости К 2 80 4 


* Политермические диаграммы растворимости и упругости пара насыщенных растворов в трой¬ 
ной системе (до 700°) см. ОД. И. Равич, Ф, Е. Боровая, Изв. СФХА АН СССР, 18, 69—81 (1949). 
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К'ІІСІ', 50, 


ксі—к 2 зо,—н 2 о 


К’ II С 1 \ 30 , 


ксі—к 2 зо 4 —н 2 о 


КСІ—К 2 80 4 —Н 2 0 


V. Меуеіѣойег, 5. Заипйегз, 2. рііуз. СНет., 28, 479—482 (1899) 


и °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. о'о 

ж/юоо ж н 2 о 

индексы 

КСІ 

К 2 50 4 

2КС1 

К 2 30, 

2КС1 

н 2 о 

0 

22,2 

0 

34,5 

0 

100 

2900 

ксі 


22,05 

0,75 

34,5 

1 

97,2 

2815 

КСІ + Кобо,, 


0 

8,0 

0 

9 

0 

11110 

КІ50 4 

4,4 

23,2 

0 

36,5 

0 

100 

2740 

ксі 


22,55 

0,75 

35,5 

1 

97,3 

2740 

КСІ + К 2 50 4 


0 

8,4 

0 

9,5 

0 

10500 

К,80 4 

16,3 

25,3 

0 

41 

0 

100 

2440 

ксі 


24,1 

1,1 

39 

1,5 

96,3 

2470 

КСІ + К 3 80 4 


0 

9,2 

0 

10,5 

0 

9520 

К 2 80 4 

25 

26,7 

0 

44 

0 

100 

2270 

ксі 


25,5 

1,05 

42 

1,5 

96,5 

2300 

КС1 + К 3 80 4 


0 

10,4 

0 

12 

0 

8300 

кТзо; 




«V м —■■ 

Авт. 





Примечание. М. И. 


КС1-К 2 80 4 —Н а О 


V. Віазйаіе, Л. Іші. Еп//. СЬет,, 10, 345—347 (1918) 


1 , °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. “/о 

е/100 г Н 2 0 

Ж/1000Ж Н 2 0 

индексы 

а 

КСІ 

К 2 зо 4 

КСІ 

К 2 5 0, 

2КС1 

К 2 3 0, 

2КС1 

Н 2 0 

0 

22,00 

0 

28,20 

0 

34,05 

0 

100 

2937 

1,153 

КСІ 


21,60 

0,94 

27,88 

1,21 

33,66 

1,25 

96,42 

2865 

— 

КС1+К 2 80 4 


0 

6,74 

0 

7,23 

0 

7,47 

0 

13390 

1,063 

К,50 4 

25 

27,00 

0 

36,96 

0 

44,62 

0 

100 

2241 

1,187 

ксі 


26,51 

1,11 

36,63 

1,53 

44,11 

1,50 

96,71 

2193 

1,190 

КСІ + к,80 4 


0 

10,73 

0 

12,02 

0 

12,46 

0 

8026 

1,088 

к,5о; 

50 

30,13 

0 

43,12 

0 

52,10 

0 

100 

1919 

1,198 

КСІ 


29,30 

1,28 

42,24 

1,84 

51,03 

1,90 

96,41 

1889 

1,212 

КСІ + К 3 50 4 


0 

14,60 

0 

17,09 

0 

17,60 

0 

5682 

1,110 

К 2 50 4 

75 

33,20 

0 

49,70 

0 

60,02 

0 

100 

1666 

1,204 

ксі 


32,31 

1,41 

18,75 

2,12 

58,90 

2,19 

96,42 

1637 

— 

КСІ 4- К 3 5 0 4 


0 

17,22 

0 

20,80 

0 

21,50 

0 

4651 

1,120 

К 2 30 4 

100 

35,98 

0 

56,20 

0 

67,90 

0 

100 

1473 

1,217 

ксі 


34,61 

1,80 

54,43 

2,83 

65,76 

2,93 

95,74 

1456 

1,225 

КСІ + К 2 80 4 


0 

19,00 

0 

23,44 

0 

24,07 

0 

4155 

1,134 

К 2 50 4 



і 


Авт. 




Авт. 



Примечание. М. И. (от ±0,2’ при 25—50° до ±1,0° гри 75—100°), т = 1 —5 суток. 


ксі—К 2 80 4 —Н 2 0 


Н. Нег1п§, БІвзегІ., 8(газзЬоиг§, стр. 24—28, 1926 


1 , °с 

| Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. °І о 

Ж/1000 ж Н 2 0 

индексы 

а 

КСІ 

К 2 50, 

2КС1 

К 2 зо, 

2КС1 

н.о 

0 

21,50 

0,84 

33,46 

1,12 

96,76 

2892 


КСІ + К 2 50 4 

25 

26,03 

1,06 

43,13 

1,50 

96,64 

2241 

1,185 

» » 


20,96 

1,65 

32,72 

2,20 

93,70 

2864 

1,155 

К 2 50 4 


14,94 

2,79 

21,94 

3,51 

86,21 

3929 

1,120 

» 


7,98 

5,26 

11,11 

6,27 

63,92 

5754 

1,092 

„ 

50 

29,40 

1,24 

51,21 

1,85 

96,51 

1885 

1,200 

КСІ + К 2 50 4 

75 

32,33 

1,42 

58,96 

2,21 

96,39 

1635 

1,211 

V » 


25,98 

2,48 

43,87 

3,58 

92,46 

2108 

1,171 

К,50 4 


18,70 

4,47 

29,41 

6,02 

83,01 

2822 

1,135 

„ 


9,95 

8,79 

14,80 

11,19 

56,94 

3848 

1,110 

„ 

100 

34,91 

1,62 

66,45 

2,64 

96,18 

1447 

1,216 

КС! + К 2 50 4 








“"ѵ- - 





Авт. 



Авт. 



Примечание. Заимствовано из таблиц О’Апа’а, стр. 106—107, 1933. 


ксі-к 3 зо 4 —н 2 о 


Л. Е. Тееріе, ТЬе Іпйизігіаі Осѵсіортепі о!8еаг1ез Ьаке Вгіпез, стр. 72—75, 1929 


(, °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес, 

. 0,’а 

г/1000 г Н 2 0 | 

ж/юоож н 2 о 

индексы 

ксі 

К 2 30 4 

КСІ 

к,30 4 

2КС1 

К 2 5 0 4 

2КС1 

н 2 о 

35 

! 

28,05 

0 

39,0 

0 

47,1 

0 

1 

100 

2125 

КСІ 


ТІА 

1,2 

38,4 

1,7 

46,4 

1,7 

96,5 

2080 

КСІ + к 2 50 4 


0 

12,35 

0 

14,1 

0 

14,5 

0 

6900 

Ко50 4 

50 

30,1 

0 

43,1 

0 

52,1 

0 

100 

1920 

КСІ 


29,3 

1,25 

42,2 

1,8 

51,0 

1,9 

96,4 

1890 

КСІ + К 2 50 4 


0 

14,6 

0 

17,1 

0 

17,6 

0 

5680 

К 2 50 4 

75 

33,2 

0 

49,7 

0 

60,0 

0 

100 

1665 

КСІ 


32,2 

1,3 

48,5 

1,9 

58,5 

2,0 

96,7 

1655 

КСІ + К 2 50 4 


0 

17,1 

0 

20,6 

0 

21,3 

0 

4695 

К 2 50 4 





Авт. 






Примечание. М. И. (±0,3°). т — несколько суток. Данные получены при участии 
\Ѵ. Е. Витке и Н. йе Дорр, 


310 


311 


ксі— к 2 зо 4 —н,о 

А. СатрЬеІІ, К. Оотѵпез, С. Затіз, Л. Ат. Сііет. 5ос., 
56, 2508 (1934) 


КСІ— к 2 50 4 —Н 2 0 

Н. С. Курнаков, Д. Н. Шойхет, Изв. СФХА АН СССР 
10, 306 (1938) 


1 , °с 

| Жидкая фаза 1 

Твердая фаза 

1 вес. о/о 

Ж/1000 ж Н 2 0 

| индексы 

КСІ | 

К 2 30 4 

2КС1 

К 2 зо 4 

2КС1 

| н 2 о 

100 

35,60 

0 

66,79 

0 

100 

1497 

КСІ 


34,64 

■ 1,56 

65,60 

2,53 

96,3 

1468 



35,96 

1,63 

69,62 

2,70 

96,25 

1383 

КС1 + К„50 4 


28,58 

2,46 

50,07 

3,69 

93,15 

1860 

к 2 5о; 


18,63 

5,54 

29,68 

7,55 

79,75 

2686 



8,58 

11,00 

12,89 

14,14 

47,7 

3700 



0 

18,76 

0 

23,87 

0 

4189 

„ 


! Авт . 1 







Примечание. Метод — изотермическое испарение. Значения 
растворимости К 2 ЗО 4 занижены. 



| Жидкая фаза 


1 , °с 

: вес. 

Л/1000 

Ж н*о 

1 индексы 

Твердая фаза 


КС! 

К 2 зо 4 

2КС1 

I К 2 30 4 

2КС1 

Н 2 0 


25 

26,6 

! 

0 

43,8 

0 

100 

2285 

КСІ 

1 

1 

25,5 

1,15 

42,0 

і,б 

96,3 

2295 

КСІ 4- К 2 50 4 


17,9 

2,1 

27,1 

2,7 

90,9 

3355 

Ко50 4 


8,7 

4,9 

12,2 

5,9 

67,4 

5525 



0 

10,6 

0 

12,3 

0 

8130 





Авт. 





Примечание. М. И. 


КСІ— К 2 50 4 —НоО 


В. Я. Аносов, Е. А. Бызова, Изв. СФХА АН СССР, 15, 119—120 (1947) 


1 . °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. °/о 

г/100 г Н,0 

| 

1 ЛГ/1000 М Н,0 

1 индексы 

а 

ксі 

к 2 30 4 

КСІ 

К 2 30 4 

КСІ 

КгЗО, 

2КС1 

К 2 30 4 

2КС1 

н.о 

0 

21,9 

0 

28,2 

0 

253,0 

0 

33,9 

! 

0 

100 

1 

1 

2950 

\ 

1,154 

КСІ 


21,6 

0,93 

27,8 

1,20 

251,2 

10,9 

33,7 

1,24 

96,5 

2860 

1,163 

КСІ + К 2 50 4 


8,91 

3,10 

10,13 

3,52 

(99,17) 

(34,5) 

12,23 

3,64 

77,0 

6300 

(1,113) 

К,80 4 


5,24 

4,02 

5,77 

4,43 

57,0 

43,7 

6,98 

4,58 ! 

60,4 

8650 

1,087 



0,86 

6,06 

0,92 

6,51 

9,19 

64,7 

1,12 

6,73 

14,3 

12740 

1,068 



0 

6,78 

0 

7,28 

0 

72,1 

0 

7,52 

0 

13300 

1,064 


25 

26,6 

0 

36,4 

0 

315,7 

0 

43,8 

0 

100 

2285 

1,187 

КСІ 


25,7 

і 

1,11 

35,1 

1,52 

306,0 

і 

| 13,22 

42,4 

I 1 

1,57 

96,4 

2275 

1,191 

' _ і 

КСІ + К 2 50 4 


1 

і 24,6 

1 

і 1,21 

[ 

і 33,1 

( 

1,63 

280.0 


16,52 

і 2,49 

1 20,4 

3,07 

188,3 


! о 

10,74 

0 

12,03 

0 

30 

27,2 

0 

37,4 

0 

323,4 


26,9 

0,35 

37,0 

0,48 

320,1 


26,22 

1,13 

36,1 

1,56 

312,8 


24,4 

1,61 

32,80 

2,19 

288,4 


19,55 

2,39 

25,05 

3,06 

228,3 


14,32 

4,18 

17,57 

5,13 

160,5 


8,59 

6,41 

10,10 

7,54 

94,9 


4,73 

7,92 

5,41 

9,07 

51,8 


2,83 

9,10 

3,21 

10,36 

30,8 


0 

11,48 

0 

12,97 

0 

50 

30,0 

0 

42,9 

0 

359,4 


28,8 

1,27 

41,2 

1,82 

346,3 


18,70 

3,53 

24,05 

4,54 

213,7 


12,80 

6,00 

15,76 

7,38 

143,7 


9,76 

7,39 

11,78 

8,92 

109,3 


2,84 

11,69 

3,31 

13,67 

31,67 


0 

14,17 

0 

16,51 

0 

70 

32,6 

0 

48,4 

0 

395,1 


31,3 

1,39 

46,50 

2,07 

382,2 


30,0 

1,81 

43,9 

2,62 

363,0 


22,19 

4,09 

30,1 

5,54 

257,4 


13,40 

7,80 

17,00 

9,89 

141,5 


8,89 

10,08 

10,97 

12,44 

100,0 


3,83 

13,65 

4,65 

16,54 

42,9 


0 

16,60 

0 

19,9 

0 

100 

36,1 

0 

56,5 

0 

— 


34,77 

1,64 

54,6 

2,58 

— 


34,4 

1,81 

53,2 

2,82 

— 


26,7 

3,77 

38,4 

5,42 

— 


22,1 

5,32 

30,45 

7,33 

— 


15,7 

8,32 

20,66 

10,90 

— 


9,47 

12,36 

12,11 

15,82 

— 


0 

19,4 

0 

24,1 

— 


Авт. 


14,27 

40.0 

1.69 

95,9 і 

2395 ' 

1,179 

28,4 

24,64 і 

3,18 

88,6 1 

3595 і 

1,140 і 

116,7 

0 і 

12,44 

0 

8040 

1,087 1 

0 

45,1 і 

0 

100 

2215 

1,189 і 

4,17 

44,7 

0,50 

98,9 

2215 

1,190 

13,59 

43,6 

1,61 

96,4 

2210 

1,193 

19,03 

39,8 

2,25 

94,6 

2375 

1,182 

27,9 

30,26 

3,17 

90,5 

2990 

1,166 

46,85 

21,23 

5,30 

80,0 

3770 

1,121 

78,3 

12,21 

7,80 

61,0 

5000 

1,105 

86,7 

6,54 

9,37 

41,1 

6285 

1,095 і 

99,4 

3,88 

10,68 

26,6 

6870 

1,093 ! 

125,0 

0 

13,41 

0 

7460 

1,089 

0 

51,8 

0 

100 

1930 

1,198 

15,3 

49,8 

1,88 

96,3 

1935 

1,204 

40,35 

29,05 

4,69 

86,1 

2965 

1,143 

67,38 

19,05 

7,64 

71,4 

3745 

1,123 

82,8 

14,23 

9,22 

60,7 

4260 

1,120 

130,3 

4,01 

14,14 

22,1 

5510 

1.115 

157,6 

0 

17,07 

0 

5860 

1,112 

0 

58,4 

0 

100 

1710 

1.212 

17,00 

56,2 

2,14 

96,3 

1715 

1,223 ; 

21,88 

53,1 

2,74 

95,1 

1790 

1,206 ! 

47,4 

36,37 

5,74 

86,4 

2375 

1,160 і 

88,1 

20,55 

10,23 

66,7 

3250 

1,130 ! 

113,4 

13,26 

12,86 

50,8 

3830 

1,125 і 

157,0 

5,61 

17,10 

24,7 

4400 

1,121 1 

185,9 

0 

20,58 

0 

4860 

1,120 і 


68,2 

0 

100 

1465 

1 

_ 

66,05 

2,67 

96,1 

1455 


_ 

65,15 

2,93 

95,7 

1470 

— 

— 

46,4 

5,61 

89,2 

1925 

— 

_ 

36,8 

7,58 

82,9 

2255 

— 

_ 

25,0 

11,32 

68,8 

2755 

— 

— 

14,65 

16,35 

47,2 

3225 

— 


0 

24,9 

0 

4020 

Авт . 


К.,50 4 


КСІ 

КСІ + К„30 4 
К,50“ 4 


КСІ 

КСІ + К 2 30 4 
К 2 50 4 


КСІ 

КСІ + К 2 30 4 
К,30 4 


КСІ 

КСІ К 2 50 4 
К 2 30 4 




<СО 

•СО 


Примечание. М. И. (± 0,1°). При 100 е сосуды помещались в кипящую воду (менее точные определения). Установление равновесия контролиро¬ 
валось по удельному весу ( 0 —7Г»°) и анализам (75—100°) растворов. 


Кісі', 80." _КС1-К 2 80,-Н,0 и К-ЦСГ, 80.» _ КС1-К 2 5 0 4 -Н 2 0 




К'ІІСГ, 80, 


КСІ—К 2 30,—Н 2 0 


К'ІІСГ, 80, 


КС1—К 2 50,—Н 2 0 


КС1 —к 2 50 4 —Н 2 0 

И. Лепешков, Н. Бодалева, Изв. СФХА АН СССР, 17, 341 (1949) 


і, °С 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. 

■ °,0 

І/ЦіШМ Н 2 0 

1 индексы 

КСІ 1 

К 2 30 4 

2КС1 

К,,304 

| 2КС1 

1 н 2 о 


35 

28,09 

і 

0 

47,20 

0 

100 

2119 

КСІ 


27,55 

1,17 

46,70 

1,70 

96,49 

2066 

КС1+К 3 50 4 


16,73 

3,16 

25,23 

4,08 

86,08 

3412 

К 2 50 4 


9,00 

5,53 

12,72 

6,68 

65,57 

5155 



0 

12,30 

0 

14,50 

0 

6897 

п 


Авт. 







Примечание, М. И. Анализ твердой фазы: хим, и микр. 


ксі—к 2 5о 4 —н 3 о 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 



| Жидкая фаза | 


і, °С 

вес. °,о 

г/100 г Н 2 0 

Ж/і000 МН 2 О I индексы 



КСІ 1 К 2 3 0 4 

КСІ | К 2 8 0 4 

2КС1 | Каве! 1 2КС1 | Н 2 0 

| Твердая фаза 


Корр, Апп. сііет. Рііагш., 34, 264 (1840) 


14,8 

21,65 

1,55 

28,2 

2,0 : 

34,05 

2,05 

94,3 

2765 

КС1+К 2 30 4 

15,8 

21,45 

1,75 

27,9 

2,3 і 

33,7 

2,4 

93,4 

2770 


16,1 

20,8 

2,55 

27,1 | 3,3 

Авт. 

32,75 

3,4 

90,6 

2765 

” " 


В. Кагзіеп, РЬіІозорЬіе сіег СЬетіе, стр. 90—91, 1843 (по О’Апз’у) 


24,5 

1,35 

— 

- 

39,9 | 1,85 1 

95,6 

2395 1 

КС1+К,50 4 





Авт. 


1 



О. Маааоііо, Кепсііс. 1$Ш. ЬошЬагсіо (2), 23, 635 (389:>) 


-10,85 

19,23 

19,32 

1,15 24,2 1,4 

0,70 24,1 0,9 

29,24 

29,12 

1,45 

0,93 

95,3 

96,9 

3258 

3328 



Авт. 







ЬотоепЬегг, Ъ. 

, рЬуз. Сііет., 13 

, 481—483 (1894) 

25 1 

25,5 1 

1,05 1 - I - I 

42 

[ 1,5 1 

96 I 

1 2300 1 


I I Лет. \ I 
К. БеЫег, Бі5$егі. ЕгЗап&еп, стр. 44, 1913 


5 

26.7 

0 

— 

— 

44 

0 

100 

2270 


25,5 

1,05 

— 

— 

42 

1,5 

96 

2300 


0 

10,4 

— 

— 

0 

12 

0 

8330 






Авт. 




Е. ЛѴоІІиег» Е)І5аег1- Егіап^еп, стр. 17, 1913 


25,49 

1,09 

— 

і “ 

41,96 

1,54 

96,46 

0 

10,79 



0 

12,5 

0 





1 Авт. 



О’Апз, ВегІзсЬ, Оебпег, Каіі, № 11, 162 (1915) 


35 

27,51 

1,14 

— ! 


46,6 1,65 

96,6 

2075 

90 

33,83 

1,59 

і 

1 


63,3 2,54 

Авт. 

96,15 

1520 


КСІ + К2ЗО4+лёд 


КС1+К 2 30 4 


КСІ 

КС1+К-80, 

К,30 4 


КСІ+КзЗО* 


КС1 + К.50* 


Продолжение 


1 

1 

| Жидкая фаза | 


і, °С 

вес. о/© , 

г/300 г Н,0 

Ж/1000 М Н 2 0 | индексы 

Твердая фаза 


КСІ 1 К 2 3 0 4 

КСІ | к,зо 4 

2КС1 | К 2 30 4 1 2КС1 | Н 2 0 



•ІЗпеске, Егйтапп, ЛакгеаЬег. НаНеаск. ѴегЬапііеа, 2, 242 (1920) (по О’Апа’у) 


23,2 

1,02 


37,0 | 1,39 

1 96,4 1 2605 

КС1+К 2 30 4 

і 

1 


Авт. 

! ! 



НШ, Ьоискз, Л. Ат. Скет., Зое., 59, 2095 (1937) [М. И.] 


25 25,90 | 1,05 


_ 1 

42,8 | 1,5 | 96,6 2255 

КС1+К 2 30 4 

Авт. 



Авт. 



О’Апз, Капакоѵаку, Каіі, № 4, 72 (1944) 


25 

25,64 

і,н 

35,01 I 1,52 42,3 1,57 

96,4 

2280 

35 

27,43 

1,17 

38,41 | 1,64 46,4 1,70 

Авт. 

96,4 

2080 


КС1+К 2 30* 


В. Н. Свешникова, Изв. СФХА АН СССР, 17, 349—350 (1949); 
ДАН СССР, 79, №3, 448 (1951) [М. И.] 


25 

26,15 1,16 

35,41 

1,17 

43,46 

1,65 1 

96,34 

2215 I 

КС1+К 2 80* 

55 

30,18 ' 1,29 

Авт. 



53,21 

1,95 

94,46 

1815 

Я » 


КСІ— К 2 50 4 -Н 3 0 

ВЕРОЯТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РАСТВОРИМОСТЕЙ (рис. 23) 


(, °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. 

°'о 1 

ЛГ/1000 м Н 2 0 

| индексы 

КСІ 1 

К,зо 4 1 

2КС1 

| К.,80* 

| 2 КСІ 

1 н а 0 

—10,9 

19,3 

0,9 

29,2 

1,15 

96,1 

3290 

КСІ+К2$0 4 +лёд 

0 

21,8 

0 

33,7 

0 

100 

2970 

КСІ 


21,6 

0,95 

33,7 

1,25 

96,3 

2860 

КС1+К,50 4 


20 

1,1 

30,65 

1,45 

95,5 

3120 

К 3 50 4 


15 

1,8 

21,8 

2,25 

90,6 

4165 



10 

2,8 

13,85 

3,3 

80,7 

5820 

* 


5 

4, і 

6,65 

4,65 

58,8 

8840 



0 

6,8 

0 

7,55 

0 

13260 


25 

26,4 

0 

43,35 

0 

100 

2310 

КСІ 


25,6 

1,10 

42,2 

1,55 

96,4 

2285 

КС[+К,50 4 


20 

2,1 

31,0 

2,8 

91,7 

2955 

К 3 50 4 


15 

3,3 

22,2 

4,2 

84,1 

3795 



10 

4,9 

14,2 

5,95 

70,4 

4965 



5 

7,1 

6,85 

8,35 

45,1 

6570 



0 

10,7 

0 

12,4 

0 

8070 

■ 

50 

30,1 

0 

52,05 

0 

100 

1920 

КСІ 


29,1 

1,25 

50,5 

1,85 

96,4 

1910 

КС1+Ко50 4 


25 

2,0 

41,4 

2,85 

93,6 

2260 

К,50 4 


20 

3,2 

31,45 

4,3 

87,9 

2800 



15 

5,0 

22,65 

6,45 

77,8 

3435 



10 

7,3 

14,6 

9,15 

61,5 

4210 

м 


5 

10,2 

7,1 

12,45 

36,4 

5110 



0 

14,2 

0 

17,1 

0 

5850 


75 

33,2 

0 

60,05 

0 

100 

1665 

КСІ 


32,1 

1,42 

58,35 

2,2 

96,3 

1650 

КС[+К 3 50 4 


30 

1,8 

53,15 

2,75 

95,1 

1790 

К 2 50 4 
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315 



К'|| С!', 80 , 


КС!—К. 80 *—Н г 0 


К'іісі', са/ 


КСі—К 3 С0 а — Н,0 


Продолжение К ЦСГ, НСОз 


і, °С 

Жидкая фаза 

Твердая фааа 

вес. °!о 

м/юао м н.,о 

индексы 

КС 1 

К. 80 . 

2 КС 1 

К 2 зо, 

2 КС 1 

Н 2 0 

75 

25 

3,0 

41,95 

4,3 

90,7 

2160 

К 2 50 4 


20 

4,6 

32,05 

6,3 

83,5 

2610 



15 

6,8 

23,2 

9,0 

72,0 

3110 



10 

9,5 

15,0 

12,2 

55,1 

3675 



5 

13,2 

7,4 

16,7 

30,7 

4155 



0 

17,1 

0 

21,35 

0 

4690 


100 

35,9 

0 

67,65 

0 

100 

1493 

КС1 


34,8 

1,65 

66,15 

2,7 

96,1 

1450 

КС1+К 2 50 4 


30 

2,8 

53.95 

4,3 

92,6 

1720 

К 2 30 4 


25 

4,3 

42,7 

6,3 

87,2 

2040 



20 

6,2 

32,75 

8,7 

79,0 

2415 



15 

8,7 

23,75 

11,8 

66,8 

2815 

и 


10 

11,9 

15,5 

15,75 

49,6 

3200 

в 


5 

15,6 

7,6 

20,3 

27,2 

3580 



0 

19,4 

0 

24,9 

0 

4020 

« 


Примечание. По данным М. И. Шульгина, О. С. Харчук и О. К. Янатьевой ЩАН СССР, 
73, № 3, 507—510 (1950)1 стабильной твердой фазой в водных растворах К 3 80, при температуре ниже 
~|-9,7 0 является К^ЗО^Н^О. 



Рис. 23. Совместная растворимость КС! и К§50 4 в воде, 


ксі—кнсо 3 -н 2 о 


К. Рагіз, Р. Мопсіаіп-Мопѵаі, Виіі. Зое. сЫт. (5) 5 , № 8_9, 1145 (1933) 


1 , °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

1 вес. 

°|о 

| г/100 г Н г О 

(1 

КС! 

КНСО а 

КС! 

КНСОз 

10 

23,73 

0 

31,12 

0 

1,164 

КС1 


21,92 

3,84 

29,54 

5,17 

1,181 



19,61 

8,96 

27,45 

12,55 

1,204 

КСІ+КНСОо 


17,39 

9,99 

23,95 

13,75 

1,195 

кнссх, 


11,35 

13,41 

15,08 

17,82 

1,175 



6,99 

16,06 

9,08 

20,87 

1,164 



0 

21,74 

0 

27,78 

1,154 


20 

25,57 

0 

34,35 

0 

1,174 

КС1 


23,67 

3,72 

32,60 

5,12 

1,189 



22,04 

7,14 

31,11 

10,08 

1,204 



20,50 . 

10,48 

29,70 

15,19 

1,218 



20,49 

10,50 

29,69 

15,22 

1,218 

ксі+кнео.. 


17,18 

32,23 

24,34 

17,33 

1,207 

КНСО.) " 


14,44 

13,87 

20,14 

19,35 

1,198 



11,16 

16,04 

15,33 

22,03 

1,189 



7,42 

18,72 

10,05 

25,34 

1,184 



0 

25,09 

0 

33,49 

1,177 


29,85 

27,05 

0 

37,08 

0 

1,181 

КС1 


20,93 

12,20 

31,30 

18,24 

1,234 

ксі+кнео.. 


0 

28,18 

0 

39,23 

1,197 

кнео, 

40 

28,65 

0 

40,15 

0 

1,189 

КС1 ‘ 


21,29 

14,24 

33,03 

22,09 

1,249 

ксі+кнсо.. 


0 

31,28 

0 

45,51 

1,217 

КНСО, 





Авгп. 




Примечание. М. И. (±0,01° при 10—20° и ±0,05° при 30—40°). т-^80 час. при Ш° и 20 час. 
при 40°. Растворы перемешивались и насыщались ССЪ* рН=8,4—8,7. 


К'ЦСГ, СОз 

ксі-к 2 со 3 — н 2 о 


А. сіе ЛѴааІ, ТаЫез аппиеііез, 1, 393 (1910) 



Жидкая фаза 


1, °С 

вес. 

°| 0 

Твердая фаза 


КС1 

I К г СО, 


30 

28,01 

0 

КС1 


26,22 

1,64 

п 


1,07 

51,66 



1,03 

52,22 

КСІ+КХОз - 1.5И..0 
К 2 С0 3 - 1,5Н г О“ 


0 

53,27 


Авт. 



Примечание. Данные йе \Ѵаа1’а (Оіззегі., Ьеійеп, 1910) в ТаЫез аппиеііез приводятся 
в сокращевиом виде. 
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К, " с1 '- С0 °" _____ КСі —К»СО ;1 —Н,0 

ксі-кхо 3 -н 2 о 

V/. С. ВІазОаІе, Л, Ат. СЬет. Бос., 45, 2938—2939 (1923) 

_ Жидкая фаза 

I, °с вес, о'о а/100 а н 2 0 ж, '1000 Ж Н а О индексы Твердая фаза 

_ КСІ К 2 С0 3 КСІ [ К 2 С0 3 2КС1 К„С0 3 2КСІ п,о 

23 27,00 0 36,97 0 44,62 0 100,0 2241 КСІ 

0,97 52.02 2,07 110,68 2,50 144,16 1,70 682 КС1+КХО, • 1,5Н,0 

0 оЗ, 19 0 113,57 0 147,93 0 676 К..СО,. • 1,5Н.,0 ' 

Авт. 

Примечав и е. М. И. 


Твердая фаза 


ксі— кхо,—н„о 

.1. Е. Тесріе, ТЬе ігніизігіаі Оеѵеіортепі оІЗеагІез Баке Вгіпез, стр. 72—75, 1929 
Жидкая фаза I 


вес - °|'о г/юо г Н 2 0 Ж/1000 Ж Н.О 

ксі К 2 С0 3 ксі К 2 С0 3 2КС1 к 2 со 3 

28.1 0 39,0 0 47,1 О 

1,4 52,5 3,1 114,1 3,7 148,7 

О 53,5 0 115,1 0 150,0 

30.1 0 43,1 0 52,1 О 

1,6 53,9 3,6 121,3 4,3 158,0 

О 54,8 0 121,2 0 157,9 

33.2 — 49,7 0 60,0 О 

2,2 56,2 5,2 134,9 6,3 175,7 

О 57,7 0 136,4 0 177,7 


Твердая фаза 

ксі 

КС1+КХ0 3 . 1.5Н..0 
К 2 С0 3 . 1.5Н,0‘ 

ксі - 

КС1+К,С0о.1,5Н.,0 
К 2 СО„ • 1’,5Н,0 “ 
КСІ " 

КСІ+КХО.;. 1,5Н»0 
К.,С0 3 - І,5Н 2 0 


\Ѵ. Е. П Вигке и Ч Н. Н (1е Корр!‘ И ' ^ 0 ’ ЗО) - т “сколько суток. Данные получены при участии 


ксі— к 3 со 3 —н 2 о 

Л. Берг, А. Николаев, Изв. АН СССР, сер. хим., № 4, 848 (1937) 

_ Жидкая фаза 

С - ве с - °І° _ г/юо г Н 2 0 Ж/1000 Ж ЯЛ индексы Твепля 

- КСІ | К 2 С0 3 КСІ | К„С0 3 2КС1 | К,СО, "2КС1 | Н„0 


(, °с 

вес. 

°І« 


КСІ 1 

к 2 со 3 

20 

0,8 

51,9 

30 

1,03 

52,22 

50 

1,40 

53,63 

70 

2,00 

56,06 

84 

2,21 

57,16 

100 

2,48 

59,44 

124,5 

2,68 

65,44 

133,5 

Постоянно 

КИПЯЩИЙ 


109.7 2,05 143,1 1,42 689 

111.7 2,66 145,6 1,79 674 

119.8 3,75 156,2 2,34 625 

133.7 5,80 174,3 3,22 555 

140.8 6,58 183,5 3,46 526 

156,0 7,85 203,4 3,72 473 

180,7 9,30 235,6 3,80 408 


I Авт. 

Примечание. М. И. 


Твердая фаза 

КС[-(-К 2 С0 3 . дтНоО 
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К* || Вг'.Л' 


КВг—КЛ—Н 2 0 


К’ || Вг', 80/ 


КВі-К.ЗО.-НгО 


кцсг, В 4 0 , 


ксі-к 2 в 4 о 7 -н 2 о 

Л. Е. Тееріе, ТЕе іпсіизігіаі Оеѵеіортепі о! ЗеаПез І,аке Вп'пез, сто 134 
и 144, 1929 



I Жидкая фаза 


1 , °с 

1 вес. °;'о 

г/100 

г н 2 о 

I Л /1000 м н 2 о 

Твердая фаза 


1 КС1 

1 К 2 в 4 о, 

КС1 

1 КАО, 

) 2КС1 

1 Као, 

35 

28,05 

26,00 

0 

0 

4,1 

17,55 

1 

39,0 

37,3 

0 

0 

5,9 

21,3 

47,1 

45,0 

0 

0 

4,5 

16,4 

КС1 

КСІ+КоВ.О? • 4Н.,0 
К.,В 4 0 7 • 4НоО “ 




Авт. 



іи и П п Р *? И е Ч/ Мі И ‘ (± °' 3 °)’ Т-несколько суток. Данные получены прн участии 

\Ѵ. Е. Вигке и Н. сіе Дорр. 1 с 1 

К ЦСГ, В 5 0 ч 

ксі-кв 5 о 8 -н 2 о 

X Е. Тееріе, ТЬе іпсіизігіаі Осѵеіоріпеиі о! Зеагіез Ьаке Вгіпез, стр 136 
и 144, 1929 г 


і, °С 

| Жидкая фаза 

Твердая фаза 

| вес. °|о 

| г/100 г Н 2 0 

1 Л/1000Л Н 2 0 

1 КС1 1 

кв 5 0 3 

1 КС1 

1 КВ 5 0„ 

1 КС1 | 

1 КВ 5 0, 

35 

1 28,1 

0 

39,0 

0 

| 94,2 

0 

КС! 


[ 27,0 

2,1 

38,1 

3,0 

92,0 

2,4 

КС1+К,0 • 5В„0 3 • 8Н.,0 


0 

4,8 

0 

5,0 

0 

4,0 

К.,0-5В.,0 3 - 8Н 2 0" 





Авт. 




\Ѵ Е П Вигке и 'н сіе Нор(Г' И ' (± П,30) ' несК0ЛЬКІ > суток. Данные получены мри участии 


К'ЦВг', У 
КВг —кл—н 2 о 

Еіагб, Апп. сЫт. рііуз. (7), 3, 279 (1894) 



Примечание. Методика не описана. 


КВг— КХ-н 2 о 


М. Атпасіогі, О. Ратрапіпі, АШ геаіе ассгнЗ. Ілпсеі (5), 20, 477 (1911) 



1 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

I, °с 

вес. 

1 \о 

г /100 

г Н„0 1 

?,Ч00 г 

солеи 












индексы 

вес. «'о 

МОЛ. О'о 

формулы 








і КВг 

КВг 

КВг 


КВг 

КЗ 

КВг 

КЗ 

КВг 

КЗ 

і 




25 

40,64 

0 

68,47 

0 

100 

0 

100 

100 

100 

КВг 


28,13 

18,99 

53,21 

35,92 

59,74 

40,26 

67,42 

96,30 

97,32 

К(Вг, 4) 


20,25 

31,89 

42,32 

66,63 

38,84 

61,16 

46,96 

94,98 

96,35 

„ 


19,78 

32,36 

41,31 

67,62 

37,94 

02,06 

46,02 

94,28 

95,84 



14,88 

41,55 

34,14 

95,36 

26,36 

73,64 

33,79 

93,23 

95,05 



12,05 

47,89 

30,08 

119,52 

20,12 

79,88 

25,98 

86,95 

90,28 

„ 


12,13 

47,78 

30,25 

119,20 

19,90 

80,10 

25,73 

57,45 

65,32 

„ 


11,89 

48,10 

29,72 

120,23 

19,82 

80,18 

25,64 

20,65 

26,63 

К (4, Вт) 


11,91 

47,86 

29,62 

119,00 

19,93 

80,07 

25,77 

25,72 

32,57 

„ 


8,89 

50,99 

22,15 

127,10 

14,84 

85,16 

19,56 

13,77 

18,22 

„ 


8,78 

51',09 

21,88 

127,31 

14,67 

85,33 

19,34 

14,17 

18,72 

„ 


7,44 

52,42 

18,54 

130,61 

12,43 

87,57 

16,52 

11,21 

14,98 

„ 


0 

59,88 

0 

149,26 

0 

100 

0 

0 

0 

К4 




Авт. 



Примечание. М. И. ■:*= 15—20 суток. 


К’ЦВг', 50? 
КВг— к 2 зо 4 -н 2 о 


СЬ. ВІаГег, Сошрі. гепй., 112 , 940 -941 (1891) 


1 . °с 

вес. 

Жидка 

я фаза 

г/100 г Н.О 

Твердая фаза 

КВг 

К,80 4 

КВг 

К,80 4 

12,5 

7,95 

5,15 

9,153 

5,93 

К.,50 4 


5,38 

6,39 

6,102 

7,24 

)> 


2,74 

7,58 

3,051 

8,45 


14 

10,20 

4,78 

12 

5,62 

„ 


6,99 

5,73 

8 

6,56 



5,37 

6,51 

6,10 

7,39 

» 


5,29 

6,62 

6 

7,52 

„ 


3,57 

7,26 

4 

8,14 



2,69 

7,49 

3 

8,34 

,, 


1,80 

8,19 

2 

9,10 

,, 


0,91 

8,54 

1 

9,43 

„ 


0 

9,22 

0 

10,16 

„ 

29 

5,28 

8,27 

6,102 

9,57 

» 




Авт. 



Примечание. Методика не описана. Автор предлагает для расчета растворимости К/О, 
в г/100 г Н,0 формулу: К 2 80 4 =7,5+0,1417 1 °—К (из КВг). 


^м. 
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21 Зак. 331. 
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. МеуегЬоіІег, 2. рііуз. СЬеш., 53, 518—534 (1905) 


К‘ II50,". СО/ 


К,зо 4 —к а со,—н,о 



> 6 С}юк. Піи 10 и ЗсО в доеіой фаге находились также Ва30 4 иВаС0 3 , которые практически почти нерастворимы 



К 3 $0.—К а СО а —Н 2 0 


К'ІІЬО/, СО, 


МО,—к 3 со а —н 3 о 


К’ 1| 30/', со/ 


К,80 4 -К 2 С0 3 — Н,0 

А. НШ, 8. МозкоѵѵіН, Л. Аш. СИеш. 8ос., 51, 2397 (1929) 


№ 

І, °С 

і 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. о'о 

лт/юоо м н 2 о 

а 

МО. 

к,со ; , 

МО. 

КХО., 

і 

25 

10,7 

0 

12,4 

0 

1,083 

К,50 4 

2 


6,5 

5,5 

7,6 

8,1 

1,103 

„ 

3 


4,9 

9,4 

5,9 

14,3 

1,122 

„ 

4 


2,8 

10,4 

3,6 

26,5 

1,170 

„ 

5 


1,5 

23,2 

2,1 

40,2 

1,230 

>. 

6 


0,3 

35,0 

0,5 

70,5 

1,348 


7 


0,08 

45,1 

0,2 

107,2 

1,465 

„ 

8 


0,03 

48,6 

0,06 

123,3 

1,506 

К,80 4 + К,С(Ѵ 1,5ИХ> 

9 


0,03 

52,8 

0,066 

145,9 

1,557 

10 


0 

52,8 

0 

145,8 

1,557 

- К 2 СОз-1,5Н а О 






——^ 




Авт. 



Авт. 



Примечание. М. И. (+ 0,05°). т = 3 суток. Анализ жидкой фазы: С0 3 —титрованием, 
Н,0— по сухому остатку, 30 4 —в виде ВаЗО. или иефелометрпчески <№ 7 — 9). Твердые растворы 


не обнаружены. 


К 2 3 0 4 -К 2 С0 а -Н 2 0 

Л. Е. Тееріе, ТНе іікіизігіаі Осѵеіортепі оі Зеагіез Баке ВПпез, стр. 72—75, 
1929 ’ 


(, °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. 


?/100 а НоО 

АТ/1000 М Н.О 

МО. 

к 3 со. 

к.зо. 

к,со. : 

МО. 

КХО,, 

35 

12,36 

0 

14,1 

0 

14,5 

0 

К,80 4 


Следы 

52,9 

Следы 

112,5 

Следы 

146,5 

К.,80 4 + КХ0 3 - 1,5Н 2 0 


0 

53,5 

0 

115,1 

0 

150,0 

к.,СО., - 1.5Н..0 

50 

14,6 

0 

17,1 

0 

17,6 

0 

К.,30 4 


Следы 

54,8 

Следы 

121,2 

Следы 

157,9 

К-,80 4 + К.,С0 2 • 1,5Н 3 0 


0 

54,8 

0 

121,2 

0 

157,0 

К„СО ;і ■ 1,5Н.,0 

75 

17,1 

0 

20,6 

0 

21,3 

0 

К-,50 4 


Следы 

57,6 

Следы 

135,8 

Следы 

176,9 

К.,80 4 + К,С0 3 - 1,5Н»0 


0 

57,7 

0 

136,4 

0 

177,7 

К 2 С0 3 ■ 1,5НчО 





Авт. 




Примечание. М. И. (±0,3°). т —несколько суток. Данные получены при участии 
\Ѵ. Е. Витке и Н. сіе Дорр. 
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К 2 5 0 4 -К,С0 3 — Н 2 0 


Е. А. Бызова, Учёные записки Лен. гос. педагогии, института им. Герцена, 
6 , вып. 3, 154—156 (1937) 


1. °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес 

о и 

г.л 

М'Ід'У) г Н,0 

( І 

МО. 

К 3 СО а 

МО. 

К.со 3 

МО. 

К.СО., 

0 

6,78 

0 

72,1 

0 

8,06 

0 

1,064 

К 2 3 0 4 


4,71 

6,88 

52,05 

70,0 

5,48 

10,07 

1,105 



3,33 

11,66 

37,5 

131,3 

4,20 

17,92 

1,126 

„ 


0,15 

45,6 

2,20 

690,1 

0,28 

110,4 

1,512 

„ 


Следы 

51,3 

Следы 

801,8 

Следы 

137,3 

1,564 

К 2 80 4 + К,СО ;Г 2Н.О 


0 

51,7 

0 

811,4 

0 

140,2 

1,566 

К.,СО ;! • 2Н,0 

30 

11,48 

0 

125,0 

0 

13,41 

0 

1,089 

К 2 80 4 


4,99 

10,64 

55,1 

117,6 

6,18 

16,69 

1,105 

„ 


4,21 

13,63 

50,14 

162,3 

5,35 

18,27 

1,191 

„ 


0,74 

33,1 

9,46 

423,3 

1,17 

67,0 

1,279 



Следы 

53,0 

Следы 

835,8 

Следы 

147,1 

1,577 

К 3 50 4 + К.,С0 3 -2Н.,0 


0 

53,3 

0 

842,0 

0 

148,8 

1,570 

КХО, • 2И 2 0 

50 

14,7 

0 

157,6 

0 

17,07 

0 

1,112 

К 2 3 0 4 


5,58 

12,71 

64,8 

147,8 

6,18 

20,39 

1,163 

„ 

і 

2,89 

22,29 

35,6 

275,8 

4,03 

39,1 

1,233 

„ 


0,98 

35,3 

13,38 

491,9 

1,61 

72,6 

1,365 

„ 


Следы 

54,7 

Следы 

867,5 

Следы 

158,8 

1,586 

К.,80 4 + К,С0. Г 2Н 2 0 

1 

0 

54,8 

0 

869,8 

0 

158,8 

1,586 

КХ0 3 - 2Н,0 

70 

16,9 

0 

185,9 

0 

20,58 

0 

1,120 

К.,80 4 


9,73 

7,02 

109,2 

78,8 

12,17 

11,05 

1,123 

?) 


4,28 

19,58 

51,3 

222,2 

5,87 

33,7 

1,201 

у 


1,26 

35,39 

22,9 

471,7 

1,80 

63,2 

1,333 



Следы 

57,1 

Следы 

912,5 

Следы 

174,5 

1,598 

К 2 80 4 + К,С0 3 -2Н 2 О 


0 

57,1 

0 

912,5 

0 

174,5 

1,598 

КХ0 3 • 2Н 2 0 


Авт. 



п Р и м е ч а и и е. М. И. (± 0,1°). х-3 часа при низких температурах, меньше — при высоких 
• емпературах. а определялся пикнометром. Анализ твердой фазы не производился. 
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К'цнсо,', СО; 


КНСО.— КіСО, —Н,0 


К'ЦНСО,’, со.» 


КНСОа-К.СОа—Н,0 


КЦНСОі, СОз * 
КНСОд— к 2 со 3 —н 3 о 
Ьп§;е1, Апп. сіііт. рЬуа. (6), 13, 369 (1888) 


/, "С 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. о/о 

г/л 

а кв!л 

ГІ 

КНСО, 

к,со 3 

КНСОз 

к 2 со 3 

КНСОз 

V» к,со. 

0 

18,69 

0 

211,7 

0 

2,115 

0 

1,133 

КНСО., 


12,94 

10,02 

153,0 

118,4 

1,528 

1,714 

Ы82 



10,53 

13,84 

126,6 

166,5 

1,265 

2,410 

1,203 



8,27 

19,21 

102,6 

238,4 

1,025 

3,450 

1,241 



5,82 

26,19 

75,6 

340,0 

0,755 

4,920 

1,298 



4,35 

31,81 

58,7 

429,4 

0,586 

6,214 

1,350 

)> 


3,51 

36,87 

49,1 

515,5 

0,490 

7,46 

1,398 



2,59 

41,76 

37,5 

604,6 

0,375 

8,750 

1,448 



0 

52,77 

0 

813,7 

0 

11,775 

1,542 

К 2 С0 3 • «Н 2 0 







Авт. 




Примечание. М. И. т=24 часа (с пропусканием через раствор СО,.). ЗеМеІІ (1940 г.) отме¬ 
чает, что по К 2 С0 3 значения очень завышены сравнительно с другими литературными данными. 


КНСОд— к 2 со 3 —н 2 о 

М. АррІеЬеу, К. Ьапе, Л. СЬет. 8ос., Тгапз., 113, 617 (1918) 




Жидкая фаза 



1 , °с 

вес. °!о | 

г}А 

І а 

Твердая фаза 

КНСОзІ 

к 2 со 3 і 

КНСОзІ 

к 2 со 3 

(выч.) 

18 

23,54 

1,12 

280,6 

13,3 

1,192 

КНСОз 


23,66 

1,24 

282,5 

14,85 

1,194 

„ 


22,78 

2,13 

272,4 

25,5 

1,196 

>> 


21,73 

3,94 

262,3 

47,5 

1,207 



19,22 

8,37 

237,0 

103,2 

1,233 

І и 


18,65 

9,22 

230,7 

114,1 

1,237 

„ 


18,30 

10,06 

227,6 

125 Л, 

1,244 

1 „ 


17,46 

11,62 

219,0 

145,7 

1,254 

„ 


16,14 

13,25 

203,2 

166,8 

1,259 

и 


14,09 

17,12 

181,0 

220,0 

1,285 

і ” 


12,03 

21,91 

158,9 

289,4 

1,321 

„ 


11,38 

23,25 

151,3 

309,2 

1,330 



7,73 

32,32 

108,4 

453,5 

1,403 

” 


4,66 

41,09 

68,9 

607,7 

1,479 

» 


4,28 

42,92 

64,1 

643,0 

1,498 

1 „ 


3,57 

46,00 

54,6 

704,3 

1,531 

„ 


2,73 

50,61 

43,1 

800,2 

1,581 

КІ 1С0 3 + 2КНСО. • К 2 С0 3 • ЗН.О 
2Кнсо 3 -к 2 со 3 -зн 2 о 


2,59 

50,89 

40,9 

805,1 

1,582 


2,20 

51,72 

35,0 

822,8 

1,591 

» 


2,08 

51,90 

33,1 

825,8 

1,591 

2К1-ІСО д . К,С0 3 . ЗН 2 0 + К,С0 : , • 2Н 2 0 


0,77 

52,72 

12,2 

836,2 

1,586 

К 2 С0 3 • 2Н а О 


0,37 

53,01 

5,9 

Ав 

840,8^ 

т. | 

1,586 

и 


Примечание. М. И. т=40—210 час.Содержание Со", дополнительно участвовавшего в си¬ 
стеме, менялось в пределах ОД—0,2 г/л. Во всех опытах в твердой фазе присутствовало еще соедине¬ 
ние К 2 Со(С0 3 ),’4Н 2 0. 

* Гомогенные равновесия при различных температурах и давлениях СО, см.: 1) Р. Сагаегоп, 
и В гіеет, 1 . РМ-з. Сііеіп., 5, 535—555 (1901); 2) ѴѴаікег, Вгау, іоііпбіоп, і. Ат. Сііет. Зое., 49 , 1235 
(1927); 3) 3. Огуйеп, Л. Зое. СЬеш. Іпсі„ 68, 59—62 (1947). 


КНСО 3 — К 2 С 0 3 —н 2 о 

А. и О. нт, X Аш. СНеш. 8ос., 49, 968 (1927) 


Жидкая фаза 


I, "С 


вес. °|о 


кнеоз 

к,со 3 

ГІ 


26,55 

0 

1,180 

19,31 

10,00 

1,228 

15,45 

16,98 

1,272 

12,19 

23,36 

1,316 

7,35 

34,71 

1,402 

4,44 

43,89 

1,484 

2,21 

51,79 

1,558 

0 

52,74 

1,555 

29,93 

0 


14,83 

22,92 

1,325 

7,86 

37,57 

1,437 

3,88 

51,44 

1,565 

0 

53,66 

1,557 


Авт. 


Твердая фаза 


КНСОз 


Ь 

>) 


КНСОз+ К 2 С0 8 .1,5Н 2 0 
К 2 С0 3 • 1,5Н 2 0 
КНСОз 


КНСО. + К 2 С0 3 • 1,5Н а О 
К 2 СО.. 1,5Н,0 


Примечание. М. И. Анализ твердой фазы; хим. 


КНСОз— к 2 со 3 —Н 2 0 


О. ТакайазШ, Виіі. ітр. Ну%. ІаЬ., Токуо, 29, 165 (1927) 


1. ”С 

°1о СО я 
в газе 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. 

°|о 

вес. ”/„ 

(І 

кнео. 

К,С0 3 

С0„ 

К.о 

50 

__ 

36,04 

0 



1,2439 

КНСО. 


99,5 

30,47 

3,84 

14,62 

16,95 

1,241 



80 

22,63 

13,05 

14,10 

19,54 

1,282 



60 

15,04 

23,84 

14,20 

23,32 

1,352 



•50 

8,49 

34,12 

14,60 

27,25 

1,401 



22 

4,30 

43,67 

15,80 

31,79 

1,494 



20 

2,44 

50,86 

17,27 

35,81 

1,512 



18 

1,86 

53,64 

17,90 

37,43 

1,570 

КНСОз + К 2 С0 3 -2Н,0 


16 

1,64 

54,48 

18,07 

37,90 

1,569 

К 2 С0 3 • 2Н 2 0 


0„ 

0 

55,73 

17,78 

38,00 

1,570 


70 

99,5 

43,37 

0 

16,87 

20,45 

1,301 

кнсо„ 


80 

25,45 

15,67 

16,18 

22,65 

1,335 



60 

19,24 

24,85 

16,37 

25,99 

1,315 



55 

14,02 

33,57 

16,85 

29,47 

1,430 



50 

6,61 

48,79 

18,44 

36,36 

1,550 



26 

4,22 

54,34 

19,16 

39,02 

1,575 

КНСОз+ К 2 С0 3 .2Н 2 0 


22 

4,67 

54,51 

19,41 

39,34 

1,588 



0 

0 

58,13 

18,48 

39,65 

1,590 

К 2 С0 3 • 2Н а О* 






Авт. 




Примечание. Заимствовано из справочника Зеісіеіі’а, стр. 727, 1940. 
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К- II несу, со/ 


КНСО,,— К 2 С0 3 -Н 2 0 К' II НС0 3 ' , СОз" 


КНС0 3 -К 2 С0,— Н 2 0 


кнсо а -к,со а —н 2 о 


Л. Е. Тсеріе, ТНе іпбизігіаі Осѵеіоршепі оі Зеагіез Ьаке Вгіпез, стр. 132,1929 



Жидкая фаза 


/, °с 

вес. 

| г/100 ; 

? н 2 о 

ЛГ/1000 м н,о 

Твердая фаза 

1 

кнсо„ 

к 2 со : , 

КНСО, 

і 

к,со 3 

2КНС0 3 

К.со Л 


35 

28,9 

5,1 

4,3 

0 

0 

48,6 

50,8 

53,5 

40,7 

10.9 

9,6 

0 

0 

105,0 

113.1 

115.2 

36,6 

9,8 

8,6 

0 

0 

136,8 

147,3 

150,0 

КНСОз 

кнсо 3 + 

+ 2КНС0 Г К.,С0 3 -ЗН.,0 
2КНСО, • КоСО, • зн 2 0 + 

+ К.,С0 3 ■ 1,5Н,0 

К., СО ѵ 1,511,0 




Авт. 



... Примечание. ЛТ. И. (± 0,3°). т — несколько суток. Данные получены при участии 
\Ѵ. Е. Витке и Н. Де Корр. 


кнсо 3 -к 2 со л — н 2 о 

А. ІШ1, И. Аш. СЬсш. 5ос„ 52, 3819—3820 (1930) 


/, °с 

Жидкая ф 

вес. о и 

кнсо 3 1 к 2 со ; , 

аза 

а 

Твердая фаза 

5 

20,15 

0 

Ы37 

КНСО, 


2,55 

46,38 

1,509 



1,96 

49.65 

1,542 

КНСОз + 2КНС0 3 • К., СО, • 1,5Н..О 


1,90 

49,91 

1,543 

2КНСО, • К„С0 3 • 1,5Н 2 0 " 


1,77 

50,03 

— 



1,72 

50,59 

1,155 

2КНС0 3 ■ К.,С0 3 • 1,5Н.,0 + К,С0 3 • 1,5Н.,0 


0 

51,53 

1,543 

КоСОд ■ Г.5Н..0 ‘ 

25 

26,78 

0 

1.187 

КНС0 3 ‘ 


19,31 

10,00 

1,228 



15,45 

16,98 

1,272 



12,19 

23,36 

1,316 



7,35 

34,71 

1,402 



4,67 

42,82 

1,485 



4,41 

43,89 

1,484 



3,51 

47,20 

1,526 



3,56 

48,14 

1,538 



3,33 

49,48 

1,545 

КНСОд + 2КНС6 3 ■ К.,С0 3 • 1,5Н а О 


3,22 

49,77 

1,549 

2КНС0 3 ■ К.,СОд • 1,5Н 2 0 


3,02 

50,28 

1,554 



2,85 

50,77 

1,562 



2,64 

51,23 

1,563 

2КНС0 3 • К., СО, ■ 1,5Н 2 0 + К., СО, • 1,5НчО 


0 

52,77 

1,559 

КчС0 3 ■ 1,5Н„0 “ 

35 

29,60 

0 

1,200 

КНС0 3 " 


28,82 

0,97 

1,208 

V 



Авт. 




Продолжение 


і. °С 

> 

вес 

КНСОз 

Кидкая фа 

• °> 

к 2 со 3 

за 

(І 

Твердая фаза 

35 

22,10 

10,04 

1,252 

КНСОз 


14,21 

23,04 

1,329 

„ 


7,50 

37,73 

1,441 

» 


4,27 

48,93 

1,548 



4,27 

49,51 

1,556 

КНСО, + 2КНС0з • К„С0 3 ■ 1,5Н.,0 


3,92 

50,00 

1,556 

2КНС0 3 ■ К 2 С0 3 • 1,5Н 2 0 


3,62 

50,58 

1,564 

» 


3,48 

50,99 

1,563 

„ 


3,26 

51,68 

1,573 

2КНС0 3 ■ К„С0 3 • 1,511.,О + К,С0 3 • 1,5Н а О 


0 

53,56 

1,560 

“ К.,СОз- 1.5Н..О 

50 

(34.2) 

0 

— 

‘ КНСО,- 


5,77 

49,65 

1,565 

КНСОд + 2КНС0 3 • К., СОз ■ 1,5Н.,0 


4,97 

50,92 

1,569 

2КНС0 3 . КоСОд - 1,5Н 2 0 


4,40' 

51,97 

1,581 

„ 


3,83 

52,85 

1,584 

2КНС0 3 ■ К 2 С0 3 ■ 1.5Н..0 + К 2 С0 3 ■ 1.5Н..0 


0 

54,8 

— 

К' 2 С0 3 • 1,5Н 2 0 



Авт. 




Примечание. М. И. т = 2 суток. Состав 2КНС0,,.К 2 С0 3 . 1,5Н 2 0 установлен химическим 
анализом. 


кнсо 3 —кхо 3 —н.,о 


3. 11. Старкова. ЖОХ, 1, вып. 6, 749 (1931) 


і , °С 

Жидкая ф і 

вес. о.'о 

за 

(І 

Твердая фаза 

КНСОз 

к,со 3 

42 

31,70 

0 

1,234 

КНСОз 


28,47 

2,64 

1,234 

„ 


26,03 

5,22 

1,238 

„ 


24,65 

7,07 

1,248 

„ 


21,56 

10,53 

1,248 

,, 


19,30 

14,54 

1,278 



16 55 

19,69 

1,306 



15,36 

22,15 

1,332 

„ 


12,71 

26,34 

1,352 



10,96 

30,72 

1,388 



9,03 

34,14 

1,402 



7,20 

37,42 

1,442 



5,20 

43,90 

1,490 

» 


3,90 

46,90 

1,526 

„ 


2,46 

51,10 

1,610 

КНСОз + к., СО, - 1,5Н,0 


0 

55,5 

1,598 

К 3 С0 3 '1,5Н 2 0 



Авт. 




Примечание, М. И. (± 0.3°). т=15—16 час. Анализ твердой фазы: М. О. 


А і 
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К', КЬ’ЦСГ 


КСІ—НЬСІ— Н,0 


К', Ш-, II Р 1 


КР-Ш.Р—Н,0 


К ||В*0?, В 6 0в 


К2В4О7—К В5О8—н 2 о 

Л Е. Тееріе, ТЬе іпсіизігіаі Оеѵеіоршепі о! 8еаг1ез Ьаке Вгіпез, стр. 144,1929 



[ Жидкая фаза 


и ’с 

| вес. 

1 г/100 г Н 2 0 

| Л1/10С0 М Н,0 

Твердая фаза 


1 к 2 в,о. 

1 КВ,о. 

1 к 2 в,о. 

1 КВ,о. 

1 к 3 в, 0 , 

1 2КВ,О а 


35 

17.6 

18,1 

0 

0 

6,1 

4,8 

21,3 

23,8 

0 

0 

8,0 

5,0 

16,4 

18,3 

0 

0 

3,2 

2,0 

К,В 4 0 7 • 4Н а О 

К 2 В 4 О т • 4Н 2 0 + К 2 0 • 5В 2 0 3 • 8Н,0 
К 2 0 • 5В 2 0з • 8Н 2 6 




Авт. 



• I I 

Примечание. М. И. ( ± 0,3°). т — несколько суток. Данные получены при участии 
ѴѴ. Е. Витке и Н. де Корр. 


К , Ш>ЦСГ 
КСІ—кьсі— н 2 о 

1. О’Апз, Р. ВизсЬ, 2. апог§. СЬеш., 232, 361 (1937) 



Жидкая фаза 

Твердая фаза 

(, °с 

вес. °І о 

мол.°/оот 2 солей) М/Ю0ОМ Н а О 

МОЛ. °ІО 

формулы 


КСІ 

Кьсі 

КСІ 

К^СІ 

ЖСІ 

2ДЬС1 

2КС1 

25 

(26,47) 

0 

100 

0. 

(43.5) 

О 

100 

КСІ 


21,53 

9,30 

79,2 

20,8 

37,6 

10,0 

97,6 

(К, КЪ) СІ 


18,06 

16,79 

63,5 

36,5 

33,5 

19,2 

92,6 



14,06 

25,26 

47,4 

52,6 

28,0 

31,0 

84,5 



10,71 

31,80 

35,3 

64,7 

22,5 

41,2 

67.3 



7,92 

37,42 

25,5 

74,5 

17,5 

51,0 

41,8 



4,57 

42,26 

14,9 

85,1 

10,4 

59,3 

15,5 

м 


0 

(48,48) 

0 

100 

0 

(70,1) 

0 

КЬСІ 




Авт. 



Примечание. М. И. Анализ жидкой фааы: на СІ' и сумму солей; малые количества НЬ* — 
в виде силикомолибдата. Анялиѳ твердой фазы: микр. и хим. 


ксі—кьсі-н 2 о 

С. 3. Макаров, Ф. М. Перельман, Т. К. Легкова, Изв. ОХН АН СССР, № 2, 
234—236 (1941) 


1 , *с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. о/» 

г /100 г солей 

вес. «/о 
КЬСІ 

формулы 

КСІ 

КЬСІ 

ксі 

КЬСІ 

100 

35,9 

0 

100 

0 

0 

КСІ 


31,15 

10,25 

75,24 

24,76 

— 

(К, КЬ) СІ 


27,81 

15,77 

63,82 

36,18 

4,8 



25,07 

20,37 

55,17 

44,83 

14,0 

„ 


21,86 

25,70 

45,96 

54,04 

24,0 

*» 


18,49 

29,79 

38,29 

61,71 

35,2 



15,23 

37,99 

28,61 

71,39 

50,0 



13,40 

39,73 

25,22 

74,78 

61,0 



8,95 

46,29 

16,20 

83,80 

74,2 



6,32 

50,81 

11,06 

88,94 

84,0 



3,64 

54,66 

6,24 

93,76 

93,6 

КЬСІ 


0 

58,14 

0 

100 

100 


Авт. 



Примечание. М. И. 


К\ВДР / 
кр-ічн 4 р— н 2 о 


Н. М. Наешііег, А. IV. .ІасЬе, .1. Аш. СЬеш. 8ос., 72, 4137 (1950) 


/, "С 

Жидка» 

вес. 

КР 

г фаза 

'Чо 

ЫН.Р 

Твердая фаэп 

25 

48,96 

0 

КР■2Н 2 0 


48,76 

1,70 

, 


48,63 

3,49 

.. 


48,15 

6,53 

- 


48.42 

8,04 



48,44 

8,75 



47,63 

8,97 

» 


47,88 

10,08 

» 


47,93 

10,77 

(КР-2Н 2 0 + ИН 4 Р) 


47,04 

10,94 

(ИН 4 Р) 


47,39 

11,09 

ш 


44,88 

11,98 



45,09 

12,14 



42,93 

12,92 



43,28 

13,12 



41,45 

13,62 



41,26 

13,77 



40,82 

13,93 



39,29 

14,41 

у 


38,63 

14,85 



35,43 

16,88 



35,01 

17,07 



31,41 

18,60 

„ 


29,92 

20,37 

>. 


27,57 

22,52 



23,76 

26,44 



19,65 

28,49 



16,85 

31,59 

„ 


10,69 

36,03 

» 


4,57 

41,27 

„ 


1,48 

42,92 

„ 


0 

44,85 

Н 


Авт. 



Примечание. М. И. Анализ жидкой фазы: N11—перегонкой из щелочного раствора, 
К*“•прокаливанием с Н 38 О 4 , а затем с (МН^СОз при 600 е . Анализ твердой фазы; М. О. 
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К', Ш/ЦСГ 


КС1—ЫН,С1—Н 2 0 


К\МН*ЦС1' 
КСІ— МН 4 С1—Н,0 

А. Роск, 2. Кгухі. ипй Мінег., 28, 353 (1897) 


Жидкая фаза 


Твердая фаза 


вес. 

КСІ I 

0 

ын.сі 

| М/.г 

1 КСІ 1 ГШ.С1 

индексы 

КСІ 

(І 

МОЛ. О/о 

КСІ 

формулы 

26,35 

0 

4,1731 

0 

100 

1,1807 

100 

КСІ 

24,95 

1,95 

3,9185 

0,4261 

90,59 

1,1710 

98,79 

(К, ИН 4 )С1 

23,85 

3,03 

3,7355 

0,6612 

84,96 

1,1675 

97,89 


23,56 

7,68 

3,6623 

1,6639 

65,74 

1,1591 

93,82 


20,40 

11,11 

3,1453 

2,3874 

53,41 

1,1493 

91,10 


17,81 

12,84 

2,7372 

2,7505 

48,37 

1,1461 

89,47 


13,84 

17,31 

2,1146 

3,6865 

36,44 

1,1391 

82,14 


10,31 

20,41 

1,5662 

4,3427 

26,51 

1,1326 

39,80 

КС1 + МН 4 С1 

10,85 

21,57 

1,6489 

4,5674 

26,52 

1,1329 

23,12 


9,88 

23,28 

1,4899 

4,8932 

20,90 

1,1245 

2,49 

(N44, К)С1 

8,90 

23,09 

1,3386 

4,8386 

17,86 

1,1212 

2,21 


4,82 

25,29 

0,7125 

5,2040 

12,04 

1,1009 

1,15 


2,86 

29,38 

0,4188 

5,9927 

6,55 

1,0912 

0,67 


0 

25,38 

0 

-- 

5,1083 

0 

1,0768 

0 

КН 4 С1 


Примечание. М. И. (± 0,1°). т = 1—7 суток. Растворы перемешивались с синтетически 
приготовленными смешанными кристаллами. 

ксі-іѵн 4 сі— н,о 

ВіЧг, Е . Магкиз, 2. апогд. Сііет., 71, 174 (1911); Каіі, № 22, 499 (1911) 

__Жидкая фаза Твердая фаза 

I' °С_5? с - °:о | г/100 г солей мол. 11 о от 1 солей Л1/1000 М Н 2 0 вес. ° і0 , ш)л 0 

КСЛ ІИН.С1І КСІ ІШ.С1 КС1 | ИНіСІ ~КС1 | ЫН.СІ ІшТіСн/Гірнісі Формулы 


вес. I а,ТОО 
КСІ | N1-1,011 КСІ 

25 22,29 5,13 81,29 

20.40 7,00 74,45 
18,04 11,00 62,12 
16,11 13,7353,99 
14,53 15,46 48,45 
12,16 19,5438,36 
10,49 22,04 32,25 

10.40 21,68 32,42 

10.48 21,95 32,32 

6.48 24,30 21,05 


і 1,21 1,7 

і 2,22 3,1 

і 4,00 5,5 

5,89 8,0 

7,24 9,8 

11,20 14,9 
16,90 22,1 
26,04 32,9 
97,60 98,3 
98,28 98,8 


(К, ИН 4 )С1 


I Авт. I 

Примечание. М. И. с — около 1 суток. 

ксі-мн 4 сі-н 2 о 

к. Иуесіа, Огі^таі сошшші. 8 іпіепі. Соіщгсзз аррі. сііешізігу, зесі. ЮЬ, 22, 
2(37 1 1912 1 


Жидкая фаза 
N Н 4 (Г1/І00 г солей 


__Твердая фаза 

■г N11*01/100 ? солей I 


25° | 

65 е | 

9о® 1 

2.5* | 

65® 

| 90° 

10,4 

11,6 

23,7 

0 

0 

2,7 

26,9 

25,0 

31,0 

0 

і,б 

6,0 

49,7 

42,8 

39,0 

4,5 

8,1 

9,0 


формулы 

(К.ИН 4 )С1 
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К', Ын/1| сі 


КСІ - Ын.сл -Н,0 



333 






ксі—га 4 сі—н 2 о 

Бергман, Л. Б. Полякова, Калий, № 7, 32—34 (1934) 


К\ Ш,- II С1 


КСІ—КН.СІ— Н,0 


К - , КН 4 ‘ 1СІ' 


КСІ—МН 4 С1— Н 2 0 

М. М. Ярлыков, ЖПХ, 7, вып. 6, 903 (1934) 


ксі—ын 4 сі—н*о 
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О 

04 


С 

а 


1 , °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. 

»!• 

г/ЮО г Н 2 0 

М/л 

а 

ксі 

1Ш 4 С1 

ксі 

N11,01 

ксі 

КН 4 С1 

0 

21,94 

0 

28,10 

0 

3,43 

0 

1,1642 

КСІ 


15,86 

7,91 

20,80 

10,37 

2,41 

1,67 

1,1316 

» 


9,94 

17,47 

13,69 

24,07 

1,49 

3,65 

1,1162 

КСІ + N^01 


8,08 

18,76 

11,04 

25,65 

1,20 

3,88 

1,1057 

БІН 4 С1 


0 

23,02 

0 

29,9 

0 

4,58 

1,066 

* 

25 

26,69 

0 

36,40 

0 

4,12 

0 

1,1775 

КСІ 


19,22 

8,81 

26,71 

12,24 

2,98 

1,9 

1,1540 

V 


14,95 

• 15,11 

21,37 

21,60 

2,29 

3,23 

1,1417 

- 


11,05 

21,56 

16,40 

32,0 

1,68 

4,57 

1,1322 

» 


10,60 

22,03 

15,73 

32,70 

1,60 

4,67 

1,1322 

КС1 + ЫН 4 С1 


9,92 

22,30 

14,64 

32,9 

1,50 

4,71 

1,1282 

ЫН 4 С1 


0 

28,62 

0 

40,1 

0 

5,70 

1,1064 

» 

45 

29,14 

0 

41,13 

0 

4,68 

0 

1,1956 

КСІ 


24,86 

5,33 

35,6 

7,62 

3,93 

1,17 

1,1775 

» 


18,08 

14,72 

26,9 

21,90 

2,79 

3,17 

1,1506 

» 


11,14 

25,25 

17,51 

39,70 

1,70 

5,35 

1,1350 

КС1 + ЫН 4 С1 


5,05 

29,06 

7,67 

44,1 

0,75 

6,02 

1,1075 

ЫН 4 С1 


0 

32,43 

0 

48,0 

0 

6,58 

1,1085 

» 

65 

31,93 

0 

46,9 

0 

5,18 

0 

1,209 

ксі 


23,62 

10,31 

35,76 

15,60 

3,74 

2,27 

1,1788 

» 


19,22 

17,32 

30,3 

27,30 

2,96 

3,74 

1,1526 

» 


11,24 

28,99 

18,8 

48,5 

1,72 

6,18 

1,1390 

КС1 + ИН 4 С1 


0 

36,10 

0 

56,5 

0 

7,35 

1,086 

Ш 4 С1 

85 

6,78 

28,69 

10,50 

44,45 

1,12 

6,60 

1,230 

КСІ + ИН 4 С1 

90 

34,43 

0 

52,5 

0 

5,66 

0 

1,2184 

КСІ 


24,59 

12,83 

39,3 

20,5 

3,88 

2,83 

1,1760 

и 


19,14 

21,80 

32,4 

36,9 

2,96 

4,7 

1,1547 

» 


11,89 

32,80 

21,5 

59,31 

1,85 

7,10 

1,1570 

КС1 + ИН 4 С1 


10,06 

34,04 

18,0 

60,9 

1,55 

7,29 

1,1450 

Ш 4 С1 


0 

40,52 

0 

68,1 

0 

8,35 

1,1020 

» 






Авт 





П р им е ч а ни е. М. И. (± 0,1°).-см8 час. 
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К’, Ш/ИСГ 


КСІ-ЫН.СІ-Н.О 


К'. Ш/ЦС1' 


КС1—N^01—Н„0 


КС1—ЫН 4 С1~Н 2 0 


Е. И. Ахумов, М. П. Головков, ЖОХ, 6, вып. 4, 545 (1936) 


1 , °с 

вес. 

КС1 

Жидкая фаза 

°/0 

ЫН.С1 

°'о ксі 

от 2 солей 

1 п 

Твердая фаза 

15 

24,76 

0 

100 

1,3705 

! 

ксі 


21,90 

3,15 

87,43 

1,3707 



19,55 

6,35 

75,49 

1,3728 

ѵ 


17,45 

9,40 

65,00 

1,3757 



14,85 

13,50 

52,39 

1,3799 

ѵ 


(10,60) 

(20,30) 

34,31 

1,3880 

КСІ -г- М-І.сі 


5,30 

22,90 

18,86 

1,3862 

ЫН 4 С1 


3,20 

24,20 

11,67 

1,3849 



0 

26,05 | 

0 

1,3816 



Авт. 



Примечание. М. И. (± 1°). х —несколько месяцев (с периодическим встряхиванием). 
Анализ твердой фазы: микр. /г — коэффициент преломления. 


КСІ— Ш 4 С1—Н 2 0 


К. Ріа», О. Вигкііаіч», Неіѵеііса Сіііш. Асіа, 27, 1606 (1944) 



Жидкая фаза 

| Твердая фаза 

и °с 

вес. 

°о 

ЛГ/ЮОЭ ЛГ Н,0 

индексы 1 

МОЛ. °'о I 











формулы 











КСІ 

ЫН.СІ 

ксі 

ЫІі.Сі 

ксі 

н,0 

КСІ 

ЫН.С1 


25 

26,63 

0 

87,7 

і 

0 

100 

1140 

100 

! 

0 

КСІ 


21,61 

6,00 

72,1 

27,9 

72,1 

1000 

97,0 

3,0 

(К,ИН 4 ) С1 


21,03 

7,17 

70,8 

33,6 

67,8 

958 

97,5 

2,5 



16,42 

12,97 

56,2 

61,9 1 

47,6 

847 

90,8 

9,2 



15,72 

1 4,47 

54,4 

69,8 

43,8 

805 

89,0 

11,0 



12,46 

19,44 

44,2 

96,1 

31,5 

713 

80,6 

19,4 



11,76 

20,16 

41,7 

99,7 

29,5 

707 

77,6 

22,4 



10,88 

21,40 

38,8 

106,4 

26,7 

689 

73,4 

26,6 



10,74 

22,16 

38,7 

111,2 

25,8 

667 

1,4 

98,6 

(КН 4 , К)С1 


9,86 

22,53 

35,3 

112,2 

23,9 

678 

1,5 

98,5 



6,28 

24,77 

22,0 

120,9 

15,4 

700 

0,9 

99.1 

у 


0 

28,44 

0 

133,9 

0 

747 

0 

100 

Ш4 4 С1 







Авт. 




Примечание. Методика не описана. 
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Продолжение 
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15 й соответственно равен: 1.257, 1,184 и 1,134. Составы твердой фазы в мол. »| 0 : №10-3,5°|о КС1, №20 2,5 »іо 


К', ШЛІ50.» 


к,зо 4 —(лн^зо,—н,о 


К', N11, || Вг' 
КВг—ЫН 4 Вг—Н 2 0 
А. Роск, 2. Кгузі. ипй Міпег., 28, 357 (1897) 


КВг 

N1^ 

КВг 

40,54 

0 

4,6862 

40,28 

0,47 

4,6522 

39,04 

1,79 

4,5051 

37,64 

3,74 

4,3390 

32,15 

11,15 

3,7043 

25,31 

19,10 

2,9167 

19,06 

25,26 

2,2021 

18,92 

27,71 

2,1855 

16,86 

30,34 

1,9501 

16,13 

31,38 

1,8671 

13,05 

34,91 

1,5096 

0 

41,93 

0 


Жидкая фаза 
М/л 

СВг | Ш.Вг 


индексы 

КВг 


0 

100 

1,3756 

100 

0,0653 

98,62 

1,3745 

99,74 

0,2515 

94,71 

1,3733 

98,73 

0,5237 

89,23 

1,3721 

96,98 

1,5596 

70,37 

1,3711 

91,58 

2,6750 

52,16 

1,3715 

82,80 

3,5463 

38,31 

1,3753 

72,02 

3,8911 

35,97 

1,3753 

67,47 

4,2631 

31,39 

1,3766 

60,55 

4,4130 

29,73 

1,3777 

Перемен¬ 

ный 

1,47 

4,9061 

23,53 

1,3766 

5,8914 

0 

1,3763 

0 


Твердая фаза 

формулы 

К8г 

(К, N14,^ 


13,05 34,91 1,5096 4,9061 23,53 1,3766 1,47 (ЫН,, КШг 

0 41,93 0 5,8914 0 1,3763 0 ЫН,Вг 

4 У . I 1 

Авт. 

Примечание. М. И. (± 0,1°). х^і— 7 суток (при перемешивании с синтетически пригото¬ 
вленными смешанными кристаллами). 

КВг—ЫН 4 Вг—Н 2 0 

К. Ріаіі, О. ВигкЬагсІІ, Неіѵеііса СШш. Асіа, 27, 1607 (1944) 

I _ Жидкая фаза ____ I _Твердая фаза 


_ Жидкая фаза _____Т 

вес. о/о Л1/1000 М н 2 0 индексы мол. о'о 

КВг | N 11,61 К иг I N11,Вг N Н,Вг | Н 2 0 КВг | ЫНГвТ 


формулы 


КВг 

(К. N11,) Кг 


(N11,, К) Вг 


Примечание. Методика не описана. 

К\ МН;||80" 

Кг80 4 —(ЫН 4 ) 2 80 4 —Н 2 0 
Р. КіійогИ, Вег., 6 , 485 (1873) 


Жидкая фаза _ Жидкая фаза 

°С вес. о/о Твердая фаза I, °С вес. Твердая фаза 

_ К 2 30, | (N^>,30, _ К 2 30, | (NN,1.80, _ 

19,1 4,94 33,26 (ЫН 4 , К) 2 80 4 19,1 2,63 38,88 (ЫН,, К) 2 80, 

4,76 33,61 „ 2,05 40,80 

4,40 35,22 » 1,77 41,15 

3,39 37,97 » _ 

Авт. Авт. 

Примечание. Метод — охлаждение растворов. Аналиа твердой фазы не производился. 


Л 






К 2 50 4 —(ЫН 4 ) 2 50 4 —Н 2 0 


А. Роск, 2. Кгузі. иші Міпег., 28, 375—376 (1897) 



Жидкая фаза 

Твердая фаза 

1 , °с 

< вес. 

°'о | 

М/л | 

Ж/1000 М Н 2 0 | 

индексы 


МОЛ. 0,0 

формулы 


К 2 30, 

(МН 4 ) 2 80 4 

К 2 80 4 | 

(>Ш 4 ) 2 50 4 

К 2 80 4 

(ЫН 4 ) 2 3 0 4 

К 2 80 4 

н 2 о 

С І 

К 2 80 4 

— 17 

11,12 

10,43 

1 


14,65 

18,12 

44,7 

3052 


89,40 

(К, ГШ 4 ),50 4 


9,09 

12,90 

— ; 

_ 

12,04 

22,54 

36,97 

2892 

— 

88,40 



8,42 

15,23 

— і 


11,41 

27,20 

29,6 

2590 

— 

86,30 



8,25 

16,22 

— 


11,29 

29,28 

27,8 

2465 

— 

85,86 



8,16 

16,82 

— 

— 

11,25 

30,57 

26,9 

2391 

— 

86,10 



8,23 

17,86 

— 

_ 

11,52 

32,96 

25,9 

2248 

— 

84,23 



7,995 

19,66 

— 

— 

11,42 

37,04 

23,57 

2064 

— 

81,26 



5,72 

28,14 

— I 

_ 

8,942 

58,00 

14,36 

1494 

— 

68,64 

» 


5,27 

30,89 

_ 1 

— 

8,538 

65,96 

11,46 

1342 

— 

64,93 

„ 


4,93 

32,28 

- ! 

— 

8,119 

70,09 

10,60 

1279 

— 

58,03 

„ 


4,34 

35,03 

— ; 

— 

7,408 

78,79 

8,59 

1160 

— 

52,14 

„ 


4,15 

38,36 

— 

— 

7,469 

90,96 

7,59 

1016 

— 

50,47 

у 

15 

4,34 

36,79 

— 

— 

7,622 

85,2 

7,42 

1077 

— 

35,99 

(ЫН 4 , К) 2 50 4 

15,5 

4,34 

35,62 

— 

— 

7,480 

80,9 

7,27 

1131 

— 

30,11 


16 

2,57 

38,32 

— 


4,494 

88,4 

4,84 

1076 

— 

23,50 


13 

2,39 

38,66 

— 

— 

4,196 

89,4 

4,48 

1068 

— 

17,80 

„ 

13,5 

2,24 

39,51 

— 

— 

3,980 

92,5 

4,13 

1036 

— 

18,31 


14 

1,35 

40,54 

— 

— 

2,394 

95,1 

2,46 

1026 

— 

9,40 

у 

15 

0,40 

41,76 

— 

— 

0,693 

98,4 

1,00 

1009 

— 

2,40 

V 

25 

11,77 

0 

0,734 

0 

— 

— 

100 

— 

1,0863 

100 

К 2 50 4 


11,90 

5,39 

0,767 

0,4580 

— 

— 

62,61 

— 

1,1235 

94,38 

(К, ЫН 4 ) 2 50 4 


11,81 

10,06 

0,7785 

0,8746 

— 

— 

47,10 

— 

1,1487 

91,28 

. V 


13,32 

15,38 

0,911 

1,387 

— 

— 

21,38 

— 

1,1920 

86,77 

» 


7,01 

23,41 

0,483 

2,126 

— 

— 

18,50 

— 

1,2000 

80,05 

0 


5,89 

27,53 

0,411 

• 2,532 

— 

— 

13,95 

-- 

1,2154 

77,92 

. 


4,83 

28,95 

0,340 

2,685 

— 

— 

11,13 

— 

1,2257 

68,63 

у 


4,93 

32,17 , 

0,347 

2,986 

— 

— 

10,40 

— 

1,2266 

65,95 

» 


Ын 

рйан 

вин 

нйиі 

нн 

ні 

ін 

Ні 

■н 




/ 

1 3 23 

I 38,09 

1 0.231 

3,650 



5,98 

1 

1,2465 

27,53 , 

(МН 4 . К)..50і 


' 2,10 

40,70 

0,150 

3,841 

— 

— 

3,75 

— 

1,2470 

15,93 



0 

43,51 

о 

4,100 

— 

— 

0 

_ 

1,2453 

_ ^ 

(МН 4 ).,50 4 

30 

3,80 

38,05 


— 

6,755 

89,2 

7,04 

1042 

— 

30,34 

|МН 4 , К),50 4 


1,38 

40,97 


— 

2,483 

96,9 

2,50 

1006 

_ 

7,00 



0,31 

41,09 


— 

0,553 

95,6 

0,57 

1040 

_ 

| 2,00 


46 

3,48 

40.53 

— ; 

— 

6,432 

98,7 

6,12 

951 

_ 

! 20,82 


47 

2,78 

41,79 

— 

— 

5,185 

102,8 

4,80 

926 

— 

і 18,50 







Авт. 




Авт. 



Примечание. М. И. (± 0,1°). т = 1—7 суток для 25”. 


К 2 80 4 —(МН 4 ) 2 80 4 —Н 2 0 


А. Ч'еаіоп, 1. Сііегп. 5ос., 121—122, 1229 (1922) 



Жидкая фаза і 

| Твердая фаза | 


Жидкая фаза I 

Твердая фаза 

1, °с 

вес. »1о 

О 

О 

солей 1 

вес. 0 1 о 


(, °с 

вес. чі 0 

г/100 г 

солей 

| вес. о,о 



К-80. (ЫН 4 ),80 4 

К 2 80 4 1 

н 2 о 1 

К а 80 4 |(ЫН 4 ) г 80 4 

формулы 


К,80 4 |(ЫН 4 ) 2 $0, 

К,80 4 1 

Н 2 0 

К,80 4 |(ЫН 4 ) 2 80 4 

формулы 

25 

10,71 

0 

100 I 

834,5 

100,0 

0 

К 2 50 4 

30 

11,2 

0 

_ 


100 

0 

К 2 50 4 


9,52 

10,74 

46,991 

393,5 

94,0 

6,0 

(К, Г>Ш 4 ) 2 50 4 


10,7 

8,4 

— 

— 

1,8 

98,2 

(К, ЫН 4 ) 2 8 0 4 


7,35 

22,28 

24,80 

237,5 

84,0 

16,0 



9,1 

18,5 

— 

_ 

25,8 

74,2 



5,42 

31,36 

14,73 

171,8 

69,0 

31,0 



6,4 

31,0 

_ 

_ 

38,7 

61,3 



4,40 

35,12 

11,14 

153,0 

53,0 

47,0 



5.9 

33,5 

_ 

_ 

56,4' 

43,6 



4,00 

37,00 

9,76 

143,9 

40,0 

60,0 



4,1 

37,8 

_ 

_ 

71,3 

28,7 



3,09 

38,64 

7,41 

139,6 

28,0 

72,0 



2,4 

40,9 

_ 

_ 

87,8 

12,2 



1,83 

40,92 

4,28 

133,9 

12,0 

88,0 

у 


1,2 

42,7 

— 

_ 

96,7 

3,3 



0 

43,51 

0 

129,8 

0 

100 

(НН 4 ) 2 50 4 


0 

44,2 

— 

— 

0 

1 100 

(МН 4 ),50 4 




| Авт. 


! 



Авт. 



1 


Примечание. М. И. (± 0,05°). т — несколько часов. Анализ твердой фазы: М. О. 


ЫН,- II30," К а 30,-(ЫН,),30,-Н г 0 ■ к -, ЫН,- II30," _ _К 2 50 4 -(МН 4 ),50 4 -Н 2 0 




К', ЫН ■ II 80, 


К 2 80 4 —(ЫН.К30.—Н,0 


К - , ЫН,' а 50, 


К 2 80,—(ЫН,),80,—Н 2 0 


К 2 80 4 —(ЫН 4 ) 2 80 4 - Н 2 0 


Е. Лапеске, 2. ап§. СЬет., 42, 1169 (1929) 


№ 

і, °С 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. °/о 

М /1000 м н 2 о 

индексы 

К 2 30 4 

(ЫН,) 2 30, 

К,80, 

(ЫН.ЬЗО, 

К 2 80 4 

! О,09Н 2 О 

Н 2 0 

1 

0 

7,00 

0 

7,75 

0 

100 

1160 

12900 

К,50 4 

2 


8,60 

6,52 

10,5 

10,5 

50 

430 

4780 

(К, №4 4 ) 2 80 4 

3 


8,51 

9,68 

10,75 

16,15 

40 

335 

3720 


■1 


8,79 

15,55 

10,8 

25,2 

30 

250 

2780 


3 


6,82 

20,71 

9.75 

38,95 

20 

185 

2060 


6 


4,40 

30,00 

6,9 

62,35 

10 

130 

1440 


7 


0 

39,78 

0 

60,1 

0 

100 

1110 

(МН 4 ) 2 50 4 

8 

50 

14,00 

0 

16,85 

0 

100 

535 

5940 

К 2 50 4 

9 


16,98 

12,87 

25,0 

25,0 

50 

180 

2000 

(К, МН 4 У50, 

10 


15,88 

18,06 

24,85 

37,25 

40 

145 

1610 


11 


13,58 

24,04 

22,5 

52,5 

30 

120 

1330 


12 


10,23 

31,04 

18,0 

72.0 

20 

100 

1110 


13 


5,69 

36,86 

10,6 

95,5 

10 

85 

940 


14 


0 

46,86 

0 

120,2 

0 

75 

830 

(КН 4 ) 3 50 4 







Авт. 




Примечание. Методика не описана. Индексы Н.О рассчитаны по авторским данным, вы¬ 
раженным в г Н.0/1 г-ж в солей (у автора ошибочно указан моль). Состав твердой фазы в мол. °| 0 : 
№ 6~55’>/о К 2 80 4 , № ІЗ-ЗУ/о К 2 30,. ѵ 


К 2 80 4 —(МН 4 ) 2 8 0 4 —Н 2 0 

Е. ВоѵаІІпі, Е. РаЬгіз, Оагг. сЫт. йаі., 65, 619—621 (1935) 


№ 

і, °с 

| Жидкая фаза 

1 Твердая фаза 

| вес. °іо 

г/100 г Н 2 0 

1 вес. о|о 

формулы 

К 2 30 4 

(Ш 4 ) 2 80 4 

| К„30 4 

|(ЫН 4 ) 2 80. 

К 2 80. 

(ЫН,Ь80, 

1 

—19,05 

0 

38,40 

0 

62,34 

0 

100 

(ЫН 4 ) 2 5 0 4 + лёд 

2 

—18,76 

1,447 

38,29 

2.291 

60,62 

6,32 

93,68 

(К, ЫН 4 ) г 5б 4 + лёд 

3 

—17,82 

2,568 

36,46 

4,212 

59,79 

33,9 

66,1 


4 

—13,63 

4,448 

30,54 

6,842 

46,97 

83,15 

16,85 


5 

— 3,30 

6,807 

6,201 

7,825 

7,139 

96,5 

3,5 


6 

— 1,55 

6,540 

0 

6,990 

0 

100 

0 

К,50 4 + лёд 

7 

0 

6,82 

0 

7,32 

0 

100 

0 

К 2 §0 4 

8 


6,513 

7,222 

7,550 

8,372 

99,1 

0,9 

(К, МН 4 ) 2 5 0 4 

9 


6,427 

12,894 

7,966 

15,981 

97,8 

2,2 


К) 


6,010 

18,98 

8,012 

25,305 

96,1 

3,9 


11 


5,245 

25,23 

7,544 

36,29 

90,1 

9,9 

я 

12 


4,790 

30,74 

7,429 

47,67 

72,8 

27,2 


13 


3,925 

31,69 

5,277. 

42,60 

71,6 

28,4 


14 


2,958 

35,23 

4,788 

57,00 

53,9 

46,1 


15 


2,928 

35,21 

4,733 

56,91 

52,0 

48,0 


16 


2,688 

36,99 

4,457 

61,33 

32,7 

67,3 


17 


2,434 

38,82 

4,143 

66,07 

11,6 

88,4 


18 


0,852 

40,90 

4,463 

70,21 

5,1 

94,9 


19 


0,143 

40,99 

0,243 

69,63 

2,3 

97,7 


20 


0 

41,31 

0 

70,39 

0 

100 

(ЫН 4 ) 2 50 4 

21 

35 

12,17 

0 

13,86 

0 

100 

0 

Козе,, 

22 


11,80 

5,450 

14,25 

6,58 

99,5 

0,5 

(К, ЫН 4 ) 2 5 0 4 



Авт. 



Продолжение 




Жидкая фаза | 

Твердая фаза 

№ 

и °с 

вес. о/© 

г/100 

г Н.о I 

вес. % | 

формулы 



К 2 30. |(ЫН 4 ) 2 30 4 

К г 80 4 |(ЫН 4 )„80 4 | 

К-80 4 

(ЫН 4 ) 2 30 4 | 

23 

35 

11,79 

6,751 

14,46 

8,28 

98,6 

1,4 

(К, мн 4 ) 2 50 4 

24 


9,651 

13,42 

12,55 

17,44 

89,1 

10,9 

„ 

25 


9,610 

15,40 

12,82 

20,53 

84,9 

15,1 

„ 

26 


9,072 

19,41 

12,69 

27,15 

80,9 

19,1 


27 


7,134 

28,50 

11,08 

44,27 

72,3 

27,7 


28 


5,468 

34,32 

9,082 

57,00 

63,6 

36,4 


29 


4,502 

35,84 

7.530 

60,00 

60,6 

39,4 


30 


3,860 

38,60 

6,710 

67,10 

54,1 

45,9 

* 

31 


2,191 

42,22 

3,941 

75,96 

26,0 

74,0 

.» 

32 


0,698 

43,30 

1,247 

77,35 

5,2 

94,8 

(N14^504 

33 


0 

44.34 

0 

79,60 

0 

100 

34 

50 

14,17 

0 

16,51 

0 

100 

0 

Ко80 4 

35 


13,27 

6,090 

16,45 

7,550 

98,9 

1,1 

(К, МН 4 ) 2 3 0 4 

36 


12,49 

14,33 

17,06 

19,59 

96,4 

3,6 

»> 

37 


. 10,05 

19,67 

14,30 

27,99 

89,6 

10,4 


38 


8,48 

25,42 

12,83 

38,46 

87,0 

13,0 

ТУ 

39 


7,52 

29,06 

11,86 

45,80 

81,6 

18,4 

„ 

40 


7,73 

29,40 

12,30 

46,75 

79,2 

20,8 

» 

41 


6,09 

35,54 

10,44 

60,81 

70,9 

29,1 

» 

42 


5,49 

36,35 

9,44 

62,42 

64,2 

35,8 


43 


4,410 

39,91 

7,910 

70,21 

40,0 

60,0 

» 

44 


3,652 

40,03 

6,484 

71,66 

33,1 

66,9 

» 

45 


0,790 

45,23 

1,464 

83,80 

4,1 

95,9 

» 

46 


0,580 

45,49 

1,075 

84,27 

1,6 

98,4 


47 


0 

45,79 

0 

84,48 

0 

100 

(Ш 4 )^0 4 

48 

70 

16,55 

0 

19,84 

0 

юо 

0 


49 

16,04 

4,583 

20,20 

5,773 

98,7 

1,3 

(К, ЫН 4 ) 2 50 4 

50 


14,61 

9,640 

19,30 

12,24 

97,2 

2,8 

и 

51 


11,98 

20,01 

17,62 

29,42 

92,2 

7,8 


52 


10,95 

23,02 

16,59 

34,86 

87,0 

13,0 

» 

53 


9,280 

27,65 

14,71 

43,80 

82,8 

17,2 

п 

54 


7,149 

34,14 

12,16 

58,10 

73,9 

26,1 

і ” 

55 


5.780І 

38,54 

10,37 

69,20 

57,6 

42,4 

т» 

56 


5,061 

39,49 

9,131 

71,25 

53,0 

47,0 


57 


3,230 

43,21 

6,029 

80,65 

36,8 

63,2 

,, 

58 


2,701 1 

43,83 

4,930! 

82,05 

16,5 

83,5 


59 


1,190 

45,66 

2,240 

86,00 

11,1 

89,9 


60 


0 

47,80 

0 

91,50 

0 

100 

№ 4 ) 2 50 4 

61 

62 

96,5 

19,12 

17,56 

0 

11,82 

23,60 

24,87 

0 

16,75 

100 

93,6 

0 

6,4 

Ко50 4 

(К- Ш 4 ) 2 50 4 

63 


9,590 

32,30 

16,52 

55,60 

69,5 

30,5 

* 

64 


7,039 

39,23 

13,10 

73,01 

47,8 

52,2 

п 

65 


0 

50,35 

0 

101,4 

0 

100 

(ИН 4 ) 2 50 4 

66 

101,4 

19,50 

0 

24.32 

0 

100 

0 

К 2 30 4 

67 

103,6 

17,10 

12,62 

24,31 

17,95 

86,2 

13,8 

(К, МН 4 ) 2 30 4 

68 

106,7 

8,616 

37,23 

15,91 

68,76 

49,2 

50,8 

» 

69 

107,2 

6,690 

42,53 

13,17 

83,74 

35,0 

65,0 

» 

70 

108,9 

0 

51,80 

0 

107,5 

0 

100 

(ЫН 4 ) 2 80 4 



[ Авт. 



Примечание. М. И. № 66—70—-при температуре кипения. Анализ жидкой фязьй 80" 


в виде Ва30 4 , ЫН 4 — перегонкой, К — по разности. Анализ твердой фазы: М. О. 


342 


343 


К’, ЫН/ II 30, 


К 2 30,—(ШЛ80,—Н 2 0 


К 2 30,—(ЫНЛЗОг-Н^О к - , ЫН/ 11 80 / 


К 2 80 4 -(\Н 4 ) 2 80 4 -Н 2 0 


А. П. Белопольский, С. Я. Шпунт, Н. П. Александров, Калий, № 3, 25 (1936) 



Жидка а фаза 

Твердая фаза 

и 

°с 

вес. °/ 0 

1 г/100 г солей 

1 Ж/1000 ж Н 2 С 


вес. % 













формулы 


КоЗО 

4 |(ЫН 4 ).80 

К 2 80 

(ЫН,) 2 30 

н 2 о 

К 3 50 

(ЫНДЗО 


|к г зо 

(ЫН<) 2 30 

60 

15,4( 

0 

100 

0 

549,3 

18,15 

0 


100 

0 

К.,50 4 


13,71 

10,04 

57,7с 

42,27 

321,1 

18,57 

17,94 

1,151 

94,2 

5,8 

(К, №-1 4 ) 2 5 0 4 


10,95 

20,70 

34.6С 

65,40 

216,С 

16,5/ 

41,26 

— 

85,8 

14,2 



9,31 

25,65 

26,63 

73,37 

186,С 

14,78 

53,72 

1,200 

81,2 

18,8 



7,8С 

30,08 

20,78 

79,22 

163,4 

13,14 

66,05 

1,228 

75,2 

24,8 

ч 


6,Р8 

33,51 

17,24 

82,76 

147,0 

12,11 

76,70 

1,240 

65,8 

34,2 

УІ 


6,27 

35,35 

15,06 

84,94 

140,3 

11,09 

82,47 

1,244 

58,0 

42,0 



5,98 

36,52 

14,07 

85,93 

134,7 

10,74 

86,49 

1,247 

56,1 

43,9 

п 


5,93 

36,93 

13,84 

86,16 

133,3 

10,71 

88,03 

1,248 

53,7 

46,3 

» 


5,77 

37,33 

13,39 

86,61 

132,0 

10,47 

89,37 

1,250 

49,9 

50,1 

о 


5,64 

37,69 

13,01 

86,98 

130,7 

10,28 

90,58 

1,251 

48,0 

52,0 

V 


5,54 

37,92 

12,75 

87,25 

130,1 

10,12 

91,40 

1,251 

47,5 

52,5 



5,53 

37,91 

12,73 

87,27 

130,2 

10,10 

91,30 

1,251 

46,8 

53,2 



5,45 

38,06 

12,53 

87,47 

129,8 

9,98 

91,76 

1,252 

44,5 

55,5 



5,47 

38,05 

12,57 

87,43 

129,8 

9,99 

91,76 

1,252 

44,2 

55,8 



5,36 

38,36 

12,26 

87,74 

128,7 

9,83 

92,84 

1,253 

43,4 

56,6 



5,24 

38,46 

11,99 

88,01 

128,8 

9,61 

93,03 

1,253 

42,5 

57,5 



5,14 

38,94 

11,66 

88,34 

126,9 

9,50 

94,94 

1,252 

39,8 

60,2 



4,92 

39,13 

11,17 

88,83 

127,0 

9,08 

95,26 

1,253 

38,3 

61,7 



4,81 

39,27 

10,91 

89,09 

126,9 

8,88 

95,66 

1,252 

38,1 

61,9 



4,84 

39,40 

10.94 

89,06 

126,0 

8,97 

96,23 

1,252 

37,2 

62,8 



4,76 

39,30 

10,80 

89,20 

127,0 

8,79 

95,69 

1,254 

34,9 

65,1 



4,73 

39,47 

10,70 

89,30 

126,2 

8,76 

96,34 

1,254 

34,4 

65,6 



4,62 

39,60 

10,45 

8955 

126,1 

8,54 

96,69 

1,255 

33,7 

66,3 



4,64 

39,78 

10,45 

89,55 

125,1 

8,62 

97,48 

— 

33,5 

66,5 



4,68 

39,78 

10,52 

89,47 

124,9 

8,71 

97,55 

— 

31,5 

68,5 



4,57 

39,85 

10,29 

89,71 

125,1 

8,49 

97,66 

— 

30,5 

69,5 



4,64 

39,86 

10,43 

89,57 

124,7 

8,63 

97,82 

1,253 

28,4 

71,6 



4,27 

40,47 

9,54 

90,46 

123,5 

7,98 

99,75 

1,255 

27,9 

72,1 



3,80 

41,21 

8,44 

91,56 

122,2 

7,14 

102,10 

1,255 

27,0 

73,0 



2,35 

43,51 

5,12 

94,88 

118,1 

4,48 

109,50 

1,255 

10,7 

89,3 



1,40 

44,80 

3,03 

96,97 

116,5 

2,68 

113,40 

1,253 

4,8 

95,2 

и 


0 

46,60 

0 

100 

114,6 

0 

119,10 

1,260 

0 1 

100 

(НН 4 1 2 50 4 


Авт. 



примечание. М. и. т > 2 суток. 


К 2 8 0 4 —(ЫН 4 ) 2 8 0 4 — Н 2 0 


А. НІИ, СЬ. Боискз, Л Ат. СЬет. 8ос., 59, 2095 (1937) 



| Жидкая фаза 

| Твердая фаза 

і, “С 

1 вес. % 

| ж/юоо ж н„о 

| индексы 

мол. % 



1 К 2 30, 

|(ЫН 1 ),30, 

1 К 2 30 4 

((ЫН,) 2 30,1 

| К.,50, 

| н 2 о 

К 2 80 4 |(ЫН,) 2 80, 

формулы 

25 

(10,80) 

0 

1(12,50) 

0 

(100) 

(8000) 

100 

0 

К>50 4 


9,59 

1 10,36 

[ 12,40 

17,73 

41,15 

3319 

95,3 

4,7 

(К, НН 4 ).,50 4 


8,72 

15,40 

11,87 

27,65 

30,04 

2530 

92,5 

7,5 



6,12 

28,31 

9,67 

58,75 

14,13 

1462 

77,3 

22,7 



2,86 

39,20 

5,08 

92,2 

5,22 

1028 

19,5 

80,5 



0 

(43,42) 

0 

(104,55) 

0 

(957) 

0 

100 

(НН 4 )„50 4 


Авт. 



Авт. 



Приметан и е. М. И. (± 0,03°). т <3 суток. 


К 2 5 0 4 —(ЫН 4 ),50 4 —Н 3 0 


А. Г. Бергман, М. Л. Шелохович, ЖПХ, 15, вып. 4, 191 (1942) 


/, °С 

Жидкг 

вес. % 

ія фаза 

) индексы 

Твердая фаза 

К 2 8 0 4 

| (ЫН 4 ) 2 80 4 

К 2 30 4 

н .,0 

—18,85 

0 

39,6 

0 

1122 

(ЫН 4 ) 2 50 4 4- лёд 

—13 

3,7 

28,9 

8,8 

1560 

К,50 4 + лёд 

—10 

4,0 

28,8 

9,5 

1549 

К„50 4 


0 

40,4 

0 

1016 

(Ш 4 ) 2 5 0 4 


0 

27,4 

0 

1948 

Лёд 

— 8 

6,2 

18,8 

20,2 

2341 

К 2 50 4 4- лёд 

— 4,6 

7,5 

9,3 

38 

4090 


— 1,5 

6,50 

0 

100 

14038 


0 

5,8 

0 

100 

13160 

К„50 4 


8 

• 9,2 

39,5 

3980 



6,8 

18,64 

21,65 

2300 

» 


4,7 

28,6 

11,11 

1515 



0 

41,2 

0 

1035 

(Ш 4 ) 2 50 4 

10 

8,4 

0 

100 

10560 

К 2 50 4 


9 

9,1 

42,5 

3770 



7,6 

18,48 

23,83 

2239 



5,5 

28,35 

12,81 

1494 



0 

42,2 

0 

1005 

(ИН 4 ),80 4 

20 

9,9 

0 

100 

8829 

К.,80 4 


10 

9 

45,7 

3589 



8,4 

18,32 

25,81 

2179 



6,2 

28,14 

14,3 

1469 



0 

43 

0 

951 

(НН 4 ) 2 5 0 4 

30 

11,4 

0 

100 

7523 

Ко50 4 


11,2 

8,88 

49,16 

3400 



9,2 

18,16 

27,7 

2115 



7 

27,9 

15,97 

1437 

V 


1,2 

42,48 

2,08 

954 



0 

44 

0 

936 

(НН 4 ) 2 80 4 



Авт. 




Примечание. Щ, П. (от ± 0,1 до ± 2°). 


344 


345 





К', МН 4 " а 80, 


КС!—МвС!*—Н* 0 


» 

4 


К 2 80.-{ЫН 4 ) і 50 4 — Н 2 0 


К-, ме"||С!' 


и 
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Й-, 


О 00 СО о 

00 Оі Оі [>• 

о оосмсм 
со СО со ^ 


Т7< см ю 

ЮіСКГі^ 

оѴіою'о 


Си 

ес 

5 

и 

О 

5 

Си 

Ьб 


о 

■о 


.о 

Б 

о 
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со 
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ю 

сГ 
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см 

СО 

СО 

Ч3< 

ю 
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00 

00 


КО^СМООООСМ’Н 

со 00 00 ОІ СМ 00 О 

смсо'о^сооо'сміоіоюсооГазОсо 
нін^смсмсососососососо^^ 
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ю 

см 


03 і 
5 ( 

г: 


к\ мн;||нсо; 


КНС0 3 —МН 4 НС0 3 — Н 2 0 

Н. ЗсЬйІге, Т. Ріесіюхѵісг, V. Ризіеіпік, Неіѵеііса СМт. Асіа, 26, 238 (1943) 



| Жидкая фаза | 


л °с 

вес 

• °!о | 

ЛГ/1000 м Н 2 0 

Твердая фаза 


кнсо 3 

ш 4 нсо 3 

кнсо 2 

№ 4 НС0 3 

' 

20 

20,55 

10,40 

53,5 

34,3 

кнсо 3 + ын 4 нсо а 

і 



| Аш. 



Примет а н и е. Л1. И. 

К’, МвПІСГ 
ксі—м§сі 2 — н 2 о 


Н. РгесЫ, В. Ѵ/іІЦеп, Вег., 14, 1672 (1881) 


л °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. о/о 

М/1000 м Н 2 0 

индексы 

КС! 

м?сі. 

2КС1 

м е сі 2 

2КС! 

н 2 0 

10 

14,3 

9,4 

22,6 

23,4 

49,2 

2170 

КС1 


9,9 

13,5 

15,6 

33,4 

31,9 

2040 



5,3 

20,1 

8,6 

50,9 

14,4 

1680 



1,9 

29,4 

3,3 

81,1 

4,0 

1180 


20 

15,9 

9,2 

25,6 

23,4 

52,3 

2040 

и 


11,3 

13,3 

18,1 

33,4 

35,1 

1940 

и 


6,5 

19,8 

10,6 

50,9 

17,3 

1620 



2,6 

29,2 

4,6 

81,1 

5,4 

1170 


30 

17,5 

.9,1 

28,8 

23,4 

55,2 

1910 

и 


12,7 

13,1 

20,7 

33,4 

38,2 

1850 

и 


7,6 

19,6 

12,6 

50,9 

19,8 

1570 



3,4 

29,0 

6,1 

81,1 

7,0 

1150 


40 

19,0 

8,9 

31,8 

23,4 

57,6 

1810 



14,2 

12,9 

23,5 

33,4 

41,3 

1760 

п 


8,8 

19,3 

14,8 

50,9 

22,5 

1520 

0 

50 

4,2 

28,7 

7,5 

81,1 

8,5 

ИЗО 

и 

20,5 

8,7 

35,0 

23,4 

59,9 

1710 

п 


15,6 

12,6 

26,3 

33,4 

44,0 

1670 

„ 


10,0 

19,1 

17,0 

50,9 

25,1 

1470 

„ 


5,0 

28,5 

9,1 

81Д 

Ю,1 

1110 


60 

21,9 

8,6 

38,1 

23,4 

61,9 

1630 



17,0 

12,5 

29,1 

33,4 

46,6 

1600 



11,2 

18,8 

19,3 

50,9 

27,5 

1420 

» 


5,8 

28,3 

10,6 

81,1 

11,6 

1090 

у 

70 

23,2 

8,4 

41,0 

23,4 

63,7 

1550 



18,3 

12,2 

31,8 

33,4 

48,8 

1530 

п 


12,4 

18,6 

21,7 

50,9 

29,9 

1370 


80 

6.5 

28,0 

12,0 

81,1 

12,9 

1070 


24,5 

8,3 

44,0 

23,4 

65,3 

1480 



19,5 

12,1 

34,4 

33,4 

50,8 

1470 



13,6 

18,3 

24,1 

50,9 

32,2 

1330 



7,3 

27.8 

13,6 

81,1 

14,3 

1050 



Авт. 








346 


3407 


1 





к% Ме" 11 С!' 


КС!— М^СІа —Н а О 


к - , м§г|сг 


ксі— м е сі 2 — н 2 о 


Продолжение 





Жидкая фаза 




/, °с 

вес. «'о 

.И/1000 АТ Н 2 0 

индексы 

Твердая фаза 


КСІ 

М В С1, 

2КС1 

М В СП 

2КС! 

н 2 о 


90 

25,8 

8,2 

47,2 

23,4 

66,9 

1420 

КСІ 


20,8 

11,9 

37,3 

33,4 

52,8 

1410 



14,7 

18,1 

26,4 

50,9 

34,2 

1290 



8,1 

27,6 

15,2 

81,1 

15,8 

1040 


100 

27,1 

8,0 

50,5 

23,4 

68,3 

1350 



22,1 

11,7 

40,3 

33,4 

54,7 

1350 



15,9 

17,8 

29,0 

50,9 

36,3 

1250 



8,9 

Авт. 

27,3 

16,9 

81,1 

17,2 

1020 



Примечание. Мелконзмельчёішый КСІ растворялся в растворах II, 15, 2|,2 и 30°/о М&С!* 
при постоянном повышении температуры. При указанных температурах растворы выдерживались 
около 10 мин. По замечаниям ѴапЧ НсІГа [2. рпуз. СЬет., 30, 83—86 (1899)1 и О’Апз’а [(Кап, >6 10, 17, 
1015)] некоторые растворы являются пересыщенными. 


ксі—м г сі,-н 2 о 

В. Кистяковский, 2. рііуз. СЬет., 6, 109 (1890) 



| Жидкая фаза 1 


и °с 

вес. о,о 1 

г/100 

г Н г О 

.ад/1000 г Н 2 0 

ад/юоо ад н 2 о 

| индексы 

Твердая 

фаза 


КСІ 

МвСІ* 

КСІ 

| м г сі 2 

2КС1 

м г сі 2 

2КС1 

| мгсі 2 

2КС1 

н 2 о 

-6,4 

6,78 

4,26 

7,621 

4,786 

0,5108 

^ 0,5043 

9,21 

9,09 

50,33 

5464 

Лед 

—3,04 

3,55 

2,23 

3,773 

2,37 

0,2525 

0,2497 

4,55 

4,50 

50,28 

11050 

» 

—1,485 

1,80 

1,13 

1,854 

1,162 

0,1243 

0,1225 

2,24 

2,21 

50,34 

22470 


—0,72 

0,91 

0,57 

0,922 

0,578 

0,0618 

0,0609 

1,11 

1,10 

50,23 

45250 





Авт . 

1 






Примечание. М. П. 


КСІ— М#С1 2 —Н 2 0 

\У. Ре», К. КиЫегзсІіку, СЬет. 218., 16, № 21, 336 (1892) 


і, °С 

| Жидкая фаза 

Твердая фаза 

| вес. <Ѵо 1 

1 г/л | 

ад/юоо ад н 2 о 1 

| индексы 

а 

(выч.) 

КСІ 

МгСі 2 

КСІ 

М В С1 2 

2КС1 

МдС1 2 

2КС1 

н а о 

20 

20,8 

4,2 

245 

50 

33,5 

10,7 

75,8 

2260 

1,179 

КС! 


16,1 

8,5 

190 

100 

25,8 

21,2 

54,8 

2130 

1,180 



12,4 

12,6 

148 

150 

20,0 

31,7 

38,6 

1930 

1,193 

у 


8,9 

16,6 

107 

200 

14,3 

42,0 

25,4 

1770 

1,207 

у 


6.0 

20,4 

73 

250 

9,8 

52,5 

15,7 

1600 

1,223 

у 


4,1 

24,1 

51 

300 

6,9 

63,6 

9,8 

1420 

1,244 



2,8 

27,6 

36 

350 

4,9 

75,1 

6.1 

1250 

1,267 



2,3 

30,8 

30 

400 

4,2 

87,2 

4,6 

1090 

1,298 

! 




Авт. 1 




- 




Примечание. М. И. 


КСІ— М^С1 2 —Н 2 0 


Ѵап’ІНо», МеуегЬоНег, 5»2іт8зЬег. ргеизз. Аса»., 24, 489—500(1897); 2. рЬуз 
СЬегп., 30, 77 (1899) ' ѵ 3 ' 






Жидкая фаза 




№ 

1, °С 

вес. °/о 

1 ад/юоо ад н 2 о 

1 индексы 

Тзердая фаза 



КСІ 

Мгсь 

2КС! 

1 М 3 С1 2 

2КС1 

| н 2 о 

1 

—34,3 

1,0 

18,3 

1,5 

43 

3,35 

2250 

КСІ + М§С1 2 • 12Н 2 0 + лед 

2 

—33,6 

0 

20,65 

0 

49,2 

0 

2035 

М 8 СІ,.і2н а о4-лёд 

3 

—21 

1,5 

25,5 

2,45 

66,1 

3,55 

1460 

КС1 + М§С1 2 - 12Н 2 0 + 

+ КС! • М§С1 2 • 6Н,0 

4 

0 

2,2 

25,6 

3,65 

67,1 

5,15 

1415 

КСІ + КС! • ЩС\, - 6Н,0 

5 

25 

3,3 

26,85 

5,75 

72,7 

7,35 

1275 


6 

61,5 

0,15 

34,1 

0,3 

98 

0,3 

1015 

ксі- м§сі 2 ■ бн 2 о+меСі 2 • бн,о 
ксі + ксі • М§СІ 2 • 6Н 2 0 " 
КСІ • М§СІ 2 - 6Н 2 0 4- 
+ М§сі 2 ■ 6Н,0 + М^СІ, • 4Н 2 0 
КСІ • М§С1 2 • 6Н 2 б 

7 

4,8 

28,45 

8,7 

80,6 

9,75 

1120 

8 

! 

115,7 

0,95 

45,65 

і 

2,10 

161,8 

1,3 

610 

9 

129,9 

• 1,3 

46,3 

3 

167 

1,75 

590 

10 

144,8 

3,55 

45,2 

8,35 

167 

4,75 

570 

1! 

153,6 

5,2 

44,4 

12,5 

167 

6,95 

557 


12 

152,7 

4,6 

49,0 

12 

200 

5,65 

472 

КСІ + ксі • М§СІ 2 • 6Н.,0 + 

4- МйСЬ • 4І і а О ' 

13 

154,5 

7,85 

36,5 

17 

124 

12,05 

709 

КСІ 4 - ксі • М§С1 2 • 6Н 2 0 

14 

167,5 

8,4 

42,8 

20,85 

166,7 

11,1 

533 

» » 

15 

176 

6,95 

52,0 

20,5 

240 

7,85 

384 

КС14-МйС1 2 -4Н 2 0 4- 
4-м 8 сі 2 -2Н 2 о 

16 

186 

10,3 

50,15 

31,5 

Ав 

240 

т. 

11,6 

368 

КСІ 4- МйСІо - 2Н..О 


Примечание. М. П. и М. И. При ныеоких температурах данные сомнительны. Состав №8 
(при температуре плавления бишофита) приводится также в 7,. рруз. СЬепі., 22, СО! (1897). 


КСІ— М^С1 2 —Н 2 0 


Кеііеі, ОегІасЬ, МЫ. КРА, 37, 198 199 (1922); КаІІ, № 16, 249—250 (1923) 


1, °С 

| Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. о/о I 

ад/юоз ад н 2 о 

иидексы 

I КСІ 

М В С1. 2 

2КС1 

Мгсь 

2КСІ 

н 2 о 

15 

(24,60) 

0 

(39,4) 

0 

(100) 

(2540) 

КСІ 


17,66 

7,68 

28,7 

21,3 

57,4 

2000 



10,78 

16,18 

17,8 

41,8 

29,85 

1680 



10,73 

16,57 

17,8 

43,2 

29,2 

1640 



5,49 

23,83 

9,4 

63,9 

12,8 

1365 



2,76 

27,59 

4,8 

75,1 

6,0 

1250 

КСІ 4- КСІ - МйСІ 2 - 6Н»0 


0 

(35,10) 

0 

(102,5) 

0 

976 

МйС1 2 -6Н 2 0 



Авт. 
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к - , ме" И сг 


КСі —МеС1 2 —н,о 


Продолженіи 


Жидкая фаза 

вес. “Іо М/ЮООМ Н г О индексы 

ксі I Месі 2 2ксі месі* гксі н 2 о 


Твердая фаза 


25 (26.40) 
19,50 
11,54 
10,36 
6,06 
5,22 
4,56 
3.70 
(0,53) 
О 

55 (30,80) 
23,40 

14.79 

9.79 
4,43 
(0,62) 
0,21 
О 

83 (34,1) 
26,85 
18,27 
18,31 
12,75 

5.80 
2,52 
О 

105 (36,45); 
29,90 
21,87 
21,72 
14,83 
7,00 
3,62 
1,07 
О 


О 

7,68 

15,64 

16,40 

23,10 

24,58 

26,81 

27,70 

(35,14) 

35,60 

О 

7,24 

15,14 

22,72 

28.74 
(36,88) 

37,38 

(37,55) 

О 

7,15 

14,77 

14,63 

20,53 

29,45 

36,99 

(39,80) 

О 

6,52 

13,97 

14,08 

21,44 

30,82 

36,51 

40.75 
(43,47) 


(103,5) 


( 100 ) 

61,85 

32,05 

28,8 

14,3 

11,95 

9,75 

7,85 

(0,95) 


КСІ + КСІ • М§СІ 2 ■ 6Н 2 0 
КСІ • МйСІ 2 • 6Н 2 0 + М§С1 а • 6НХ> 


0 

103,7 

0 

964 

М 8 СІ 2 -6Н 2 0 

(54,0) 

0 

(100) 

(1850) 

КСІ 

40,8 

19,8 

67,3 

1650 

„ 

25,5 

40,9 

38,4 

1505 

„ 

16,0 

63,8 

20,05 

1255 

и 

8,0 

81,5 

8,95 

1115 

КСІ 4- КСІ • М§СІ а 


(1,2) (111,9) 
0,4 113,4 

О (114,0) 

[62,5) О 
49,2 20,5 

33,0 41,8 

33,0 41,3 

23.1 58,1 

10,8 86,0 

5,1 115,9 

О (124,0) 
(69,3) О 

56.8 19,4 

40.9 42,2 

40,9 41,6 

28.1 63,8 

13,4 93,4 

7.3 115,5 

2.3 132,7 
О (145,7) 


(1,05) 

0,35 

О 

( 100 ) 

70.6 

44.1 
44,4 
28,45 
11,15 

4,2 

О 

( 100 ) 

74.55 

49.2 

49.6 

30.6 

12.55 
5,95 
1,72 
О 


КСІ • М§С1о • 6Н 2 0 + МйСІ 2 • 6Н.,0 
М§СІ 2 • 6Н 2 0 


КСІ + КСІ • М§СІ 2 • 6Н..О 
КСІ-М§СІ 2 -6Н 2 0 
М§СІ 2 • 6Н э О 
КСІ 


КСІ + КСІ • М§СІ а • 6Н 2 0 
КСІ • М§СІ а • 6Н а 0 
КСІ ■ М§С1 2 • 6Н а 0 4- М§СІ 2 • 6Н а О 
М§СІ а • 6Н,0 


Примечание. М. И. 
К’ — перхлоратным методом. 


-4 часа. Анализ жидкой фазы: СК и М&*‘— титрованием, 


Р. Ргочѵеіп, Е. ѵоп МііЫешіаЫ, 2. апог§. СЬет., 39, 1491—1493 (1926) 
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I. (± 0,05 е ). ■:** 1,5—2 часа. Значения растворимости при 0° завышены. 




к', м е - и сг 


КС!—М 8 С!*—Н 2 0 


КСІ— М&С 1 2 —Н 2 0 

А. П. Палкин, Е. Н. Варасова, ЖПХ, 5, вып. 3—4, 317 и 321 (1932) 


Жидкая фаза 

№ і,° с вес. °,’о г/10ЭгН 2 О Д/1СЮОЛ1Н г О индексы 

КС! I М В С1 2 КС! I М 8 С1, 2КС1 I М 8 С1 2 2КС1 I н 2 о 


Твердая фаза 


22,05 О 28,29 
16,90 4,18 21,44 
12,46 8,41 15,75 
11,95 8,68 15,05 
8,19 15,22 10,69 
6,06 16,50 7,82 
4,68 18,77 6,11 
3,70 23,76 5,10 
3,60 21,70 4,83 
2,50 26,50 3,38 


2,40 26,53 
0,91 28,67 
0,23 33,37 
0,08 34,40 


3,38 37,33 
1,28 40,71 
0,34 50,25 
0,12 52,50 


4,08 70,62 
1,60 76,84 
0,42 85,38 
0,15 99,33 


100 2926 

72,55 2801 
48,62 2555 
46,53 2571 
25,58 1980 
18,88 2008 
13,13 1799 
9,04 1468 
9,54 1645 
5,47 1333 

5,46 1339 
2,04 1275 
0,49 1166 
0,15 1005 


— КС1 + 

4- ксі • меси. ен 2 о 

1,263 То же 

1,272 КСІ • МеСІ 2 • 6Н„0 
1,318 

1,324 КСІ • МеС1 2 • 6Н 2 0 Ь 

+ месі 2 • он 2 о 

1,329 МеСІ 2 - 611,0 


П р и м е ч а іі и е. М. И. т=3—4 суток. В работе приводятся также данные по вязкости 
В № 1, 3, 5, 8 и 11 все пересчеты с вес. »|о произведены нами. 


КСІ—М&СІ2— Н 2 0 


Н. С. Куриаков, Н. А. Осокорева 
Труды ГИПХ, вып. 16, 40—41 (1932); ( 


і и др., Калий, № 2, 27 (1932) (25 и 100°); 
Соликамские карналлиты, стр. 59—60, 1935 


Жидкая фаза 
Л4/1000 М Н г О I 


КС! [ М§гС1 а 2КС1 М В СЬ 2КС1 Н а О 


Твердая фана 


10 23,84 0 
15,85 6,86 
11,88 10,98 
6,73 17,87 
2,65 26,45 
2,06 27,08 
0,09 34,84 
0 34,97 

20 25,55 О 
16,04 8,30 
3,16 26,67 
1,83 28,43 


2645 1,165 
2407 1,172 
2197 1,182 
1799 1,209 
1332 1,264 
1289 1,267 


КСІ + КСІ • М§С1 2 
КСІ • МеСІ, • 61 


986 1,334 ксі • меси • бн,о + месі., • сн.,о 

983 1,333 МеС1о-6Н,0 “ 

2412 1,174 КСІ “ 

2157 1,185 

1293 1,271 КС1 + КС1-МеС1 2 -6Н 2 0 
1246 1,275 КСІ-МяСІ.-бН.О 


ксі + ксі.месі 2 -бн 2 о 
ксі-месі 2 -бн 2 о 
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Авт. 


К', М 8 " и С 1 ' 


КСІ—МвСіг-НцО 


Жидкая фаза 

( вес. о Іо М/1000 М Н,0 индексы 

КС! ІМгСІ* 2КС! I МвСЬ 2КС1 I Н„0 


Продолжение 


Твердая фаза 


20 1,03 

0,13 
О 

25 26,52 
17,78 
10,49 

3.48 

3.49 
0,38 
0,12 
О 

40 28,80 
20,24 
13,81 
8,32 
4,14 : 
3,73 : 
0,60 , 
0,23 ; 

о , 

50 30,06 
4,48 : 
0,20 , 
о ; 

60 31,37 
4,84 : 
0,25 , 
О , 
70 32,52 
22,58 
20,92 
9,69 
8,27 
6,71 
5,34 
1,19 
0,31 
О 

100 36,03 
7,90 
7,68 
6,40 
0,50 
О 

ПО О 


85.59 
103,6 
103,97 

О 

18.59 
38,17 
71,81 
72,64 
95,15 

104,58 

104.79 
О 

18,71 

34,24 

51.67 

75.67 
71,19 
93,84 

108,93 

108,91 

О 

78,13 

111,47 

111,87 

О 

81,27 

115,81 

115,39 

О 

22.60 

26.55 
59,92 
66,87 

83.56 
83,63 

106,13 

120,53 

120,43 

О 

88.56 
90,70 
95,95 

136.80 
138,85 
150,00 


2,09 1144 
0,15 963 
О 962 
100 2294 

60,63 2115 
30,83 1812 
7,71 1285 
7,69 1271 
0,72 1043 
0,22 954 
О 954 
100 2046 

64,29 1908 
40,04 1751 
21.27 1524 
8,81 1205 
8,47 1286 
1,15 1053 


9,30 1161 
0,34 894 


9,75 1110 
0,41 860 
О 867 
100 1718 

63,57 1612 
57,88 1587 
22 Д 7 1299 
18,06 1225 
11,20 1063 
10,51 1070 
2,10 923 
0,51 826 
О 831 
100 1470 

14,86 962 
14,09 947 
11,49 923 
0,76 725 
О 720 
О 666 


КСЬМеС1 2 .6Н 2 0 

ксі • месі 2 • бн 2 о 4 - меси • бн.,о 
месі, • бн,о 
Ксі ' 


ксі + ксі • месі 2 • бн .,0 
ксі • меси • бн 2 о “ 
ксі • м.есі, • 6І-Ш4- меси • бн 2 о 
Мксі 2 • 6Н.іО 

ксі 


ксі + ксі -меси- бн.,о 
ксі • меси • он 2 о “ 

КСІ • МеСІ., • бН.’Ь + Мй'СІ., • 611,о 

м§с Й нр 

ксі 4- ксі • месі 2 • бн 2 о 
ксі • М(?сі, • бн 2 о 4- м§;Сі, • бі і.,о 
месі,-бН.,о 
КСІ ' 

ксі 4-ксі- меси- бир¬ 
ка • месі 2 • бн 2 о 4- щс и • бн 2 о 
меси- ено 
ксі 


ксі4-ксі-месі,-бн 2 о 
ксі • М§С1 2 • 6Н 2 0 
ксі ■ месі 2 • бн 2 о 4- м§сі 2 - бн 2 о 
месі^бн 2 о 


ксі4-ксі-месі 2 -бн 2 0 
ксі • меси • бн 2 о 4- месі 2 • бн 2 о 
месі 2 -бн 2 о 


Примечание. М. И. (± 0,1°). т до 1—2 суток. Анализ жидкой фазы: К'—в виде К 2 Р4С1„, 
Ме" —но способу ЗсЬтіІя’а, СК — весовым способом. Данную систему изучали Н. А. Осокорева, 
М. А. Опыхтина.Д. Н. Шойхет. Е. Ф. Плаксина и А. И. Заславский под руководством Н. Кур- 
наксва и Д. П. Маноева. 


23 Зав. 331. 
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К\ Мв"||С1' 


КС!— МеСі 2 — н,0 


КС1—М^С1 2 —Н 2 0 

Е. И. Ахумов, Б. Б. Васильев, ЖОХ, 2, вып. 3, 383 и 385 (1932); Труды ГИПХ, 
вып. 18, 27—28 (1933); Соликамские карналлиты, стр. 102 и 104, 1935; Изв. СФХА 
АН СССР, 9, 308 и 312 (1936) 


Жи дкая фаза _ 

і, °С вес. о'о г/100гН 2 О Ж/1000 Ж Н 2 0 индексы 

ксі |месі 2 ксі |м е сі 2 2ксі|месі г гксі| н 2 о 


30,4 6,3 

17,7 19,0 
9,65 30,1 


6,35 48,0 
19,0 28,0 


38,55 10,0 


4,6 39,3 
1,45 46,4 


5,25 44,9 

1.75 50,4 

О 51,8 

3.75 96,25 
44,85 О 


10,0 58,0 
30,0 33,8 
50,0 19,3 
69,0 12,1 


8,0 18,9 

3.8 56,7 

9.3 94,6 
2,1 130,5 

9.9 132,4 

3.4 168,4 


6,05 55,8 
18,2 34,7 

29.15 21,4 

38.15 13,6 


10,0 67,4 
30,0 41,9 
50,0 25,8 
70,0 16,4 
86,4 10,9 
90,0 12,7 


75,4 1300 
37,3 1104 


5,5 222,9 


Твердая фаза 


78,1 1158 
42,5 1013 


1,335 КС! + КСІ • МйСІ 2 • 6Н.,() 
— КС1.МйС1 2 -6Н 2 0 “ 

1,420 КСІ • МйСІ 2 • 6Н 2 0 
4- МгС1 2 • 6Н 2 0 
1,254 ^ КСІ 2 


1,381 КСІ+КСІ-М§СІ 2 -6Н.,0 
— КСІ • М§СІ 2 • 6Н 2 0 ■ 
1,435 КСІ • М§СІ 2 • 6Н 2 0 + 

+ МйС1 2 -4Н 2 0 
1,428 М§С1 2 • 4Н 2 0 

1,455 КСІ + МйСІ, • 4Н,() 
1,317 КСІ “ 


16,0 27,85 29,4 
10,1 36,9 19,6 

7,85 43,65 16,2 


23,7 132,4 
19,6 170,3 
6,5 244,0 


1,479 КСІ + МйС1 2 • 2Н..0 
1,462 М^СІ 2 • 2Н 2 0 ' 


Примечание. М. П. 


ксі-м г сі 2 —Н 2 0 


А. СатрЬеН, К. Но\упез, С. Затіз, .1. Ат. СЬет. Зое., 56, 2508 (1934) 


Жидкая фаза 
Ж/1000 Ж Н,0 
2КС1 I МеС1 3 


Твердая фаза 


12,50 81,38 
28,26 60,27 
46,76 40,60 
57,42 29.88 
71,53 19,82 


0,39 130,2 
0,34 130,8 
0,15 133,7 


КС! + КСІ • М&СІ2 • 6Н,0 
КС1-М§СІ 2 -6Н 2 0 “ 

КСІ • М§СІ 2 • 6Н 2 0 + М§СІ 2 • 6Н 2 0 


I Авг. | | | [ I 

Примечание. Метод— изотермическое испарение. 
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К’, М е “||С1' 


КС!— МгСі 3 — н,0 


КСІ— М г С1 2 —Н 2 0 

Е. И. Ахумов, М. П. Головков, ЖОХ, 5, вып. 4, 506(1935) 

_ Жидкая фаза __ 

вес. я !о г/100 2 солей М/1000 М Н 2 0 индексы Твердая фаза 

КС! | МкСІ, КС! | МгС1 8 2КС1 | МкСІ, 2КС1 | Н^О_ 


15 24,76 0 

15,87 7, 

10,13 14, 

5,70 20, 

2,01 26, 

0,11 35, 

О 35, 


0 

100 

0 

39,72 

0 

100 

7,65 

67,47 

32,53 

25,04 

18,91 

56,97 

14,00 

41,08 

58,02 

16,11 

34,80 

31,64 

20,40 

21,83 

78,17 

9,31 

52,18 

15,14 

26,56 

0,87 

90,13 

4,98 

71,18 

6,54 

35,10 

0,31 

99,69 

0,20 

102,4 

1,95 

35,22 

0 

100 

0 

102,8 

0 


2275 

1964 

1626 

1312 ксі+ксі-мгсѵбн .,0 

975 ка'МгСі 2 -бн 2 о+мгСі„.бн.о 
973 МвСІ.-бН.О 


Примечание^ М. И. В работе приводятся также коэффициенты рефракции насыщенных 
растворов. 

ксі—м г сі 2 -н 2 о 

Н. С. Курнаков, А. И. Заславский, Е. И. Лукьянова, ГИПХ, 1936 


_ Жидкая фаза _ 

вес. «/о г/100 г Н 2 0 /И/1000 М Н 2 0 индексы 

ксі |месі 2 КС! |месі г гксіімгсг 2ксі | н 2 о 


20,72 5,67 
23,92 5,33 
32,55 2,31 
: 41,81 1,96 
: 51,43 1,62 
32,45 0 

42.25 0 
51,06 0 

. 21,56 3,07 

22.26 0 
14,7210,59 

: 19,23 7,53 
і 25,06 4,82 
і 35,53 2,78 
38,44 1,30 
і 46,68 0,30 
46,41 0 
17,50 2,91 
18,54 0 
! 0 30,6 

9,30 17,41 
! 19,00 9,26 
; 36,18 3,60 
) 37,83 1,94 
і 42,74 0,66 
! 52,97 0,15 
52,67 О 
» 0 28,7 

5,12 20,67 
I 10,81 7,19 
12,99 О 


39,19 12,64 : 
45,26 10,54 

61.58 3,62 
79,10 2,42 

97.30 1,65 

61.40 О 
79,92 О 

96.59 О 
40,78 7,00 
42,12 О 

27.85 27,55 
36,38 17,15 

47.41 9,23 
67,22 3,97 
72,71 1,76 

83.31 0,34 
87,8 О 
33,09 8,08 
35,07 О 

О 100 
17,6 49,73 
35,94 20,49 

68.45 5,00 

71.58 2,64 

80.86 0,81 

100,2 0,15 

99,64 О 

О 100 
9,69 68,08 

20.45 26,01 

24.58 О 


Твердая фаза 


КСІ + лёд 
КСІ 

КС1 + М§С1 2 - 12Н 3 0 

КС! • МгСІа- 6Н 2 0 + МгСЬ-8Н 2 0 (мет.) 
КС1-МэС1 2 -6Н 2 0 + МгС1.,-6Н.,0 (мет.) 

М§С1,- 12Н 2 0 
МгС1 2 -8Н 2 0 (мед.) 
М§Сі! • 6Н 2 0 (мет.) 

Лёд 

КСІ + лёд 
КСІ 

КСІ + КС1-М§С1 2 -6Н 2 0 

ксі • месі 2 • бн 2 о 

ксі-мгСі 2 -бн,о+мгсі 2 .8Н 2 о 
М&СІ,- 8Н 2 0 
Лёд 


КСІ + КСІ • М§С1 2 • 6Н 2 0 
КС! • М§С1 2 • 6Н 2 0 

ксі-месі 2 -бн 2 о+мгСі 2 .бн 2 о 
МеСІ, • 6Н 2 0 
Лёд 


Примечание. М. И. т=3—5 суток. Анализ жидкой фазы: на СГ (в виде А^СІ), М^" 
(в виде МеЛО,) и К' (в виде К 2 РіС1,,). Анализ твердой фазы: микр. и хим. 


К - , Ме“ В С1' 


КСІ—М г сі,-Н о 


КСІ— М§(С1 2 —Н 2 0 

I. Г^екгиб, Т. ТЬотрзоп, Аш. СЬеш. 5ос„ 58, 320(1936) 

Жидкая фаза 

[ » с вес. "Іо Л4/1000 М Н 3 0 индексы Т „„ . 

_" Твердая фаза 

КСІ МеС1 2 2КС1 МзС1 2 2КС1 Н 2 0 

О 21,87 о 33,80 0 100 2958 КСІ 

15,21 5,88 23,26 14,08 62,30 2678 

11,70 9,49 17,92 22,76 44,05 2468 

6,31 16,33 9,85 39,90 19,80 2010 

2,35 25,24 3,92 65,88 5,61 1432 

2,13 26,79 3,62 71,24 4,83 1367 КСІ 4- КСІ • МйСІ, • 6Н,() 

1,68 27,03 2.84 71,66 3,81 1340 КСІ • М 8 С1 2 6Н..0 “ 

0,49 29,70 0,84 80,41 1,03 1231 2 2 

0,026 34,68 0,48 99,94 0,47 996 КСІ • МдСІ 2 • 6Н,0 4- МеС!., • 6Н О 

0,025 34,66 0,45 100,3 0,44 992 МкСІ» 2 -6Н 9 0 2 

О 34,63 0 100,1 0 999 8 „ 

Авт. 

Примечание. М. И. (± 0,62°). 


КСІ-М^СК—н 2 о 

.1. В’Аііз, а. Зуріена, Ка», № 36, 90—93(1942) 


Жидкая фаза 

вес. °/о АТ/ 1000 М Н 2 0 индексы 


ксі масі г 2 ксі месі 3 зксі н.о 


121 13,1 23,4 24,9 69,7 26,3 1057 

139 15,25 22,85 29,8 69,8 29,9 1004 

157 17,4 22,25 34,8 69,8 33,3 956 

163 18,2 22,0 36,8 69,6 34,6 940 

169 18,95 21,8 38,7 69,6 35,7 923 

175 19,8 21,6 40,8 69,7 36,9 905 

179,6 20,5 21,45 42,6 69,8 37,9 890 

183,5 21,35 21,25 45,0 70 39,1 870 

188 21,85 21,1 46,3 69,9 39,8 861 

197 23,05 20,8 49,6 70 41,5 836 

204 24,2 20,45 52,8 69,8 43,1 816 

133 9,1 31,15 18,4 98,7 15,7 854 

151 11,0 30,5 22,7 98,6 18,7 824 

175 13,7 29,85 29,3 100 22,6 773 

183 15,1 29,35 32,8 100 24,7 753 

190 16,1 29,0 35,5 100 26,2 738 

200 17,7 28,45 39,7 100 28,4 716 

210 19,05 28,0 43,4 100 30,2 697 

220 21,0 27,3 49,1 100 32,9 671 

151 8,8 36,2 19,4 124,6 13,5 694 

I А вт. 


Твердая фаза 


КС! 
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К', Ме"1 сг 


ксі—месі,— н а о 


к;-, м е " у сг 


ксі—месі —н а о 


Продолжение 





Жидка* фаза 




{, °с 

вес. 


М/1000 М Н г О 

индексы 

Твердая фаза 


КСІ 

м е сі. 

2КС1 

ЩС1 2 

2КС1 

н 2 о 


165 

10,1 

35,75 

22,5 

125 

15,2 

678 

КСІ 

170 

10,85 

35,55 

24,5 

125,5 

16,3 

667 


180 

12,1 

35,05 

27,6 

125,4 

18.0 

654 


190 

13,1 

34,55 

30,2 

124,9 

19,5 

645 


197 

14,35 

33,95 

33,5 

124,3 

21,2 

634 


202 

15,15 

33,8 

35,8 

125,1 

22,2 

622 


209 

16,25 

33,25 

38,8 

124,6 

23,7 

612 


168 

10,0 

42,15 

25,2 

166,67 

13,1 

521 


169 

10,4 

42,0 

26,3 

166,67 

13,6 

518 


170 

10,9 

41,75 

27,8 

166,67 

14,3 

514 


180 

11,9 

41,25 

30,7 

166,67 

15,5 

507 

0 

190 

13,1 

40,7 

34,3 

166,67 

17,1 

498 


198 

14,1 

40,25 

37,3 

166,67 

18,3 

490 


204 

15,0 

39,8 

40,1 

166,67 

19,4 

484 


214 

15,95 

39,35 

43,2 

166,67 

20,6 

476 


150 

9,8 

44,6 

26,0 

185,2 

12,3 

473 


167 

10,75 

44,65 

29.1 

189,5 

13,3 

457 


166,5 

10,5 

44,3 

28,0 

185.2 

13,1 

469 


165 

11,3 

45,6 

31,7 

200 

13,7 

432 


185 

13,7 

44,35 

39,4 

200 

16,5 

418 

ч 

190 

14,0 

44,2 

40,5 

200 

16,8 

416 


195 

14,8 

43,8 

43,1 

200 

17,7 

411 


198 

15,35 

43,5 

45,0 

200 

18,4 

408 


210 

16,65 

42,85 

49,6 

200 

19,9 

401 


216 

16,5 

42,9 

49,1 

200 

19,7 

401 


227 

18,95 

41,65 

58,1 

200 

22,5 

387 


169 

12,45 

45,5 

35,8 

204,6 

14,9 

410 


175 

12,95 

45,2 

37,5 

204,6 

15,5 

413 


178 

13,10 

45,15 

37,9 

204,6 

15,6 

412 


174 

14,55 

48,65 

47,7 

250 

16,0 

336 


190 

16,35 

47,6 

54,9 

250 

18,0 

328 

КСІ . МйСІа • 6Н 2 0 

139 

2,3 

45,75 

5,4 

166,6 

3,1 

581 

157 

5,25 

44,35 

12,6 

166,6 

7,0 

558 


165 

9,1 

42,55 

22,7 

166,6 

12,0 

528 


166,5 

9,5 

42.4 

23,8 

166,6 

12,5 

525 


148 

7,9 

45,55 

20,5 

185,2 

10,0 

486 


115,7 

(0,9) 

(44,0) 

(2) 

(151) 

(1,3) 

(654) 

КСІ • М^Сіа • 6Н 2 0+М§С1., • 6Н 2 0-1- 
+ М 8 С1 2 .4Н 2 СГ 

152,5 

(9,35) 

(45,4) 

(25) 

(190) 

(11,6) 

(465) 

КС1 + КС1-М 8 С1 2 -6Н 2 0 + 

+ МяСІ, • 4Н 2 0 

154 

5,95 

46,55 

15,1 

185,2 

7,5 

499 

МяС1 2 • 4Н 2 0 

КСІ 4- МкСі, • 4Н 2 0 + 

+ М§СІ 2 2 .2Н 2 Ь 

157 

(12,5) 

(49,7) 

(40) 

(249) 

(13,8) 

(346) 

167,5 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Плавление карналлита 

165 

12,5 

49,8 

40,0 

250 

13,8 

34о 

М§СІ 2 • 2Н 3 0 

176 

9,0 

51,8 

27,8 

А 

250 

зт. 

10,0 

360 



Примечание. М. П, 


КСІ—М&СІ2— Н 2 0 


V/. Ы^ІііГооІ, С. РпіПоп, .1. Ат. Сііет. 5ос., 68, 1002(1946) 





Жидкая фаза 




і, “С 

вес. 

. Чо 

М/ІС00 м н 3 о 

индексы | 

Твердая фаза 


ксі 

1 

I М^СІ, 

1 2КС! 

м г сі а 

2КС! 

н а о 


35 

28,04 

0 

47,08 

0 

100 

2124 

КСІ 


23,53 

3,70 

39,07 

9,62 

80,25 

2054 



16,95 

9,41 

27,81 

24,17 

53,50 

1924 



11,42 

15,24 

18,81 

39,31 

32,35 

1721 



6,85 

21,41 

11,54 

56,46 

16,95 

1471 



3,80 

27,33 

6,67 

75,07 

8,15 

1223 

КС! + ксі • МяСІ, • 6Н,0 (ср. 2) 


1,38 

30,40 

2,44 

84,30 

2,80 

1153 

КСІ-МйСГ 3 -6Н 3 0 


0,38 

33,63 

0,70 

96,41 

0,72 

1030 


1 

0,14 

36,17 

0,27 

107,43 

0,25 

929 

КСІ • М§СІ 2 • 6Н 2 0 + 

+ М 8 СІ 2 .6Н 2 0 (ср. 2) 


0 

Аі 

36,28 

МП. | 

0 

107,71 

0 

928 

і 

М§С1 2 • 6Н а О 


Примечание» М. И. (± 0,02 е ). ^=3—6 суток. Анализ твердой фазы: М. О. н микр. Анализ 
жидкой фазы. СГ—титрованием раствором А^Ы0 3 , К*—в виде хлороплатииата, М^г”— обычно 
по разности. 


ксі—м 8 сі 3 — н 2 о 


\ѵ. Ьі^ЬііооІ, С. Ргаііоп, .1. Ат. СЬет. 5ос., 69, 2099(1947) 




Жидка 

я фаза 



вес 

°;о 

Іі 

о 

о 

о 

м н а о 

индексы 

КСІ 

м г сі 2 

2КС1 

Мест, 

2КСІ 

н 2 о 

33,16 

0 

59,94 

0 

100 

1668 

23,98 

7,51 

42,29 

20,74 

67,10 

1587 

18,36 

12,65 

32,15 

34,69 

48,10 

1496 

10,73 

20,95 

18,98 

58,01 

24,65 

1299 

5,88 

28,43 

10,81 

81,88 

11.66 

1079 

5,57 

29,25 

10,32 

84,89 

10,84 

1050 

4,54 

30,08 

8,39 

87,04 

8,79 

1048 

3,00 

31,75 

5,55 

92,05 

5,69 

1025 

1,73 

33,57 

3,23 

98,16 

3,19 

986 

0,81 

35,84 

1,54 

107,0 

1,42 

921 

0,58 

37,04 

1,12 

112,3 

0,99 

882 

0,32 

38,85 

0,64 

120,8 

0,53 

823 

0 

39,12 

0 

121,6 

0 

822 

Авт. 






Твердая фаза 


КС! 


КСІ 4- КСІ • МдС1 а • 6Н 2 0 (ср. 2) 
КС! • М^СІа • 6Н 2 0 



Примечание. М. И. (±0,02°). т—несколько суток (равновесие устававлнвалось в течение 
6—8 час.). Анализ твердой фазы: микр. и М. О. 


А 
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КС1—М§С1 2 — Н 2 0 

И. Н. Лепешков, Н. В. Бодалева, Изв. СФХА АН СССР, 17, 341 (1949) 

__ Жидкая фаза _ ~~ 

і, °С всс - °Іо М/ЮОО М Н 2 0 индексы Твердая фаза 

КСІ М^СІ 2 2КСІ М г СІ 3 2КС1 Н 2 0 

35 28,09 0 47,20 0 100 2119 

23,57 3,02 38,79 7,78 83,29 2147 

20,36 5,96 33,39 15,30 68,58 2054 

13,80 12,00 22,47 30,60 42,34 1884 

11,87 15,08 19,63 39,05 33,45 1704 

8,70 18,99 14,54 49,68 22,64 1557 

4,07 27,41 7,18 75,68 1 8,67 1207 

1,48 30,93 2,65 86,57 2,97 1121 

0,90 33,18 1,65 95,22 1,70 1032 

0,26 36,26 0,49 108,1 0,45 921 

0 36,40 0 108,3 0_; 923 

Авт. 

Примечание. М. И. Анализ твердой фазы: хим. и микр. 

ксі-м§сі 2 — н 2 о 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

_ Жидкая фаза _ 

і, ”С вёёГ°7Г М/т0МН. 2 О индексы Твердая фаза 

і ксі | месі а 2 ксі | месі„ гксі | н 3 о а _ 

БотуепЬегг, 2. рЬуз. СЬет., 13, 481 (1894); 12, 481 (1898) 

25 0,54 34,17 1 I 99 1 1000 — КСІ + КСІ ■ М§СІ 2 • бН.,0 

0,52 35,47 0,98 | 104,8 0,93 945 — КСІ • М§С1 2 • 6Н 2 0 + М§С1 2 " 6НО, 

Авт. 

Е. ОеЫег, Оіззегі. Еііап§еп, стр. 45, 1913; Ш. Огйпетѵакі, Оіззегі. Егіап^ен, 
стр. 20—21 и 25—27, 1913 [М. И., т = 14—120 час.] 

КСІ 

КСІ + КСІ • МнСІ, • 6Н 2 0 
КСІ • М§С1 2 • 6Н 2 0 + І%С1 2 • 6Н.,0 


I. ІЛіН§, СепІгаІЫ. Міпегаі., стр. 419(1913) 

50 4,16 28,36 7,451 79,5 8,57 1150 — КСІ + КСІ • М§С1 2 • 6Н 2 0 

0,31 37,05 0,6 I 11Ц) 0,53 889 — КСІ • М§С1 2 ■ 6Н 2 0 + М§С1 2 • 611 2 0 

Авт. 

Н. Огозз, Оіззегі. Егіап^еп, стр. 22—28, 1914 

25 3,2 26,7 5,5 1 72 7,1 1290 — КСІ + КСІ • М§С1 2 • 6Н 2 0 

0,55 35,15 1 | 103,5 0,95 957 — КСІ • М§С1 2 • 6Н 2 0 + М§С1 2 • 6Н 2 0 

Авт. 

О'Апз, Каіі, № 10, 152—153(1915) 

25 3,20 26,82 5,531 72,5 7,09 1280 — КСІ + КСІ • М§С1 2 • 6Н 2 0 

0,38 35,16 0,72 I 103,2 0,69 962 — КСІ • М§С1 2 • 6Н 2 0 + М§С1 2 • 6П 2 0 

Авт. 


25 26,71 0 44 0 100 2273 

3,19 26,79 5,5 72,5 7,05 1282 

0,35 35,19 1 103 0,96 962 

Авт. 


КСІ 


КСІ + КСІ-МнСІ.,-6Н..О 

ксі • месі 2 • бН а о * 

КСІ • М§С1 2 • бН.,0 + М§С1 2 • 6Н..О 
М 8 СІ 2 -6Н 2 0 


360 


Продолжение 


__ Жидкая фаза _ 

вес, о/о М/ІОЭО М Н 2 0 индексы 
КСГ| МгСЬЖСІ | М?С1 2 2КС1 I Н.,0 


Твердая фаза 


Бее, Е^егіоп, 3. СЬет. Зое., 123—124, 715(1923) 

25 Т 26,74 0 44,10 0 100 2268 1,182 КСІ 

13,56 12,11 22,04 30,82 41,70 1892 1,201 
7,90 19,83 13,21 51,91 20,29 1536 1,234 

35,54 0 104,3 0 959 ^,341 МяСІ 2 • 611 2 Ѳ 

Авт. Авт. 

Т. Капакоѵзку, Таблицы О’Апз’а, стр. 81, 1933 
55 121,631 7,45 |36,86| 19,9 164,95117621 — I КСІ 


ксі— м§сі 2 —н,о 

ВЕРОЯТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РАСТВОРИМОСТЕЙ (рис. 24) 


Жидкая фаза 

вес. °/п ЛТ/ІОСО М Н 2 0 индексы 
КСІ М?СІ 2 2КСІ МеСі» 2КС1 Н 2 0 


Твердая фаза 


КСІ + МйС1 2 - 12Н 2 0 + лёд 
КСІ + КСІ • МеС1 2 • 6Н 2 0 + 

+ М8 С1 2 й 12Н 2 О г 

КСІ 

КСІ + КСІ- МйС1 2 - бН.,0 
КСІ • М§СІ 2 • 6Н.,0 + М§СІ 2 • 12Н 2 0 
МйСІ^. 12Н 2 0 


КСІ + КСІ • М§СІ 2 ■ 6Н 2 0 
КСІ • М§СІ 2 • 6Н 2 0 
КСІ • М 8 С1 2 • 6Н 2 0 + М§С1 2 • 8Н а О 
М§С1 2 -8Н 2 0 

КСІ • М§С1 2 • 6Н 2 0+М§С1 2 -6Н 2 0 (мет) 
М§СІ 2 -6Н 2 0 (мет.) 

КСІ 


КСІ + КСІ ■ М8С1 а • 6Н 2 0 
КСІ • М§С1 2 ■ 6Н 2 0 
КСІ • М§С1 2 • 6Н,0 + МрС1 2 - 6Н 2 0 
М§С|- 6Н 2 0 
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К\ М§г"||С1' 


КС1—М?С1,-Н а 0 


К - , Щ" II С1' 


КС1— МвСІ,— Н,0 


Продолжение Продолжение 


і, °С 

вес. % 

Жидкая фаза 

М/1000 М Н 2 0 

1 

| индексы 

Твердая фаза 

КС1 

М8гС1 2 

2КС1 

[ М§гС1 2 

2КС1 

н 2 о 

25 

14,9 

10,0 

24,0 

25,2 

48,8 

2030 

КС 1 


10,5 

15,0 

17,0 

38,1 

30,8 

1815 



6,7 

20,0 

11,0 

51,6 

17,6 

1595 



4,1 

25,0 

7,0 

66,7 

9,5 

1360 



3,4 

26,9 

5,9 

73,0 

7,5 

1270 

КС1 + КС1.МяС1 ? .6Н,0 


1,1 

30,0 

1,9 

82,4 

2,2 

1185 

КС1-М§С1 2 .6Н 2 0 


0,1 

35,0 

0,2 

102,0 

0,2 

978 

0 


0,1 

35,6 

0,2 

104.7 

0,2 

953 

КС1 . М 8 С1 2 • 6Н 2 0 + МйСІ, • 6Н,0 


0 

35,6 

0 

104,6 

0 

956 

М 8 С1 2 -6Н 2 0 

50 

30,1 

0 

52,0 

0 

100 

1925 

КС1 


23,9 

5,0 

40,6 

13,3 

75,3 

1855 



18,2 

10,0 

30,6 

26,3 

53,7 

1755 

и 


13,4 

15,0 

22,6 

39,6 

36,3 

1605 

„ 


9,2 

20,0 

15,7 

53,4 

22,7 

1445 

0 


5,8 

25,0 

10,1 

68,3 

12,9 

1275 

0 


4,5 

27,9 

8,0 

78,1 

9,3 

1160 

КС1 + КС1 • М§СІ 2 • 6Н 2 0 


2,4 

30,0 

4,3 

83,9 

4,9 

1135 

КСІ • МдСІ 2 • 6Н 2 0 

1 

0,5 

35,0 

0,9 

102,7 

0,9 

963 

0 


0,2 

37,15 

0,4 

112.2 

0,3 

888 

КСІ • МдСІ 2 • 6Н 2 0 + М§С1 2 • 6Н.,0 


0 

37,0 

0 

111,1 

0 

900 

м§сі;.бн 2 о 

75 

33,2 

0 

60,0 

0 

100 

1665 

КСІ 


26,9 

5,0 

47,7 

13,9 

77,5 

1625 

0 


21,2 

10,0 

37,2 

27,5 

57,5 

1545 

0 


16,2 

15,0 

28,4 

41,3 

40,8 

1435 

II 


11,7 

20,0 

20,7 

55,4 

27,2 

1315 

„ 


8,0 

25,0 

14,4 

70,6 

16,9 

1175 

0 


5,5 

29,2 

10,2 

84,6 

10,7 

1055 

КСІ + КСІ • Мксі 2 • 6Н 2 0 


4,7 

30,0 

8,7 

86,9 

9,1 

1045 

КСІ • М§С1 2 • 6Н 2 0 


1,6 

35,0 

3,0 

104,4 1 

2,8 

932 

0 


0,35 

39,0 

0,7 

121,6 ! 

0,6 

817 

КСІ • М§С1 2 • 6Н 2 0 + МдСІ. • 6Н,< > 


0 

39,1 

0 

121,5 

0 

823 

М^СІо ■ 6Н 2 0 

Н)0 

35,9 

0 

67,6 

0 

100 

1480 

КСІ 


29,8 

5,0 

55,2 

14,5 

79,2 

1435 

0 


24,0 

10,0 

43,9 

28,7 

60,5 

1375 

« 


18,8 

15,0 

34,3 

42,8 

44,5 

1295 

0 


14,3 

20,0 

26,3 

57,6 

31,3 

1190 

0 


10,6 

25,0 

19,9 

73,4 

21,3 

1070 

0 


7,4 

30,0 

14,3 

90,6 

13,6 

952 

0 


6,4 

31,3 

12,5 

95,1 

11,6 

930 

КСІ + КСІ • МяСІ, • 6Н,П 


3,6 

35,0 

7,1 

107,8 

6,2 

870 

КСІ • М§С1 2 • 6Н 2 0 


1,1 

40,0 

2,2 

128,5 

1,7 

765 

0 


0,5 

42,0 

1,0 

138,2 

0,75 

716 

КСІ • М§С1 2 • 6Н 2 0 + МяСІ, • 6Н,0 


0 

42,2 

0 

138,1 

0 

724 


150 

40,6 

0 

82,6 

0 

100 

1210 

КСІ 


34,8 

5,0 

69,8 

15,7 

81,6 

1170 

V 


29,3 

10,0 

58,3 

31,1 

65,2 

1120 

0 


24,0 

15,0 

47,5 

46,5 

50,5 

1065 

0 


19,2 

20,0 

38,1 

62,2 

38,0 

996 

0 


15,3 

25,0 

30,9 

79,3 

28,1 

907 

0 


11,9 

30,0 

24,8 

97,7 

24,2 

816 

■ 


8,9 

.35,0 

19,1 

118,0 

13,9 

729 

0 


(, °с 

вес. % 

Жидкая фаза 

I М/1000 м Н 2 0 

| индексы 

Твердая фаза 

КСІ 

М?СІ 2 

2КС1 

М В С1 2 

2КС1 

н 2 о 

150 

6,3 I 

40,0 

14,2 

140,9 

9,1 

645 

КСІ 


4,6 

44,2 

10,8 

163,3 

6,2 

574 

КСІ + КСІ • М§СІ 2 • 6Н 2 0 


4,0 

45,0 

9,5 

166,9 

5,4 

567 

КСІ • МйСІ 2 • 6Н 2 0 


1,9 

50,0 

4,8 

196,7 

2,4 

495 



1,8 

50,4 

4,5 

199,5 

2,2 

490 

КСІ • МяСІ, • 6Н,0 + МяСЦ • 4Н„0 


о 

51,8 

0 

203,3 

0 

492 

М§С1 2 • 4Н 2 0 

200 

45,0 

0 

98,8 

0 

100 

1010 

КСІ 


39,2 

5,0 

84,9 

16,9 

83,3 

982 



33,5 

10,0 

71,6 

33,5 

68,1 

951 



28,0 

15,0 

59,3 

49,8 

54,4 

917 



23,0 

20,0 

48,7 

66,4 

42,3 

868 



18,9 

25,0 

40,7 

84,3 

32,5 

800 



15,3 

30,0 

33,8 

103,8 

24,5 

727 



12,1 

35,0 

27,6 

125,2 

18,1 

654 



9,3 1 

40,0 

22,1 

149,3 

12,9 

585 



6,7 

45,0 

16,7 

176,3 

8,7 

518 



4,3 

50,0 

11,3 

207,0 

5,2 

458 



2,3 

55,0 

6,5 

243,7 

2,6 

400 

КСІ + МйС1 2 • 2Н а О 


0 

(56,8) 

0 

(248,7) 

0 

(402) 

М§СІ 2 .2Н 2 0 



бес. У. МуСІ г 


Риг. 24. Совместная растворимость КС1 и М§С1 2 в воде. 
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К\ М8Г-Ц80, 


К 2 8 0 4 —МвЗО,—Н 2 о 


К\ М 8 " II 80, 


К 2 80 4 — Мв80 4 —Н 2 0 


К', Мд”||Вг' 

КВг—М§Вг 2 —Н 2 0 
Н. Воеке, 2. Кгузі. ипсі МІпег., 45, 353 (1908) 



| Жидкая фаза 


1 , °с| 

| вес. 

| АТ/1000 Ж Н„0 

Твердая фаза 

1 КВг 

М г Вг 2 | 

1 К- 

мг" 

Вг' | 

2КВг | 

МеВг 2 

25 

40,77 

3,09 

0,13 

0 

0 

43,17 

50,23 

50,32 

1,02 

0,04 

0 

5,72 

6,70 

6,66 

27,38 

39,47 

43,52 

43,66 

52,1 

4,35 

0,2 

0 

0 

78,6 

99,0 

99,1 

КВг 

КВг КВг • МеВг 2 • 6Н 2 0 
КВг ■ М§Вг„ • 6Н 2 0+М§Вг 2 • 

• бн 2 Ъ 

М^Вг, • 6Н.0 




Авт. 



Примечание. М. И. 


КВг—М&Вг 2 —Н.р 


В. И. Николаев, Изв. ИФХА АН СССР, 7, 142 (1935) 





Жидкая фаза 




г, °с 

вес. 

“Іо 

ЛГ/1000 Ж Н 2 0 | 

| индексы | 

яъ 

| Твердая фаза 

КВг 

М^ВГп 

2КВг 1 

МгВг 2 1 

2КВг 

Н 2 0 


25 

40,81 

0 

52,19 

0 

100 

1916 


КВг 


35,29 

4,77 

44,56 

7,79 

85,12 

1910 

. — 



30,23 

9,23 

37,79 

14,91 

71,71 

1898 

— 

„ 


18,14 

20,67 

22,44 

33,05 

40,44 

1802 

— 

„ 


12,01 

28,01 

15,16 

45,69 

24,91 

1643 

— 

11 


6,13 

36,35 

8,07 

61,82 

11,55 

1431 

— 

„ 


5,17 

37,86 

6,87 

65,01 

9,56 

1391 

— 



2,68 

43,24 

3,75 

78,22 

4,58 

1220 

1,5631 

КВг + КВг • М$тВг 2 • 6И 2 0 


0,91 

48,23 

1,35 

92,77 

1,44 

1063 

— 

— 


0,14 

50,43 

0,21 

99,81 

0,2] 

і 

1000 

1,6411 

КВг • Мй;Вг 2 • 6Н 2 0 

4 дМ^Вг" • 6Н 2 0 


0 

Ав 

50,60 

т. 

0 

100,2 

0 ! 

і 

998 

і 


М§Вг 2 • 6Н 2 0 


Примечание. М. И. (± 0,1—0,2°). Анализ твердой фазы: мнкр. и хим. 

К, Мд' II 804 


К 2 80 4 —М§80 4 —Н,0 

Н. РгесШ, В. ѴШ§еп, Вег., 15, 1668 (1882) 


и °с 

Жидкая фаза | 

Твердая фаза 

вес. п !о | 

г/100 г Н,0 | 

М/І000 

ж Н 2 0 

1 индексы | 

К 2 80 4 1 

М?г80 4 

1 МО. 1 

М?80 4 

К а 50. 

М г 80 4 

1 к„50 4 

н 2 о 

10 

9,4 

9.8 

11,63 

12,13 

12.02 

18.15 

39,84 

3315 

Ко80 4 + К,50 4 *М@:80 4 ,6Н 2 0 

20 

10,9 

10,8 

13,92 

13,79 

14,39 

20,64 

41,08 

2855 

„ „ 

30 

12,4 

11,8 

16,36 

15,56 

16,91 

23,29 

42,06 

2488 

„ „ 

40 

13,8 

13,1 

18,88 

17,92 

19,52 

26,82 

42,12 

2158 

„ Я 

50 

14,7 

14,8 

20,85 

20,99 

21,56 

31,41 

40,70 

1888 

К 2 80 4 +(МО 4 .Мг8О 4 -4Н,О) 

60 

15.2 

16,3 

22,19 

23,79 

22,94 

35,60 

39,19 

1708 

„ Я 

70 

15,6 

16,8 

23,07 

24,85 

23,85 

37,19 

39,07 

1638 

„ я 

80 

16,0 

17,1 

23,91 

25,56 

24,72 

38,25 

39,26 

1588 

я я 


16,6 

і 18,1 

25,42 

27,72 

26,28 

41,49 

38,78 

1476 

я „ 

90 

17,2 

118,2 

26,62 | 

28,17 

27,52 

42,16 

39,49 

1435 

К 2 80 4 +(?) 



Авт. 








Примечание. Методика не описана. Отмечено разложение двойной соли при растворении 
в воде. 
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К 2 80 4 —М^80 4 — Н 2 0 


Ѵап Оег НеМе, 2. рЬуз. СЬет., 12, 423—424 (1893) 



Жидкая фаза 


(, °С 

вес, 

■ °'0 | 

| Ж/1000 Ж Н 2 0 1 

индексы 

Твердая фаза 

1 К 2 3 0 4 | 

М^50 4 

К 2 80 4 1 

м г зо 4 

[ К 2 3 0 4 

н 2 о 

(-3) 

(7,45) 

(8,5) 

(9,2) 

(15,1) 

(37,7) 

(4115) 

К.,30 4 + К 2 ЗС) 4 ■ М§30 4 • 6Н 2 0 4- 
+ М§30 4 -7Н 2 0 

К 2 3 0 4 • М§30 4 • 6Н 2 0 4- 

22 

8,8 

20,1 

12,8 

42,3 

23,2 

1815 


9,9 






+ М850 4 .7Н 2 Ь 

47,3 

27,9 

16,5 

67,1 

19,7 

1195 

То же 

72 

10,7 

29 

18,3 

72,0 

20,3 

1105 

Кч30 4 • М§30 4 • 6НР + 


10,8 

29,4 





+ М^30 4 • 6Н,б 


1-8,7 

73,6 

20,2 

1085 

К 2 30 4 • М§30 4 • 4Н 2 0 + 

92 

17,6 

18,7 

28,6 

43,9 

39,5 

1380 

+ М§30 4 • 6Н 2 0 

К 2 3 0 4 + к 2 3 0 4 • М§30 4 • 6Н 2 0 

98 

18 

18,5 | 

29,3 

43,6 

40,2 

1370 

К 2 3 0 4 + К 2 30 4 ■ Мд30 4 ■ 4Н 2 0 


Авт. 







Примечание. Равновесие устанавливалось при повышении и понижении температуры. По 
заключению Ьеѵі (1923 г.) автор имел дело с неравновесными растворами. Эти данные стоят в про¬ 
тиворечии со всеми остальными. 


К 2 80 4 —М^30 4 —Н 2 0 

А. Оеі§ег, Іпаи$т. Иіззегі., ВегНп, стр. 22—25, 1904 


Жидкая фаза 


і, °с 

вес. о/о 

г/100 

г Н 2 0 

Ж/1000 ж Н 2 0 

индексы 

К 2 3 0 4 

мгзо. 

К 2 30 4 

МвЗО, 

к,зо 4 

Магзо. 

К80, 

Н 2 0 

83 

(18,30) 

16,13 

0 

18,50 

(22,4) 

24,67 

0 

28,30 

(23) 

25,49 

0 

42,34 

(100) 

37,58 

(4348) 

1474 


7,89 

28,45 

12,39 

44,69 

12,80 

66,86 

16,07 

1255 


1,75 

37,08 

2,86 

60,62 

2,95 

90,69 

3,15 

1068 


0 

40,22 

0 

67,29 

0 

100,7 _ 

0 

993 




Авт. 




Твердая фаза 


К 2 8 0 4 

К,80 4 + К 4 80 4 -Мг80 ( . 
•4Н 2 0 

К.80 4 -Мг80 4 .4Н.0т- 
+ К,80 4 .2Мг8б 4 
К,80 4 .2Мг80 4 + 
+мг8о 4 -н 2 о 
Мв80 4 -Н а 0 


К 2 80 4 -М й 80 4 —Н 2 0 

И'Апз, ВеПзсЬ, Оезвпег, Каіі, № 13, 193—194 (1915) 



1 


Жидкая фаза 




і. °С 

| вес. о/ 0 | 

| Ж/1000 ж Н 2 0 

| индексы 

Твердая фаза 

1 К 2 3 0 4 

мгзо, 1 

К 2 8 0 4 

\ М§г80. 

1 К 2 8 0 4 

1 н 2 о 

0 

7,6 

8,9 

9,4 

16,0 

37,0 

3940 

К,30 4 + К„30 4 • Мк80 4 • 6Н..0 


3,4 

21,1 

4,6 

41,9 

9,9 

2150 

К,80 4 • Мд30 4 • 6НР 4- Мк30 4 • 7Н,0 

45 

14,2 

17,7 

21,5 

38,9 

35,6 

1655 

к 2 30 4 4- К ? 30 4 • Мй30 4 • 6НР 


7,0 

25,4 

10,7 

56,2 

16,0 

1495 

К 2 3 0 4 • Мг30 4 • 6Н 2 0 + К 2 30 4 • 

• Мд30 4 • 4Н.,0 


4,7 

31,7 

7,6 

74,6 

9,2 

1215 

К,30 4 • Мк30 4 • 4Н,0 4- Мя30 4 • 7НР 

55 

15,1 

19,0 

23,7 

43,1 

35,5 

1495 

К 2 30 4 4- К 2 30 4 • Мд30 4 • 4НР 
К,30 4 • М Я 30 4 • 4Н,04К,30 4 . 2Мк30 4 

70 

6,1 

32,2 

10,2 

78,2 

11,5 

ИЗО 


3,8 

35,3 

6,4 

86,7 

6,9 

1075 

К,50 4 • 2М 8 80 4 + М§80 4 . Нр 
1С 2 80 4 4- К 2 3 0 4 • М$т30 4 • 4Нр 

90 

17,0 

18,5 

27,2 

Ав 

42,9 

■т. 

38,8 

1425 


Примечание. М. И. т—несколько суток. Данные при 45, 55 и 90® противоречат экспери¬ 
ментальным данным других авторов. 
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К\ %“ || 80.'» 


К 2 8 0 4 —М§80 4 — Н 2 0 
Н. ѵап. Кіоаіег, Л. РЬуз. СЬет., 21, 515 (1917) 


каКО.-М^КО^НгО 


К', и ко, 


К а 80 ,—Мц80 4 —Н.О 



| Жидкая фаза | 

і, °С 

вес. о/о 

ЛІ /1000 м н„о 

индексы 


К 2 80, 1 

м«8оі 

| К*80, 

м.г50 ь 

к.,30. 

Н 2 0 

25 

10,77 

0 

12,48 

0 

100 

8010 


11,03 

4,00 

13,42 

7,05 

65,55 

4885 


10,96 

6,64 

13,8 

12,1 

53,3 

3860 


11,10 

7,80 

14,15 

14,39 

49,60 

3505 


10,84 

10,69 

14,28 

20,39 

41,20 

2885 


10,77 

12,06 

14,43 

23,39 

38,15 

2645 


10,70 

12,68 

14,44 

24,77 

36,85 

2550 


10,51 

12,88 

14,18 

25,16 

36,05 

2540 


10,34 

13,26 

13,99 

25,98 

35,00 

2500 


9,63 

14,27 

13,08 

28,06 

31,80 

2430 


8,43 

16,36 

11,59 

32,55 

26,25 

2265 


7,20 

18,76 

10,05 

37,92 

20,95 

2085 


6,17 

20,86 

8,7 

42,8 

16,9 

1940 


4,70 

24,44 

6,86 

51,62 

11,75 

1710 


4,11 

26,12 

6,09 

56,03 

9,80 

1610 


4,02 

26,39 

5,97 

56,75 

9,50 

1595 


3,76 

26,36 

5,56 

56,45 

8,95 

1615 


3,55 

26,40 

5,4 

56,4 

8,7 

1620 


2,34 

26,57 

3,40 

55,94 

5,75 

1685 


1,68 

26,67 

2,42 

55,71 

4,15 

1720 


0 

26,76 

0 

54,68 

0 

1830 


Авт. 






Твердая фаза 


К 2 80 4 (ср. 2) 

К а 30 4 

К 2 8 0 4 (ср. 2) 

» » 

К.,30 4 + К 2 80 4 • М§80 4 • 6Н.,0 
К,80 4 • М§30 4 • 6Н 2 0 (ср. 3) 
(С,80 4 • М§30 4 ■ 6Н,0 (ср. 2) 


К 2 80 4 • М§30 4 • 6Н,0 


Ко 80 4 • Ме30 4 • 6Н 2 0 + М§30 4 • 
• 7Н 2 0 (ср. 4) 

М§50 4 • 7Н 2 0 (ср. 2) 


М§30 4 • 7Н а О 
0 


Примечание. М. И. (± 0,1—0,2°). т=3—10 суток (с перемешиванием). Анализ жидкой 
фазы: на сухой остаток и М@:$0 4 (в виде М@г а Р 2 0 7 ), К 2 30 4 — по разности. 


К 2 8 0 4 —М§80 4 —Н 2 0 


ЛЗпеске, Еічітапп, ЛаЬгевЪег. НаИеэсЬ. ѴегЬапйез, 2, 248 (1920) 


і, °с 

вес. °[о 1 

Жидкая фаза 

м/юэо м Н 2 0 

| индексы 

Твердая фаза 

К 2 30< 

М? 80, 

К 2 80, 

М ? 80, 

КгЗО, 

н 2 о 

0 

9,5 

10,9 

12,3 

20,5 

37,5 

3050 

К,30 4 + К 2 50 4 • Мд50 4 • 6Н..С) 


2,45 

20,8 

3,3 

40,5 

7,5 

2280 

М§30 4 •7Н 2 0 

15 

11,1 

11,5 

14,8 

22,2 

40,0 

2700 

(?) о . 


1.2,25 

24,8 

3,2 

50,8 

5,9 

1850 

М§30 4 • 7Н 2 0 

100 

18,7 

21,5 

32,3 

53,9 

37,5 

1160 

| К 2 ЗО 4 




Авт. 





Примечание. Заимствовано из таблиц О’Апз'а. стр. 153 н 158, 1933. Данные'ненадежные. 


К 2 80 4 —М§80 4 —Н 2 0 


А. ІѴезЮп, Л. Сііет. Зое., 121—122, 1225 (1922) 


1 . °с 

Жидкая фаза | 


вес. о/о 

ЛІ/ 100 Э м н 2 0 

индексы 

К 2 30, 

1 1 

МагКО, 

Кг® 0 4 

М@г30 4 

1 

К а 80, 

н 2 о 

! 

30 

11,20 

0 

13,04 

0 

100 

7670 



11,98 

3,45 

14,65 

б,п 

70,6 

4817 



12,64 

9,49 

16,78 

18,24 

47,9 

2856 



12,47 

12,88 

17,27 

25,82 

40,1 

2321 

К 2 8 


11,66 

13,19 

16,04 

26,27 

37,9 

2364 



8,59 

18,08 

12,11 

36,90 

24,7 

2040 



6,93 

26,05 

10,69 

58,17 

15,5 

1452 

Смеі 


6,60 

26,28 

10,17 

58,60 

14,8 

1454 



5,98 

26,20 

9,12 

57,82 

13,6 

1494 



4,36 

27,48 

6,61 

60,34 

9,9 

1494 



3,41 

27,69 

5,12 

60,15 

7,8 

1532 



0 

29,03 

0 

61,22 

0 

1633 



Авт. 







Твердая фаза 


К 2 30 4 


М§30 4 • 7Н 2 0 


Примечание. М. И. (±0,05°). т-несколько часов. Анализ твердой фазы: М. О. Как 
показали 81аггз и Сіагке (1930 г.), данные ІУезіоп'а в большей своей части неудовлетворительны. 


К 2 80 4 —М§80 4 —Н 2 0 


3. М. Ьеѵі, 2. рЬуз. СЬет., 106, 94 (1923) 


1 , °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. о/о 

г/100 г Н 2 0 

Л 1 / 10 ЭЭ м Н 2 0 

индексы 

КгЗО, 

магзо^ 

К 2 80, 

м г 80. 

К 2 8 0, 

М ? 80 4 

1 К а 80 4 ' 

1 

н 2 о 

0 

7,86 

8,73 

9,42 

10,46 

9,74 

15,67 

38,33 

3936 

К 2 80 4 + К 2 30 4 • М§30 4 -6Н,0 


3,42 

21,09 

4,53 

27,94 

4,68 

41,71 

10,09 

2156 

К 2 8 0 4 • М§30 4 • 6Н 2 0 + 










+ М 8 30 4 .12(?) НоО 

19,8 

3,83 

25,35 

5,41 

35,80 

5,59 

53,57 

9,45 

1690 

К,30 4 • Мк80 4 • 6Н,0 + 










+ М 8 80 4 .7Н 2 6 

20,4 

10,10 

12,08 

12,97 

15,53 

13,41 

23,22 

36,61 

2730 

К,30 4 + 










+ К,30 4 • Мк30 4 • 6Н,0 

26,1 

4,26 

26,45 

6,15 

38,17 

6,35 

57,17 

10,00 

1574 

К 2 30 4 • і%30 4 • 6Н 2 0 4- 










+ М 8 30 4 .7НІЗ 

34,4 

11,66 

14,38 

15,76 

19,44 

16,30 

29,08 

35,92 

2204 

К,30 4 +К,30 4 • Мй30 4 -6Н,0 

37,8 

4,13 

29,80 

6,25 

45,11 

6,42 

67,5 

8,69 

1353 

Хзо.-Мязо, 6Н,5+ 2 










+ М§80 4 • 7Н 2 6 

44,7 

12,09 

16,98 

17,03 

23,94 

17,61 

35,82 

32,96 

1872 

К 2 30 4 +К 2 30 4 . Мй30 4 .6Н.,0 

49,6 

12,46 

18,09 

17,93 

26,05 

18,54 

38,97 

32,24 

1739 

К 2 30 4 + (?) 

55,2 

12,86 

18,38 

18,68 

26,73 

19,31 

40,00 

32,57 

1686 

К,50 4 +К,8О 4 • Мк30 4 .4Н,0 

63,4 

14,35 

17,20 

20,97 

25,13 

21,68 

37,60 

36,57 

1687 

» » 




Авт. 


1 





Примечание. М. И. т = 4 часа. 


іА 
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К‘, Мг“150." 


КаЯО,— МвЗОі— Н 2 0 


К 2 80 4 —М§80 4 —Н 2 0 

А. и Н. ВепгаіЬ, 2. апог§. СЬет., 184, 361—362 (1929); СаІісЬе, 12, 246 (1930) 

Жидкая фаза 

(, °С вес - °'о м/1000 М Н 2 0 индексы сутки Твердая фаза 

К 2 80 4 М§80, К 2 80 4 М г 80, КгЗО, Н 2 0 _ ___ 

25 10,75 О 12,47 0 100 8020 1,088 30 К,80 4 

10,86 2,60 12,98 4,50 74,26 5720 1,123 10 

10,85 5,05 13,32 8,99 59,71 4484 1,149 75 

10,99 12,63 14,88 24,69 37,60 2527 1,234 15—18 К 2 80 4 + К,80 4 . 


9.89 14,28 13,44 28,17 
9,18 17,02 12,77 34,52 
7,59 18,66 10,63 37,89 
7,32 20,32 10,43 41,98 
7,04 20,96 10,08 43,54 

4.90 26,02 7,28 56,34 


4,86 26,16 
4,93 26,26 
3,4 26,61 
2,11 26,61 


7,28 56,34 1 
7,58 56,90 
5,01 56,41 
3,12 55,80 


32,30 2403 1,249 
27,0 2115 1,267 

21.90 2061 1,282 

19.90 1908 1,294 
18,80 1865 1,296 
11,44 1572 1,348 

11,44 1572 1,346 
11,75 1551 1,346 
8,16 1628 1,331 
5,3 1697 1,324 
О 1842 1,305 


К 2 80 4 + К,80 4 . 

• М§80 4 • 6Н 2 0 (ср. 3) 
К,80 4 • М§80 4 • 6Н..О 


К,80 4 • М§80 4 • 6Н,0 
+ М§80 4 .7Н 2 6 
То же 

М§80/. 7Н..О 


Примечание. М. И. т = 10—79 суток. Анализ твердой фазы: М. О. 

К 2 8 0 4 —М§80 4 — НоО 

А. и Н. ВепгаіЬ, 2. апог§. СЬет., 184, 366 (1929); Саіісііе, 12, 252 (1930) 


Жидкая фаза 

^ вес. °Іо М/1000 М Н 2 0 индексы 

К 2 80 4 I М?80 4 К,80, I М^ЗО. К 3 80 4 Н 2 0 


Твердая фаза 


К 2 80 4 +К 2 80 4 • М§80 4 .4Н.,0 
”к 2 80 4 • М§80 4 -”4Н 2 0 


4,40 32,43 
2,60 32,76 
0 33,50 


7,20 76,83 
4,16 75,85 
О 75,39 


8,60 1192 
5,21 1252 
О 1326 


К 2 8 0 4 .М§80 4 .4Н 2 0 + 
+ Ме 80 4 • 6Н 2 0 
То же 

М§80 4 • 6Н 2 0 


I Аш. I I I Авт. I 

Примечание. М. И. т-более 2 недель. Анализ твердой фазы: М. О. 
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К 2 8 0 4 —М$т80 4 —Н 2 0 

А. ВепгаіЬ, \ѴагеІ1е (0,2°), Н. ВепгаіЬ (99,5°), 2. апог§. СЬега., 188, 74 и 80 (1930) 


К', М 8 " II80 



24 Зак. 331. 


369 


10—65 суток при 0.2° и 0,5—25 суток при 99,5 е . 



Зіаггз, Ь. Сіагке, Л. РЬуз. СЬет., 34, 1060 (1930) 
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Примечание. М. И. (±0Д в ). т < 5 час. Анализ жидкой фазы: М&”—по Гиббсу, 80^—ввиде Ва80 4 , К —в виде хлорплатината. 
Анализ твердой фазы: хим. и микр. Точность данных: ± 0,2 г/100 г Н 2 0. 


К, 


К а 80 1 -М 8 г8О,-М,б 


К 2 80 4 -М§80 4 —Н 2 0 

В. Зіаггз, Н. ЗІогсЬ, Л. РЬуз/ СЬет., 34, 2371—2372 (1930) 

Жидкая фаза 

I, °С вес. °/о г/100гН 2 О Ж/1000ЖН 2 0| индексы Твердая фаза 

К 2 5 0 4 І'М^ЗО, К г 80 4 |Ме80, К 2 8 0 4 | М г 30 4 | К 2 8 0 4 | Н 2 0 

85 18,06 0 22,05 0 22,80 0 100 4385 К,ЗСЬ 

18,24 6,08 24,10 8,03 24,92 12,02 67,46 2707 

17,95 10,84 25,20 15,21 26,05 22,76 53,37 2049 * 

18,12 11,25 25,65 15,93 26,52 23,84 52,66 1986 

17.71 13,60 25,78 19,80 26,65 29,63 47,35 1777 

17,54 13,91 25,59 20,29 26,46 30,37 46,56 1760 

17,06 17,07 25,90 25,91 26,78 38,78 40,85 1525 

16.94 17,33 25,78 26,39 26,65 39,50 40,29 1512 К 2 50 4 +К 2 50 4 • М§30. 

, о •4Н,0 

14.86 19,96 22,80 31,63 23,57 47,34 33,24 1410 К 2 30 4 • Мр50 4 • 4Н,0 

14.50 20,43 22,28 31,40 23,04 46,99 32,90 1428 , 

13,73 21,41 21,2 33,0 21,92 49,39 30,74 1402 

13,90 21,77 21,6 33,8 22,33 50,59 30,62 1371 К 2 30 4 • М§80 4 • 4Н,0 

_(пересыщ.) 

13.72 22,10 21,4 34,4 22,13 51,48 30,06 1359 То же 

12,00 23,65 18,7 36,8 19,33 55,08 25,98 1344 К 2 50 4 М§30 4 .4Н,0(мет.) 

12,09 23,85 18,9 37,2 19,54 55,67 25,98 1330 „ 

10.87 25,83 17,2 40,8 17,78 61,06 22,55 1268 

9,21 28,61 14,9 46,1 15,41 68,99 18,26 1185 

13,36 22,08 20,7 34,2 21,40 51,18 29,48 1378 К 2 30 4 • М§30 4 • 4Н 2 0+ 

+К 2 30 4 • 2Ме§0 4 

10.86 23,90 16,7 36,6 17,27 54,78 23,97 1388 К„80 4 • 2Мв80 4 

10,42 24,06 15,9 36,7 16,44 54,93 23,03 1401 „ 

9.56 24,66 14,5 37,5 14,99 56,12 21,08 1406 

6,58 27,74 10,0 42,2 10,34 63,16 14,07 1361 

4,84 30,63 7,5 47,5 7,75 71,09 9,83 1268 К 2 50 4 .2М§50 4 (пересыщ.) 

2.94 34,54 4,7 55,2 4,86 82,61 5,56 1143 К 2 3 0 4 • 2Мв30 4 (мет.) 

3,27 32,01 5,1 49,5 5,27 74,08 6,64 1260 К,80 4 • 2Мв50 4 + 

+М§80 4 • Н 2 0 

0 32,9 0 49,0 0 73,33 0 1364 Мр80 4 • 11,6 

100 19,52 0 24,22 0 25,04 0 100 3994 К 2 30 4 

19,93 3,24 25,94 4,22 26,82 6,32 80,93 3018 

20,10 5,94 27,18 8,03 28,10 12,02 70,04 2493 

19,83 8,69 27,74 12.16 28,68 18,20 61,18 2133 

19,49 11,11 28,08 16,01 29,03 23,96 54,78 1887 

19,18 13,42 28,46 19,91 29,42 29,80 49,68 1689 

19,18 14,17 28,8 21,3 29,78 31,88 48,30 1622 К„30 4 (мет.) 

19.03 15,64 29,1 23,9 30,09 35,77 45,69 1518 

18.68 17,33 29,2 27,1 30,19 40,56 42,67 1413 

18,99 13,75 28,2 20,4 29,16 30,53 48,85 1675 К 2 30 4 +К 2 30 4 • 2Ме80 4 

18.87 13,83 28,0 20,6 28,95 30,83 48,43 1673 К 2 30 4 • 2Ме30 4 

17,26 15,14 25,5 22,4 26,36 33,52 44,02 1670 

14,98 16,49 21,9 24,1 22,64 36,07 38,56 1703 

12,80 18,43 18,6 26,8 19,23 40,11 32,41 1685 

10,40 20,71 15,1 30,1 15,61 45,05 25,73 1649 

8.57 23,08 12,5 33,8 12,92 50,59 20,34 1575 

6.50 25,61 9,6 37,7 9,93 56,42 14,97 1507 

4.58 28,66 6,9 42,9 7,13 64,20 10,00 1402 

3,22 30,85 4,9 46,8 5,07 70,04 6,75 1331 К 2 50 4 -2М830 4 (мет.) 

Авт. 
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К', Мд" В 80/ 


К.,80.— МдЗО,— Н*0 


К', Мд" д 30," 


К 2 30,—МдЗО,—Н 2 0 


Продолжение 


1, °с 

1 Жидкая фаза 

| Твердая фаза 

| вес. °І о 

| г/100 г Н а 0 

| М/1000М НоО. 

| индексы 

К.50, 

1 МдЗО, 

1 К, 50, | 

МдЗО. 

1 К 2 50, 

1 Мд 30, 

1 К, 30, 

1 н г о 


100 

3,66 

29,901 

5,5 

45,0 

5,69 

67,35 

7,79 

1369 

К.,80 4 • 2М§80а+ 










“+М880 4 • Нр 


2,80 

30,04 

4,2 

44,7 

4,34 

66,90 

6,09 

1404 

М§80 4 • Н 2 0 


1,38 

30,95 

2,0 

45,7 

2,07 

68,39 

2,94 

1419 



0,73 

31,24 

1,1 

45,9 

1,14 

68,69 

1,63 

1432 



0 

31,75 

0 

46,6 

0 

69,74 

0 

1434 

V 


і 

Авт. 








Примечание. М. И. (± 0,15—0,20°). 


К 2 8 0 4 —Мй80 4 -Н 2 0 

А. ВепгаіЬ, А. ЗісІіеІзсІітМі, 2. апог§. Сііет., 197, 114 и 120 (1931) 


1 , °с 

Жидкая фаза | 

Твердая фага 

вес. 

°,0 

Л 1/1000 м н а о 

индексы | 

а 

К.,50, | 

МдЗО, 

К 2 30, | МдЗО, 

К 2 30, 1 

н 2 0 1 

66 

16,16 

0 

19,93 

0 

100 

5020 

_ 

К 2 30 4 


15,01 

7,73 

20,09 

14,97 

57,30 

2840 

— 

я 


14,37 

14,01 

20,74 

29,28 

41,50 

2000 

— 

я 


14,46 

17,08 

21,84 

37,34 

36,80 

1690 

— 

К,80 4 +К,30 4 • М§30 4 - 4Нр 


13,98 

17,72 

21,16 

38,83 

35,26 

1667 

— 

К,30 4 • М§30 4 ■ 4Н.р 


13,04 

19,33 

19,94 

42,78 

31,80 

1580 

— 

я 


8,04 

25,77 

12,56 

58,27 

17,50 

1450 

— 

я 


7,67 

26,97 

12,13 

61,76 

16,40 

1354 

— 

„ 


5,86 

32,53 

9,83 

79,02 

11,10 

1120 

— 

я 


4,95 

33,21 

8,28 

80,37 

9,50 

1160 

— 

» 


4,48 

33,89 

7,52 

82,30 

8,80 

1111 

— 

Я 


4,38 

35,41 

7,52 

88,02 

7,50 

1050 

— 

я 


4,01 

35,66 

6,87 

88,46 

7,20 

1040 

— 

к.,80а • Мк80 4 • 4Н..О+ 









+Мй80 4 • Н 2 0 


2,08 

35,40 

3,44 

84,74 

3,90 

ИЗО 

— 

М§80 4 • Нр 


0 

35,52 

0 

82,44 

о 

1220 

— 

я 

75 

17,05 

0 

21,25 

0 

400 

4710 

1,095 

К 2 80 4 


16,13 

8,51 

22,13 

16,90 

56,70 

2563 

1,151 

Я 


15,70 

12,70 

22,67 

26,55 

46,07 

2032 

1,225 

я 


15,22 

17,18 

23,28 

38,03 

38,00 

1630 

1,302 

К 2 80 4 +К 2 80 4 • М§80 4 • 4Н..0 


14,78 

17,67 

22,62 

39,15 

36,60 

1620 

— 

К 2 80 4 • М§80 4 • 4Нр 


14,09 

18,12 

21,49 

40,00 

34,95 

1626 

1,320 

я 


13,82 

19,24 

21,35 

43,02 

33,20 

1554 

— 

» 


11,14 

23,32 

17,57 

53,25 

24,80 

1420 

1,351 

я 


8,70 

26,44 

13,87 

61,01 

18,50 

1320 

1,402 

„ 


7,87 

29, «3 

13,06 

71,66 

15,50 

1180 

1,426 

я 


7,71 

30,70 

12,94 

74,60 

14,80 

1142 

1,419 

К 2 80 4 • М§80 4 - 4Н„0+ 
+К 2 80 4 • 2М880 4 


6,93 

30,80 

11,51 

74,02 

13,70 

1169 

— 

К 2 80 4 • 2М§80 4 


5,44 

31,66 

8,94 

75,33 

10,60 

1187 

1,421 

я 


4,41 

32,13 

7,18 

75,77 

8,70 

1200 

1,424 

я 


4,02 

35,54 

6,88 

88,00 

7,25 

1053 

1,449 

К,80 4 • 2Мй80 4 +М§80 4 • Н 2 0 


3,10 

36,00 

5,26 

88,47 

5,60 

1067 

1,441 

М§80 4 • Нр 


2,36 

36,31 

3,98 

88,61 

4,30 

1080 

1,437 

я 


1,25 

37,11 

2,10 

90,10 

2,30 

1090 

1,435 

я 


0 

37,30 

0 

89,03 

0 

ИЗО 

1,432 

я 


| Авт. 



| Авт . 



Примечание. М. И. Анализ твердой фазы: М. О. 
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873 


К', М 8 “ В 50," 


К а 30,—М 8 $0,—Н а 0 


К 2 80 4 -М 8 80 4 -Н 2 0 

А. СашрЬеІІ, К. Оспѵпез, С. Затіз, Л. Ат. Сііет. Зое., 56, 2510 (1934) 


Жидкая фаза 

I Ж/1000 ж Н а О 


к 2 зо. 

МвЗО, 

к 2 зо, 

МвЗО, 

К а зо, 

19,00 

0 

24,25 

0 

100 

17,70 

9,25 

25,05 

18,95 

56,9 

15,40 

13,90 

22,5 

29,4 

43,3 

14,00 

21,90 

22,6 

51,15 

30,6 

11,70 

24,00 

18,8 

55,85 

25,2 

8,00 

27,60 

12,85 

64,15 

16,7 

6,75 

28,50 

10,8 

65,85 

14,1 

3,40 

34,00 

5,6 

81,3 

6,5 

0 

33,50 

0 

75,4 

0 


индексы 

о, I н,о 


Твердая фаза 


К 2 80 4 -|-К 2 80 4 • 2Мрг50 4 
К 2 80 4 ■ 2 Мй30 4 
» 

к 2 30 4 .2Мд50 4 4-Мд50 4 • 11 2 0 
Мд30 4 -Н 2 0 


| Лет . | I I I I 

Примечание. Метод— изотермическое испарение. Данные ненздежіше. 

К 2 80 4 —М$т80 4 —Н 2 0 
Е. Лёпеске, Каіі, № 29, 145 (1935) 


Жидкая фаза 

вес. о/о Ж/1000 Ж Н 3 0 индексы 
К а 50, I М§80, К 2 80, I М?80, К 2 5 0, | Н.О 


Твердая фаза 


—5,2 

3,38 

17,8 

4,45 

—3 

7,30 

8,65 

9,00 

1 

3,05 

20,95 

4,2 

41 

4,2 

31,15 

6,7 

47,2 

4,4 

32,4 

7,25 


12,75 

17,0 

18,75 

61,0 

3,85 

35,55 

6,6 

66,5 

4,15 

35,5 

7,15 

86 

14,7 

20,35 

23,45 

89 

17,1 

17,35 

27,0 

100 

19,2 

13,25 

29,4 


13,1 

18,15 

19,7 


3,85 

30,4 

6,0 

120 

3,25 

26,3 

4,8 

129 

22,5 

9,55 

34,25 


4,45 33,75 11,6 2620 


11,6 2620 К,80 4 • М§30 4 • 6Н 2 0+ 

+М§30 4 • 12Н 2 0+лёд 

36,9 4100 К 2 50 4 +К230 4 • М§30 4 • 6Н 2 0+лёд 

9,2 2200 К 2 30 4 • М§30 4 • 6НоО+ 


8.5 1270 

8.6 1190 

34,1 1820 

7,0 1060 

7,5 1050 


7,9 1650 


І\,5и 4 -(-ІЧ20и 4 • МВ»и 4 • оп 2 ^1-лел 
К,80 4 • М§30 4 • 6НоО+ 
+М 8 30 4 - і2Н 2 0+М§30 4 • 7Н 2 () 
К 2 30 4 • М^ЗСѴ 6Н 2 0+К 2 3 0 4 • 

• М§30 4 • 4Н 2 0+М§30 4 • 7Н а О 
К 2 30 4 • Мй80,. 4Н 2 0+ 
+Мй 30 4 • 7Н 2 0+М§30 4 • 6Н 2 0 
К 2 30 4 +К 2 3 0 4 • м§30 4 • 6Н а О+ 
+К 2 3 0 4 • М§30 4 • 4Н 2 0 
К 2 3 0 4 • м§30 4 • 4Н 2 0+ 
+Мд30 4 • 6Н 2 0+М§30 4 • Н а О 
К 2 30 4 • М§30 4 • 4Н 2 0+ 
+К 2 30 4 • 2М§30 4 +М§30 4 • Н 2 0 
К 2 30 4 • М§30 4 • 4Н»0+ 
+К 2 30 4 • 2М§30 4 
К 2 30 4 -ЬК 2 80 4 • Мя 50 4 .4Н 2 0+ 
+К 2 30 4 • 2Мд30 4 
К 2 3 0 4 + К 2 3 0 4 • 2М§30 4 
К 2 30 4 • 2М§30 4 
К 2 30 4 • 2М§30 4 +М§30 4 • н 2 о 

К 2 3 0 4 +К 2 30 4 -2М§30 4 


Примечание. Приводятся интерполированные значения. 


К', Мв" д 80," 


К 2 30,—М®80,—н 2 о 


К 2 30 4 —М§80 4 -Н 2 0 

н. с. Курнаков, Д. Н. Шойхет, Изв. СФХА АН СССР, 10, 307 (1938) 


_ Жидкая фаза _ 

вес. о/о Ж/1000 Ж Н,0 индексы 
КоЗО, I Мв50, К 2 5 0, I МвЗО, К 2 8 0, | Н а О 


8,6 13,8 


100 8130 


37,4- 2565 

29,9 2390 


Твердая фаза 


К 2 80,+К 2 80,.Мв80,.6Н 2 0 

К 2 80,-Мв80,.6Н а 0 


8.8 1580 

4.8 1700 


К 2 80,-Мв80,-6Н,04-Мв80,-7Н 2 ' 

Мв80,-7Н а 0 


Примечание. М. И. Анализ твердой фазы: микр. 


К 2 80 4 -М§80 4 -Н 2 0 

Е. Согпес, М. ЬеЬпе, Сотрі. гепб., 23, 1817 (1939) 


Жидкая фаза 
7, "С индексы 

_К 2 30, | Н а О 


Твердзя фаза 


К 2 80 4 4-Лёд 

К 2 80 4 • М§80 4 • 6Н 2 0-(-лёд (мет.) 

К 2 8 0 4 4-К 2 80 4 ■ М§80 4 - 6Н 2 0+лёд 
К 2 8 0 4 • М§80 4 • 6Н 2 0 -(-М$т 80 4 • 11 Н 2 0-(-лёд 
М§80 4 • 11 Н 2 0-(-лёд 

К 2 80 4 • М§80 4 • 6Н 2 04-М§804 • 9Н 2 0-)-лёд (мет.) 

М§80 4 • 9Н 2 0+лёд (мет.) 

К 2 80 4 • М§80 4 • 6Н 2 04-Мрг80 4 • 7Н 2 0-(-лёд (мет.) 
М§80 4 • 7Н 2 0+лёд (мет.) 


Примечание. Гидратные формы Мв80, с 9 и 11 молекулами Н а О не подтверждаются 
Другими исследователями. 


К 2 80 4 —М§80 4 —Н 2 0 

N. Вауіізз, А. Соіе, \Ѵ. Еѵегз, N. Лопез, Л. Ат. СЬет. 8ос„ 69, 2035 (1947) 


_ Жидкая фаза _ 

вес, о/о г/100г Н 2 0 Ж/,000 Ж Н,0 индексы 

К 2 80, |Мв80, К.80,|Мв80, КгЗО. | М^ЗО, К 2 30, | Н г О 


Твердая фаза 


К 2 5 0,+К а 80 4 .Мв30 4 .6Н а 0 
К 2 8 0,-Мв30,.6Н а 0 


К 2 50,-Мв 30,.6Н 2 04- 
+ Мв30,-7Н,0 
Мв80,-7Н а О 


. . і 

,» _„Л ?.» “ е ’ 1 и и ±0,05°). х=6 суток. Анализ жидкой фазы: на сухой остаток и К' 

виде хлорплятината). Анализ твердой фазы: по удельному весу и коэффициенту преломления. 


375 


К\ М 8 " II 50, 


К 2 5 0 4 —Мг50,—Н 2 0 


К’, м 8 " II 50, 


К 2 50 4 —М^30 4 —Н а 0 


К 2 80 4 —М§80 4 —Н 2 0 


И. Н. Лепешков, Н. В. Бодалева, Изв. СФХА АН СССР, 17, 341 (1949) 





Жидкая фаза 




1, °с 

| вес. 

Ж/1000 ж Н 2 0 

инде ксы 

Твердая фаза 


К»50, 

1%80, 

К 2 8 0 4 

| м е зо 4 

к 2 зо 4 

н 2 о 


35 

12,30 

0 

14,5 

0 

100 

6895 

К 2 30 4 


12,28 

4,98 

15,35 

9,0 

63,0 

4105 



12,26 

8,38 

15,95 

15,8 

50,25 

3150 



12,14 

14,94 

17,2 

30,65 

35,95 

2090 

К;>80 4 -4- К.80 4 ■ 
•М§§0 4 -6Н 2 0 


11,83 

15,62 

16,85 

32,2 

34,35 

2035 

К 2 80 4 • М§80 4 ■ 6Н 2 0 


7,88 

21,04 

11,45 

44,3 

20,55 

1795 

ц 


4,98 

28,28 

7,7 

63,4 

10,85 

1405 



4,23 

29,49 

6,6 

66,6 

9,0 

1365 

К 2 80 4 • Мй80 4 • 6Н 2 0-| 
+М К 80 4 • 7Н 2 0 


3,89] 

29,20 

6,0 

65,3 

8,45 

1400 

Мй80 4 • 7Н 2 0 


0 I 

Ае 

29,40 

г т. 

0 

і 

62,3 

0 

1605 

м 


Примечание, М. И. Анализ твердой фазы; хим. и микр. 


Продолжение 


1 

і 

Жидкая фаза 


і, в <; 

вес. 

"Іо 

Ж/1000 ж н 2 о 

индексы 

({ 

Твердая фаза 


К 2 30 4 1 

м ? зо, 

К 2 30 4 

М§г30 4 

К 2 8 0 4 

Н 2 0 





В. ВазсН, Іпаир;. Пізяегі., Вегііп, стр. 1 


11,7 

11,3 

15,7 

22,0 

41,6 

2650 

-- 

3,58 

27,03 

5,3 

58,3 

8,3 

1570 

1,348 

0 

26,79 

0 

54 й! 

0 

1825 

В307 


Авт. 




Лет. 


5—22, 1901 

К 2 80 4 +К 2 50 4 • 

• М§50 4 • 6Н 2 0 
К,80 4 .М880 4 .6Н,0+ 
+М 8 80 4 .7Н 2 0 
Мй80 4 • 7Н.,0 


Ѵап’І НоН, ■МеуегІюКег, Соіігеіі, ЗіІгішдзЬег. ргеизз. 


4,2 

34,2 

7 

83 

7,8 

1110 

— 

17,0 

17,8 

27 

4! 

39,7 

1470 

— 



Авт. 





Акай., стр. 280 (1902) 


К 2 3 0 4 • 2М й 80 4 + 
+Мр 50 4 • 6Н а О 
К 2 30 4 -2М 8 30 4 +К 2 80 4 


К 2 80 4 —М§80 4 —Н 2 0 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 



Жидкая фаза 


1, "С 

вес, 

. °/о 

Ж/1000 ж Н 2 0 

индексы 


Твердая фаза 


К 2 30 4 

| М ? 50 4 

| к. 80 4 

М?50 4 

К 2 3 0 4 1 Н 2 0 | 




Миійсг, ЛаНгсзЬег. РоПзсНг. Сііет., стр. 67—68 (1866) 


15 


25 


9,3 

0 

10,6 

0 

100 

9390 

_ 

7,9 

11,4 

10,1 

21,1 

32,4 

3200 

— 

5,8 

23,0 

8,5 

48,5 

14,9 

1750 

— 

0 

25,2 

0 

50,6 

0 

1980 

— 


ЬОітепІіегг, 2. 

рНуз. 

СНет., 

13, 48с 

11,9 

11,3 

, 16 

| 22 

42 

2630- 

— 



Авт, 





К 2 80 4 

К,80 4 +(К,30 4 • 
•М§80 4 - 6Н 2 0) 
(К 2 8 0 4 • М§80 4 • 6Н,0) + 
+М 8 80 4 -7Н„0 
М§80 4 • 7Н 2 0 


К 2 8 0 4 +К 2 80 4 - 
• М§50 4 • 611 Й 0 


Е. ОеЫег, Оізаегі. Егіаішеп, стр. 44, 1913; \У. Оп"ше\ѵа1<1, Иіззегі Егіап^си, 
стр. 25—28, 1913 [М. И., х=1 1— 84 час.] 


25 


25 


10,4 

0 

12,0 

0 

100 

8330 

— 

11,8 

11,3 

16,0 

22,0 

42,1 

2630 

— 

3,7 

27,0 

5,5 

58,5 

8,6 

1560 

— 

0 

26,9 

0 

55,0 

0 

1820 

— 



Авт. 





Е. 

АѴоІІпсг, Оіззсгі. Егіап^сп, стр. 17- 

10,8 

0 

12,5 

0 

100 

8000 

— 

11,6 

11,2 

15,55 

21,75 

41,7 

2680 

— 



Авт, 





К 2 80 4 

К 2 30 4 +К 2 30 4 • 

• М§50 4 • 6Н,0 
К 2 30 4 -М 8 30 4 .6Н,0+ 
+М 8 80 4 -7Н 2 0 
М 8 50 4 • 7Н 2 0 


К 2 80 4 

К 2 50 4 • М§80 4 ■ 61 СО 


25 


О. К. Янатьева, Изв. СФХА АН СССР, 17, 373 (1949) [М. И.] 

К 2 80 4 

К,80 4 +К 2 30 4 • 

• М§80 4 • 6Н 2 0 
К 2 8 0 4 • М§80 4 • 6п»0-|- 

2 чЗДоДн Л 

М§80 4 •7Н 2 0 


11,68 

10,90 

0 

12,54 

13,67 

14,70 

0 

24,50 

100 

37,50 

7315 

2550 

— 

4,05 

26,31 

6,01 

56,54 

9,61 

1600 

— 

0 

26,70 

0 

54,50 

0 

1835 

— 

Авт, 







37(5 

Л', 


377 






К'. Са"В СГ 


КСІ—СаСІг— Н,0 


Продолжение 


Жидкая фаз а __ _ 

^ -с -вес. »|о АТ/10 00 М Н а 0 индексы Твердая фаза 

К.50.ІМ&50. К 3 50)і М^ЗОі К г 50« I Н а О I -- 

100 7 1 -25 10,8 55,1 16,3 1520 ' К 2 30 4 • 2М§80 4 

ч’к чг> 'іО 67 8 8.1 1355 „ „ 

2 8 32,3 4,4 74,5 5,6 1265 К 2 30 4 • 2М§80 4 +Мр80 4 • Н 2 0 

О’ 33,4 0 75,0 0 1330 М§5О 4 .Н 2 0 



о ' 5 Ю 15 го 25 30 35 

- -вес %М([50, 4 


Рис. 25. Совместная растворимость К 2 80 4 и М§30 4 в воде. 


' * МИТ (М^804»7Н 2 У)- 


К\ Са’ЦСГ 

КС1—СаСЦ—Н 2 0 

л. В агЬаибу, Кес. Ігаѵ. сЫт„ 42, 639 (1923) 

” Ж идкая фаза __ 

I «С вес. »іо М/1000 М НоО ин дексы 

~ КСІ I СаСІз 2КС1 I СаСІа 2КС1 | Н„0 

30 27,2 О 45,1 0 100 2215 

248 2,33 41,1 5,2 88,8 2160 

22 7 4,7 37,8 10,5 78,2 2070 

20 2 7 15 33,6 16,0 67,7 2015 

18.5 Э’25 30,9 20,8 59,8 1935 

17 35 10,6 29,1 23,9 54,9 1890 
14,7 13,65 24,8 30,9 44,5 1795 

12,85 16,0 21,8 36,5 37,4 1715 

10.6 19,0 18,2 43,8 29,3 1615 

9,0 21,55 15,7 50,4 23,7 1515 

7.9 24,0 14,0 57,2 19,7 140э 

4,85 30,3 9,0 75,8 10,6 1180 

3.9 31,83 7,3 80,4 8,4 1140 

3,65 43,3 8,3 132,5 5,9 710 

4 0 46,8 9,8 154,5 6,0 С09 

4 4 49,2 11,4 172,0 6,2 545 

3,35 49,5 8,6 170,5 4,8 559 

2 1 49,6 5,2 166,5 3,05 582 

ОЗ 50,0 0,7 163,5 0,45 610 

О 50,2 0 163,5 0 611 

Авт. 


Твердая фаза 


ксі 


КС1+аСаС1 2 • 4Н 2 0 
аСаС1 2 • 4Н 2 0 

* 

0 

0 


Примечание. М. И, 


379 



К 1 , Са" II СГ 


КС1— СаСІа— Н а 0 


_ т , КС1—СаС1 2 -Н 2 0 

ѴѴ. В. Ьее, А. СЬ. Е кеічоп. Л. СЬеш. 5ос., 123—124, 707(1923) 


_ Жидкая ф аза 

^ вес ‘ % М/10 О М Н г О индексы 25 т) 

. _I ^ С1 I СаС1 а 2КС1 1 СаС1 2 2КС1 | Н 3 0 ^25 _ 

26,1 26,74 0 44,10 1 0 100,0 2268 1,182 1,072 

17,63 8,53 28,85 18,76 60,60 2100 1,204 1,41 

\\ ИЛ Л С ГС Іле-О л-т^лѵ /1 а а_ . ’ УТ 1 * ^ 1 


Твердая фаза 


11,64 16,55 
7,52 23,15 
3,72 32,34 
3,15 37,82 
3,13 44,70 
0 (45,06) 


37,40 

54,20 

82,09 

104,0 

139,1 

(133,1) 


КС1 + СаСІ 2 -6Н 2 0 
СаС1 2 • 6Н 2 0 


I Авт. I | I I I Авт. I 

Примечание. М. И. (±п.Г 5 »). -г) _относительная вязкогть растворов. 

КС1—СаС1 2 —Н 2 0 

С. Маггеііі, Апп. сЫт. арріісаіа, 19, 277 (1929) 


вес. % 

КСІ | СаСІ., 


Жидкая фаза 
ЛГ/ИЮ0іИН г О 
ЖСІ | СаСІ 2 


индексы 
2КС1 | Н 2 0 


Твердая фаза 


КС1+СаС1 2 -6Н 2 0 

СаСІ 2 -6Н,0 


I Авт. I | | | I 

г ■■ 'ІТ и м е ч а и и е. М. И. Анализ жидкой фазы: Сі' — по Фольгарду. 
Па —титрованием раствором оксалата. Анализ твердой фазы: М. О. 3 

л о „ КСІ— СаС1 2 —Н 2 0 

_ А. И. Заславский, Труды Г ИПХ, вып. 23, 72 (1935) 

__ Жидкая фаза 

Л С вес. и /п _в/100 2 Н 2 0 ~М(ШШ Н й О индексы 

_ КСІ | СаС1 2 КСІ | СаС1 а 2КС1 | Са~СІ7 ІКС1 | Н а О й 

1 —10 19,75 0 24,61 0 29,73 0 І100 0 3364 1 136 

2 5,70 22,20 7,67 27,26 9,29 44,25 17,35 1868 1 240 

3 1,98 35,29 3,16 56,26 3,81 91,31 4,01 к51 1Д72 

4 0 35,5 0 55,04 0 89,36 0 1119 1,353 

О 18,67 0 22,96 0 27,73 0 100,0 3606 1 128 

7 п 56 іа'і 3 'п 27 12,41 15,84 43)92 3540 1)133 

7 0 14 - 5 0 16,96 0 27,53 0 3632 1 134 

8 0 22,19 0 28,52 0 34,45 0 100 0 2903 1 54 

9 12,19 10,93 15,85 14,22 19,15 23,08 45 35 2368 1 93 

п %% 7>1 ? Ш 8)58 53,49 13,80 1612 1,265 

1 2,52 34,65 4,01 55,15 4,84 89,52 5,13 1060 1 366 

2 2,42 37,00 3,99 61,07 4,82 99,14 4,64 961 1,388 

13 11 37,57 0 60,18 0 97,68 0 1024 1 376 

14 15 2,73 41,05 4,85 73,0 5,86 118,5 4,71 804 _ 

15 20 0,63 43,79 1,13 78,8 1,37 127,9 1 06 773 - 

16 25 3,05 44,66; 5,83 85,4 7,04 138,6 483 687 - 


К'-в виде перхлората, 


Твердая фаза 


КС1+ СаСІ 2 -6І1.,0 
СаСІ, • 6Н 2 0 “ 
Лёд 


КСІ-|~СаС1 2 • 6Н.,() 
СаС1 2 • 6Н 2 0 “ 
КСІ + СаСІ 2 • 6Н 2 0 


I I Ает- I | I Авт. 

в сост П ав Р е И №!б Ч р а асс И чийны'нам. ^ % " Л/1 ° 0Э Н *° В С ° СТаВаХ № 14 " 15 И М/,т М “*0 


К‘, Са“ |СІ’ 


КСІ—СаС1 2 —Н 2 0 

I. І^еізгий, Т. Тотрзоп, Л. Ат. СЬет. 8ос., 58, 321 (1936) 

- Жидкая фаза _ 

, всс . I г/100 г Н 2 0 I М/1000 М Н 2 0 индексы 

КСІ СаС1 2 I КСІ СаС1 2 2КС1 СаСІ, 2КСІ | Н 2 0 _ 


Твердая фаза 


КСІ + СаС1 2 • 6Н..О 
СаС1 2 - 6Н 2 0 


Примечание. М. И. 

КСІ —СаС1 2 — Н 2 0 

Е. И. Лукьянова, Д. Н. Шойхет, Труды Г ИПХ, вып. 34, 10—11 (1940) 

Жидкая фаза_ 

( ос Е ес. % г/100 г Н,0 г/100 г содей М/ЮООМН^О индексы Твердая фаза 

ИГ. СяС.І, КСІ СаС1„ КСІ I СаС1 2 2 КСі|саСІ 3 2 КС 1 | Н.0____- 

____:- к -Г-Т і і 1 I 


—10 1.80 
0 2,10 
. 0 

25 3,42 
0 

50 30,04 
19,0 
7,0 

4.17 

4.18 
0 

100 36,1 
13,92 
8,98 
3,21 
О 

130 38,61 
4,15 
2,65 
О 


і34,50 2,86 I 
36,63 3,48 
37,25 О 
44,53 6,57 

44.70 О 

О 42,93 

11.89 27,50 

28,51 10,85 
42,08 7,76 
55,11 10,26 1 
56,86 0 1 

О 56,49 
25,32 22,90 
38,39 17,06 

59.89 8,69 1 

61,05 0 1 

О 62,89 
59,11 11,29 1 
62,66 7,64 1 

63.70 0 1 


> 95,04 3,46 87,91 

> 94,58 4,20 97,03 

100 0 96,35 

1 92,86 7,94138,9 
ЮО 0 131,2 

О 51,87 0 1' 

1 38,49 33,23 27,92 

2 80,28 13,11 71,74 
2 90,98 9,38 127,1 

5 92,9412,40 219,6 

100 0 213,8 

О 68,25 0 1 

8 64,52 27,67 70,30 

6 81,0420,61 118,4 
8 94,91 10,50 263,4 

100 0 254,3 

О 75,98 0 1 

6 87,24 13,64 261,0 
О 95,9 9,23 293,1 

100 0 284,7 


1094 КСІ + СаСІ., • 6Н 2 0 
988 . 

1038 СаСІ, • 6Н 2 0 
681 КСІ + СаСІ, • 6Н 2 0 
762 ■ СаС1 2 • 6Н,0 
1928 КСІ 

1635 » 

і 1179 

' 733 КС1 +СаС1 2 • 2Н 2 0 

I 431 СаС1,-2Н 2 0 

468 КСІ 

1465 „ 

1 Ю21 

1 718 КСІ + СаС1 2 • 2Н 2 0 
) 365 СаСІ 2 • 2Н,0 

393 КСІ 

1316 

7 364 КСІ + СаС1 2 • 2Н 2 0 

- лпч л - лі пи гл 


Примечание. М.И. 


381 




382 


К'. Са“ і СІ' 


Жидкая фаза 

I о С вес. °/о м/1000 М Н,0 индексы 

КС1 I СаС1 а 2КС1 | СаС1 2 2КС1 I Н а О 


КСІ—ЙаСіа—Н 2 0 
Продолжение 


Твердая фаза 


75 4,33 56,28 

4,20 56,57 
4,00 56,79 

3.92 57,00 
3,59 57,66 

2,56 57,77 
0 58,58 

95 12,43 49,43 
7,25 52,47 

3.93 58,26 

Авт. ■ 


13,28 231,9 
12,94 234,1 
12,33 235,1 
12,12 236,8 
11,19 241,5 

7,80 236,4 

О 229,6 
39,38 210,4 
21,75 211,4 
12,56 250,1 


5.42 408 
5,24 405 
4,98 404 
4,87 402 

4.43 396 

3,19 410 
О 436 
15,77 400 
9,33 429 
4,78 381 


2КС1- СаС1 2 -2Н 2 0 


2КС1 • СаС1 2 • 2Н 2 0 + СаСІ, • 2Н 2 0 
(ср. 4) 

СаС1 2 • 2Н 2 0 

КС1 + 2КС1 • СаС1 2 • 2Н 2 0 (ср. 2) 
2КС1 • СаС1 2 • 2Н,0 
2КС! • СаС1 2 • 2Н 2 0+СаС1, • 2Н 2 0 


Примечание. М. И. (± 0,02°). ч — несколько суток (равновесие устанавливалось в тече-у 
ние 6 — 8 час.). Анализ твердой фазы: М. О. и микр. 


КС1—СаС1 2 — Н 2 0 

О. Аззагззоп, 5ѵегі§ез Оео1о§ізка ип4егзйкпіп§, 81оск1ю1га, зег. С, № 501, 
б (1949) [АгзЬок, 42, № 10 (1948)] 


Жидкая фаза 

вес. °/ 0 М/1000 М Н а О индексы 

КС1 СаСІ 2 2КСІ СаС1 2 2КС1 Н 2 0 


Твердая фаза 


27,0 

4,0 

47,3 

9,9 

157,7 

5,9 

37,8 

7,0 

51,8 

20,5 

204,1 

9,1 

43,4 

4,3 

55,0 

12,8 

219,4 

5,5 


597 КС1 + СаС1 2 -6Н 2 0 + 
+ аСаС1 2 • 4Н 2 0 
445 КС1 + КС1 • СаСІ 2 + 
аСаСІо • 4Н.,0 

431 КС1 • СаСІ, + аСаСІ» •“ 4Н 2 0 
4-'СаС1 2 -2Н 2 0 


Примечание. Методика не описана. 
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К*. Са“||СГ 


КСІ—СаСІ,— Н„0 


К'. Са"1 СГ 


КС1—СаСІ,—Н,0 


КСІ—СаС1 2 —Н 2 0 


О. Аззагззоп, .1. Ага. СЬега. 5ос., 72, 1435 и 1437 (1950) 






Жидкая фаза 





1 , °с 

вес. % 

М/1000 м Н 2 0 

индексы 

Твердая фаза 



КС1 

СаС1 2 

2КС1 

СаС1 2 

2КС1 

н,о 

і 

1 

18 

25,1 

0 

40,5 

0 

100 

2470 

КС1 

2 

2,70 

40,95 

5,79 

117,9 

4,68 

808 

КС! + СаС1 2 • 6Н.,0 

3 


0 

42,05 

0 

117,8 

0 

849 

СаС1 2 • 6Н.,0 

4 

27,0 

4,50 

47,20 

11,26 

158,6 

6,65 

589 

КС! + СаСІ 2 • 6Н 2 0 + 

+ ссСаС1 2 ■ 4Н 2 0 

5 

37,8 

7,30 

51,45 

21,38 

202,4 

9,55 

447 

КС! + КС! • СаС!., + 

-]— аСаСІо • 4Н 2 0 

КС! • СаС1 2 + ссСаСІ., • 4Н 2 0 
+ СаСІ,- 2Н..0 

ксі 

6 

43,4 

4,30 

55,05 

12,78 

219,8 

5,49 

430 

7 

50 

29,9 

0 

51,5 

0 

100 

1940 

8 


24,9 

5,9 

43,5 

13,8 

75,9 

1745 

V 

9 


18,1 

12,7 

31,6 

29,8 

51,5 

1630 

„ 

10 


9,8 

23,8 

17,8 

58,2 

23,4 

1316 

V 

11 


6,1 

30,9 

11,7 

79,6 

12,8 

1095 

» 

12 


4,8 

39,0 

10,3 

112,6 

8,4 

814 


13 


5,7 

45,7 

14,2 

152,6 

8,5 

600 

V 

14 


6,6 

48,9 

17,9 

178,4 

9,1 

509 

» 

15 


8,63 

50,8 

25,70 

203,3 

11,22 

437 

КС! + КСІ • СаСІ, (ср. 2) 

16 


7,1 

51,6 

20,8 

202,8 

9,3 

447 

КСІ • СаСІ, 

17 


6,6 

52,1 

19,3 

204,8 

8,6 

446 

V 

18 


6,0 

52,9 

17,6 

208,9 

7,8 

441 

„ 

19 


5,6 

53,8 

16,7 

215,1 

7,2 

431 

» 

20 


4,6 

54,8 

13,7 

219,1 

5,9 

430 


21 


4,10 

55,51 

1 

12,26 

223,1 

5,21 

425 

КСІ-СаСІ 2 + СаСІ,- 
• 2НоО 

22 


4,09 

55,58 

12,25 

223,7 

5,26 

424 

СаС1 2 ■ 2Н 2 0 

23 


0 

56,55 

0 

211,3 

0 

473 

СаС1 2 -2Н^О (ср. 2) 

24 

95 

36,2 

0 

68,6 

0 

100 

1460 

25 


29,2 

6,4 

54,8 

16,1 

77,3 

1410 

» 

26 


24,2 

11,3 

45,3 

28,4 

61,5 

1360 

ѵ 

27 


18,6 

18,0 

35,4 

46,1 

43,4 

1225 

V 

28 


12,7 

28,0 

25,9 

76,6 

25,3 

975 


29 


10,5 

38,4 

24,8 

122,0 

16,9 

681 


30 


10,3 

41,3 

25,7 

138,5 

15,7 

609 

и 

31 


10,2 

43,2 

26,4 

150,5 

14,9 

565 

» 

32 


10,5 

45,3 

28,7 

166,4 

14,7 

513 


33 


11,9 

48,0 

35,9 

194,3 

15,6 

434 


34 


12,2 

48,6 

37,6 

201,2 

15,8 

419 

• 

35 


12,4 

49,6 

39,4 

211,9 

15,7 

398 

К.01 КОІ * Сіі^Ло 

36 


12,1 

49,9 

38,5 

213,2 

15,3 

397 


37 


9,3 

52,2 

29,2 

220,1 

11,7 

401 

я 

38 


8,0 

Аі 

53,0 

т. 

24,8 

220,6 

10,1 

408 

• 


Продолжение 


№ 

і, °С 

вес. % 

Жидкая фаза 

М/1000 м Н 2 0 

индексы 

Твердая фаза 

КСІ 

СаСІ., 

2КС1 

СаСІ 2 

2КС1 

н„о 

39 

95 

7,2 

54,0 

22,4 

225,9 

9,0 

403 

КС! • СаС!., 

40 


5,9 

55,6 

18,5 

234,4 

7,3 

395 


41 


5,3 

56,4 

16,7 

239,0 

6,5 

391 


42 


3,9 

58,3 

12,5 

250,4 

4,7 

380 


43 


2,9 

59,6 

9,3 

258,0 

3,5 

374 

КС! • СаСІ, + СаС1 2 • 2Н..0 

44 


2,5 

59,8 

8,0 

257,5 

3,0 

377 

СаС!., • 2Н 2 0 

45 


0 

60,20 

0 

245,5 

0 

407 

я 1 



Авт. 

. 


і 





Примечание. М. И. (± 0Л°). х = 2—3 суток. Анализ твердой фазы: М. О. и миіф. Инва 
риантные равновесна (№ 1, 2 и 3) установлены дилатометрически. 


КСІ—СаС1 2 —Н 2 0 

В. Н. Свешникова, ДАН СССР, 79, № 3, 448(1951); Изв. ОХН АН СССР, 
№ 1, 47 (1952) 


1, °С 

| Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. о/о 

М /1000 м Н 2 0 

индексы 

КСІ 

СаС1 2 

2КС1 

СаСІ., 

2 КСІ 

| СаС1 2 

55 

25,66 

4,82 

44,60 

11,25 

79,86 

1790 

КС! 


18,27 

12,75 

32,00 

30,00 

51,62 

1615 



6,35 

31,55 

12,36 

82,47 

13,03 

1055 

и 


6,07 

31,89 

11,82 

83,43 

12,41 

1050 



5,11 

40,18 

11,29 

119,2 

8,65 

766 



7,79 

49,35 

21,96 

186,9 

10,51 

479 

КС1+ КСІ - СаС1 2 


4,46 

56,40 

13,77 

233,9 

5,56 

404 

КС! • СаС1 2 + СаСІ, • 2Н 2 0 


4,63 

55,26 

13,95 

223,6 

5,87 

421 

СаС1 2 • 2Н 2 0 


Авт. 







Примечание. М. И. т = 8—26 суток. Анализ жидкой фазы: К', Са" и 80^ — обычными 
весовыми методами. Анализ твердой фазы: кристаллооптический. 


384 


25 Зак. 331. 


385 


К', Са" ІІ Сі' 


КСІ—СаСІ,— Н 2 б 


КС1—СаС1 2 —Н 2 0 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

Жидкая фаза 

вес. % I г/100 г Н,ОііИ/ 1000 ЛШаОІ индексы I 


Твердая фаза 


Ми1(1ег, ЛіагеьЬег. Ротсйг. Сйет., стр. 66 (1866) 

311 0 137,5 I 0 1100 12670! — I КС1 

4,9 63,5 5,9 103,1 5,4 918 — КО! + СаС1 2 • 6Н.,<) 


? 26 5 0 31 0 37,5 0 100 2070 — 

29 37 5 4,9 63,5 5,9 103,1 5,4 918 — 

СІ 35*9 0 56 0 90,9 0 1100 - 


СаСІ.і • бН.,0 


У. Озака, Н. N13610, Виіі. сііеш. 8ос„ .Іарап, 5, 182(1930) 


15,0 2,73 41,05 
45,0 8,19 51,35 
1,24 55.62 


5,86 118,51 4,71 804 

24,45 205,9 10,61 434 

3,47 209,3 1,63 470 


КС! + СаСІ, • ОНА) 
КС1 + СаС1 2 -2Н 2 0 
СаСІо • 2Н,0+СаС1» • 
‘ • 4Н 2 0 ' 


И. Кричевский, Р, Ицкович, 2. апогр;. Сйеш., 215,104(1933) [М. И. ±0,1°, т = 1 час] 
-10 | 3,61128,581 — I — I 6,44] 68,421 8,60 I 13361 — I КС1 + СаС1 2 • 6Н 2 0 


В. С. Егоров, Труды ГИПХ, вып. 23, 88—90 (1935) 

25 26,6 0 36,2 0 43,7 0 100 2280 1,178 КС1 

3 29 44,9 6,33 85,8 7,65 141 5,17 674 1,479 КСІ + СаСІ* • 6Н 2 0 

О’ 45,1 0 , 82,2 0 133 0 748 1,446 СаС1 2 -6Н*0 


В. П. Ильинский и др., Труды Солян. лабор. АН СССР, 
вып. 7, 32 (1936) [М. И.] 


25 I 3,05|44,66| 


— I 7,051 138,6 I 4,841 686 I — I КС1 + СаС1 2 • 6Н 2 0 


А. Б. Здановский, ЖПХ, 20, вып. 12, 1254 (1947) 


100 19,68 15,64 — 
9,48 32,60 — 


36,76 39,25 48,36 1316 
19,78 91,36 17,80 900 


В. Н. Свешникова, Изв. СФХА АН СССР, 17, 350 (1949) 


25 I 3,13144,701 6,0 |85,69! 7,251 139,11 4,95 I 6831 


КС1 + СаС1 2 -6Н 2 0 


386 


I 



25* 


387 



К‘, Са" 11Зб, 


К 2 3б,—Са30 4 —Н,0 


К', Са" 1 50, 


К 2 3 0 4 —СаЗО*—Н ,0 


Продолжение 


и °с 

вес. о/о 

Жидкая фаза 

М/1000 М Н,0 

индексы 

Твердая фава 

К а ЗО, 

СаЗО, 

к а зо, 

СаЗО, 

К а ЗО, 

н 2 о 

90 

18,71 

0,035 

23,80 

0,058 

99,7 

4190 

К,30 4 + К 2 50 4 • 5СаЗО* • Н 2 0 

99 

19,70 

0,037 

25,38 

0,061 

99,8 

3930 


0 

2,00 

0,129 

2,11 

0,174 

92,4 

43800 

К„30 4 • Са80 4 • Н 2 0 + СаЗ() 4 ■ 2Н.,0 

11 

2,59 

0,145 

2,66 

0,197 

93,1 

35000 

» » 

18 

2,79 

0,153 

2,97 

0,209 

93,4 

31450 


30 

3,41 

0,165 

3,65 

0,227 

94,1 

25800 

» V 

40 

3,79 

0,172 

4,08 

0,237 

94,5 

23150 

К 2 8 0 4 • 5Са80 4 ■ Н.,0 + Са30 4 ■ 2Н./1 

51 

4,21 

0,175 

4,55 

0,242 

94,9 

20850 

п » 

75 

4,90 

0,190 

5,34 

0,265 

95,3 

17850 

И )) 

80 

5,00 

0,192 

5,45 

0,268 

95.3 

17500 


90 

5,27 

0,196 

5,76 

0,274 

95,4 

16570 

„ „ 

99 

5,39 

0,198 

5,90 

0,278 

95,5 

16180 

» 


Авт. 







Примечание. М. И. х от 2 час. до 2 суток (с периодическим перемешиванием). Аналив 
твердой фазы; хим. 


К 2 80 4 — Са$0 4 — Н 2 0 


К 2 30 4 —0а$О 4 — Н 2 0 

И. 5Ъог§і, АШ 5ос. Тозсапа, шеш., 37, 183 и 189 (1926) 



Жидкая фава 


1, “С 

вес. “/о 

М/л 

• к 2 зо. 

г/л„ 

К 2 30. 

а 

Твердая фаза 


К 2 30< 

Са30 4 

(выч.) 

25 

4,23 

0,158 

0,25 

43,56 

1,031 

Са30 4 - 2Н 2 0 


0,87 

0,156 

0,05 

8,71 

1,004 

. 


0,17 

0,179 

• 0,01 

1,74 

0,998 

» *■ 

40 

8,23 

0,09 

0,50 

87,12 

1,059 



4,25 

0,161 

0,25 

43,56 

1,025 

„ 


0,87 

0,162 

0,05 

8,71 

0,999 



0,18 

0,182 

0,01 

1,74 

0,993 


25 

4,23 

0,164 

0,25 

43,56 

1,031 

Са30 4 « 0,5Н./> 


0,17 

0,22 

0,01 

1,74 

0,998 



0 

0,26 

0 

0 

0,997 

• 



Авт. 





Примечание. М. И. т — 1 час. Анализ жидкий фазы: волюметрический. 


Е. Аікіегзоп, К. Ыезіеіі, 1. Іші. Епд. СЕеш., 12, 244—245 (1920) 


1 , °с 

вес, 

Жидкая 

■ °,'о 

фаза 1 

| г /100 г Н 2 0 

Твердая фаза 

К 2 30 4 

СаЗО, 

К 2 30, 

СаЗО, 

100 

1,17 

0,189 

1,19 

0,192 

Са30 4 


1,19 

0,153 

1,21 

0,155 

Са30 4 -)- К,30 4 ■ 5СаЬ0 4 • Н 2 0 


0,93 

0,200 

0,94 

0,202 



0,87 

0,180 

0,88 

0,182 



6,53 

0,130 

7,00 

0,139 

К 2 30 4 • 5Са50 4 * 4Н 2 0 


6,65 

0,093 

7,13 

0,100 



8,11 

0,099 

8,83 

0,108 

К 2 3 0 4 .5Са80 4 -4Н 2 0+К 2 30 4 .Са50 4 -Н,0 


8,40 

0,093 

9,18 

0,102 

• 0 

1 

8,25 

0,103 

9,00 

0,112 



9,07 

0,088 

9,98 

0,097 



8,01 

0,106 

8,72 

0,115 

к,30 4 • Са30 4 • Н,0 


9,85 

0,077 

10,93 

0,085 

і 

» 




>- 





Авт. 



Примечание. М. И. х = 7-23 суток (с перемешиванием). Анализ твердой фазы: хим. 


К 2 30 4 —Са80 4 —Н а О 


Н. ѵап Ѵеійішігеп, ОіззеП., ШгесЫ, стр. 51, 1929 


и °с 

Жидкая фаза 

Твердая фава 

вес. о| 0 

| г/100 г Н 2 0 

М /1000 м Н 2 0 

К 2 50, 

СаЗО, 

К 2 30, 

| СаЗО, 

к 2 зо. 

СаЗО, 

25 

0,432 

0,155 

0,435 

0,156 

0,45 

0,207 

Са30 4 • 2Н 2 0 


0,346 

0,158 

0,348 

0,159 

0,36 

0,211 

„ 


0,260 

0,165 

0,261 

0,166 

0,27 

0,220 

н 


0,173 

0,174 

0,174 

0,175 

0,18 

0,231 



0,087 

0,188 

0,087 

0,189 

0,09 

0,250 






Авт. 




Примечание. Заимствовано ив таблиц О’Апз’а, стр. 211, 1933. 


380 


388 




К - , Са" II30, 


К„30«-Са50,—Н*0 


К', Са" || 50. 


КаЗО,—Са30 4 —Н 2 0 


К 2 80 4 —Са30 4 —Н 2 0 

А. Е. НіИ, 1. Ага. СЬега. Зое., 56, 1074—1076(1934) 


{, °с 

Жидкая фаза | 

Твердая фаза 

вес. 

Кано, 

Са50 4 

Л 

40 

12,86 

0 

1,099 

К 2 30 4 


12,897 

0,010 

1,099 



12,895 

0,014 

1,099 

К.,30 4 + К 2 30 4 • Са30 4 • Н.,0 


11,284 

0,020 

1,086 

К 2 5 0 4 • Са30 4 • Н 2 0 


9,376 

0,029 

1,069 

» 


7,763 

0,040 

1,056 

я 


5,754 

0,070 

1,039 

») 


4,797 

0,094 

1,032 

1 * 


4,666 

0,101 

1,031 



4,061 

0,134 

1,026 

0 


3,956 

0,143 

1,0252 

К,30 4 • Са30 4 • Н 2 0 + К,30 4 • 5Са30 4 • Н 2 0 


3,71 

0,165 

1 _ 

К.,30 4 • Са30 4 • Н 2 0 + Са30 4 • 2Н г О (мет.) 


3,526 

0,ЮЗ 

1,0210 

Са30 4 -2Н 2 0 (мет.) 


3,123 

0,159 

1,0192 

0 » 


2,917 

0,155 

1,0187 

Са30 4 • 2Н-0 + К 2 30 4 • 5Са30 4 • Н 3 0 


2,596 

0,154 

1,0152 

Са30 4 • 2Н»0 


2,066 

0,147 

1,0108 

„ 


1,027 

0,149 

— 



0 

0,212 

0,9960 


60 

15,40 

0 

__ ! 

к,зо 4 


15,40 

0,019 

__ 

К»80 4 + К 2 30 4 • Са30 4 • Н а О 


10,044 

0,041 

1 

К 2 3 0 4 • Са30 4 • Н 2 0 


6,172 

0,099 

— 

0 


5,660 

0,106 1 

__. 

Ко30 4 • Са30 4 • Н,0 + к,30 4 • 5Са80 4 • Н а < > 


5,429 

0,118 

— 

К 3 30 4 • Са30 4 • НоО (мет.) 


5,178 

0,134 

— 

» » 


4,440 

0,176 


К 2 3 0 4 • Са30 4 • Н 2 0 + Са30 4 • 2Н„0 (мет.) 


3,599 

0,169 

— і 

Са30 4 • 2Н 2 0 (мет.) 


2,449 

0,156 

— 

0 0 


1,854 

0,151 

.—. 

» » 


1,660 

0,150 

_ 

Са30 4 • 2Н.,0 + К.,30 4 • 5Са30 4 • 11,0 (мет.) 


1,239 

0,148 

— 

Са30 4 • 2Н 3 0 (мет.) 


0,518 

0,155 

— 

0 0 


0 

0,201 

— 

0 0 


4,035 

0,117 

_ 

*К,30 4 • 5Са30 4 • Н 2 0 


2,840 

0,123 

_ 

К,30 4 • 5Са30 4 • Н 2 0 (мет.) 


(5,32) 

0,121 

— 

Са30 4 -Ь К 2 30 4 • Са30 4 • Н 2 0 (мет.) 


4,745 

0,119 

_ 

Са30 4 (мет.) 


(4,10) 

(0,116) 

— 

Са30 4 + К 2 3 0 4 • 5Са30 4 • Н 2 0 


3,562 

0,114 

— 

Са30 4 


3,000 

0,111 

— 



2,013 

0,107 

— 

» 


1,007 

0,101 

— 

» 


0 

(0,160) 

—. 

я 

100 

19,368 

0 

— 

к,зо 4 


19,317 

0,026 

— 

К 2 3 0 4 + К 2 30 4 • Са30 4 • Н а О 



Авт. 




Продолжение 


1 , °с 

| Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес 

К 2 80 4 

• °10 

СаЗО^ 

і й 

100 

16.221 

0,033 


К 2 50 4 • Са30 4 • Н 2 0 


14,375 

0,038 

— 



14,150 

0,039 

— 

и 


13.608 

0,042 

— 



11,62 

0,055 

— 



10.62 

0,066 

— 

К.,80 4 • Са50 4 • Н а О + К?50 4 • 5Са50 4 • НоО 


9,851 

0,076 

— 

К 2 50 4 • Са30 4 - НоО (мет.) 


(9,1) 

(0,084) 

— 

К.,30 4 • Са30 4 • Н 2 0 + Са30 4 (мет.) 


8,110 

0,100 

— 

К 2 3 0 4 • Са30 4 • Н 2 0 (мет.) 


8,019 

0,102 




7,030 

0,127 

— 



6.019 

0,163 

— - 



5.719 

0,177 

— 



5,547 

0,186 

— 

* 


5,511 

0,191 




5,322 

0,203 




(5,37) 

(0,199) 


К 2 30 4 • Са30 4 • Н 2 0 + Са30 4 • 2Н а О (мет.) 


5,523 

0,200 


0аЗО 4 • 2Н а О (мет.) 


5,312 

0,198 

- 

0 » 


4,522 

0,184 

- - 

ч » 


2,962 

0,162 


.. 


2,016 

0,148 


» » 


1,521 

0,140 




1,090 

0,136 


<1а30 4 • 2Н г О + К 2 30 4 • 5Са30 4 • Н.,0 (мет.) 


0,787 

0,133 


Са30 4 -2Н 2 0 (мет.) 


0,260 

0,135 




0 

0,167 


» м 


9.598 

0,063 

- 

К 2 30 4 • 50а30 4 • Н 2 0 


8,336 

0.064 

- - 



6,817 

0,064 




5,221 

0,069 


К 2 8 0 4 • 5Са30 4 - Н 2 0 (мет.) 


4,021 

0,082 




2,558 

0,090 


» » 


8,50 

0,085 


Са30 4 (мет.) 


8,43 

0,079 

— 



8,10 

0,086 

— 



7,323 

0.084 




6,52 

0,071 

— 



5,46 

(0,067) 

— 

Са30 4 + К 2 5 0 4 • 5Са50 4 • Н 2 0 


4,500 

0,060 

— 

Са30 4 


2,953 

0,055 

— 



1,932 

0,051 

— 



0,728 

0,047 

— 



0,448 

0,051 

— 



0 

0,067 

— 

я 



Авт. 




Примечание. М. И. т от 0,5—1 часа (для метастабильных равновесий при 100°) до 3—4 
месяцев (в присутствии К г 80,-5Са50,.Н,0 при 40°). Са" определялся через оксалат. К' —по 
разности. 


390 


391 




К'. Са" Ц 50, 


К 2 30 4 —Са30 4 —Н 2 0 


К', Са" 1| 80, 


К 2 3 0 4 —СаЗО,—Н 2 0 


К 2 30 4 — Са$0 4 — Н 2 0 


К 2 8 0 4 —Са80 4 —Н 2 0 


Ь. Сіагке, Е. Раг(гМ§е, Іші. Еп§. СЬеш., 26, 898 (1934) 




Жидкая фаза 



1 , °с 

вес. о; 0 1 

г/100 г Н,.0 

Твердая фаза 


К 2 50 4 

Са30 4 | 

К 2 30 4 

Са80 4 


135 

14,9 

0,054 

17,5 

0,063 

К 2 50 4 • Са50 4 • 1Ш + К-,30 4 • 5Са§0 4 • 1 Ш 

136,5 

15,3 

0,057 

18,1 

0,068 

» » 

137,5 

14,6 

0,067 

(17,1) 

0,078 

» и 

140 

15,7 

0,058 

18,6 

0,069 

і » в 

151 

22,8 

0,031 

29,5 

0,040 

К.,50 4 4- К 2 50 4 • Са30 4 • Н.,0 

168 

19,3 

0,073 

24,0 

0,091 

К.,30 4 • Са30 4 • Н 2 0 + К.,80 4 • 5Са50 4 • 1 1 2 Ѳ 

169 

21,2 

0.066 

26,9 

0,084 

» п 


19,8 

0,060 

24,7 

0,075 

я » 

200 

25,1 

0.073 

33,6 

0,098 

К.,30 4 4- К,30 4 • Са30 4 • Н,0 


24,5 

0,081 

32,5 

0,108 

К,30 4 • Са30 4 • Н.,0 4- К,80 4 • 5Са30 4 • Н.,0 


12,0 

0,046 

13,6 

0,052 

К.,30 4 • 5Са30 4 ■ Н 2 0 4- Са30 4 

250 

27,3 

0 

37,5 

0 

к.,зо 4 



Авт. 




Примечание. М. И. (± 1°). х = 25 — 237 час. Анализ твердой фазы: мпкр. 


К 2 80 4 —Са80 4 — Н 2 0 


А. Е. НІИ, 3. Ат. СЬеш. Зое., 59, 2243 (1937) 


и °с 

Жидкая фаза | 

Твердая фаза 

вес. °|о ( 

ЛГ/1000 м Н 3 0 

индексы 

к г зо 4 

і Са8(>4 

к 2 30 4 

I Са80 4 

К 2 80 4 

н.о 

35 

0,12 

0,188 

0,12 

0,25 

32 

! ■ 

270000 

Са30 4 -2Н 2 0 


0,08 

0,195 

0,08 

0,26 

23 

294000 

» 


0,04 

0,204 

0,04 

0,27 

13 

322000 

Я 


0 

0,212 

0 

0,28 

0 

357000 

ѵ 


0,12 

0,207 

0,12 

0,28 

30 

250000 

Са30 4 


0,08 

0,220 

0,08 

0,29 

22 

270000 



0,04 

0,230 

0,04 

0,31 

11 

285000 



0 

0,242 

0 

0,32 

0 

312000 

и 

45 

0,1 

0,185 

0,10 

0,25 

28 

285000 

й 


0,05 

0,192 

0,05 

0,25 

16 

333000 

й 


0 

0,206 

0 

0,27 

0 

370000 

и 


•- 








Авт. 







Примечая и е. М. И. т = 28—88 суток. Равновесии устаі авлпвались: 1) путем кристаллизации 
соли из пересыщенных растворов; 2) путем растворения ангидрита (размер зерен 20—80 микрон) 
в растворах. 


Р. Н. Головатый, ЖПХ, 13, вып. 4, 589 (1940) 





Жидкая фаза 




1 , °с 

вес. 


1 г/л 


М/л 

(выч.) 

| Твердая фаза 


К 2 30 4 1 

1 Са80 4 ! 

1 К 2 3 0 4 1 

СаЗО* 

К 2 30 4 | 

Са30 4 


18-20 

2,19 

0,165 

22,30 

1,68 

0,128 

0,01235 

1,017 

(Са30 4 • 2Н.,0) 


1,11 

0,138 

11,15 

1,39 

0,064 

0,01023 

1,008 



0,55 

0,119 

5,58 

1,20 

0,032 

0,00878 

1,004 



0,28 

0,131 

2,79 

1,32 

0,016 

0,00966 

1,001 



0,14 

0,147 

1,39 

1,47 

0,008 

0,01083 

1,000 

; м 


0,070 

0,181 

0,70 

1,81 

0,004 

0,01333 

1,000 



0,035 

0,199 

0,35 

1,99 

0,002 

0,01463 

0,999 



0 

0,217 

0 

і 

'2,17 

0 

0,01593 

Авт. 

1,000 

й 


Примечание. М. И. т = 24 часа (с периодическими взбалтываниями). Анализ твердой фазы 
не -.производился. 


К 2 80 4 —Са80 4 —Н 2 0 

В. Н. Свешникова, ДАН СССР, 79, № 3, 447—448 (1951); Изв. ОХН АН 
СССР, № 1, 45 (1952) 


(. -сс 

і Жидкая фаза 

і вес. о'о 

к 2 30 4 | Са30 4 

Время 
; сутки 

Твердая фаза 

55 

15,09 

0,007 

13 

К,50 4 4- К„30 4 • Са30 4 • Н.,0 


9,83 

0,033 

15 

К 2 30 4 • Са30 4 • Н,0 


5,92 

0,095 

26 

Ко30 4 • Са30 4 • Н 2 0 4- К 2 3 0 4 • 5Са30 4 • 1 1,( 


5,02 

0,108 

16 

Ко30 4 • 5Са30 4 • Н ? 0 


4,30 

0,120 

20 

К 2 30 4 • 5Са30 4 • Н 2 0 4- Са30 4 


2,94 

0,125 

20 

Са30 4 


1,30 

0.129 

22 



0 

0,183 

8 

й 


| Лет. 




Примечание. М. И. т = 8—26 суток. Анализ жидкой фазы; К’, Са и 80^ — обычными ве¬ 
совыми методами. Анализ твердой фазы: кристаллооптический. 


К 2 80 4 —Са80 4 —Н 2 0 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 



| Жидкая фаза 


и °с 

вес. 7„ 

1 г/л | 

.М/1000 М Н 2 0 

Твердая фаза 


К 2 30 4 |Са30 4 

К 2 30 4 | СаЗО, 1 

К 2 8 0 4 |Са80 4 



Ѵап’І Ной, \ѴІ!зоп, ЗЙ 2 іш§‘зЬег. ргеизз. Акай., стр. 1143(1900) 


25 

3,05 

0,185 

— 

_ 

3,261 0,25 






Авт. 


К 2 80 4 • Са30 4 • Н 2 0 4- Са30 4 • 2Н 2 0 


А. Оеі§ег, Іпаи§. Оіззегк, ВегНп, стр. 25—26, 1904 [М. И., т = 5—21 суток] 


83 

17,92 

— 

21,83 

(?) 

22,55 

(?) 


8,78 

— 

9,62 

(?) 

9,94 

(?) 


1,28 

— 

1,30 

(?) 

1,34 

(?) 





Авт. 



К<>30 4 + К 2 30 4 • Са80 4 ■ Н 2 0 
К 2 30 4 • Са30 4 • Н 2 0 + К 2 3 0 4 • 5Са30 4 • Н,0 
К 2 ЗС 4 ■ 5Са80 4 • Н 2 0 Са80 4 



К', Са" II СО; 


К 2 С0 3 —СаС0 3 — Н 2 0 


К", Зг"||СГ 


КСІ—ЗгСІ,— Н,0 


Продолжение 



| Жидкая фаза 


и °с 

вес. «/о 

г/л 

м/юоо лн,о 

Твердая фаза 


К,80,| Са80 4 

КгЗО.І СаЗО, 

К.80,1 Са80, 



Ѵап’1 Ной, Ое1§ег, Зйгип^зЪег. ргеизз. Акасі., стр. 936 (1904) 


18,25 

— 

— 

_ 

23,1 

— 

17,95 

—0 

— 

— 

22,6 

0 

8,75 

-0 

— 

— 

9,9 

~ 0 

1,25 

~0 

— 

— 

1,3 

— 0 





Авт. 


К2ЗО4 

К 2 30 4 + К 2 30 4 • Са30 4 • Н 2 0 
К а 30 4 ■ С а30 4 • Н„0 + К 2 3 0 4 • 5С а30 4 • Н ,0 
К 2 3 0 4 • 5Са30 4 • Н„0 + Са30 4 


Ѵап’І Ной, 2. апог§. СЬсш., 47, 259, 269 и 272 (1905) 


25 

10,4 

0 

— 

— 

12 

0 


10,4 

— 

— 

— 

12 

(?) 


0 

0,26 

— 

— 

0 

0,35 

32 

3,45 

— 

— 

— 

3,7 

(?) 






Ат. 


Ѵап’І 

Ной, 

Ѵоегшап, Віазсіаіе, 811 

40 

4,1 

(?) 

— 


4,4 

(?) 


3,5 

(?) 

— 


3,8 

(?) 

60 

6,2 

(?) 

— 


6,8 

(?) 


2,3 

(?) 



2,4 

(?) 






Авт. 


К 2 30 4 

К„30 4 + К 2 30 4 • Са30 4 • Н 2 0 
Са30 4 •2Н 2 0 

К 2 80 4 -Са80 4 -Н 2 0 + К 2 30 4 -5Са30 4 -Н 2 0 


К 2 3 0 4 • С а30 4 • Н 2 0 + К 2 30 4 • 5С а30 4 • Н 2 С) 
К 2 80 4 -5Са30 4 - Н 2 0 + Са30 4 • 2Н 2 0 
К 3 30 4 • С а30 4 • Н 2 0 + К 2 30 4 • 5С а30 4 • Н 2 0 
К,30 4 • 5Са30 4 • Н 2 0 ЬСа80 4 -2Н 2 0 


П'Апз, Зсіігеіпег, 2. аиогй. СНет,, 62, 138 и 151 (1909) 


к\ 8г"цр' 

КР—8гР 2 —Н 2 0 

Ш. Т. Талипов, В. А. Хадеев, ЖОХ, 20, вып. 5, 786 (1950) 


и °с 

Жидкая фаза 

Твердая 

фаза 

вес. «/о 

г/л 

М/л 

КР 

8гР,‘ 

КР 

8гР 2 

КР 

8гР г 

25 

574 • ІО -4 

6,4- 10“ 4 

0,574 

0,0064 

9,877- 10"* 

5,1-10"® 

ЗгР 2 


520- ІО -4 

7,0- ІО" 4 

0,520 

0,0070 

8,948 • КГ® 

5,6-10"® 

» 


493 • 10~ 4 

8,0- ІО" 4 

0,493 

0,0080 

8,480-10"* 

6,4-10"® 

п 


464 • 10“ 4 

8,5- ІО" 4 

0,464 

0,0085 

7,982-10"® 

6,8-10"® 



377-10 -4 

11,4- ІО" 4 

0,377 

0,0114 

6,485-10"* 

9.1 • ІО" 5 



348• ІО" 4 

13,7- ІО" 4 

0,348 

0,0137 

5,985-Ю"* 

1,09 - ІО" 4 



319-10 4 

14,9- ІО" 4 

0,319 

0,0149 

5,487- 10"* 

1,19- ІО" 4 



290- ІО -4 

18,1-Ю" 4 

0,290 

0,0181 

4,987-10"* 

1,44- ІО" 4 



261 • 10 -4 

20,6 -ІО” 4 

0,261 

0,0206 

4,488-10"* 

1,64- ІО" 4 


X 

232• ІО -4 

25,8- ІО" 4 

0,232 

0,0258 

3,990-10'* 

2,05- ІО" 4 



199-10" 4 

29,6- ІО" 4 

0,199 

0,0296 

3,421 -10"® 

2,36- ІО" 4 



174-10 -4 

36,7 • ІО" 4 

0,174 

0,0367 

2,992- 10"* 

2,92-ІО" 4 



145•10 -4 

46,1 • ІО" 4 

0,145 

0,0461 

2,494- 10"* 

3,67- ІО" 4 



116-10^ 4 

56,9- ІО" 4 

0,116 

0,0569 

1,995-10"* 

4.46- ІО" 4 

» 


86,9 • 10 -4 

67,6- ІО" 4 

0,0869 

0,0676 

1,496- 10"® 

5,38- ІО" 4 



57,9 - ІО" 4 

82,4- ІО" 4 

0,0579 

0,0824 

9,974- ІО" 4 

6,56 -10 4 



29.0- К)" 4 

105- ІО" 4 ' 

0,0290 

0,105 

4,987- ІО" 4 

8,37-10 4 



0 

121 • К) 4 

0 

0,121 

0 

9,62- ІО" 4 







Авт. 



Примечание. М. И. (± і э ). х от 2—3 суток до 2 месяцев. Внутренняя часть стеклянных 
сосудов парафинировалась. Анализ жидкой фазы: 8гР 2 — осаждением 8г в виде карбоната с после¬ 
дующим титрованием. КР- сульфатным методом. Анализ твердой фазы: М. О. 


0 

25 

1,99 

3,01 

0,083 

0,163 


— 

2,1 10,113 
3,22| 0,223 






Авт. 


В. Н. Свешникова, Изв. СФХА 


10,72| 0,02 

— 

- ! 

— 

Авт. 


і 



К„$0 4 • Са80 4 • Н 2 0 + Са80 4 • 2Н 2 С 


АН СССР, 17, 349—350 (1949) 
К 2 80 4 + К 2 80 4 • Са30 4 • Н 2 0 


К', Са"||СОя 


К', Зг" || СТ 
КС1—8гС1 2 —Н 2 0 

Миігіег, .ІаНіезЬег. Рогівсііг. СЬет., стр. 67 (1866) 


(, V, 

| Жидкая фаза 1 


| вес. °| о 

| г/ЮО г Н 2 0 | 

КСІ 

8гС1., 

1 КСІ 

8гС1 а 

14,5 

24,9 

0 

! 33,2 

0 



7,0 

30,4 

11,2 

48,6 



0 

33,65 

0 

50,7 





Авт. 1 



Твердая фаза 


КСІ 

КС1 + ЗгС1 2 • 6Н„0 
ЗгСІ., • 6Н„0 " 


К 2 С0 3 — СаС0 3 — Н а О 


М. Вагге, Сотрі. гегиі., 154, 280 (1912) 


и °с 

| Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. °,'о 

I г/іОО г Н 2 0 

К 2 С0 3 | СаСО., 

| К 2 С0 3 | СаС0 3 

19 

50 

75 

98 

37,21 

37,58 

37,89 

38,19 

— 

59,25 

60,21 

61,00 

61,78 

Не 

указано 

К 2 СО 3 * СаСОд “4“ СаСОд 

» » 

п » 

п « 

Авт, 


КСІ— 8гС1 3 —Н 2 0 

V. Нагкіпз, Н. Раіпе, Л. Аш. СЬеш. Зое., 38, 2711 (1916) 



Жидкая фаза 


и °с 

вес. °|о 

М/1000 г Н 2 0 


Твердая фаза 


КСІ 

ЗгС1„ 

2КС1 

5гС1 2 

й \ 

25 

7,18 

3,97 

2,04 

0,34 

0 т 

32,40 

33,89 

34.80 
35,62 

35.80 

0,797 

0,429 

0,2165 

0,0360 

0 

3,382 

3,441 

3,475 

3,508 

3,517 

1,4266 

1,4152 

1,4085 

1,4032 

1,4015 

(ЗгС1 2 - 6Н 2 0) 
»> 

и 



Авт. 



Примечание. Методика не описана. Анализ твердой фазы не производился. 
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К', Ва" Ц Р' 


КР—ВаР,—Н,0 


КЬ‘. ЫН,' Ц 80, 


Ш> 2 3 0 4 —(Ш 4 ) 2 3 0 4 —Н 2 0 


К’, 8г"||8о; 

К 2 80 4 —8г80 4 -Н 2 0 


М. Вапе, Сошрі. генй., 149, 292 (1909); Апп. сЫш. рііуз. (8), 24, 176 (1911) 



Жидкая фаза 



вес. «|о 

г/100 г Н г О 

Твердая фаза 

1. °С | 

К 2 30 4 

ЗгЗО, 

К 2 30» 

ЗгЗО, 


17,5 

50 

75 

100 

1,27 

1,88 

2,71 

3,90 

<0,01 

<0,01 

<0,01 

<0,01 

1,29 

1,92 

2,79 

4,05 

<0,01 

<0,01 

<0,01 

<0,01 

К 2 50 4 • Зг80 4 + 5г50 4 
» » 


Авт. 



Примечание. М. И. т—несколько часов (с периодическим перемешиванием). Но указанию 
автора растворимость К 8 30 4 в присутствии К 3 $0 4 «Зг804 такая же, как и в воде. Анализ твердой 
фазы: хим. 


К\ Ва” | Р' 
КР—ВаР 2 —Н 3 0 


Ш. Т. Талипов, В. А. Хадеев, ЖОХ, 20, вып. 5, 778 (1950) 


і, °С 

Жидкая фаза 

Твердая 

фаза 

вес. о/о 

г/л 

М/л 

а 

(выч.) 

КР 

ВаР 3 

КР 

ВаР 2 

КР 

ВаР 2 

25 

2,85 

0.0038 

29,16 

0,039 

5,020 -10 -1 

2,2- ІО” 4 

1,02 3 

ВаР, 


1,90 

0,0052 

19,32 

0,053 

3,325-10“ 1 

3,0- ІО” 4 

1,015 



1,48 

0,0052 

14,94 

0,053 

2,571 • 10”* 

3,0 • ІО” 4 

1,011 



1,16 

0,0069 

11,67 

0,070 

2,008-10”* 

4,0-ю”; 

1,009 



0,87 

0,0094 

8,76 

0,095 

1,507-10”* 

5,4-10”/ 

1,007 



0,63 

0,0117 

6,37 

0,117 

1,096-10”* 

6,7-ю”; 

1,004 



0,58 

0,0131 

5,82 

0,132 

1,001 - 10 -1 

7,5 • ІО” 4 

1,004 



0,42 

0,0197 

4,21 

0,198 

7,256 -10 -2 

1,13 - ІО” 3 

1,003 



0,29 

0,0280 

2,91 

0,281 

5,011-10 -2 

1,60-10”® 

1,002 



0,14 

0,0600 

1,44 

0,601 

2,480 • ІО -2 

3,43 - ІО” 3 

1,001 



0,12 

0,0764 

1,21 

0,765 

2,081 • 10 -2 

4,36- ІО” 3 

1,001 



0,0631 

0,109 

0,632 

1,09 

1,087- ІО --3 

6,20-ІО” 3 

1,001 



0,0408 

0,125 

0,408 

1,25 

7,031 • ІО” 3 

7,13-ІО- 3 

1,001 



0,0292 

0,136 

0,292 

1,36 

5,028-10”® 

7,75- ІО” 3 

1,001 



0,0072 

0,153 

0,0716 

1,53 

1,233- ІО” 3 

8,71 • ІО” 3 

1,001 



0,0029 

0,160 

0,0291 

1,60 

5,002 -10“ 4 

9,10-10“® 

1,001 



0 

0,162 

0 

1,62 

0 

9,23 • 10~ 3 

1,001 

» 






Авт. 




ГІ р и м еч а ни с. Ц. И. (±0,1°). т от 10—12 час. до 2 месяцев. Внутренняя часть стеклянных 
сосудов парафинировалась. Анализ проб —на обе соли путем перевода их в сульфаты, определения 
суммарного веса сульфатов и затем отдельно Ва30 4 . Анализ твердой фазы: М. О. 


К', Ва”|С1' 
КС1—ВаС1 2 — Н 2 0 

Н. Рооіе, Ат. СЬет. й., 32, 253 (1904) 


и *с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. "(о 

[ КС) 

ВаСЬ 1 

25 

18,97 

13,85 

КС1 ВаСЖ • 2Н,0 (ср. 2) 

Авт. | 


КС1—ВаС1 2 —Н 2 0 

Р. Зсіігеіпетакегэ, IV. йе Вааі, Ргос. зесі. 5сІ„ Атзіегйат, 7, 782—783 (1914) 


і,° с 

Жидка 

вес, 

КС1 

я фаза 

■ °; 0 

ВаСІ 3 

Твердая фаза 

40 

28,63 

0 

! 

і КС! 


23,98 

9,15 

КС( + ВаСІ., • 2Н а О 


0 

28,98 

ВаС1 2 • 2Н 2 0 

60 

31,2 

0 

Йсі 


23,09 

14,83 

КСі + ВаСІ 2 -2Н 2 0 


0 

' 31,7 

ВаС1 2 • 2Н 2 0 


Авт. | 



Примечание. Методика не описана. 


къ; мн;|8о;' 

КЬ 2 80 4 —(ЫН 4 ) 2 804—Н 2 0 

С. Саіѵо, Е. ЗІтопз, 3. Ат. СЬет. Зое., 74, 1203 (1952) 



1 Жидкая фаза 

| Твердая фаза 

и °с 

вес 

■ “> 


формулы 


КЪ 2 30 4 

| (ИН 4 ) 2 3 0 4 

(НН 4 ) 2 50 4 

35 

36,27 

31,37 

0 

5,99 

0 

5,0 

КЬ,50 4 
(№, МН 4 ) 2 50 4 


25,71 

13,05 

7,6 

V 


I 22,25 

17,23 

13,1 

» 


15,35 

25,51 

27,1 

и 


12,16 

29,26 

42,0 

V 


9,98 

31,85 

48,3 

» 


4,81 

38,21 

69,8 



0 

44,33 

100,0 

(МН 4 ) 2 5 0 4 


Авт. 



Примечание. М. И. (±0,05°). х=2 недели (с перемешиванием). Анализ жидкой фазы: 
Соли из раствора предварительно высаливались этанолом, затем определялась вода просушиванием 
пробы при 65° (ночь) и 110° (3—4 дня); (ЫН^ЗО* —при пятичасовом прокаливании пробы при 900—950 
(погрешность анализов — ОД^'о). Анализ твердой фазы: М. О. 
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Йь\ Мв“ ||йі ; 


КЬСІ— М?С1,- 


КЬ', Ме"||СГ 

кьсі—м^сі 2 — н 2 о 

РеИ, К. КиЬіегасЬку, СЬет. 2Щ„ 16, № 21, 336 (1892) 

_ Жидкая фаза _ 

; вес, оід _ г/л _ ЛГ/1000 ЛГ Н 2 0 индексы ^ 

КЬСІ МдСІг КЬСІ МеСІг 2КЬС1 МеС1 2 2КЬС1І Н 2 0 (выч.) _ 

42.8 3,4 625 50 59,3 12,0 83,1 1400 1,460 

38,0 6,9 550 100 51,3 23,7 68,4 1330 1,448 

31,7 10,6 450 150 40,9 34,6 54,1 1325 1,420 

22.9 14,8 310 200 27,3 44,8 37,9 1385 1,354 (в 

12.9 19,2 168 250 14,2 53,6 20,9 1475 1,301 

5.4 23,8 68 300 5,7 63,7 8,2 1440 1,259 КЬ 

1.5 27,7 19 350 1,6 74,2 2,1 1320 1,261 

0,5 31,0 6 400^ 0,5 85,8 0,6 1160 1,288 

Авт. 

Примечание. М. И. 

кьсі—м&сі а —н 2 о 

Л. Ѵ\Ап$, Г. ВизсЬ, 2. апог§. Сііет., 232, 363 (1937) 

I _ Жидкая фаза 

і, °С вес, о'о _ | МЦО 00 М Н а О | индексы Тве] 


Твердая фаза 


кьсі 

(возможно также 
образование 
КЬС1-М2 С! г 6Н,0) 


№ \{, °С 


_ 

КЬСІ 

М^СІ 2 

2КЬСІ 

МкСІ* 

2КЬС1 

НоО 

1 

25 29,6 

10,2 

36,7 

32,2 

53,3 

1450 

2 

(30,5) 

(9,8) 

(38,0) 

(31,0) (55,1) 

(1450) 

3 

20,9 

16,3 

24,8 

49,2 

33,5 

1350 

4 

Следы 

35,5 

Следы 

104 

— 

960 


Твердая фаза 


КЬСІ + КЬСІ • МёСІ. • 6НХ> 


КЬСІ • М§С( 2 • 6Н,0 
кьсі • М§сі 2 • 6Н 2 0 4 
+ МёСЬ, • 6Н 2 0 


Примечание. 

С. 3. Макаров, 
236—238 (1941) 


, М. И. Состав № 2 экстраполирован. 

КЬСІ—МёС1 2 —н 2 о 

, Ф. М. Перельман, Т. К. Легкова, Изв. ОХН АН СССР, № 2, 


Жидкая фаза 

г/100 г солей | М/іООО М Н.ОІ 


КЬСІ | МкСІ. I КЬСІ | МкС1 2 1 2КЬСІ | МеС1 2 [ 2КЬС1 | Н г О | 


Твердая фаза 


| Авт. 

Примечание. М. П. 


80.32 31,28 
60,18 51,52 

61.32 57,48 
56,75 58,36 
44,29 62,27 
36,26 65,16 
36,28 69,72 
34,55 70,45 
25,52 73,07 
16,65 79,48 
10,07 84,30 

6,24 92,24 
3,04 100,4 
1,17 117,1 
0,73 136,2 
0,31 137,8 
0 137,3 


|КЬС1+КЬС1-МёС1 2 -6Н 2 0 
! КЬС1-МёС1 2 -6Н 2 0 


МёС1 2 -6Н 2 0 


398 


Сз‘, N«4- 1і 50/ 


СзоЗО,—(ЫНО^О*—Н а О 


КЬ', Мг 'ЦВг' 

КЬВг—МёВг 2 —Н 2 0 

В. П. Блидин, ЖОХ, 7, вып. 9, 1591 (1947) 

Жидкая фаза 

I 'вес. °Іо мол. °; 0 М(\тМ Н 2 0| индексы 

НЬВг | М^Вг 2 КЪВг I М^Вг, 2КЬВг I М&Вг 2 2НЬВг I Н 2 0 


Твердая фаза 


25 53,35 0 11,05 0 62,29 0 100,0 1605 

41,51 10,10 8,36 2,00 46,72 20,42 69,59 1489 

28,20 20,50 5,44 3,55 29,94 39,10 43,37 1448 

17,0 30,40 3,19 5,17 17,60 56,54 23,74 1349 

9,6 40,31 1,89 9,02 10,44 78',73 11,71 1121 

Следы 50,40 Следы 9,01 — 99,41 — 1006 

„ 50,38 „ 9,0 — 99,33 — 1007 


1006 КЬВг МёВг., • 0Н 2 О (ср.З) 

1007 М§Вг 2 "- 6Н,0 


Примечание. М. И. (±0,1-). Растворение проводилось до пост, янноі < 
в растворе. Твердые растворы в системе не обнаружены. 


одержания Кг' 


КЪ', Са" 1| 30" 

КЬ 2 80 4 —Са80 4 —Н 2 0 

Л. О’Апз, О. ЗсЬгеіпег, 2. апогё- СЬет., 62, 145 (1909) 


Жидкая фаза 

^ вес. «'о ЛГ/1000 М НоО индексы 

КЬ 2 80 4 Са80 4 КЬ 2 80 4 Са80 4 КЪ,80 4 Н.О 


Твердая фаза 


0 

20,0 

16,9 

25 

21,8 

18,79 


27,34 1 0,27 

25,52 | 0,50 

40 

36,9 

39,5 

50 

16,3 

13,1 


1 

Авт. 


Примечание. М. И. 


-100 5917 Са30 4 • 2Н,0 + КЬ 2 80 4 • Са30 4 • Н 2 0 

-100 5322 Са30 4 -2Н 2 0 + КЬ 2 30 4 -2Са30 4 

98,1 3843 КЬ,30 4 -2Са30 4 +КЬ 2 30 4 .Са30 4 .Н 2 0 
-100 2532 

-100 7634 Са50 4 -2Н„0 + КЬ 2 50 4 -2Са50 4 


Св'і ын 4 цзо; 


С5 2 8 0 4 —(ИН 4 ) 2 80 4 — Н 2 0 

С. Саіѵо, Е. Зітопз, Л. Ат. СЬет. Зое., 74, 1203 (1952) 


Жидкая фаза 
вес. 'о 


(ЫМ 4 ) 2 80 4 


вес. ° о 
(ЫН 4 ) 2 80 4 


Твердая фаза 

формулы 


Сз 2 30 4 

(Сз, ЫН 4 ) 2 30 4 
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ш/исг, Л' 


КН 4 С1—КН 4 І— Н,0 


Ш^ІІСІ', Вг' 

Ш4СІ—ЫН 4 Вг—Н 2 0 

К. Ріа», О. ВигкЬаггіІ, Неіѵеііса СЬіт. Асіа, 27, 1609 (1944) 

' _ Жидкая фаза _ Твердая фаза _ 

(, °С вес. о|» Ж/1000 Ж Н. 2 0 индексы _ мол. °) 0 

N11,01 ЫН.Вг КН.01 | N11,Вг КН, В г | Н 2 0 N1-1,01 N11,Вг формулы 

25 28,5 0 133,9 0 0 747 100 О ЫН 4 С1 

24.2 8,5 121,1 23,4 16,2 692 96,2 3,8- ЫН 4 (С1, Вг) 

21.8 13,2 113,1 37,5 24,9 664 93,8 6,2 

19,0 18,4 102,7 54,1 34,5 638 89,0 11,0 

16.9 22,7 94,3 69,1 42,3 612 82,8 17,2 

15.3 26,1 87,8 82,0 48,3 589 66,8 33,2 

13,2 28,9 77,3 91,9 54,3 591 47,3 52,7 

11.5 31,3 67,6 100,5 59,8 595 28,0 72,0 

10.5 32,7 62,3 106,1 63,0 594 24,4 75,6 

5,8 37,9 34,6 124,1 78,2 630 9,3 90,7 

О 44,0 0 144,5 100,0 692 0 100 Ыіі 4 Вг 

Авт. 

Примечание. Методика не описана. 

ШПІСІ',.!' 

МН 4 С1— мн 4 л— н 2 о 

А. К. Жданов, ЖОХ, 17, вып. 10, 1895 (1947) 


Жидкая фаза 


(, °С вес. 

°;о 

мол. 

°!о 

Ж/1000 г 

Н 2 0 

Твердая фаза 

N11,01 | 

тѵ 

N11,01 | 

тѵ 

NN,01 | 

N114.1 


25 28,20 

0 

11,67 

0 

7,34 

0 

МН 4 Сі 

26,25 

3,88 

11,15 

0,61 

7,02 

0,38 


25,29 

6,31 

10,95 

1,01 

6,91 

0,64 


24,58 

7,93 

10,78 

1,23 

6,81 

0,81 

” 

23,85 

10,60 

10,71 

1,76 

6,80 

1,12 


22,22 

14,41 

10,29 

2,46 

6,55 

1,57 


20,84 

17,11 

9,85 

•2,98 

6,28 

1,90 


20,52 

18,94 

9,89 

3,37 

6,33 

2,16 


19,06 

22,37 

9,46 

4,10 

6,08 

2,63 


17,88 

24,82 

9,06 

4,64 

5,83 

2,99 


17,46 

25,56 

9,02 

5,06 

5,83 

3,27 


16,51 

28,14 

8,63 

5,43 

5,57 

3,51 


16,10 

29,91 

8,58 

5,88 

5,57 

3,82 


15,39 

31,14 

8,28 

6,18 

5,38 

4,02 


14,76 

33,85 

8,20 

6,94 

5,37 

4,54 


14,35 

34,52 

8,01 

7,11 

5,24 

4,66 


13,42 

36,55 

7,64 

7,68 

5,01 

5,04 


13,36 

37,25 

7,68 

7,90 

5,06 

5,20 


13,42 

37,65 

7,77 

8,04 

5,13 

5,31 


12,84 

39,68 

7,61 

8,69 

5,05 

5,76 


12,71 

40,21 

7,59 

8,86 

5,05 

5,89 


10,98 

44,63 

6,89 

10,33 

4,62 

6,93 


9,75 

47,83 

6,41 

11,49 

4,34 

7,78 

” 

8,66 

51,07 

5,88 

12,80 

4,02 

8,75 


7,74 

54,43 

5,52 

14,32 

3,82 

9,92 


7,53 

54,93 

5,40 

14,54 

3,75 

10,09 

” 

7,30 

56,10 

5,34 

15,14 

3,73 

10,57 

и 

0 

63,86 

0 

17,99 

0 

12,19 



I Авт. I 

Примечание. М. И. (± 0,1°). т==4—6 час. Состав растворов определялся потенциометри¬ 
ческим титрованием. Анализ твердой фазы: М. О. 


26 Зак. 331. 
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МН,- II С1\ 50. 


МН,С1—(МН,) 2 30,—Н,0 


МН,- II СГ, 50, 


ИН.С! —(МН,) г 50,—Н 2 0 


N [| С1 7 , 50" 

МН 4 С1—(NN4)3804— Н 2 0 


Р. ЗсЬгеіпетакегз, 2. рЬуз. СЬет., 69, 562 (1909); АгсЫѵез Ыёегіапіаізез зс. 
ех. паі. (2), 15, 119 (1911) 


1, "С 

Жидкая фаза 
вес. о/о 

Твердая фаза 

МН,С1 

(МН,Ь50, | 

30 

29,5 

0 

Ш 4 СІ 


24,06 

12,72 



22,3 

16,33 



19,97 

21,3 



19,07 

23,22 

1 


17,93 

25,81 

Ш 4 С 1 + (МН 4 ).>80 4 


17,60 

25,69 



14,62 

28,6 

(мн 4 ) 2 зо 4 


6,86 

36,15 



0 

44 

н 


Авт. 



Примечание. М. И. Анализ твердой фазы: М. О. 


NN^1—(т) 2 30 4 —н 2 о 

А. СЬ. Шѵеіі, Л. СЬет. Зое., 121—122, 383—391 (1922) 



| Жидкая фаза ! 


/, °с 

| вес. °; 0 

і СІ 

Твердая фаза 

МН 4 С 1 | 

I (МИ 4 ) 2 30 4 

0 

17,1 

13,9 

1,131 

ГШ 4 С1 


11,3 

28,4 

1,196 

МН 4 СІ + (ЫН 4 ) 2 80 4 

25 

22,9 

11,7 

1,127 

NN 40 


16,4 

26,2 

1,188 

ЫН 4 С 1 +(№4 4 ) 2 80 4 

40 

19,4 

24,8 

1,187 


60 

29,5 

11,6 

1,132 

ЫН 4 С1 

ЫН 4 СІ + (НН 4 ), 8() 4 


23,6 

25,8 

1,179 

80 

27,4 

23,2 


ѵ » 


Авт. | 



И р и м е ч а ил е. М. И. (± 0,1° при 0° и 1: 0,02° при 25—80°). -г от 8 час. при 0° до 18—36 чао. 
при 25—80°. 

МН 4 С1—(NN4)3804—Н 2 0 


Н. Зіагпш, Іиаи^. Оіззегі., НаІІе, стр. 50, 1926 


і. °С 

| Жидкая фаза і 

Твердая фаза 

| вес. °і'о 1 

| а/10а г Н 2 0 

МН 4 С1 

(МН,) 2 30 4 

МН 4 С1 

(МН 4 ) 2 50 4 1 

15,5 

26,25 

0 

35,6 

0 

ЫН 4 С1 


20,6 

14,9 

31,9 

23,1 



17,8 

20,5 

28,8 

33,3 



14,9 

29,9 

26,9 

54,1 



14,6 

30,7 

26,7 

56,2 

ІЯН 4 СІ + (ын 4 ) 2 бо 4 


12,4 

31,8 

22,2 

57,0 

(ЫН 4 ) 2 80 4 


9,7 

33,7 

17,2 

59,6 



0 

43,05 

0 

75,6 

V 




| Авт. 



Примечание.М. И. т— несколько часов. 


МН 4 СІ—(МН4);,504—Н 2 0 


Я. Б. Блюмберг, А. Б. Здановский, ЖОХ, 9, вып. 9, 816 (1939) 


1 , °с 



Жидкая фаза 



Твердая фаза 

і 

вес. 

°;0 

М/ЮОО М Н 2 0 • 

индексы 

1 

ИН 4 С1 

(МН 4 ) 2 30 4 

2 МН.С 1 

(МН 4 ).50.! 

2 МН 4 С 1 

н 2 0 

25 

28,15 

0 

65,96 

0 

100 

1516 

т с1 


24,90 

7,52 

62.04 

15,18 

80,34 

1295 



21,19 

15,49 

56,34 

33,35 

62,82 

1115 



16,30 

26,07 

47,62 

61,67 

43,57 

915 

та + (ЫН 4 ).. 8 о 4 


11,45 

31,12 

33,56 

73,86 

31,24 

931 

(НН 4 ) 2 80 4 

і 

6,07 

36,83 

17,90 

87,92 

16,92 

945 



0 

43,20 

0 

103,7 

0 

964 

» 


' 




Авт. 

I 



Примечал и е. М. И. 


ИН 4 С1— (NN4)2804— н 2 о 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 


і, °С. 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. о/о 

г/100 г Н 2 0 

УИ /1000 М н 2 о 

МН 4 С1 (МН 4 ) 2 3 0, 

МН 4 С1 (МН 4 ),50 4 

2МН 4 С1 (МН 4 ),50 4 

р. к 

21,5 

іісіогЯ, Ро§;§;. Ан 

1 15,48 1 26,84 1 

п., 148, 466 (1873 

26,8 | 46,5 

і); Вег., 6, 484 (1 

873) [при охлаждении] 

та -і- (т) 2 8 о 4 


Авт. 


I 


Б. МахгоКо, реікііс. із(І1. ТошЬагбо (2), 23, 635 (1890) 


7,13 1 31,32 | 11,6 

| 50,7 

Авт. 



|ЫН 4 СІ + (ЫН 4 ).,304 + лёд 


А. НШ, СЬ. Ьоискз, Л, Ат. СЬет. Зое., 59, 2095 (1937) [М. И.] 


25 

16,35 | 26,12 

_ 

— 

47,8 | 61,85 

та + (т) 2 $о 4 


Авт. 

1 



Авт. 
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МѴЦСІ', НСО; 


N11.01— НН.НС0 3 —Н 2 0 


ЫН/ЦСГ. НСОз' 


N11,01—МН.НСОз—н а о 


о 

и 

33 


• ч- 

К 

2 


а 

ЬІ) 

8 

са 

N 


ч** 

о 

05 


<г> 

ОЭ 


В 

<ѵ 

Д 

и 


со 

д 

а. 


О 

м 

33 


о 

и 


N 


о 

05 


и 

х 

2 


со 

Я 


«О 

Н 

>~і 

н 

5 

н 

о 

5 

5 


5 

Ч 

О 


С 


о 

5 5" 

гѵ О 
•У 05 

сі2 


5 


і Твердая фаза 

СИ со 

о о о 

а о о 

К « К » 32» 

— _?о — _го — 

о 5 <-> о> 5 о о5° 

в*г 32 я я я я я я я 0^2 22 

1 тцХ 1 Ч* 3- 1 Ч* 

г +32 г +32 г +32 

Ог о г о г 

ч* ч* ч* 

32 32 32 

гг г 


*СЗ 

05^- г-.ЮЮ<ОО>ЮСЧСМе0ч^ 

СГ> I г^яОООО^СОЮСОСОСОСО 1 1 1 

О© 1 0 0 0 0 0,00 0^0 0 1 1 1 



о 

3? 

<ч 

О 

О 

X 

Е 

2 

СО 04 — 00 00 оо о о со <о і/іГсм 

ЧІ^СМ 00 00 Оэ — чг © 00 О^СО — ч^ 

©О — ©ООО — — — — СМ* СМ© ©'СО 



1 

5 

X 

2 

04 5* 4 © — СОСМОООЭСО© оо'о 4 

Ю ч^ СОч^С^О’+^Ю'-^Ю е^ч^ 

ю* і-о о ссГ©" со* ю со см* т-Г — о" о і>Ге-Г© 




О 

О 

Е 

X 

2 

<N1 05 ч^ Ю.СМ — СМ Ю СМ СМ 

005 1 о оо — см'оо г-Гсміоюе^ | | I 

СМ ч^ЮОС'-О^СМ-^СО 1 ! I 

6 

Г «о 

X 

Жидкая фаза 

я - 

ч 

X 

2 

гн05 ^С0О5СМС000ч^іО00 
о ю О со ЧС* Ь Ю СО О* Ю СО 0 О I 1 1 

41- со ОООЮОЮОМОСМ 1 1 1 

СМ СМ СМ СМ СМ СМ — — 


о 

Е 

я 

8 

"я* 

О 

О 

е, 

X 

2 

О СМ -4** со СО 00 05 см 05 ^ О 4 

<005 ч^ со е*. со со осм^см о но, 
о со — о <о «5 сС 05 ^ см ч^ <о оо о о 



ч 

X 

2 

00 ОЮЮГ0О00гч(0 05 ч 

ООО ІОСО СМ05 СО<О ж ЮО 05 СО 

ОЭ©©Ючі"СО<гГоо — 00©СМО — Оэ© 

СМ СМ СО СО СО СМ — — ч*-СО 



_а>_ 

о 

О 

о 

Е 

X 

2 

— СО ЮЮ'+т—.{^{^СМСО— смГю 
[><о г^со^ч^ч^ оо со е*- —см 

О СМ О О ^ ^ Ю N 05 О гн' со ю О О-н 


а 

04 

са 

ч 

X 

2 

<5<м о'оі'-ОтІЧ'^ІМ^'— о"оо 

0^05 

о5«о<о-ч-соо-я^о1і>ю"с4оо1<оо 

<м<м <М<М<М<М— СЧСЯ 

о 

о ю о 

— со 


О 

X 


ш 4 сі— ш 4 нсо 3 —Н 2 0 

Е. Торогезси, Сорті. гепсі., 174, 871 (1922); 175, 269 (1922) 


и 

а 

1 , °с 

Жидка: 

вес. "/„ 

з фаза 

г/100 г Н 2 0 • 

Твердая фаза 

N11.01 

ЫН.НСОа 

N11.01 

КН.НСО, 

ІІ 

15 

26,0 

0 

35,1 

0 

1 N14401 

о 


24,85 

4,95 

35,4 

7,02 

N Н 4 С1 + ЫН 4 НСО) 

Е 


0 

15,55 

0 

18,4 

N11411 СО ч 

+ 

35 

30,35 

0 

43,6 

0 

N Н 4 С1 

о 


28,15 

6,95 

43,4 

10,75 

М1 4 С1 -1- N1141100;! 

0, 


0 

23,35 

0 

30,5 

N11411003 

я 

50 

33,5 

0 

50,4 

0 

NN401 

я 


30,65 

7,85 

49,8 

12,75 

N11401+ NН4НСО, 

ю 


0 

30,9 

0 

44,7 

N^N00, 

о 




— -„ ■ 


04 

5 




Авт. 



т Примечание. М. И. т^_:2,5—5 час. Давление іаза поддерживалось при ЯТ —1,8 атп, 

н при 50° —4,9.яотя. 


N11401—NN4(1003—Н 2 0 

В. Ыеишапп, К. Оотке, 2. Еіекігосііет., 34, 142 (1928) 



1 

Жидкая фаза 



і, °С 

г/л 

| М/л 

Твердая фаза 

1 

N11.01 | 

№1.НС0а 

N11.01 

N11.1100;, 


20 

294,2 

0 

5,50 

0 

NN401 


288,8 

15,7 

5,40 

0,20 

V 


276,1 

55,9 

5,16 

0,71 

N11401 + N14411003 


167,2 

83,8 

3,13 

1,06 

N11411003 


93,3 

117,9 

1,74 

1,49 

» 


0 

183,2 

0 

2,32 

„ 

30 

315,7 

0 

5,90 

0 

NN401 


299,2 

52,8 

5,59 

0,67 

V 


290,1 

85,0 

5,42 

1,07 

N11401 + N1(411003 


260,1 

91,4 

4,86 

1,16 

N11411003 


210,6 

107,4 

3,94 

1,36 

и 


163,3 

125,2 

3,06 

1,58 

„ 


74,5 

177,2 

1,39 

2,24 

„ 


24,2 

216,9 

0,45 

2,74 

„ 


0 

241,4 

0 

3,05 

" 



Авт. 




Примечание. М. И. (± 0,1°). т = 4 часа, Рвд =ві/. юа. 


I I 


о. в 
С В 


NN 401 —NН 4 НС 0 3 —Н.О 

О. ОІ089, Біззегі., ОЬег МадпезішпсагЪопаІе, ЫаитЬигд, стр. 77, 1937—1938 



Жидкая фаза 


1 . °с 

вес. % 

Твердая фаза 


N11.01 | ЫН.НСОа 


25 

25,94 | 7,27 

N1^01 +N1^11003 

Пр, 

Авт. 

4 м е ч а и и е. М. И, (± 0,1°). т=*2—10 

суток. 




404 


405 



МН 4 '||С1\ В 4 0, 


N Н.СІ— (И Н 4 ) 2 В 4 0,— Н 2 0 


(N1-14)2804—N1-1,1-1003—Н 2 0 


\ 


N^1101', СО" 


КН 4 С 1 —(N 114)2003 —Н 2 0 

Р. Мопсіаш-Мопѵаі, Сотрі. гепсі., 174, 1016 (1922) (15°); 175, 163 (1922) (0°) 


и °с 

Жидкг 

вес. % 

ія фаза 

| г /100 г Н 2 0 

Твердая фаза 

N44401 | 

№ 4 ) 2 со 3 

N44.01 | 

дон.ьсо» 

0 

22,9 

0 

29,7 

0 

ЫН 4 С1 


19,4 

9,3 

27,2 

13,0 



14,4 

31,00 

26,4 

56,7 

ШІ 4 СІ + (КН 4 )оСО, 


0 

35,8 

0 

55,8 

(МН 4 ) 2 С0 3 

15 

26,1 

0 

35,3 

0 

N14401 


21,2 

11,8 

31,7 

17,6 



16,3 

31,7 

31,3 

61,0 

^ЬСІ + (ЫН 4 )„СО, 


8,3 

34,8 

14,5 

61,2 

(ЫН 4 ) 2 С0 3 


5,9 

35,8 

10,1 

61,3 



0 

38,3 

0 

62,0 

и 




Авт. 



II р и и е ч а н и с. М. И. т=4 часа при 15® (с перемешиванием). 


N11401—(N114)2003—н 2 о 


8 . №ка 8 а\ра, У. Агаі, 5. Ікепо, Л. 5ос. СЬет. Ііісі., Ларап, 45, 445 (1942) 



Жндкая фаза 


(, °с 

I вес. 7 « ] 

| М/л Н.,0 

Твердая фаза 


1 ГШ 4 Сі | 

(т4<) 2 со 3 

1 кн 4 сі ; 

| (М4 4 ) 2 С0 3 


30 

29,40 

12,87 

0 

0 

51,46 

70,65 

7,75 

6,72 

0 

0 

14,96 

25,0 

N ^01 

N ^01 + (NN 4 ) 200.4 
(NN 4)2003 




Авт. 



Примечание. Методика не описана. 


N11’ |І С1 7 , В 4 0" 

N11401—(NN4)2840,—НоО 


1.!. 8 Ъог§і, С. Ргалсо, Оагг. сЫт. ііаі., 51, 1—57 (1921) 


1 , °с 

Жидка 

! вес. % | 

я фаза 

Ж /1000 м Н 2 0 

Твердая фаза 

І Г*Н 4 С1 I 

| ^Н 4 ) 2 В 4 0, I 

2М4.С1 | 

I (NN 4 ) 2640 , 

1 0 

22,82 

0 

49,76 

0 

NN 401 


22,14 

1,71 

48,96 

2,18 

NN 401 + (NN 4 ) 2840 , • 4Н,0 


0 

3,76 

0 

3,66 

(NN 4 ) 2840 ,-4Н 2 0 

10 

25,01 

0 

56,11 

0 

NN 401 


24,42 

1,98 

55,83 

2,53 

NN 40 + (NN 4 ) 2840 , • 4Н 9 0 


0 

5,26 

0 

5,20 

(NN 4 ) 2840 ,-4Н 2 0 

25 

28,28 

0 

66,35 

0 

NN 401 


27,11 

3,83 

66,05 

5,20 

NN 401 +(NN 4 ) 2840 ,-4Н..0 


0 

8,99 

0 

9,29 

(NN 4 ) 5840 , -4Н 2 0 



Авт. 




Пр имечание. Заимствовано из СТЭ, 7, 37 (1931). 


Ш/ 1| 5<Ѵ, НСО/ 


N^1180" НСОд 

(КН 4 ) 2 3 0 4 — КН 4 НС0 3 — Н 2 0 

К. N ізЫгаѵѵа, Л. 5ос. СЬет. Іпб., Ларап. 23, 25—43 (1920) 



Жидкая фаза 


/, °с 

вес. 

0 / 

/ П 

Ж /1000 м н 2 0 

Твердая фаза ■ 

(ЫН 4 ) 2 Я0 4 

ЫН.НСОз 

^Н 4 ) 2 5 0 4 

2 КН.НС 0 3 


15 

42,43 

0 

100,5 

0 

' . (NN 4)2504 


39,89 

3.69 

66,4 

7,4Ь 

(NN 4)2604 + №Л 4 НСОз 


0 

15,73 

0 

21,26 

NN^ 0 * 

30 

43,79 

0 

106,2 

0 

(NN 4)3804 


1 39,66 

5,88 

99,27 

12,3 

(NN 4)2804 +^Н 4 НСО., 


0 

20,72 

0 

29,78 

NN^ 0 ;, 

40 

44,79 

0 

110,6 

0 

(NN 4)3804 


39,17 

7,90 

100,9 

17,0 

(NN 4)3804 -^Н 4 НСО ;1 


0 

24,95 

0 

37,88 

NН 4 НС 0 3 





_^ 




1 

Авт. 

1 


Примечание. Определения для 30 и 40° были сделаны при упругости разложения МН 4 НС0 3 . 
Заимствовано из СТЭ, 7, 70 — 71 (1931). 

(NN 4 ) 2804 — КН 4 НС0 3 — Н 2 0 


П. Федотьсв 

, А. Колосов, 2. 

апог^. СЬет., 130, 41- 

-42 (1923) 


Жидкая фаза 



вес. 

01 

/о 

г /100 г 

Н 2 0 

г/л 

ж/1000 г Н 2 0 



1, °с 

О 

00 

X 

2 

о 

о 

Е 

а: 

г 1 

О 

00 

X 

2 

о 

о 

Е 

X 

я 

О 

00 

X 

2 

О 

о 

а: 

X 

я 

О ‘ 

00 

Н* 

X 

Я, 

О 

о 

Ч 

X 

я 

а 

Твердая фаза 

35 ] 

44,67 

41,24 

39,60 

32,65 

23,48 

18,94 

0 

0 

5,43 

1 8,14 
9,79 
13,37 
15,13 

23,71 

80,74 
77,3 Г 

75,78 

56,71 
37,19 
і 28,73 

0 

0 

10,18 

15,57 

17,00 

21,18 

і 22,91: 

31,08 

558.4 

547.4 

534,8 

414,6 
1 290,0 

і 227,С 
і| 0 

0 

72,1 

110,0 

124,3 

165,1 
) 181,9 
1 266,6 

6,11 

5,35 

5,24 

4,29 

2,81 

2,18 

1 0 

0 

1,28 
1,96 ! 
2,15 
2,68 
2,90 
3,93 

1.25 
1,32 
1,34 

1.26 
1,23 
1,19 
1,11 

(МН 4 )з50 4 

^Н 4 )*50 4 + ИН 4 НС0 3 
NN ^03 

» 

» 





Авт. 




1 Авт 

• 


При 

меч а н и е. 

м. и. 








406 


407 




КН.150Л НСО/ 


(НН*),.50 4 —ІШаНСОа—Н.О 


ИН/1130,*. нео/ 


(ШЛ50.—ШаНСО,,—Н 2 0 


(МН 4 ) 2 80 4 —N11411003—Н 2 0 


С. И. Вольфкович, А. П. Белопольский, Б. А. Лебедев, ЖПХ, 4, вып. 2—3, 
180 (1931); Труды НИУИФ, вып. 144, 29 (1940) 


1, °с 

| Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. °/о 

г-экв/ 1000 г Н а О 

Ж/1000 М Н,0 


ШЛСОа 

(ИНО.ЗО, 

нн.нсо. 

(ЛН^ЗО. 

НН.НСО, 

15 

42,45 

0 

11,175 

0 

100,5 

0 

(Ш 4 ) 2 $С> 4 


41,33 

1,54 

11,069 

0,344 

98,54 

6,14 



40,40 

2,73 

10,761 

0,607 

96.76 

10,94 



39,86 

3,62 

10,684 

0,810 

96,06 

14,59 



39,82 

3,65 

10,672 

0,817 

95,95 

14,71 



39,71 

3,94 

10,67 

0,884 

95,99 

15,93 

(ЫН 4 ).,8() 4 Ч- ГШ 4 НСО- 4 


38,93 

4,06 

10,344 

0,901 

93,01 

16,23 

ЫН 4 НСО ; , 


34,64 

5,04 

8,701 

1,058 

78,22 

19,04 



32,33 

5,66 

7,898 

1,155 

71,01 

20,80 



30,11 

5,86 

7,124 

1,157 

64,05 

20,85 



29,42 

5,72 

6,872 

1,116 

61,78 

20,09 

)> 


22,68 

7,47 

4.919 

1,352 

44,22 

24,37 

„ 


15,03 

10,18 

3,044 

1,722 

27,37 

31,01 

V 


10,63 

11,52 

2,068 

1,872 

18,60 

33,71 

)) 


7,65 

12,69 

1,454 

2,015 

13,08 

36,29 



0 

15,99 

0 

2,406 

0 

43,37 

» 


Авт. 



Примечание. М. И. (±0,05°). 


(МН 4 ) 2 80 4 —N11411003—Н 2 0 


А. П. Белопольский, С. Я. Шпунт и др., ЖПХ, 7, вып. 5, 674 (1934) (0°); 
ЖПХ, 8 , вып. 7, 1128 и 1159 (1935) (—17 и 7°); Труды НИУИФ, вып. 144, 
29-30 (1940) 


1, °с 


Жидкая фаза 



вес. % 

г-8кв/1000г Н г О 

а 

Твердая фаза 

(ШДзЗО. 

ИН/ТСОа 

(ШЛЗО. 

ШЛСОз 

—17 

37,42 

1,14 

9,226 

0,235 


(ЫН 4 ) 2 50 4 + ЫН 4 НС0 а 


35,31 

1,28 

8,436 

0,255 

— 

ЫН 4 НС0 3 + лёд 

—10 

37,84 

1,44 

9,443 

0,300 

0,213 

ЫН 4 НС0 3 +(ЫН 4 ) 2 30 4 


25,42 

2,64 

5,353 

0,464 

1,151 

ЫН 4 НС0 3 + лёд 

— 5,9 

8,35 

5,58 

1,47 

0,82 

— 

» » 

— 5 

15,00 

0 

2,674 

0 

— 

Лёд 


40,80 

0 

10,443 

о 

— 

(ЫН 4 ) 2 3 0 4 


38,22 

1,72 

9,643 

0,362 

1,214 

(ЫН 4 ) 2 3 0 4 + ын 4 нсо 3 


29,41 

2,73 

6,566 

0,510 

— 

ічн 4 нсо 3 


17,93 

4,34 

3,495 

0,706 

— 

1» 




Авт. 





\ 


Продолжение 


и °с 

Ж 

вес. % 

идкая фаза 
| г-экв/1000 г Н 2 0 

й 

Твердая фаза 

(N40.30, 

К'Н.НСО,: 

(ШЛЗО. 

инлео» 

—5 

9,86 

5,36 

1,762 

0,800 


1 

ш 4 нсо 3 


3,01 

6,51 

0,504 

0,911 

1,041 

Г^Н^НСОд лёд 

0 

(41,20) 

0 

(10,625) 

0 

1,241 

(ЫН 4 ) 2 50 4 


40,26 

0,28 

10,260 

0,060 

— 



39,93 

0,65 

10,190 

0,140 

— 



39,49 

0,56 

9,980 

0,118 

1,234 



39,05 

1,36 

9,928 

0,288 

— , 



39,30 

1,23 

10,010 

0,348 

— 



38,38 

2,37 

9,815 

0,506 

1,228 

(Ж1 4 ).Ь0 4 + ІМН 4 НСО а 


36,96 

2,19 

9,201 

0,455 

— 

“ын 4 нсо 3 


33,62 

2,68 

7,995 

0,532 

1,205 

» 


29,19' 

3,24 

6,544 

0,606 

— 



24,00 

4,25 

5,067 

0,746 

1,153 



18,15 

5,22 

3,590 

0,862 

— 



13,31 

6,16 

2,400 

0,928 

1,100 



11,39 

6,85 

2,106 

1,060 

— 



8,21 

7,76 

1,480 

1,196 

— 



6,01 

8,29 

1,062 

1,224 

1,071 



0 

(11,13) 

0 

(1,585) 

— 

» 

7 

42,00 

0 

10,970 

0 

— 

(]ЯН 4 ) 3 30 4 


39,27 

2,58 

10,231 

0,561 

— 

(ЫН 4 ) 2 30 4 + ЫН 4 НС0 3 


30,91 

3,73 

7,000 

0,723 

— 

ын 4 нсо 3 


23,58 

5,26 

5,020 

0,936 

— 



13,09 

7,74 

2,504 

1,237 

— 



0 

13,65 

0 

2,000 

— 

м 




Авт. 





Примечание. М. И. (± 0,1°). х Я2 суток. Рсо. Л ~ I ата. 


(МН 4 ) 2 80 4 —N14414003—Н 2 0 

О. Сііозз, ОіззеН., ОЬег Ма^пезштсагЬопаІе, ШитЬиг^, стр. 78, 1937—1938 



| Жидкая фаза | 


и °С; 

вес. % 

г/ЮО г Н 2 0 | 

Л/1000 М Н 2 0 

Твердая фаза 


(ЯНА,50. 

ИНЛСОа 

(МНА50, 

ИНЛСОа 

(ИНОаЗО. 

2ИНЛПОа 


25 

39,71 

6,10 

73,28 

11,26 

99,91 

| 12,83 

| (ЫН 4 ) 2 30 4 + Ш 4 НС0 3 


Авт. 



Примечание. М. И. (± 0,3 е ). т*=2—10 суток. 









ГШ 4 || 80 " В 4 0 " 

(NN4)2804 - (NN4)2840, - н 2 о 

II. ЗЬог^і, Е. ОаИісЬі, Оагг. сЫт. ііаі., 54, 284—293 (1924) 



і Жидкая фаза 

і 

1 , °с 

вес. °,'о 

г/100 

г Н 2 0 

1 М/1000 г Н.О 


(ЫН^ЗО, 

(галАО, 

(ІШ 4 ) 2 50 4 

(8НДВ,0, 

(N8,1*80, 

(N8^,0, 

—19,05 

38,40 

0 

62,34 

0 

4,717 

0 

—19,905 

30,23 

0,690 

43,77 

0,999 

3,312 

0,0522 

—1,07 

0 

3,624 

0 

3,760 

0 

0,1965 

10 

42,20 

0 

73,01 

0 

5,525 

0 


41,08 

1,60 

71,69 

2,80 

5,425 

0,1459 


37,09 

1,807 

60,70 

2,957 

4,593 

0,1543 


8,295 

3,018 

9,354 

3,403 

0,708 

0,1775 


0 

5,255 

0 

5,54 

0 

0,289 

20 

42,985 

0 

75,40 

0 

5,705 

0 


41,405 

2,358 

73,625 

4,194 

5,571 

• 0,219 


.38,37 

2,480 

64,87 

4,193 

4,909 

0,219 


22,80 

3,204 

30,81 

4,330 

2,332 

0,226 


11,97 

4,35 

14,30 

5,198 

1,083 

0,271 


3,25 

6,39 

3,595 

7,072 

0,272 

0,369 


0 

7,63 

0 

8,261 

0 

0,431 

25 

43,415 

0 

76,72 

0 

5,799 

0 


43,06 

0,649 

76,50 

1,153 

5,789 

0,0601 


,, 42,17 

2,016 

1 75,55 

3,612 

5,717 

0,1884 ! 


41,62 

2,827 

74,91 

5,088 

5,668 

0,2654 


41,20 

2,886 

73,68 

5,161 

5,576 

0,2693 


37,19 

3,139 

62,31 

5,260 

4,716 

0,2744 


29,65 

3,518 

44,36 

5,264 

3,357 

0,2746 


23,86 

4,052 

33,11 

5,621 

2,505 

0,2933 


13,07 

5,10 

15,97 

6,233 

1,209 

0,3251 


5,17 

6,747 

5,869 

7,660 

0,4442 

0,3996 


0 

8,998 

0 

9,888 

0 

0,5158 

35 

44,22 

0 

79,29 

0 

6,000 

0 


43,17 

1,69 

78,29 

3,065 

5,925 

0,1599 


41,56 

4,214 

76,63 

7,772 

5,799 

0,4054 


36,38 

4,70 

61,75 

7,977 

4,672 

0,4162 


25,19 

5,881 

36,55 

8,533 

2,770 

0,4451 


19,50 

6,672 

26,41 

9,037 

1,999 

0,4714 


14,92 

7,413 

19,21 

9,544 

1,454 

0,4979 


2,518 

11,33 

2,923 

13,16 

0,2212 

0,6862 


1,594 

11,80 

1,841 

13,63 

0,1393 

0,711 


0 

13,02 

0 

14,97 

0 

0,7809 

50 

45,77 

0 

84,40 

0 

6,387 

0 


41,09 

8,64 

81,74 

17,19 

6,185 

0,898 


41,18 

8,55 

81,93 

17,02 

6,200 

0,8874 


31,29 

10,01 

53,30 

17,05 

4,034 

0,889 


16,31 

13,73 

23,32 

19,63 

1,764 

1,024 


0 

20,88 

0 

26,40 

0 

1,3773 


Аат. 


Твердая фаза 


(ЫН 4 ) 2 50 4 + лёд 

(ЫН 4 ) 2 5 04 -г (NN 4)2840, • 4Н 2 0 + лёд (ср. 2) 
(NN4)2840, • 4Н 2 0 + лёд 

(NN4)2804 

(NN4)3804 +(NN4)2840--4Н 2 0 (ср. 3) 
(NN4)2840, • 4Н,0 


(NN4)2504 

(NN4)2804 + (NN4)2840,- 4Н г О (ср. 2) 
(NN4)2840, • 4Н 2 0 


(NN4)2840, • 4Н,0 (ср. 2) 
(NN4)2804 (ср. 2) 


(NN 4,2504 

(КН 4 ) 2 80 4 + (NN4)2840, -4Н,0 (ср. 3) 
(КН 4 ),В 4 0,- 4Н,0 
(НН 4 ).,В 4 07-4Н,0 (ср. 2) 
(NN 4 ) 0840 , 


(NN4)0804 (ср. 2) 

(КН 4 ,250 4 +(NN4)2840,-4Н 2 0 (ср. 3) 
(NN4)2840, -4Н 2 0 
(NN4)2840,-4Н 2 0 (ср. 2) 
^Н 4 ) 2 В 4 0 7 -4Н,,0 


(ХН 4 ) 2 30 4 
{.МН 4 ) 2 80 4 (ср. 2) 

(КН 4 )„50 4 + ^Н 4 ) 2 В 4 О ѵ - 4 Н 2 0 (ср. 
(NN4)0840,- 4 НоО 


2 ) 


г 

з 


Примечание. М. И. (± 0,1°). г—несколько часов. Анализ жидкой фазы: на N41^ (при кипячении раствора с ХаОН), 30 4 (в виде Ва30 4 , 
^ В в, о" (титрованием раствором НСІ с метилоранж с пьш) Анализ твердой фазы: М. О. 


І-Ш,' || 50,", В 4 0, 


(КН,),50 4 —(ГШ.ЬВ.О,—Н 2 0 


N6.-, Мг" II бі' 


КН 4 С1— МгСіа— н 2 о 


(NN 4 ) 3804 —(Ш^От— Н 2 0 


II. ЗЪог^і, Е. Воѵаііпі, М. Месіісі, Оагг. сЬіт. Иаі., 54, 930—944 (1924) 




Жидкая фаза 



(, °с 

вес. % 

Ж/1000 м Н 2 0 

Твердая фаза 


(Ш 4 ) 2 50 4 

(МНОАО, 

(МН 4 ) 2 30 4 

(МН 4 ) а В 4 0 ; 


— 19,34 

39,39 

0,77 

89,76 

1,220 

(NN 4)2804 + (N 144)26407 • 411 2 0 -|- лёд 

— 16 

40,13 

0 

91,40 

0 

(NN 4)2804 


39,42 

1,14 

90,40 

1,80 

(NN 4)0804 + (НН4) 2 В 4 0 7 • 4Н 2 0 

--10 

40,42 

0 

92,5 

0 

(NN 4 ) 2804 ( 00 . 2 ) 


39,67 

1,53 

92 

2,45 

(NN 4)0804 + (NN 4)28407 ■ 4НоО 


39,53 

1,26 

91,0 

2,0 

» » 

0 

41,37 

0 

96,20 

0 

(NN 4)2804 


40,30 

1,54 

94,5 

2,5 

(NN 4)3804 + (NN 4)26407 • 414 2 0 


0 

3,74 

0 

3,657 

(№ Н 4 ) 2 В 4 07 • 4Н 2 0 

15 

42,58 

0 

101,11 

0 

(NN 4)2804 


41,29 

1,96 

99,20 

3,25 

(NN 4)2804 + (NN 4)26407 • 4Н..О 


0 

6,41 

0 

6,45 

(NN 4 ) 26407 -4Н а О 

38,7 

44,54 

0 

109,5 

0 

(NN 4)2804 


41,56 

5,23 

106,49 

9,25 

(NN 4)3804 + (NN 4)26407 • 4Н 2 0 


0 

15,10 

0 

А 

16,75 

вт. 

(ЫН4)2В407 • 4 Н 2 О 


Примечание. М. И. (± 0,1°). г — несколько часов. Анализ жидкой фазы: на 30^ (в виде 
ВаЗО^), N11^ (с отгонкой) и В^О^ (после отгонки КН 3 раствор нейтрализовался в присутствии 
метнлоранжевого и титровался раствором КаОН в присутствия маннита и фенолфталеина). 


(ЫН 4 ) 2 80 4 — (ЫН 4 ) 2 В 4 0 7 — Н 2 0 


I). ЗЬог§і, Е. Вигісііеііі, Оагг. сЫш. ііаі., 54, 948—955 (1924) 


(. °с 

Жидка 

вес. »/ 0 

я фаза 

I Ж/1000 М Н 2 0 

Твердая фаза 

(КН 4 ) 2 5 0 4 

(ПН 4 ЬВ 4 0, | 

(МН^ЗО. 

(МН 4 ) 2 В 4 0, 

40 

44,77 

0 

110,5 

0 

(ЫН 4 ) 2 8 0 4 


41,26 

5,77 

106,21 

10,25 

(NN 4)2804 + (NN 4)26407 • 4Н 2 0 


0 

15,82 

0 

17,70 

(NN 4)06407 • 4Н 2 0 

41 

44,82 

0 

110,75 

0 

(NN 4)2804 


41,44 

5,75 

107 

10,25 

(NN 4)2804 + (NN 4)26407 • 4Н 2 0 


0 

16,25 

0 

18,26 

(NN 4)36407 • 4Н 2 0 




Авт . 



Продолжение 


і, °с 

| Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. % 

Ж/1000 м Н 2 0 

(МН 4 ) 2 50 4 

(Ш 4 ) 2 В 4 0 7 

(КН 4 ) 2 3 0 4 

| (МНЛАО, 

41,7 

44,88 

0 

111 

0 

(NN 4)2804 


41,27 

6,27 

107,25 

11,25 

(NN 4)2804 + (NN 4)28407 • 4Н 2 0 


0 

16,67 

0 

18,83 

(NN 4 ) 28407 -4Н а О 

45 

45,21 

0 

1 112,5 

0 

(NN 4)2804 

і 

41,20 

7,25 

109 

13,25 

(NN 4)2804 + (NN 4)26407 • 4Н 2 0 


0 

18,38 

0 

21,205 

(NN 4 ) 28407 -4Н 2 0 

55 

46,28 

0 

117,45 

0 

. • (NN 4)3804 


41,03 

9,90 

114 

19 

(NN 4)2804 + (NN 4)26407 • 4Н..О 


0 

23,65 

0 

29,17 

(NN 4)38407 • 4Н 2 0 

55,7 

46,41 

0 

118,07 

0 

(NN 4)0804 


40,92 

10,35 

114,5 

20 

(NN 4)2804 + (NN 4 ) 2640 , ■ 4М..О 


0 

23,89 

0 

29,56 

^Н4).,В 4 0 7 .411,0 




Авт. 



11 р н м е ч а н н е. М. И. (± 0,1°). т — несколько часов. 


гш;, мд-цсг 

Ш^СІ—М^СІг— Н 2 0 


ЛѴ. ВІІІ 2 , Е. Магкиз, 2. апог^. СЬет., 71, 169—170(1911); КаІІ, № 22, 498(1911) 


№ | 

і, °с 

Жидкг 

вес. % 

ія фаза 

Ж /1000 м Н 2 0 

Твердая фаза 

МН 4 С1 

МггСІ. 

2ИН 4 С1 

Мгсі, 

1 

3,5 

13,51 

0 

52,6 

0 

NN 401 

2 


5,93 

21,41 

13,75 

55,7 

NN 401 + NN 401 - М^СІа • 6 Н а О 

3 


0,09 

34,43 

0,25 

99,5 ’ 

NN 401 • М^СІа • 6Н 2 0 + М§СІ 2 • 6Н..0 

4 


0 

34,49 

0 

99,6 

М 8 СІ 2 . 6 Н 2 0 

5 

25 

27,81 

0 

64,85 

0 

N ^01 

6 


8,78 

20,95 

21,05 

56,4 

NN 401 + NN 401 • М^СІа • 6 Н а О 

7 


0,09 

35,41 

0,25 

103,8 

NN 401 • М§С1 2 • 6Н 2 0 + М§СІ 2 • 6Н 2 0 

8 


0 

35,58 

0 

104,5 

М§С1 2 • 6Н 2 0 

9 

50 

33,15 

0 

83,5 

0 

NN 401 

10 


12,46 

20,84 

31,45 

59,1 

NN 401 + NN 401 • М^СІа • 6Н 2 0 

11 


0,15 

36,92 

0,4 

111,2 

NN 401 • МйС1 2 • 6 Н а О + • 6Н 2 0 

12 


0 

36,89 

0 

110,6 

М 8 СІ 2 • 6Н 2 0 




Авт. 




Приме чаии е. М. И. Кристаллы МН 4 СІ — нвотропные. Вес. о / 0 в составах X* 1. 4, б, 8 , 9 
и 12 рассчитаны нами. 
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гшл м е -1 сі 


КН,С1— И^СІ,— Н 2 0 


ш»\ мг"|сг 


Мі 4 С1 —М&С1 2 —Н 2 0 


N11401—МдС1 2 —Н 2 0 


И. К. Воскресенская, ЖОХ, 4, вьш. 2, 153—167 (1934) 




Жидкая фаза 



1 . °с 

вес. 

о'о 

Ж/1000 М Н,0 

Твердая фаза 


N14,01 

МггСЬ 

2 NН,С1 

МкС1 3 


— 34,6 

2,5 

. 21 

5 

52 

ЫН 4 С1 + МдСІ 2 • 12Н 2 0 + лёд 

(-32) 

2,8 

21,2 

6 

53 

ЫН 4 С1 + М 8 С1 2 -12Н 2 0 + 
ЫН 4 СІ-М$тС1 2 -6Н 2 0 

— 25 

2,0 

17,5 

4,3 

41,1 

Лёд 

2,8 

17,5 

5,9 

41,5 

ш 


3,3 

17,0 

7,0 

40,3 

„ 


5,6 

15,6 

11,9 

37,5 

Лёд + ЫН 4 С1 


5,4 

15,8 

11,5 

37,8 

ЫН 4 С1 


3,8 

19,7 

8,5 

48,7 

» 


3,4 

21,2 

8 

53 

ЫН 4 С1 + ЫН 4 С1. М§С1 2 • 6Н 2 0 


2,7 

22,0 

6,1 

55,3 

N Н 4 С1 • М§(С1 2 • 6Н 2 0 


2,5 

22,2 

5,7 

55,9 

„ 


2,4 

22,5 

5,4 

56,8 

м 


1,5 

23,6 

3,4 

59,5 

МдСІ 2 • 12Н 2 0 + ЫН 4 С1 • МдСІ 2 • 6Н 2 0 

— 20 

2,8 

15,3 

5,7 

35,2 

Лёд 

3,0 

15,2 

6,2 

35,1 

1 » 


2,9 

15,1 

6,1 

34,8 

в 


5,7 

13,2 

11,7 

30,7 

„ 


8,8 

11,0 

18 

26 

Лёд -}• N14.1(11 


5,2 

17,5 

11,3 

42,8 

N^01 


4,0 

20,6 

9,0 

51,7 

» 


3,8 

21,2 

8,5 

54 

N1-14(21 + №1 4 СІ • МдСІ 2 • 6Н..О 


3,0 

22,2 

6,7 

56,1 

N14401 • МйСІ., • 6Н 2 0 


2,8 

22,4 

6,8 

56,6 



2,3 

22,9 

5,3 

58,0 

м 


1,7 

23,6 

3,9 

59,9 

V 

-■ К) 

2,0 

10,2 

3,8 

22,1 

Лёд 

3,5 

9,6 

6,8 

20,9 

» 


5,3 

7,6 

10,2 

16,5 



6,4 

6,6 

12,4 

14,3 



20,6 

0 

43,6 

0 

N14401 


10,9 

10,6 

23,4 

25,7 



10,8 

10,9 

23,3 

26,4 

» 


4,8 

21,0 

10,9 

53,5 

и 


4,45 

21,2 

10,1 

54,0 

N14401 + N11401 • МдС1 2 • 6Н 2 0 


3,4 

22,5 

7,7 

57 

N14401 -МдСІ^бНоО 


3,3 

22,7 

7,5 

58,0 

» 


2,95 

22,9 

6,7 

58,4 

п 


2,35 

23,6 

5,3 

60,2 

„ 


0,3 

28,6 

0,6 

76,1 

„ 

25 

20,45 

7,50 

47,8 

19,7 

NN401 

15,75 

12,36 

36,9 

32,5 

» 


8,66 

21,21 

20,8 

57,2 

NN401 + ЫН 4 С1 • МдСІ 2 • 6Н.,0 


4,88 

23,88 

12,5 

63,4 

N1440! • М§С1 2 • 6Н 2 0 


3,00 

25,71 

7,1 

68,1 

V 


1,31 

28,05 

3,1 

75,1 

„ 


0,08 

35,69 

0,21 

105 

» 


Авт. 


Продолжение 


1 , °с 

Жидка 

вес. о/о 

я фаза 

Л4/1000 М Н 2 0 

Твердая фаза 

N4,01 

М8 гС 1 2 

2»Н,С1 

м^сі. 

60 

26,0 

8,4 

66,8 

24,3 

NN401 


18,6 

15,5 

47,8 

44,7 



15,9 

18,5 

40,9 

53,4 

в 


14,3 

20,7 

37,0 

60,2 

NN401 + NN401 • МяС1. ? • 611,0 


11,8 

22,1 

29,9 

63,1 

N14401 •МйС 1 2 ,6И 2 0 


3,6 

27,8 

8,9 

76,8 



1,2 

31,7 

3,1 

89,3 



0,49 

35,9 

1,1 

107 


і 

0,15 

' 38,2 

0,4 

117 

NN401 • Масі, • бн,о + Мксі, • бн,о 


0 

37,9 

0 

115 

МдС1 2 • 6Н 2 0 

115 

46,5 

0 

146 

0 

NN401 


40,7 

4,2 

124 

14 



34,2 

9,5 

100 

32 



24,1 

19,0 

71 

63 

N11401 + NN401 • М§С1 2 • 6Н,0 


22,3 

21,2 

66 

71 

NN401 • МдСІ, • 6Н 2 0 


13,4 

26,1 

37 

82 



12,4 

26,7 

34 

83 



2,29 

35,6 

6,2 

108 

я 


0,54 

41,9 

1,6 

137 



0,17 

44,8 

0,5 

154 

N11401 ■ МёС1 2 ■ 0Н 2 О + МдОІ, • 6Н..О 


0 

45,0 

0 

155 

МдСІ, • 6Н 2 0 



Авт. 




Примечание. М. П. (от -34,6 до -20°), М. П. и М. И. (-10°), М. И. (от 25 до 115°). 
т от 1,5—2 час. (115°) до 1—2 суток (25 и 60°) с непрерывным перемешиванием. Анализ жидкой фазы: 
СИ — весовым способом и титрованием, М& -в виде М& 2 Р 2 0,, N14'— отгонкой ЫН а в раствор 0,2 и. 
НС1 или по разности. Анализ твердой фазы: М. О. 4 - 

N11401—МдС1 2 —Н 2 0 

О. ОІ058, Біазегі., ОЪег МадпеаштсагЪоиаіе, ЫаитЬиг§;, стр. 77, 1937—1938 


і, °С 

вес. о/о 

Жидкая фаза 

г/ЮО г Н 2 0 

Ж /1000 м н 2 о 

Твсрдая фаза 

N1-1,01 

М 8 ГС 1 * 

N11,01 

м^сі. 

2 NН,С 1 

М 8 ГСІ, 

25 

20,46 

7,32 

28,33 

10,14 

47,70 

19,18 

NN 401 


13,11 

15,48 

18,36 

21,68 

30,91 

41,01 



10,11 

18,87 

14,24 

26,57 

23,98 

50,27 

» 


0,29 

35,54 

0,45 

55,38 

0,76 

104,78 

N11401 • М§СІ 2 • 6Н 2 0 


Авт. 



Примечание. М. И. (± 0,2°). т = 2-10 суток. 
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N« 4 '. Са"|І 50 ," 


(ШІ 4 ) 2 50 4 — Са50 4 —Н,0 


(NN4)3804—М^80 4 ^Н 2 0 

О. ОІозз, ОіззеП., ОЬег Ма^пезішіісагЬопаіе, КаитЬиг§;, стр. 78, 1937—1938 


Твердая фаза 




Жидкая фаза 



/. °г вес - 

°.о 

| г/ЮЗ г Н 2 0 | 

Л1/Ю00 м Н 2 0 


М&80. 

(Ш 4 ) 2 50 4 

М 8 50, 

(Ш 4 ) 2 30 4 

Мг§о 4 | 

25 (43,4) 

0 

(76,7) 

0 

(104,6) 

0 

40,86 

0,31 

69,45 

0,53 

94,69 

0,79 

17,52 

0,91 

21,48 

1,12 

29,29 

1,68 

12,39 

4,56 

14,92 

5,49 

20,34 

8,22 

6,95 

12,95 

8,67 

16,16 

11,82 

24,19 

3,75 

21,33 

5,01 

28,47 

6,83 

42,61 

2,50 

26,34 

3,51 

37,02 

4,79 

55,40 






__ 



Авт. 



Примечание. М. 

И. (± 0,2°). 

т = 2 —10 суток. 



(ЫН4) 2 50 4 


(ЫН 4 ) 2 50 4 • М§50 4 • 

• 6И.,0+М#30 4 • 7НоО 


(NN4)2804—М§;80 4 —Н 2 0 

Е. Согпес, М. Ьеішё, Сотрі., гепсі., 23, 1817 (1939) 

I_Жидкая фаза I 


— 

(МН 4 ) а 30 4 

н 3 о 

18,5 

_ 


2,3 

50 

Я 

4,75 

(10) 

со 

3,9 

0 

л 

5,64 

(8) 

я 

4,87 

0 

кО 

5,93 

(7) 

О 

5,2 

0 

X 


Твердая фаза 


(NN4)2804 + ( м Н4)- 4 504 • М§30 4 • 6Н 2 0 + лёд 
(NN4)2804 • М§;80 4 • 6Н 2 0 + лёд 
(NN4)2804 • Мй 50 4 • 6Н 2 0 + М§80 4 • 11Н 2 0 + лёд 
М§80 4 .11Н 2 0 + лёд 

(N Н 4 ) 2 3 0 4 • М^ЗОд • 6Н 2 0+М§30 4 • 9Н 2 0+ лёд (мет.) 

М§30 4 • 9Н 2 0 + лёд (мет.) 

(NN4)3804 • М§;30 4 • 6Н 2 0+М§30 4 • 7Н,0+лёд (мет.) 
М§30 4 • 7Н 2 0 -)- лёд (мет.) 


Примечание М. И. (± 0,1°). 

NN 4 , Са || 80І 
(NN4)3804—03804—Н 2 0 
3. СоЫі, X ргакі. Сііеіпхе, 35, 47—48 (1887) 

___Жидкая фаз а 

_ вес. °,о _ г/іОО г Н 2 0 _ 

(ИН 4 ) 2 80 4 | СаКО, или Са50 4 -2Н.,0 _(Ш 4 ) 2 50 4 | Са50 4 -2Н„0 


43,28 

0 

0 

76 

,30 

0 

28,60 

0,37 

0,4688 

46,04 

0,8760 

0,6582 

2.5,14 

0,36 

0,4520 

46,04 

0,7339 

0,6061 

22,01 

0,33 

0,4206 

46,04 

0,6164 

0,5400 

18,56 

0,32 

0,4030 

46,04 

0,4974 

0,4951 

1.5,02 

0,28 

0,3561 

46,04 

0,3857 

0,4194 

11,42 

0,25 

0,3210 

46,04 

0,2810 

0,3625 

7,65 

0,21 

0,2598 

46,04 

0,1805 

0,2814 

3,71 

0,16 

0,2054 

46,04 

0,0838 

0,2133 

0 

(0,21) 

— 

0 


(0,2717) 


Твердая фаза 


(NN4)3804 
ЖН 4 ).,30 4 • Са80 4 - 
" -2Н 2 0 
То же 


0л8О 4 • 21ЦО 


Примечание. М. И. т =8 суток (с периодическим перемешиванием). Анализ твердой 
фазы ие производился. Применялся гипс. 


27 Зак. 331. 
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NN., Са" I 50," 


(МН.уЮ.-СаЯО,—Н 2 0 


^Н 4 ) 2 §0 4 -- Са80 4 - Н 2 0 

Е. С. ЗиШѵап, Л. Ат. СЬет. Зое., 27, 532 (1905) 

Жидкая фаза 

• вес. о'о г!л Время 

' -_-- - - Щл й МАл .25 час. 

(Ш^ЗО, СаЗО, (КНОоЗО, СаЗО, (КНі) * 80 ‘ Са8С)і 4 

33,07 0,38 394,0 4,500 3,000 0,03305 1,1915 4—8 

17,92 0,30 197,7 3,330 1,500 0,02446 1,1032 4,5—8,5 

9,40 0,22 99,02 2,330 0,750 0,01712 1,0534 5—10 

3,24 0,16 32,98 1,617 0,250 0,01187 1,0176 3 

1,64 0,14 16,49 1,455 0,125 0,01069 1,0082 6—17 

0,82 0,14 8,25 1,440 0,0625 0,01058 1,0034 3—15 

0,41 0,15 4,12 1,540 0,03125 0,01131 1,00104 19 

0,21 0,17 2,06 1,658 0,01563 0,01218 0,99995 3,5—12 

0,10 0,18 1,03 1,807 0,00781 0,01327 0,9995 6—16 

0,026 0,20 0,258 1,996 0,00195 0,01466 0,9992 4,5—16 

0,013 0.020 0,129 0,2043 0,00098 0,01500 0,9991 6—16 

0 0,021 0 0,2083 0 0,01530 0,9991 3—7 


Твердая фаза 


Примечание. М. И. В распарах (КІІД.ЗО* [ апппрялся селенит (Си80 4 -2И.>0). Анализ 
•«нерпой фазы не производился. 

(ЫН 4 ),80 4 —Са80 4 -Н 2 0 

Л. ВеІІ, ѴѴ. ТаЬег, 1 РЬуз. ОІіеш., 10, 120 (1906); 11, 494 (1907) (20°) 

Жидкая; фаза 

№ і, °С Вс ‘ с * °/«_ _ г ] Л _ Твердая фаза 

(І'Ш,),ЯО. СаЯО, (ЮІ 4 ),30 4 | СаЯ0 4 


(ЫН 4 ),80 4 • Са30 4 • Н,0 
(МН 4 ”),80 4 

(Ы Н 4 ),,80 4 цы 1 І 4 )"50 4 -Са50 4 • 211.,0 
(МН 4 ).,30 4 . Г:а80 4 .2Н.,0 


1,1972 

1,1653 

1,1385 

1,1108 

1,0819 

1,0440 

1,0113 

1,0026 

(0,989) 


(Ы1І 4 ) 2 8О 4 -0а8О 4 . 211,0- 
+ Са50 4 .2Н а О " 

То же 

Са30 4 • 2Н..О 


Примечание. М. И. 
в вес. °'о даны авторами. 


-несколько суток (для № 1 и 2 до 4 месяцев). Составы Ха 1 и 2 


і 


ЫН 4 ‘, Са" II 50. 


(ЫН 4 ) г 30 4 — Сі50 4 — Н. 2 0 


(ЫН 4 ) 2 30 4 —Са80 4 —Н,0 
О’Апз, 2. апог^. Сііет., 62, 140—141 (1509) 

Жидка» фаза 

і, °с вес * % 41/1000 М Н 2 0 Твердая фаза 

(МН 4 ) 2 50 4 Са50 4 (Ш 4 ) 2 50 4 Са50 4 


0 (29,5) (0,16) 58,7 Са30 4 .2Н 2 0+^Н 4 ) 2 50 4 -Са50 4 .Н 2 0 

25 34,55 0,22 72,2 0,44 Са80 4 • 2Н 2 0 + (ЫН 4 ) 2 Са 6 (50 4 ) в • Н 2 0 

34,7 0,23 72,7 0,47 (ЫН 4 ) 2 50 4 • Са80 4 • Н 2 0+ 

-р (N144)2035(304)0 • н 2 о 

60 35,6 0,54 76,1 1,12 То же 

83 20,7 0,27 35,7 0,45 Са30 4 • 2Н 2 0 + (ЫН4) 2 Са 6 (50 4 )б • 14„0 

32,3 0,27 65,3 0,53 ^Н 4 ) 2 Са 6 (50 4 ) 6 • Н 2 0 + 

+ (ЫН 4 ) 2 30 4 • 2Са50 4 

47,9 0,26 125,8 0,66 ^Н 4 ) 2 50 4 • 2Са50 4 + 

+ (N 144)2504 • Са30 4 • 11 2 0 


I I Аат. I 

ГГ р и м е ч а и и е. М. И. 

(Ш 4 ) 2 $0 4 -Са50 4 -Н 2 0 


• м. 

Вагге, 

Сотрі. гепсі,, 

148, 1605 (1909); 

Ашг. сігіт. рігуз. (8), 24, : 

(1911) 






Жидкая фаза 



1, °С. 

вес. % 


Твердая фаза 


(МН 4 ) 2 ЯО. 

4 СаЗО* 1 



5 

41,82 

0,153 

(N1 1 4 ).,30 4 А 

[- (N1 1 4 ) 2 80 4 • Са30 4 • 11,0 

17 

42,65 

0 154 

„ 

» 

31 

— 

0,154 

V 


40,5 

44,55 

0,157 

ц 

V 

50 

— 

0,158 

„ 


58 

40,07 

0,166 


и 

70 

— 

0,183 

т 


78 

47,51 

0,196 

ІІ 

п 

НО 

49,45 

0,254 



3 

36,62 

0,378 

(ММ 4 ).,80 4 -С 

а30 4 • 1 ВО -(- 0аЗО 4 • 21 І 2 0 

22 

36,12 

0,392 


п и 

31 

35,50 

0,407 


М II 

45,5 

35,21 

0,453 


» V 

60 

34,97 

0,508 


и II 

65 

34,98 

0,530 


„ „ 

75 

34,86 

0,589 


» V 

80 

34,88 

0,610 


>» » 

84 

32,40 

0,575 

(N114)2504 

• 2Са50 4 + Са50 4 .2Н а О 

100 

25,97 

0,487 



50 

28,44 

0,348 

^Н 4 ) 2 50 4 • 5Са50 4 • Н 2 0 + Са50 4 • 2Н 2 0 

75 

22,60 

0,327 


» ш 

100 

17,38 

0,305 


» к 


) Лет . | 

Примечание. М. И. т от 9 час. до 1 суток (с периодическим перемешиванием). Анализ твер¬ 
дой фазы: хим. 
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ю 

о 


(NN4)2804— Са§0 4 -~н 2 0 

II. ЗЬог&і, АШ $ос. То&сапа. теш., 37, 183—191 (1926) 


і, °С 

і 


Жидкая фаза 

1 

] 

Твердая фаза 

и °с 

Жидкая фаза 

вес. 

о/ 

/о 

М,'л 

(ЛН 4 ) 2 30 4 

; ! 

(выч.) ; 

вес. 

7о 

ми 

<кн.) 2 $0 4 

а 

(выч.) 

<Ш 4 ) 2 $0 4 

Са$0 4 

|(ЛН 4 ) 2 $0 4 

Са$0 4 

25 

6,39 

0,195 

0,5 

1,034 I 

Са30 4 • 2НоО 1 

40 

0,13 

0,166 

0,01 

0,993 


3,25 

0,163 

0,25 

і.оіб ! 


25 

3,25 

0,165 

0,25 

1,016 


0,66 

0,144 

0,05 

1,001 



0,13 

0,22 

0,01 

0,998 


0,13 

0,180 

0,01 

0,998 1 



0 

0,26 

0 

0,997 

40 

6,42 

0,185 

0,5 і 

1,029! 


40 

0,13 

0,17 

0,01 

0,993 


3,27 

0,166 

0,25 ! 

1,011 ' 

I 


0 

0,23 

0 

0,992 


0,66 ; 

0,134 

0,05 ! 

0,996 ■ 

» ' 

І і 






і 

Авт. 


і 

1 і 


Авт. \ 



Примечание. М.^И. 

0 ^Н 4 ) 2 8 О 4 —Са 80 4 —Н 2 0 

А. НІ11, N. Уаліск, Л. Ат. Спет. 5ос„ 57. 646—649 (1935) 


Твердая фаза 


Са50 4 • 2Н 2 0 
Са80 4 • 0,5Н 2 О 



| Жидкая 

[ фаза 

1 

| 

І Твердая фаза 

і, °С 

| Жидкая фаза 

Твердая фаза 

1 , °с 

вес. 

7, 

вес. 

0/ 

■ /о 

|КН 4 ) 2 30 4 ] 

| Са$0 4 

(Ш 4 ) 2 30 4 

Са$0 4 

25 

43,46 

0 

(ИН 4 )о50 4 

50 

30,96 

0,432 

Са80 4 -2Н 2 0 (мет.) 


43,24 

0,259 

(К Н 4 )»50 4 -г (К Н 4 ) 2 30 4 • 5С а30 4 • НоО (м ет.) 


25,47 

0,400 



41,47 

0,299 

(К'Н 4 ),50 4 • 5Са50 4 • Н 2 0 (мет.) 


19,16 

0,346 

Са30 4 • 2Н а О ” 


41,01 

0,303 

» V 


16,57 

0,321 



38,52 

0,337 

Я Я 1 


10,69 

0,260 



36,13 

0,386 

(КН 4 ) 2 3 0 4 • 5Са30 4 • Н 2 0 + 


8,32 

0,233 





4- Са30 4 • 2Н-0 (мет.) 


6,43 

0,210 



34,77 

0,429 

(іУН 4 )о30 4 • оСа30 4 • НоС) (мет.) 


2,21 

0,162 



43,24 

0,142 

(НН 4 )о30 4 4- ^Н 4 ),30 4 • Са30 4 • Н 2 0 


1,15 

0,154 



41,20 

0,191 

^ 1 Н 4 ) п 50 4 .Са50 4 -Н.,0 


0,53 

0,155 



40,70 

0,200 

я 


0 

0,210 



39,41 

0,224 

я , 

75 

48,00 

0 

(Ш 4 ) 2 30 4 


50 


36,67 

1 

1 0,310 

35,74 

0,347 

35,06 

0,379 

34,85 

0,386 

43,29 

0,378 

28,66 

0,373 

22,22 

0,335 

11,09 

0,242 

5,51 

0,183 

3,33 

0,162 

1,12 

0,146 

0,16 

0,172 

0 

0,21 

45,65 

0 

45,51 

0,244 

43,22 

0,310 

39,54 

0,399 

37,54 

0,452 

36,54 

0,485 

45,31 

0,157 

43,88 

0,180 

42,91 

0,201 

40,22 

0,267 

39,12 

0,294 

38,55 

0,313 

36,44 

0,381 

34,90 

0,449 

45,61 

0,222 

43,65 

0,246 

38,54 

0,298 

36,50 

0,315 

34,40 

0,331 

29,80 

0,361 

23,14 

0,394 

24,15 

0,390 

45,39 

0,468 




Авт. 


(КН 4 ) 2 80 4 .Са50 4 - Н 2 0 


(НН 4 ) 2 50 4 • Са50 4 • Н,Ѳ + Са50 4 • 2Н а О 
Са50 4 .2Н 2 0 + (^Н 4 ),50 4 (мет.) 
Са30 4 • 2Н 2 0 


(‘ ч,, Н 4 ) 2 50 4 

(КН 4 ) 2 30 4 + (НН 4 ) 2 30 4 ■ 2Са50 4 (мет.) 
(НН 4 ) 2 30 4 • 2Са50 4 (мет.) 

(NН 4 )250 4 • 2Са50 4 -}- Са30 4 ■ 2Н 2 0 (мет.)| 
(!^Н 4 ) 2 5 0 4 • 2Са50 4 (мет.) 
^Н 4 ) 2 80 4 + (ЫН 4 ) 2 30 4 • Са30 4 ■ Н..О 
^Н 4 ) 2 30 4 -Са30 4 .Н 2 0 


ШН 4 ) 2 50 4 • Са30 4 • Н 2 0 + (NН 4 ) 2 50 4 ■ 

• 5Са50 4 • Н 2 0 

^Н 4 ) 2 30 4 • Са30 4 • Н 2 0 (мет.) 

(НН 4 ) 2 50 4 .Са50 4 -Н 2 0 +’ 

+ Са80 4 -2НоО (мет.) 
^Н 4 ) 2 50 4 -(-^Н 4 ).>50 4 "5Са50 4 -Н.,0(мет.)] 
(НН 4 ) 2 30 4 • 5Са50 4 • Н 2 0 (мёт). 1 
(ЫН 4 ) 2 30 4 • 5Са50 4 • Н 2 Ѳ 


(НН 4 ) 2 30 4 ■ 5Са50 4 • Н 2 0 (мет.) 
(МН 4 ) 2 30 4 • 5Са50 4 + Са30 4 • 2Н г О 
^Н 4 ),80 4 + Са30 4 • 2Н 2 0 (мет.) 


47,93 

0,243 

45,35 

0,279 

39,17 

0,380 

35,91 

0,442 

34,62 

0,482 

32,71 

0,530 

32,22 

0,539 

48,00 

0,185 

45,94 

0,224 

42,82 

0,289 

42,01 

0,308 

39,88 

0,371 

37,90 

0,438 

35,72 

0,522 

32,28 

0,568 

47,96 

0,181 

43,55 

0,229 

37,21 

0,267 

34,38 

0,276 

27,24 

0,300 

17,04 

0,303 

11,94 

0,295 

11,33 

0,294 

47,95 

0,180 

42,20 

0,221 

30,86 

0,231 

23,62 

0,212 

10,35 

0,133 

2,07 

0,082 

0,52 

0,074 

0 

0,114 

33,58 

0,545 

26,26 

0,486 

18,93 

0,391 

7,16 

0,235 


(КН 4 ),30 4 4- (І\Н 4 ),30, • 2Са50 4 (мет.) 
"(КН4),50 4 .2Са30 4 (мет.) 


(ИН 4 ) 2 50 4 • 2Са30 4 4- СаЗѲ 4 • 2Н„0 (мет.) 
(NН 4 ),50 4 +(NН 4 )230 4 • Са30 4 ■ Н 2 0 (мет.) 
(НН 4 )„5О 4 -Са50 4 -Н,О (мет.) 


(НН 4 ) 2 30 4 • Са30 4 ■ Н 2 0 + 

4- (НН 4 ) 2 3 0 4 • 2Са30 4 (мет.) 
(НН 4 ),30 4 • Са30 4 • Н 2 0 (мет.) 

(НН 4 ) 2 30 4 ”Са30 4 • Н,0 + 
4-Са50 4 -2Н„0 (мет.) 
(^Н 4 ) 2 50 4 + (ЫН 4 ) 2 50 4 • 5Са50 4 • 
• Н 2 0 (мет.) 

(НН 4 ),50 4 • 5Са50 4 • Н 2 0 (мет.) 


(НН 4 ) 2 30 4 • 5Са50 4 • Н 2 0 + 
+ Са80 4 -2Н 2 О (мет.) 
(НН 4 ).,50 4 + Са50 4 
"Са30 4 


СаЗѲ 4 • 2Н,0 (мет.) 


Авт. 


а 

о 


Продолжение 


КН 4 \ Са" || 80, 


(ЛН 4 ) 2 80 4 -Зг80 4 ~-Н 2 0 


(Ш 4 ) г 30 4 — Са$0 4 — Н,0 
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Ю Ю 00 со СО 

г-нСПСЧГОСЧ—'СЧ^нСПСО 


тнЮЮЮКСЧ 

тСЮЮЮООЮСООЮ 

^ СЧ О со со ю 

сч" со" Д со СП СП 

ОСОСОСОСЧЮООСО'-'ОООО^СО-ИЛ^ЛЛ ! 

СО СЧ СЧ 1—' 

Ю "0* со СЧ СЧ -н 

СЧ сч 1-4 ^ 


н 

<о 

О 

г 

о 

сл 

га 

и 


о 

сл 

Е 

лг. 


0,< о. 

а: а о 

ё СЛ 

V - '« 

н 

<1^ 


ОО и 

« Е +о 

о і 

Е 

о сч АЧ'СЛ 8 * а 8 8 » * 

■ і о • О га 

а *сч 

’^О^ и 
о'сл 
сл «Е 


о 

сл 

<а 

С^2 

х+'~ 

и 

2 



00 СЧ ^ со 

’І'ЮЮ^нО 

СЧСЧСЧСЧСЧСЧ 

о" о* о" о" о о* 


СОСО^ЮЮЮЮСОМ^ООЮ^^^ОСЧЮЬ 
СіОіГ^Ю^СЧООіО^^СОСОіООСМСМЮСОЮ 
0^0 О СОЮ СЧ 1-4 -н ^ 

о* о о"о* о* о* о о* о" о"о” о" о"о" о"о"о*о" о 


о 

о 


о 

Е 

СЧ 

о 

сл 

га 

о 


О) 

о? 
** 1> 
Е^ 

и* 

со 

* С/Э 

иі ^ Е 

ОО . 

сл 

СЛ 

*/С. 

-х ■„ 
2,0 

+% 

о$ 

сл /-* 


а; <ц 

2 5 


~г,-^0 *- 

Он^ 
м «и са . Л 

Его 

• Д 4 
-^і—ч * О 

о°^ 

8 0 е ? Д*^Ч 

^оЕ^ 
ОЙЕ© 
сл га ѵ -' с ѵ 1 
Д^О 

э?+ 1 ;е 


Е 

г 

00 СМ Г— Ю О СМ — СЧ {-. ю 

О со ^ 05 'О* 00 05 СО СО Ю і—і 

(М — — 1 — СЧ (М со ^ ю со ь- 

о о о“ о" о о" о о* о* о о о" 


г 


оог 

.аГка 

б^§* 

<яв% 

о“?о 

.+о^ 

■ ъ’-л м 
0_<о 
сл_? • 

га Е ’Ч* 

иго 

см^Ьсл 

■-.+< 

Оо’к 

=к 

^,2 


тГ СЧ 05 О СЧ 
О^ОЮК'О’О^О^СМСО •. 
СЧ СЧ СЧ1,0 СО ^ О Ю СЧ СЧ СЧ СЧ СЧ 

о' о* о" о” о о о" о о" о" о о о" 


Ю СО -н СЧ со Ь- ^ 


СП СЧ со Ю^Н-НСОФСЧСОГ^ 

(М ^ніо г^г^ю^СЧ <0 ь. 

го сч о"о о о оо"со ДеГео"ю" 

ЮЮ'О’ГГ^СОСОСО 


ОтРСОСО^ОСО^^^тт-СОСО 

г^г^со^со СОСПСПСОСО^ГООГГ 

о” со" ю" аГ со | Д сч Е о" Д Д Е Д 
г0^^С0С0О4О4СЧЮ^^г^С0 


8 

оэ 


2 

л 

«ч 

•Ѳ* 


+1 

к 


5 

С 00 
00 

е «О 

Я I 
. <0 
О со 


(N114)2804—Са 80 4 —Н 2 0 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 


/, °с 


| Жидкая фаза ] 

[ Твердая фаза 

вес. °!о 1 г/л. 

а 


(NН^).80 1 | Са50, |(Лп 4 ) а 80,| Са80 4 

(выч.) 



и 

25 

35,905 I 0,4056 

— 



Лі 

я 

о 


Лет. 





О’Апз, Вег,, 39, 3327 (1906) 

(N 114 ) 2804 . Са 8 (Ѵ 


І а 04Са80 4 -2Н.,0 


Мег/, Нлпіезіу, НепЗгккз, Л. Ат. СІпет. 8ое., 55. 3572 (1933) 

(N11 4 ).,804 • Са80 4 • 2Н а О 


о 

30 

35,69 I 0,32 


- 

-- 

л 


Авт. 





18 


Мсске, 2стсп1, 24, № 48, 764 (1935) [М. И.] 

(Са80 4 ■ 2Н 2 0) 


10 

2,2 

— 1 

2,38 

1,058 

4 

1,8 

— 

1,80 

1,002 

2 • 

1,6 

— 

1,62 

1,000 

1 

1,45 

— 

1,45 

0,999 

0__ 

Лет. 

2,0 

1 

1 


2,03 

Лет. 

0,999 


NN4 , 5г"||50 4 

(N44)0804— 8 г 80 4 —Н 2 0 

М. Ваггс, Сотрі. геіні., 149, 293 (1909); Аші. сЫт. рііуз. (8), 24, 183 (1911) 


(, °С 

Жидкая фаза 1 

Твердая фаза 

вес. п о 

г;13)гіи0 , 

(Мі,).,80 4 I 8г30 4 

(N0,80, | 8г80 4 

17 

50 

75 

100 

42,07 

43,99 

45,40 

46,27 

<0,01 

<0,01 

<0.01 

<0,01 

72,62 

78,54 

83,15 

86,12 

<0,01 

<0,01 

<0,01 

0,01 

(N44)2,504.5г50 4 + 5г50 4 
» 

» »> 

і> V 

Лет. 


Примечание. М. II. т~И-1Г. суток. Растворимость (МІ.^ЯО, в присутствии двойной 
соли такая же, как и в воле. Состав двойной соли установлен анализом. 

(N 114 ) 2804 —8г50 4 —Н 2 0 


'—'О. 

0. Оаііо, Ани 

сіііш. 

аррііеаіа, 25, 631 ( 

1935) 





. м. 

ам же 


Жидкая фаза 


Твердая 

фаза 

і 

°с 


Жидкая фаза 


Твердая 

вес. 



а 

вес. 

°;0 

2ІЛ 

а 

фаза 


(NN,>,80,1 8г50 4 

8г$0 л 

(выч.) 


(МН 4 ),$0 4 

8г80 4 

8г80 4 

(выч.) 


в 2 - 

«,2 25 

&< Ь- 

зіО 

“ >і 

3 

15,0 

8,5 

2,9 

0 

Лет. 

0,0068 

0,0078 

0,0099 

0,0135 

0,074 

0,082 

0,100 

0,135 

Лет. 

1,085 

1,047 

1,014 

0,997 

5г80 4 

V 

25 

15,0 

8,5 

2,9 

0 

Лет. 

0,0068 

0,0075 

0,0096 

0,0134 

0,074 

0,079 

0,097 

0,134 

Лет. 

1,085 

1,047 

1,014 

0,997 

Целестин 

о 

» 


П р и меча и и е. Методика ее описана. Целестин содержал 96,б7°|о Зг50 4 . 
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ыні, Ва"||СІ / 

ІЧН 4 С 1 —ВаС 1 2 — Н 2 0 

Р. 8с1ігеіиетакег$, Сіісгп. \УеекЫасі, 5, 848 (1908); 2. рііуз. Сііепі., 66, 688(1909) 


Жидкая фава 


Л °С вес. «'о 

КН.Сл | 

ВаСІ 2 

Твердая фаза 

30 29,5 

0 

ИН 4 СІ 

27,47 

3,56 


26,06 

7,99 

NН 4 С1 ~1' ВаСІ., • 211„0 

25,79 

7,95 


24,69 

8,33 

ВаСІ., • 2Н..О 

20,00 

10,89 


13,84 

15,42 


10,06 

18,36 


5,71 

22,16 


0 

27,6 



| Авт. | 

Примечание. Анализ твердой фазы: М. О. 

1ѴН 4 С1—ВаС1 2 —Н 2 0 

Р. ЗсЬгететакеге, Скет. ШеекЫаЛ, 7, 333 (1910) 


Жидкая фаза 


/, °С 

вес. "о 


Твердая фаза 


N11,01 ! 

ВаСІ, 


—16,2 

16,10 

8,07 

ИН 4 С1 + ВаС1 2 • 2Н..О 

0 

19,26 

8(22 


30 

24,89 

8,19 


40 

26,93 

8,40 


50 

29,53 

8,55 

» „ 


I Лет . I 

Примечание. Заимствовано ив справочника ЗеісіеІГа, стр. 109, 1919. 


1 ѴН 4 С1—в&сі 2 — н 2 о 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 


_ Жидкая фаза 

вес. г/10 о г Н 3 0 

ЫН.С1 | ВаСі 3 >Ш)сГТВаСТ7 


г/Юо г Н 3 0 АІ/ІООІШ Н 2 0 Твердая Фава 

. N1-1,0 | ВаС1 2 2НН 4 С1| ВаСІ,, 

Р. Кййог(, Роуу. Апп., 148, 467 (1873) [при охлаждении] 

37, > 0 62,45 О N44,01 

33,8 11,6 56,80 10,15 НН 4 С1 + ВаС1 2 .2Н,0 

О 35,7 0 30,87 ВаС1,.2Н.О 


В. Куклин, ЖРФХО, ч. хіім., 61, вып. 5, 680 (102 : )) [при охлаждении] 

О I — I - I 62,4 | О I N14,01 

4.7 - - 58,7 5,8 


А. Б. Здановский, Бюллетень Института галургии, № 3, 26 (1940) [М. И.] 


О — 

7,70 - 

(27,10) - 


N11,01 

N14,014- ВаС1 2 ‘2Н а О 
васи-гн.о 
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Мв"||СГ. 4' 


АѴ&СІа —Н 2 0 




'*[|СГ, Вг' 
М§С1 2 —М§Вг 2 — н 2 о 
Н. Воеке, 2. Кгуйі. шій Міпег., 45, 354 (1908) 


Жидкая фаза _Т вердая фаза 


Л °С 

м г сі 2 

вес. 

меВг* 1 

% 

сг I 

Вг' 

вес. 

Вг' 1 

формулы 


25 31,89 

5,25 

23,75 

4,56 

32,96 

2,98 

Мк(СІ, Вг) 2 

6Н 2 0 

28,62 

10,28 

21,31 

8,92 

30,55 

6,70 



25,34 

15,14 

18,87 

13,14 

27,63 

11,36 



21,98 

20,05 

16,37 

17,40 

23,92 

17,15 



18,29 

24,99 

13,62 

21,69 

19,25 

24,51 



15,27 

29,38 

11,37 

25,50 

13,80 

33,03 

„ 


11,43 

35,08 

8,51 

30,45 

9,10 

40,42 

„ 


8,42 

38,75 

6,27 

33,63 

5,03 

46,81 



4,08 

44,67 

3,04 

38,77 

2,23 

51,20 

„ 


0 

50,30 

0 

43,66 1 — | 

54,65 

М^Вг, • 61 

р 


Авт. 


ГІ рнмсч-ани е. М. И. 


^8 Вг 2 — Н а О 

В. И. Николаев, С. К. Косман, Изв. ИФХА АН СССР, 7, 143 (1935) 


Жидкая фаза _ 

вес. % /И/ 1000 М Н й О I индексы 

месі 2 1 м&вг 2 м^сі 2 [ меВгГІ месі 3 | н 2 о 


25 (36,4) 
28,67 


О 100 
17,07 84,08 


(925) 1,350 


15,48 

16,90 

31,32 

36,20 

37,72 

(50,60) 


25,55 75,96 940 
28,33 74,40 928 
56,11 46,53 953 
66,67 36,69 948 
70,21 33,44 948 
(100,2) 0 (998) 


1,3923 42,50 

— 40,49 

1,4344 32,91 
1,5271 17,56 
1,5598 10,60 


Твердая фаза _ 

мквІТшИ формулы 

- - М§СІ 2 • 6Н 2 0 

4,44 53,06 М§ (С1, Вг) 2 - 

• 6Н 2 0 

7,30 50,59 То же 
16,87 50,32 
37,04 45,40 
47,17 42,23 
53,07 40,23 

— — М§Вг 2 • 611,0 


I лет. 

Примечание. М. И. (±0,1—0,2°). Анализ твердой фазы: хим. и микр. 


М*"||СГ, У 
М§С1 2 —М^ 2 —н 2 о 
Н. Воеке, 2. Кгузі. шМ Міпег., 45, 389 (1908) 


Жидкая фаза I__ Твердая фаза 


/, °с 

вес. 

% 


вес. 

о/ 

/'> 

формулы 

м 8 си | 

1 

сг I 

З 1 

СГ 1 


25 33,73 

3,21 

25,12 

2,93 

I 35,02 

—0,28 

М§СІ 2 -6Н 2 0 

31,64 

6,48 

23,56 

5,91 

35,12 

—0,43 

» 

30,63 ' 

"9,08 

22,81 

8,29 

| 35,21 

-0,63 



Лет . 


Примечание. М. И. 
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Мг-цсг, зо, 


ЛІ8С1 2 — М^Б ОН 2 о 


М?С1 2 —Мв30 4 —Н 2 0 Мц" || СГ, 80/' 


М^-ЦСГ, во?* 

М§С1 2 —М§80 4 —Н 2 0 

.1. Ѵап’1 НоЯ, Т. ЕзІгеІсЬег-КогЫегзкі, ЗЯхип^зЪег. ргеіш. Акай., стр. 490 
(1898); 2иг ВІЮ. огеап. ЗаІгаЫад., стр. 30, 1905; КЮегзисЬ ВІЮ. охеап. 8а1х- 
аЫа§., стр. 42, 1912 






Жидкая фаза 




№ 

/, °с 

| вес. % 

1 Ж/ 1000 Ж Н.,0 

индексы 

Твердая фаза 



Мксі :! 

1 Мк30 4 

1 М&С1 4 

]_М(г!>0 4 

МкОЮ П а О 


і 

9/, 

3.5,9 

0 

106 

1 0 

100 

943 

МяСІ.-бІШ 

>) 


33,5 

.5.7 

104 

! 14,0 

88,1 

847 

М Й П, • 6Н .0-1- Мв30 4 -6П 2 0 (мет.) 

3 


34,1 

2,36 

101.5 

1 5,5 

94,8 

935 

М§С1„ • 6Н„0 + М§30 4 ■ 4Н 2 0 

•і 


30,8 

3,3 

88,5 

| 7,5 

92,2 

1042 

Мй30 4 • 4Н 2 0 + Мй§0 4 • 514./) 

5 


29,65 

4,0 

84,5 

9,0 

90,4 

1070 

Л1й30 4 • 5Н,0 + Мй80 4 • 611,0 

6 


25,95 

6,75 

73,0 

1 15,0 

82,9 

1136 

Мв 50 4 • 6Н,0 + М§30 4 ■ 7Н а О 

7 


0 

27,95 

, 0 | ,58,0 

Авт. 

0 

1724 

М§30 4 • 7Н 2 0 


П р и м е ч а и н е. М. П. т=40 — 46 час. В составах №2и6 Яд о Г авн0 7,5 и 12 мм. 

М§С1 2 —М§80 4 —Н,0 

Н. С. Куриаков, С. Ф. Жемчужный, Изв. ИФХА, 1, вып. 1, 197 (1919); 
ЖРФХО, ч. хим„ 51 , вып. 1—2, 13 (1919); 2. апогр. СЬега., 140 , 153 (1924); 
Карабугаз и его промышленное значение стр. 353, 1930 


/, °с 

вес. 

7» 

Жидкая фаза 
Ж/1000 Ж Н.,0 

индексы 

Твердая фаза 

м»С1 2 

м»30 4 

М 8 С1 3 1 М&50 4 

М?С1. 

н 2 о 

0 

34,53 

0 

99,8 

0 

100 

1002 

М§С1 2 • 6Н 2 0 


33,53 

1,55 

97,7 

3,4 

96,6 

989 

М§СІ 2 .6Н 2 0 + М§80 4 • 7Н 2 0 


30,31 

1,50 

84,0 

3,3 

96,2 

1145 

М§80 4 • 7Н.р 


28,84 

1,53 

78,2 

3,3 

95,9 

1227 

и 


27,33 

1,69 

71,8 

3,5 

95,3 

1328 

» 


24,83 

2,03 

64,1 

4,2 

93,8 

1464 

„ 


17,70 

4,24 

42,8 

8,1 

84,1 

1965 

„ 


10,13 

9,06 

23,7 

16,8 

58,5 

2470 



3,95 

14,95 

9,2 

27,6 

25,0 

2715 



0 

20,63 

0 

38,9 

0 

2570 


25 

35,71 

0 

105,0 

0 

100 

952 

МяС 1 2 - он., о 


38,28 

3,90 

100,1 

9,3 

91,5 

914 

МеСІ, ■ 6Н 2 0 + Мй30 4 • 611/) 


31,37 

3,90 

91,6 

9,0 

91,0 

994 

“ М§80 4 • 6Н 2 0 


28,53 

4,15 

80,1 

9,2 

89,7 

1120 

Мй30 4 • 6 Н 2 Ѳ + М§30 4 • 7Н/) 


26,73 

4,63 

73,6 

10,1 

87,9 

1195 

Мд30 4 • 7Н 2 0 


25,50 

4,98 

68,3 

10,7 

86,5 

1266 

„ 


22,84 

5,72 

60,4 

12,0 

83,4 

1381 

„ 


20,20 

6,65 

52,0 

14,0 

78,8 

1515 

»» 


15,57 

9,51 

39,3 

19,0 

67,4 

1715 

„ 


8,15 

16,07 

20,4 

31,4 

39,4 

1930 

„ 


6,90 

17,50 

17,2 

34,6 

33,2 

1930 



3,15 

22,41 

8,0 

45,0 

15,1 

1885 



0 

26,85 

0 

54,9 

0 

1820 

» 



Авт. 






Примечание. М. И. (±0,05 — 0.1°), т>2 суток. По данный 1010—1024 гг. последний 
состав: 58,3 молей М(;50 4 на 1000 молей IПО. 


* Результаты графического определения состава растворов но опытным данным, полученным 
визуально-политермнческим методом, см. Л. Г. Бергман и 11. 11. Лужная, физико-химические 
основы изучения и использования соляных месторождений хлорид-сульфатно-о типа, стр. 83—93, 
над. АН СССР, 1951. 


М г С1 2 -М§80 4 -Н 2 О 


Т. Мауейа, Л. СЬет. Іпй., Ларап, 23, 573 и 954 (1920) 


и °с 

| Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. 7„ 

| ж/юоо ж н 2 о 

индексы ! 

МцС1 2 | М Ц 80, 

М(ГС1 2 1 Мя80 4 

меси 1 н,о 

105 

42,44 

42,04 

39,121 

0 

0 

0,57 

0,80 

33,85 

139.5 

138.5 
123,1 

0 

0 

1,5 

2,02 

76,6 

100 

98,95 

98,4 

0 

717 

714 

799 

1305 

МвСІ 2 .6Н 2 0 

М.цСІ, • 6Н 2 0 -1- Мд 30,. н,о 
Мд30 4 ■ н 2 о 

и 

і Лет. 

і 


П р и м е ч .1 ч и е. Заимствовано из 7, 1 Ь н 20 (1931) м справочника ЯекІеІГа. стр. 1281, 

1928. 


М^СІо— М^80 4 —Н 2 0 

8 . Таксрчипі, Мет. СоІІ. 8сі., Куоіо Ітр. Шіѵ., 4 , 317—342 (1921) 


и °с 

вес 

°іо 

Жидкая фаза 
| Ж/ 1000 Ж Н,0 

| индексы 

Твердая фаза 

Меси 1 Мя30 4 

! м»сі 2 

|М 8 50 4 

! мгсі. 

I н 2 о 

25 

35,86 

0 

105,8 

0 

100 

945 

МйСІо • 6 Н 2 Ѳ 


34,80 

1,45 

103,3 

3,40 

96,8 

937 



33,89 

2,99 

101,6 

7,09 

93,5 

920 



34,03 

2,96 

102,2 

7,03 

93,55 

915 

М§СІ 3 . 6Н,0 + Мй30 4 . 4Н.,0 


33,56 

2,81 

99,78 

6,61 

93,8 

940 

М§30 4 •4Н а О 


33,09 

2,82 

97,67 

6,59 

93,7 

959 

» 


32,97 

2,91 

97,27 

6,79 

93,5 

961 

Мя 50 4 • 5Н а О 


32,48 

3,04 

95,29 

7,06 

93,1 

977 



30,79 

3,87 

89,15 

8,86 

90,95 

1020 

V 


32,36 

3,85 

95,97 

9,03 

91,4 

952 

М§80 4 • 6Н 2 Ѳ 


32,14 

3,77 

94,87 

8,80 

91,5 

905 

„ 


31,39 

3,75 

91,56 

8,65 

91,35 

998 



30,91 

3,76 

89,51 

8,61 

91,25 

1019 

„ 


30,08 

3,80 

86,06 

8,60 

90,9 

1056 



28,72 

4,14 

80,92 

9,23 

89,75 

1109 



28,21 

4,35 

79,13 

9,65 

89,15 

1126 

„ 


27,84 

4,29 

77,60 

9,46 

89,15 

1149 



26,36 

4,90 

72,55 

10,67 

87,2 

1202 



26,06 

5,02 

71,53 

10,90 

86,8 

1213 

Мд30 4 • 6Н 2 0 + м§30 4 • 711,0 


23,53 

5,44 

62,67 

11,46 

84,55 

1349 

Мд30 4 • 7Н 2 0 


16,22 

10,14 

41,67 

20,61 

66,9 

1606 



14,77 

11,08 

37,68 

22,36 

62,75 

1666 



14,05 

10,68 

35,31 

21,24 

62,45 

1768 



10,51 

14,02 

26,35 

27,80 

48,65 

1847 



9,42 

14,89 

23,54 

29,44 

44,45 

1888 



5,31 

19,63 

13,38 

39,14 

25,5 

1904 



1,62 

24,43 

4,14 

49,44 

7,75 

1866 

„ 


0 

26,68 

0 

54,46 

0 

1836 

» 


Авт. 







Примечание. Заимствовано из справочника БеІіІеІГл. стр. 1279, 1928. 
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м§лісі\ зо, 


МгС1 2 — М^зо,—Н 3 0 


Мв'ІІСІ', 50, 


м в сіг-м г 80 ,— Н ,0 


М§С1 2 —Мй80 4 —Н 2 0 

V/. РгоеЫісЬ, МІІІ. КРА, 68, 50—51 и 63—64 (1929) 





Жидкая фаза 




Л °с 

вес. 

°[0 

Ж/іООО Ж Н,0 1 

| индексы 

І ^ 

Твердая фаза 


М ? СІ 3 

М В 80. 

М В 01, 

М В 50. 

м в сг. 

н,о 



' 18,5 

24,0 

4,2 

63,2 

8,8 

87,8 

і 

1390 

1 

1,277 

Л1о50 1 ,.ѵП,0 

20,5 

24,3 

4,7 

64,7 

9,9 

86,7 

1340 

1,280 


21,5 

23,6 

5,8 

63,2 

12,3 

83,7 

1325 

1,282 


28, 5і 

23,6 

. 6,7 

64,1 

14,4 

81,6 

1275 

1,287 


31,2, 

23,0 

6,9 

62,0 

14,7 

80,8 

1305 

1,290 

„ 

38,2 

22,4 

8,7 

61,5 

18,9 

76,5 

1245 

1,302 

„ 

58,0 

21,8 

12,8 

63,0 

29,3 

68,2 

1085 

1,343 

„ 

66,0 

21,3 

13,9 

62,2 

32,2 

65,9 

1060 

1,350 

„ 

78,5 

21,1 

146 

62,0 

34,0 

64,6 

1040 

1,354 

ь 

88,0 

21,6 

13,9 

63,4 

32,2 

66,3 

1045 

1,360 

„ 

92,0 

22,0 

13,0 

64,1 

29,9 

68,2 

1065 

— 

„ 

92,5 

22,0 

12,7 

63,8 

29,2 

68,6 

1075 

— 

„ 

98,0 

22,85 

7,05 

61,7 

15,1 

80,3 

1300 

— 

М§30 4 • ,ѵгН 2 0 + М§80 4 • 

• Н 2 0 (ср. 2) 

102,0 

23,0 

6,5 

61,9 

13,9 

81,6 

1320 

■- 

М&50 4 • Н 2 0 (ср. 3) 

123 

24,0 

3,8 

62,7 

7,85 

88,9 

1415 

— 

Мд80 4 • Н 2 0 (ср. 2) 

135 

24,0 

4,0 

63,3 

8,23 

88,5 

1400 

— 

М§30 4 • Н 2 0 

144 

24,1 

2,7 

62,5 

5,53 

91,9 

1470 

— 

М§80 4 • Н 2 0 (ср. 2) 

18,1 

8,5 

13,5 

20,6 

25,9 

44,3 

,2150 

1,227 

М?80 4 • хИ 2 0 

18,4 

9,0 

13,6 

22,0 

26,3 

45,5 

2070 

1,228 

„ 

22,6 

8,7 

15,1 

21,6 

29,6 

42,2 

1955 

1,240 

» 

25,6 

7,5 

16,2 

18,5 

31,7 

36,8 

1990 

1,254 


29,3 

8,0 

17,5 

20,2 

35,2 

36,5 

1805 

1,263 

„ 

31,8 

7,4 

18,4 

18,9 

37,1 

33,7 

1785 

1,276 

„ 

33,6 

8,2 

18,8 

21,2 

38,6 

35,5 

1670 

1,279 

» 

39,2 

7,8 

20,8 

20,6 

43,6 

32,1 

1560 

1,293 

„ 

47,0 

7,7 

23,0 

21,0 

49,7 

29,7 

1415 

1,325 

„ 

52,6 

7,6 

24.2 

21,0 

53,1 

28,3 

1350 

1,338 

„ 

60,5 

7,9 

26,8 

22,9 

61,4 

27,2 

1185 

1,353 


77,1 

7,0 

29,7 

21,0 

70,2 

23,0 

1095 

1,396 

» 

83,8 

7,0 

30,5 

21,4 

73,0 

22,7 

1060 

1,407 

М§80 4 -^Н 2 0 (ср. 2) 

85,8 

7,0 

30,0 

21,0 

71,2 

22,8 

1085 

1,406 

Мд'80 4 • жН 2 0 

95,7 

7,0 

31,0 

21,4 

74,8 

22,3 

1040 

1,411 

и 

100 

6,8 

31,2 

18,2 

65,7 

21,7 

1190 

1,414 


140 

7,9 

14,8 

19,3 

28,6 

40,3 

2090 

— 


1 41 

7,5 

16,2 

18,5 

31,7 

36,8 

1990 

— 

' » 

І53 

8,4 

10,1 

19,5 

18,6 

51,2 

2625 

— 

» 

158 

9,0 

9,4 

20,8 

17,2 

54,7 

2630 

-- 

м 

167 

8,8 

7,1 

19,9 

12,6 

61,2 

3075 

-- 

V 

169 

9,5 

5,6 

21,2 

9,9 

68,2 

3215 

— 

» 

26,2 

3,8 

23,0 

9,8 

47,0 

17,2 

1760 

1,283 

» 

36,7 

3,7 

25,5 

9,8 

53,9 

15,4 

1570 

1,315 

,» 

39,0 

4,0 

25,7 

10,8 

54,6 

16,5 

1530 

1,317 

г 

40,5 

3,8 

27,0 

10,4 

58,4 

15,1 

1455 

1,335 

» 

47 

3,6 

28,6 

10,0 

63,2 

13,7 

1365 


60 

3,4 1 

30,7 I 

9,8 

69,7 

12,3 

1260 

1,375 




Авт. 




Авт. 



Продолжение 


і. °С 

| Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. о/о 1 

Ж/1000 ж Н 2 0 

индексы 

а 

М В СІ 2 

м в зо. 

М В СІ 2 

М В 30 4 

М В С1 2 

н 2 о 

64 

3,3 

31,5 

9,7 

72,3 

11,8 

1220 

1,388 

М^50 4 . хН,0 

66 

3,4 

32,1 

10,0 

74,5 

11,8 

1185 

1,390 

ю 

69,5 

3,7 

32,0 

11,0 

74,5 

12,9 

1170 

1,392 


75 

3,9 

33,3 

11,7 

79,3 

12,9 

1100 

1,416 


80 

3,9 

33,4 

11,7 

79,8 

12,8 

1095 

1,428 


81 

3,3 

33,3 

9,8 

78,6 

11,1 

ИЗО 

_ 

в 

85,5 

3,9 

34,2 

11,9 

82,8 

12,6 

1055 

1,438 


86 

3,2 

36,3 

10,0 

89,8 

10,0 

1000 

1,443 

я 

90 

3,25 

35,65 

10,3 

87,3 

10,5 

1025 

— 

Мй 80 4 • Л'Н 2 0 (ср. 2) 

94 

3,3 

34,6 

10,0 

83,4 

10,7 

1070 

1,440 


95,5 

3,2 

36,0 

10,0 

88,7 

10,1 

1015 

1,442 


100 

3,35 

35,85 

10,4 

88,3 

10,5 

1015 

— 


103 

зд 

. 36,5 

9,6 

90,4 

9,6 

1000 

1,448 

Ме;80 4 • х\ І..О 

115 

3,5 

30,3 

10,0 

68,6 

12,7 

1270 

— 

в 

120 

3,3 

28,0 

9,1 

61,1 

12,9 

1425 

_ 


144 

3,6 

18,0 

8,7 

34,4 

20,2 

2320 

-- 


183 

3,8 

4,0 

7,8 

6,4 

55 

7040 

— 

» 



Авт. 




Авт. 



Примечание. М. И. с перемешиванием и предварительным перегревом растворов, т от 2 
(в большинстве случаев) до 4—б час. Твердые фазы М^^0 4 -хН.,0 (где .ѵ=ч6 и 7) метастабильны 
при температуре > 50 -65°. 


М8С1 2 -Мй80 4 -Н 2 О 


И. К. Воскресенская, ЖПХ, 3, вып. 3, 326 и 334 (1930) 


Жидкая фаза 


/, “0 

вес 

°| 0 

Ж/1000 Ж Н.,0 

индексы 



М В СІ 2 

м в зо. 

Мксь 

м в зо, 

МяСЬ 

ао 


35 

36,14 

0 

107,5 

0 

100 

935 

1.3363 


34,77 

2,45 

104,8 

4,70 

95,6 

913 

1,3546 


25,16 

6,20 

69,3 

13,5 

83,69 

1208 

1,3252 


21,21 

8,32 

56,9 

17,67. 

76,3 

1340 

1,2817 


18,30 

9,93 

48,16 

20 ,&8’ 

69,96 

1453 

1,2715 


13,31 

13,65 

34,47 

28,0 

55,18 

1601 

1,2664 


0 

29,22 

0 

61,8 

0 

1608 

1,3286 


Твердая фа.и 


М§С|.,-6ІІ..О 
М8'С1 2 -6Н 2 0 + М§;3(Ѵ 
• 6Н 2 0 (ср. 2) 
М^30 4 • 6Н 2 0 

ме80, • бн 2 о -(- мезо 4 • 

■ 7Н 2 0 

Мй'80 4 • 7Н..О 


Авт. 


Примечание. М. П. 
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429 




430 


Ме" Іісг, ко/' 


М 8 С1 2 -М 8 5 О,—Н .О 


МдС1 а —М§80 4 —Нд) 

Т(і. Капако\ѵзку, Таблицы Б’Апз’а, стр. 128, 1933 

Жидкая фаза 1 

і, °С вес. °'о г/100г Н.О Л1/1000 М н 2 0 индексы Твердая фаза 

м 8 сі 2 м 8 50, мгсі 2 мгзо, м§сі 2 мгсі 2 н 2 о 

55 36,8 1,0 59,15 1,6 111,9 2,43 97,9 875 Ме30 4 • Н.,0 (5Ш.,0) 

36.7 0,9 58,8 1,45 111,3 2,18 98,1 881 „ 

29,45 2,5 43,3 3,7 81,95 5,54 93,7 1143 

22,9 6,8 32,55 9,7 61,65 14,55 80,9 1312 

34.75 4,7 57,35 7,75 108,5 11,6 90,3 833 Мн30 4 • 4Н.,0? (мет.) 

22,6 10,25 33,6 15,25 63,6 21,35 74,9 1177 „ “ 

22.75 11,15 34,4 16,85 65,1 25,25 72,0 1107 МрЗ(Ь ■ ОН.,О 

16,15 15,7 23,7 23,0 44,8 34,4 56,6 1263 

15.8 15,6 23,05 22,75 43,6 34,1 56,1 1287 

6,95 22,6 9,9 32,05 18,8 48,0 28,1 1497 

6.55 -22,95 9,25 32,5 17,2 48,7 26,1 1517 

7.55 24,2 11,1 35,45 21,05 53,1 28,4 1349 Мц5() 4 -7ІІ,0 (мет.) 

6,9 25,05 (0,15 36,8 19,2 55,1 25,8 1346 

6,9 25,0 10,1 36,05 19,1 54,9 25,8 1351 

5,65 26,5 8,35 39,1 15,85 58,55 21,3 1814 

Ант. 


М й СТ--Мк 8() 4 ~Н./) 

А. СатрЬеІІ, К. 1)о\ѵпез, С. Затія, Л. Аш. СІіет. Зое., 50, 2509 (1934) 

Жидкая фаза 

і , °С вес. “/о .М/1000 Ж П.О I индексы Тт-рдан фала 

| м*г.і. | мг 80 , мггсі, ) мязо 4 ) мгсі. | п.о 

100 41,60 1,23 187,1 3,21 97,7 718 

41,20 1,08 135,1 2,80 97,9 7 28 МуЗО. 

40,60 0,60 130,0 1,53 98,8 75/ 

40,25 0,87 129,3 2,21 98,3 760 

39,00 0,99 123,0 2,47 98,0 797 

37,00 2,12 118,0 5,26 95,7 811 

37,00 2,83 116,3 7,04 94,3 811 

36,80 2,81 115,3 6,96 94,3 818 

37,35 2,82 118,1 7,05 94,4 799 М^ЗСЫ-МеЗО,, ■ Н.О 

31,00 3,30 89,26 7,52 92,2 1033 Ме30 4 -Н.,0 “ 

20.85 9,05 56,27 19,?2 74,4 1323 , “ 

19.85 8,65 52,52 18,11 74,3 1416 

12,50 16,30 33,21 34,26 49,2 1482 

8,42 21,20 22,63 45,08 33,4 1477 

2,88 29,50 8,06 65,29 10,95 1363 

0,37 33,10 1,05 74,46 1,39 1324 
0 33,50 0 75,40 0 1326 

Авт. 

Примечание. Метод —изотермическое испарение. 
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Мг"||СГ, ко/ 


МгС1 г — ІѴІ830 4 — н а о 


МгС1 3 —Мк50 4 —Н 2 0 


М§С1 2 —М§г80 4 —Н 2 0 


Н. С. Курнаков, В. Г. Кузнецов, Изв. ИФХА АН СССР, 7, 186 (1935) 


№ 

А °С 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес 

. °:<> 

Ж /1000 ж н 2 о 

индексы 

У>5 

^4 

М ? С 1 а 

Мв50 4 

м г сі 2 

Ме50 4 

М 8 С1 3 

н 2 о 

1 

25 

34,36 

2,14 

102,4 

5,04 

95,3 

931 

1,3545 

М§СІ 2 • 6Н 2 0+М§80 4 • 4Н 2 0 

2 


34,15 

2,28 

101,6 

5,36 

95,0 

935 

— 

М§50 4 • 4Н,0 

3 


32,88 

2,73 

96,59 

6,34 

93,84 

971 

— 


4 


32,09 

3,06 

93,60 

7,06 

92,98 

993 

1,3398 

Мк§0 2 • 4Н,0+Мк80 4 -5Н,0 

5 


30,47 

3,84 

87,74 

8,75 

90,93 

1036 

1,3313 

М§80 4 • 5Н 2 0 

6 


29,89 

3,93 

85,43 

8,88 

90,58 

1060 

1,3239 

М§80 4 • 5Н 2 0+М^80 4 -6Н,0 

7 


27,09 

4,71 

75,10 

10,32 

88,30 

1173 

1,3039 

М§80 4 • 6Н 2 0 

8 


27,17 

4,55 

75,25 

9,97 

87,92 

1171 

1,3021 


9 


26,06 

4,92 

71,43 

10,67 

87,00 

1218 

1,2966 

Мй80 2 • 6Н,0+Мй80 4 • 7Н,0 

10 


25,82 

5,06 

70,66 

10,95 

86,58 

1225 

1,2955 

М§80 4 •7Н 2 0 

11 


24,80 

5,28 

67,09 

11,30 

85,59 

1276 

1,2850 


12 


24,29 

5,27 

65,23 

11,19 

85,36 

1309 

1,2823 


13 


23,85 

5,47 

63,83 

11,58 

84,64 

1326 

1,2801 


14 


23,21 

5,93 

61,91 

12,52 

83,18 

1344 

1,2751 


15 


22,48 

6,12 

59,56 

12,83 

82,28 

1381 

1,2712 

м 




Авт. 




Авт. 



Примечание. Ш. И. (±0,05°). Анализ твердой фазы: микр. и хим. Анализ жидкой фазы: 
М^" —по Шмитцу, 5о/ — в виде Ва50 4 , С1' —по Мору. В работе приводятся также данные по изотер¬ 
мическому испарению растворов при 25°. Ж/1000 Ж Н 2 0 в составах № 1 и 9 рассчитаны нами. 


М8"Ц сг, 80 / 


Продолжение 


№ 

7, °С 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. »/„ 

М/1000 Ж Н 2 0 

индексы 

.25 

<*25 

мгсв 

м г $о, 

М ? С1 2 

М Ц 80, 

1 м 8 сі 2 

н г о 

10 

25 

31,67 

4,02 

93,16 

9,35 

90,88 

976 


М§30 4 • 5,43Н,0 

11 


31,13 

4,10 

90,92 

9,47 

90,57 

996 

1,3388 

М§30 4 • 5,99Н.,0 

12 


30,65 

4,25 

89,06 

9,77 

90,11 

1012 

1,3466 

М§80 4 • 6Н,б 

13 


30,33 

4,50 

88,03 

10,33 

89,50 

1017 

1,3372 


14 


29,69 

3,80 

84,44 

8,55 

90,81 

1075 

— 

М?30 4 •”5,87Н 2 0 

15 


29,42 

3,63 

83,12 

8,11 

91,11 

1097 

— 

1%30 4 • 5,98Н 2 0 

16 


29,37 

5,45 

85,24 

12,51 

87,20 

1023 

1,3165 

М§30 4 • 5,79Н 2 0 

17 


26,95 

4,77 

74,67 

10,45 

87,72 

1175 

— 

М§30 4 • 6Н 2 Ѳ* 

18 


26,08 

5,27 

71,86 

11,49 

86,21, 

1200 

— 


19 


26,56 

4,79 

73,19 

10,44 

87,52 

1196 

— 

Мг30 4 ” 7Н 2 0* 

20 


24,43 

5,21 

65,69 

11,08 

85,57 

1303 

1,2822 


21 


23,92 

6,01 

64,57 

12,84 

83,41 

1292 

1,2868 

М§30 4 • 6,86Н,0 

22 

35 

34,57 

2,64 

104,0 

6,27 

94,31 

907 

— 

М§С1 2 • 6Н 2 0+М§30 4 • 4Н..С 

23 


33,54 

2,78 

99,63 

6,53 

93,84 

942 

— 

М^30 4 • 4Н 2 0 

24 


32,63 

3,78 

97,06 

8,89 

91,61 

944 

— 

М§30 4 • 4,02Н 2 О 

25 


30,27 

4,80 

88,18 

11,06 

88,85 

1008 

— 

М§30 4 • 5Н 2 0*+ 










-|-Мг50 4 • 6,09Н 2 О 

26 


29,42 

5,64 

85,70 

13,00 

86,83 

1013 

— 

М§30 4 .6Н 2 0 

27 


27,12 

6,36 

77,12 

14,31 

84,35 

1094 

— 





Авт. 




Авт. 



Примечание. Метод —изотермическое испарение (±0,5°). Состав твердой фазы со знач¬ 
ком *—по микроскопическим наблюдениям; остальные составы определены химическим анализом. 
Ж/1000 Ж ! І..О в составах № 4, 0, 7, 3 , 10, 17, 19, 20 и 21 рассчитаны нами. 


М^С1 3 —М§80 4 —Н 2 0 


М 8 С1 2 —М й 50 4 -Н,0 


Н. С. Курников, В. Г. Кузнецов: Изв. ИФХА АН СССР, 7, 187—188 (1935) 






Жидкая фаза 



(, и с 

вес. % 

М /1000 ЛГ п.,0 

индексы 



мгсь 

Мк50. 

МкСЬ 

М ? «0, 

МцСІ.. 

11..о 

1 

25 

34,10 

2,50 

102,0 

5,90 

94,53 

927 

2 


33,36 

2,60 

98,51 

6,12 

94,15 

956 

3 


33,15 

3,33 

98,72 

7,84 

92,64 

938 

4 


32,64 

3,04 

95,99 

7,07 

93,14 

970 

5 


31,93 

3,59 

93,65 

8,33 

91,83 

981 

6 


32,11 

3,88 

94,90 

9,07 

91,28 

962 

7 


31,85 

4,08 

94,05 

9,53 

90,80 

965 

8 


31,70 

3,74 

92,89 

8,67 

91,46 

985 

9 


30.91 

3,62 

89,31 

8,27 

91,52 

1025 



Авт. 




■‘25 


1,3468 

1,3546 


1,3521 

1,3507 


1,3399 

Авт. 


Тнердая фаза 


МрСІ 2 • 6Н 2 0+Мё8(4 4 • 4Н..О 
М§80 4 • 3,9Н 2 0 
М§80 4 • 4,28Н 2 0 
М§80 4 • 3,94Н 2 0 
М^80, • 4 Н 2 0+М§80 4 ■ 5 И.,() * 
М§80 4 • 5Н..0 


М§80 4 • 5Н 2 0* 
Мй;80 4 • 4,84Н..О 


В. Г. Кузнецов, Изв. АН СССР, сер. хим., № 2, 388—393 (1937) 


№ 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 


Жидкая фаза 


1, °с 

вес. % 

Ж/1000 Ж НиО 

индексы 

.35 








й Л ° 


М 8 СЬ 

М*80 4 

М В С1 2 


МвСІ 5 

1 І я О 


35 

36,14 

0 

105,7 

0 

100 

946 

1,3363 


35,20 

1,72 

105,1 

4,08 

96,2 

916 

1,3570 


34,82 

2,35 

104,8 

5,6 

94,9 

906 

— 


35,09 

2,82 

106,9 

6,80 

94,0 

879 

— 


35,68 

0,85 

106,2 

1,99 

98,1 

924 



35,80 

1,02 

107,20 

2,41 

97,8 

912 

_ 


34,79 

2,58 

105,1 

6,16 

94,5 

899 

— 


31,56 1 3,49 | 

91,91| 8,04 

91,95 

1000 

— 



Авт. 




Авт, 


Твердая фаза 


М§гСІ 2 .6Н 2 0 

М§С1 2 .6Н 2 0+М§80 4 • Н.,0 
М?С1 2 .6Н 2 0+М§80 4 -‘ 

• 4Н 2 0+М§80 4 • 6Н 2 0 
М§С1 2 • 6Н 2 0+М§30 4 • 4Н..0 
или М§80 4 • 3,77Н 2 Ѳ* " 
М§80 4 - 1,2Н 2 0* 
М§30 4 • 1,4Н 2 0* 
М§80 4 • 3,9Н 2 0* 
М§80 4 • 3,85Н 2 Ѳ* 


432 


28 Зак. 331. 
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Мк"І1СГ, 50," _ М ^ С1 »~ М ^ 5 ° 4 Н, ° 


Продолжение 


Жидкая фаза 

М Г, °С вес. % Ж/1000 Ж И г 0 индексы Твердая фаза 

-й ® 5 

МцС1 2 Мц80, МцСІ, Мц80, М?С1 2 Н 2 0 __ 

9 35 30,58 3,88 88,19 8,86 90,87 1030 — Мй30 4 • 4Н 2 0 или 

М§30 4 • <3,77п 2 0* 

10 30 21 4,47 87,46 10,73 89,07 1018 — М§30 4 • 4,2Н 2 0* 

11 30 28 5,33 88,93 12,39 87,77 987 — М§80 4 • 5Н 2 Ѳ 

12 2571 6,26 71,45 13,77 83,84 1173 — » Л „„ Л 

3 25 61 6,44 71,27 14,18 83,40 1170 1,3122 Мй30 4 • 5Н 2 0+М 8 30 4 -6Н,0 

14 26,92 5,81 75,63 12,91 85,42 ИЗО — М ^°4;6Н 2 0+ 

’ +М§30 4 • 5Н„0 (мет.) 

15 26,14 6,08 72,95 13,74 84,15 1153 — М§ЗО 4 .6Н 2 0 (мет.) 

16 25,33 6,45 70,23 14,15 83,23 1185 1,3104 М§30 4 -6Н 2 0 

17 24 72 6,56 68,05 14,32 82,61 1214 — 

18 21,95 8,14 59,39 17,42 77,32 1302 1,2889 

19 20,79 8,97 56,01 19,11 74,56 1331 1,2896 

90 19,56 9,54 52,18 20,13 72,16 1383 1,2872 . , Л л 

21 19,54 9,62 52,17 20,32 71,97 1380 — М§80 4 • 6Н 2 0+М§80 4 -7Н 2 0 

22 19,22 9,79 51,76 20,64 71,50 1381 1,2846 М§30 4 • 7Н.О 

23 12,55 14,93 32,73 30,81 51,51 1574 — 

24 5,70 22,21 14,95 46,12 24,48 1637 1,3000 

25 0 29,321 0 62,0 0 1610 1,3399 

Ает. Авт. 

Примечание. М. И. Анализ твердой фазы: М. О. Состав твердой фазы со значком * — 
после промывки спиртом. 


М§С1 2 —М8§0 4 —Н а О 

А. Г. Бергман, 3. А. Колоскова, Н. С. Домбровская, За недра Волго-При- 
каспия, вып. 2, стр. 312—313, 1937 


Жидкая фаза 

( °С вес. 7о мол. % Ж/1000 Ж Н 2 0 индексы Твердая фаза 

М&СІ2 Мц80, МцС1 2 М^ЗОі М ? СІ 2 МцСС Н 2 0 

25 35 65 0 9,49 0 104,79 0 100 954 М§С1 2 -6Н 2 0 

34 16 2 50 9 02 0,56 102,0 5,90 94,5 927 М§С1 2 • 6Н 2 0+М§80 4 • 4Н 2 0 

45 36 80 О’ 9,92 0 110,2 0 100 907 М § С ' 2 ' и ^ 

36 26 0 43 9,60 0,09 108,4 1,00 99,1 914 М§С1 2 • 6Н 2 0+М§30 4 • Н 2 0 

35 52 2 89 9,77 0,63 109,2 7,00 94,0 861 М§С1 2 • 6Н 2 0+М§30 4 • 4Н 2 0 

70 3895 О’ 10,77 0 120,7 0 100 829 М§С1 2 • 6Н 2 0 

3834 0 40 10,18 0,09 118,4 0,98 99,2 838 М§С1 2 • 6Н 2 0+М§30 4 • Н 2 0 

90 40 96 о’ 11,60 0 131,3 0 100 762 М§С1 2 '6Н 2 0 

4063 0 24 11,46 0,05 129,6 0,61 99,5 768 М§С1 2 • 6Н 2 0+М§30 4 • Н 2 0 

110 43 90 о' 12,90 0 148,1 0 100 675 М§СІ 2 -6Н 2 0 

43І54 0.18 12,76 0,04 146,4 0,50 99,7 681 МдС1 2 • 6Н 2 0+М§30 4 • Н 2 0 

Авт. 

Примечание. М. И. (±0,2°). т Я 6 суток. 
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М8ГЦСГ, 50, 


М 8 С1 а —М 8 50 4 —Н,0 


М§С1 2 —М§80 4 —Н 2 0 

Д. Н. Шойхет, Изв. СФХА АН СССР, 10 , 331 (1938) 


Жидкая фаза 

вес. °|о Ж/1000 Ж Н 2 0 индексы 

м 8 сі 2 м 8 зо 4 м 8 сі 2 м&зо* М ? С1 2 I Н 2 0 


(35,45) 

34,35 

29,75 

34,35 

31,1 

29,4 

26,3 

О 


О 

2,2 

3.8 

2.35 

3.35 
4,0 

4.9 

(26 65) 


(103,9) 

102,4 

84,6 

102.7 

89.7 
83,6 
72,2 

О 


(962) 

929 

1073 

924 

1027 

1080 

1208 

(1838) 


Твердая фаза 


М§С1 2 -6Н 2 0 

М§С1 2 • 6Н 2 0+М§30 4 • Н 2 0 
М§30 4 • Н 2 0+М§30 4 • 6Н 2 0 
М§С1 2 • 6НоО+М§80 4 • 4Н 2 0 
М§30 4 • 4Н 2 0+М§30 4 -5Н 2 0 
М§30 4 • 5Н 2 0+М 8 30 4 -6Н 2 0 
М§30 4 • 6Н 2 0+М§30 4 -7Н 2 0 
М^30 4 • 7Н,0 


П р ц м е ч а н п е. М. И. 

М^С1 2 — Мй80 4 -Н 2 0 

Т. Роде, Изв. СФХА АН СССР, 14, 402 (1941); 15, 259 (1947) 


Жидкая фаза 

вес. °і'о Ж/1000 Ж Н а О индексы 

м е сь М е 80 4 М&С1 2 М§г30 4 М$СІ, I н 3 0 


Твердая фаза 


25 ( 35,71) 0 (105,1) 

34,43 2,29 102,93 

34.20 2,27 101,83 

33.21 3,95 100,00 


(31,97) 

31,20 

29,79 

32,64 

30,23 

20,35 

15,22 

6,14 

2,69 

О 

(26,06) 

29,57 

18,42 

12,18 

9,91 

7,06 

О 


(93,1) 

89,9 

84,86 

97,23 

86.67 
53,81 
39,74 
16,18 
7,15 
О 

(71,34) 

84,62 

47,18 

30,32 

24.67 
17,66 
О 


О (100) 

5,41 95,01 

5,35 95,01 

9,4 91,41 


(7,06) 

7,18 

8,6 

9,15 

8,57 

16,96 

25,45 

45,86 

54,58 

60,94 

(10,50) 

9,81 

15,72 

23,44 

27,82 

34,29 

54,9 


(92,95) 

92,6 

90,8 

91.4 
91,0 
76,04 
60,96 
26,08 
11,58 
О 

(87,2) 

89,61 

75,0 

56.4 
47,0 
34,0 

О 


(952) 7,9 

923 7,76 

933 7,76 

914 7,62 

(998) 8,81 
1030 9,38 

1070 10,6- 
940 8,76 

1050 10,45 
1413 15,04 
1534 17,62 
1612 19,55 
1620 19,97 
1640 20,34 
4221) 12,54 
1059 10,62 
1590 16,12 
1860 18,71 
1905 19,16 
1925 20,05 
1821 (20,90) 


М§СІ 2 • 6Н 2 0 

М§С1 2 • 6Н 2 0+М 8 50 4 • 4Н 2 <) 

М§С1 2 -6Н 2 0+” 
+М§80 4 -6Н 2 0 (мет.) 
М§80 4 • 4Н 2 0+Мр80 4 - 511,0 
М§80 4 • 5Н 2 0 

Мя 80 4 .5Н 2 0+М§-80 4 -6Н 2 0 
М^80 4 • 6Н 2 0 (мет.) 


М§30 4 • 6Н 2 0-|-М§50 4 -711,0 
М 8 30 4 -7Н.,0 (мет.) ‘ 
М§30 4 '7Н,0 


I 

Примечание. М. И. (±0,03°). г = 1 сутки и более. Аналив твердой фазы: микр. 
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М 8 "ЦСГ, 50." 


МвСІа—М вЗОі— Н,0 


М§С1 2 —М#80 4 —Н 2 0 
А. Д. Пельш, ВНИИГ, 1949 


Жидкая фаза 

вес. % М/\ 000 М Н г О индексы 

Мгсі 3 Ім^зо, мгсі. I м^зо, месі. I н 4 о_ 


3,7 33,51 1,83 98,05 
7,5 32,53 2,33 94,48 

10,0 31,68 2,52 91,09 

12.5 31,13 2,87 89,23 
15,0 30,04 3,07 84,96 

17.5 29,40 3,51 82,91 
20,0 28,15 3,91 78,39 

22.5 27,23 4,41 75,36 
25,0 25,99 4,75 70,99 

27.5 24,82 5,54 67,43 
30,0 23,42 6,34 63,08 

32.5 21,51 7,67 57,46 
35,0 19,61 9,45 52,30 


1,83 98,05 4,24 95,86 

2.33 94,48 5,35 94,64 

2,52 91,09 5,73 94,08 

2,87 89,23 6,51 93,20 

3,07 84,96 6,87 92,52 

3,51 82,91 7,83 91,37 

3,91 78,39 8,61 90,10 

4,41 75,36 9,65 88,64 

4,75 70,99 10,26 87,37 
5,54 67,43 11,91 84,99 

6.34 63,08 13,51 82,36 
7,67 57,46 1 6,2] 78,00 


1033 1 
1045 1 
1089 1 
1102 1 
1149 1 
1176 1 
1231 1 
1261 1 
1306 1 
1357 1 
1384 1 


-Вре¬ 
мя 

й (/°) час. 


1,325 (20) 

1,319(22) 

1,313(20) 

1,310(22) 

1,304 (20) 

1,299(22) 

1,293 (22) 

1,288(23) 

1,287(25,5) 

1,280 (28) 

1,278 (31) 

1,274(33) 

1,273(35,5) 


Твердая фаза 


Примечание. Ш. И. (±0,05°). Анализ жидкой фазы: весе: 
и Мц". Анализ твердой фазы: микр. Данные весьма достоверные. 

М§С1 2 ~ М§80 4 -Н 2 0 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

Жидкая фаза 

Л‘С вес. °1„ ЛГ/НЮОЛ Н 2 0 индексы 

-- 

МкСІа | 1%30 4 МеСІ,, | м^30 4 М ? СІ 2 I Н,0 і 


96 

М§80 4 • 6Н 2 0+ 
+М Й 30 4 • 7Н 2 0 

96 

То же 

96 


72 


72 


72 


72 


72 


72 


72 


72 


72 


1 

/ 

: весовые определения С1 , 


Твердая фаза 


Д. Ь0\ѵеп1іег2, 7. рііуз. Сііепі., 13, 480 (1894) [М. И.] 

>5 33,5 5,7 104 | 14 88,1 847 — М§С1 2 • 6Н 2 0-ЬМ§80 4 • 611*0 

26,0 6,7 73 | 15 83 1140 — М§80 4 • 6Н,0-|-М Й 80 4 -7Н.,0 

Авт. 

ѴатГі Ноіі, Оаѵѵзоп, ШіегзисЬ. ВІЮ. охеаи. 8а1гаЫа§., стр. 71, 1912 [М. И.] 

15 34,07 2,31 101,3 5,44 94,9 937 — М§СІ 2 • 6Н 2 0+М§'30 4 • 4Н а О 

30,80 3,36 88,5 7,63 92,1 1040 — М§30 4 • 4Н 2 СЧ-М Й 30 4 -5Н 2 0 

29,63 3,97 84,4 8,95 90,4 1070 — М§30 4 • 5Н 2 0-}-М§50 4 -6Н 2 0 


Е. ОеЫег, Оіззегі., 2иг КеппМіз бег огеап. ЗаІгаЫа§., стр. 44, 1913 [М. И.] 

25 32,7 5,75 100,5 14 87,8 873 — М§С1 2 • 6Н 2 0+М§30 4 • 6Н 2 0 

26,0 6,7 73 15 83,0 1140 — А%30 4 • 6Н 2 Ѳ+М§80 4 -7Н 2 0 

0 26,9 0 55 0 1820 — М§30 4 -7Н 2 0 
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Мк" ЦС1', 50." ____ М§:С1 а — МвЗО,— н а о 

Продолжение 
Л °с 

Е, \Ѵо11пег, Оіззегі., Всі(га й е гиг Кеппіпіз бег охеап. За1хаЫа§„ стр. 20, 1913 

[М. И., т > 9 час.] 

26,18 6,55 73,62 | 14,56 83,49 1134 | — Мд80 4 • 6Н а О ]-Мд80 4 -711.,() 

Авт, | 

II. Огозз, ІЖзеИ. Егіаіідем, стр- •*(), 1914 [М. И.| 

25 32,8 5,7 101 | 14 87,8 870 ... М§С1. • 6Н.,0+М Й 50 4 . 61 1..О 

Ант. 

\Ѵ. Віазбаіе, .1. Іпб. Епд. Сііет., 12, 165 (1920) [М. 11.] 

25 35,48 0 103,90 0 100 962 — М Й С1 2 -6Н,0 

34,26 2,29 102,10 5,40 94,98 930 — МдСІ 2 • 6Н 2 0+Мр 30 4 ■ 61М і 

27,69 4,33 .77,00 9,53 88,99 1156 — МдЗО., • 6Н,0 +Мй30 4 -71Ш 

О 26,68 0 54,36 0 1840 — М Й 80 4 .7Н 2 0 

Авт. 

4апсске, Егбтапп, бакгезЬег. Наііезсіі. ѴсгЬаисІсз, 2, 244 (1920) [по О’Апз'у] 

15 29,15 3,65 82,0 I 8,1 91,0 11101 — М й 30 4 • 7Н..О 

27,95 5,0 78Д | 11,2 87,6 11101 — „ 

Авт. | 

8 , Таке§аті, Меш. СоІІ. 8сі„ Куоіо Ітр. Ііпіѵ., 4, 317 (1921) (М. И.] 

25 30,55 3,8 88,1 1 8,7 91,0 1033 — М§30 4 • 5Н 2 0+М Й 30 4 .6Н,0 

26,35 4,90 72,5 | 10,65 87,2 1203 — М§30 4 • 6Н 2 0+М Й 30 4 -7Н 2 0 

Авт. 

у 

В. И. Николаев, Э. Е. Буровая. Изв. СФХА АН СССР, 10, 248—249 (1938) 

[М. И. ± 0,1°] 

36,66 0 104,90 0 100 953 1,3349 М Й С1,-6Н,0 

33,31 4,02 100,21 9,53 91,3 912 1,3542 М Й СІ,. 6Н„0+М Й 30 4 • 6Н 2 0 

26,44 4,94 72,70 10,76 87,1 1198 1,3007 М й 30 4 .6Н 2 0+М Й 30 4 -7Н.,0 

0 27,25 0 55,97 0 1787 1,3033 М й 80 4 • 7Н 2 0 

Авт. Авт. 




Жидкая фаза 

мптм н 2 о I 


Твердая фаза 


М ? СІ 2 ) М ? 30 4 М?СІ, | М ? 50. М^СІ, I Н 2 0 


О, К. Янатьева, ЖПХ, 21, вып. 1, 30 (1948) [М. И., т—до 8 суток] 

55 37,60 0 114,0 0 100 877 - М Й С1 2 -6Н 2 С> 

37,33 0,44 113,5 1,06 99,12 872 1,3592 М§СІ 2 • 6Н 2 0+Мя80 4 • Н.,0 

14,90 18,09 42,05 40,40 50,99 1212 1,3503 М й 30 4 • Н 2 0+М й 30 4 • 61Ш 

, 0 34,40 0 78,48 0 12 7 4 - М й 30 4 .6Н 2 Ѳ 

Авт. Авт. 


Примечание. В работе В. И. Николаева и Э. Е. 
вязкости и поверхностному натяжению растворов. 


Буровой приводятся также данные по 
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М8"1|С1\ 30, 


МвСІц—МвЗОі—Н,0 


М§С1 2 —М§80 4 —Н 2 0 

ВЕРОЯТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РАСТВОРИМОСТЕЙ (рис. 26) 

Жидкая фаза 

веСі 7о М/ітм Н 2 0 индексы Твердая фаза 


М ? С1 2 ІУЦгЗО, М ? С1 2 М?50, 1%С1 2 


о 34,45 0 99,4 0 100 

33,55 1,53 97,8 3,6 96,5 

30,0 1,50 82,85 3,3 96,2 

25,0 2,0 64,8 4,1 94,0 

20,0 3,2 49,3 6,2 88,8 

15,0 5,6 35,7 10,55 77,2 

10,0 9,2 23,4 17,05 57,8 

5,0 13,8 11,65 25,4 31,5 

0 20,7 0 39,1 О 

15 35,15 0 102,5 0 100 

33.5 2,7 99,3 6,0 94,3 

29.5 2,9 82,6 6,4 92,8 

25,0 3,6 66,2 7,55 89,8 

20,0 5,3 50,65 10,6 82,7 

15,0 8,1 36,9 15,8 70,0 

10,0 12,1 24,3 23,25 51,1 

5,0 17,4 12,2 33,55 26,7 

О 24,6 0 48,8 О 

25 35,6 0 104,6 0 100 

34.3 2,25 102,3 5,3 95,1 

33.3 3,9 100,3 9,3 91,5 

33,0 2,7 97,1 6,3 93,9 

32,0 3,05 93,2 7,0 93,0 

31,0 3 45 89,5 7,9 91,9 

30,0 3,85 85,8 8,7 90,8 

29.8 3,95 85,1 89 90,5 

32,0 3,85 94,4 9.0 91,3 

30,0 3,95 85,9 8,95 90,6 

28,0 4,3 78,25 9,5 89,2 

26.3 4,8 72,2 10,4 87,4 

25,0 5,1 67,7 10,9 86,1 

20,0 7,1 51,9 14,6 78,0 

15,0 10,2 37,9 20,4 65,0 

10,0 14,3 25,0 28,3 46,9 

5,0 20,0 12,6 39,9 24,0 

О 27,05 0 55,5 О 

35 36,1 0 106,9 0 100 

34.8 2,4 104,8 5,7 94,8 

30,0 4,1 86,1 9,3 90,2 

(26,0) (6,0) (72,3) (13,2) (84,6) 
30,0 4,8 87,0 11,0 88,8 

25,0 6,4 68,95 14,0 83,1 

20,0 9,2 53,45 19,45 73,3 

19.5 9,6 52,0 20,3 71,9 

15,0 12,5 39,15 25,8 60,3 

10,0 16,8 25,85 34,35 42,9 

5,0 22,5 13,05 46,45 21,9 

О 29,6 0 62,9 О 


н 2 о 


1 006 М 8 С1 2 • 6Н 2 0 

986 МйС!..-6Н 3 0+М§80 4 -711.0 

1160 ‘ Мя30 4 .7Н,0 

1450 
1800 
2160 
2470 
2700 
2560 

976 М§С1, • 6Н,0 

950 М§СІ., • 6Н 2 0+М§30 4 • 6Н 2 () 

1125 Мр30 4 • 6Н 2 0+М^50 4 • 711,<) 

1355 М§80 4 • 7Н-.0 

1630 
1900 
2100 
2185 
2050 

956 МяС1 2 • 6Н 2 0 

929 М§С1 2 • 6Н 2 0+Мяі30 4 • 4Н 2 0 

912 М§С1 2 • 6Н 2 0+Мй30 4 • 6Н 2 0 (мет.) 
' 967 М§80 4 • 4Н 2 0 

998 М§30 4 • 4Н 2 0+М§80 4 • 5Н 2 0 

1025 

1060 М§30 4 • 5Н а О 

1065 М§30 4 • 5Н 2 0+М§80 4 • 6Н 2 0 

967 М§80 4 '6Н 2 0 (мет.) 

1055 

1140 М§30 4 .6Н 2 0 

1210 М§30 4 • 6Н 2 0+М§30 4 ■ 7Н 2 0 

1270 М§30 4 .7Н 2 0 

1505 „ 

1715 

1875 

1905 

1800 

935 М§С1 2 • 6Н 2 0 

905 М§С1 2 -6Н 2 0+М§30 4 -4Н 2 0 

1048 М§30 4 • 4Н 2 0 

(1170) М§30 4 .4Н 2 0+М§30 4 -6Н. ) 0 

1020 М§30 4 • 6Н 2 0 (мет.) 

1205 М§30 4 .6Н 2 0 

1370 

1385 М§30 4 • 6Н 2 0+М§30 4 • 7Н 2 0 

1540 М§30 4 .7Н 2 0 

1660 
1680 
1590 
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М830,—н.о 




Рис. 26. Совместная растворимость М§С1 2 и М§80 4 в воде. 

Б — бншофит (М8С1 2 -6Н 2 0); Я—кизерит (Мя50 4 -Н г 0); м,— Мг30 4 .4Н 2 0; ЛІ 5 — Мг50 4 -5Н 2 0, 
С-сакиит (М830,-6Н 2 0); Э-эпсомит (М§30 4 -7Н 2 0). 
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М 8 ". Са” II СГ 


МагСіа— СаС1 2 —Н 2 0 


М&СІ*—СаСІ» — Н 2 0 


М 8 ". Са" И СГ 


Мд -Цсг, со;' 

М 8 С1 2 -М 8 СОз-Н 2 Ѳ 

Р. ОоІЬе, СЬеш. 2ід„ 39, № 48, 307 (1915) 


і, °С 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. °і'о 

I г/1000 г Н 2 0 

м§:сі 3 

| м 8 со 0 

Ма:сі 2 -бН 2 о 

м е со 3 

(0) 

1 

0,119 

0,0035 

2,55 

0,0353 

(МйС0 3 -л;11.,0) 


0,049 

0,0039 

1,05 

0,0395 



0,024 

0,0047 

0,51 

0,0470 



0 

0,0094 

0 

0,0944 

и 




Авт. 



Примечание. Сосуд с раствором и солью быстро охлаждался в ледяной ванне, после чею 
стоял (вероятно без перемешивания) до следующего дня. Невидимому, автор получал растворимость 
основного, а не нейтрального карбоната. 


Мд", Са" || Р' 

МдР 2 -СаР 2 -Н 2 Ѳ 

И. А. Тананаев, Ж11Х, 8, вып. 2, 349—350 (1935) 

Приводятся значения коэффициентов, полученных по правилу произведения 
растворимостей. 


Мд", Са" |[ СГ 


МдС1 2 — СаС1 2 — н 2 о 


Ѵап’1 Ноіі, Кепгіск, ЗКгип^зЬег. ргеизз. Акасі., стр. 513—514 (1897); 2иг Віісі, 
огеап. ЗаІгаЫад., стр. 9, 1909 



1 


Жидкая фаза 




і, °С 

вес. »> 

1 Ж /1000 ж Н 2 0 

| индексы 

Твердая фаза 


1 Ѵ № 2 

СаСі 2 

м§:С! 2 

СаСІ 2 

I М?сі 2 

Н 2 0 


16,7 

35,7 

0 

105 

0 

100 

952 

МдС1 2 • 6Н 2 0 


18,2 

23,9 

59,4 

66,9 

47,0 

792 

МдСІ., • 6Н 2 0 + СаС1 2 • 6Н 2 0 

21,95 

0 

41,6 

0 

115,7 

0 

864 

СаС1 2 • 6Н 2 0 

14,2 

31,2 

49,2 

92,7 

34,7 

705 

МдС1 2 • 6Н 2 0 + 2МдС1 а -СаС1 2 • 12Н 2 0+ 
+ СаС1 2 -6Н 2 0 

25 

9,4 

38,3 

33,9 

119 

22,2 

654 

2МдС1 2 • СаС1 2 • 12Н 2 0+ 

+ СаС1 2 • 6Н 2 0 + СаС1 2 • 4Н 2 0 

28,2 

15,5 

29,8 

53,7 

88,4 

37,8 

704 

МйСІ 2 • 6Н 2 0+ 2МдС1, • СаС1 2 • 12Н,0 


8,2 

40,8 

30,5 

130 

19,0 

623 

2ЩС\ 2 ■ СаС1 2 • 12Н 2 0 + СаС1 2 • 4Н 2 0 

29,44 

3,7 

45,3 

13,7 

144 

86,9 

634 

СаС1 2 • 4Н 2 0 + СаС1 2 • 6Н 2 0 

0 

49,2 

0 

157 

0 

637 


116,67 

46,1 

0 

162 

Ав 

0 

т. 

100 

617 

МдС1 2 • 6Н 2 0 + МдС1 2 • 4Н 2 0 


Примечание. М, И. т = 12—24 час. Температуры превращения установлены политермиче- 
ским методой. 
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МдС1 2 —СаС1 2 —Н а О 


Ѵап’і Ноіі, ЫсЫепзІеіп, 2. рЬуз. СЬеш., 39, 27 (1902); ЗіІгипезЪег. ргеизз. 
Акай., стр. 232 (1905); 2иг Віій. огеап. ЗаІхаЫа^., стр. 8—10, 1909 





Жидкая фаза 




/, °с 

1 вес. % 

| Ж /1000 ж Н 2 0 

| индексы 

Твердая фаза 

М 8 С ! 2 

О 

№ 

О 

М^СІ. 

СаСІ, 

I Ма:С 1 2 

н.о 

25 

36,35 

о 

108 

0 

1 100 

926 

МдСІ 2 ■ 6Н 2 0 


14,9 

30,45 

51,5 

90,5 

36,2 

704 

МдС1 2 • 6Н..0 + 2МдС1., • СаСЬ. • 12Н,0 


9,7 

38,7 

35,5 

121,5 

22,6 

637 

2МдСІ а • СаС1„ ■ 12Н 2 0 + СаС1 2 • 6Н 2 0 


0 

45,0 

>0 

133 

0 

752 

СаСІ 2 ■ 6Н.,0 

83 

П,4 

41,2 

45,5 

141 

24,4 

536 

М§С1 2 • 6НоО -1- 2 МкС 1 2 • СаСІ., ■ 12Н,0 


0,11 

59,5 

0,5 

Ав 

239 __ 
ш. 

0,2 

418 

2М§С1., ■ СаСІ., • 12Н..О + СаСІ., • 2Н.,0 


Примечание. М. И. 


М§С1 2 —СаСІ.,—Н 2 0 

А. 8шШі, С. РгиКоп, ам. пат. № 1768797, 1923; ам. пат. № 1780098, 1923 





Жидкая фаза 




1 , °с 

1 вес. °,0 

1 Ж /1000 ж н.о 

| индексы 


щсі. 

| СаСІ. 

м г сі 2 

СаСІ 2 

1 МдСІ, 

н 2 о 


30 

16 

30 

56 

90 

38,5 

685 

МдС1 2 ■ 

50 

22 

25 

78,5 

76,5 

50,5 

645 

» 

80 

33 

13 

116 

39 

74,5 

645 

у 

100 

37 

7 

125 

20,5 

86 

690 

у 


4 

55 

18,5 

218 

8 

420 

МдС1 2 ■ 

120 

2 

61 

10 

268 

3,5 

360 

150 

47 

<1 

171 

<3 

98,5 

575 

МдС1 а • 


1 

67 

6 

340 

1,7 

290 

МдС1 2 ■ 

170 

<1 

Ав 

72 ^ 

т. 

<7 

433 

<1,5 

225 


Твердая фаза 


МдС1 2 ■ 6Н 2 0 + 2 МяСІ 2 • СаСІ 2 • 12Н 2 0 


МдС1 а • 2СаСІ 2 • 6Н 2 0 + СаСі 2 ■ 2Н а О 


Примечание. Заимствовано из Отеііп’з НапйЬисЬ, № 22, стр. 196, 1942. 


МдС1 2 —СаС1 2 — н 2 о 


\У. В. Ьее, А. СЬ. Е§ег(оп, Л. СЬеш. 8ос., 123—124, 713 (1923) 





Жидкая фаза 




і, °с 

вес. °,о 

Ж /1000 ж Н 2 0 

индексы 


Твердая фаза 

М^СІ, 

СаСІ 2 

М^СІ 2 

СаСІ 2 

м г сі 2 

н 2 о 

й 

25,1 

35,54 

0 

104,3 

0 

100 

959 

1,341 

МдСІ 2 • 6Н 2 0 

27,61 

10,33 

84,17 

26,41 

76,12 

904 

1,371 



23,33 

16,05 

72,81 

42,98 

62,88 

864 

1,391 

„ 


18,13 

25,09 

60,41 

71,72 

45,72 

757 

1,428 

„ 


16,31 

28,12 

55,52 

82,13 

40,34 

727 

1,441 

V 


14,54 

31,17 

50,67 

93,20 

35,22 

695 

1,455 

МдСІ 2 • 6Н 2 0 + 

4- 2МёСІ а • СаС1 2 • 12Н 2 0 


13,55 

32,82 

47,80 

99,33 

32,50 

680 

1,460 

2МдС1 2 .СаС1 2 - 12Н 2 0 


10,78 

36,37 

38,59 

111,7 

25,67 

665 

1,473 

в 


9,43 

38,70 

34,39 

121,1 

22,12 

643 

1,486 

2М§С1 2 ■ СаСі 2 • 12Н 2 0 -ф- 
+ СаС1 2 -6Н 2 0 


7,93 

38,95 

28,24 

119,0 

19,18 

679 

1,472 

• СаС1 2 • 6Н 2 0 


4,06 

41,87 

14,21 

125,7 

10,15 

715 

1,465 

В 

Л 

0 

Ав 
р и и е * 

(45,06) 

т. 

г а н и е. 

0 

м. и. 

(133,1) 

(± 0,05°). 

0 

(751) 

(МП 

Авт. 



441 




Ме", Са" II сг 


М&С1 2 —СаС1 2 —НаО 


Мк". Са" Ц СГ 


М^СІа—СаСІа— Н 2 0 


МйС1 2 —СаС1 2 — Н 2 Ѳ 

С. Ргиііоп, О. Тоѵѵег, X Ат. СЬет. Зое., 54. 3043—3046 (1932) 





Жидкая фаза 




1 , °с 

вес. 

°|о 

Ж/1000 Ж НаО 1 

индексы 

Твердая фаза 


м г сі 2 

СаСІа 

МеСі 2 

СаС1 2 

М^СІа | 

н 2 о 


—52,2 

2,93 

27,40 

7,96 

63,84 

11,08 

1393 

МйСІ.. • 12Н 2 0 + СаС І 2 • 6Н 2 0 + лёд 

—30 

22,19 

0 

53,95 

0 

100 

1854 

МйСІ 2 • 12Н 2 0 


16,99 

7,63 

42,64 

16,43 

72,18 

1693 



14,65 

11,27 

37,41 

24,70 

60,23 

1610 



14,70 

11,39 

37,62 

25,01 

60,08 

1597 



10,20 

19,44 

27,43 

44,85 

37,94 

1384 



9,94 

19,81 

26,77 

45,77 

36,90 

1379 

МйСІз • 12Н а О + СаСІ 2 - 6Н а О 


8,62 

23,55 

24,05 

56,37 

29,90 

1243 


27,20 

6,14 

77,19 

14,96 

83,77 

1085 

СаС( 2 • 6Н 2 0 (мет.) 


25.55 

7,40 

72,09 

17,91 

80,10 

1111 

И V 


16,76 

15,23 

46,62 

36,35 

56,19 

1205 

» 


12,26 

19,78 

34,13 

47,24 

41,94 

1229 



5,49 

27,04 

15,39 

65,05 

19,13 

1243 

Г,аС1 3 * 6Н 2 () 


2,50 

30,07 

7,01 

72,39 

8,83 

1259 

>- 


0 

32,92 

0 

79,66 

0 

1255 

» 


20,47 

0 

48,69 

0 

100 

2054 

Лед 


16,45 

4,83 

39,53 

9,96 

79,87 

2021 

» 


17,16 

6,18 

42,35 

13,09 

76,39 

1804 

» 


0 

25,03 

0 

54,19 

0 

1845 

„ 

—20,7 

23,23 

10,56 

66,38 

25,89 

71,94 

1084 

МрСІ 2 • 12Н 3 0 + а Мй'СІ 2 • 8Н 2 0 + 
+ СзСІ 2 .6Н 2 0 

—15 

33,86 

0 

96,85 

0 

100 

1034 

МдСІ 2 • 6Н 2 0 (мет.) 


29,98 

5,11 

87,38 

12,78 

87,24 

998 

» » 


29,53 

5,78 

86,37 

14,51 

85,62 

991 

» » 


28,07 

7,52 

82,45 

18,95 

81,31 

986 

МеСІо • 6Н 2 0 + СаСІ 2 • 6Н 2 0 (мет.) 


31,85 

0 

88,41 

0 

100 

1131 

аМдСІ 2 - 8Н 2 0 


28,70 

4,42 

81,18 

10,73 

88,33 

1088 

» 


27,17 

6,46 

77,44 

15,80 

83,05 

1073 

» 


26,15 

7,70 

74,78 

18,90 

79,82 

1067 

» 


25,68 

8,67 

74,00 

21,44 

77,54 

1048 

„ 


24,14 

10,73 

70,12 

26,74 

72,39 

1032 

а МйСІ 2 • 8Н 2 0 + СаС1 2 • 6Н 2 0 


26,58 

8,58 

77,55 

21,48 

78,31 

1010 

СаСІ 2 • 6Н 2 0 (мет.) 


25,71 

9,43 

74,99 

23,60 

76,06 

1014 

» » 


11,97 

22,42 

34,51 

55,47 

38,35 

1111 

СаС( 2 * 6Н 2 0 


3,90 

30,50 

11,25 

75,47 

12,97 

1153 



3,05 

31,63 

8,83 

78,61 

10,11 

1144 



2,83 

31,92 

8,21 

79,41 

9,37 

1141 

» 


0 

34,77 

0 

86,52 

0 

1156 

„ 


14,65 

0 

32,58 

0 

100 

3069 

Лёд 


10,85 

5,0С 

24,ЗБ 

9,64 

71,67 

2939 

» 


4,01 

13,35 

9,18 

26,22 

25,9с 

2825 

» 


0 

12,2с 

0 

22,61 

0 

4431 

» 

—6,7 

26,4С 

9,9С 

78,4С 

25,23 

75,65 

965 

МеСІ 2 • 6Н 2 0 + а М§СІ 2 • 8Н 2 0 + 
+ СаС1 2 -6Н 2 0 

0 

34,61 

0 

100,1 

0 

100 

999 

МдС1 2 • 6Н 2 0 


30,0' 1 

5,7( 

88,4-' 

14,39 

86,01 

972 

» 


29,91 

5,8с 

88,07 

14,75 

85,65 

973 

» 


23,91 

А 

13,8/ 

вт. 

72,61 

36,18 

66,77 

918 



Продолжение 


і, °С 

вес. «/о 

Жидкая фаза 

Ж /1000 ж Н 2 0 

индексы 

Твердая фаза 

МеСі 2 

СаС1 2 

М&СІ2 

СаС1 2 

М 8 С1 2 

н 2 о 

0 

23,79 

13,83 

72,15 

26,02 

73,49 

1019 

МдСІ 2 • 6Н 2 0 + СаС1 2 • 6Н 2 0 


22,83 

14,89 

69,35 

38,81 

64,12 

924 

СаС( 2 • 6Н 2 0 


14,94 

22,12 

44,91 

57,05 

44,05 

981 



11,95 

25,10 

35,91 

64,72 

35,69 

994 



6,82 

30,22 

20,49 

77,91 

20,82 

1016 



0 

37,32 

0 

96,65 

0 

1035 

./ 


А вт. 







При печати;. М. И. (±.0,03°). т = 8 час. 


М§С1 2 —СаС1 2 —Н 2 <> 

М. Башков, ВНИИ!', 1932 


/, °с 

вес. о,' 0 

Жидкая фаза 

Ж/1000 ж н 2 о 

| индексы 

Твердая фаза 

м г сі. 

СаС1 2 

м е сі 2 

СаСГ, 

Месі 2 

и,о 

0 

32,80 

2,32 

95,65 

5,8 

94,3 

986 

МдСІ 2 • 6Н 2 0 • 


29,20 

6,88 

86,4 

17,5 

83,2 

963 



25,53 

11,73 

77,0 

30,35 

71,7 

932 



23,81 

14,05 

72,5 

36,7 

66,4 

916 

МрСІ 2 • 6Н 2 0 + СаС( 2 • 61І, О 


10,77 

26,34 

32,4 

68,0 

32,3 

996 

СаС( 2 • 6Н 2 0 


9,80 

27,28 

29,5 

70,4 

29,5 

1000 

» 


Авт. 







Примечание. М. И. т —288 чае. Анализ твердой фазы; М. (3. 


МйС1 2 — СаС1 2 — Н 2 Ѳ 

С. Вигу, Е. Оаѵіез, Л. СЬет. Зое., стр. 702 (1933) 


№ 

(, °с 

вес. 

°1 0 

Жидкая фаза 

Ж/1000 ж н 2 о 

1 индексы 

Твердая фаза 

м е сі 2 

СаС1 2 

Мгсі 2 

СаС1 2 

м?С1 2 

н 2 о 

1 

25 

9,40 

38,91 

34,40 

122,2 

21,97 

639 

2МдС|... СаСІ 2 - 12Н 2 0+аСаСІ 2 - 4Н а О 

2 


8,52 

40,03 

31,33 

126,3 

19,87 

634 

а СаСІ 2 • 4Н 2 0 (мет.) 

3 


7,30 

41,99 

27,23 

134,4 

16,89 

619 

» » 

4 


6,24 

43,19 

23,34 

138,6 

14,42 

618 


5 


5,99 

43,40 

22,39 

139,2 

13,86 

619 

» , » 

6 


4,74 

44,71 

17,74 

143,6 

11,00 

620 

» » 

7 


2,74 

46,49 

10,20 

148,6 

6,42 

630 

„ „ 

8 


0 

48,80 

0 

154,7 

0 

646 

м Ш 

9 


6,47 

39,58 

22,68 

119,1 

16,00 

705 

СаСІ 2 • 6Н 2 0 

Ю 


4,115 

41,48 

14,30 

123,8 

10,35 

725 

» 

И 


3,10 

42,14 

10,71 

124,9 

7,90 

737 

1 » 



Авт. 



1 




Л 


442 


443 





Мк". Са" || СГ 


МеС1 2 —СаС1 а —Н а О 


Ми", Са" Ц СГ 


МагСіг— СаС 1 2 —Н 2 0 


Продолжение 


№ 

1. °С 

вес. 

Го 1 

Жидкая фаза 

ж/юоож н 2 о 

| индексы 

Твердая фаза 

МкСі 2 

СаСІ., 

М^СІ 2 

СаС1 2 

месі 2і 

н„о 

12 

25 

29,84 

7,46 

89,99 

19,31 

82,33 

915 

МйСІ 2 .6Н 2 0 

13 


29,25 

7,87 

87,96 

20,32 

81,23 

923 

» 

14 


19,32 

22,94 

63,30 

64,49 

49,53 

782 

у 

15 


14,60 

31,32 

51,06 

94,00 

35,20 

689 

МдСІ, • 0Н 2 О + 2МкСІ, • СаСІ.. • 12Н 2 () 

16 


13,58 

33,36 

48,42 

102,0 

32,18 

665 

2МйС!ч ■ СаС1 2 • 12Н 2 0 

17 


9,42 

38,80 

34,41 

121,6 

22,06 

641 

2М$>СІ.. ■ СаСІ.. • 12Н 2 0 +СаС1 2 • 6Н,0 

18 


8,14 | 

38,82' 

29,03' 

118,8 

19,64 

677 

СаС1 2 ■ 6НоО 

19 


0,61 

44,55 

2,10 

131,9 

1.57 

746 

„ 

20 


0,17 

44,88 

0,59 

132,6 

0,44 

749 

„ 

21 


0 

45,00 

0 

132,8 

0 

753 

» 



| Авт. 







Примечание. М. И. Составы растворов № 12—21 содержали 0,002°[о М§0. В твердой фазе, 
помимо указанных соединений, присутствовали также М^СО-ЗМ^О ■ ИН 2 0 (№ 12—10) и М@(ОН) 3 
(№ 20 — 21 ). 


М§С1 2 —СаС1 3 —Н 2 0 

[. 1§еізгисі, Т. ТЬоіпрзоп, Л. Аш. СЬеш. 5ос., 58, 321 (1936) 



Жидкая фаза 


{, °с 

вес. 

7» 

| Ж/1000 ж н 2 о 

| индексы 

Твердая фаза 


М?С1 2 

СаС1 2 

! м 8 сь 

СаСІ 2 

м е сі 2 

н 2 о 


0 

34,63 

30,89 

23,94 

9,81 

0 

0 

4,51 

14,00 

27,17 

37,55 

100,2 

90,46 

72,98 

29,45 

0 

0 

11,33 

36,62 

69,98 

97,60 

100 

88,87 

66,59 

29,62 

0 

998 

982 

912 

1006 

1025 

М§СІ 2 • 6Н 2 0 

М§СІ 2 -6Н 2 0 +СаСІ 2 -6Н 2 0 
СаС1 2 • 6Н 2 0 

» 


( Авт. 







Примечание. М. И, (± 0,02°). 


М^СІа— СаС1 2 —Н а О 

Н. С. Курнаков, А. В. Николаев, Изв. АН СССР, сер. хим., № 2, 404 (1938) 



| Жидкая фаза | 


і, °С 

вес. 

0 / 1 

10 

ждооо ж Н 2 0 | 

индексы 

Твердая фаза 


м е сі 2 

СаС1 2 | 

м е сі 2 1 

СаС1 2 

м?сі 2 

н 2 о 


25 

1 

! 

14,95 

14,20 

13,29 

10,48 

9,29 

1,85 

0 

30,50 

31,46 

33,15 

36,76 

38,65 

43,39 

45,03 

52.2 
49,5 

44.2 
37,52 
34,32 

5,80 

0 

90,6 

94,0 

99,2 

112,75 

121,04 

128.5 

132.5 

36.5 

34.5 
30,8 
24,97 
'22,09 

4,32 

0 

700 

697 

697 

665 

644 

745 

755 

МеСІ, ■ 6Н 2 0 + 2М§СІ 3 • СаСІ 2 • 12Н 2 0 
“ 2М§С1 2 ■ СаС1 2 • І2Н 2 0 
» 

2МеС1.. • СаСЦ • 12Н 2 0 + СаС1 а • 6Н 2 0 
СаС1 2 - 6Н 2 0 

» 


Авт. 


1 



Примечание. М. И. 


МеС1 2 — СаС1 2 —Н а О 

О. К. Янатьева, ЖПХ, 19, вып. 7, 713—715 (1946) 


(. °с 

вес. °/„ 

Жидкая фаза 

I Ж/1000 м Н 2 0 

) индексы 

Твердая фаза 

м е сі 2 

СаСІ, 

МеС1 2 

СаС1 2 

МеС1 2 

н 2 о 

— 45 

10,40 

17,10 

27,1 

38,3 

41,5 

1530 

М§С1 2 - 12Н..О + лёд 


7,50 

22,60 

20,3 

52,5 

27,9 

1375 

МйС1 2 -12Н 2 0 


6,50 

25,00 

17,9 

59,2 

23,3 

1295 

МйСІ, • 12Н 2 0 + СаС1 2 • 6Н..О 


1,90 

29,40 

5,2 

69,5 

7,1 

1340 

СаСЦ■6Н 2 0 


0 

31,80 

0 

75,7 

0 

1320 



0 

29,50 

0 

67,9 

0 

1470 

Лёд 


1,60 

27,60 

4,3 

63,3 

6,3 

1480 



6,00 

21,10 

15,6 

47,0 

24,9 

1600 


— 40 

14,40 

11,00 

36,5 

23,9 

60,4 

1655 

М§С1 2 • 12Н,0 лёд 


13,40 

13,40 

34,6 

29,7 

53,8 

1555 

М§С1 2 - І2Н 2 0 


8,80 

23,40 

24,5 

56,0 

30,5 

1240 

МйС1 2 .12Н 2 0 + СаС1 2 .6Н 2 0 


8,10 

24,00 

22,6 

55,4 

28,2 

1250 

СаСІ, • 6Н,0 


1,95 1 

30,00 

5,4 

71,6 

7,0 

1300 



0 

32,00 

0 

76,4 

о 

1310 



0 ! 

28,20 

0 

63,7 

0 

1570 

Лёд 


1,70 

26,40 

4,5 

59,6 

7,0 

1560 



6,70 

20,30 

17,4 

45,1 

27,8 

1600 



12,70 

12,70 

32,2 

27,6 

53,8 

1670 


— 35 

16,40 

8,00 

41,0 

17,2 

70,5 

1720 

М§С1., • 12Н 2 0 + лёд 


14,30 

14,30 

37,9 

32,5 

53,8 

1420 

М§С1 2 - 12Н 2 0 


11,60 

21,00 

32,6 

50,6 

39,2 

1200 

МцСІ, ■ І21ѢО +СаС1, • 0Н,<) 


8,10 

24,30 

22,7 

58,3 

28,0 

1235 

“ СаСІ.. - 614,0 ' 


2,00 

30,60 

5,6 

73,7 

7,1 

1260 



0 

132,40 

0 

77,8 

0 

1285 



0 

26,60 

0 

58,8 

0 

1700 

Лёд 


1,60 

25,00 

4,1 

55,3 

6,9 

1685 



6,40 

19,20 

16,3 

41,9 

28,0 

1720 



12,20 

12,20 

30,5 

26,2 

53,8 

1770 


— 30 

22,50 

0 

54,9 

0 

100 

1820 

масі 2 -і2п 2 о 


15,80 

15,80 

43,7 

37,5 

53,8 

1230 

МйСІ.,. 12Н„0 +СаС1., ■ ОН.,О 


15,20 

18.20 

43,2 

44,4 

49,3 

1140 

СаСІ, ■ бН.,0 


8,20 

24,60 

23,1 

59,4 

28,0 

1210 



2,00 

31,20 

5,7 

75,8 

6,9 

1230 



0 

33,40 

0 

81,4 

0 

1230 



0 

25,00 

0 

54,1 

0 

1850 

Лсд 


1,60 

23,60 

4,0 

51,2 

7,3 

1810 



6,00 

18,00 

14,9 

38,4 

28,0 

1870 



11,40 

11,40 

27,9 

24,0 

53,8 

1925 



20,40 

0 

48,5 

0 

100 

2060 


— 25 

24,30 

0 

60,7 

0 

100 

1645 

МйС1 2 . 12Н 2 0 


17,40 

16,30 

49,6‘ 

39,9 

55,4 

1120 

М ё СІ 2 • 12Н 2 0 + СаС1 2 • 6Н 2 0 


16,90 

16,90 

48,3 

41,4 

53,8 

1115 

СаС1 2 -6Н,0 


8,40 

25,00 

23,9 

60,9 

28,1 

1180 



2,10 

31,60 

6,0 

77,4 

7,2 

1200 



0 

33,60 

0 

82,1 

0 

1220 



0 

23,50 

0 

49,9 

0 

2005 

Лёд 


1,40 

21,80 

3,5 

46,1 

7,0 

2020 



5,60 

16,60 

13,6 

34,6 

28,2 

2075 

V 


Авт. 







Л 


444 


445 



М 8 ". Са" к СІ' 


М^СІ,— СаС1*-Н.О 


Продолжение 


Жидкая фаза 

ЛІ/1000 М Н а О | индексы 


М?С1 2 СаС 1 2 МкС1 2 СаС1 2 МгС1 2 н 2 о 


Твердая фаза 


— 25 10,60 10,60 25,5 21,8 53,8 2115 

18,80 0 43,8 0 100 2285 

— 20 26,60 0 68,6 0 100 1460 

2 00 32,20 5,7 79,4 6,7 1175 

8 40 25,40 24,0 62,3 27,8 1160 

1720 17,20 49,6 42,6 53,8 1085 

О’ 34 00 0 83,6 0 1200 

О 21,00 0 43,1 0 2320 

1 30 20,00 3,1 41,2 7,0 2250 

5’00 15,00 11,8 30,4 28,0 2370 

9 60 9,60 22,5 19,3 53,8 2395 

1680 0 38,2 0 100 2620 

—15 32 60 0 91,5 0 100 1090 

2421 Ю,78 70,5 26,9 72,4 1030 

1740 17,40 50.5 43,3 53,8 1065 

860 26,00 24,9 64,5 27,8 1120 

2 10 32,80 6,1 81,8 6,9 1140 

О’ 34,50 0 85,5 0 1170 

О 18,50 0 36,8 0 2715 

1 20 17,20 2,8 34,2 7,5 2700 

440 13,20 10,1 26,0 28.0 2770 

850 8,50 19,4 16,6 53,8 2780 

1460 0 32,3 0 100 3090 

-10 3360 0 95,7 0 100 1045 

25 40 10,40 74,8 26,3 74,0 990 

17 60 17,60 51,4 44,1 53,8 1050 

880 26,60 25,8 66,8 27,8 1080 

220 33,60 6,5 84,9 7,1 1095 

о' 35,50 0 89,3 0 1120 

11 60 0 24,8 О 100 4030 

7 00 7,00 15.4 13,2 53,8 3500 

3 60 10,80 8,0 20,5 28,0 3520 

ГОО 14,20 2,2 27,2 7,6 3400 

О’ 14,80 0 28,2 100 3545 

— 5 34 40 0 99,2 0 100 1010 

26,00 10,60 77,3 27,1 74,0 960 

17 80 17,80 52,3 44,9 53,8 1030 

9 10 27,20 27,0 69,3 28,1 1040 

2 20 34,40 6,6 88,1 6,9 1060 

О’ 36,20 0 92,1 0 1085 

О 8,40 0 14,9 0 6720 

0 70 8,20 1,5 14,6 9,0 6230 

220 6,40 4,5 11,4 28,1 6280 

460 4,60 9,6 8,2 53,8 5620 

740 0 15,1 0 100 6615 

О 3480 0 101,0 0 100 990 

2350 14,00 71,1 36,4 66,2 930 

18 50 18,50 55,6 47,7 53,8 970 

9*40 27,80 28,3 71,8 28,3 1000 

Ает. I 


Лёд 

МдС1 2 ”і2Н 2 0 
СаС1 2 • 6Н 2 () 


Лёд 


МцСІ, ■ 8Н 2 0 

МрОі, ■ 8Н 2 0 + СаС1 2 ■ 6Н..О 
“ СаСІ., •6Н,0 


Лёд 


МдС1„ • 8Н 2 0 

МрСЬ, ■ 8Н 2 0 + СаСІ., • 611,0 
“ СаС1 2 • 6Н 2 0 


Лёд 


месі 2 • бн 2 о 

МеС1 2 • 6Н 2 0 + СаСІ 2 • 6Н 2 0 
СаСІ, • 6Н 2 0 


Лёд 


МдС1 2 -6Н 2 0 

МгС1 2 • 6НоО СаС1 2 • 6Н 2 0 
СаС1 2 -6Н 2 0 


446 


Не", Са" ц сг 


М^СІа— СаС1 а —Н а О 


Продолжение 

Жидкая фаза 

I, о С вес. °; 0 ЛІ/1000 М Н 2 0 индексы. Твердая фаза 

МкСІа СаСІа 1%С1 2 I СаСІа М г С1 2 Н 2 0 


О 2,60 35,20 7,9 91,9 7,9 1000 

О 37,26 0 96,4 0 1035 

15 35,50 0 104,1 0 100 960 

20,30 20,30 64,6 55,5 53,8 835 

18,40 22,60 59,0 62,2 48,7 825 

10,60 31,00 34,3 86,2 28,5 830 

2,80 38,60 9,0 106,9 7,8 865 

О 41,20 0 113,7 0 880 

Ает. 


Примечание. М. П. В работе приводятся также политермические разрезы. 


М^сі,— СаС1 2 — Н 2 0 

\Ѵ. Л. ІЛ&ІіІіооі, С. Р. РгіШоп, Л. Ат. Сііеш. Зое., 68, 1001 (1946) 


Жидкая фаза 

вес. ЛІ/1000 М НаО I индексы Твердая фзза 

М^СІа СаСІ 2 М?С1 2 | СаС1 2 I М?С1 2 Н 2 0 


М^С!, ■ 611,0 


МдС1 2 -6Н 2 0 -I- 

4- 2МкС1 2 • СаС1 2 • 12Н 2 0 (ср. 2) 
2МдС1 2 .СаС1 2 .12Н 2 0 


2МдС1 2 • СаС1 2 • 12Н 2 0 + 
+ а СаС1 2 • 4Н 2 0 (ср. 2) 
а СаСІ, • 4Н..О 


Примечание. М. И. (±0,02°). х=3—6 суток. Анализ жидкой фазы: СІ' — титрованием 
раствором АрфІОз (с дихлорфлуоресцеииом), Са"—двойным осаждением в виде оксалата с после¬ 
дующим титрованием раствором КМпОі, Не" — обычно по разности. Анализ твердой фазы: М. О. 

и микр. 


35 36,28 0 107,7 0 100 929 

33,56 3,63 101,1 9,4 91,5 905 

29,07 9,81 90,0 26,05 77,55 862 

23,17 18,89 75,65 52,9 58,85 778 

20,28 23,15 67,8 66,4 -50,5 745 

18.19 26,68 62,4 78,55 44,25 709 

18,04 26,78 61,85 78,8 43,95 711 

17,95 26,98 61,65 79,5 43,7 708 

15,67 30,06 54,6 89,9 37,8 692 

12.19 35,15 43,8 108,35 28,8 657 

11,88 35,64 42,85 110,25 28,0 653 

9.49 39,25 35,0 124,3 21,95 628 

6,22 45,07 24,15 150,2 13,85 574 

6,20 45,03 24,05 149,85 13,85 575 

3.50 47,75 13,6 159,0 7,9 579 

2,10 49,09 8,15 163,25 4,75 583 

О 51,33 0 171,2 0 584 

Ает. 


СаС1 2 • 6Н 2 0 ’ 
МдС1 2 ” 6Н 2 0 

МрСІ, • 6Н 2 0 + СаСІ., • 6Н.,0 
“ “ СаСІ 2 .6Н 2 0“ 


Л 


447 






Ме", с «- 1 сг 


МгС1 3 —СаСІг-Н.О 


п«". Са- II 80 , 


Мк50,—СаЗО,—Н 2 0 


М^сі 2 —СаС1 2 —Н а О 


\Ѵ. Л. ІЛ^ЫІооІ, С. Р. Ргиііоп, Л. Ат. СЬет. Зое., 69, 2098 (1947) 





Жидкая фаза 




1 , °с 

вес. % 

Ж/1000 ж Н 2 0 

индексы 

Твердая фаза 


меСі 2 

СаС1 2 

М^СЬ, 

СаСЬ 

м е сі 2 

н 2 о 


75 

39,12 

0 

121,6 

0 

100 

822 

М§С1 2 • 6Н 2 0 


36,62 

3,84 

116,4 

10,47 

91,75 

788 

» 


34,07 

8,04 

111,3 

22,54 

83,16 

747 

„ 


33,90 

8,31 

111,0 

23,34 

82,63 

744 

МйСІа • 6Н 2 0 + 

+ 2М§С1 2 • СаС1 2 • 12И 2 0 (ср. 2) 


32,59 

9,97 

107,3 

28,17 

79,21 

738 

2М§С1, • СаС1 2 • 12Н г О 


32,39 

10,15 

106,6 

28,67 

78,81 

739 



30,59 

12,52 

101,7 

35,72 

74,01 

728 



29,65 

13,83 

99,24 

39,72 

71,42 

720 



25,55 

19,28 

87,61 

56,73 

60,70 

693 

м 


18,63 

29,15 

67,49 

90,61 

42,69 

633 



14,70 

34,97 

55,25 

112,8 

32,88 

595 

V 


8,74 

45,01 

35,75 

158,0 

18,45 

516 



5,28 

52,58 

23,70 

202,5 

10,48 

442 

2М8СІ2-СаС1 2 -12Н 2 0 + 

+ СаС1 2 -2Н 2 0(ср. 2) 


2,53 

55,76 

11,48 

217,0 

5,02 

438 

СаС1 2 • 2Н 2 0 


0 

Ав 

58,58 

т. 

0 

229,6 

0 

436 

и 


Примечание. М. И. (± 0,02°). т—несколько суток (равновесие устанавливалось и течение 
С—8 час.). Анализ тнердой фазы: М. О. и микр. 


МйС1 2 —СаС1 2 -Н 2 0 


О. О. Аззагззоп, Л. Аш. Сііет. Зое., 72, 1443 (1950) 





Жидкая фаза 




і, °С 

вес. 

01 
/0 

Ж/1000 ж Н 2 0 | 

индексы 

Твердая фаза 


МеС1 2 

СаСІ, 

м е сі 3 1 

СаС1 2 

МеСІ, 

н 2 о 


40 

4,5 

48,9 

18 3 

170,3 

9,7 

530 

2М*тС1 2 ■ СаСІ., 12Н..0 + «СаСІ, • 4Н..О 

42,3 

3,4 

52,2 

14,5 

190,8 

7,1 

487 

2МёС1 2 -СаС1 2 . 121ПО + 

+ «СаСІ, • 4Н 2 0 + СаСІ., • 2Н 2 0 

50 

24,6 

18,1 

81,2 

51,3 

61,3 

755 

М^СР • 6Н 2 0 + 2МйС1, • СаСІ, • 12Н,0 


3,9 

52,3 

16,8 

193,8 

8,0 

475 

2М§С1 2 • СаС1 2 • 12Н 2 0 + СаС1 2 • 2Н 2 0 

60 

28,2 

14,0 

92,3 

39,3 

70,1 

760 

МйС1 2 • 6Н,0 + 2М К С1, • СаС1 2 • 12Н,0 

1 

4,3 

52,4 

18,8 

196,4 

8,7 

465 

2М§С1, • СаС1 2 : 12Н,0 + СаСІ, . 2Н,0 

80 

34,5 

7,8 

113,1 

21,9 

83,8 

741 

М§С1 2 • 6Н,0 + 2М§С1, • СаС1 2 • 12Н,0 


5,4 

52,6 

24,3 

203,2 

10,7 

440 

2М§С1 а • СаСІ 2 • 12Н 2 0 + СаС1 2 - 2Н а О 

90 

5,9 

52,5 

26,8 

204,8 

11,6 

432 

М 0 

93,5 

6,3 

52,4 

28,9 

205,9 

12,3 

426 

2М§С1 2 • СаС1 2 • 12Н 2 0 + 

+ М§СІ, • 2СаСІ 2 • 6Н 2 0 + СаСІ 2 • 2Н 2 0 
М§С1 2 • 6Н,0 + 2МкС1, • СаС1 2 • 12Н,0 

95 

37,9 

5,1 

125,8 

14,5 

89,7 

713 

ПО 

42,8 

0 

141,6 

0 

100 

706 

месі 2 • бн 2 о 


41,4 

Ас 

2,0 

т. 

138,4 

5,7 

96,0 

694 

М§С1 2 • 6Н 2 0 + 2М§С! 2 • СаС1 2 • 12Н 2 0 


448 


Продолжение 


1 , °с 

вес. % 

Жидкая фаза 

Ж/1000 ж Н 2 0 

| индексы 

Твердая фаза 

М 8 С1, 

СаСіг 

м е сі 2 

СаС1 2 

[ м е сі 2 

Н 2 0 

ПО 

30,8 

13,6 

104,8 

39,7 

72,5 

692 

2М§С! 2 • СаС1 2 ■ 12Н 2 0 


28,0 

18,2 

98,5 

54,9 

64,2 

652 



21,2 

26,9 

77,3 

84,1 

47,9 

620 



14,0 

40,0 

57,6 

141,1 

29,0 

503 



100 

47,8 

44,8 

183,9 

19,6 

437 



9,5 

49,0 

43,3 

191,7 

18,4 

426 

2М§С1, • СаС1 2 • 12Н„0 + 








+ М§С1 а • 2СаС1 2 • 6Н 2 0 


8,0 

51,0 

36,9 

201,9 

15,5 

419 

М§С1 2 • 2СаСІ 2 • 6Н 2 0 


6,2 

53,5 

29,1 

215,5 

11,9 

409 



4,7 

55,7 

22,5 

| 228,3 

8,9 

399 

М§С1„ • 2СаСЦ • 6Н 2 0 + СаСІ 2 • 2Н..0 


4,0 1 

56,8 

19,3 

235,2 

7,6 

393 

СаСІ 2 • 2Н 2 0 


0 

62,3 

0 

268,2 

0 

373 


115 

11,5 

47,0 

52,4 

183,8 

22,2 

423 

2М§С1 2 • СаС1 2 • 12Н г О + 








+ М^СІ, • 2СаС1, • 6Н 9 0 


4,0 

58,2 

20,0 

249,9 

7,4 

371 

М§С1.> • 2СаС1 2 • 6Н 2 0 + СаСВ • 2Н..0 


Авт. 






Приме 

ч а н и е 

. м. и. 

(± 0,1°). 

•с=2—а 

і суток. Анализ твердой фазы: М. О. н микр. 


М 8 \ Са" || 80" 
М#8Ѳ 4 -Са80 4 — Н 2 0 

Р. Сатегоп, Л. Веіі, Л. Рііуз. Сііет., 10, 212 (1906) 




Жидкая фаза 



Г, °с 

вес. °/ 0 | 

I . 1 

1 /- Г) 

Твердая фаза 


| М&50, 

| ОаЗО, 

1 МігЯО. 

СаЯО, ] 

« зг , 


25 

27,26 

0,038 

355,0 

0,501 

1 

1,3023 

Мй|8о 2 • 7Н,С 4- Са30 4 ■ 2Н.р 


25,67 

0,050 

330,6 

0,647 

1,2877 

Са80 4 ■ 2Н..0 


23,61 

0,068 

298,0 

0,860 

1,2624 



21,45 

0,086 

265,6 

1,070 

1,2382 



19,20 

0,104 

232,1 

1,254 

1,2095 

1 


16,83 

0,120 

198,8 

1,422 

1,1813 



14,84 

0,128 

171,2 

1,474 

1,1537 



14,44 

0,135 

165,7 

1,549 

1,1479 



13,16 

0,140 

149,67 

1,597 

1,1377 



11,46 

0,145 

128,28 

1,627 

1,1190 



7,91 

0,149 

85,67 

1,617 

1,0833 



6,03 

0,151 

64,14 

1,608 

1,0626 



4,10 

0,150 

42,68 

1,558 

1,0419 



2,09 

0,145 

21,36 

1,478 

1,0226 



1,05 

0,145 

10,64 

1,471 

1,0118 



0,63 

0,149 

6,39 

1,507 

1,0090 



0,318 

0,161 

3,20 

1,620 

1,0055 



0 

0,204 

0 

2,046 

1,0032 

» 





Авт. 




Примечание. М. И. (± 0,1°). х=4—5 недель. 


29 Зак. 331. 449 


Л 





ма". Са-ЦЗО, 


Мв 80 4 —Са30 4 —Н 2 0 


Са" И Сі', 50/ 


СаС1 2 —Са50 4 —Н 2 0 


М 8 80 4 -Са80 4 -Н 2 0 


ОіеІгісЬ, Кашіпег, НапйЬисЬ йег Ва1пео1о§іе, т. 1, стр. 205, 1916 


и і 1 

Жидкая фаза 1 


(. °с 

вес. 

0/ 

/Г) 

г/л | 

М/л I 

(вЫЧ.) 

Твердая фаза 


М 8 50, 

Са50 4 

М 8 50 4 

Са50. | 

М 8 50. 1 

Са50 4 

.. 

25 

23,57 

13,15 

6,06 

1,05 

0 

0,10 

0,10 

0,10 

0,10 

0,21 

297,9 

149,6 

64,2 

10,6 

0 

1,27 

1,14 

1,06 

1,01 

2,08 

2,475 

1,243 

0,533 

0,0884 

0 

0,0093 

0,0084 

0,0078 

0,0074 

0,0153 

1,264 

1,138 

1,059 

1,008 

0,998 

Са30 4 (2Н.,0) 






| Авт. 




Примечание. Опытные данные принадлежат Е. Піпіг’у и I.. ОгипПиГу. Методика не 


описана. 

М^80 4 —Са80 4 — Н 2 Ѳ 


\Ѵ. Нагкіпз, И. Раіпе, 1 Аш. СЬеш. 8ос., 41, 1160 (1919) 


— 


Жидкая фаза 




і, ч: 

вес. 

% 

г/100 г 

н„о 

,г’ 

Твердая фаза 


М 8 80 4 I 

Са30 4 

М?80 4 

Са50 4 

“4 


25 

1,2214 

0,6266 

0,3300 

0,1337 

0 

0,1834 

0,1217 

0,0603 

0 

0,1569 

0,1547 

0,1639 

0,1783 

0,2062 

0,1777 

0,1848 

0,1956 

0,2085 

1,2383 

0,6315 

0,3316 

0,1341 

0 

0,1840 

0,1219 

0,0604 

0 

0,1591 

0,1559 

0,1647 

0,1789 

0,2066 

0,1783 

0,1854 

0,1962 

0,2090 

і 

1.0099 
1,0044 
1,0018 
1,0004 
0,9990 

1,0007 
1,0001 

0 9996 
0,9991 

Селенит 

Сі8<) 4 ”- 211,0 




1 Авт. 



Примечание. М. И. Селенит — волокнистый , ипс. 


М$»80 4 —Са80 4 — Н 2 Ѳ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 



Жидкая фага | 


1 , °С 

вес. 

0 / 1 
/0 

Л1/1000 М Н 2 0 1 

Твердая фаза 


М е 80 4 | 

Са80 4 1 

М ? 50, | 

Са30 4 1 




А. Оеі^ег, Іпаи§. Иіззегі., Вегііп, стр. 27, 1904 

83 

40,17 


100,5 | 

(?) 

М§80 4 • Н 2 0 + Са80 4 


1 


Авт. 




Ѵап’і Ной, 2. апог^. СЬеш., 47, 259 (1905) 

25 

26,80 

26,80 

0 

0 

0,27 

54,8 

54,8 

0 

0 

(?) 

0,35 

М§80 4 • 7Н,0 

Ме80 4 • 7Н,0 + Са80 4 • 2Н 2 0 
Са30 4 ■ 2Н а О 




Авт. 



М%\ Са" || СО" 

М&СОз— СаСѲ 3 —Н 2 0 


О. Ваг, СепІгаІЫ. Міпегаі., А, стр. 53 (1932) 



Жидкая фаза 



и °с 

вес. »/„ 

1 г/л Н 2 0 

Бремя 

Твердая фаза 


М 8 С0 3 

I СаСОз 

| м ? со 3 

| СаС0 3 



17 

0,0150 

0,0095 

0,0009 

0 

0 

0,0095 

0,0634 

0,100 

0,1505 

0,0948 

0,0093 

0 

0 

0,0953 

0,6339 

1,00 

1320 

1200 

720 

60 

М§С0 3 (магнезит) 

Мй'СО.)-(-МдСОо-СаСОч (доломит) 
М§С0 3 • СаСОз + СаСО, { 
СаС0 3 (кальцит) 




Авт. 




Примечание. М. И. Растворимости тех же солеи в присутствии СО., см. в системе 
С0 2 —Ма;СО,—СаСО.. 


Мя", Са" || ОН' 

Мй(ОН) 2 — Са(0Н) 2 -Н 2 0 


Вигу, Оаѵіез, Л. Сііегп. Зое., стр. 701 (1933) 


г, °<: 

і 

Жидкая фаза 

! Твердая фаза 

вес. “/„ 

мол. ‘/ и 
СаО 

формулы 

[ М»0 | СаО или 

Са(ОН), 

25 

0 0,117 

(?) I 0,115 

Авт. і 

0,155 

0,152 

і 

100 

3,7—77 

Са(ОН) 2 

Са(ОН) 2 (ср. 5) 

V. 


Примечание. М. И, 

Са' ЦСТ, 80" 


СаС1 2 —Са80 4 —Н 2 0 


О. Ьші§е, А. Зіеіпег, Л. Зое. СЬет. Іікі., Мапсііезіег, 4 , 32 (1885) 


і, °С 

| Жидкая фаза 

Твердая фаза 

| вес. % | 

г/л 

1 

■ а 

(ВЫЧ.) 

СаСІ, 

СаЗ О 4 

СаСЬ 

в воде 

Са30 4 

СаСІ 2 

25,0 

16,Р8 

0,061 

16,91 

0,702 

193,4 

1,146 

(Са80 4 • 2Н 2 0) 


15,88 

0,065 

15,90 

0,734 

180,5 

1,137 



10,34 

0,082 

10,36 

0,886 

112,3 

1,086 


24,0 

6,93 

0,091 

6,94 

0,963 

73,2 

1,056 

у 

23,0 

3,49 

0,119 

3,54 

1,225 

35,9 

1,028 

у 

103,5 

16,89 

0,118 

16,91 

1,301 

186,8 

1,107 

1 

102,5 

10,34 

0,136 

10,36 

1,426 

108,3 

1,048 

(?) 

101,0 

3,49 

0,139 

3,54 

1,370 

34,5 

0,989 

1 




Авт. 





Примечание. При обыкновенной температуре х—3 недели (при трёхкратном перемеши¬ 
вании в день); при температуре кипеииа х=0,5—1 час. Применялся свежеосаждённый сульфат каль¬ 
ция (температура ие указана). 
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Са" Ц СГ, 80 4 " СаС1 2 —СаЗО,—Н,0 

СаС1 2 — Са30 4 — Н 2 Ѳ 


\У. ТіЫеп, \Ѵ. ЗЬепзіопе, Ргос. Коу. Зое. Ьопсіоп, 38, 333 и 336 (1885) 


1 , °с 

1 Жидкая фаза 

1 

Твердая фаза 

вес. % 

г/100 г Н 2 0 

ж/юоо м н г о ! 

индексы 

СаСІ* 

СаЗОі 

СаСІ 2 

Са30 4 

СаСЬ 

Са80 4 

СаСІ г 

н а о 

15 

13,04 

0,055 

15,00 

0,063 

1 

24,35! 

0,083 

99,65 

! 

4095 ' 

(Са30 4 • 2Н а О) 

20 

33,77 

0 

51,00 

о 

82,78 

0 

100 

1208 



16,52 

0,034 

19,80 

0,041 

32,14 

0,054 

99,85 

3105 



12,57 

0,055 

14,39 

0,063 

23,36 

0,083 

99,65 

4265 


! 

10,31 

0,070 

11,50 

0,078 

18,67 

0,103 

99,45 

5325 



0 

0,224 

0 

0,225 

о 

0,298 

0 

335500 


21 

12,81 

0,075 

14,70 

0,086 

23,86 

0,114 

99,5 

4170 


39 

13,03 

0,079 

15,00 

0,091 

24,35 

0,120 

99,5 

4085 

)} 

72 

12,96 

0,087 

14.90 

0,100 

24,19 

0,132 

99,45 

4110 


94 

13,15 

0,095 

15,16 

0,110 

24,61 

0,146 

99,4 

4040 

V 

138 

12,81 

0,062 

14,70 

0,071 

23,86 

0,094 

99,6 

4175 

(Са8С 4 ) 

170 

12,90 

0,027 

14,82 

0,031 

24,06 

0,041 

99,85 

4150 


195 

12,81 

0,019 

14,70 | 

0,022 | 

23,86 

0,029 

99,9 

4185 | 

” 


і 

1 

1 

Авт. 



1 




П р и меча п н е. М. И. т:г=»4—5 час. Анализ твердой фазы не производился. 


СаС1 2 —Са8Ѳ 4 —Н 2 0 


1\ Оатеюіі, А. Зекіеіі, .1. РНуз. Сііет., 5, 648 (1901) 




Жидкая фаза 




Вес 

0 / 

ІО 

г/л 

М/л 

іі 

Твердая фаза 

СаСІ, 

СаЗО, 

СаСІ. 

СаЗО, 

СаСІ. 

(!а5о 4 

(выч.) 


29,06 

0,0025 

367,85 

0,032 

3,3405 

0,00024 

1,268 

Са!Ю4 * ‘^Н а О 

23,22 

0,0168 

280,30 

0,203 

2,5454 

0,00150 

1,207 


16,86 

0,0407 

192,71 

0,465 

1,7500 

0,00344 

1,143 

„ 

9,03 

0,0783 

97,02 

0,841 

0,8811 

0,00622 

1,074 

„ 

4,95 

0,0977 

51,53 

1,016 

0,4679 

0,00752 

1,040 


3,13 

0,1055 

32,05 

1,080 

0,2910 

0,00799 

1,024 

„ 

2,53 

0,1075 

25,77 

1,096 

0,2340 

0,00811 

1,020 

„ 

1,19 

0,1172 

11,96 

1,181 

0,1086 

0,00874 

1,008 

„ 

0,75 

0,1239 

7,49 

1,244 

0,0680 

0,00921 

1,004 


0 

0,2060 

0 

2,056 

0 

0,01521 

0,998 

» 



Авт. 




Примечание. М. И. х=1 —6 недель (с периодическим перемешиванием). 


Са' И СГ. 50," ___ СаС? 2 —С аЗО,—Н,0 

СаС1 2 —СаЗѲ 4 —Н 2 Ѳ 


Н. А. Орлов, ЖРФХО, ч. хим., 34, 951 (1902) 



Жидкая фаза 



Жидкая фаза 


(, °с 

вес 

7» 

Твердая фаза 

1 . °с 

вес. % 

Твердая фаза 


СаСІ* 

Са30 4 



СаСІ* 

Са30 4 

(16—22) 

40 

0,0128 

(Са80 4 • 2Н г О) 

(16-22) 

3 

0,1057 

(Са30 4 • 2Н 2 0) 


35 

0,0151 



2 

0,1125 



30 

0,0186 



1 

0,1130 



25 

0,0395 

, 

0,9 

0,1189 



20 

0,0555 

„ 

0,8 

0,1208 



15 

0,0761 


0,7 

0,1324 



К) 

0,0851 


0,5 

0,1404 



5 

0,1036 


0,1 

0,1856 



4 

0,1042 






Лет. 


Авт. 



Примечай и е. Методика не «нисана. Температѵра не указана. Анализ твердой фазы нс 
производился. 


СаСІ 2 —Са30 4 —Н 2 Ѳ 


А. М. Кузнецов, ЖПХ, 19, вып. 12, 1335 (1946) 


1. °С 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. % 


2 


СаС1 2 

Са30 4 

СаСІ,. 

СаЗО, 

н*о 

20 

25,00 

0,017 

25,0 

0,017 

75,0 

(Са30 4 ) 


20,00 

0,029 

20,0 

0,029 

80,0 



14,99 

0,047 

15,0 

0,047 

85,0 



9,99 

0,069 

10,0 

0,069 

90,0 



5,00 

0,099 

5,0 

0,099 

95,0 



0 

0,208 

0 

0,208 

100 






Авт. 




Примечание. М. И. т = 10 суток (перемешивание не оговорено). Применялся ангидрит. 
Анализ твердой фазы не производился. 

СаС1 2 —Са8Ѳ 4 —Н 2 0 


В. Н. Свешникова, Изв. СФХА АН СССР, 17 , 347 и 349 (1949); Изв. ОХИ 
АН СССР, № 1, 46 (1952) 



Жидкая фаза 



Жидкая фаза 


1, °С 

вес. % 

Твердая фаза 

1. °С 

вес. % 

Твердая фаза 


СаС1 3 | 

Са30 4 



СаСІ, 

Са30 4 

25 

38,91 

33,87 

27,53 

26,51 

0,008 

0,011 

0,021 

0,018 

Са30 4 •2Н г О 

и 

и 

» 

25 

55 

20,30 

2,99 

56,94 

0,031 

0,112 

0,031 

Са30 4 •2Н 2 0 

СаС1 2 • 2Н г О + 
аСа30 4 • О^бНзО 


Авт. 



Авт. 





452 


453 








Са" || СГ, 80," 



СаСІ,— СаЗО,—Н*0 




Продолжение 

Жидкая фаза 


Жидкая фаза 


(, °С нес. % 

Твердая фаза 

(, °С вес. "/„ 

Твердая фаза 

СаСІ* СаЗО, 


СаСІ, СаЗО, 


55 51,30 0,01 

«Са50 4 • 0,5Н 2 О 

55 31,91 0,016 

Са30 4 • 2Н 2 0 

50,45 0,041 

и 

27,08 0,021 

н 

47,77 0,092 

» 

23,00 0,03 


(47,50) (0,11) 

«Са30 4 • 0,5Н 2 О + 

13,55 0,075 

1 

+ Са30 4 -2Н.,0 

9,08 0,097 


42,50 0,061 

Са30 4 ■ 2Н„б 

8,23 0,102 


Авт. 


Авт. 



II р п м е ч а и и с. М. И. т=:18 суток (с постоянным перемешиванием) при 25' ? (в некоторых 
случаях т = 2 месяца с периодическим перемешиванием). Применялись искусственно приготовлен¬ 
ные (мелко истертые) кристаллы гипса. Анализ жидкой фазы: Са" —осаждением в виде СаС.,0 4 с по¬ 
следующим титрованием раствором КМп0 4> СІ 7 — весовым методом и титрованием (по Мору), 80^ — 
с помощью ВаСЬ, и (при избытке СаСІ.) пикриновой кислоты. Анализ твердой фазы: М. О. и микр. 
Возможно существование пола аСа8О 4 >0.5Н. і О и при 25°. 

Все данные при 55° представляют только метастабильные растворимости солей. 

СаСІ.,— Са80 4 —Н.,0 

В. И. Свешников;!, ДАН СССР, 79, № 3, 448 (1951); Изв. ОХН АН СССР, 
№ 1, 46 (1952) 


А ®С вес, 

- - 

Жидкая фаза 

Ж/1000 М Н,0 

индексы 

Твердая фаза 

СаС1 3 

СаЗО, 

СаСІ* ] СаЗО, 

Сасі 3 | 

Н.,0 

. - 

55 57,5 

0,01 

219,7 0,031 

99,99 

455 

СаСІ, • 2Н 2 0 + Са30 4 (стаб.) 

27,0 

0,013 

60,0 0,024 

99,96 

1665 

Са30 4 (стаб.) 

8,42 

0,075 

14,94 0,108 

99,28 

6645 

! „ » 

; Авт. \ 

і 



! 


II р и и е ч а м и с. М. И. х = 8—26 суток. Анализ тверд оі! фазы: микр. 


СаС1 2 —Са30 4 — Н 2 Ѳ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

| Жидкая фаза 

I. °С ' вес. “/г г і л | уИ/ІООО М 1!.,() I индексы I ^ Твердая фаза 

I СаСІ* | СаЗО, Са50 ‘ | СаСІ* / СаЗО, | СаСІ* | Н*0 , (выч -) 

Р. Меске, 2сшепі, 24, № 48, 764 (1935) [М. И.] 

18 4 0,103 1,03 — — — — 1,004 СаЗО, • 2Н.0 

2 0,111 1,11 — — — — 1,002 

1 0,122 1,22 — — — — 1,002 

0 0,203 2,03 _____ 

Авт. Авт. \ 

В. Королев, Труды Солян. лабор. АН СССР, вып. 15, 28—29 (1937) 

[М. И., т = 3—7 суток] 

—5 36,57 0,0150 — 93,5 0,0312 99,97 1070 _ СаС1 2 -6Н 2 0 + 

-[-СаЗО* • 2Н 2 0 

9,08 0,075 — 16,2 0,109 99,33 7450 — Са30 4 • 2Н а О + лёд 

Авт. Авт. 
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\ 

0а” и 50,", СО.,» • СаЗО,—СаСО*—Н*0 

Са‘||СТ, СО" 

СаС1 2 — СаСѲ 3 —Н 2 Ѳ 

Р. ОоіИе, СЬегп. 21§., 39, № 48, 307 (1915) 

I Жидкая фаза I 


(, “С 

вес. 

7» 

г/1000 г 

н*о 

Твердая фаза 


СаСІ* 

СаСО,, 

СаСі*'6Н*0 

СаО 


(<>) 

0,139 

0,0015 

2,75 

0,0084 

(СаСОз' 


0,056 

0,0015 

1,1 

0,0084 

» 


0,028 

0,0016 

0,55 

0,0090 



0 

0,0031 

0 

0,0174 



Примечание. Сосуд с раствором и солью быстро охлаждался в ледяной ванне» после чего 
стоял (вероятно без перемешивания) до следующего дня. Повидимому, автор получал раствори¬ 
мость основного, а нс нейтральною карбоната. 


Се" 1180", СО" 

Са8Ѳ 4 —СаС0 3 —Н 2 0 

I. Сіагк, Е. Нипіег, Л. Сііеш. Зое., стр. 386 (1935) 

I Жидкая фаза 


/, »С 

вес. 

7» 


г/1000 г Н*0 


Твердая фаза 


Са30 4 

СаСО* 

Са" 

Зо" 

4 

со" 

_ _ 

159 

0,0180 

0,0015 

0,059 

0,129 

0,009 

Са50 4 + СаС0 3 (ср. 4) 

178 

0,0109 

0,0022 

0,041 

0,076 

0,013 

Сд30 4 + СаСО :і (ср. 2) 

195 

0,0071 

0,0018 

0,028 

0,048 

0,011 

„ 

206 

0,0051 

0,0018 

0,022 

0,036 

0,011 

» 

225 

0,0031 

0,0015 

— 

0,022 

0,009 

» п * 

241 

0,0021 

0,0013 

— 

0,015 

0,008 


252 

0,0017 

0,0013 

— 

0,012 

0,008 

Са80 4 + СаС0 3 (ср. 3) 





Авт. 




Примечание. М. И. (± 1,5°). т = 24 часа (с перемешиванием)- Вода не содержала СО*. Ана¬ 
лиз жидкой фазы: Са" — в виде оксалата, 50"-в виде Ва30 4 , СО" - титрованием с метилоран- 

жевым с точностью ± 10 э /„ для Са" и ± 20У о для СО^. 


і 
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Са", Ва" Ц С1' 


СаС1 2 —ВаСЬ—Н 2 0 


Ва ‘ || Вг', ]' 


ВаВг,—ВаХ,—Н 3 0 


Са80 4 — СаС0 3 — Н 2 0 


Н. М. Страхов, А. Н. Зарубицкая, Труды Института геологических наук 
АН СССР, вып. 124, геолог, сер. (№ 45), 20 (1951) 



Жидкая фаза 


(, *с 

вес. »/„ 

мг-экв/л 


Твердая фаза 





ри 



Са30 4 

СаСО з 

СаСО., 



18— И) 

0,200 

0,0048 

0,96 (?) 

7,5 

СиСОц 


0,175 

0,0038 

0,76 

7,4 



0,150 

0,0038 

0,76 

7,5 

,, 


0,125 

0,0045 

0.89 

7,4 

я 


0,100 

0,0054 

1,08 

7,5 

и 


0.075 

0,0048 

0,96 

7,4 

,, 


0,050 

0,0058 

1,15 

7,5 

„ 

30 

0,200 

0,0035 

0,69 

7,8 



0,175 

0,0034 

0,67 

7,8 



0,150 

0,0035 

0,69 

7,8 



0,125 

0,0038 

0,75 

7,8 



0,100 

0,0036 

0,72 

7,8 



0,075 

0,0039 

0,77 

7,9 



0,050 

0,0044 

0,88 

7,9 

» 


Авт. 


Авт. 



Примечание. М. И. т =* 28—29 суток (при ежедневном трехкратном перемешивании рас¬ 
творов). Применялся тонко измельченный синтетический СаС0 3 . Содержание СаС0 8 в растворе 
определялось титрованием 0,01 н, раствором НС1. 


Са", Ва" |]С1' 

СаС1 2 — ВаС1 2 —Н 2 0 


И. Башилов, Я. Вильнянский, 2. ап§. Сйет., 41, 57 (1928) 


(. °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес 

% 

г/л 


СаСЬ 

ВаСЬ 

СаСі, 

ВаСЬ 

0 

25,14 

1,15 

310,5 

14,2 

1,2349 

(ВаС1 2 • 2Н г О) 


19,60 

3,09 

237,1 

37,4 

1,2100 

я 


13,35 

7,97 

159 2 

95,1 

1,1926 



11,39 

9,63 

136,3 

115,3 

1,1968 



7,02 

15,12 

85,3 

183,6 

1,2145 


25 

22,37 

3,64 

274,0 

44,6 

1,2248 



18,39 

6,27 

223,2 

76,1 

1,2136 



13,02 

11,09 

159,5 

135,9 

1,2250 

» 





- , - 







Авт. 




Примечание. Методика ие описана. Состав твердой фазы не указан. 
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СаС1 2 —ВаС1 2 —Н 2 0 


Е. Н. Варасова, К. П. Мищенко, О. И. Фрост, ЖОХ, 7, вып. 8, 1285 и 1288 (1937) 


1 , °с 

Жидка 

вес. % 

я фаза 

1 ж/юоо м н 2 о 

с р 

Твердая фаза 

СаСЬ 

I ВаСЬ 

1 СаС1 2 

I ВаСЬ 

25 

45,07 

01 

1 1 

133,20 

0 

0,5612 

СаС1 2 • 6Н 2 0 


31,00 

0,30 

73,24 

0,38 

0,6432 

ВаСІ 2 • 2Н г О 


26,53 

0,64 

59,13 

0,76 

0,6608 



25,25 

0,92 

55,46 

1,08 

0,6699 



19,37 

3,65 

40,81 

4,10 

0,6927 



13,75 

8,92 

28,84 

9,97 

__ 



9,84 

13,35 

20,77 

15,02 

0,7038 



5,60 

18,81 

12,01 

21,50 

0,7118 



0 

26,95 

0 

31,81 

0,7189 



Авт. 



Примечание. М. И. т = 6—12 час. Анализ жидкой фазы: СП - по Фольгарду. Ва" и 
Са ' — по Фрезениусу, с —удельная теплоемкость. Авторы приводят также упругости паров насы¬ 
щенных растворов (при других составах). 


Ва" || Р', С1' 


ВаР 2 —ВаС1 2 —Н 2 0 


А. 

N. и А. Л. 

СатрЬеІІ, Тгапз. Рагаб. 5ос„ 35, 242 и 245 (1939) 


Жидкая фаза 


и “с 

| вес. о' 0 

Твердая фаза 


ВаР 2 

| ВаСЬ 


25 

! 

0,191 

0,0905 

0,051 

0,0051 

0 

0,995 

1,07 

1,07 

1,07— 2,78 
2,78—27,0 
27,0 

ВаР 2 

ВаР 2 + ВаР 2 -ВаС1 2 

Тв. раствор ВаР 2 и ВаР 2 -ВаС1 2 

Тв. раствор ВаР 2 -ВаС1 2 и ВаС1 2 

Тв. раствор ВаР 2 -ВаС1 2 и ВаС1 2 + ВаС1 2 • 2Н 2 0 


Авт. 1 



Примечание. М. И. таг 16 час. Анализ жидкой фазы: Ва**—титрованием раствором бнхро- 
мата, СК —титрованием раствором А^0 3 . Анализ твердой фазы: М. О. 


Ва" || Вг', У 

ВаВг 2 —ВаЛ 2 —Н 2 0 


\У. Негг, Апп. сЫт. рЬуз. (7), 3, 287 (1894) 


! 

и °с 

ВаВг 2 

Жидкая фаза 
вес. »/„ 

| Ва.Ь 

Твердая фаза 

—іб 

4,85 


58,5 

ВаВг 2 + ВаЛ 2 (ср. 2) 

60 

5,5 


66,0 

ВаВг 2 —(- ВаЛ 2 

135 

9,15 


67,15 

ВаВг 2 + ВаЛ 2 (ср. 2) 

170 

11,0 


67,4 

ВаВг 2 -)- ВаЛо 

210 

14,9 


67,7 

* я 



Авт . | 



Примечание, ^Методика не описан а. 
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л 









Н - 11 ВО"' в ын 3 - Н 2 0 


В 2 0.г-(ЫН 4 ) 2 0— Н 2 0 


ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЕ СИСТЕМЫ В СМЕШАННОМ 
РАСТВОРИТЕЛЕ І*Ш 8 —Н 2 0 

Н'ЦВОз' в *Ш 8 —Н а О 


Н 3 В0 3 —Т-Ш^Н—н 3 о 


и. Согпсс, Аіш. сіііш. рііув. (8), 30, 132(1913) 


Жидкая фаза 


і. °Г. 


—0,580 
—0,471 
—0,402 
-0,416 
—0,460 
—0,483 
- 0,501 
—0,524 
—0,548 
—0,570 


вес. "/о I ?' л 


а,в о., 

N11.011 

и,во/ 

МІ 4 ОН 

н : , 

Ю, 

N Н 

011 1 

1,84 

0 

18,55 

0 

0,3 



і 

0 

1,66 

0,104 

16,69 

1,05 

0,3 

0,9 

0,3 

0,10 

1,42 

0,262 

14,22 

2,63 

0,3 

0,75 

0,3 

0,25 

1,23 

0,385 

12,37 

3,86 

0,3 

0,65 

0,3 

0,35 

1,05 

0,48!) 

10,51 

4,91 

0,3 

0,55 

0,3 

0,45 

0,926 

0,525 

9,28 

5,26 

0,3 

0,50 

0,3 

0,50 

0,864 

0,595 

8,66 

5,96 

0,3 

0,45 

0,3 

0,55 

0,680 

0,700 

6,80 

7,01 

0,3 

0,35 

0,3 

0,65 

0,371 

0,841 

3,71 

8,41 

6,3 

■ 0,20 

0,3 

• 0,80 

0 

1,05 

0 

10,51 


0 

0,3 







Лет. 



(І 

(выч.) 


1,006 
1,005 
1,004 
1,003 
1,003 
1,002 
1,002 
1,001 
1,000 
0,998 


П |) и «і с ч а п и е. Метод — крносконичсский, 


Твердая 

фаза 


Лёд 


а 


в 2 о 3 -(т4Н 4 )..о-н..о 


II. ЗЬогді, АШ геаіс ассасі. Ілпсеі (5), 22, 1, 91 (1913) 


л °с 

Жидкая фаза 1 

Твердая фаза 

1 , °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

і 

вес. 

°і 0 

вес. 

у, о 

В 2 0 3 

(Ж4,) 2 0 

В 2 0 3 

(КН 4 )_,0 

30 

4,8064 

0,2345 

Н 3 ВО :і 

30 

12,59 

3,125 

(М1 4 ) 2 0'5В 2 0 3 *8Н,0-|- 


7 202 

0,702 





-і-(ЫН 4 )аО*2В 2 0.,-4Н. 2 0 


7І62 

0,781 

н 3 во 3 + (ын 4 ). 2 о- 


6,351 

3,4346 

(ЫН 4 ).р ■ 2В.,0 3 ■ 4Н а 1 




• 5Н.,0 3 • 8Н>0 


4,481 

6.510 



7,526 

0,988 

(МН 4 ).,(У- 5В 2 0 3 • 8Н 2 0 


3,366 

10,45 



7,758 

1,075 



2,093 

17,367 

И 


7,6625 

1,0825 

ц 


2,019 

18,055 

» 


9,1345 

1,7064 

п 


1,976 

19,233 

я 


9,275 

1,7585 

п ' 


1,508 

24,80 

іі 


10,022 

2,022 

, 1 


1,432 

25,29 

.) 


10,709 

2,2465 

1 


1,2174 

30,56 

» 


11,30 

2,448 



0,908 

34,225 

іі 


11,858 

2,665 



0,805 

43,846 

II 


12,315 

2,89 

„ 


0,845 

45,34 

» 


12,79 

2,945 


1 


. 



1 Авт. 


ІІ 

| Лет . 



Примечай п е. 
работе, исправлена на 
(1916 г.). 


М. И. Формула дибората 12(ЫИ 4 ) 2 0-4В. 2 0 ;Г 5Н 2 0|, принятая в настоящей 
<ІчЧІ 4 ). 4 0 в соответствии с балде,, поздними указаниями автора 
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Примечание. М. И. Анализ твердой фазы: 







Н- II ВО/" в Ша—Н,0 


В,0 а —(Ш4,)*0—Н а 0 


И' К В0 а '" в ЫНа—Н 2 0 


В а 0 3 —ШН,) а О—Н.О 


ВаОз—(NN 4 ) 20 —Н 2 0 


II. 8Ьог§і, Р. Месассі, АШ геаіе ассаб. Ьіпсеі (5), 25, I. 387—388(1916) 


(, °с 


3 <> 


Жидкая фаза 



вес 

• »,'о 

Время 

сутки 

Твердая фаза 

В 3 0 3 

ШН,) 3 0 


-- -. .. — _ __ 

11,93 

3,34 

19 

(ЫН 4 ) 2 о-2В г ( V 4И..0 

9,72 

3,04 

II 

» 

8,29 

3,0!) 

К) 

„ 

7,01 

3,16 

12 

* 

5,44 

5,00 


ч 

0,75 

39,64 

— 

(ті 4 ) 2 О-2В 2 0 3 -4Н 2 О (?) 


Авт. 


Примечание, М. И, х=10—11) суток (с перемешиванием). Твердая фаза заимствована пэ 
текста статьи. 


в 2 о 3 -^н 4 ) 2 о-н 2 о 


II. ЗЬогді, I.. МсггеОі, АШ геаіе ассаб. Ілпсеі (5), 30, II, 190—193(1921) 


/,°с 

Жидкг 

вес. % 

В 3 0 3 

ія фаза 

(М4Д.0 

Твердая фаза 

0 

1,462 

0 

НаВОз 


3,25 

0,375 

Н 4 ВО 3 (N^ 4)30 * * ЬНдО 

1 

3,445 

5,106 

(МН 4 ) а О • 5В 2 0 3 ■ 8Н 2 0 


5,46 

1,318 

(ЫН 4 ) 2 0 • 5В 2 0;і • 8Н 2 0 + (ЫН 4 ) 2 0 • 2В,0 3 • 41 1 2 0 


2,739 

1,015 

(N 114)20 • 2В 2 0 3 • 4Н 2 0 


0,915 

18,10 

я 


0,503 

28,62 



0,40 

45,21 



0,20 

62,91 

* 

10 

1,964 

1 - 

11,80, 


2,800 

0,159 

п 


3,834 

0,350 

ш 


4,359 

0,476 

„ 


4,427 

0,498 

Н 8 ВО в + (И Н 4 ) 2 0 • 5В 2 0 3 • 8 Н а О 


Авт. 
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Продолжение 


і, °С 

Жидкая фаза 

вес. % 

Твердая фаза 

В 3 0 3 

(N140,0 

10 

4,445 

0,515 

(ЫИ 4 ) 2 0-5В 2 0 3 .8Н,0 


4,698 

0,706 



5,265 

0,957 



5,207 

0,997 



5,481 

1,041 



5,509 

1,045 



6,245 

1,300 



6,565 

1,389 



7,622 

1,728 



8,158 

1,903 



8,275 

1,985 

(ЫН 4 ).,С) • 5В 2 0 8 • 8Н 2 0 + (ЫН 4 ) 2 0 • 2В..О, • 4Н..О 


7,829 

1,913 

(Ш4 4 ).,0 • 2В 2 0.) • 4Н.,0 


7,564 

1,883 



6,795 

1,735 



6,774 

1,732 



6,567 

1,703 



6,383 

1,659 

и 


5,794 

1,584 



3,873 

1,425 

„ 


3,877 

1,418 



3,418 

1,538 

і) 


3,049 

1,855 

„ 


2,741 

2,820 



2,449 

4,789 



2,473 

5,063 

„ 


2,203 

7,125 

„ 


2,211 

7,143 

у 


2,092 

8,353 

у 


1,930 

8,910 



2,023 

8,946 

„ 


1,976 

9,266 



1,898 

9,410 

„ 


1,861 

10,102 

и 


1,781 

10,840 

у 


1,676 

11,790 

„ 


1,642 

11,86 

И 


1,252 

15,883 

у 


1,026 

20,312 

а 


0,947 

20,456 

п 


0,907 

20,75 

„ 


0,815 

22,81 



0,97 

25,01 



0,67 

45,37 



0,48 

52,34 



Авт. 


Примечание. М. И. х=8—192 часа. 


461 


.і 




н‘ II ъо^п в ЫНз—н 2 0 


В,О а — (Ьш 4 )»0— Н.,0 


Н - II ВО/" в лн,—н„о 


ВА— (ЛН 4 ),0— Н.0 


В 2 0 :і —(ЫН 4 ) 2 0-Н,0 

1Л. ЗЬог§;і, Ь. Реггі, Меш. ассаб. Ілпсеі (5), 13, 569—591 (1921) 


і, *Ч: 

Жидка 

вес 

ія фаза 

•• 7о 

(Ш,) 3 0 | 

Твердая фаза 

—15,0 

0,57 

17,61 

(N1І 4 ).,0 • 2В 2 0 3 • 111.,О -|~ лёд 

— 8,5 

0,85 

3,57 

я » 

— 1,30 

1,03 

1,01 

» л 

— 1,08 

1,47 

0,54 


— 2,05 

4,97 

1,21 

(Ж1 4 ).,0-5В.,0.,-8Н 2 0 -Ь 




+ (ЫН 4 ).,0 • 2В..О.) • 4Н„0 + лёд 

— 1,37 

3,92 

0,58 

(ЫН 4 ),0 • 5В./Ѵ 8І1..0-ь лёд 

- 1,25 

3,02 

0,36 

(ЫНА,О • 5В 2 0.( • 8И а О -}•• МдВО-і + лёд 

20 

2,70 

0 

1 І.|ВО ; 


3,7 

0,2 



4,8 

0,4 



5, Г) 

0,5 

1ЦВО., + (N 1-1 4 ) 2 0 • 5В., О, • 811.,() 


6,4 

1,0 

(ЫН 4 ) 2 0 • 5В 2 0;{ • 8Н 3 () 


7,6 

1,5 

» 


8,9 

2,0 



10,8 

2,8 

(ЫНА,О • 5В.,0 3 • 811,0 + (ЫН 4 ),С • 2В,0 4 • 414,0 


9,0 

2,5 

(ЫН 4 ).,() • 2В,0 , ■ 411,0 


6,7 

2,2 

в 


4,2 

2,5 



3,8 

3,0 



3,3 

4,0 



2,4 

10,0 



1>. 

20,0 


40 

4,5 

0 

н 2 ва, 


6,8 

0,5 

( 


9,5 

0,9 

Н;,В0 3 + (ЫН 4 ),0 • 5В 2 0 3 • 814,0 


9,9 

1,5 

(ЫН 4 ) 2 0 • 5В 2 0 3 • 8Н,0 


10,7 

2,0 



13,0 

3,0 



14,7 

3,5 

(ЫН 4 ) 2 0 • 5В 2 0 3 • 8Н 2 0 + (ЫН 4 ) 2 0 • 4В 2 0 ;! • 6Н,0 


15,3 

3,8 

(ЫН 4 ) 2 0 • 4В,0 3 • 6Н 2 0 


15,6 

4,0 

ц 


16,3 

4,5 



17,5 

4,9 

(Ы Н 4 ) 2 0 • 4В 2 0 3 • 6Н 2 0 + (Ы Н 4 ) 2 0 • 2В 2 0, • 4Н 2 0 


12,0 

4,2 

(ЫН 4 ) 2 0 • 2В 2 0 3 • 4Н,0 


7,6 

6,0 



5,0 

10,0 



2,4 

20,0 

. 


1,0 

30,0 

и 


Авт. 



Примечание, Заимствовано из справочника ЗеііІеП’а, стр. 1029, 1928. 


в 2 о 3 -(ын 4 ) 2 о-н 2 о 

1Л. 5Ьог§і, Ь. Реггі, АПі геаіе ассасі. Ьіпсеі (5), 31, I, 325 и 328(1922) 


и °с 

Жидкая фаза 

Время 

час. 

Твердая фаза 

вес, 

! В 2 0 3 

(МН.ЬО 

45 

5,31 

о 

21 

Н-іВО.і 


7,75 

0,46 

26 



9,41 

0,98 

31 



10,60 

1,05 

4—50 

1ЦВ0 3 + (ЫН 4 ) 2 0-5В,0 4 -8Н 2 0 (ср. 3) 


11,17 

1,65 

12 

(ын 4 ).,о.5в,б.,.8н.,о 


13,15 

2,46 

16 



15,84 

3,40 

14 



16,61 

3,60 

25—27 

(N1 1 4 ).,() . 5В 2 0 3 • 8Н 2 0 -1- (ЫН 4 ) 2 0 • 4В.Х) 3 • 61Ш (ср. 2) 


17,11 

4,19 

24—26 

(ЫН 4 ) 2 0-4В 2 0 3 .6Н 2 0 (ср. 2) 


17,20 

4,30 

11—18 

(ЫН 4 ))0 • 4В.,Оо • 6Н 2 0 (ср. 4) 


17,82 

4,59 

19—27 

(ЫН 4 ).,0 • 4В.іО- ; ■ 6Н.,С) (ср. 3) 


18,53 

4,98 

14—40 



19,28 

5,45 

18—23 

(Ы1І 4 ).,() • 4В..О-І ■ 611.,О (ср. 2) 


19,54 

5,55 

6 

(ЫН 4 ) 2 0 • 4В 2 0 3 • 6Н 2 0 


19,82 

5,58 

16—24 

(ЫНАХ) ■ 4В..О., • 6Н..О + (N11.,).,О • 2В.,0 3 • 4П..О (ср. 2) 


19,10 

5,41 

6 

(ЫН 4 )-,0 • 2В..О., ■ 411,0 


16,84 

5,18 

14 



13,43 

4,98 

17 

' 


10,42 

5,38 

20 



9,72 

5,57 

22 



8,77 

6,10 

18 



5,91 

10,17 

16 



4,61 

13,24 

18 

в 


4,51 

13,86 

16 



1,61 

30,84 

16 


00 

13,50 

0 

10 

і-цва, 


24,83 

2,45 

9—18 

11 3 В() Ч + (ЫН 4 ).,0 • 5В,0, • 8Н 2 0 (ср. 3) 


26,36 

3,93 

8 

(ЫН 4 ),6.5В.,6 ѵ 8Н 2 0 


31,01 

5,81 

К) 



31,50 

6,11 

9—13 

(ЫН 4 ).,0 • 5В.,0 3 • 8Н..0 + (ЫН 4 ) 2 0 • 4В 2 0 3 • 6Н..0 (ср. 2) 


31,75 

6,31 

8 

(№Н 4 ) 2 0 • 4В..О., • 61Р.О 


31,40 

6,69 

8 



31,90 

6,81 

5 



32,40 

6,89 

48 



31,88 

7,22 

5 



33,18 

7,42 

8 



32,75 

8,10 

6 



36,60 

8,64 

8 



35,92 

9,51 

4 - 



37,41 

10,39 

20 



38,32 

11,38 

18 

я 


39,66 

12,01 

7—12 

(ЫН 4 ) 2 0-4В 2 0 3 -6Н 2 О (ср. 2) 


40,04 

12,74 

6—14 

(ЫН 4 ) 2 0 • 4В 2 0 3 .6Н 2 0 + (ЫН 4 ) 2 0 • 2В 2 0 3 • 4Н 2 0 (ср. 4) 


38,43 

14,28 

8 

(ЫН 4 ) 2 0.2В 2 0 3 -4Н 2 0 


30,61 

15,50 

7 

в 


26,52 

16,80 

10 



25,72 

17,54 

8 



Авт. 1 




Примечание. М. И. Анализ твердой фазы: М. О. 
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№Г || С1' в ЫН а —Н 2 0 


КаСІ-КНа— Н.О 


Ы'ЦЗО' в МН,,— Н^О 

и 2 80 4 —N 1 ^- -н 2 о 

II. Зіатш, Іпаи§. Оіззегі., НаІІе, стр. 49, 1926 

Жидкая фаза 

№ /, °С Вес. »; 0 | г/100 г Н 2 0 /И/ЮОО.-Н.О 

и 2 зо, I NN 3 и 2 8 о 4 | N 11 , и 2 8 о 4 | NN 3 


Твердая фаза 


Р ш = 1 ата 


1 15,5 26,1 о 35,3 0 3,21 О Ы.,50/(Н,0) 

2 14,8 17,05 21,7 25,0 1,97 14,68 “ 

3 8,15 33,35 13,9 57,0 1,26 33,48 Ы.,50 4 (Н,0) при Р ш = 1 ата 

4 0 37,34 0 59,7 0 35,06 Р ы „ = 1 ата 

Ч ""“ 1 У 11 1 

Авт. 

автором 1 * и м е 4 а 1111 е - м - и - несколько часов (с перемешиванием). Состав № 4 в вес. °/ 0 дан 

и'II со ;' в мн 3 — н,о 

Іл 2 С0 3 — МН 3 —НаО 

У. РоІЬшипО, 2. рЬуз. СЬет., 69, 531 (1909) 


Жидкая фаза 


-—--__- й 

и 2 со 3 | мнз ы 2 со а | кНз и а со 4 | лн 3 ( вь14 -) 


0,1687 

0,1653 

0,1630 

0,1577 

0,1466 


Твердая фаза 


Примечание. М. И. т —более 14—22 час. 

№ ||СГ в Мі 3 —Н 2 0 
ЫаСІ— ЫН 3 —Н 2 0 

Н. ЗсЫеІЬ, 2. ап{г. Сііет., 10, 284 (1888) 

Жидкая фаза 

Э С ВвС. °і'о 2}А 

__ __ сі 

N801 | КНа N801 | N «3 (выі.) 


Твердая фаза 


30 Зак. 331. 
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. ЗсЬтМ, І)Ъег сііе Іітзеігип^ ѵоп АІкаНсЫогісіеп тк Саісіитпкгаі іп іійбвщет Аттопіак, стр. 40, 1934 


На- IIС1' в ЫН^—Н 2 0 


КаСІ—Ш 4 — Н.О 



30* 


467 


Примечание. Приведены интерполированные значения из опытных данных автора, полученные 5—7 различными методами. 







N3- Ц Вг' в МН,— Н 2 0 


ШВг—NN 3 —Н 2 0 


N3* |1 СГ в МНь—Н а 0 


ЫаСІ —N 113—1120 


№С1—N^-4,0 


Е. И. Ахумов, Г. К. Дистанов, ЖОХ, 8, вып. 9, 787 (1938); 9, вып.6, 490 (1939) 


Ыа ЦВг' в Шз—Н 2 0 
№Вг— N48— Н 2 0 

Е. И. Ахумов, Г. К. Дистанов, ЖОХ, 8, вып. 9, 792 (1938); 9, вып. 6. 490 (1939) 


і, °С 


Жидкая фаза 


КаСІ 


40 


■37 

■23 

10 


10 


лн. 


Твердая фаза 


17.75 
13,85 

14.5 

I, 9 
18,48 
16,57 

24.5 
18,25 
16,57 
19 
16 
14,8 
26,34 

18.75 
18 
13 

II, 52 
26,36 

23.75 
19,12 


29 

51.5 
71 
94,3 
26,7 
42 

О 

27 

42 

62 

76 

82,2 

О 

27 

64 

80.5 
88,42 

О 

5 

23.5 


ЫаС1-5КНз 


ЫаС1-|-^аС1-5МНз 

” N301-21Ш 
ЫаСІ 


N301-514 Н 3 
ЫаСІ • 2100 
N301 


^СІ-бИНз 

N301 


и °с 


Жидкая фаза 


10 


25 


Авт. 

Примечание. М. П. (± 0,5°). 


40 


вес. 

°|о 

N301 | 

N11, 

19,7 

31 

17 

66 

10 

85 

7,3 

92,7 

26,43 

0 

22,75 

9 

18,62 

25,5 

17,12 

31,5 

16,86 

41 

15 

70 

6 

91 

4,3 

95,7 

26,65 

0 

21,4 

14,5 

19,1 

23,5 

16,85 

41 

11,35 

77,3 

2,83 

91,5 

2,25 

97,5 




і, °С 


Твердая фаза 


Жидкая фаза 


вес. «|о 


твг 


мн 3 


N11,0 Н 


Авт. 


№С1—N143— Н а О 
Т. КикІ, К. Нага, 3. Зое. СЬет. ІпД, Ларап, 45, 119В (1940) 


і, °с 


Жидкая фаза 


вес. 


N801 


NN 3 


О 

25 

50 

75 


20,38 
18,8 , 
23,15 
20,7 
18,83 
18,70 
23,58 
21,28 
19,30 
17,29 
24,12 
21,54 
19,42 


Авт. 


15,89 

24,35 

7,95 

15,80 

24,27 

24,41 

27.95 
22,52 
18,40 

13.96 
7,56 

15,65 

24,02 


г/100 г N 113 + Н 2 0 


N801 


МНз 


25,58 

23,2 

30,12 

26,1 

23,21 

23,00 

10,35 

19,90 

30,02 

49,7 

31,80 

27,46 

24,11 


19.95 
30,00 
10,35 

19.92 

29.90 
30,02 
30,84 
27,00 

23.92 

20.90 
9,97 

19.96 
29,81 


Авт. 


Твердая фаза 



— 50 

23,5 

53 

_ 

ИаВг-бИНз 



29,3 

56 

— 

„ 

N301 


21 

72 

— 

» 

у 


13,7 

84 

— 

„ 



5 

95 

— 

ю 


— 23 

41,15 

17,7 

36,4 

ИаВг • 2Н а О + №Вг • На 


— 20 

41,8 

0 

0 

ИаВг • 2Н г О 



42,25 

15,5 

31,9 

„ 



38,75 

22,5 

46,3 

№Вг • На 



29 

42 

— 

№Вг • 5ЫН 3 



38 

43 

— 




39,26 

47,66 

— 

» 

V 


35,1 

59 

— 

„ 



. 26 

74 

— 

„ 


— 10 

42,9 

0 

0 

ИаВг-гНаО 



44,25 

13,5 

27,8 

п 



35,6 

28,8 

59,3 

№Вг • На 



32 

36 

— 

ИаВг-бИНз 



40,67 

39 

— 


» 


42,75 

43 

— 

„ 



46,12 

46,2 

__ 




34 

66 

— 

„ 


— 6 

30,56 

23,6 

48,6 

№Вг • 211./.) ~|~ ЫаВг • На 



33,9 

32,2 

— 

ИаВг-Ая -|~ ЫаВг • 5ЫІ Ц 


0 

44,50 

0 

0 

№Вг • 2Н а О 



44,2 

11,6 

23,!) 

„ 



31,0 

22,5 

46,3 




45,4 

31,9 

-- 

ЫаВг..^П 3 



26,4 

34 

70 

* 

___ 


47,74 

36,35 

1 

„ 



49,37 

42,4 

— 

„ 



42,0 

58,0 

— 

„ 

Твердая фаза 

1 

46,84 

29,74 

— 

ЫаВг.ЭДИз -|-ЫаВг 


2 

48,08 

35,90 

— 

„ 


10 

46,5 

0 

0 

^аВг .2Н а О 



45,25 

9,5 

19,5 

» 

ШСІ 


30,88 

22,8 

46,9 

ИаВг 

и 


39,67 

40,5 

— 

>» 

» 


42,75 

43 

— 


» 


46,12 

46,2 

— 

„ 

» 


48,96 

51,04 

— 



20 

47,5 

0 

0 

ИаВг-гіІаО 



46,75 

6,5 

13,4 

„ 

» 


31,2 

2,2 

45 

„ 

V 


47,7 

28,5 

— 

ЫаВг 

и 


49,88 

33,5 

— 

я 

» 


51,86 

39,5 

— 

„ 

V 


54 

46 

— 

» 



| Авт. 




Примечание. М. П, (± 0,5°)* А а — гидроаммиакаты. 


Примечание. Методика не описана. 
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N 8 'II .Г в N14,—Н 2 0 


N3.1— КН„—Н,0 


N 8 ’ й 50," в NN 3 —Н 3 0 


N8,50,— КН»— Н 2 0 


N 3 ' 1 в Шз—Н 2 0 
ШЛ—NN3—Н 2 0 


N3-180;' в NN 3—^0 

N82804—N^—N20 


Е. И. Ахумов, Г. К. Дистанов, ЖОХ, 8 , вып. 9, 797 (1938); 9, вып. 6 , 490 (1939) 


П. Федотьев, А. Колосов, 2. апог§. СЬет., 130, 45 (1923) 


1 , °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

N8.1 

вес. «|о 

І^Нз или ІЧН.ОН 

— 50 

44 

45 

_ 

ШЛ • 5КН 3 


40,5 

46 

— 

» 


34,67 

48 

— 

» 


38 

62 

— 

» 

— 14 

60,5 

9,3 

19,1 

N8,1 • 2Н а О + ЫаД • На 

— 13 

54,4 

41,4 

— 

Каі + ^аі • 5КН 3 

— 12 

55,7 

35 

— 

я » 

0 

61,3 

0 

0 

№Л•2Н 2 0 


60,67 

9 

19 

,, 


57,33 

14 

29 

N31 ■ На 


45,34 

32 

— 

N8.1 • 5М4 3 


51 

32 

— 

п 


54 

32,5 

— 

» 


54,86 

36 

— 

' 


56,88 

43,12 

— 

” 

0 

56,4 

29,5 

— 

N,0 Т-НаЛ-ЗЫНд 

10 

53,25 

29 

— 

* 

13 

48,33 

27,5 

і —* 

N81 -На Ь N3.1 • -5Ы11. 

20 

64,2 

0 

0 

ЫаЛ • 2 і1 2 0 


61 

8,5 

1 7,5 

» 


54 

28 

— 

N аЛ 


36,4 

29,5 

— 

.. 


54.9 

36 

— 

*» 


56,5 

43,5 

-- 


50 

69,5 

0 

0 

N81•2П 2 0 


65,67 

1,5 

3,1 

» 


62 

7 

14 

„ 


55,11 

26,5 

— 

№Л 


56,8 

29 

— 



55,72 

35 

— 

Я 

100 

75,3 

0 

0 

» 


74,25 

1 

2 

V 


57,38 

23,5 

— 

и 


58,2 

27,3 

— 



56,57 

34 

— 

» 


Авт. 




Примечание. М. П. (± 0.5°). Ля—гплроаммиакаты. 
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и °с 

Жидкая фаза | 

Твердая фаза 

вес. о ' 0 | 

г/100 г Н 2 0 1 

г/л | 

а 

№ 2 50 4 

КН Э или 

ІШ 4 ОН 

Ка 2 50 4 

мн 3 

N3,50. 

КНз 

35 

23,93 

4,07 

8,38 

33,23 

5,65 

287,6 

48,9 

1,202 

N 3,504 


21,81 

4,77 

9,82 

29,71 

6,49 

253,9 

60,8 

1,169 



19,34 

5,80 

11,94 

25,83 

7,75 

219,8 

65,9 

1,137 








Авт. 





Примечание. М. И. 


N83804—ын 3 —н 2 о 


Н. 8 (атш, Іпаи/г. ОіззеП., НаІІе, стр. 46, 1926 


№ 

і, °С 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. о ; 0 | 

1 г/100 г Н. г О 

М/1000 

г Н,0 

N3,50,1 

N 03 или N 0,00 

Ка 2 50, 


Ка а 50 4 

Ь'Нз 

1 

15,5 

11,9 

0 

0 

13,5 

0 

0,95 

0 

(N 33804 • ЮН,0) 

2 


5,0 

12,75 

26,25 

6,1 

15,5 

0,43 

9,10 


3 


1,95 

23,15 

47,65 

2,6 

30,9 

0,19 

18,15 

(N 83804 ) 

4 


0.7 

30,15 

62,05 

1,0 

43,6 

0,07 

25,61 


5 


0,3 

38,0 

78,2 

0,5 

61,6 

0,04 

36,17 


6 


0 

37,34 

76,85 

0 

59,7 

0 

35,06 

Я кн = 1 ата 







Авт. 

1 



Примечание М. Н. т —несколько часов (с перемешиванием). Составы твердых фаз не 
указаны. Состав № б в вес. «/о КН 3 дан автором. 


N85804—NN3—н 2 о 


Г. Яковкии, Труды ГИПХ, вып. 8 , 6 —7 (1927) 


Л °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. о|п 

г/[00 г Н а О 

N3^0. 

N11, или N0.00 

N3.50. 

N 1 - 1 ., 

25 

12,83 

9,755 

20,07 

16,580 

12,6 

N 3^04 


7,70 

13,66 

28,11 

9,789 

17,37 



2,81 

20,94 

43,09 

3,686 

27,46 



1,504 

25,52 

52,52 

2,057 

34,98 


30 

24,15 

3,957 

8,14 

33,6 

5,502 



14,15 

8,923 

18,36 

18,39 

11,6 



8,934 

12,55 

25,83 

11,38 

15,99 



6,52 

14,89 

30,64 

8,294 

18,94 



3,496 

19,43 

39,98 

4,536 

25,21 



1,283 

26,58 

54,70 

1,779 

36,85 

„ 


Авт. 


Авт. 



471 








Ыа' || 50," в ЫН 3 — Н,0 


Жидкая фаза 

вес. °|о в/ЮО в Н.О 

Ыа 3 50, I ЫНз или ЫН,ОН Ка.,50, N14, 


Ыа 3 50,—ЫН„—Н,0 


Продолжение 


Твердая фаза 


24,184 

15,07 

8,802 

5,181 

3,61 

2,43 

1,64 

23,93 

12,72 

5,936 

3,294 

2,90 

3,09 

19,3 

10,85 

6,99 

4,815 

4,247 

21.99 

14.99 
8,88 
6,31 


33,57 

19,72 

11,23 

6,635 

4,708 

3,240 

2,227 

33,1 

16,39 

7,6 

4,32 

3,84 

4,064 

25,79 

13,93 

8,916 


5,23 

10,97 

16,28 

21,385 

25,52 

29,84 

33.72 
5,23 

12,51 

20,44 

26,75 

28,28 

27,55 

7,815 

14,20 

18,70 

22.73 


Ыа 2 30 4 


18,56 

38,19 

5,502 

24,06 

Ыа 2 30 4 (ср. 2 ) 

4,41 

9,07 

29,88 

6,023 

Ыа 2 30 4 

8,17 

16,81 

19,5 

10,39 

» 

12,76 

26,26 

11,33 

16,29 

„ 

15,64 

32 18 

8,10 

20,03 

Ыа 2 5 0 4 (ср. 2) 


Примечание. М, И. 
сухому остатку. 


т=6 час. Анализ жидкой фазы: МІ а — титрованием. N3^50, - по 


№,50 4 -іт г -Н 2 0 

А. П. Белопольский, И. П. Александров, ЖПХ, 5, вып. 3—4, 296 (1932); 
Труды НИУИФ, вып. 144, 60—61 (1940) 


Жидкая фаза 

вес. "|о я/100 г Н 2 0 I М/ІОООг Н 2 0 

^ 2 50 4 | ІШз’или ИН 4 ОН N3250*1 1Ш 3 Ыа 2 30 4 1 2Ш ; , 


Твердая фаза 


О (0,338) 
6,10 0,212 
11,06 0,160 
17,60 0,125 
24,84 1,109 
33,40 0,110 


Ыа 2 30 4 • 


ІЧа 2 30 4 - 10Н 2 О + 
+ Ыа 2 30 4 (ср. 3) 
Ыа 2 50 4 


10 0,13 | 44,51 91,59 0,2 3 | 80,5 | 0, 016 123,67 

Авт. Лет. 

Примечание. М. И. (±0,2°). і=6— 12 час. В твердой фазе определялась кристаллиза¬ 
ционная вола. В № 1, 2, 3 и 4 Л соответственно равеи: (1,040), 1,005, 0,979 и 0,959. 


Ыа' || 50," в ЫН,—Н,0 


Па 2 3 0 4 —ЫН 3 —Н а О 


« 5 И 

20 


О 00 05 <М со <М со 05 ^ <М 

Ю^ООЮІОІ'СОСО I (М г-н 

0^0 О я О 05 0^0) ФО! 1 05 05 
т-4 ч-4 т-4 1 т-4 - о о о* о" о” О ©” 


О^СОС^гнКІ’Ю^СО 
, 05 О 05 СО 05 00 05 СО ^ О 
©СОт-*О500сОЮт*’с0ч—Г 
I т—«0005050505050505 
т-4 ^-4 ^-4 о о ©" о о о о" 


Ю ^ СО ^ СО Г-. 05 05 см г-. 

05 05 СО СО О 05 <М Ю I со Ю т-ч 1—1 
05^00^05^10 1-4 ^00^0 I N10^05^ 
О О се Ю СО* О 00 со 05 с© оГ 


05 1-0 СО 00 ^ СМ 05 00 
СОСМГ'-Г-.ЮЮСЧСОч—<СОч—с 

^^^^ОО см 1 —• О ІО 

О т—Г см" со ю” СО Г-4 Г-4 о" ю” іО 


т-н со см 05 Ю со со іо СО см со со со СО Ю со Ю 00 со г- 

ЮОСОГ-ОСОЮЮЮ I ЮСМСМт-^ I г^СМс0ЮС0^СОО5СОі— * 00 С 0 і со 
со см_ см_ см^ | ч—< т-ч © © I 05^г-^Ю тр с© с© СМ СМ ч—с© © | 05 

О О О О о" О о" о" о" О О О о" о" о - 00*00* О* о" о" о” о” о" т-4 - 


« к 

со у 

га О ** 

«• к" 


05 Ю 05 05 СО СО і-О і_о см 05 СОСОСОСО'^СМСОГ^І'-.СОСО 

сО^ © —- с© (М ^ Г-^ 0_ Г-. I05(МС0СМ05С0СМс0>0С000О 

О со" СО" СО см” 1-С см" со” Г-4 05" 05 см" см" Г-4 ю" О со 05* см” 05 —Г т-4' см" со” ■* 

—- т-н (м са см см см со со со см т-нт-нт— ссмімсмсоюют-н 


-гГ т— і СО т—- О0 СО 05 ^ Ю СО О 05 СМ О СО СМ (М т—* 05 СМ 05 1-^ СО ОТ С 4 ) О 

тГ С5 05 05 С© ^ см__ со 04 СМ_ 0_ С©^ <© СО іОтнСО — -^(''СОСОЮОО 

со" ^ со" см" см" см" см" см" см’ см" т-4 о о со” со" о" Г-"©” СО іо"іо” со" т-4 о о" —4 г-" 

^ т-Нт-( т-^СМ ; 


см Ю -ч СО Ь- ю со СО О со со со со со со см со г- 05 о со 00 05 со 
СОС^т-н ЮСО^Т^ОО СО^сООО т-ч со т— < со Г-^СО со т-н см ^ 00 05 
О со см" см" 05" ІО СО* со" со" со” 05” со" со" о" о г-4 со" см" см" оо" 05" см” 05 ©” ш” © 
т-4т-нСМ<Мсосо^^^т^г^СОт*< !—• см см СО со СО СО Ю СО ^ см 


СО^ЮЮІМ^^ЬСОЮСО-НЮ^ СОг^г^.сМ<МЮООоОт-^ЮО I 
г-(Л О Ю Ю -н Ю Ю СЦ СЦ С0 и ^05 Г- оо 05 со 05 О СО 05 СО 

О со"ю"со"о" ^ г^Со"*-4(м"(М т^со О 05”О со"Г-4О т-4" ІО со" со 05"ю"со" г^"(м"о I 
ч— < т-ч ч— < .-н СМ см СМ см со т-н т— (©^СОСОт— . 


ОГСОСОСОС005Г^.Ю’- Н СОСМГ^СОСО^ОСОСМЮ^ЮОЮСМО’-НГ^СО^ 
© и© СО'О Ю^05 Г-^Г-^Г-^© СОСО^т-ч ^СО^СО © <СМ^нСМ05СМ^С0С0С0 

СО т*4 СО го" СМ ч—' т-^ —. т-н —, т-4 ^4 о" О см" т-4 05 со" Ю ю" со" см" т-4 о О ОО 

ч “" ^ см 


*<СМС0^ЮС0^0005От-нСМС0^ЮС0Г--С005Оч— іСМСО^и0СО^СОО5 
^н^н^-ч—(^нч—(^Нч—(т—^СМСМСМСМСМСМСМСМС^СМ 


-4 




N3-1130/ в МН 3 —Н,0 


Ка 2 30 4 — ИНз —Н 2 0 


Ка'ІІСО,," в N Н 3 —I1 2 0 


Ка 2 СО.,—N Н 3 —Н 2 0 


а 

Ж 

О 

о 

«§• 


О 

СО 

еч 

го 

г 

+ ^ 
о° 

е Ч*со 

<м 

* 1 н 03 

о 

СО 


X 
© „ 


оё 

соХ< 

N . 

А ГО ^ 

го 

, со 

О* 

со 


00 ММ N N н N 
СО СО СО Ю 

тн — оо кюфз 

« 000505 


0 ЬСОт^ 

со со с- ю 

гГхГЭСО Ь- л 

і-ч сч" сч" сч" 


СО СО Г^- 05 
I © СЧ ГГ СЧ 
1 сч^ со со со 
со" со" ю со 


гГ гГ © СО со СО 05 ю 
о ' О 05 I СО 05 сч со 
ь, о со Ю ІСЧОСОСО 
иноо 



§52®іп5іоии,і - 

ю ос оГ© ©^ ^ 2 ?ч 00 ° 


-и СО со О О со О гг* © О © 
(7^1 05 I Г — 1-0 ©/.О 05 со 10 
трСч" СЧ Сч" Сч"сою"о0»о‘с6 05 

О) СЧ СЧ СЧ СЧ -н г-н со 3 


СО СЧ © ^ ГГ ГГ і О Г >» Г-- 1 0 

О Ю СЧ О СЧ 00 00 гГСЧ ж сО 
ООСО^^С01>.005Ь-10 0 

<,_( 1 —<СЧСЧ со 


ОГ"ООСУ5Г'~СОСЧі— «о 
©^ I<0 С35 г-н СО_ СО —7 со ^ со 
со" со" со" С-Г СО о" гГ со СЧ О 




ч © © т-н © © СЧ • 


сгГь-г^.ь-сососчг^.^г^.со 
ННн нннн СЧ со 


гг 
о сч" 
сО со 


О —■н СЧ СО гГ Ю СО Г" СО 05 о 
сосососососооосососо-^' 



О О О О О 

к 

СО і-і ' О гГ со 

2 

СООгНСОЮ 


,—Г ,—г,—> ,—г 

О 

С/5 

О о о ю о 
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ю" сч" о" ю сч" 

25 

СЧ СЧ СЧ 1-* 1-г 


Г-- 

, со 

м 05 


X! 

г 


о 

!/> 

м 

г 


^ я 

я = 

= 1 
О. « 

п. 


О- 

>> 



к 

05 сч СО О Щ 



1—Г С- СЧ гг < 


к 

со Щ Г-. -Н ю 


25 

^^^СЧСЧ 


8! 





о 

к 

тГ СО СО^гГ СЧ^ 

со" С-Г со о" СЧ 

го 

25 

1—1 





о 

СО СЧ СО 05 Ю 


С/5 

05 Г-» со 05 Ю 



СП СО '-О т-ч 05 


25 

Н,нН '-н 

а 


ю 

в 


сч 

— 

— 

со 

1-3 



■5 ' 

-* 

о 



со * » * » 

** 


ГО 

1) 

еэ 


/Г. 


Е 

888.8®. 

г 

ч 1 —< со" со »0 

о 

ю о о о о 

С/5 

Т-<СЧ СЧ 05 со 

Л 

гС тр о" іС сч" 


ГТ ГТ ГГ СО СО 




о СО о —ч со 
^юсою^ 


5 


со со 05 со сч 

со СЧ^О^О —ч 

о" ч-ч сч" Сч" Гр 


СО С- С- Ю 00 
00 СЧ ©^СО 

1-7 о" со со" со" 
СО СО сч сч сч 


ю 

сч" 

со 


N83804—NN3—н 2 о 

Е. ОгеІІІ, Бок(. БіззегЕ, 2игісЬ, стр. 24, 1940 


и в с 


—30 


-10 


о 


23 


Жидкая фаза 


вес. о ' 0 | 

г /100 

г ЫНз 

Твердая фаза 

Ка 2 80, 

МНл илі 

I кн,он і 

Ка 2 30, | 

ЛН, 

1,23 

0,79 

22,0 

43,75 

45,3 

90,05 

1,25 

0,8 

22,3 

44,1 

(Ыа 2 3(Ѵ ЮН 2 0) 

0,79 

62,5 

— 

0,8 

63 


0,61 

83,0 

— 

0,61 

83,5 


1,38 

4,05 

8,3 

1,4 

4,1 


0,75 

25,1 

51,7 

0,76 

25,3 


0,50 

53,15 

■— 

0,5 

53,4 


0,50 

78,2 

— 

0,5 

78,6 

* 

0,11 

2,34 

93,9 

6,45 

13,25 

0,11 

2,4 

94 

6,6 

» 

1,57 

12,0 

24,7 

1,6 

12,2 

” 

1,54 

12,8 

26,35 

1,56 

13,0 

” 

1,14 

25,2 

51,9 

1,15 

25,5 


1,19 

• 61,25 

■— 

1,2 

62,0 


0,92 

73,0 

— 

0,93 

73,7 

П 

0,60 

81,2 

— 

0,6 

81,7 

” 

0,05 

97,95 

— 

0 05 

98,0 


10,67 

6,7 

13,8 

11,95 

7,5 


6,98 

12 45 

25,65 

7,5 

13,4 


5,35 

14,75 

30,4 

5,65 

15,6 

# 

2,91 

19,5 

40,15 

3,0 

20,1 


2,25 

20,7 

42,65 

2,3 

21,2 

(?) 

1,72 

21,5 

44,3 

1,75 

21,9 


1.28 

1,14 

59 2 
73Д5 

-- 

1,3 

1.15 

60,0 

74.1 

(N 33804 ) 

0,28 

88,25 

— 

0,28 

88,5 

» 




Авт. 



Примечание. М. И. (± 0.1°). Диализ твердой фазы не производился 


Ыа’ЦСОя В МІ В Н 2 0 


Ыа 2 С0 3 — ЫН ;і —Н г О 
Н. 51атт, Іпиіір. Оіззсгі., ИаІІс, стр. 46, 1926 


№ 

і, °С 

вес. 

"Іо 

Жидкая фаза 

г/100 г Н 2 0 

М /1000 ; 

г Н.,0 

Твердая фаза 

Ка 2 С0 3 

N11., 

Ка а С0 :і 

КН а 

N3,00.., 

| КНз 

1 

15,5 

14,51 

0 

16,97 

0 

1,601 

0 

(Ыа.,СО ч - ЮН„0) 

2 


2,37 

20,35 

3,06 

26,32 

0,289 

15,46 


3 


0,16 

37,47 

0,26 

60,06 

0,025 

35,27 


■ 4 


0 

37,34 

0 

59,7 

0 

35,06 

^N11, = 1 ата 






Авт. 

і 



Примечание. 

автором. 


И. т — несколько часов 


(с перемешиванием). Состав № 4 


в вес. »|о дай 


474 


475 






Ыа' И СО.," в ЫН,—Н,0 


N8,00,—ЫН,—Н,0 


Ыа' || СО," в ЫН,—Н 2 0 


N а,С О,—N Н,—Н 2 0 


N820 03—NN3—н 2 о 

Г. А. Яковкин, Труды ГИГ1Х, вып. 14, 4—5 (1930) 


I, °с 


вес. °|о 


N83003 


25 


27,5 


30 


35 


18,18 

15,23 

12,59 

12,08 

11,31 

9,10 

8,26 

6,57 

5.42 

4.84 

4.51 
4,49 
3,80 
2,44 

I, 25 
0,74 

24,99 

24,88 

24,68 

24.42 
23,67 

(23,09) 

22,98 

22.77 

18.78 
16,09 

14.84 

II, 40 
8,38 
4,4 
0,97 

28,86 

28,70 

28,19 

28,02 

27,76 

27,66 

27,28 

25,22 

20,53 

18,27 

14.73 
5,19 
1,36 

30.17 

28.73 
26,90 

18.51 

13.18 


Жидкая фаза 


г/ЮЭ г Н 2 0 


Твердая фаза 


N10 


Ка 2 СО, 


N14, 


4,31 

23,47 

5,56 

Ыа 2 С0 3 - ЮН 2 0 

7,13 

19,62 

9,19 

» 

9,71 

16,11 

12,49 

0 

10,25 

15,37 

13,04 

» 

10,60 

14,49 

13,58 

м 

12,73 

11,64 

16,29 

» 

13,34 

10,53 

17,01 

» 

15,42 

8,42 

19,76 

» 

17,16 

7,00 

22,16 

9 

17,62 

6,25 

22,73 

» 

18,14 

5,83 

23,46 

0 

18,36 

5,80 

23,80 

» 

19,24 

4,94 

25,00 

0 

21,65 

3,21 

28,50 

V 

25,87 

1,72 

35,50 

» 

29,69 

1,06 

42,66 

0 

0,91 

33,72 

1,23 

» 

1,12 

33,62 

1,52 

п 

1,52 

33,45 

2,07 

0 

1,87 

33,13 

2,52 

» 

3,21 

(4,18) 

4,28 

32,37 

(31,75) 

31,59 

4,39 

(5,75) 

5,89 

N<1,(50, ■ ІОН./У + ^ 2 С0 3 • 11,0 
Ыа,СО ;Г Н г О 

4,42 

31,28 

6,07 

» 

6,70 

25,21 

9 01 

0 

8,45 

21,30 

11,19 

0 

9,24 

19,55 

12,16 

О 

11,76 

14.83 

15,30 

0 

14,15 

10,83 

18,21 

0 

18,41 

5,76 

23,87 

0 

28,12 

1,36 

39,66 

0 

1,52 

41,45 

2,18 

■* 

1,59 

41,16 

2,28 

0 

1,89 

40,32 

2,70 

0 

2,08 

40,09 

2,98 


2,26 

39,67 

3,23 

0 

2,35 

39,50 

3,36 

0 

2,58 

38,88 

3,67 

0 

3,64 

35,46 

5,12 


6,59 

28,17 

9,05 

0 

8,01 

24,78 

10,62 

0 

10,02 

19,57 

13,31 

•1 

17,25 

6,70 

22,20 


25,39 

1,86 

34,66 

» 

1,61 

44,21 

2,36 

V 

2,26 

41,69 

3,28 

9 

3,25 

38,50 

4,65 

9 

7.56 

25,03 

10,23 

» 

10,78 

17,33 

14,18 

V 




Лет . 


<■ Продолжение 


і, °с 

Жидкі 

вес. о/о 

я фаза 

г/100 г Н 2 0 

Твердая фаза 

Ка 2 СО а 

N143 

Ыа а С0 3 

КН,, 

35 

6,50 

15,76 

8,36 

20,27 

Ыа.,СО.,-Н.,0 


5,65 

16,66 

7,30 

21,45 



3,21 

20,72 

4,22 

27,23 

п 


2,29 

22,72 

3,05 

30,29 


40 

31,97 

0,51 

47,34 

0,76 



28,51 

2,28 

41,20 

3,30 



26,29 

3,39 

37,38 

4,82 

„ 


15,09 

9,50 

20,01 

12,59 



7,48 

14,77 

9,61 

18,99 



5,39 

16,90 

6,94 

21,73 


45 

26,47 

3,13 

37,64 

4,45 



23,93 

4,18 

33,29 

5,82 



8,91 

13,56 

11,49 

17,49 



6,71 

15,35 

8,61 

19,69 

„ 



Лет. 




Примечание. М. И. 

N83003—N 143 — Н 2 0 


Е. И. Ахумов, Е. А. Езерова, ЖПХ, 9, вып. 7, 1175 (1936) 


1 , °с 

Жидка 

вес 

К'а 3 С0 3 

ія фаза 

* °; 0 

N 1 ^ 

Твердая фаза 

—100,3 

0 

34,34 

ЫН а - Н г О + лёд 

—15,3 

1,06 

6,55 

Ыа 2 С0 3 - ЮН 2 0 + л ёд 

— 8,0 

1,75 

4,36 


-7,2 

3,21 

2,70 


-4,3 

5,44 

0,70 

» 

— 2,10 

5,93 

0 


0 

6,63 

0 

N а 2 С0 3 • 10Н 2 О 


5,32 

2,50 

» 


3,75 

4,27 

ѵ 


3,09 

6,60 

}) 


0,93 

17,80 


10 

11,20 

0 



10,52 

0,85 

0 


7,22 

3,70 

и 


7,00 

4,13 



5,02 

8,1 



2,90 

12,3 


20 

17,60 

0 



14,63 

3,30 



14,50 

3,80 



12,49 

5,00 



9,74 

8,20 



6,64 

11,50 



4,61 

15,65 



2,57 

22,5 

» 


Лет. 



Примечание. М. П. Точность аналитических определений 0,4—0,6'Уо. 


476 


477 



Ка.СОз— ИНз-И.О 


К' || СІ' в ЛН.,~-Н,0 


КС1—МП, -Мл • 


N3' || СО/ в КН 3 —Н.О 


К 2 С0 3 —Ш 3 — КО 


Е. ОгеШ, Бок!. ОіззегІ., 2іігіс1і, стр. 31, 1940 


і, °С 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. 

°/ 

/0 

г/100 г раствора КН 3 


N 8 , 00 , 


т 2 со а 

ин* 

—30 

0,785 

18,95 

0,79 

19,1 

(К 2 СО ;і . ѵІШ) 


0,41 

36,0 

0,41 

36,1 

„ 


0,21 

51,4 

0,24 

51,5 

„ 


0,2 

51,5 

0,2 

51,6 

„ 


0,3 

69,2 

0,3 

69,4 



0,2 

78,35 

0,2 

78,5 



0,19 

83,85 

0,19 

84 



0,04 

89,0 

0,04 

89 

и 


0,015 

98,0 

0,015 

98 


—10 

1,55 

15,65 

1,57 

15,9 

„ 


0,645 

29,4 

0,65 

29,6 

в 


0,33 

44,15 

0,33 

44,3 

„ 


0,28 

54,45 

0,28 

54,6 



0,28 

62,35 

0,28 

62,5 

>> 


0,19 

83,15 

0,19 

83,3 



0,15 

92,35 

0,15 

92,5 



0,15 

98,85 

0,15 

99 

» 

0 

4,97 

3,39 

5,23 

3,57 

и 


4,18 

6,09 

4,36 

6,36 

,, 


3,15 

12,45 

3,25 

12,85 

и 


1,85 

24,00 

1,88 

24,45 

» 


1,16 

33,12 

1,18 

33,51 



0,535 

54,7 

0,54 

55,0 

» 


0,595 

63,1 

0,60 

63,5 

4 » 


0,41 

83,6 

0,41 

84 



0,25 

92,25 

0,25 

92,5 



0,22 

93,3 

0,22 

93,5 

* 

оп 

7,19 

11,4 

7,75 

12,3 

» 


1,97 

26,25 

2,01 

26,8 

» 


0,35 

40,45 

0,35 

40,6 

УУ 


0,2 

50,0 

0,2 

50,1 

„ 


0,2 

53,5 

0,2 

53,6 

УУ 


0,2 

60,4 

0,2 

60,5 

У, 


0,08 

74,9 

0,08 

75 

» 


од 

92,9 

0,1 

93 

'■ 




Авт. 



Примечание. М. И. (± 0,1°). Анализ твердой фазы не производился. 


N3 || ОН' в Ш 3 —Н 2 0 
КОН— 1ѴН 3 —Н 2 0 
Р. Б. Аугез, .1. РЬу$. СЬеш„ 49, 372—373 (1945) 


и °с 

ИаОН 

Жидкая фаза 

вес. % 

МН 3 или МН.ОН 

Твердая фаза 

25 

48,4 

3,9 

8,0 

КОН-Н..О 


29,1 

24,5 

50,4 



15,0 

45,1 

— 



8,3 

56,7 

— 



6,6 

60,5 

— 


35 

35,3 

20,7 

42,6 



13,0 

50,9 

— 


40 

38,4 

15,9 

32,7 



7,9 

59,4 

— 


50 

44,9 , 

11,3 

23,3 



44,7 

11,5 

23,7 



4,0 

69,7 

— 



3,3 

70,0 

— 



0,0 

90,1 

— 

в 


0,0 

96,4 

— 

КОН • Н 2 0 + КОН 

60 

51,0 

7,7 

15,8 

КОН • Н.,0 


1.4 

79,1 

— 

і и 


0,4 

93,1 

— 



< 0,1 

96,7 

— 

КОН -Н 2 0 + К0Н 


Авт. 




Примечание. М. И. (± 0,3°). тй4часа (с перемешиванием). Анализ жидкой фазы: МН 3 — 
дистилляцией с избытком КаОН, общая щелочность— титрованием, ЫаСШ — по разности. В системе 
наблюдается расслоение на два раствора. Данные при 15° см. С. Я. Милославский, ЖОХ, 1, 
вып. 7, 90 (1931). 


К||Сі' в ГШз— н 2 о 
ксі—ин 3 — н 2 о 

Н. 5(атт, Іпаи§. Біазегі., Наііе, стр. 45, 1926 


Л °с 

Жидкая фаза | 

Твердая фаза 

вес. 1 

г/100 г Н 2 0 

М/Ш0Э г Н.,0 

КСІ 

КНз 

КСІ 

ИНз 

КСІ 

МН» 

15,5 

24,6 

0 

32,6 

0 

4,37 

0 

КСІ 


11,3 

20,9 

16,7 

30,8 

2,24 

18,09 



7,5 

33,9 

12,8 

57,9 

1,72 

35,00 

КСІ при Р ш = 1 ата 


0 

37,3 

0 

59,7 

0 

35,06 

р Шз = 1 ата 





Авт. 




Примечание. М. И. **— несколько часов (с перемешиванием). 
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КВг—ЫН 3 — Н 8 0 


К' II30," в гш 3 — н 2 о 


К.ЗО.-ЫНа—Н,0 


К' II Вг' в ын 3 —н 2 о 


КС1— МН 3 -Н 2 0 


Е. ЗсЬшігі, ОЬег <1іе ЕІтзеЕшпй ѵоп АІкаІісЫогігіеп шіі Саісіитпіігаі іп 
Яйззі§еш Аттопіак, стр. 44, 1934 


1 , °с 

Жидкая фаза 1 

Твердая 

фаза 

і, °С 

Жидкая фаза | 

Твердая 

фаза 

вес. 

°!о 

первонач. °і 0 

вес. 

°І 0 

первонач. °/ 0 

КС1 | 

ИН;, 

кн 3 I 

н 2 о I 

КС1 

1 ин. 

ин 3 

1 н 2 о 

—15 

3,54 

54,9 

56,9 

43,1 

КС1 

25 

2,03 

71,3 

72,8 

27,2 

КСІ 

—12 

1,90 

67,0 

68,3 

31,7 


30 

1,10 

82,2 

83,1 

16,9 

» 

— 5 

1,06 

79,2 

80,1 

19,9 


32 

3,95 

62,3 

64,9 

35,1 

» 

К) 

3,73 

58,5 

60,7 

39,3 

„ 


ѵ— 


'- ѵ 

-' 



--.-’ 






Авт. 


Авт . 1 



Авт. 


1 Авт. 





і 




Примечание. Равновесие устанавливалось при понижении содержания N1^ в растворе. 


КСІ—Шз—н 2 о 


Н. П. Александров, ЖПХ, 14, вып. 7— 8 , 948 (1941) 


і, °С 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. "/„ 

г/100 

П.,0 

а 

КСІ 

N 14 

КСІ 

N1-1, 

-10 

14,25 

7,8 

18,3 

10,0 

1,059 

КС! 


9,1 

18,2 

12,5 

25,0 

0,987 

» 


6,5 

26,6 

9,7 

39,8 

0,942 

„ 

0 

16,1 

7,65 

21,1 

10,0 

1,073 



10,7 

17,85 

15,0 

25,0 

0,995 



7,75 

26,2 

11,7 

39,7 

0,950 

у 

20 

19,5 

7,3 

26,6 

10,0 

1,094 

V 


13,75 

17,15 

19,9 

24,8 

1,013 



10,45 

25,6 

16,3 

40,0 

0,955 

» 

40 

22,55 

7,05 

32,0 

10,0 

1,100 

и 


16,4 

16,35 

24,4 

24,3 

1,010 

» 


13,6 

22,3 

21,2 

34,8 

— 



13,4 

23,0 

21,1 

36,2 

— 

» 





Авт. 




Примечание. М. И. (± ОД— 0,2°). т > 18—20*час. Анализ жидкой фазы: С1' и К'Н^— титро¬ 
ванием. 


К || Вг' в Ш 3 -н 2 0 


КВг—N 113 —Н 2 0 

Н. Зіашгп, Іпаид, Оіззегі., Иаііе, стр. 5 и 45, 1926 


№ 

1 . °с 

вес. 

7» 

Жидкая фаза 
г/100 г Н 2 0 | 

М/1000 

г Н 2 0 

| Твердая фаза 

КВг 

КН 3 

КВг | 

ин 3 | 

КВг 1 

N11, 

і 

15,5 

38,8 

0 

63,4 

0 

6,71 

0 

КВг 

2 


31,2 

9,45 

52,5 

15,9 

5,55 

1 9,34 


3 


27,85 

15,8 

49,4 

28,0 

5,23 

16,44 

» 

4 


26,5 

19,35 

48,9 

35,7 

5,17 

20,97 

V 

5 


25,75 

22,3 

49,5 

42,9 

5,24 

25,20 

1 V 

6 


24,35 

29,6 

52,9 

64,2 

5,60 

37,70 

КВг при Р ын = 1 ата 

7 


0 

37,35 

0 

59,7 

0 

35,06 

Р ЫИз = 1 ата 






Авт. 




Примечание. М. И. т— несколько часов (с перемешиванием). Состав № 7 в вес. % Д ан 
автором. 


К’ІІГ в Шд— Н 2 0 

КЛ—NN3— н 2 о 

Н. Зіашш, Іпаи§. БіззеП., Наііе, стр. 45, 1926 


№ 

и °с 

| Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. % 

г/100 

г Н 2 0 

М[ і 000 г ИХ) 

Кб 

ын 3 

Кб 

КН„ 

Кб 

кн 3 

1 

15,5 

58,45 

0 

140,6 

0 

8,47 

0 

ю 

2 


53,55 

7,9.5 

138,9 

20,6 

8,37 

12,10 


3 


51,95 

13,00 

148,3 

37,1 

8,93 

21,79 


4 


52,10 

17,60 

171,9 

58,1 

10,35 

34,12 


5 


53,55 

22,70 

225,7 

95,7 

13,59 

56,06 

Ю при Р ш = 1 ата 

6 


0 

37,34 

0 

59,7 

0 

35,06 

Р кн = 1 ата 






Авт. 




Примечание. М. И. т — несколько часов (с перемешиванием). Состав № 6 в вес. “/„ дан 
автором. 


К’II804 В NN 3 —Н 2 0 

К 2 80 4 —МН 3 —НоО 
Н. Сіігаисі, Виіі. Зое. сЫш. (1), 43, 554 (1885) 


и °с 



Жидкая фаз, 

1 


Твердая фаза 

вес. »/„ 

1 г/л 

іі 

(выч.) 

к.,30. 

NN,1 

К 80. 

кн., 

20 

9,99 

0 

108,04 

0 

1,081 

К,30 4 


4,08 

6,06 

41,00 

60,86 

1,004 



0,88 

16,33 

8,28 

153,7 

0,941 



0,16 

27,56 

1,40 

246,9 

0,896 



0,048 

35,45 

0,42 

310,2 

0,875 





Авт. 




Примечание. М. И. т=48 час. (с перемешиванием). В твердой фазе N11^ ие был обна¬ 
ружен. 


К 2 30 4 —мн 3 —Н 2 0 

Д. П. Коновалов, ЖРФХО, ч. хим., 31, 998 (1899) 


і, °С 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. % 

г/л | 

М[л „ 

N16., 

К 2 30. 

ш 3 

К г ЗО. 

ын 3 

1 

—20 1 

9,79 

0 

105,7 

0 

0 

К 2 30 4 


4,47 

5,16 

45,2 

52,21 

3,098 

V 




Авт. 


Авт. 



31 Зак. ззі. 481 


480 


А 




К' 11 30." в мн 3 -н 2 о 


К 2 30.—ЫН 3 —Н 2 0 


К' ||С0 3 " в МН 3 —Н 2 0 


К 2 С0 3 — ЫН 3 — Н 2 0 


К 2 30 4 — і*ш 3 — н 2 о 


Продолжение 


Н. Зіатш, Іпаи§. ОіззеП., Наііе, стр. 44, 1926 


(, °с | 

вес. 

°,'о 

Жидкая фаза 

г /100 г Н 2 0 1 

ТИ/іООО г Н 2 0 

Твердая фаза 

1 _ ____ 


К 2 30, | 

ЫН;, 

К.ЗО. 

1 ш., | 

К 2 30. 1 

КН,, | 

15,5 

9,34 

0 

10,3 

0 

0,591 

0 

К 2 50 4 


1,20 

13,1 

1,4 

15,3 

0,079 

8,95 

V 


0,30 

25,13 

0,4 

33,7 

0,022 

19,79 

» 


0,21 

30,83 

0,3 

44,7 

0,016 

26,22 

и 


0,02 

37,49 

0,04 

60,0 

0,002 

35,24 

К 2 50 4 при Р КНз = 1 ата 


0 

37,34 

0 

59,7 

0 

35,06 

Ръ н 3 = 1 ата 





Авт. 




Примечание. М. И. т — несколько часов (с перемешиванием). 


К 2 §0 4 — і*ш 3 — н 2 о 


А. НШ, СИ. Ьоискз, Л. Аш. СЬеш. Зое., 59, 2096 (1937) 



Жидкая фаза 1 



Жидкая фаза 1 

Твердая фаза 

и °с 

вес. 

7о 

Твердая фаза 

и °с 

вес. 

7» 


К.,80. 1 

МН 3 



К,ЗО. | 

ин, 


25 

(10,80) 

1,286 

0,639 

і 0 

13,90 

1 18,20 

К 2 80 4 

V 

25 

0,421 

0,220 

0,149 

22,35 

24,83 

27,04 

К.,50 4 

V 


Авт. 



1 Авт. 



Примечание. М. И. ( ± 0,03°). х — 3 —7 суток. 


К 2 50 4 -Ш 3 -Н 2 0 


Е. Огеііі, Оокі. Оіззегі., 2іігісіі, стр. 26, 1940 


(, °с 

вес. 

Жидка 

7» 

ія фаза 

г/ 1 00 г раствора N Н :і 

| Твердая фаза 

К 2 30. 

1 МН 3 

к.,30. 

ИНд 

-30 

0,23 

15,2 

0,23 

15,2 

(К 2 30 4 ) 


0,15 

17,6 

0,15 

17,6 

» 


0,23 

21,6 

0,23 

21,7 

» 


0,14 

35,9 

0,14 

36,0 

» 


0,18 

49,7 

0,18 

49,8 



0,25 

Р9,8 

0,25 

70,0 

» 


0,25 

76,3 

0,25 

76,5 



0,14 

94,3 

0,14 

94,4 


—10 

2,96 

2,05 

3,05 

2,1 

» 


0,67 

10,9 

0,68 

11,0 



0,86 

12,2 

0,87 

12,3 



0,18 

22,3 

0,18 

22,3 



0,11 

49,9 

0,11 

50,0 

V 


0,19 

75,9 

0,19 

76,0 

» 


0,15 

93,4 

0,15 

93,5 

и 




Авт. 



і, °С 

| Жидкая фаза 

Твердая фаза 

| вес. % 

1 г/100 г раствора ЫН 3 

| К,,50, 

1 МН ; , 

1 К 2 30, 

1 мн 3 

0 

1,96 

7,35 

2,0 

7,5 

(Кч50 4 ) 


1,1 

8,2 

1,1 

8,3 



0,45 

16,0 

0,45 

16,1 



0,30 

38,3 

0,3 

38,4 



0,30 

66,8 

0,3 

67 



0,22 

93,3 

0,22 

93,5 


23 

5,4 

3,7 

5,7 

3,9 



2,8 

8,2 

2,9 

8,4 



2,8 

8,2 

2,85 

8,4 



0,60 

19,7 

0,6 

19,8 



0,41 

54,3 

0,41 

54,5 



0,37 

70,2 

0,37 

70,5 

», 




Авт. 



Примечание. М. И. (± 0,1°). Анализ твердой фазы не производился. 


К ЦСОз в ІМНз—н 2 о 


КХОг-Шз— Н 2 0 


м. 

Р. АррІеЪеу, М. А. 

Ьеізіітап 

, Л. Сііет. 

. Зое., стр. 1605, (1932) 

і, °С 

К 2 со 3 

Жидкая фаза 

вес. "/„ 

ГШ а пли ЫН 4 ОН 

а 

Твердая фаза 

0 

50,69 

0 

0 

1,539 

К 2 С0 3 • 2Н 2 0 


49,37 

1,06 

2,18 

1,517 



48,84 

1,57 

3,23 

1,507 



47,42 

2,51 

5,17 

1,483 



47,13 

2,52 

5,19 

1,475 



2,72 

32,07 

65,99 

0,901 



2,3 

42,9 

88,28 

— 


18,05 

51,72 

0 

0 

1,550 



46,50 

2,88 

5,93 

1,455 



4,76 

30,48 

62,72 

0,894 



2,10 

61,95 

127,48 

— 


25,06 

51,47 

0 

0 

1,556 



50,91 

0,550 

1,132 

— 



50,71 

1,004 

2,065 

— 



50,30 

1,286 

2,646 

.— 



49,77 

1,842 

3,790 

— 



48,79 

2,885 

5,937 

_ 



47,00 

3,450 

7,099 

.— 



4,83 

30,85 

63,48 

— 

» 


---у—-- 

Авт. 


Авт. 



Примечание. М. И. (±0,05°), твзб—12 час. В системе наблюдается расслаивание на 
два раствора. 


482 


31 * 


483 




К' II со/ в ЫН : ,—н 2 0 


к 2 со 3 —ын а —Н 2 0 


К’II ОН' в ЫНз— Н 2 0 


кон—ын а —Н 2 0 


К 2 С0 3 — NN3— н 2 о 

Е. ОгеШ, Оокі. Оізвегі., 2 хігісЬ, стр. 33, 1940 


и °с 


-30 


-10 


19 


К,со а 


2, г 6 

2,53 

1,43 

0,81 

0,60 

0,84 

1,11 

1,08 

25,0 

3.85 
1,77 
1,63 
2,16 
0,99 

1.86 

1.48 
1,74 

1.38 
0,89 

33,7 

33.5 
33,4 
32,0 

29.6 
2,05 
1,95 

2.48 

2.38 
2,35 
2,32 
0,30 

34.1 

33.3 

31.6 

32.3 

32.1 

6.4 
4,7 

5.4 

3.5 
3,5 
2,45 
2,35 
0,48 


Примеч? 


Жидкая фаза 


вес. °|0 


ЫНз или КН 4 ОН 


14,2 

24,0 

30.1 
34,0 

49.1 

57.5 
77,0 
95,0 

2.5 

22.7 

31.1 

32.7 

37.8 

42.5 

76.2 

80.5 
81,1 

91.2 

95.6 

3.7 

4.1 

4.7 

6.2 

8,2 

33.2 

34.1 

59.5 

62.6 

65.9 

66,6 

98.2 

1.7 

3.1 
3,9 
4,0 

4.2 

20.5 

28.9 

32.5 
53,1 

58.9 
82,8 

83.6 
98,0 


29.2 

49.3 
62,1 
70,0 


5,1 

46.7 
64,1 

67.4 

77.7 

87.4 


•/100 г раствора ЫН 3 


К 2 С0 3 


2,73 

2,6 

1,45 

0,82 

0,6 

0,85 

1,12 

1,09 

33,4 

4,0 

1,8 

1,66 

2,21 

1,0 


мн 3 


14.6 

24.6 

30.6 

34.3 

49.4 
58 

77.8 
96 

3,3 

23.6 

31.7 
33,3 
38,6 

42.9 


К'ЦОН' в ш 3 —Н 2 0 
КОН— ШІЗ— н 2 о 

Р. М. Каиіі, Апп. сЫш. рЬуз. (5), 1, 266 (1874) 


Твердая фаза 


(К 2 СО 3 • д:Н 2 0) 


и °с 

Жидкая фаза 

(, °с 

Жидкая фаза 

вес 

% 

г/л раствора 
КОН 

ф* 

(выч.) 

вес 

0 / 

/0 

?(л раствора 
КОН 

Ф* 

(ВЫЧ.) 

кон 

МН, 

К 3 0 

им. 

кон 

мн, 

К 2 0 

мн 3 

0 



252,5 

495,0 


16 

27,25 

25,81 

252,5 

285,0 

1,104 


_ 

_ 

112,5 

720,0 

— 


14,56 

50,00 

112,5 

460,0 

0,920 


_ 

— 

0 

900,0 

— 


0 

77,20 

0 

597,5 

0,774 

8 

_ 

_ 

252,5 

375,0 

— 

24 

— 

— 

252,5 

217,5 

-. 


_ 

— 

112,5 

570,0 

— 


— 

— 

112,5 

372,5 

— 


— 

— 

0 

727,5 

— 


— 

— 

0 

495,0 

— 




Авт. 





Авт. 



Примечание. М. И. т = 2—2,5 часа (с постоянный перемешиванием). Р>щ 3 =1 °та. 

КОН— Шз— н 2 о 

Е. Іапеске, 2. ЕІекИ'осЬеш., 39, 683—684 (1933) 


— 

1,9 

1,5 

1,77 

1,4 

0,9 

77.7 

81.7 

82.5 

92.5 

96.5 

” и 

С 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

„ / 

и 

вес 

кон 

°; 0 

мн 3 

7,6 

50,8 

5,6 

>• 





8,5 

50,5 

6,2 

115 

72,1 

9,9 

кон 

9,7 

50,2 

7,1 

•• 100 

125 

69,6 

13,2 


12,8 

47,1 

9,2 

» >95 

— 

50,0 

37,1 


16,9 

42,0 

11,7 

<20 

114 

42,5 

46,5 


68,3 

2,1 

33,9 

>80 

_ 

11,1 

84,1 


70,2 

2,0 

34,8 

- 68 

63,1 

9,9 



2,54 

61,0 

» 70 

75 

61,0 

12,2 

» 

— 

2,44 

64,1 

- <20 

86 

46,6 

33,4 


_ 

2,41 

67,5 

» 65 


41,0 

41,0 


_ 

2,38 

68,2 

<20 

83 

40,0 

42,8 


— 

о,з 

98,5 

•• 86 

>90 

21,3 

68,1 


3,5 

51,8 

2,6 


9 

53,0 

11,5 


6,4 

50,0 

4,7 

,, 4 

23 

52,3 

13,7 


8,1 

46,3 

5,8 

» <20 

42 

39,7 

33,5 


8,2 

47,7 

5,9 

- <20 

49 

33,8 

43,7 


8,6 

47,3 

6,2 

” <20 

55 

29,2 

51,0 


42,2 

6,8 

21,9 

» <20 

67 

26,9 

55,6 


59,6 

5,0 

30,4 

" >68 


21,8 

63,5 


67,0 

5,7 

34,4 

<20 

-+- 70 

18,8 

68,6 

и 

— 

3,6 

55 

” 17 

23—24 

37,5 

31,5 


_ 

3,6 

61 

’’ 18 

24 

33,4 

32,4 


_ 

2,5 

84,9 

» <20 

58 

26,5 

56,0 

» 

— 

2,4 

85,6 

» . <20 

+ 54 

24,1 

59,8 

„ 

— 

0,48 

98,5 


34 

46,9 

6,2 





4 

14 

37,2 

25,6 

» 


Авт. 

17 

23 

37,5 

31,6 

V 


\ 


10 

16 

34,8 

36,5 

V 

0,1°). Анализ твердой фазы не производился. 


Авт. 



484 


485 





К' || ОН' в N11,-11,0 


КОН—ЫНз—Н а 0 


КУ И Вг' в N4,—Н 2 0 


КЬВг—ЫН,—Н,0 


Продолжение 


і. 

°с 

Жидкая фаза 




вес. »/„ 

Твердая фаза 

I 

и 






КОН 

|КН 3 


17 

23 

30,6 

38,7 

КОН 

— 

<20 

27,5 

45,0 


35 

40 

24,0 

52,0 


<20 

55 

18,5 

63,0 


<20 

83 

11,5 

77,0 


16 

29,8 

25,4 


33 

25,8 

35,5 


25 

24,8 

38,2 


<20 

70 

18,3 

,54.4 


<20 

54 

16,5 

•58,8 



73 

23,2 

24,0 



20 

17,8 

41,5 


<20 

90 

9,8 

68,0 


<20 

65 

5,9 

80,7 

, 

<20 

9,5 

52,4 

*» 

<^ 

20 

9,0 

55,2 

) 

< 

20 

8,0 

60,5 


<20 

7,8 

61,4 


— 

4 

30 

29 


— 

15 

48,7 

13,7 


— 

15 

11,1 

55,9 


— 

23 

53,7 

13,5 

я 

-- 

23 

7,7 

66,2 


— 

— 

68,5 

11,5 



— 

— 

59,3 

10,7 



— 

— 

42,5 

17,5 

» 

Граница рас 

— 

— 

27,3 

30,0 

п 

слаивания рас- 

— 

— 

21,0 

40,0 

„ 

\ творов в при- 

— 

— 

15,0 

50,0 

а 

сутствии твер- 

— 

— 

10,0 

60,0 

ѵ 

дой фазы 

— 

— 

6,3 

70,0 



— 

— 

4,0 

80,0 

„ 




Авт . 



Примечание. М. П. Температура I отвечает появлению двух слоев жидкости в присут¬ 
ствии твердой фазы, температура //—исчезновению твердой фазы при наличии двух слоев жидко¬ 
сти. Промежуточные значения температуры соответствуют исчезновению твердой фазы для нерас- 
слаивающихся растворов при заданных составах смеси. 

кон—Шз—н 2 о 


\ѴеіІ2, НеиЬашп, Вег., 66, 790 (1933) 



Жидкая фаза 

і, °С 

; вес. % 

| г/л„ 

г/ 

■л 1 

й 1! 


кон 

N1:1, 

1 кон 

кон I 

КН;, 

(выч.) 

18 

45,14 

2,79 

673,25 

• 646 

40 

1,431 


5,91 

26,43 

84,16 

56 

250 

0,946 


3,64 

33,07 

56,10 

33 

300 

0,907 




Авт. 


Авт. 

' 


Примечание. Методика не описана. — ! йта. 
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ьо 

53 


О 

л 

ос 


Г-, « 

II 5 

X 

хг* 

II 

К X 
си 2 

с а 

и 

а 

ос 


О; 1-0 о со 
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О 
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ос 
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Ю N 
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©3 
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г 

03 


и* 

Й « 
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с* 


5 
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ьо 
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в 

в 

сз 

со 


со 

л 
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с2 
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ОО о о 
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О Г-н г- о 


ТО 

г-н со со 
СЧ СО о, 

о ю ю ю 

г-н со со 


ос ос со 
СО ос N 
© со сч 
СО 4 о 


© сч ^ 
о ю о* сГ 


то 

о 


N. СО г-н 

О) Ю (О 

сГ со“ сГ о 
со СО 


ю 

то 


а 


- СЧ СО ^ 




486 


487 


несколько часов (с перемешиванием). Состав 4 в вес. % дан автором. 




КЬ ||50; в РШ 3 —Н 2 о 

кь 2 80 4 — инз— н 2 о 

Н. 8(атт, Іпаи§. Оіззегі., Наііе, стр. 48, 1926 


№ 

1 

и °с 

| Жидкая фаза 

Твердая фаза 

1 вес. 

■ 7о 

г/100 г Н 2 0 

ѴИ/1000 г Н 2 0 

ѴИ/1000 ѴИ Н 2 0 

1 индексы 

Ш> 2 30, 

МНз 

8Ь 2 30, 1 

МН 3 I 

80,80, 

мн 3 

80,30, 

МНз 

80,30, 

н,о 

1 

15,5 

31,34 

0 

45,64 

0 

1,710 

0 

30,79 

0 

100 

3248 

КЪ 2 30 4 

2 


5,19 

12,93 

6,34 

15,78 

0,237 

9,27 

4,28 

166,9 

2,50 

584 


3 


1,26 

22,23 

1,65 

29,06 

0,062 

17,06 

1,11 

307,4 

0,36 

324 


4 


0,11 

37,67 

0,18 

60,55 

0,007 

35,55 

0,12 

640,4 

0,02 

156 

КЪ 2 80 4 при Р Шз =1 ата 

5 


0 

37,34 

0 

59,7 

0 1 

35,06 

0 

631,4 

0 

158 

Рынз = * ата 






Авт. 








Примечание. М. И. т— несколько часов (с перемешиванием). Состав в № 5 в вес. % дан автором. 


Сз ЦСГ в N113—Н 2 0 

СзСІ— ИН 3 —Н 2 0 

Н. Зіатт, Іпаиз. Оіззегі., Наііе, стр. 49, 1926 


№ ; 

і 

і, °С 

1 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. % 

г/100 г Н 2 0 

ѴИ/1000 г Н,0 

ѵИ/1000 ѴИ Н,0 

! индексы 1 

| СаСі , 

МН, 

СзСІ 

МНз 

С$С1 

МНз 

СзСІ 

ИНз 

СзСІ 

НзО 

і 

15,5 

(64,45) 

0 

(181,2) 

0 

(10,77) 

0 

(193,9) 

0 

(100) 

(516) 

СзСІ 

2 


47,45 

11,80 

116,5 

28,9 

6,92 

16,97 

124,7 

305,7 

29,0 

232 


3 


36,45 

22,50 

88,8 

54,8 

5,28 

32,18 

95,0 

579,6 

14,1 

148 

СзСІ при /\. н =1 ата 

4 


0 

37,34 

0 

59,7 

0 

35,06 

0 

631,4 

0 

158 

Я Ы н 3 = 1 ата 






Авт. 








Примечание. М. И. т — несколько часов (с перемешиванием). Состав № 4 в вес. % дай автором. 


Се* 11 Л' В NН 3 —Н 2 0 
СзЛ—NN3—Н 2 0 

Н. Зіатт, Іпаи§. Оіззегі., Наііе, стр. 49, 1926 


№ 

і, °С 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. 

■ % 

1 г/100 г Н 2 0 

1 ѴИ/1000 г Н 2 0 1 

ѴИ/1000 м Н 2 0 

индексы 

Сз.1 | 

МНз 

Сз.1 | 

МНз 

Сз.1 

МНз 

си 

ИНз 

СзЛ 

н,о 

1 

15,5 

41,2 

0 

70,1 

0 

2,70 

0 

48,6 

0 

100 

2058 

СзЛ 

2 


35,4 

10,9 

66,1 

20,4 

2,55 

12,01 

45,8 

215,8 

17,51 

382 

„ 

3 


37,4 

25,7 

101,5 

69,6 

3,91 

40,87 

70,4 

736,2 

8,73 

124 

СзЛ при Р ЫНз =1 ата 

4 


0 

37,34 

0 

59,7 

0 

35,06 

0 

631,4 

0 

158 

Р Ы н, = ^ ата 






Авт. 








Примечание. М. И. т — несколько часов (с перемешиванием). Состав № 4 в вес. % дай автором. 


Сз' || 80" в М1 3 —Н 2 0 

Сз 2 30 4 — ИНз— Н 2 0 

Н. Зіатт, Іпаи§. Оіззегі., Наііе, стр. 49, 1926 


№ 

1. °С 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. 

С/ 

/1) 

г/100 2 

н 2 о 

ѴИ/1000 г Н 2 0 | 

ѴИ/1000 ѵи Н 2 0 

индексы 

Сз 3 80 4 

ЫН 3 

Сй. 2 30 4 ( 

мн 3 ' 

Сз 2 30. 

МНз | 

Сз 2 80 4 

мн., 

Сз 2 8 0 4 

н 2 о 

і 

15,5 

63,8 

0 

176,1 

1 

0 

4,869 

0 

87,67 

0 

100 

1141 

Сз 2 80 4 

2 


13,3 

19,9 

19,9 

29,8 

0,550 

17,50 

9,91 

315,2 

3,05 

308 

» 

1 

3 


0,83 

37,0 

1,33 

59,5 

0,039 

34,95 

0,66 

629,3 

0,11 

159 

Сз 2 80 4 при Т^ыНз^ 1 ата 

4 


0 

37,34 

0 

59,7 

0 

35,06 

0 

631,4 

0 

158 

Я Ы Нз =1 ата 






Авт. 








§ Примечание. М. И. т— несколько часов (с перемешиванием). Состав № 4 в вес. °/о дан автором. 


0 8 Н— ,: НМ—*ОЗ г8 Э °* н Е нма/03І1.^ К О г Н— е НМ— ІЭ 8 Э 




ЫН 4 ‘ЦСГ в ЫН ; 1 —Н 2 0 


ЫН.С1—ЫН 3 —Н 2 0 


ын'.нсг в ын 3 —н 2 о 


ЫН 4 С1—ЫН 3 —Н 2 0 


МізЦ СІ' в NН 3 —Н а 0 

МН 4 СІ— МН 3 —Н 2 0 

Р. М. КаиК, Апп. сЫш. рЬуз. (5), 1, 269 (1874) 


и °с 

Жидкая фаза 
г/л раствора ЫН 4 С1 

ЫН 4 С1 | ЫН. 

Фаза насыщения 

0 

271,2 

840,0 

ИН 3 при Р ын =760 мм 


135,6 

872,5 



0 

900,0 


8 

271,2 

667,5 



135,6 

697,5 

„ „ ѵ „ 


0 

727,5 

V 

16 

271,2 

545,0 

» ч ,, 


135,6 

567,5 

• > < 


0 

597,5 

И 


Авт. 



Примечание. М. И. т = 2—2,5 часа (с постоянным перемешиванием). 


мн 4 сі— ш 3 — н 2 о 

К. Еп§е1, ВиІІ. 5ос. сЫт. (3), 6, 17 (1891) 


(, °с 

| Жидкая фаза 

| Твердая фаза 

1 вес. % 1 

1 г/л | 

| М/л 

(і 

1 ЫН,С1 | 

ЫН 4 ин 

I ын 4 и 

1 кн 3 

| ІЧН 4 СІ , 

1 ын 3 

0 

22,93 

0 

246,8 

0 

4,613 

0 

1,076 

ЫН 4 С( 


22,95 

1,76 

245,0 

9,15 

4,58 

0,537 

1,067 

п 


23,1 

4,00 

243,4 

20,5 

4,55 

1,202 

1,054 

}} 


23,13 

7,85 

241,4 

39,85 

4,513 

2,34 

1,044 

„ 


23,1 

12,9 

238,1 

64,7 

4,45 

3,80 

1,031 



23,0 

16,1 

235,4 

80,05 

4,4 

4,7 

1,025 

„ 


22,95 

18,8 

233,4 

92,8 

4,363 

5,45 

1,017 



23,23 

28,2 

230,7 

136,3 

4,313 

8,0 

0,993 



23,7 

31,8 

235,4 

153,3 

4,4 

9,0 

0,992 

1 


24,15 

34,05 

237,4 

162,7 

4,438 

9,55 

0,983 

1 


27,92 

47,8 

266,1 

221,4 

4,975 

13,0 

0,953 

( КП 


34,5 

63,85 

321,0 

289,0 

6,0 

16,97 

0,931 

) 







Авт. 




Примечание. Методика не описана. Отмечается возможность образования двойного 
соединения ІЧН 4 С 1 с МН 3 . 


МН 4 СІ —мн 3 —н 2 о 


О. Зігбтііоіт, 2. апог§. СЬет., 57, 81 (1908) 


/, °с 

Жидкая фаза 

Твердая фага 

вес. "/„ 

1 г/л 

М/л 

С І 

(выч.) 

ЫН 4 С1 |ЫН 3 или ЫН 4 ОН 

1 ЫН 4 С 1 

1 ын 3 

ЫН 4 С1 I ЫН;, 

17,5 

27,02 

0 

0 

290,7 

0 

5,435 

0 

1,076 

ИН 4 С1 


26,98 

0,24 

0,49 

290,0 

2,55 

5,420 

0,15 

1,075 



26,21 

7,81 

16,07 

271,8 

81,02 

5,082 

4,757 

1,037 

V 







Авт. 




МН 4 С 1 — МН<г-Н 2 0 

Н. 5(атт, Іпаи&. Оіззегі., Наііе, стр. 34, 1926 


и °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. % 

г/100 г Н 2 0 

М/1000 г Н 2 0 

ЫН 4 С1 1 

ЫНз'или ЫН 4 ОН 

ЫН 4 С1 

мн 3 

ЫН 4 С 1 

ын 3 

15,5 

26,25 

0 

0 

35,6 

0 

6,65 

0 

ЫН 4 С( 


25,56 

9,71 

19,98 

39,5 

15,0 

7,38 

8,81 

» 


25,86 

15,90 

32,72 

44,4 

27,3 

8,30 

16,03 

„ 


29,07 

25,58 

52,64 

64,1 

56,4 

11,98 

33,12 

1 ) 


30,91 

28,62 

58,90 

76,4 

70,7 

14,28 

41,52 

„ 


34,87 

32,63 

67,15 

107,3 

100,4 

20,05 

58,95 

МН 4 С1 при Р КНя =1 ата 


28,65 

32,11 

66,08 

73,0 

81,8 

13,65 

48,04 

р ын 3 =1 ата 


15,98 

34,21 

70,40 

32,0 

68,5 

5,98 

40,22 

ѵ и 


8,10 

35,70 

73,47 

14,4 

63,5 

2,69 

37,29 

„ „ 


0 

37,34 

76,85 

0 

59,7 

0 

35,06 

г» » 


Авт. 


Авт. 



Примечание. М. И. т —несколько часов (с перемешиванием). 


МН 4 СІ— NN3— н 2 о 

Н. С. Курнаков, Д. И. Шойхет, Изв. ИФХА АН СССР, 7, 253 (1935) 



| Жидкая фаза 


{, °с 

вес. »/„ 

МОЛ. °/о 

Твердая фаза 


| ЫН 4 С1 

ын.он 

НС1 

мн 3 


-115 

2,99 

64,74 

1 

34,0 

ЫН 4 С(+ЫНз • Н 2 0+лёд 

—55 

4,68 

45,86 

1,58 

25,21 

ЫН 4 С1+лёд 

—36,1 

8,37 

31,80 

2,87 

19,52 

» я 

—25,9 

13,66 

16,92 

4,79 

13,85 

» »> 

—19,8 

16,29 

8,14 

5,78 

10,19 

а я 




Авт. 



Примечание, /VI, П. В работе приводятся также разрезы по ледявым полям. 


490 


і 


491 





ЫН, - 1 | СГ в ын 3 —Н 2 0 


ЫН.С 1 —ЫН,— н 2 о 


ЫН, - 1| 50," в ЫН 3 —Н 2 0 


(ЫН,) 3 80 ,—нн 3 —Н 2 0 


Г4Н4СІ— NН 3 —Н 2 0 


Н. С. Курнаков, Д. И. Шойхет, Изв. ИФХА АН СССР, 7, 247—248 (1935) 


4 °С 

вес. 

Жидка 

% 

я фаза 

мол. % 

Твердая фаза 

ЫН,С! 

ЫН,он 

НС1 

ын 3 

0 

22,73 

0 

8,27 

8,27 

ІЫН 4 С( 


22,66 

0,68 

8,24 

8,62 



22,59 

1,62 

8,21 

9,11 

уу 


22,52 

2,54 

8,18 

9,59 



22,49 

9,38 

8,15 

13,34 

п 


22,39 

22,90 

8,08 

20,69 



22,33 

38,35 

8,02 

29,04 

у) 

25 

28,25 

0,60 

10,48 

10,82 

>у 


28,24 

1,59 

10,47 

11,37 



28,12 

2,81 

10,42 

12,01 

у< 


28,16 

3,75 

10,43 

12,55 

уу 


27,94 

10,36 

10,32 

16,16 



27,90 

14,33 

10,29 

18,36 

,, 


27,76 

18,99 

10,22 

20,89 

„ 


27,66 

28,53 

10,15 

26,13 



27,55 

40,20 

10,07 

32,50 



27,36 

51,05 

9,96 

38,33 


50 

33,31 

1,96 

12,58 

13,71 



32,83 

5,52 

12,36 

15,53 



32,63 

12,25 

12,25 

19,27 


75 

38,30 

2,37 

14,73 

16,12 



37,63 

6,10 

14,42 

17,99 

,, 




1 Авт. 



Примечание. М. И. 


N Н 4 СІ — N143 —Н а О 


Н. П. Александров, ЖПХ, 14, вып. 7—8, 954 (1941); 19, вып. 1, 67—68 (1946) 


4 °С 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. 

0 / 

/0 

г/100 г Н.,0 

Л 

ЫН 4 С1 

ын.он 

ЫН.С1 

ын 3 

—10 

20,2 

14,9 

27,9 

10,0 

1,027 

ИН 4 С1 


21,3 

32,4 

33,9 

25,0 

0,989 



23,1 

45,4 

42,0 

40,2 

0,970 

>1 

0 

22,6 

14,6 

32,1 

10,1 

1,032 



23,6 

31,4 

38,6 

24,9 

0,998 



24,9 

44,1 

46,5 

39,9 

0,977 


20 

26,7 

13,7 

40,1 

Ю,1 

1,040 

„ 


26,6 

30,2 

45,2 

25,0 

1,000 

V 


28,5 

41,4 

55,5 

39,2 

0,972 

ч 


28,4 

43,3 

56,2 

41,6 

0,977 

у 

40 

30,5 

13,1 

48,3 

10,1 

1,037 



30,6 

28,5 

55,0 

24,9 

0,999 

V 


32,2 

39,5 

66,3 

39,5 

0,966 

» 





Авт. 




Примечание. М. И. (±0,1—0,2°). т>18—20 час. Анализ жидкой фазы: ЫН 3 — титрованием 
щелочью с метилоранжевым, >Ш* 4 — формальдегидным методом. 
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мн;цвг' в мі 3 —н 2 о 

МН 4 Вг—АШз—Н 2 0 

Н. 8іатт, Іпаи^, Оіззегі., Наііе, стр. 37, 1926 


№ 

| 4 °С 

вес. 7 „ 

Жидкая фаза 

I г/100 г Н 2 0 

| А1/.000 г Н 2 0 

Твердая фаза 

ЫН.Вг | ЫН 3 

і ІЧН 4 Вг | 

ЫН., 

ІЧН 4 Вг | 

МН;, і 

і 

15,5 

41,85 

0 

72,0 

0 

7,35 

0 

ІЫН 4 Вг 

2 


43,95 

10,15 

95,7 

22,1 

9,75 

12,98 


3 


48,65 

16,6 

140,0 

47,7 

14,29 

28,00 


4 


54,44 

21,01 

221,8 

85,6 

22,64 

50,24 


5 


65,53 

27,22 

903,4 

375,2 

92,22 

221,4 

N14481 при Р кн =1 ата 

6 


61,02 

27,37 

525,1 

235,5 

53,60 

135,1 

р ын 3 =1 ^ 

7 


0 

37,34 

0 1 

59,7 | 

0 1 

35,06 







Авт. 




Примечание. М. И. т— несколько часов (с перемешиванием). Состав № 7 в вес. % дан автором. 


N^11У в NН 3 —Н 2 0 

NN43—мн 3 —н 2 о 

Н. 8 (ашш, Іпаи§. Оіззегі., На(1е, стр. 37, 1926 


№ 

і, °с 

1 


Жидкая фаза 



| Твердая фаза 

| вес. °/ А 

| г/і00; 

г Н.О 

| Ж/1000 г Н,0 

1 ЫН..І | 

ЫН 3 

1 N 11.1 

1 N 11 ., ; 

і NN ,1 

1 ын. 

і 

15,5 

63,07 

0 

170,8 

0 

11,78 

0 

N^4 

2 


70,30 

11,15 

378,9 

60,1 

26,13 

35,29 


3 


75,21 

14,87 

758,2 

149,9 

52,30 

88,01 


4 


57,92 

27,58 

399,5 

190,2 

27,56 

111,7 

Р ш =1 ата 

5 


46,42 

29,33 

191,5 

121,0 

13,21 

71,08 


6 


36,29 

30,87 

110,5 

94,0 

7,63 

55,19 


7 


0 

37,34 

0 

59,7 

0 

35,06 

» О 



1 



Авт. 




Примечание. М. И. ?— несколько часов (с перемешиванием). Состав № 7 в вес. дан автором. 


ВДзо? в мн 3 —н 2 о 
(NН4) 2 804—NНз—Н 2 0 

Л. О’Апз, О. ЗсЬгаіпег, 2. апог§. СЬеш., 67, 438 (1910) 


{, °с 

Жидка 

вес. % 

д фаза 

| Ж/1000 г 

Твердая фаза 

(ЫН.ЫЮ. 

1 ЫН» 

(ЫН 0 . 8 О. 

1 2 NН 3 I 

25 

(43,3) 

0 

(3,28) 

0 

^н 4 ) 2 8о 4 


34,3 

3,5 

2,60 

1,02 



28,1 

6,6 

2,13 

1,95 



21,0 

11,7 

1,59 

3,44 

„ 


15,3 

18,2 

1,16 

5,35 

» 


10,3 

24,3 

0,78 

7,13 

» 


0 

(32,2) 

0 

(9,47) 

Р ЫН 3 " 1 ата 




Авт. \ 



Примечание. М. И. Перемешивание проводилось в закрытом сосуде. 
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1 




ЫН/ ЦЙО," в Ын 3 —н 2 0 


НН/ || 30/' в МНз-Н а 0 


(МН 4 ) 2 Зо 4 —мн,—н,,о 


(ЫН 4 ) 2 30 4 —ЫНз—Н 2 0 


(N114)2804—N113—Н а О 


Н. 81атт, Іпаи&. Оіззегі., НаІІе, стр. 34, 1926 


і, °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. 

01 

/0 

г/100 г 

Н 2 0 

Л1/і000 г 

н,о 

(МН 4 ) 2 30 4 

МНз 

(ЫН 4 )з80< 

МНз 

|(МН 4 ) 4 80 4 

МНз 

15,5 

43,05 

0 

75,6 

0 

5,72 

0 

(МН 4 ),50 4 


36,61 

4,80 

62,7 

8,2 

4,74 

4,81 



28,97 

Ю,42 

47,8 

17,2 

3,62 

10,10 

» 


19,45 

17,38 

30,8 

27,5 

2,33 

16,14 



10,07 

25,37 

15,6 

39,3 

1,18 

23,08 

» 


7,61 

28,99 

12,0 

45,8 

0,91 

26,90 

„ 


4,80 

34,75 

7,95 

57,5 

0,60 

33,77 

^Н 4 ) 2 3 0 4 при Р ЫНз =1 ата 


1,55 

36,50 

2,5 

58,9 

0,19 

34,58 

Р Ы н — 1 ата 


0 

37,34 

0 

59,7 

0 

35,06 

- 


Авт. 



Примечание. М. И. г — несколько часов (с перемешиванием). 


^Н 4 ) 2 50 4 —N113—Н а О 


Е. Теггез, \У. ЗсНтійІ, Оаз Оаз- ипй \Уа$зег1асІі, 70, 765 (1927) 


1, °Г. 

Жидкая фаза 

вес. 

(МН 4 ).80 4 

ЫН ; , шп: 

і Ш 4 ОН 

0 

42,3 

0 

0 


35,84 

4,67 

9,61 


31,79 

7,61 

15,66 


29,37 

9,63 

19,82 


15,49 

19,11 

39,32 

20 

43,1 

0 

0 


37,99 

4,6 

9,47 


34,49 

6,83 

14,05 


30,58 

10,02 

20,62 


17,38 

20,12 

41,40 

40 

45,4 

0 

0 


39,61 

4,5 

9,26 


36,78 

7,22 

14,86 


35,43 

7,87 

16,19 


22,09 

18,31 

37,68 

60 

37,3 

0 

0 


42,17 

4,23 

8,70 


38,94 

6,87 

14,14 


38,26 

7,74 

15,93 


Авт. 



Твердая фаза 


(ЫН 4 ) 2 5 0 4 


Примечание. М. И. (±0,1°). т — несколько часов (При частом встряхивании). Анализ твер. 
дой фазы: хим. и мнкр. Анализ жидкой фазы: ЫНз—по К,ек!аЫ 'ю, 30 4 — в виде Ва30 4 . В той же 

работе (стр. 808—8П) приводятся данные по упругости паров насыщенных растворов (ЫН 4 ) а 30 4 
с различным содержанием ЫН а прн разных температурах. 


^Н 4 ) 2 50 4 —N11;,—Н 2 0 

А. П. Белопольский, Б. А. Лебедев, М. X. Трифонова и др., ЖПХ, 4, вып. 5, 
570-572(1931) 


1 , °с 

Жидкая фаза | 

Твердая фаза 

вес. “о I 

г/100 г 

: Н 2 0 I 

ЛІ/10Э0 

г Н 2 0 

(МН 4 ) а 30 4 | 

ЫН, или ЫН 4 ОН 

(МН 4 ) 2 30 4 

МНз 

(МН/ 2 3 0 4 | 


5 

(41,8) 

0 

0 

(71,8) 

0 

(5,43) 

0 

(N14^).,50. 


36,8 

3,88 

7,98 

62,0 

6,54 

4,69 

1,93 



35,18 

5,55 

11,42 

59,3 

9,26 

4,49 

2,72 



31,23 

7,49 

15,41 

51,0 

12,21 

3,86 

3,59 

м 


26,00 

11,25 

23,15 

41,4 

17,92 

3,13 

5,27 

м 


26,20 

11,35 

23,35 

42,0 

18,20 

3,18 

5,36 



22,5 

13,84 

28,48 

35,2 

21,65 

2,66 

6 36 

” 


12,52 

21,58 

44,41 

19,0 

32,7 

1,44 

9,62 

” 


12,21 

21,86 

44,98 

18,52 

33,2 

1,40 

9,77 

” 


3,88 

35,6 

73,25 

6,41 

58,7 

0,49 

17,25 

” 


3,56 

35,6 

73,25 

5,85 

58,5 

0,44 

17,23 

4 

10 

(42,2) 

■° 

0 

(73,0) 

0 

(5,52) 

0 

ѵ 


37,3 

4,24 

8,73 

63,8 

7,26 

4,82 

2,14 



37.5 

4,23 

8,70 

64,4 

7,27 

4,87 

2,14 



31,9 

8,07 

16,61 

53,2 

13,44 

4,02 

3,95 

” 


31,8 

8,21 

16,89 

53,0 

13,69 

4,01 

4,02 

” 


30,18 

9,16 

18,85 

49,7 

15,10 

3,76 

4,44 

’’ 


17,33 

18,77 

38,62 

27,1 

29,4 

2,05 

8,65 



5,76 

32,45 

66,77 

9,3 

52,5 

0,70 

15,35 

” 

15 

42,45 

0 

0 

73,6 

0 

5,56 

0 

” 


40,82 

1,52 

3,13 

70,7 

2,64 

5,35 

0,78 

” 


35,18 

6,36 

13,09 

60,2 

10,89 

4,55 

3,20 



33,82 

6,77 

13,93 

57,0 

11,40 

4,31 

3,36 

” 


28,68 

10,46 

21,52 

47,2 

17,20 

3,57 

5,05 

” 


27,05 

12,03 

24,75 

44,4 

19,75 

3,36 

5,81 

” 


15,30 

20,35 

41,87 

23,8 

31,65 

1,80 

9,32 

” 


14,23 

20,65 

42,49 

21,8 

31,70 

1,65 

9,34 

” 


6,55 

29,80 

61,32 

10,3 

46,80 

0,78 

13,75 

’’ 


6,70 

30,4 

62,55 

10,7 

48,35 

0,81 

14,20 

” 


5,87 

31,1 

63,99 

9,3 

49,4 

0,70 

14,50 

” 

20 

(42,95) 

0 

0 

(75,4) 

0 

(5,71) 

0 



38,9 

4,05 

8,33 

68,2 

7,10 

5,15 

2,09 

” 


38,3 

4,2 

8,64 

66,6 

7,30 

5,04 

2,15 

” 


34,78 

6,82 

14,03 

59,5 

11,69 

4,50 

3,44 

ѵ 


34,51 

7,00 

14,40 

58,95 

11,95 

4,46 

3,52 



32,55 

8,54 

17,57 

55,3 

14,50 

4,18 

4,27 

*■ 


31,25 

8,86 

18,23 

52,2 

14,80 

3,95 

4,35 



31,63 

8,87 

18,25 

53,2 

14,90 

4,03 

4,38 

” 


29,29 

10,40 

21,40 

48,55 

17,25 

3,67 

5,07 



19,58 

17,33 

35,66 

31,00 

27,45 

2,34 

8,09 

” 


18,62 

18,05 

37,14 

29,4 

28,55 

2,22 

8,40 

” 


18,24 

18,45 

37,96 

28,85 

29,20 

2,18 

8,59 

” 


15,6 

19,9 

40,95 

24,15 

30,85 

1,83 

9,07 

” 


10,44 

25,1 

51,65 

16,2 

38,9 

1,22 

11,40 


25 

(43,4) 

0 

0 

(76,7) 

0 

(5,80) 

0 

» 


Авт. 



Авт. 
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Продолжение 
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ЫН/ II 80/' в:ЫІЬ,-Н 2 0 


(ЫНДЗОі— ЫН 3 —Н 2 0 


(NN4)2804—ш 3 — н 3 о 

А. НІИ, СЬ. Ьоискз, 4. Аш. СЬеш. 8ос„ 59, 2096(1937) 

Жидкая фаза! I Жидкая фаза 

6 °С _ вес> 7. _ Твердая фаза Л °С вес * °3 Твердая фаза 

(іѴН 4 ) 2 3 0, ЫН Я или ЫН 4 ОН (ЫН 4 ) 2 8 0 4 ЫН 3 или ЫН.ОН 

25 (43,41) О О (І4Н.,).,50 4 | 25 15,68 21,39 44,01 (ЫНЛ.ЗО. 

26,80 12,84 26,42 / I 13,97 22,62 46,55 

19,31 18,33 37,72 „ [ 13,42 23,34 48,03 


Прим е ч а и и е. М. И. (Р О, ОЗ 0 ;. т = 3—7 суток. 


(^Н 4 ) 2 504—МН 3 —НуО 


Е. ОгеШ, Оокі 

ОіззеН. 

2іігіс1і, 

стр. 28, 

1940 


Л °с 

Жидкая фаза 

вес. “/„ 

Іа/100 г раствора N11;, 

Твердая фаза 

(ЫН/,30, | 

N 1^3 или 

ын.он 

1 (ЫН 4 ) 2 30 

4 N11, 1 

_ __ _ 

-30 18,25 

Г), Г) 

11,3 

22,3 

6,7 


11,5 

13,0.') 

28,0 

13,0 

15,4 

2,8 

20,8 

55,2 

2,9 

27,6 


2,00 

34,8 

71,6 

2,04 

35,5 


0,22 

59,85) 

0,22 

60,0 


0,22 

68,35 


0,22 

68,5 


0,11 

84,8 


0,1 1 

84,9 


0,03 

96,45 


0,05 

96,., 


— К) 25,1 

1,4 

2,9 

33,5 

1,9 


18,45 

9,8 

20,1 

22,6 

12,0 


12,65 

13,2 

27,1 

14,5 

15,1 


4,35 

18,95 

39,0 

4,55 

19,8 


0,82 

52,25 

.— 

0,83 

52,7 


0,32 

80,35 

,— 

0,32 

80,6 


0 14,45 

7,1 

14,6 

16,9 

8,3 

(| 

8,75 

12.4 

25,5 

9,6 

13,6 


3,85 

20,2 

41,5 

4,0 

21,0 

(| 

2,25 

37,95 

78,1 

2,3 

38,8 


1,6 

56,1 

— 

1,6 

57,0 


0,9 

67,9 

— 

0,9 

68,5 

> 

0,57 

76,55 

— 

0,57 

77,0 


23 24,25 

1,45 

3,00 

32,0 

1,9 


17,95 

7,2 

14,8 

21,9 

8,8 


15,85 

13,15 

27,0 

18,8 

15,6 


14,45 

18,3 

37,7 

16,9 

21,4 


12,95 

20,0 

41,2 

14,9 

23,0 


6,3 

39,55 

81,4 

6,7 

42,2 


1,3 

66,15 

— 

1,3 

67,0 

» 

0,6 

92,95 

— 

0,6 

93,5 


0,4 

95,9 

— 

0,4 

96,3 



I | | | Лет. \ 

Примечание. М. И. (±0,1°). Анализ твердой фазы ие производился. 
32 Зак. 331. 
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Зг" || ОН' в ЫН 3 —Н 2 0 


ЫН 3 -5г(ОНЬ—Н,0 


8г" || ОН' в РШ 8 —ЩО 
N113— 8 г(ОН) 2 —Н 2 0 


V. КоНипшкІ, 2. рііуз. Сііет., 69, 539(1909) 


і, °С 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. 7л 

г 

/Л 

М/л 

а 

(выч.) 

N11., 

5г(ОН), 

Шф, 

Зг(ОН), 

ЫН, 

Зг(ОН), 

25 

0 

1,02 

0 

10,2 

0 

0,0835 

1,004 

5г(ОН) 2 • 8Н.,0 


0,85 

0,90> 

8,52 

9,55 

0,5 

0,0785 

1,000 

и 






V-„ 









Авт. 




Примечание. М. И. т —более 14—22 час. 


ВЗАИМНЫЕ ВОДНЫЕ СИСТЕМЫ С ВЫСШЕЙ 
КОМПОНЕНТНОСТЬЮ, РАВНОЙ ТРЕМ 
(типа НР + №ОН ^ N3? + Н 2 0) 

н\ ицсі', он' 

нсі—исі— н 2 о 

К. Еп^еІ, Аші. сЫт. рЬуз. (6), 13, 385(1888) 


/, °с 

вес. ’/„ 

Жидкая фаз: 

г/л 

а 

1 М/л 

' 

л 

Твердая фаза 

НСІ 

исі 

НСІ 

исі 

НСІ 

исі 

0 

23,6 

19,7 

295 

246 

8,1 

5,8 

251 

исі . лгн 2 о 


19,3 

22,7 

241 

284 

6,6 

6,7 

1,249 

„ 


6,60 

33,25 

82,1 

413,5 

2,25 

9,75 1 

1,243 

и 


0 

40,5 

[ 

0 

509 

0 

12,0 1 

1,255 

исі • 2 н 2 о 







Авт. 




Примечание. М. И. т=24 часа. Анализ твердой фазы не производился. 

НСІ—ЬіСІ— Н 2 0 

IV. Негг, 2. апог^. Сііеш., 73, 274 (1912) 


и °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. 

0/ 

1 0 


'/.1 

М,'л 

(1 

(выч.) 

НСІ 

исі 

НСІ 

исі 

НСІ 

исі 

25 

5,00 

40,51 

64,32 

519,7 

1,764 

12,258 

1,286 

исі • н а о 


2,99 

41,84 

38,40 

536,4 

1,053 

12,652 

1,289 



1,78 

44,15 

22,97 

568,7 

0,630 

13,414 

1,288 



0 

44,63 

0 

573,9 

0 

13,536 

1,286 

ч 






'-.-' 








Авт. 




Примечание. М. И. 


501 





н\ и- 1 | ко,", он’ 


Н*50 4 — ІЛ 2 3 О 4 —Н 2 О 


н\ и* и Сол он' 


со 2 *_и г со 3 —н,о 


НС1—1ЛС1—Н 2 0 


П. И. Гончаров, ЖРФХО, ч. хим., 61, вып. 9, 1522—1523(1929) 


и °с 

| Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. % I 

ЛГ/1000 г Н 2 0 

НС1 

исі 

НСІ 

исі 

—15,723 

3,25 

7,56 

1,0 

2,0 

Лёд 

— 9,303 

3,38 

3,93 

1,0 

1,0 

У 

— 4,434 

3,50 

0,407 

1,0 

0.1 


— 9,498 

0,335 

7,79 

0,1 

2,0 

ч 

— 4,327 

0,349 

4,053 

0,1 

1,0 


— 0,714 

0,362 

0,421 

0.1 

0,1 


1 


1 

| Авт. 

1 м 


И |) и м (-• ч а н и »*, Метол ' криоскопнческий (±0,001—0,05°). 


н\ І-і'ІІВг', он' 

НВг—ЫВг—Н 2 0 

А. 5соІІ, Е. Пигііаш, ,1. РІіуз. СНсш., 34, 535(193()) 


1, "С;. 

1 Жидкая фаза 

Твердая фаза 

| вес. о ; 0 

НВг 

ІЛВг 

25 

(29,90) 

(23,93) 

(5,44) 

0 

(34,45) 

(38,09) 

(55,29) 

60,41 

ЫВг или ЬіВг-2Н 2 0 

» ѵ » 

У » » 

У У У 

[ Авт. 


Примечание. М. И, (±0,01°). т= 8 —21 час. Анализ твердой фазы ке производился. Дан- 
гые заключены в скобки авторами. 

н\ ьгизо;’, он' 

Н 2 8 0 4 —Ы 2 80 4 —Н 2 0 


О. ѵап Богр, 2. рЬуз. СЬегп., 73, 289(1910) 


А °С 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

1 , "С 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. % 

вес. % 

И 2 5 0, 

и,во, 

Н 2 50, 

Ц,30 4 

30 

83,43 

15,65 

ин8о 4 

30 

54,54 

12,92 

Ы 3 80 4 • Н 2 0 


82,3 

15,5 



52,72 

11,44 



81,45 

13,56 



48,00 

10,20 



78,23 

11,64 



42,98 

10,57 



77,3 

11,31 

ц 


36,9 

11,90 



69,4 

13,75 

} 


32,7 

13,37 

„ 


65,7 

16,55 



16,60 

19,10 



62,49 

18,89 



15,37 

19,11 

„ 


62,14 

17,97 

и, 8 О 4 


12,23 

20,45 

V 


61,64 

17,05 



5,05 

22,74 

„ 


56,3 

13,87 

» 


0 

(35,85) 

„ 


55,08 

13,69 

У 






Авт. 



Авт. 



Примечание. М. И. Анализ твердой фазы: М. О. 


Н 2 8 0 4 —Ы 2 80 4 —Н 2 0 


С. Мопіетагііпі, Ь. Ьозапа, Ь’ ІпсЫігіа сЫтіса, Кота, 4, 107,199 и 291 (1928) 


и °с 

Жидкая фа 

вес. о| 0 

Н 2 8 0, 1 Ц80. 

іза 

а 

Твердая фаза 

12,5 

87,02 

12,32 

1,8998 

ГІН 3 (50 4 ) 2 +ГіН50 4 


75,58 

10,08 

1,8154 

ЬіН80 4 


66,24 

13,36 

1,7230 

ГіН5О 4 .Н„0 


58,92 

12,12 

1,6278 



54,14 

8,13 

1,5008 

I ,іН 50 4 • Н 2 0 4- Ьі 2 30 4 


42,20 

8,76 

1,4021 

1Л 2 80 4 4- 1Л„80 4 • Н,0 


38,12 

10,42 

1,3618 

У У 


28,36 

13,35 

1,3263 

Ы,80 4 • Н 2 0 


23,72 

15,82 

1,2992 



15,74 

19,32 

1,2712 



8,75 

22,75 

1,2498 

ч 


0 

25,98 

1,2401 




Авт. 




Примечание. Заимствовано из справочника ЗеЫеіГа, стр. 932, 1940. 


н', и 'ксо", он'* 

со 2 —ы 2 со 3 —н 2 о 

О. Наеііпеі, Е ргакі. Сііетіе, 148, 295 (1937) 


и °с 

р со 2 

ата 

Жидкая 

фаза 

Твердая фаза 

1. °с 

V 

ата 

Жидкая 

фаза 

Твердая фаза 

вес. о,'о 
Ьі а СОз 

вес. °;о 
ЬцСО.і 

—12 

3 

12,36 

Ы,С0 3 (?) 

18 

13 

8,81 

и 2 со 3 (?) 


і 

12,36 



10 

8,11 


— 10 

5 

12,20 



5 

6,82 

„ 


3 

12,20 



1 

5,75 



1 

11,36 


40 

34 

6,66 


— 5 

8 

11,62 



30 

6,66 

» 


5 

11,62 



20 

6,25 



1 

8,77 



10 

4,72 


0 

10 

10,83 



5 

4,69 



8 

10,83 



1 

4,65 



5 

9,23 


60 

50 

5,23 



1 

7,69 



20 

4,10 


18 

20 

9,41 



1 

3,99 



16 

9,41 

У 1 







Авт. 




Авт. 



Примечание. М. И. (±0,1°). Время установления равновесия не указано. 


* Гомогенные равновесия между ІЛНСО* и и а С0 3 в воде при различных температурах и 
давлениях С0 2 см.: \ѴаІкег, Вгау, .Іойпзіоп, .1. Аш. Спет. $ос., 49, 1235 (1927). 


502 


і 


503 




Н\ Ыа‘| Р', ОН' 


НР—ЫаР—Н,0 


Н\ Ыа'||Р', ОН' 


НР—ЫаР—Н.,0 


Н\ У |] ОН', ВО"' 

В 2 0з —1^2^—Н 2 0 

М. Дукельский, ЖРФХО, ч. хим., 39, 980(1907); 2. апог§. СЬет., 54, 46 (1907) 



1 Жидкая фаза 1 

1 Твердая фаза 

і, °С 

вес. с 

/о 

остаток 

, вес. °/ п 



в 3 0 3 

и*о 

В 2 О я | 

и, о 


30 

3,54 

0 

_ 

— 

н 3 во 3 


4,76 

0,64 

— 

— 



9,09 

0,90. 

18,76 

0,86 

„ 


11,47 

0,96 

— 

— 

V 


14,14 

1,30 

28,84 

1,76 

Н,;ВС) Ч -(- Іл 2 0 • 5В г ()і] • 10Н 8 О 


14,24 

1,33 

— 

— 

ир. г,в 2 о а • юн 2 о 


15,40 

1,55 

31,00 

2,88 



22,94 

3,22 

30,80 

3,65 



27,07 

4,10 

34,25 

4,38 



28,83 

4,57 

— 

— 

„ 


30,12 

4,89 

— 

— 



30,81 

5,08 

36,11 

5,14 



16,39 

2,61 

— 

— 

Ы 2 0 • 2В 2 0 3 • д'И./) 


15,13 

2,54 

— 

— 

» 


13,25 

2,19 

— 

— 



6,20 

1,81 

— 

— 

„ 


3,36 

1,32 

— 

— 

„ 


2,48 

0,72 


— 

,, 


23,74 

5,65 

22,8 

6,6 

Ьі 2 0-В 2 0 3 - 16Н 2 0 


22,00 

5.25 

— 

— 



21,68 

5,22 

20,21 

6,24 



16,63 

4,16 

— 

— 



14,78 

3,66 

— 

— 



6,95 

2,17 

10,64 

4,00 



3,27 

1,58 

— 

— 



2,55 

2,99 

13,11 

6,22 

, 


2,49 

3,40 

12,51 

6,28 



2,78 

5,40 

12,69 

6,91 



3,56 

7,68 

12,76 

7,66 



3,38 

7,71 

— 

— 

и 2 о • в 2 о 3 • ібн 2 о + ион • н 2 о 


2,98 

7,51 

— 

— 

ион • н 2 о 


2,36 

7,48 

1,74 

15,12 



0 

7,01 


— 

»» 



Лет. 




Примечание. М. И. х=3—5,5 недель. Диборат (1.і 2 0-2В 2 0 3 -.*Н 2 0) в аморфном виде обра¬ 
зовывал пересыщенные растворы. Анализ твердой фазы; М. О. 


Н’, Ыа’ [| г', он' 

НР—N8?—Н 2 0 

А. ОіНе, Сотрі. гепсі., 123, 1283(1896); Апп. сЫш. рЬуя. (7), 10, 559 (1897) 


•ч. 

о 

О 

| Жидкая фаза 

Твердая фаза 

К °с 

| Жидкая фаза 

Твердая фаза 

1 вес. % 

| г/ЮО г Н 2 0 

1 вес. “/„ 

^4 

О 

О 

г Н 2 0 

I НР 

1 ЫаР 

НР 

| ЫаР 

| НР 

ЫаР 

1 НР 

ИаР 

21 

1 -.1,82 

4,39 

77,74 

8,17 

_ 

21 

5,24 

2,10 

5,65 

2,27 

(ЫаР • НР) 


36,25 

2,97 

59.64 

4,88 

— 


4.29 

2,11 

4,58 

2,25 



11,24 

2,06 

12,97 

2,38 

(ЫаР-ИР) 


0,95 

3,94 

1,00 

4,14 

„ 


7,57 

2,07 

8,38 

2,29 



0 

4,00 

0 

4,17 

(ЫаР) 















Авт. 





Ает. 1 



Примечание. М. И. Анализ твердой фазы не производился. .ІеЪи и НисИезІоп (1924 г.) 
полагают, что в данной работе равновесие не достигалось. 


НР— ЫаР-Н 2 0 


О. СІагк, Л. Ат. Сііет. 5ос., 41, 1489 (1919) 


и “с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. 

0) 

■ /0 

1 г/100 г Н.,0 

НР 

Иар 

НР 

| ИаР 

25 

41,80 

4,41 

77,7 

8,2 

(ЫаР • НР) 


36,24 

2,97 

59,6 

4 88 

п 


11,27 

2,08 

13,0 

2,4 



7,59 

2,08 

8,4 

2,3 



4,31 

2,11 

4,6 

2,25 

— 


0,95 

3,94 

1,0 

4,14 

ЫаІ- 


0 

4,03 

0 

4,2 

» 




- ^ 





1 

Авт. 



II р и ме ча и и е. Методика не описана. 


НР—№Р—Н 2 0 


в. В. Леііи, Ь. X Нисііезіоп, Л. Сііет. Зое., 125, 1453 (1924) 


и °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. 

01 

• /0 

г/100 г Н.,0 

Ж/1000 м Н 2 0 

индексы 

ИР 

ЫаР 

НР 

ЫаР 

НР , 

1 

ЫаР 

НР 

Н,0 

20 

9,17 

1,60 

10,28 

1 

1,79 : 

92,55 

7,7 

92,35 

998 

ЫаР • НР 


7,86 

1,66 

8,68 

1,83 

78,15 

7,85 

90,85 

1165 



3,91 

1,80 

4,17 

1,88 

37,55 

8,05 

82,3 

2195 



2,58 

1,92 

2,70 

2,01 

24,3 

8,6 

73,8 

3035 



2,39 

1,91 

2,50 

2,00 

22,5 

8,6 

72,4 

3215 



2,13 

1,96 

2,22 

2,04 

20,0 

8,75 

69,55 

3480 



1,49 

2,12 

1,55 

2,20 

13,95 

9,45 

59,65 

4275 



1,14 

2,38 

1,18 

2,47 

10,6 

10,6 

50,05 

4710 



0,80 

2,88 

0,83 

2,99 

7,45 

12,85 

36,8 

4925 

п 


0,6? 

3,31 

0,66 

3,45 

5,95 

14,8 

28,65 

4820 



0,46 

4,33 

0,48 

4,56 

4,3 

19,55 

18,1 

4190 

ЫаР • НР+ЫаР (ср.6) 


0,40 

4.30 

0,42 

4,51 

3,8 

19,35 

16,35 

4325 

ЫаР 


0,13 

4,05 

0,135 

4,23 

1,22 

18,15 

6,30 

5165 



0,10 

4,02 

0,104 

4,19 

0,94 

17,95 

4,95 

5290 



0,08 

3,97 

0,08 

4,14 

0,72 

17,75 

3,9 

5410 



0 

(3,80) 

0 

(3,96) 

0 

(17,0) 

0 

(5885) 

» 




Авт. 







Примечание. М. И, (±0,2°). т=2—4 недели. Анализ твердой фазы: хим. 
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НТ, Ыа’ Ц Р', ОН' 


НР—ЫаР—Н г О 


Н‘, ЫвЧ Р', ОН' 


НР—ЫаР—Н,0 


НР—N8?—Н 2 0 


И. В. Тананаев, ЖОХ, И, вып. 4, 270—274 (1941) 


(, °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. 

% 

| МОЛ. О/о 

НР I 

1 ИаР | 

НР 

ЫаР 

НР/ЫаР 

—2,25 

1,96 

0,82 

1,78 

0,36 

5 

Лёд 

—1,10 

0,98 

0,41 

0,89 

0,18 

5 

» 

-1,35 

0,94 

1,00 

0,86 

0,43 

2 

„ 

-0,63 

0,47 

0,50 

0,44 

0,22 

2 


— 1,60 

0,72 

1,52 

0,66 

0,66 

1 


—1.10 

0,48 

1,02 

0,43 

0,43 

1 

,, 

--0,70 

0,32 

0,68 

0,28 

0,28 

1 


—0,36 

0,16 

0,34 

0,14 

0,14 

1 


— 1,63 

0,45 

1,80 

0,41 

0,78 

0,53 

,, 

-- 1.02 

0,30 

1,20 

0.27 

0,52 

0,53 

„ 

—0,43 

0,15 

0,60 

0.14 

0,26 

0,53 


--2,03 

0,24 

2,31 

0,22 

1,00 

0,22 


—1,50 

0,18 

1,74 

0,16 

0,7-5 

0,22 

»> 

—0,98 

0,12 

1,16 

0,10 

0,50 

0,22 

>* 

—0,43 

0,06 

0,68 

0,05 

0,24 

0,22 



Лет, 



Примечание. М. П. 

НР-ЫаР—Н 2 0 

И. В, Тананаев, ЖОХ, 11, вып. 4, 270—271 (1941) 


л °с 

| Жидкая фаза 

Твердая фаза 

1 вес. % 

| МОЛ. о іо 

1 НР 

1 ИаР 

НР 

| ЫаР 

0 

75,70 

18,22 

83,07 

9,52 

ЫаР • 4НР 


73,15 

17,25 

79,49 

8,93 



72,57 

16,61 

78,46 

8,54 



71,50 

16,70 

77,26 

8,58 



70,40 

16,72 

75,96 

8,59 



69,40 

16,87 

74,86 

8,67 



68,95 

16,93 

74,39 

8,70 



68,11 

17,37 

73,64 

8,94 



67.26 

17,67 

72,78 

9,11 



65,72 

18,54 

71,40 

9,59 



64,06 

20,18 

70,25 

10,54 



63,20 

21,28 

69,78 

11,19 

ЫаР-ЗНР 


62,27 

20,73 

68,42 

10,84 



62,02 

20,68 

68,08 

10,81 

н 


61,20 

20,94 

67,23 

10,95 



60,46 

21,30 

66,53 

11,16 



59,94 

21,24 

65,90 

11,10 

ЫаР. 211Р 


59,56 

20,62 

56,18 

10,73 

н 


59,01 

20,10 

64,30 

10,40 



58,50 

19,51 

63,41 

10,07 



57,30 

18,77 

61,74 

9,63 



57,22 

18,97 

61,72 

9,74 

ЫаР•НР 


57,10 

18,91 

61,55 

9,70 



56,88 

17,20 

60,59 

8,73 



55,41 

15,63 

58,32 

7,83 



54,21 

13,71 

56,30 

6,76 

.. 


Авт. 



5С6 


Продолжение 


/, »с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. % 

МОЛ. 

°/о 

НР 

ЫаР 

НР 

ЫаР 

0 

53,14 

11,67 

54,34 

5,69 

ЫаР • НР 


51,86 

10,18 

52,45 

4,90 



51,25 

9,73 

51,64 

4,66 



50,00 

8,74 

50,00 

4,16 



47,87 

6,82 

47,20 

3,20 



45,46 

5,45 

44,31 

2,53 



43,96 

4,63 

42,57 

2,13 



40,90 

3,57 

39.22 

1,62 



38,96 

2,98 

37.14 

1,35 



22,60 

1,34 

24,79 

0,59 



15,30 

0,92 

12,22 

0,43 



9,27 

1,00 

8,47 

0,44 



3,95 

1,27 

3,60 

0,55 



0,45 

2,34 

0,42 

1,03 



0,27 

3,71 

0,25 

1,66 



0.10 

4,34 

0,09 

1,91 

ЫдР-НР-{-ЫаР 


0 

3,95 

0 

1,73 

ЫаР 

20 

60,00 

24,07 

67,30 

12,85 

ЫаР • ЗНР 


50,00 

9,95 

50,37 

4,78 

ЫаР-НР 


41,88 

4,79 

40,94 

2,23 



37,77 

3,67 

36,12 

1,68 



36,94 

3,34 

35,22 

1,53 



30,92 

2,46 

29,14 

1,10 



29,63 

2,20 

27,86 

0,98 



26,10 

1,93 

24,38 

0,86 



19,40 

1,61 

15,97 

0,71 



16,74 

1,51 

15,44 

0,65 



12,60 

1,46 

11,56 

0,64 



5,70 

1,76 

5,20 

0,77 



1,18 

9,57 

1,08 

1,12 



0,94 

2,75 

0,86 

1,20 



0,69 

3,26 

0,63 

1,42 

, 


0,53 

4,32 

0,49 

1,89 

ЫаР • НР + ЫаР 


0,39 

4,12 

0,36 

1,81 

ЫаР 


0,22 

4,03 

0,20 

1,77 



0 

4,10 

0 

1,80 


40 

50,20 

10,40 

50,74 

5,01 

ЫаР • НР 


38,08 

4,75 

36,66 

2,18 

п 


27,18 

2,98 

25,60 

1,34 

* 


20,78 

2,63 

19,38 

1,17 



15,50 

2,65 

14,38 

1,17 



10,94 

2,58 

10,10 

1,19 



6,45 

2,77 

5,93 

1,22 



2,75 

2,73 

2,52 

1,18 



1,59 

3,33 

1,47 

1,50 



1,20 

3,74 

1,11 

1,67 



1,11 

4,14 

1,02 

1,82 

ЫаР • НР ЫаР’ 


0,94 

4,56 

0,87 

2,09 

ЫаР 


0,47 

4,40 

0,43 

1,94 



0 

4,35 

0 

1,91 

и 


Авт. 



Примечание. М. П. 


507 









Н', Ыа'ІІСГ, ОН' 


НСі—ЫаСі— Н 2 0 


НУ Ыа'ІІСГ, ОН' 


НСІ—ЫаСі—Н 2 0 


№Р—№0Н-Н 2 0 


Н. Д. Нагорская, А. В. Новоселова, ЖОХ, 5, вып. 2, 183 (1935) 


№ 

А °С 

Жидкая фаза 

Твердая 

фаза 

№ 

1 °, с 

Жидкая фаза 

Твердая 

фаза 

вес. о-о 

\ мол. о; 0 

вес. о іо 

1 МОЛ. 0,0 

ЫаР/ЫаОН 

{2№Р 

1 Ыа.,0 

ЫаР 

ЫаОН 

2ЫаР 

|Ыа 2 0 

і 

0 

3,99 

0 

_ 

_ 

ЫаР 

13 

40 

4,47 

0 

_ 

_ 

N3? 

2 


3,49 

0,81 

— 

— 


14 


3,51 

0,81 

— 

— 


3 


2,65 

2,30 

— 

— 


15 


2,81 

2,30 

— 

— 


4 


2,37 

2,70 

— 

— 


16 


2,70 

2,70 

_ 

— 


5 

20 

4,10 

0 

0,908 

0 


17 

80 

4,48 

0 

._ 

_ 


(> 


3,40 

0,81 

0,750 

0,188 


18 


3,56 

0,81 


- - 


7 


2,89 

1,67 

0,642 

0,390 


19 


2,82 

2,30 




8 


2.70 

2,30 

0,602 

0,539 


20 


2,84 

2,70 


._ 


9 


2,45 

2,70 

0,547 

0,633 


21 

1)4 

4,73 

0 




10 


1,68 

5,66 

0,377 

1,333 

„ 

22 


3,47 

0,81 


— 


11 . 


1,25 

7,90 

0,283 

1,877 


23 


3,03 

2,30 

—- 



12 


0,38 

18,40 

0,091 

4,641 

» 

24 


2,78 

2,70 

— 

— 

„ 




Авт. 





Авт. 



Примечание. М. И. Анализ твердой фазы не производился. Для № 13. по данным А. В. Но¬ 
воселовой [ЖОХ, 4, вып. 9, 1207 (1934)], вес. ИаР —4,34, для № 17 — 4,50. 


Н\ N31101', ОН' 

НСІ—N301—Н 2 0 


К- Епееі, Сотрі. гепД., 102, 620 (1886); Апп. сЬіт. рЬу§, (6), 13, 375 (1888) 


і,°С 

| Жидкая фаза 

Твердая фаз а 

вес. 

. °!о 

1 «/л 

М 

(л 

| К т аС1 

а 

НСі 

ЫаСі 

НСІ 

[ ЫаСі 

НСІ 

0 

18,35 

3,19 

205,5 

35,66 

5,635 

0,61 

1,1195 

ЫаСі 


9,83 

12,04 

112,1 

137,4 

3,075 

2,35 

1,141 



4,68 

18,92 

54,9 

221,8 

1,505 

3,795 

1,1725 



2,85 

21,71 

33,8 

257,2 

0,927 

4,4 

1,185 



1,56 

23,70 

18,6 

283,5 

0,51 

4,85 

1,196 



0,56 

25,39 

6,75 

305,1 

0,185 

5,22 

1,202 



0,30 

25,97 

3,65 

312,7 

0,1 

5,35 

1,204 




26,49 

0 

319,7 

0 

5,47 

1,207 



о | 




ѵ — а— 

-■ ■—ѵ- — 









Аат. \ 



Примечание М. И. т—24 часа. Анализ твердой фазы не производился. 

НСІ—№С1—Н,0 

Е. Епкіааг, Ксс. Ігаѵ. сЬіт., 20, 194 (1901) 


і, "С 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес 

°/0 

I АІ/ІООО г Н а О 

НСі 

ЫаСі 

1 НСІ 

ЫаСі 

10 

1.55 

23,72 

0,57 

5,43 

N30 


1,17 

24,34 

0,43 

5,59 



0,95 

24,66 

0,35 

5,67 



0,73 

25,04 

0,27 

5,77 



0 

26,33 

0 

6,114 


10,5 

9,42 

12,50 

3,31 

2,740 



7,93 

14,43 

2,8 

3,180 



7,32 

15,44 

2,6 

3,420 



1,95 

23,12 

0,715 

5,280 



0 

26,34 

0 

6,116 










Авт. 



Примечание. М. И. т=6 —7 час. 


НСІ—№СІ— Н 2 0 

Р. 8с1ігеіпетакегз, 2. рііуз. СЬет., 68, 85 (1910); АгсЫѵез Ыёегіапсіаізез зс. 
ех. паі. (2), 15, 93 (1911) 



Жидкая фаза 


1 , °с 

вес. 

0 / 

/о 

Твердая фаза 


НСІ 

ЫаСі 


30 

35,60 

0,11 

ЫаСі 


17,35 

4,52 

„ 


12,50 

9,35 

„ 


6,93 

16,16 

„ 


0 

26,47 

» 


Авт. 



Примечание. М. И. 


Агшзігоп^, Еуге, Ыиззеу, 


НСІ—ЫаСІ- 

РасісИзоп, 


-н 2 о 

Ргос. 


Коу. 5ос. Ьопсіол, А, 79, 570 


Примечание. М. И. х = 2 часа. 





Жидкая фаза 



1. “С 

вес, 

0/ 

• /о 

| г/100 г Н 2 0 


Твердая фаза 


ІІСІ 

| ЫаСі 

| ПС! 

| N301 



0 

2,75 

21,94 

3,6465 

29,120 

' 

ЫаСі 


1,36 

24,16 

1,8233 

32,445 

— 

и 


0,67 

25,30 

0,9116 

34,170 

— 

и 


0 

26,35 

0 

35,775 

— 

у 

25 

14,33 

7,07 

18,23 

8,99 

1,1240 

(ЫаСі) 


2,74 

22,32 

3,65 

29,78 

1,1818 

(ЫаСі) (ср. 2) 


1,35 

24,42 

1,82 

32,90 

1,1915 

„ „ 


0,67 

25,35 

0,91 

34,26 

1,1971 

Л )) 


О 

26,55 

0 

36,15 

Аат. 

1,2015 

" У 


НСІ—№СІ— н 2 о 

I. Маззоп, Л. СЬет. 5ос., Тгапз., 99, 1136 (1911) 


і. °с 

Жидкая фаза 

Твердая фйза 

вес. 

% 

М/л 

.30 

| *4 1 

НСІ 

ЫаСі 

НСІ 

ЫаСі 

30 

23,34 

1,39 

7,205 

0,268 

1,1258 

ЫаСі 


19,39 

3,29 

5,950 

0,630 

1,1188 

» 


13,41 

8,43 

4,152 

1,628 

1,1289 



9,74 

12,60 

3,052 

2,463 

1,1427 

» 


7,64 

15,12 

2,412 

2,978 

1,1512 

у 


5,60 

18,03 

1,786 

3,589 

1,1633 

у 


2,99 

21,73 

0,969 

4,386 

1,1801 

и 


1,40 

24,21 

0,457 

4,932 

1,1906 

и 


0 

26,26 

0 

5,400 

1,2018 

м 





Авт. 




Примечание. М. И. (±0,03°). 


508 


509 


і 









н - , N4' іі сг.'огі' 


НСІ—КаСІ— Н 5 0 


Н’,[№Г|| СГ. ОН 


НСі—N301—Н 2 0 


НС1—ЫаСІ — Н 2 0 


Продолжение 


\Ѵ. Негг, 

2. апоге- СНега., 73, 274 (1912) 





Жидкая фг 

іза 







Жидкая фаза 




вес. % 

мол. % 

М/І000 М Н.,0 





1 


1 


1 


1 , *с 


1 





л* 

Твердая фаза 

1 

вес. % 

г/л | 

1 Щл 











і, °С 







а 

Твердая фаза 

НСІ 

ИаСІ 

2Н0І 

Иа.О 

2НСІ 

N8.0 










(выч.) 




і 







НСІ 

КаСІ 

НСІ 

КаСі 

НСІ 

| КаСІ 



















- - 25 

0 

26,45 

5,25 

5,25 

58,71 

58,71 

1,1952 

ЫаСІ 









80 

24,19 

2,48 

7,98 

0,48 

87,13 

5,23 

1,0780 


25 

10,52 

12,03 

119,7 

136,9 

3,283 

2,343 

1,138 

ЫаСІ 

16,60 

7,43 

6,46 

1,41 

70,14 

15,26 

1,0766 



6,68 

16,68 

77,20 

192,7 

2,117 

3,297 

1,155 


10,76 

13,38 

5,86 

2,56 

64,05 

28,00 

1,0913 



4,98 

18,98 

57,98 

221,1 

1,590 

3,782 

1,165 


9,60 

14,93 

5,83 

2,87 

63,87 

31,47 

1,0959 



3,19 

22,11 

37,63 

261,1 

1,032 

4,467 

1,180 


5,36 

20,30 

5,65 

3,97 

62,53 

43,96 

1,1152 

„ 


1,86 

23,86 

22,13 

283,5 

0,607 

4,850 

1,188 


1,70 

24,94 

5,49 

4,95 

61,34 

55,32 

1,1352 

„ 


0 

26,57 

0 

318 9 

0 

5,456 

1,200 

о ! 

0 

27,57 

5,54 

5,54 

62,30 

62,30 

1,1446 







Авт. 







Лет. 





Примечание. М. И. 


П р и м е ч 


н и е. Методика не описана. 


НСІ—ЫаСІ—НЛ) 

Н. С. Курнаков, Т. А. Генке, Доклады Росе. АП (А), егр. 167 (1924) 





Жидкая фаза 





вес 

'■ "/и 

мол. % 

А 1 / 10 П 0 м н,о 



і, °С і 







4 

Іверца* фаза 

. 

НСІ 

N81,Т 

2НСІ 

N8,0 

21КЛ 

Ыа.О 


25 

27,32 

0,05 

8,51 

0,01 

92,99 

0,16 

1,1816 

ЫаСІ 


23,76 

0,16 

7,19 

0,03 

77,47 

0,41 

1,1524 

п 


20,31 

0,61 

6,07 

0,11 

64,76 

1,19 

1,1287 



17,35 

1,67 

5,31 

0,30 

56,23 

3,20 

1,1159 



13,94 

4,02 

4,72 

0,72 

50,00 

7,67 

1,1134 

І 


11,89 

6,13 

4,52 

1,10 

47,95 

11,70 

1,1173 

м 


9,30 

9,38 

4,40 

1,70 

46,84 

18,07 

1,1272 



6,97 

12,75 

4,39 

2,34 

47,05 

25,12 

1,1393 

н 


5,76 

14,79 

4,45 

2,74 

48,00 

29,52 

1,1469 



4,70 

16,63 

4,52 

3,11 

48,98 

33,71 

1,1542 

м 


2,68 

20,55 

4,75 

3,93 

52,02 

43,05 

1,1702 



2,07 

21,80 

4,84 

4,20 

53,16 

46,16 

1,1755 



1,35 

23,47 

4,99 

4,57 

55,17 

50,50 

1,1818 



0,83 

24,54 

5,07 

4,81 

56,29 

53,32 

1,1867 



0,66 

25,45 

5,24 

5,03 

58,45 

56,04 

1,1912 

» 

1 



Авт. | 



НСІ—NаСI—НТ) 

Л. \У. Іпёііаш, .1. Сііега. Зое., 2, 1921 (1928) 


>. °о 


25 




Жидкая фаза 

_ 


ее с 

• “А. 


М1.і 




— 

— 

— 

— 


•А-, 

ч 

НСІ 

ИаО 

НСі 


н 8 о 



40,85 

0,083 

13,41 

0,017 

39,24 

1,1970 

0,02111 

29,39 

0,464 

9,236 

0,091 

44,62 

1,1458 

0,01582 

25,73 

0,817 

7,976 

0,158 

46,08 

1,1302 

0,01463 

23,00 

1,53 

7,073 

0,293 

46,98 

1,1213 

0,01400 

19,93 

2,85 

6,101 

0,544 

47,83 

1,1158 

0,01357 

17,16 

4,75 

5,253 

0,907 

48,38 

1,1160 

0,01353 

14,65 

6,96 

4,500 

1,333 

48,73 

1,1200 

0,01358 

12,38 

9,31 

3,830 

1,797 

49,05 

1,1282 

0,01391 

11,24 

10,74 

3,487 

2,079 

48,98 

1,1319 

0.01405 

10,23 

11,89 

3,185 

2,310 

49,08 

1,1352 

0,01419 

7,17 

15,99 

2,265 

3,149 

49,10 

1,1511 

0,01492 

2,74 

22,24 

0,886 

4,483 

49,06 

1,1781 

0,01641 

1,54 

24,03 

0,503 

4,880 

49,03 

1,1867 

0,01694 

0 

26,51 

0 

5,432 

48,85 

1,1981 

0,01779 



Авт. 


Твердая фаза 


(ЫаСІ) 


П римеча и и е. М. И. (±0,02°). ^—вязкость растворов в пуазах. 


510 


А 


511 










Н\ Ыа‘ ЦСГ, ОН' 


НС1— ЫаСІ —Н 2 0 


Н\ Ыа’ІСІ', ОН' 


НСІ—ЫаСІ— Н,О 


I ---- 

* НСІ — ЫаСІ —Н 2 0 


В. К. Семенченко, Е. А. Завада, ЖОХ, 1, вып. 8—9, 1120 (1931) 


1 , °с 

| Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. % 

1 М/л 

I М /1030 г Н,0 

НСІ 

ЫаСІ 

НСІ 

ЫаСІ 

НСІ 

ЫаСІ 

—14,645 

5,05 

8,10 

1,5 

1,5 

1,5954 

1,5954 

Лёд 

—11,465 

4,26 

6,84 

1,25 

1,25 

1,3154 

1,3154 

„ 

- 8,572 

3,46 

5,54 

1 

1 

1,0416 

1,0416 

„ 

— 6,498 

4,42 

1,42 

1,25 

0,25 

1,2872 

0,2576 


— 6,107 

3,52 

2,82 

1 

0,5 

1,0306 

0,5153 


— 6,047 

2,62 

4,20 

0,75 

0,75 

0,7714 

0,7714 


— 5,755 

1,75 

5,60 

0,5 

1 

0,5173 

1,0347 

„ 

- 5,574 

0,87 

6,94 

0,25 

1,25 

0,2577 

1,2886 

„ 

— 3,795 

1,78 

2,85 

0,5 

0,5 

0,5104 

0,5104 

„ 

— 1,838 

0,90 

1,44 

0,25 

0,25 

0,2531 

0,2531 

„ 

— 0,925 

0,45 

0,73 

0,125 

0,125 

0,1258 

0,1258 

“ 


1 



Авт. 




НСІ ЫаСІ н,0 

К. Ргіске, Р. Вгипппег, 2. апогд. СІіеіп., ‘228, 397—398 (1933) 


НСІ—ЫаСІ— Н 2 0 


О. АкегІОІ, Н. Тигск, Д Ат. СЬет. 5ос., 56, 1876 (1934); 59, 1918 (1937) 


і, °С 

Жидкая фаза ' | 

Твердая фаза 

вес. % 

Ж/1000 г Н 2 0 

НСІ 

.ЫаСІ 

НСІ 

ЫаСІ 

25 

36,79 

0,163 

16,000 

0,0442 

1 

ЫаСІ 


35,28 

0,208 

15,000 

0,0551 



33,71 

0,259 

14,000 

0,067 



32,06 

0,324 

13,000 

0,082 

» 


30,32 

0,405 

12,000 

0,100 

» 


28,48 

0,523 

11,000 

0,126 

„ 


26,53 

0,710 

10,000 

0,167 

ѵ 


24,45 

1,06 

9,000 

0,243 

„ 


22,19 

1,73 

8,000 

0,389 

„ 


19,/5 

2,87 

7,000 

0,035 

„ 


17,11 

4,66 

6,000 

1.020 

„ 


14,32 

7,17 

5,000 

1,561 



11,41 

10,34 

4,000 

2,261 

, О 


8,48 

14,04 

3,000 

3,100 

и 


5,57 

18,09 

2,000 

4,054 



2,73 

22,32 

1,000 

5,096 



1,35 

24,43 

0,50 

5,631 



(1 

2‘6,48 

0 

6,162 





. -- 





1 Ав/л, 



(, °с 

вес. 

% 

Жидкая фаза 

М{ 1000 а 

а 

Твердая фаза 

НСІ 

ЫаСІ 

НСІ 

К т аС1 

і 

1 

18 

13,00 

8,23 

3,567 ' 

1,408 

1,124 

і №С1 


9,75 

12,01 

2,674 

2,055 

1,1365 



6,08 

16,89 

1,6677 

2,890 

1,155 



3,38 

21,04 

0,9263 

3,605 

1,173 



1,32 

24,26 

0,3610 

4,151 

1,188 

у 


0,64 

25,40 

0,1756 

4,346 

1,195 

„ 


0,32 

25,91 

0,0870 

4,433 

1,197 

» 


0,16 

26,16 

0,0438 

4,475 

1,199 

„ 


0 

26,38 

0 

4,513 

1,200 

” 





Авт. 




Примечание. М. И. т = 1 день. Анализ жидкой фазы: СП — весовым методом, НСІ— титро¬ 
ванием. 


512 


Примечание. М. І1._(+ 0,01°). ?=^'Л4 часа, 


НСІ—ЫаСІ— Н а О 

Д. М. Корф, Л. П. Шатровская, ЖОХ, 10, вып. 13, 1232 (1940); Бюллетень 
ВИГ, № 4—5, 45 (1940) 




Жидкая фаза 



1 , °с 

вес. 

о/ ! 

| индексы 

Твердая фаза 


НСІ 

ЫаСІ 

НСІ 

Н 2 0 


25 

40,51 

0 

100 

297 

Р НСІ = 1 ата 


35,70 

0,87 

98,5 

354 

ЫаСІ при Я НС | = 1 ата 


4,60 

20,12 

26,8 

890 

ЫаСІ 


0 

26,42 

0 

905 

» 



Авт. 




Примечание. М. И. (±0,1°). 

зз Зак. 331. 513 


.1 




Н - , Ыа'ІІСІ', ОН' 


ЫаСІ—ЫаОН—Н 2 0 


Н\ Ыа'||С1', ОН' 


ЫаСІ—ЫаОН—Н 5 0 


ЫаСІ—NаОН—Н 2 0 


К. Епдеі, ВиІІ. 5ос. сЫш. (3), 6, 15 (1891); Согарі. гепб., 112, 1131 (1891) 


1 , °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. “/„ 

М/л 

а 

ЫаСі 

ЫаОН 

ЫаСІ 

ИаОН 

0 

26,49 

0 

5,47 

0 

1,207 

ЫаСІ 


23,64 

3,15 

4,938 

0,48 

1,221 



22,53 

4,40 

4,721 

0,673 

1,225 



20,05 

6,74 

4,238 

1,041 

1,236 



18,51 

9,47 

3,955 

1,478 

1,249 



11,26 

18,92 

2,495 

3,05 

1,295 



8,59 

23,06 

1,93 

3,788 

1,314 



4,04 

31,28 

0,941 

5,325 

1,362 

» 




— 

Авт. 




П римечание. Методика не описана. 


ЫаСІ-ЫаОН— Н г О 


А. ЭШе, Апп. сіііш. рЬув. (7), 10, 507 (1897) 


і, °С 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. % 

г/100 г И„0 

ЫаСІ 

ЫаОН 

ЫаСІ 

ЫаОІІ 

18 

26,47 

0 

35,99 

0 

(ЫаСІ) 


25,28 

1,23 

34,40 

1,68 

V 


24,26 

1,97 

32,88 

2,67 



24,11 

1,99 

32,63 

2,69 

у 


23,56 

2,44 

31,84 

3,30 

» 


20,77 

5,09 

28,02 

6,87 



18,33 

8,15 

24,93 

11,08 

у 


16,85 

9,71 

22,95 

13,22 

» 


15,98 

11,34 

21,99 

15,61 

у 


14,72 

12,35 

20,19 

16,94 

у 


9,42 

17,29 

12,86 

23,59 

» 

! 

5,13 

22,79 

7,12 

31,61 



2,19 

29,09 

3,18 

42,33 



1,30 

34,16 

2,01 

52,93 



1,15 

34,39 

1,78 

53,35 

» 




Авт, 



Примечание. М. И. Анализ твердой фазы не производился. По сравнению с другими 
данными растворимости ЫаСІ сильно занижены. 


ыасі—ыаон-н,о 


Р. \Ѵіп(е1ег, 2. ЕіекігосЬет., 7, 361 (1900) 


и °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. % 

| г/л 

1 

ЫаСІ 

тон 

ЫаСІ 

| ЫаОН 

а 

20 

25,65 

0,85 

308 

10 

1,200 

ЫаСІ 


25,45 

1,65 

308 

20 

1,210 



25,2 

2,45 

306 

30 

1,215 



24,65 

3,25 

302 

40 

1,225 

” 


24,15 

4,05 

297 

50 

1,230 



23,15 

4,85 

286 

60 

1,235 



22,35 

5,65 

277 

70 

1,240 



21,6 

6,45 

269 

80 

1,245 



20,9 

7,2 

261 

90 

1,250 



20,25 

8,0 

253 

100 

1,250 

” 


19,5 

8,8 

244 

ПО 

1,252 



18,85 

9,6 

236 

120 

1,252 



18,15 

10,3 

229 

130 

1,260 



17,45 

11,05 

221 

140 

1,265 

* 


16,75 

11,8 

213 

150 

1,270 



16,1 

12,55 

205 

160 

1,275 



15,45 

13,35 

197 

170 

1,275 



14,75 

14,05 

189 

180 

1,980 



14,1 

14,8 

181 

190 

1,285 



13,4 

15,5 

173 

200 

1,290 



12,75 

16,2 

165 

210 

1,295 



12,3 

17,0 

159 

220 

1,295 



11,7 

17,7 

152 

230 

1,300 



П,2 

18,4 

146 

240 

1,303 



10,65 

19,15 

139 

250 

1,30,5 



10,25 

19,85 

134 

260 

1,310 



9,8 

20,55 

129 

270 

1,315 



9,4 

21,2 

124 

280 

1,320 



8,9 

21,9 

118 

290 

1,325 



8,4 

22,55 

112 

300 

1,330 



8,05 

23,25 

107 

310 

1,333 



7,55 

23,95 

101 

320 

1,335 



7,15 

24,65 

96 

330 

1,340 



6,7 

25,3 

90 

340 

1,345 

и 


6,3 

25,95 

85 

350 

1,350 



5,9 

26,55 

80 

360 

1,355 



5,6 

27,2 

76 

370 

1,360 



5,2 

27,85 

71 

380 

1,365 



4,8 

28,45 

66 

390 

1,370 



4,45 

29,1 

61 

400 

1Д75 

” 


4,05 

29,7 

56 

410 

1,380 



3,75 

30,3 

52 

420 

і’385 



3,45 

30,95 

48 

430 

1,390 

” 


3,25 

31,55 

45 

440 

1,395 

” 


3,0 

32,15 

42 

450 

1,400 



2,8 

32,75 

39 

460 

1,405 



2,6 

33,35 

37 

470 

1,410 

» 




Авт. 
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Н - , Ыа- 5 С1', ОН' 


ЫаСі— М*ОН—Н,0 


Н - , N8’ 1С1', ОН' 


ЫаСі —ЫаОН | Н 2 0 


Продолжение 


і. °с 

| Жидкая фаза 

Твердая фаза 

| вес. % 

| г/д 

а 

ЫаСІ 

ЫаОН 

ЫаСі 

ЫаОН 

20 

2,4 

33,9 

34 

480 

1,415 

ЫаСі 


2,25 

34,5 

32 

490 

1,420 



2,1 

35,1 

30 

500 

1,425 



1,95 

35,65 

28 

510 

1,430 



1,9 

36,25 

27 

520 

1,435 



1,9 

36,8 

27 

530 

1,440 



1,8 

37,35 

26 

540 

1,445 



1,8 

37,95 

26 

550 

1,450 



1,7 

38,6 

25 

560 

1,450 



1,65 

39,2 

24 

570 

1,455 



1,6 

39,75 

23 

580 

1,460 

ц 


1,55 

40,25 

23 

590 

1,465 

1 


1,50 

40,8 

22 

600 

1 470 



1,4 

41,35 

21 

610 

1,475 



1,35 

41,9 

20 

620 

1,480 

() 


1,3 

42,4 

19 

630 

1,485 

(( 


1,2 

42,95 

18 

640 

1,490 

- 





Авт. 




Примечание. М. И. т—несколько суток (с периодический перемешиванием). Приводятся 
интерполированные данные по 24 отдельным определениям. 


ІЧаСІ-ІЧаОН— Н,0 


Р. 5сЬгешетакеГ8, 2. рііуз. Сііепі., 88, 85 (1910); АгсЫѵез Nее^1ап(^а15ез 
зс. ех. паі. (2), 15, 92 (1911) 


1 , °с 

ЫаСі 

Жидкая фаза 

вес. »/„ 

Ка г О или КаОН 

Твердая фаза 

30 

26,47 

0 

0 

ЫаСі 


21,49 

4,47 

5,77 



13,62 

12,22 

15,77 



4,36 

24,48 

31,59 



2,40 

29,31 

37,83 



1,12 

37,85 

48,85 



0,97 

41,42 

53,46 

ИаСІ 4- ЫаОН • Н 2 0 


0 

42 

54,21 

КаОН • Н 2 0 


Авт. | 




Примечание. М. И. 
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№С1—N8011—Н 2 0 


А. Н. Ноокег, СЬет. Меіаіі. Еп&., 23, 967—968 (1920) 


і, °с 

| Жидкая фаза | 

Твердая фаза 

вес. 

°!о 

г/д 

а 

ЫаСі 

ЫаОН 

ЫаСі 

ЫаОН 

20 

26,4 

0 

313 

0 

і 

1,204 

№СІ 


24,73 

2 

299,6 

24,23 

1,2115 



23,05 

4 

281,1 

48,78 

1,2195 

,, 


21,3 

6 

261,6 

73,64 

1,228 

,, 


19,6 

8 

242,5 

98,96 

' 1,237 

,, 


18,05 

10 

224,8 

124,55 

1,2455 



16,5 

12 

207,1 

150,6 

1,255 

„ 


14,98 

14 

189,5 

177,1 

1,265 

„ 


13,45 

16 

171,5 

204 

1,275 

„ 


11,9 

18 

153,0 

231,4 

1,2855 



10,45 

20 

135,4 

259,2 

1,296 

, } 


9,05 

22 

118,3 

287,6 

1,3073 

,, 


7,75 

24 

102,2 

316,4 

1,3185 



6,5 

26 

86,5 

346,1 

1,331 



5,3 

28 

76,5 

376,2 

1,3435 

„ 


4,29 

30 

58,3 

407,5 

1,3583 

і» 


3,27 

32 

44,9 

439,4 

1,373 

» 


2,6 

34 

36,1 

472,3 

1,389 

і п 


2,07 

36 

29,1 

505,8 

1,405 

ѵ 


1,75 

38 

24,9 

540,5 

1,4225 

ь 


1,44 

40 

20,7 

576 

1,440 



1,26 

42 

18,40 

613,2 

1,460 



1,09 

44 

16,1 

651,2 

1,480 

„ 


1,01 

46 

15,1 

689,8 

1,4995 

» 


0,94 

48 

14,3 

731,1 

1,519 

г> 


0,91 

50 

13,9 

769 

1,538 

V 


0,89 

52 

13,9 

810,7 

1,559 

ЫаСі (мет.) 


0,87 

54 

13,9 

853,5 

1,5805 

» » 


0,86 

56 

13,9 

897,7 

1,603 

ѵ » 


0,85 

58 

13,9 

942,8 

1,6255 

и » 


0,84 

60 

13,9 

989,4 

1,649 


60 

27,0 

0 

320,5 

0 

1,187 

ЫаСі 


25,3 

2 

301,3 

23,90 

1,1948 



23,61 

4 

283,9 

48,10 

1,2025 



21,94 

6 

265,6 

72,63 

1,2105 

и 


20,27 

8 

247,1 

97,52 

1,219 

Ч 


18,7 

10 

229,6 

122,8 

1,228 



17,13 

12 

211,9 

148,4 

1,237 

„ 


15,61 

14 

194,6 

174,5 

1,2465 

,, 


14,09 

16 

177,0 

201,0 

1,256 



12,6 

18 

159,5 

227,9 

1,266 

и 


11,11 

20 

141,9 

255,4 

1,277 



9,76 

22 

124,5 

283,3 

1,2875 



8,42 

24 

109,4 

311,8 

1,299 

•>> 


7,20 

26 

94,46 

341,1 

1,312 



5,98 

28 

79,24 

372 

1,325 

ѵ 


4,97 

30 

66,5 

401,4 

1,338 

» 


Авт. 
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Н - , Ыа‘ЦС1\ ОН 1 


ИаСі —ИаОН—Н 3 0 



519 


Анализ жидкой фазы: на СИ и ОН' (объемным методом). Анализ твердо;: фазы: 









520 













Н\ Иа'ІІСГ, ОН' 


ИаСі— N аОН—Н 2 0 


Продолжение 


Жид кая фаза 
вес. % 

ИаСІ иаон ^ _ 


Твердая фаза 
ИаСі 

N аСі -(- N аОН • М 2 0 
ЫаСі 


N,101 + ЫаОН • Н»0 
ШС1 


ЫаСІ + Ыа0Н-Н 2 0 
ЫаСІ 


ЫаС-І + ЫаОНН 2 0 
ЫаСІ 


522 



1 








Н\ Иа'ІІСІ', ОН' 


ИаСІ— ИаОН—Н 2 0 


Н‘> Иа‘ || СГ, ОН' 


ИаСІ— ИаОН—Н,Н 


Продолжение 


и °с 

Жидкая фа 
вес. % 

ИаСІ | ИаОН 

за 

а 

Твердая фаза 

120 

20,4 

10,0 


N«01 


16,8 

15,0 

— 

п 


13,3 

20,0 

— 

» 


10,5 

25,0 

— 

„ 


8,2 

30,0 

— 

,, 


6,5 

35,0 

— 



5,2 

40,0 

— 

,, 


4.4 

45,0 

— 



3,8 

50,0 

— 

у 


3,6 

55,0 

— 



3,8 

60,0 

— 

,, 


4,1 

6.5,0 

— 

» 


4,5 

70,0 

— 

„ 


4,86 

73,39 

— 

ИаСІ -(-N3011 

150 

30,0 

0 

— 

N«01 


25,6 

5,0 

— 

„ 


21,8 

( ю,о 

— 

п 


18,0 

15,0 

— 

„ 


15,0 

20,0 

— 

» 


12,1 

25,0 

— 

» 


10,0 

30,0 

— 

„ 


8,3 

35,0 

— 



7,0 

40,0 

— 

>» 


6,1 

45,0 

— 

» 


5,6 

50,0 


V 


5,4 

55,0 


а 


5,7 

60,0 

— 

„ 


6,0 

65,0 

— 

я 


6,5 

70,0 

— 

я 


7,02 

74,10 

— 

ШСІ + ^ОН 

180 

31,0 

0 

— 

І4аСІ 


27,0 

5,0 

— і 

и 


23,0 

10,0 

— 

» 


19,6 

15,0 

— 

„ 


16,3 

20,0 

— 

» 


13,8 

25,0 

— 

» 


11,8 

30,0 

— 

„ 


10,0 

35,0 

— 

» 


8,9 

40,0 

— 

„ 


8,0 

45,0 

— 

» 


7,7 

50,0 

— 

„ 


7,4 

55,0 

— 

а 


7,7 

60,0 

— 

Я 


7,9 

65,0 

— 



8,1 

70,0 

_ 

*» 


8,75 

76,05 

— 

ІМаСІ + ІЧаОН 



Авт. 


1 


Примечание. М. И. и термический. В таблице представлены интерполированные опытные 
данные. 
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№С1—№ОН—н 2 о 


А. Ап (горой, V/. Зоштег, 2. рЬуз. СЬет., 123, 185—189 (1926) 


1 , °с 

| Жидкая фаза 

Твердая фаза 

' 

вес 

ИаСі 

«/ 

• /п 

| ИаОН 

325 

5,0 

95,0 

а Ыа (ОН, СІ) 

313 

4,9 

93,5 


308 

4,9 

92,6 


279 

4,7 

89,0 

ЫаОН 

227 

4,5 

85,8 


326 

10,0 

90,0 

а N3 (ОН, СІ) 

311 

9,9 

89,2 


303 

9,9 

89,0 


213 

9,1 

81,9 

ЫзОН 

335 

20,0 

80,0 

а N«(011, СІ) 

322 

19,9 

79,5 


308 

19,6 

78,6 


282 

19,3 

77,3 


356 

30,7 

70,0 


343 

29,7 

69,3 


341 

29,5 

68,7 


360 

40,0 

60,0 

р N.4 (ОН, СІ) 

358 

39,9 

59,8 


354 

39,8 

59,7 


341 

39,4 

59,2 


504 

50,0 

50,0 


508 

49,9 

49,9 


580 

60,0 

40,0 


576 

59,8 

39,9 


644 

70,0 

30,0 


303 

0,0 

96,9 

ЫаОН 

290 

(4,8) 

(91,4) 

а N3 (ОН, СІ) ~\~ N3011 

230 

(9,3) 

(84,1) 

V Я 

175 ±5 

(12,0) 

(74,5) 

« Ыа(ОН, СІ) + р N3 (ОН, СІ) + ЫзОН 

58 

(8,0) 

(71,7) 

р Иа(ОН, СІ) + ИаОН + ЫаОН ■ Н 2 0 


Авт. 1 



Примечание. Метод—термический. Состав твердых растворов а и р не определяло*. 
В работе приводится полная политермическая диаграмма системы. 


ШС1— №0Н-Н 2 0 

О. АкеНоі, О. 5Ьоі(, 1. Ат. Сііет. Зое., 59, 1913—1914 (1937) 


и °с 

Жидкая фаза 

Твердая 

фаза 

І,°с 

1 Жидкая фаза 

Твердая 

фаза 

вес. % | Ж/1000 г Н,0 

вес. % 

ЛІ/1000 г Н 2 0 

ИаСІ | ИаОН | ИаСі | ИаОН 

ИаСі 1 ИаОН 

№С 1 | ЫаОН 

25 

26,48 

24,04 

21,55 

19,77 

18,93 

17,03 

15,041 

13,23 

0 

2,70 

5,43 

7.86 

8.87 
10,98 
13,68 
16,16 

6,162 

5,613 

5,048 

4,672 

4,486 

4,048 

3,610 

3,206 

0 

0,920 

1,858 

2,714 

3,070 

3,812 

4,798 

5,721 

N301 

и 

» 

V 

» 

25 

10,83 

9,99 

8.77 

7.78 
6,25 
4,88 
4,77 

18,82 

20,00 

22,18 

24,16 

26,45 

29,86 

30,15 

2,635 

2,442 

2,173 

1,956 

1,588 

1,280 

1,253 

6,688 

7,141 

8,031 

8,876 

9,824 

11,437 

11,582 

N301 

я 

М 

я 

я 

Авт. 

Авт. 


Примечание. М. И. Данные получены по двум параллельным определениям (±0,5%). 
В работе приводится также формула для расчета растворимости. 
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Н - , Ма’ЦСГ, ОН' 


N аСі —N аО И—Н 2 0 


Н', Иа' |1 СГ, ОН' 


ИаСі— ИаОН—Н г О 


ІЧаСІ —№ОН—Н.,0 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 



Жидкая фаза 


/, °с 

вес. % 

Твердая фаза 


ИаСІ 

ИаОН 



С. 3. Макаров, Л. С. Иткина, Изв. ОХН АН СССР, № 5, 282—291 (1944) 
[М. И. 0,1°, г = 2—3 суток] 


25 

50 


50 


/, °С 


-32,8 

-20 


25 


1,0 

1,36 


48,2 

48,2 


Авт. 


ИаСІ 


Л. С. Иткина, ЖПХ, 22, вып. 3, 279-281 (1949) [М. И. г'МІ.Г] 


18,74 

11,90 

3,83 


8,58 

17,83 

32,61 


ЫаСІ 


Авт. 


№С1— ІЧаОН— Н.,0 
ВЕРОЯТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РАСТВОРИМОСТЕЙ (рис, 27) 




Жидкая 

фаза 


1 


вес. 

% 1 

М< 1000 

іМН.О 

индексы | 

Твердая фаза 

ИаСІ | 

^он | 

ИаСі | 

ЫаОН 

ЫаСІ | 

н„о | 


8,58 

18,38 

36,2 

113,3 

24,2 

669 

NаС 1 • 211.,<) + ИаОН-лН-.О -|- де; 

23,7 

0 

95,7 

0 

100 

1045 

ЫаСІ -2Н.,0 

20,2 

5 

83,2 

30,1 

73,45 

883 


17,0 

10 

71,8 

61,7 

53,8 

749 

„ 

13,75 

15 

59,5 

94,8 

38,55 

648 

„ 

10,3 

20 

45,55 

129,2 

26,05 

572 

ЫаСІ (2НХ)?) 

7,0 

25 

31,7 

165,6 

16,05 

507 


26,25 

0 

109,7 

0 

100 

912 

ЫаСІ 

21,9 

5 

92,3 

30,8 

75,0 

812 


17,8 

10 

76,0 

62,4 

54,9 

723 


14,1 

15 

61,3 

95,3 

39,15 

639 


10,5 

20 

46,6 

129,6 

26,45 

568 

„ 

7,2 

25 

32,75 

166,0 

16,5 

503 

и 

4,3 

30 

20,2 

205,6 

8,95 

443 

V 

1,4 

40 

7,4 

307,4 

2,35 

318 

ИаСІ (мет.) 

4,2 

30,3 

19,8 

208,3 

8,7 

438 

ЫаС1 + аИа0Н-4Н 2 0 

0 

29,6 

0 

189,3 

0 

528 

а N аОН • 4Н.,0 

26,5 

0 

111,1 

0 

100 

900 

ИаСІ 

22,2 

5 

94,0 

30,9 

75,25 

801 

» 

18,1 

10 

77,6 

62,6 

55,35 

713 

» 

14,3 

15 

62,3 

95,55 

39,45 

633 

» 

10,7 

20 

47,6 

130,0 

26,8 

563 

„ 

7,4 

25 

33,7 

166,5 

16,85 

500 


4,7 

30 

22,2 

206,9 

9,7 

436 

» 


Продолжение 


/, °с 

вес. % | 

Жидкая фаза 
мцтм Н 2 0 

1 индексы 

Твердая фаза 

ИаСі і 

№ОН 1 

ИаСі | 

ИаОН 

ИаСі | 

Н,0 

25 

1,7 

40 

9,0 

309,0 

2,85 

314 

ИаСІ 


0,9 

50 

5,65 

458,6 

1,2 

215 



0,85 

51,9 

5,55 

494,7 

1,1 

200 

ЫаСІ + ЫаОН - Н..О 


0 

53,2 

0 

511,9 

0 

195 

ЫаОН • Н..О 

50 

26,8 

0 

112,8 

0 

100 

887 

ЫаСІ ' 


22,5 

5 

95,65 

31,05 

75,5 

789 



18,4 

10 

79,2 

62,9 

55,75 

704 



14,7 

15 

64,45 

96,1 

40,15 

623 



11,1 

20 

49,7 

130,7 

27,55 

554 



8,0 

25 

36,8 

168,0 

17,95 

488 



5,4 

30 

25,8 

209,1 

11,0 

426 



2,3 

40 

12,3 

312,2 

3,8 

308 



1,4 

50 

8,9 

463,3 

1,9 

212 



1,3 

57,8 

9,8 

636,4 

1,5 

155 

ІЧаСІ -|- ы"аОН • 11., О 


0 

59,2 

0 

653,4 

0 

153 

І9аОЦ.Н,0 

100 

28,2 

.0 

121,05 

0 

100 

826 

ІЧаСІ " 


24,0 

5 

104,2 

31,7 

76,7 

736 



19,8 

10 

86,9 

64,15 

57,55 

662 



16,0 

15 

71,5 

97,9 

42,2 

: 590 



12,6 

20 

57,6 

133,6 

30,1 

523 



9,8 

25 

46,3 

172,7 

21,15 

457 



7,3 

30 

35,9 

215,5 

14,3 

398 



4,3 

40 

23,8 

323,4 

6,9 

288 



3,05 

50 

20,0 

479,6 

4,0 

200 



3,05 

60 

25,45 

731,3 

3,35 

132 



3,6 

70 

42,0 

1194 

3,4 

80,9 



3,9 

73,0 

52,0 

1423 

3,5 

67,8 

ЫаС1-|’ ІЧаОН 


0 

77,1 

0 

1516 

0 

66,0 

ІЧаОІ 1 

150 

30,0 

0 

132,1 

0 

100 

757 

ІМаС.1 


25,6 

5 

113,7 

32,45 

77,8 

684 



21,7 

10 

97,9 

65,9 

59,75 

617 



18,0 

15 

82,8 

100,8 

45,1 

545 



14,9 

20 

70,55 

138,3 

33,8 

478 



12,1 

25 

59,3 

179,0 

24,9 

420 



10,0 

30 

51,4 

225,2 

18,6 

362 



7,0 

40 

40,7 

339,8 

10,7 

263 



5,6 

50 

38,9 

507,1 

7,1 

183 



5,6 

60 

50,2 

785,4 

6,0 

120 



6,1 

70 

78,7 

1319 

5,70 

71,5 



6,7 

74,4 

109,3 

1773 

5,8 

53,1 

ЫаСІ + ЫаОН 


0 

80,3 

0 

1836 

0 

54,1 

ИаОН 

200 

31,8 

0 

143,7 

0 

100 

696 

ИаСІ 


28,1 

5 

129,5 

33,65 

79,4 

613 



24,0 

10 

112,1 

68,2 

62,2 

555 



20,7 

15 

99,2 

105,1 

48,55 

489 



17,5 

20 

86,3 

144,1 

37,45 

434 



15,1 

25 

77,7 

187,9 

29,25 

376 



13,1 

30 

71,0 

237,4 

23,0 

324 



10,4 

40 

64,6 

363,2 

15,1 

234 



9,2 

50 

69,5 

551,9 

11,2 

161 



9,2 

60 

92,1 

877,3 

9,5 

103 

» 


526 


і 


527 







НВг—ИаВг—Н,0 
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Н', Иа" 1 Вг', ОН' 


НВг—ИаВг—Н,0 


НВг—№Вг—Н 2 0 

А. ЗсоК, Е. ОигЬат, 1. РЬуз. СЬет., 34, 535 (1930) 

Жидкая фаза I! I Жидкая ф; 


(, °С вес. % 

НВг N аВг 

25 17,65 27,31 

12,98 32,62 
9,04 37,19 


Твердая фаза 


ЧМаВг • 2Н )0 


Жидкая фаза 
I, °С вес - % 

НВг ЫаВг 


25 4,61 42,55 

0 48,22 


Твердая фаза 


ІМаВг • 2Н..О 


I Аат. | || | Аат. \ 

Примечание. М. И. (± 0,01°). т = 8—21 час. Анализ твердой фазы не производился. 

НВг—ШВг—Н 2 0 

В. И. Николаев, М. И. Равич, ЖОХ, 1, вып. 7, 789 (1931) 


Жидкая фаза 
вес. % 

НВг ЫаВг 


Твердая фаза 


Жидкая фаза 
вес. »; 0 
НВг НаВг 


Твердая фаза 


I — 22,7 

9,40 

21,38 

Лёд 

— 31.1 

9,54 

25,65 

Лёд + 

1 —16,1 

3,69 

22,73 

„ 




4- ИаВг • 5Н 2 0 

I —12,1 

0 

23,60 


427,3 

0 

38,46 

Тоже 

1 —11,9 

9,07 

8,98 


— 27,0 

9,12 

28,45 

ЫаВг • 5Н 2 0 

! - 7,3 

5,04 

9,38 

» 




+ ЫаВг-2Н г О 

®» — 3,1 

0 

9,88 

» 

— 25,4 

7,18 

31,90 

То же 

4 -34,8 

16,94 

16,50 

Лёд + 

— 24,6 

4,73 

34,90 





ЫаВг • 5Н а О 

— 22,0 

0 

41,26 


| — 32,9 

14,07 

19,97 

То же 


Ѵ ', 




I Авт. | || | Авт. \ 

Примечание. М. П. и термический. Анализ твердой фазы: М. О. 

НВг—№Вг—Н 2 0 

В. И. Николаев, М. И. Равич, ЖОХ, 1, вып. 7, 787—788 (1931) 

| Жидкая фаза | | | Жидкая фаза I 


вес. °/, 
НВг ЫаВг 


Жидкая фаза 

Твердая фаза I (, °С вес * % 

I ~ с 

НВг ЫаВг 


Твердая фаза 


25 41,38 6,33 — 

37,21 9,81 — 

36,47 9,96 — 

34,50 11,65 1,4498 
33.16 12,84 1,4484 
28,77 16,38 1,4468 


ИаВг 

ИаВг•2Н а О 


34 Зак. 331. 
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Н‘, Иа‘ II Вг\ ОН' 


"НаВг—ЫаОН—Н 2 0 


Жидкая фаза 


!, °С вее - % 


НВг ЫаВг 


Жидкая фаза 


Твердая фаза I, °С вее ‘ 0,0 


НВг ЫаВг 


Продолжение 


Твердая фаза 


ЫаВг•2Н а О 


ЫаВі • 2Н.р 


52,56 1,5942 

2,77 — 

3,76 1,4955 
4,47 1,4685 
8,45 1,4680 
13,88 1,4659 
20,60 — 
30,53 1,5003 
36,30 1,5231 
38,83 1,5363 
43,27 1,5511 


ЫаВг • 2Н.,0 
ЫаВГ 


Авт. I II I Авт. 

Примечание. М. И. Анализ твердой фазы: М. О. 

НВг—№Вг—Н 2 0 

О’Вгіеп, Кеппу, Риха, Л. СЬет. Есіисаііоп, 17, 576 (1940) 

-—:-:—г-—;-~ ' іі 


Жидкая фаза 
вес. % 
НВг | ЫаВг 


25 43,38 

38,29 


43,38 4,95 

38,29 8,75 

14,08 32,49 


Твердая фаза 


ЫаВг.2Н 2 0 


Жидк ая фаза 
вес. % 
НВг НаВг 

7,39 37,37 

3,79 44,41 

О 48.63 


Твердая фаза 


ЫаВг-2Н,0 


Авт. I II I Авт ' 1 м _ 

Примечание. М. И. (± 0,02°). х=24 часа. Анализ твердой фазы: М. О. 

ШВг— ІЧаОН— Н 2 0 

А. БШе, Апп. сЫш. рЬуз. (7), 10, 569 -570 (1897); Сошрі. геікі., 124, 31 (1897) 

--Жидкая фаза жидкая фаза 

( о С • вес, % а/100 а Н 2 0 Хвердая фаза °С вес - 7; _е/ШОа н ? 0_ Твердая фаза 

ЫаВг ЫаОН ЫаВг ІЫаОН _ ЫаВг ЫаОН ЫаВг ЫаОН -. 

-- г — і ; і і ‘ : 


ЫаВг • 2Н 2 0 17 


47,75 0 91,38 0 

45,23 1,03 84,16 1,91 
43,61 1,78 79,86 3,26 

40,37 4,32 73,00 7,81 

39.77 4,56 71,43 8,19 
38,66 5,19 68,85 9,24 
38,05 5,83 67,81 10,39 
36,39 7,53 64,90 13,43 
35,33 8,84 63,33 15,83 
34,99 9,53 63,06 17,17 

34.78 10,12 63,11 18,36 
34,42 10,53 62,51 19,12 
34 11 11,34 62,56 20,80 


| | | Авт. | II 

Примечание. М. И. Анализ івердой фазы 


59,60 22,35 
56,79 23,64 
55,03 24,74 
54,68 25,04 
52,87 26,00 
48,00 28,43 
I 45,01 31,40 
! 38,41 36,61 
' 33,25 42,03 
1 29,37 46,96 
I 26 55 50,25 
I 24,76 54,52 


(ЫаВг) 


не производился. 
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ц-. Ыа'Ц.1’, ОН' 


Ыа.1—ЫаОН—Н 2 0 


Н - , Ыа' II Г, ОН' 


Ыа.1—ЫаОН—Н 2 0 


Н\ II У, ОН' 

НЛ^аЛ-Н 2 0 


А. ОШе, Аші. сЫт. рЬуз. (7), 10, 564 (1897) 



Жидкая фаза 1 



1 , °с 

вес. 


г/№9 г 

н 2 о 

Твердая фаза 


Ш 

Ыа.1 

ш 

Ыа.1 



20 

67.30 
60,87 
58,90 
58,13 

56.31 
53,44 
47,37 
34,76 
29,49 
22,86 
17,68 
11,11 

7,35 

1,21 

2,82 

4.11 
4,97 
5,27 

6.11 
8,18 

13,17 

25.12 
30,54 
37,40 

43.13 
50,08 
54,00 
60,94 

225,26 

173,78 

163,05 

158,82 

149,87 

139,20 

120,05 

86,65 

73,80 

57,53 

45,11 

28,64 

19,02 

3,21 

9,44 

11,72 

13,77 

14,40 

16,27 

21,30 

33,38 

62,60 

76,43 

94,13 

110,04 

129,07 

139,70 

161.02 

(N31 • 2Н г О) 

» 

» 

)» 

» 

и 





Авт. 




і і 

Примечание. М. И. Анализ твердой фазы не производился. 


N81—№ОН—Н 2 0 


ль» а 

1, °С 

Жидкая фаза 1 

Твердая фаза 

вес. °!о _1 

г/103 г 

н 2 о 

Ыа.1 | 

ЫаОН 

Ыа.1 | 

ЫаОН 

22 

60,47 

1,37 

158,48 

3,60 

(Ш5-2ЩО) 


59,07 

2,14 

152,26 

5,51 

*> 


57,22 

3,04 

143,95 

7,64 



55,32 

4,45 

137,52 

11,07 

» 


53,70 

5,76 

132,43 

14,20 

» 


52,36 

6,91 

128,52 

16,95 

>* 


50,96 

8,24 

124,89 

20,20 

» 


50,24 

9,03 

123,38 

22,18 

•> 


50,21 

9,15 

123,58 

22,53 



49,70 

9,98 

123,24 

24,74 

” 


49,20 

10,75 

122,83 

26,84 

» 


48,90 

11,46 

123,36 

28,90 

» 


48,74 

11,74 

123,33 

29,71 

» 


48,50 

12,01 

122,78 

30,40 



48,15 

47,88 

12,86 

13,30 

123,53 

123,34 

33,00 

34,27 

(Ыа4-2Н 2 0 + Ыа4) 


46,96 

14,27 

121,12 

36,82 

(Ыа.1) 


46,00 

15,54 

119,63 

40,41 

» 


42,20 

20,52 

113,18 

55,05 

» 


41,83 

21,16 

113,01 

57,17 

» 


41,41 

21,79 

112,50 

59,19 





Авт. 

1 


Примечание. М. И. Анализ твердой фааы не производился. 


N81—№ОН—Н 2 0 

К. Ротегоу, Э. КігзсЬтап, 1. Ат. СЬет. Зое., 66, 178 (1944) 


Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. % 

.М/л 

а 

Иа.1 

ИаОН 

Ыа.1 

ЫаОН 

63,9 

0 

8,14 

0 

1,910 

ЫаЛ•2Н г О 

61,45 

2,06 

7,74 

0,97 

1,888 

п 

61,3 

2,98 

7,69 

1,40 

1,881 

» 

59,15 

3,75 

7,40 

1,76 

1,876 

» 

58,8 

3,78 

7,34 

1,77 

1,871 

» 

56,95 

5,60 

7,11 

2,62 

1,872 


54,5 

8,01 

6,76 

3,72 

1,860 


54,3 

8,15 

6,72 

3,78 

1,856 


53,55 

8,71 

6,63 

4,04 

1,856 


52,1. 

10,51 

6,48 

4,90 

1,865 


51,9 

10,61 

6,43 

4,93 

1,858 

» 

52,45 

10,57 

6,54 

4,94 

1,870 


51,3 

11,66 

6,40 

5,45 

1,870 


50,6 

13,54 

6,36 

6,38 

1,885 


50,7 

14,91 

6,44 

7,10 

1,905 


50,7 

15,01 

6,45 

7,16 

1,908 

„ 

50,35 

15,04 

6,42 

7,19 

1,912 


50,35 

15,20 

6,41 

7,24 

1,908 

,, 

51,25 

15,15 

6,56 

7,27 

1,919 

, 

50.6 

15,69 

6,49 

7,54 

1,922 


51,45 

15,95 

6,66 

7,74 

1,942 


52,4 

16,56 

6,92 

8,20 

1,981 

ЫаЛ-2Н 2 0 4-Ыа4 

52,2 

16,79 

6,88 

8,30 

1,977 

Ыа.1 

51,4 

17,57 

6,76 

8,66 

1,972 


49,9 

18,91 

6,54 

9,29 

1,965 


49,7 

19.25 

6,50 

9,44 

1,962 

,, 

49,45 

19,59 

6,47 

9,61 

1,962 

,, 

48,8 

19,92 

6,34 

9,70 

' 1,948 

,, 

47,85 

21,19 

6,24 

10,36 

1,956 

» 

46,0 

23,32 

5,99 

11,38 

1,952 

Р) 

44,15 

25,97 

5,76 

12,71 

1,958 


43,1 

27,41 

5,62 

13,41 

1,957 

„ 

43,2 

27,56 

5,64 

13,49 

1,958 


42,25 

28,58 

5,50 

13,95 

1,953 


42,25 

29,08 

5,52 

14,24 

1,959 


41,7 

29,43 

5,45 

14,41 

1,959 


41,25 

30,89 

5,42 

15,21 

1,970 

» 




Авт. 




Примечание. М, И. х=4—12 суток. Точность результатов ь Іо;,,. 
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IГ, Иа‘ Іі 50 4 ", ОН' 


Н 2 8 О,—N а 2 8 0 4 —11,0 


Н\ Иа' 11 80/', ОН 1 


Н,80 4 —На 2 80 4 —Н 2 0 


Н\ N8* II 80?, ОН' 
Н 2 30 4 —N^304—Н 2 0 


Л. О’Анз, Ь. ЗЬерЬегй, Р. ОідпіЬег, 2. апог^. СЬет., 49, 358—361 (1906) 





Жидкая фаза 



№ 

7. °С 

вес. 

°,0 

М/1003 г 

Твердая фаза 



Н,80 4 

Иа 2 80 4 

Н,80 ч 

і 

На 2 80 4 


1 

25 

25,60 

29,70 

2,611 

2,091 

Ыа я Н(30 4 ) 2 + Ш 3 Н(80 4 ) 2 • Н 2 0 

2 


16,34 

34,64 

1,666 

2,437 

N330(804)2+ N3^04 (мет.) 

3 


15,46 

33,57 

1,576 

2,363 

N330(804)2 -Н 2 0 +N35,804 

4 


8,67 

32,07 

0,884 

2,256 

N3,804 + N33804 • ЮН 2 0 

5 


3,32 

24,75 

0,338 

1,742 

Ыа 2 80 4 • ЮНчО 

6 


2,81 

23,74 

0,286 

1,671 

» 

7 


0 

(21,86) 

0 

(1,539) 

» 





Авт. 



П р іі м с ч я и и е. М. И. (± О,Г), х > 6 час. В составах № 2 ц 4 вес. даны авторами. 


Н 2 $0 4 -Ш 2 $0 4 - Н 2 0 

.1. П’Апя, О. 8сЬістИ, 7. апог&. СЬет., 61, 91—95 (1909) 


Жидкая фаза 




% 

Л1/1000 г 

М/НКЮ м н„о 

Индексы 




рнс і во ра 

.... 

. . . „ 

... _ 

_ „ 


И.,8 Од 

№і,80, 

И 2 8 0 4 

Кя,Я0 4 

Н,80 4 


Н.50* 

п.о 

16,7 

14,52 

32,25 

1,48 

2,27 

50,1 

76,8 

39,48 

788 

25 

86,11 

11,22 

8,78 

0,79 

592,4 

533 

91,75 

15 


70,42 

0,99 

7,18 

0,07 

452,4 

4,39 

99,04 

219 


67,38 

4,33 

6,87 

0,305 

437,5 

19,4 

95,75 

219 


64,83 

4,55 

6,61 

0,32 

389 

18,8 

95,39 

245 


56,49 

6,68 

5,76 

0,47 

282 

23,0 

92,46 

328 


48,65 

6,68 

4,96 

0,47 

199 

18,9 

91,33 

459 


41,49 

10,94 

4,23 

0,77 

160 

29,3 

84,52 

528 


30,60 

26,28 

3,12 

1,85 

130,4 

77,3 

62,78 

481 


7,48 

28,41 

0,763 

2,00 

21,45 

56,22 

27,62 

1287 


5,88 

26,28 

0,60 

1,85 

16,01 

49,09 

24,59 

1536 


1,44 

22,59 

0,147 

1,59 

3,49 

37,7 

8,47 

2428 


0,78 

22,02 

0,08 

1,55 

1,96 

36,2 

5,14 

2621 





Авт. 





И рн и е ч а и и с. М, И. 


Твердая фаза 


М.і а Н(50 4 ) а .Н 2 0 + 
+ Иа 2 30 4 + 

+ Иао80 4 - 10Н 2 О 
N303(864), (?) 


ЫаНЗС >4 


ЫаН50 4 + 

+ 0аНЗО 4 .Н 2 О 
0аНЗО 4 • Н,0 


ЫаН30 4 • Н 2 0 + 
+ Ка 3 Н(50 4 ) 2 
0а 2 ЗО 4 • ЮН,0 


» 


Н 2 3 0 4 —Ка 2 3 0 4 —Н а О 


\У. Негг, 2. апог^. Сііеш., 73, 276 (1912) 


1, °С 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. 

0 / 

/0 

г/л 

М/л 

а 

(выч.) 

Н„80 4 

Иа 2 80 4 

н 2 зо 4 | 

Иа 2 80 4 

Н 2 80 4 

N 8,804 

25 

5,81 

26,65 

76,40 

350,2 

0,779 

2,465 

1,308 

N3^04 • 1 ° Н 2 ° 


3,93 

24,99 

50,02 

317,9 

0,510 

2,238 

1,272 

„ 

| 

0 

1 

22,08 

0 ' 

267,1 

0 

1,881 

1,211 

» 






Авт. 




Примечание. М. И. 


Н 2 3 0 4 —Ка 2 3 0 4 —Н 2 0 


Н. АѴ. Рооіе, Л. ІпіЗ. Еп§. СЬет,, 11, № 7, 630 (1919) 




Жидкая фаза 

! Твердая фаза 

■г № 

; (, °С 

вес. “/о 




Н 2 80 4 1 

Иа 2 8 0 4 


і 

12 

(58,79) 

(4,33) 

№Н50 4 -Н 2 0 

‘7 


27,96 

25,45 

КаН50 4 • Н 2 0 + Ыа 3 Н(50 4 .) 2 

,ч 


27,96 

25,38 

„ „ 

4 


16,52 

32,90 

N3+1(504)2 + Ыа 2 50 4 ■ 10Н 2 О 

Г) 


16,51 

32,96 

» » 

6 


0 

9,44 

N30804 • ЮН 2 0 

7 


0 

9,53 

„ 

8 

25 

56,25 

6,54 

N314504 • НоО 

9 


30,57 

26,91 

N314504 • Н 2 0 + Ыа 3 Н(50 4 ),. 

10 


30,59 

27,13 

п » 

11 


16,29 

35,53 

На 3 Н(50 4 ) 2 -{- На 2 50 4 

12 


16,25 

35,20 

и м 

13 


8,62 

33,50 

Ыа 2 50 4 + N3.4504 • 10Н 2 О 

14 


8,62 

33,46 

» » 

15 


0 

21,90 

_ ✓ і 

N3^504 • 10Н 2 О 



Авт. 



Примечание. М. И. Постав № I по данным ЬоеиеГа (Апп. сМт. рііуа. (-І), 49, 50 (1857)]. 

535 


534 


1 






Н\ Ка'ЦЗО,", ОН' 


НгЗО.—На 2 30 4 —Н,0 


НоЗ О*—Ыа 2 8 0 4 —Н э О 


Н 2 30 4 —№ 2 3 0 4 —Н 2 0 


РазсаІ, Его, Виіі. Зое. сЫт. (4)! 25, 39—43 (1919) 


№ 

(. °с 

Н 2 3 0 4 

Кидкая фаза 

вес. 7„ 

н 2 о 

Твердая фаза 

1 

—45 

42,8 

1,6 

55,6 

Н 2 50 4 • 4Н 2 0 + І4аН50 4 • І4а 2 50 4 

2 

—30 

42,80 

1,60 

55,6 

І4аН50 4 • І4а 2 50 4 

3 


37,10 

2,30 

60,6 

ЫаН50 4 - І4а 2 50 4 (мет.) 

4 


26,80 

3,10 

70,1 

и » 

5 

—24 

35 

7,5 

57,5 

ЫаН50 4 -Ыа 2 5 0 4 +Ыа 2 50 4 - 10Н 2 О+лёд 

6 

—10 

15 

5 

80 

І4а 2 50 4 • 10Н 2 О лёд 

7 

— 3 

32,10 

9,10 

58,80 

ЫаН50 4 • Н 2 0 (мет.) 

8 


27,10 

16,0 

56,90 

І4аН50 4 ■ І4а 2 50 4 

9 


22,40 

20,10 

57,50 

п 

10 


10,90 

10,25 

78,85 

І4а 2 5 0 4 • 10660 

11 

5 

88,70 

3,02 

8,28 

ЫаН50 4 .Н 2 5 0 4 .1,5Н а О 

12 


81,70 

0,19 

18,11 


13 


70,80 

0,95 

28,25 

ЫаН30 4 

14 


58,78 

3,96 

37,26 

» 

15 


48,60 

4,19 

47,21 

ЫаН50 4 - Н 2 П 

16 


15,90 

4,95 

49,15 

Nні 180 4 ■ Н 2 0 + ЫаН50 4 • ІЧа а 8< > 4 

VI 


33,60 

16,23 

50,17 

ЫаН8С 4 • Ыа 2 50 4 

18 


25,05 

25,74 

49,21 


19 


16,70 

33,30 

50,00 

Ыа 2 50 4 4- Ыа 2 5 0 4 - І0Н 3 О 

20 


14,96 

25,55 

59,49 

Ыа 2 50 4 - 10Н 2 О 

21 


8,75 

13,94 

77,31 


22 

Н 

85,00 

15,05 

0 

ЫаІ18(> 4 - И 2 50 4 

23 


88,30 

3,64 

8,06 


24 


87,92 

3,44 

8,64 


25 


91,69 

5,95 

2,36 

Ыа115( > 4 ■ 11 2 8 0 4 • 1,5Н 2 0 (мет.) 

26 


81,67 

0,33 

18,00 

ЫаН30 4 ■ Н 2 5 0 4 ■ 1,5Н а О 

27 


70,76 

1,20 

28,04 

ЫаН50 4 

28 


63,78 

2,09 

34,13 


29 


58,68 

4,54 

36,78 

» 

30 


58,68 

8,68 

32,64 

ЫаИ80 4 • Н 2 0 (мст.) 

31 


48,12 

5,63 

46,25 

І4аН50 4 • Н 2 Ѳ 

32 


33,88 

17,74 

48,38 

ЫаН50 4 • Ыа 2 50 4 

33 


29,97 

22,77 

47,26 

№ 

34 


24,54 

28,58 

46,88 


35 


20,19 

33,35 

56,46 

Ыа 2 50 4 

36 


13,40 

28,50 

58,10 

Ыа 2 50 4 .10Н 2 О 




Авт. 




Н\ Иа’ПЗО/. он' 


Продолжение 




Жидкая фава 


№ 

1 , °С 


вес. % 


Твердая фаза 



Н 2 80 4 

На 2 80 4 

Н 2 0 


37 

14 

7,13 

19,81 

73,06 

І4а 2 3 0 4 ■ ЮН 2 0 

38 


9,50 

34,15 

56,35 

І4а 2 8 0 4 • 7Н 2 0 

39 


0 

25,90 

74,10 

» 

40 

15 

23,30 

33,70 

43,00 

І4аН50 4 ■ І4а 2 50 4 

41 

23 

83,89 

14,74 

1,47 

І4аН50 4 .Н 2 50 4 

42 


87,29 

3,95 

12,66 

N861504 • Н 2 5 0 4 + 

+ №Н50 4 • Н 2 50 4 ■ 1,5Н 2 0 

43 


79,40 

1,84 

18,76 

N861504 • Н 2 5 0 4 • 1,5Н 2 0 

44 


63,93 

2,78 

33,29 

N861504 

45 


56,09 

6,23 

37,68 

№6^0 4 N36^04. Н 2 0 

46 


64,06 

7,54 

28,90 

N861504 • Н 2 0 (мет.) 

47 


43,76 

9,42 

46,82 

N861504 ■ N83804 

48 


26,61 

30,08 

42,59 


49 


19,38 

34,65 

45,97 

N83804 

ГО 


13,56 

34,05 

52,39 

Ыа 2 50 4 + N8^04 • 10Н 2 О 

51 


13,37 

35,52 

51,31 

N325 04-106130 

52 


10,11 

29,29 

60,60 

м 

53 

36 

86,20 

6,69 

7,11 

N36(504 • Н 2 50 4 

54 


81 ,Р6 

18,09 

0 

„ 

55 


65,41 

6,05 

37,64 

ЫаН50 4 

56 


53,07 

12,53 

33,40 

ЫаН50 4 -Н г 0 

57 


42,34 

17,61 

40,05 


58 


26.46 

32,98 

40,56 

ЫаН50 4 -Ыа 2 80 4 

59 


26,98 

37,89 

35,13 

N82804 (мет.) 

60 


19,31 

35,54 

45,15 

N33804 

61 

- 56 

83,25 

9,30 

7,45 

ЫлН80 4 - Н 2 50 4 

62 


81,15 

15,20 

3,65 


63 


78,46 

21,54 

0 

» 

64 


78,30 

4,49 

17,21 

ЫаН50 4 -Нз504 - 1,5Н 3 0 

65 


76,54 

5,68 

17,78 


66 


62,72 

8,44 

28,84 

N861504 

67 


60,45 

11,57 

27,98 

н 

68 


74,63 

5,24 

20,13 

N861504 • Н 2 0 

69 


51,15 

19,86 

28,99 


70 


41,35 

33,00 

25,65 

м 

71 


33,21 

40,51 

26,28 

N361504 • Н 2 0 (мет.) 

72 


25,10 

36,88 

38,02 

N311504 - N33804 

73 


18,69 

36,65 

44,66 

N82804 


Авт. 





Продолжение 



74 

56 

75 


76 

75 

77 


78 


79 


80 

| 

81 


82 


83 

97 

84 


85 


86 


87 


88 


89 


90 


91 


93 


94 

0 


1). > 

96 


97 


98 


99 


100 

1211 

101 


102 


ЮЗ 


104 


105 


106 


107 

> 145 

108 

>170 

109 

149,5 

ПО 

160,5 

111 

159,5 

112 

169,5 

113 

145,5 

114 

166 

115 

176 

116 

180 

117 

185 


12,81 34,99 52,20 

8,47 34,63 66,90 

75,30 24,90 0 

77.40 13,40 9,20 

69.80 12,30 17,90 

63.40 11,10 35,50 

55.20 20,10 24,70 

31.80 42,40 25,80 

23.10 41,80 35,10 

72.50 27,60 О 

71,16 29,43 О 

70,98 21,71 7,31 

73.20 18,00 8,80 

68,09 20,43 11,48 

65,00 15,60 19,40 

61,92 15,88 22,20 

56,60 21,02 22,38 

42,97 37,78 19,35 

35,53 51,89 12,58 

34.20 48,29 17,51 

33.10 44,10 22,80 

31,91 44,13 23,96 

24,02 44,37 31,61 

20,22 44,22 35,56 

15,03 40,63 44,34 

8,53 34,80 56,58 

64.58 35,61 О 

64,55 27,50 7,95 

57,70 26,80 15,50 

51.20 32,26 16,54 

36.50 53,20 10,30 

34.50 50,10 15,40 

32.67 49,00 18,33 

33,00 45,00 22,00 

29,05 57,20 13,45 

52,09 40,41 7,00 

49.20 45,00 16,50 

48.67 47,23 4,10 

44.75 50,20 5,05 

58.59 41,41 О 

52.67 47,33 О 

46.75 53,25 О 

43.80 56,20 О 

40 84 59,16 О 


Авт 


Ыа 2 50 4 

ЫаН30 4 • Н 2 50 4 
N314504 

ЫаН50 4 -Ь І4аН50 4 • Н 2 0 
ЫаН50 4 • Ыа 2 50 4 
ЫаН50 4 • Ыа 2 50 4 + Ыа 2 50 4 
2ЫаН50 4 -Н 2 50 4 
ЫаН50 4 -Н 2 50 4 

ЫаН50 4 (мет.) 
ЫаН50 4 


ЫаН50 4 • Н 2 С 
ЫаН50 4 -Ыа г 50 4 


Ма г 50 4 


ЫаН50 4 


ЫаН50 4 .№ 3 50 4 
N а 2 50 4 

ЫаН$0 4 


Примечание. М. И. (1 0,5°); частично (№ 1, 5, В и 107—117) М. П. Установление равно¬ 
весия контролировалось анализом. Анализ твердой фазы: М, О. 
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Н\ N8’ Ц 50,", ОН' 


Н 2 80,—Ыа 2 80,—Н,0 


Н\ Ка* || 80 ч ", ОН' 


Н.,80 4 —Иа.,80,—Н 2 0 


Продолжение 


Продолжение 


і, °С 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

і , °С 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. % 

вес 

% 

н 2 зо, | 

Иа 2 80 4 

Н 2 80 4 |Ыа 2 80 4 

29,5 

5,18 

32,84 

І3а 2 50 4 

60 

79,32 

3,3 

_ 


3,99 

32,89 



79,48 

3,57 

— 


3,06 

32,22 

ІМа 2 50 4 • ЮН 2 0 


78,69 

3,2 

— 

46 

80,44 

13,22 

— 


78,6 

15,93 

— 


78,58 

1,92 

— 


77,78 

16,60 

— 


72,16 

7,5 

— 


73,65 

11,33 

— 


74,83 

2,3 

— 


67,79 

8,21 

— 


67,76 

4,51 

— 


65,66 

8,1 

ІМаН50 4 


65,59 

6,04 

— 


63,75 

8,22 



64,8 

6,16 

ІМаН50 4 


55,36 

13,27 



62,46 

6,4 



51,25 

17,72 

я 


61,79 

6,82 



42,53 

31,24 

ѵ 


56,00 

9,93 



41,77 

33,04 

— 


55,5 

10,2 



35,05 

38,34 

— 


52,65 

12,41 

и 


34,26 

38,22 

ІМа 3 Н(50 4 ) 2 


51,31 

14,21 



29,87 

37,00 



49,6 

17,13 

— 


25,6 

36,48 

» 


48,32 

17,76 

ІМаН30 4 • Н а О 


22,14 

36,73 

,, 


48,5 

17,71 



22,1 

36,86 



45,17 

19,85 



19,00 

37,03 

ІМа.,50 4 


44,52 

20,5 



18,72 

36,83 



43,9 

21,2 



14,71 

34,26 



36,5 

30,95 



14,18 

34,17 



35,70 

32,65 



13,13 

33,70 



35,36 

33,25 



4,66 

32,27 



33,08 

33,22 

Ма ;! Н(8() 4 ) 2 

82,5 

75,73 

11,20 

ИаН80 4 


33,44 

33,27 

, 


75,44 

11,47 

— 


33,16 

33,01 



73,12 

19,37 

— 


30,18 

33,07 



73,00 

21,43 



29,3 

33,15 



72,26 

10,06 



28,48 

33,25 



71,44 

10,56 

— - 


27,2 

33,59 



71,38 

24,67 

— 


24,60 

34,40 



68,8 

13,14 

— 


23,04 

34,52 

— 


65,5 

11,9 

N3(1504 


22,93 

34,73 



64,39 

11,79 

„ 


21,32 

34,97 



65,07 

10,97 



20,16 

35,45 

-- 


56,99 

16,45 



19,18 

35,63 

-- 


54,35 

19,42 



18,12 

35,94 

ІМа.,80 4 


53,9 

20,84 

ѵ 


18,08 

36,00 



49,78 

25,5 



16,17 

34,60 



50,64 

23,62 



15,86 

34,57 



47,82 

28,52 



14,87 

34,14 



47,55 

28,78 



14,9 

34,17 



44,00 

34,80 



14,4 

34,08 



41,04 

39,02 



10,8 

33,01 



36,55 

46,20 

— 


6,8 

32,52 



36,25 

45,55 

— 


6,27 

32,54 



36,14 

45,37 

-- 


3,47 

32,4 



35,15 

44,20 

- 

60 

81,01 

5,14 

N,1118* 


32,15 

42,25 

— 


80,8 

13,59 

-- 


31,00 

41,55 

Ыа 3 Н(50 4 ) 2 


Лет. 



Авт, 



і, °С 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

1 . °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. % 

вес. % 

Н 2 80. 

Иа 2 80 4 

Н„80 4 

Ха,80, 

82,5 

30,95 

41,50 

Ыа 3 Н(50 4 ) 2 

82,5 

19,73 

38,63 

ІМа 2 50 4 


30,17 

41,24 

ѵ 


18,15 

37,23 



28,86 

40,63 



16,88 

36,44 



25,00 

39,20 



10,48 

32,83 



20,20 

38,85 



6,49 

31,72 

» 


Авт. 


• 

Лет. 



Примечание. М. И. (± т = 1 день. 


Н28О4—N33804—н 2 о 


Т. Окипо, К. Міуагакі, Л. 5ос. Сііеш. Іпсі., Ларап, 35, 97 В (1932) 


Жидкая фаза 


1 , °с 

вес. % 


Н 2 80 4 

Иа 2 50 4 

25 

84,62 

11,80 


64,99 

4,12 


56,86 

6,25 


30,92 

26,84 


16,41 

34,10 


9,00 

32,45 


0 

21,90 


Авт, 


Твердая фаза 


ІМаНз(50 4 ) 2 • Н 2 0 
ЫаН 3 (50 4 ) 2 • Н 2 0 + ЫаН30 4 
ЫаН50 4 + ЫаН50 4 .Н 2 0 
ІМаН50 4 • Н 2 0 + Ыа 8 Н(50 4 )., 
Ыа 8 Н(50 4 ) 2 + Ыа 2 50 4 
Ыа 2 50 4 + Ыа 2 50 4 - ІОН.,0 
Ыа,§0 4 ■ ЮН 2 0 


Примечание. Методика не описана. На графике приведены дополнительные эксперимен¬ 
тальные данные для моновариаитных растворов. 


Н 2 80 4 —1Ча 2 80 4 —Н 2 0 


Т. Окипо, Л. Зое. СЬеш. Іпй., Ларап, 38, 311В—312В (1935) 


(,°С 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

и °с 

| Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. % 

вес 

■ 7о 

Н 2 8 0 4 1 

Ка 2 80 4 1 

Н 2 80 4 , 

1 N3^50, 

5 

10,75 

10,96 

ІМа 2 50 4 • ЮН 2 0 

15 

14,62 

29,71 

ІМа 2 50 4 • ЮН 2 0 


9,02 

9,40 



11,71 

20,76 

в 


7,56 

8,68 

п 


9,58 

17,88 



3,39 

7,36 



6,32 

15,46 



1,79 

6,78 



4,90 

14,75 



0 

6,07 



2,86 

13,45 


10 

16,86 

29,23 



0 

11,80 



14,20 

17,69 


20 

13,88 

33,14 

Ыа 2 50 4 


13,76 

17,07 



12,51 

32,77 

м 


10,72 

13,70 



12,11 

32,77 

Ыа 2 5О 4 -10Н 2 О 


7,06 

12,16 



10,15 

25,51 



6,93 

11,65 



5,37 

19,69 



3,17 

9,94 



4,21 

18,78 

>» 


1,73 

9,26 



2,48 

17,62 


15 

14,72 

29,54 



1,38 

16,97 

» 


Авт. 



Авт. 




540 


541 






П\ Ыа‘1180/, ОН' 


1і, 80 4 — Ма 2 80 4 —НЛ> 


И', Ыа' Ц80Д ОН' 


80 а —Ыа 2 80 4 —Н 2 0 


Продолжение 


50 3 —Ка 2 80 4 -Н,0 



Жидкая фаза 

Твердая фаза 

і, °С 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

і, °С 

вес 

7» 

вес 

‘Ѵл 

Н 2 80 4 

Ыа 2 80, 

Н 2 80 4 

N8,80. 

20 

0 

16,45 

Ыа 2 5 0 4 . ЮН 2 0 

25 

5,36 

26,07 

Ыа 2 30 4 • 10Н 2 О 

25 

16,41 

34,10 

Ыа,80 4 


4,18 

24,65 

„ 


15,81 

33,77 



2,91 

23,47 



14,20 

33,25 



0 

21,90 



13,12 

33,84 


50 

16,95 

35,20 

Ыа.,80 4 


10,27 

32,54 



14,94 

34,43 

• 


9,06 

32,47 



11,63 

33,40 



9 00 

32,45 

Ыа 2 50 4 + 


8,69 

33,01 

) 




+ Ыа 2 30 4 • ЮН 2 0 


5,36 

32,56 



8,36 

30,86 

N а.,80 4 • ЮНоО 


3,50 

32,50 



7,64 

29,34 

и 


1,62 

32,43 



Авт. 



Ант. 



Приметан и е. Методика не описана. 


Н 2 8 0 4 —иа 2 зо 4 - н 2 о 

В. А. Мазель, Изв. СФХА АН СССР, 13, 323 (1940) 


№ 

1, °с 

[ Жидкая фаза | 


вес, 

■ % 

мол. о ; 0 | 

й 

Н.,80 4 1 

Ыа 2 8 0 4 

80;, 

| N8,0 | 

1 

25 

13,00 

32,92 

9,769 

6,210 

_ 


2 


8,46 

32,87 

8,180 

5,933 

— 

N 

3 


8,23 

32,42 

7,968 

5,826 

— 


4 


7,01 

29,34 

6,803 

5,054 

— 


5 


5,66 

26,86 

5,821 

4,458 

1,3016 


6 


3,21 

24,31 

4,602 

3,863 

1,2552 


7 


2,50 

23,70 

4,293 

3,723 

1,2422 


8 


1,38 

22,85 

3,839 

3,531 

1,2253 


9 


0,61 

22,23 

3,532 

3,397 

1,2171 


10 


0 

21,97 

3,333 

3,333 

1,2083 




| Авт. 



Твердая фаза 


Ыа 2 30 4 


Ыа.,50 4 ■ ЮН,0 


ЮН.,О 


Примечание. М. И. (± 0,1°). т —несколько часов, а для № 2—3 суток. Анализ показал 
присутствие в твердой фазе небольших количеств Н 28 О 4 (до 0,43У о в № 1). Данные автора хорошо 
согласуются с данными Б’Апа’а при 25°. 


Н 2 8 0 4 —Иа 2 80 4 —Н 2 0 

Д. М. Корф, Л. П. Шатровская, ЖОХ, 10, вып. 13, 1231 и 1234 (1940); 
Бюллетень ВИГ, № 4—5, 44 и 46—47 (1940) 





Жидкая фаза 




и °с 

вес. 

к/ 

/0 

Л1/Ю00М Н 2 0 | 

индексы ! 

Твердая фаза 


Н„80 4 1 

Ш 2 §0 4 

Н 2 80 4 і 

|Ыа 2 8 0, 

, н 2 зо 4 1 

1 н 2 о 


25 

61,10 

4,11 

322,6 

14,98 

95,6 

296 

ЫаН30 4 


54,50 

6,54 

256,9 

21,29 

92,4 

360 

ЫаН30 4 + ЫаН30 4 - Н 2 0 


29,80 

26,00 

123,8 

74,62 

62,4 

504 

ЫаН30 4 • Н 2 0 + Иа ч Н(30 4 ) 2 


24,90 

29,10 

99,43 

80,23 

55,3 

557 

Ыа 3 Н(30 4 ), + Ыа 3 Н(30 4 ) 2 • Н,0 


24,69 

29,11 

98,16 

79,91 

55,1 

562 



15,00 

32,50 

52,48 

78,51 

40,1 

763 

Иа 3 Н(50 4 ) 2 -Н 2 0 + Иа 2 50 4 


8,82 

32,50 

27,61 

70,24 

28,2 

1022 

Ыа 2 50 4 4-Ыа 2 50 4 . ЮН 2 0 


0 

Ав 

21,9 

'т. 

0 

35,57 

0,0 

2811 

Ыа 2 50 4 . ЮН 2 0 


Примечание. М. И, (± 0,1°). 


О'Апз, 2. апог&. СЬет., 80, 236 и 242 (1913) 


Жидкая фаза 


вес. 

0! 

ІО 

мол. 

"ІО 

М/1000 г 
раствора 

Твердая фаза 

80 я | 

Ыа 2 80 4 

80 а 

N3,0 

і 

50 а 

N8.80, 

86,31 

4,29 

66,54 

1,82 

10,78 

0,302 

ІМаНЗ.Л), (?) 

81,34 

11,32 

— 

— 

10,16 

0,797 


79,90 

12,90 

71,36 

5,95 

9,98 

0,908 


78,86 

11,18 

62,79 

4,64 

9,85 

0,787 


(78,22) 

(14,63) 

— 

— 

(9,77) 

(1,03) 

МаНЗ-А (мет.) 

76,46 

11,01 

— 

— 

9,55 

0,775 


75,90 

13,54 

60,44 

5,58 

9,48 

0,953 

ИаНЗ-А-К?) 

75,90 

10,80 

— 

— 

9,48 

0,76 

— 

75,42 

10,34 

— 

— 

9,42 

0,728 

ЫаН3 2 0 7 

73,50 

8,05 

52,94 

3,08 

9,18 

0,567 

ЫаН3 2 0 7 +Ыа 2 30 4 • 4,5Н„50 4 

74,94 

6,04 

— 

— 

9,36 

0,425 

— 

72,69 

5,60 

43,20 

1,80 

9,08 

0,394 

Иа 2 50 4 • 4,5Н 2 50 4 

71,49 

6,21 

— 

— 

8,93 

0,437 


71,01 

6,32 

41,70 

1,99 

8,87 

0,445 

Ыа 2 80 4 - 4,5Н 2 50 4 + 







+ЫаН 3 (30 4 ) 2 Н 2 0 

68,93 

12,77 

46,27 

4,37 

8,61 

0,899 

ЫаН»(50 4 ) 2 .Но0 (мет.) 

69,01 

11,92 

— 

— 

8,62 

0,839 

» 

69,65 

11,48 

— 

— 

8,70 

0,808 


69,89 

9,67 

— 

— 

8,73 

0,681 


70,77 

7,49 

— 

— 

8,84 

0,527 


71,49 

3,79 

— 

— 

8,93 

0,267 

ИаН 3 (30 4 ) 2 • Н 2 0 

70,93 

2,22 

— 

— 

8,86 

0,156 


69,65 

1,08 

— 

— 

8,70 

0,076 

— 

67,25 

0,653 

— 

— 

8,40 

0,046 

— 

66,37 

0,597 

— 

— 

8,29 

0,042 

— 

65,01 

0,526 

29,86 

0,13 

8,12 

0,037 

ЫаН 3 (50 4 ) 2 • Н 2 0 

62,61 

0,625 

— 

— 

7,82 

0,044 

— 

61,97 

0,668 

— 

— 

7,74 

0,047 

— 

58,93 

1,01 

— 

— 

7,36 

0,071 

ИаН 3 (30 4 ) 2 • Н 2 0 

55,24 

2,46 

— 

— 

6,90 

0,173 

— 

53,16 

4,22 

22,39 

0,96 

6,64 

0,297 

ИаН 3 (50 4 ) 2 • Н 2 0+Ыа 2 50 4 







(ср, 5) 

50,44 

4,72 

— 

— 

6,30 

0,332 

ИаН30 4 

47,32 

5,81 

— 

— 

5,91 

0,409 

— 

46,12 

6,68 

18,94 

1,43 

— 

— 

ЫаН30 4 +ЫаН30 4 - Н 2 ° 

25,00 

26,27 

14,68 

5,46 

— 

— 

ЫаН30 4 ■ Н 2 0+Ыа 3 Н(30 4 ) 2 

20,92 

29,69 

13,75 

6.11 

— 

— 

N а я Н(Ь04) 2 + N а :і Н(ЬС)4)2 • Иг*-* 

12,59 

33,60 

10,89 

6,54 

— 

— 

Ыа 3 Н(50 4 ) 2 .Н 2 0+Ыа 2 50 4 

7,06 

32,02 

8,00 

5,75 

— 

— 

І8а 2 50 4 +Ыа 2 8 0 4 - ШН,0 

0 

21,84 

3,31 

3,34 

— 

-- 

Ыа.>30 4 • 10Н 2 О 




Авт. 




Примечание. М. И. Соединение Ыа і( Н (80 4 ѴН 2 0 не получило подтверждения в работе 
РаіЫ'а и Еззеітапп'а (1926 г.). 
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Н‘, Ыа'ІІЗО/, ОН' 


Ка а 50 4 —ЫаОН—Н 2 0 


Н , Ыа’ || 80.'', ОН' 


N8.80.—ЫаОИ—Н 2 0 


N8^804—N8011—Н 2 0 

Л. П’Апз, О. 8с1іге1пег, 2. апог§. СЬега., 67, 438 (1910) 


1 , °с 

вес. 

Ка 2 80, | 

Жидкая фаза 

, | М/1000 2 раствора 

ЫаОН 1 Ыа„80. | 2 ЫаОН 

Твердая фаза 

25 

(21,9) 

0 

(1,54) 

0 

N33804- ЮН 2 0 


20,0 

0,59 

1,41 

0,074 

» 


15,3 

5,6 

1,08 

0,70 

М 


12,8 

11,75 

0,90 

1,47 

N3.3804 . ЮН 2 0-^з.,80 4 


8,4 

16,15 

0,59 

2,02 

N33804 


3,4 

22,55 

0,24 

2.82 



1,79 

28,15 

0,126 

3,52 

V 


0,18 

46,65 

0,013 

5,83 

м 


0 

(53,0) 

0 

(6,62) 

N3014 . Н 2 0 


1 


| Авт. 



Примечание. М. И. Перемешивание осуществлялось в закрытом сосуде. Концентрации 
Г\'а,80, занижены. 


N83804—№0Н—Н 2 0 

Р. 84гаиЬ, Ііпіѵ. ІИ. ВиІІ., Еп§. Ехр. 84а., № 216, 75 (1930) 


и °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

1 . °с 

Жидкая фаза 

Твердая фага 

2 

Л 

г/л 

N8,80. 

ЫаОН 

Ыа,80, 

ЫаОН 

215 

350 

22 

N3.3804 

250 

355 

25 

N33804 


305 

51 



315 

55 

и 


180 

127 



250 

100 



150 

187 



220 

125 



78 

235 



190 

185 



45 

250 



90 

235 



60 

285 



45 

250 



70 

350 



60 

285 



65 

375 



70 

350 

и 


20 

500 



65 

375 



Авт. 



Авт. 



Примечание. Методика не описана. Данные сняты с графика. 


№ 2 80 4 —№ОН—Н 2 0 

Г. В. Приходько, ЖПХ, 5, вып. 1, 31—33 (1932) 


(, °с 

Жидкая фага 
вес. "/„ 

N4,80, 1 ЫаОН 

| Твердая фаза 

50 

21 

5 

N3^04 


8,9 

15 

и 


2,7 

25 

„ 


1,2 

35 

у, 


0,35 

45 

„ 


0,13 

55 

и 


Авт. 



Продолжение 



Жидкая фаза 


і, °с 

вес. »/„ 

Твердая фаза 


1 N3,80, 

1 ^он 

70 

19,89 

8,4 

5 

15 

N83804 


2,5 

25 



1,05 

35 



0,32 

45 



0,126 

55 


90 

18,9 

5 



8,2 

15 



2,37 

25 

” 


0,95 

35 



0,308 

45 



0,123 

55 


100 

18,7 

5 



7,7 

15 



2,1 

25 



' 0,82 

35 



0,3 

45 



0,107 

55 

” 

120 

18,1 

5 



7,4 

15 

” 


1,9 

25 



0,82 

35 



0,29 

45 

” 


0,11 

55 


140 

17,9 

5 

* 


7,8 

15 



1,9 

25 



0,85 

35 



0,31 

45 



0,111 

55 

» 


Авт. 


Примечание. Для температуры 50—140° М. П. 
к чистому раствору N а 0 11 . Данные ненадежные. 


Концентрация ИаОН относится, вер оятно > 


N83804—N8011—Н 2 0 


V/. ЗсИгоеЗсг, А. ОаЬгіеІ, Е. РаПпЗ&е, Л. Ат. СЬет. 5ос., 57, 1541 и 1543 (1935) 



Жидкая фаза 


и °с 

вес. % 

1 г/Ю0гН 2 О 

Твердая фаза 


N8280, 

| КаОН 

Ка^80 4 

КаОН 


150 

29,65 

26,3 

21,5 

16,85 

13,2 

13,35 

9,25 

0 

2,15 

5,05 

9,3 

• 12,6 
12,55 
18,0 

42,1 

36.8 
29,3 

22.8 
17,8 
18,0 
12,7 

0 

3,0 

6,9 

12,6 

17,0 

16,9 

24,7 

N3.3804 (V) 

» 




Авт. 
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35 Зак. 331. 
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Н\ N3' || 50,", ОН' 


Ыа 2 80,—ИаОИ—Н 2 0 


Н\ Ка'ВЙОЛ ОН' 


Ка„80,—КаОН—Н*0 


Продолжение 


— 


Жидкая фаза 



и °с 

вес. 

0/ 

/0 

а/100 г 

н 2 о 

Твердая фаза 


Ка.50, | 

КаОН 

Ка^ЗО* | 

КаОН 


150 I 

5,4 

26,35 

7,9 

38,6 

N3,504 (V) 

4,45 

24,65 

30,15 

6,8 

46,1 

N3,564 (Ш) 

200 

4,15 

34,6 

5,8 

20,65 

8,7 

29,2 

12,3 

18,6 

V 


16,55 

13,05 

23,5 

» 


16,55 

13,2 

23,6 

18,8 



14,85 

15,8 

21,4 

22,8 



13,55 

17,6 

19,7 

25,6 

>. 


11,65 

21,05 

17,3 

31,3 

и 


11,65 

21,5 

17,4 

32,2 



11,75 

21,8 

17,7 

32,8 


250 

30,05 

0 

43,0 

0 

На,50 4 

28 2 

2,1 

40,5 

3,0 

» 


25,55 

4,7 

36,6 

6,7 

» 


22,45 

9,15 

32,8 

13,4 

» 


19,9 

13,75 

30,0 

20,7 

» 


18,25 

16,85 

28,1 

26,0 

» 


18,35 

17,3 

28,5 

26,9 



18,45 

17,45 

28,8 

27,2 

» 


18,6 

17,45 

29,1 

21,3 

» 


18,15 

17,75 

28,3 

27,7 

» 


17,2 

21,4 

28,0 

34,9 

>. 

300 

19,85 

0,65 

25,0 

0,8 

Ч 

19,75 

0,7 

24,8 

0,9 

Ч 


20,05 

1,25 

25,5 

1,6 



20,5 

2,40 

26,6 

3,1 

>- 


20,5 

2,45 

26,6 

3,2 

« 


21,9 

4,75 

29,9 

6,5 

- 


22,15 

5,35 

30,6 

7,4 

» 


23,85 

10,35 

36,2 

15,7 

» 


24,3 

14,25 

39,5 

23,2 

и 


23,65 

14,6 

38,3 

23,6 

.> 


23,55 

14,55 

38,0 

23,5 



23,25 

18,95 

40,2 

32,8 

ѵ 


23,2 

20,95 

41,5 

37,5 


350 

2,35 

0 

2,4 

0 

>’ 

3,9 

1,5 

4,1 

1,6 

>• 


5,85 

2,9 

6,4 

3,2 

» 


9,65 

4,2 

11,2 

4,9 

я 


12,05 

4,75 

14,5 

5,7 

я 


18,25 

7,25 

24,5 

9,7 

я 


20,8 

8,05 

29,2 

11,3 

» 


26,4 

10,35 

41,8 

16,4 

Я 


27,45 

11,2 

44,8 

18,3 

» 


31,4 

15,1 

58,7 

28,2 



' 32,35 

16,0 

62,6 

31,0 

» 


32,7 

20,2 

69,4 

А 

42,9 

1 вт . 

- 


примечание. М. И. (± 2"). . = 12-48 чае. Цифрами V и ПІ обозначены модифика- 

ции 
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ШаЗС^-каОН—Н 2 0 


В. А. Мазель, Изв. СФХА АН СССР, 13, 323 (1940) 



Жидкая фаза 


1 , °с 

вес. 

% 

| мол. % 

а 

Твердая фаза 


N8*80. 

1 ЫаОН 

N8*0 

| 80., 

25 

21,97 

21,62 

21,08 

20.67 
19,00 
18,70 
19,43 
17,75 
13,47 

11.68 
8,65 
2,94 

0 

0,49 

1,07 

1,85 

3,98 

5,70 

8,53 

9,51 

12,91 

14,44 

17,42 

.26,10 

3,333 

3,411 

3,482 

3,636 

3,951 

4,407 

5,424 

5,386 

5,572 

5,679 

5,977 

7,490 

3,333 

3,279 

3,194 

3,065 

2,880 

2,860 

3,048 

2,770 

2,064 

1,777 

1,306 

0,446 

1,2083 

1,2120 

1,2133 

1,2174 

1,2265 

N3,804 • 1011 а О 

N3,804- 10Н 2 О+Ыа.,8О 4 
N3,804 


Авт. 



Примечание. М. И. (+ 0,1°). т=8—4 часа. 


N82804—№ОН—Н 2 0 


5. Огееп, Р. Ргаііаіі, Л Ат. СЬет. 8ос„ 68, 1791 (1946) 



Жидкая фаза 



Жидкая фаза 


1, °С 

вес. “/„ 

Твердая фаза 

1 , °с 

вес. % 

Твердая фаза 


Ка^80 4 

ИаОН 



Ка,80, 

| КаОН 


100 

30,0 

22,9 

16,2 

12,7 

9,5 

0 

4,0 

8,6 

12,1 

15,4 

N 83804 

» 

Я 

100 

6,8 

4.7 

2,9 

2,1 

1.7 

18.4 
22,9 

27.4 
31,6 
35,2 

№ 2 80 4 

•V 

» 

» 


Авт. | 



Авт. 



Примечание. М. И. (± 1°). т = 20 час. Анализ твердой фазы: хим. и микр, 

N82804—№ОН—Н 2 0 


Л. С. Иткина, ЖПХ, 22, вып. 3, 279—281 (1949) 



Жидкая фаза 


і, °С 

вес. % 

Твердая фаза 


1 N3.50. 

ЫаОН 


50 

15,98 

5,95 

0,55 

8,73 

18,65 

34,34 

№,80 4 

ч 

» 


Авт. 



Примечание. М. И. (± 0,1°). Анализ твердой фазы: М. О. и микр. 
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ІГ, Ыа'йЗОЛ ОН' 


Ыа 2 30і— ИаОН —Н 2 0 


N а 2 80 4 —N аО Н—Н 2 0 

ВЕРОЯТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ Р АСТВОРИМОСТЕЙ (рис. 28) 

Жидкая фаза 


"С вес. »/» М/1000 м н *° индексы 


Твердая фаза 


На.,30 4 НаОП На 2 8 0 ( 2НаОН N3,80, Н 2 0 


35,35 

33.55 

31.1 

34.2 

29.55 

18.85 

11.2 
6,0 
3,55 

59.15 
40,05 
26,4 
16,9 
10,3 

3,15 

53,6 

35,77 

24.15 

16.15 

10.3 

4.3 

53.6 

37.3 
27,0 

19.25 

14.3 
8,7 

56.7 

42.4 
34,6 

27.85 
23,05 
19,95 
55,65 
61,35 

51.3 
46,0 

40.8 

37.25 

35.5 
30,90 

; 34,о 

38,2 

') 

і (47,45) 


0 

5.8 

14.75 

26.65 

30.85 

45.65 
61,25 

78.6 

99.2 
0 

15.6 

30.2 
45,05 

60.85 
98,9 

0 

15.2 

29.8 

44.8 

60.85 

99.8 
0 

15.35 

30.35 

45.75 
62,65 

Ю3,1 

о 

15.8 

31.85 

48.5 

66.5 

86.9 
О 

О 

6,8 

16,15 

33,05 

51,4' 

72,05 

О 

7,3 

15,4 

(28,8) 

(34,4) 


100 2 
85,25 2 
67,80 2 

56.2 1 

48,9 1 

29.2 1 
15,45 1 

7.1 1 
3,45 

100 1 
71,95 1 
46,65 1 

27.3 ] 

14.5 і 

3.1 
100 

70.3 

44.75 

26.5 

14.5 
4,15 

100 

70.85 

47.1 

29.6 

18.6 
7,8 

100 

72.85 

52.1 
36,5 

25.75 
18,7 

100 

100 

88.3 
74,0 

55.25 
42,0 
33,0 

100 

82.3 

71.25 
(62,35) і 
(58,0) 


Ы.г,80 4 • ЮН а О 


Ыа.,30 4 • 10Н 2 О+Ыа.,ЗО 4 
аЫа.,30 4 


рЫа 2 50 4 
аЫа 2 50 4 (мет.) 
аЫа 2 30 4 


рЫа 2 50 4 

» 

ВЫ а 2 30 4 -)-аЫа 2 80 4 (?) 
аЫа 2 30 4 (?) 
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Рис. 28. Растворимость Ыа 2 80 4 в растворах ЫаОН. 


і 


549 





Н-, N8’|| СО/, ОН 1 


Ыа 2 С0 3 —ИаОН—Н 2 0 


Н‘, N3*ПСО", ОН' 


№ 2 С0 3 —№ОН—Н 2 0 

Р. Л. Ргсеііі, РЫІ. Тгапз. Коу. 5ос. Ьопсіоп, А, 223 , 56—62 (1922) 


Жидкая фаза 

К» I, °С вес. 7„ 

№ 2 С0 3 ИаОН 



Твердая фаза 


Ыа 2 С0 3 • ЮН 2 0 


Ыа,СОо • ЮН 2 0+Ыа 2 С0 3 • 7Н 2 0 
Ыа 2 С0 3 • 7Н 2 0+Ыа 2 С0 3 • Н 2 0 
Ыа 2 С0 3 • Н 2 0 
ЫаОН • 4Н 2 0 
Ыа 2 С0 3 • ЮН 2 0 


Ыа 2 СО г ЮН 2 0+Ыа 2 С0 3 -7Н 2 0 
' Ыа,С0 3 -7Н 2 0 
Ыа 2 С0 3 -7Н 2 0+Ыа 2 С0 3 .Н 2 0 
Ыа 2 С0 3 -Н 2 0 


Ыа 2 С0 3 • Н 2 0-}-Ыа 2 С0 3 
Ыа 2 С0 3 
N3014 • Н 2 0 
Ыа 2 С0 3 • 10Н 2 О 


Ыа..СО, • ЮН.р-ЬЫа 2 С0 3 . 7Н 2 0 
N ЗоС0 3 • 7НоО 

Ыа,СО, • 7Н 2 0+Ыа 2 С0 3 • П 2 0 
“ N а 2 С0 3 • Н 2 0 


Ыа 2 С0 3 - Н 2 0-рЫа 2 С0 3 
Ыа 2 С0 3 

ЫаОН • Н 2 0 
Ыа 2 С0 3 - 10Н 2 О 


Ыа 2 С0 3 - 10Н 2 О+Ыа 2 СО 3 - 7Н 2 0 
Ыа 2 С0 3 -7Н 2 0 (мет.) 

Ыа 2 С0 3 - 7Н 2 0 

Ыа,С0 3 • 7Н 2 0+Ыа 2 С0 3 • Н 2 0 
Ыа 2 С0 3 -Н 2 0 
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Н', N3-1100,/, ОН 1 


Ыа 2 С0 3 —ЫаОН—Н 2 0 


Продолжение 




Ыа 2 С0 3 • Н.,0+Ыа 2 С0 3 
Ыа 2 С0 3 
ЫаОН • Н 2 0 
Ыа 2 С0 3 • ЮН 2 0 

Ыа 2 С0 3 - ЮН 2 0+Ыа 2 С0 3 - 7Н 2 0 
Ыа 2 С0 3 • 7Н 2 0 

Ыа 2 С0 3 • 7Н 2 0+Ыа 2 С0 3 • Н 2 0 
Ыа 2 С0 3 -Н 2 0 


Ыа 2 С0 3 .Н 2 0+На 2 С0 3 

Ыа 2 С0 3 

ЫаОН-НР 
Ыа 2 С0 3 • 7Н 2 0 

ЫаХО., • 7Н,,0+Ыа. 2 С0 3 • Н 2 0 
“ Ыа 2 СО ѵ Н,0 


» 

Ыа 2 СО г НР+ЫаХОд 

НаХОІ 


ЫаОН- Н 2 0 
N а 2 С0 3 • Н 2 0 


Ыа 2 С0 3 • Н 2 0+№а 2 С0 3 
Ыа 2 С0 3 

ЫаОН • Н 2 0 
№і 2 С0 3 • Н 2 0 


Ч 


Ыа. 2 С0 3 -Н 2 О+№ 2 С0 3 

Ыа 2 С0 3 


ЫаОН • Н 2 0 


Примечание. М. И. Анализ твердой фазы: М. О. Анализ жидкой фазы: на С0 2 (грави- 
метрически, адсорбция в КОН) и КаОН (титрованием раствором Н а §0 4 )« » опытах № 61, 66, 40, 
57, 59 и 60 растворы были мутными. 
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Н‘, Ыа'ІІСОз", ОН’ 


ЫаХ0 3 — ЫаОН—Н»0 


Н', Ыа'ПСОз", ОН 1 


Ыа 2 С0 3 —ЫаОН—Н 2 0 


Ыа 2 С0 3 — ЫаОН—Н 2 0 

Р. ЗІгаиЪ, Шіѵ. III. Виіі., Епд. Ехр. 5Іа„ № 216, 75 (1930) 


1, °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. % 

г/100 

г Н 2 0 

г/л 

ЫЗаС Од 

ЫаОН 

Ыа 2 С0 3 

ЫаОН 

ЫаХО, 

ЫаОН 

215 





202 

25 

N а 2 С0 3 


_ 

_ 

— 

— 

180 

45 



_ 

_ 

_ 

— 

150 

100 



_ 

_ 

— 

_ 

127 

150 



_ і 

_ 

— 

— 

113 

192 



_ 

— 

— 

— 

68 

300 


250 

15,25 

2,9 

18,0 

3,0 

150 

25 



_ 

_ 

— 

— 

132 

43 



11,1 

12,05 

12,4 

13,7 

ПО 

100 

и 


9,9 

20,65 

11,1 

26,0 

90 

192 



9,25 

27,45 

10,2 

37,8 

58 

365 













1 

Ает. 



Примечание. Методика не описана. Данные сняты с графика. Составы в г/100 г Н а О были 
рассчитаны ЗсНгоейег’ом (1936 г.) н показаны им на графике. 


№ 2 С0 3 — ІМаОН —Н 2 0 

В. С. Удинцева, И. А. Попович, ЖПХ, 4, вын. 2—3, 221 (1931) 


и °с 

Жидкая фаза 

а 

Твердая фаза 

вес. 7„ 

г/л 

Ыа 4 С0 3 

| ЫаОН 

Ма 2 СО а 

ЫаОН 

80 

19,28 

7,26 

252,8 

95,2 

1,311 

Иа 2 СОз (ср. 2) 


16,84 

9,24 

221,0 

121,2 

1,312 

ІМа 2 С0 3 


15,65 

10,45 

203,5 

135,8 

1,300 



8,08 

17,37 

104,5 

224,6 

1,293 

Ыа 2 С0 8 (ср. 2) 


4,00 

23,34 

52,5 

306,0 

1,311 

Ыа 2 С0 3 


3,83 

26,31 

52,5 

360,4 

1,370 



2,70 

24,22 

35,5 

318,2 

1,314 



2,33 

27,20 

31,3 

365,6 

1,344 


100 

19,47 

8,46 

244,9 

106,4 

1,258 

Ыа 2 С0 3 (ср. 2) 


11,59 

16,41 

138,1 

195,6 

1,192 



4,59 

23,79 

57,8 

299,5 

1,259 



2,82 

28,15 

36,3 

362,8 

1,289 


105 

19,93 

8,56 

253,3 

108,8 

1,271 



11,02 

15,70 

136,7 

194,8 

1,241 

Ыа 2 С0 3 (ср. 3) 


4,19 

25,74 

53,0 

325,6 

1,265 

N а 2 С0 3 


4,21 

24,72 

52,5 

308,0 

1,246 

Ыа 2 С0 3 (ср. 2) 


3,28 

28,49 

42,0 

365,2 

1,282 

Ыа 2 С0 3 


2,91 

27,83 

37,0 

353,4 

1,270 



2,49 

29,20 

31,8 

373,2 

1,278 

» 





Авт. 




Примечание. М. И. т=4 часа. 


Иа 2 С0 3 —ИаОН—Н 2 0 


Г. В. Приходько, ЖПХ, 5, вып. 1, 31—33 (1932) 


1 , °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

1 , °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. % 

вес. "/о 

Ыа 2 С0 3 

ЫаОН 

Ыа 2 С0 3 

ЫаОН 

50 

21,2 

5 

Ыа 2 С0 3 

100 

22,6 

5 



7,7 

15 



8,4 

15 



1,6 

25 



2,7 

25 



0,85 

35 



1,5 

35 



0,25 

45 



0,52 

45 


70 

22,1 

5 


120 

22,8 

5 



8,06 

15 

м 


8,6 

15 



2,1 

25 



2,9 

25 



1,35 

35 



1,55 

35 



0,36 

45 



0,57 

45 


90 

22,4- 

5 


140 

23,1 

5 



8,3 

15 



8,7 

15 



2,5 

25 

ц 


3,0 

25 



1,4 

35 



1,6 

35 



0,45 

45 

■’ 


0,56 

45 

»> 


Авт. 



Авт. 



Примечание. М. И. (Ь0—70°) и М. П. (ІЮ НО") Концентрации N а 0 11 относятся, вероятно, 
к исходным растворам ЫаОН без Ыа 2 С0 3 . 


Ма 2 С0 3 — ШО Н—Н 2 0 


\Ѵ. ЗоОгоебег, А. Вёгк, А. ОаЬгІеІ, Ат. СЬет. Зое., 58, 847 (1936) 


1. °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. "/„ 

г/100 

г н 2 о 

Ыа 2 С0 3 

ЫаОН 

Ма 2 С0 3 

ЫаОН 

150 

19,65 

5,4 

26,2 

7,2 

Иа 2 С0 3 


10,1 

14,65 

13,4 

19,5 


250 

11,6 

6,6 

14,2 

8,1 



8,65 

16,1 

11,5 

21,4 


350 

4,35 

7,15 

4,9 

8,1 



8,3 

6,15 

9,7 ' 

7,2 



9,55 

15,2 

12,7 

20,2 

» 




Авт. 



Примечание/»!. И. (± 2°). т = 12-48 час. Давление 3—160 ата. 


552 


553 




Н", Ыа' || С0 :{ ", ОН' 


Ка 2 СО..,—КаОН—Н г О 


Н\ КѴЦОН', ВО/" 


В 2 О іГ -Ка 2 0 - Н.,0 


Ш 2 С0 3 — NаОН—Н 2 0 


№ 2 СОз—ШОН—Н 2 (Э 


О. Могеу, X Виг1е\ѵ, Ат. 5сІ. (5), 
35, 212 (1938) 


5. Огееп, Р. РгаКаІІ, .1. Ат. 
Сііет. Зое., 68, 1791 (1946) 


1 , °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

№ 

(, °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. % 

вес. % 

Ка^С0 3 

ИаОН 

№а 2 С0 3 

КаОН 

60 

0,35 

62,5 

N а 2 С0 3 N аОН • Н 2 0 

і 

100 

30,8 

0 

Ыа 2 С0 3 -Н 2 0 

61 

0,35 

63,1 

» и 

2 


28,9 

1,1 


62 

0,35 

63,8 

» 

3 


27,5 

2,0 


63 

0,35 

64,7 


4 


23,8 

4,6 


64 

0,35 

65,9 


5 


20,3 

7,5 


65 

0,35 

68,7 


6 


20,2 

7,6 


64 

0,35 

71,4 

» 

7 


16,6 

10,5 


63 

0,30 

72,4 


8 


12,8 

13,8 


62,5 

0,27 

72,85 

На 2 СО ;і + НаОН- 

9 


9,4 

17,1 





•Н 2 0 + ЫаОН 

10 


7,6 

19,0 


63 

0,27 

72,9 

N а.,С0 3 + N аОН 

11 


5,5 

21,9 


64 

0,28 

72,95 


12 


4,8 

24,2 


65 

0,29 

73,0 


13 


3,6 

27,0 


70 

0,33 

73,3 


14 


2,7 

29,7 

-> 


Авт. 




Авт. 



П ри м е ч ани е. М. И. (+ОД—0,2°). х = 4 часа Примечание. М. И. (±1°). 

(после предварительного подогрева) при переме- х = 20 час. (для №6 — 48 час.). Анализ' 

шиваиии. твердой фазы: хим. и микр. 


1Ѵа 2 С0 3 — ІѴаОН— Н 2 (Э 


Л. С. Иткина, ЖПХ, 22, вып. 3, 279—281 (1949) 



Жидкая фаза 


/, °С 

вес. % 

Твердая фаза 


N8*00,, 

КаОН 


50 

18,39 

8,84 

N а 2 С0 3 • Н 2 0 


7,37 

18,95 

и 


0,65 1 

34,65 

Иа 2 С0 3 


Авт. 



Примечание. М. И. (+ 0,1°). Анализ твердой фазы: М. О. и микр. 


н\ ^ I он', во;" 

в 2 о 3 —№ 2 о—н 2 о 


М. П. Дукельский, 2. апог^. Сйеш., 50, 46 (1906); ЖРФХО, ч. хим 39 
984 (1907) ’ ’ 


1 , °с 

Жидкая фаза | 

вес. % 

В,0 3 | Иа 2 0 

Твердая фаза 

30 

3,54 

0 

Н 3 ВО :3 


6,11 

0,64 

я 


11,18 

1,81 

Я 


11,78 

1,86 

)} 


11,84 

1,99 

Н 3 В0 3 + Иа 2 0 • 5В 2 0 3 • 10Н 2 О 


12,14 

2,26 

Иа 2 0 • 5В 3 0 3 • 10Н 2 О 


13,30 

3,47 

» 


15,84 

3,79 

и 


17,20 

4,08 

Ыа 2 0 • 5В 3 0 3 • 10Н 2 О + Иа 2 0 ■ 2В 2 0 3 • 10Н 2 О 


9,48 

2,40 

Иа 2 0 • 2В 3 0 3 • ЮН 2 0 


7,79 

2,02 

я 


7,36 

1,84 

» 


5,16 

1,38 

1 

я 


2,41 

1,88 



4,76 

4,00 

■ 


6,94 

5,81 

я 


10,49 

8,85 



9.12 

12,39 

Ыа 2 0 • В,0 3 • 8Н„0 


8,18 

13,25 

„ 


6,21 

15,32 



4,97 

18,31 



4,69 

20,58 



4,63 

21,58 

Ыа 2 0 • В 2 0 3 ■ 8Н 2 0 + Ыа а О • В 2 0 3 • 4Н 2 0 


13,69 

16,61 

Ыа..О • В 2 0 3 • 4Н 2 0 


3,82 

23,00 



2,98 

25,08 



2,75 

26,13 



2,44 

27,78 



2,38 

28,61 



2,51 

29,39 



3,73 

34,44 



5,55 

38,85 

* 


5,10 

41,37 

N аОН • Н 2 0 


2,71 

40,85 



0 

42,00 



Авт. 



Примечание. М. И. т —около 120 час. Анализ твердой фазы: М. О. 
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Н\ Ыа - 1| ОН', ВО./" 


В 2 0 3 — Ка 3 0-Н 2 0 


Н\ Ыа" И ОН', ВО/" 


ВА— Ыа 2 0 —II., О 



—N820—Н2О 


Е. Согпес, Апп. сЫт. ріѵуз. ( 8 ), 30, 130 (1913) 


1 , °с 

| Жидкая фаза 

Твердая фаза 

г/л 

1 М/л 

Н 3 ВО 3 

ШОН 

1 н 3 во 3 

КаОН 

— 0,580 

18,55 

0 

0,3 

0 

Лёд 

— 0,518 

17,63 

0,60 

0,3 • 0,95 

0,3 • 0,05 


- 0,472 

16,70 

1,20 

0,3 • 0,90 

0,3-0,10 


- 0,437 

15,77 

1,80 

0,3 • 0,85 

0,3-0,15 


— 0,417 

14,84 

2,40 

0,3 • 0,80 

0,3 • 0,20 


-0,410 

13,91 

3,00 

0,3 • 0,75 

0,3 - 0,25 


— 0,415 

12,99 

3,60 

0,3 • 0,70 

0,3 • 0,30 


— 0,431 

12,06 

4,20 

0,3 • 0,65 

0,3 - 0,35 


— 0,455 

11,13 

4,80 

0,3 • 0,60 

0,3 • 0,40 


— 0,483 

10,20 

5,40 

0,3 • 0,55 

0,3 • 0,45 


— 0,520 

9,28 

6,00 

0,3 • 0,50 

0,3 • 0,50 


— 0,565 

8,35 

6,60 

0,3 • 0,45 

0,3 - 0,55 


— 0,614 

7,42 

7,20 

0,3 • 0,40 

0,3 • 0,60 


— 0,714 

5,57 

8,40 

0,3 • 0,30 

0,3 • 0,70 


— 0,820 

3,71 

9,60 

0,3 • 0,20 

0,3 • 0,80 


— 1,025 

0 

12,00 

0 

0,3 





Лет. 



Примечание. Метод — криоскопическиГі. 


В а О :і — Ыа 2 0— Н 2 0 


11. 8Ъогр;1, Р. Месассі, А((! геаіе ассаб. Ыпсеі (5), 24, I, 445—447 (1915) 


1. °с 

| Жидкая фаза 

Время 

сутки 

Твердая фаза 

вес 

в.,о 3 

■■ % 

Ка г О 

60 

7,39 

0 

6 

Н 3 В0 3 


9,63 

0,58 

2 



13,92 

1,39 

5 



20,26 

2,92 

11 



20,74 

3,08 

9 



22,29 

3,41 

6 

Н а ВО а + N3/) - 5В 2 О а - 10Н 2 О 


22,59 

3,40 

6 



21,94 

3,22 

11 

Иа 2 0 • 5В 2 0 а • ЮН 2 0 


23,76 

4,40 

3 



24,07 

4,46 

3 



25,62 

5,10 

7 



27,08 

5,45 

1 



28,38 

6,08 

9 



28,77 

6,29 

8 



29,50 

6,35 

9 

» 


Лет. 




I 

'ІЬ: 

У, 


$ 

'I 

I 





Продолжение 


1 , °с 

Жидка 

вес 

В 2 О а 

я фаза 

01 г 

• /Оі 

Ыа 2 0 

Время 

сутки 

Твердая фаза 

60 

30,26 

7,15 

2 

ЫадО-бВаОд- ЮН 2 0 


33,57 

8,29 

5 

» 


34,31 

8,53 

4 

„ 


41,47 

11,29 

3 

N3-0 - 5В,О ч • ЮН,0 4- N3,0 ■ 2В,0„ - 5Н..О 


39,90 

11,02 

6 

Ыа,0 • 2В 2 О а • 5Н 2 0 


27,98 

8,32 

5 



27,11 

7,96 

11 



25,73 

7,77 

11 



24,41 

7,57 

3 



20,40 

6,84 

2 



19,75 

6,48 

14 



16,58 

5,77 

2 



14,89 

5,65 

4 



14,32 

5,60 

16 



11,72 

5,07 

4 



11,77 

5,15 

2 



10,83 

5,78 

3 



11,50 

6,95 

4 



15,33 

10,40 

2—3 

„ 


16,62 

11,58 

5 

і> 


18,60 

13,08 

2—4 

в 


18,92 

13,41 

5—8 

V 


19,97 

14,12 

7 

1 ) 


22,83 

16,08 

4—5 

» 


23,41 

16,41 

9—10 

„ 


23,87 

17,20 

3 

V 


25,94 

18,49 

10 

„ 


27,09 

19,43 

27 

„ 


31,06 

21,25 

4 

» 


32,49 

22,21 

13 

Ка 2 0 • 2В а О а ■ 5Н г О 4- N320 - В 2 О а • 4Н,0 


32,17 

22,21 

60 

Ыа 2 0 • В 2 0 3 - 4Н 2 0 


Лет. 




Примечание. М. И. т = 1—60 суток. Анализ твердой фазы: М. О, 


в 2 0 3 —N 820 —Н 2 0 


II. 

ЗЬогді, Р. Месассі, 

Аііі геаіе 

ассаб. Ыпсеі (5), 25, II, 328-331 (1916) 


| Жидкая фаза 



1 , °с 

вес 

0 / 

« /о 

Время 

сутки 

Твердая фаза 


В.,О, 1 

А т а„ О 


60 

32.49 
32,17 
26,37 

25.50 

22,21 

22,21 

20,49 

20,30 

13 

60 

4 

30 

Ыа,0 • 2В 2 0 3 • 5Н 2 0 4- № 2 0 • В,О а • 4Н„0 
Ыа 2 0 • В 2 О а • 4Н 2 0 

» 


Лет. 1 
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Н\ Ка'ИОН', ВО/" 


В,0 а — Ыа 3 0— Н 2 0 


Н5 Ыа'ІІОН', ВО/" 


В 2 0 3 —Ыа г О—Н 3 0 


Продолжение 


і, °С 

Жидка 

вес 

В 2 О 3 

я фаза 

0/ 

• /0 

N8*0 

Время 

суши 

Твердая фаза 

60 

24,02 

19,68 

о 

Ыа,0 • В.,0 3 • 411.,О 


22,78 

19,29 

4 



20,61 

18,89 

3 



19,17 

18,32 

5 



18,63 

18,46 

4 



18,90 

18,50 

6 



17,57 

18,60 

4 



17,33 

18,72 

7 



17,49 

18,89 

4 



16,95 

18,54 

5 



15,84 

19,45 

14 



15,33 

19,26 

4 



14,58 

19,24 

3 



14,53 

19,52 

2 



14,82 

19,47 

4 



14,00 

19,69 

4 



13,47 

20,12 

4 



13,69 

19,80 

2 



10,29 

22,06 

7 



9,99 

22,24 

10 



6,51 

28,64 

20 



6,59 

29,40 

7 



6,54 

29,61 

68 



7,23 

31,90 

6 



7,49 

32,65 

4 



7,56 

32,86 

5 

Ыа 2 0 • В 2 0 3 • 4Н 2 0 + Ыа 2 0 • В 2 0 3 • Н„0 


7,47 

33,12 

18 



14,50 

28,02 

4 

Ыа 2 0 • В 2 0 3 • Н 2 0 (мет.) 


14,65 

28,07 

2 



14,31 

28,02 

19 



11,22 

29,25 

5 



11,26 

30,37 

4 



11,83 

29,56 

7 



9,85 

31,88 

3 



6,78 

34,27 

9 

Ка.,0 . В 2 0 3 • Н 2 0 


6,80 

34,93 

4 



5,85 

35,29 

178 



6,29 

35,76 

22 



6,24 

36,38 

7 



6,90 

36,76 

6 



5,75 

38,69 

6 



5,56 

38,70 

28 



5,52 

39,00 

17 



5,31 

40,11 

41 



5,54 

42,75 

8 

Ыа 2 0 • В 2 0 3 • Н 2 0 + 2Ыа.,0 • В.,0 3 . Н,0 


5,80 

43,14 

5 

> 


5,18 

43,30 

10 

2Ыа.,О.В.,О г Н,0 


4,12 

43,65 

8 



3,80 

44,72 

4 



Авт. 




Продолжение 


6 °с 

Жидка 

вес 

ВА 

я фаза 

0/ 

• Іо 

Ка 2 0 

Время 

сутки 

Твердая фаза 

60 

3,78 

44,74 

33 

2Ыа 2 0 • В,0 3 • Н..О 


3,45 

44,93 

- 7 



3,81 

45,21 

5 



2,84 

45,62 

16 



2,61 

45,82 

10 



2,24 

47,38 

10 

} 


1,91 

48,58 

5 



1,61 

49,15 

8 

2Ыа 2 0 • В 2 0 3 ■ И 2 0 + ІЧа..О • ЗН..О 


1,57 

49,22 

6 

а »» 


1,45 

49,41 

11 

» у> 

1 

1,64 

49,10 

11 

ІЧа.,С) • ЗН 2 0 


1,24 

48,87 

52 



0,81 

48,44 

109 



0,50 ■ 

48,82 

5 



0,19 

48,69 

10 

„ 


0 

49,25 

6 

' 


Авт. 




Примечание. М. И. і = 2 —178 суток. 


В 2 0 3 —Nа20—Н 2 0 


А. КоаепЬеігп, Р. Ьеузег, 2. апог^. СЬегп., 119, 13—14 (1921) 




Жидкая фаза 



і,° с 


вес. "/„ 


Твердая фаза 


н.,во л 

КаОН 

в 2 о 2 

Ка 2 0 


0 

2,60 

0 

1,46 

0 

НвВ0 3 


5,84 

0,64 

3,29 

0,50 

Ыа 2 0 • 5В 2 0 3 • ЮН 2 0 (?) 


9,20 

1,27 

5,18 

0,98 

V 


11,2 

1,62 

6,31 

1,25 



9,2 

1,2 

5,18 

0,93 

Ыа.,0 • 5В.,0 3 • ЮН 2 0 + Ыа 2 0 • 2В.,0 3 . ЮН 2 0 
(ср. 10) 


1,97 

0,42 

1,11 

0,32 

Ыа 2 0-2В 2 0 3 -ЮНоО 


8,06 

5,14 

4,54 

3,98 

У 


11,44 

7,35 

6,44 

5,69 

| 


13,76 

8,92 

7,75 

6,91 

Ыа.,0 • 2В 2 0 3 • ЮН 2 0 + Ыа.,0 • В.,0 3 • 8Н 2 0 


12,83 

9,26 

7,22 

7,17 

Ыа.,0 • В.,0 3 • 8Н 2 0 


11,45 

9,85 

6,45 

7,63 

і 


8,35 

Лв 

11,13 

т. 

4,70 

8,62 

0 


Примечание. М. И. т=1—2 суток (с перемешиванием). Анализ твердой фазы в некоторых 
случаях: М. О. 
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Тееріе, ТЬе ІпйизШаІ Оеѵеіортепі оі Зеагіез Ьаке Вгіпез, стр. 148—156, 1929 


Н\ Ка*||ОН', ВО/" 


В 2 О а — N а а О—Н 2 0 


Н*. На' || ОН', ВО/" 


В,0 3 —Ка 2 0—Н,0 


И 



а 

Он 

О 


СИ 


4> 

тз 


X 

я 

4) 

я 

« 

Д4 


а 

о 

н 

>» 


я 

I 

е 


со 

о 

ЧН 

К 

8 

<и 
Я 
Я 
св 
V 
<1> 
г 
я 
а 

с 


В2О3—N8-20—Н2О 


11. 5Ьог§:1, I. АтеІоШ, Оагг, сЬіт. Йаі., 60, 471—473 (1930) 



Жидкаа фаза 



і, °с 

1 вес. °/„ 

Время 

1 Твердая фаза 



час. 


В 2 О э 

На а О 



45 

5,30 

0 

63 

Н:;ВО, 


8,02 

0,51 

58 


9,21 

0,83 

61 



11,95 

1,56 

60 



15,64 

2,49 

58 



16,21 

2,54 

62 



16,43 

2,55 

63—192 

Н3ВО3 Ыа 2 0 • 5В 2 0 3 • ЮН 2 0 (ср. 2) 


16,81 

2,74 

68 

ЫаоО • 5ВД. 10Н 2 6 


20,11 

4,28 

63 


21,30 

4,86 

70 



22 49 

.5,01 

58 



24,36 

5,90 

66 

* ; 


24,71 

6,02 

58 



27,40 

6,97 

57 



28,74 

7,39 

60 



28,85 

26,54 

7,50 

6,97 

70—98 

96 

Ыа 2 0 • 5В 2 0;і ■ ЮН 2 0 + Ыа 2 0 • 2В а 0 3 • ЮНоО (ср . 2) 
^ 2 0 • 2В 2 О г ЮН 2 0 


25,78 

6,69 

96 



18,69 

5,09 

192 



17,50 

4,98 

144 


8,76 

2,76 

240 

Ыа 2 0 • 2В 2 0 3 • ЮН 2 0 (ср. 2) 


7,67 

2,63 

192 

Ыа 2 0 • 2В 2 0 3 • ЮН 2 0 

На 2 0.2В 8 0 3 . ЮН 2 0 (ср. 2) 


5,20 

2,34 

117—144 


5,06 

2,43 

288 

Ыа 2 0 • 2В 2 0 3 • ЮН 2 0 


5,18 

3,82 

144 



9,43 

6,48 

96 



11,75 

8.53 

120 



13,60 

10,36 

144 

Nа 2 0 • 2В г 0 3 • ЮН 2 0 (ср. 2) 


15,98 

11,50 

120 

N а а О • 2В 2 0 3 • ЮН 2 0 


17,93 

13,15 

144 



20,16 

15,32 

192 

Иа 2 0 • 2В 2 0 3 • ЮН 2 0 + Ыа 2 0 • В 2 0 3 • 8Н 2 0 


16,25 

14,07 

192 

N а 2 0 • В 2 0 3 • 8Н 2 0 


13,34 

15,76 

192 



12,40 

16,75 

336 

— 


11,53 

17,55 

144—336 

- (ср. 2) 


11,28 

18,13 

288 



10,46 

18,95 

288 

— 


11,02 

19,06 

348 

— 


13,23 

17,96 

48 

N а 2 0 • В 2 Оо • 4Н 2 0 (мет.) 


10,42 

19,14 

96 

Ыа 2 0 • В 2 0 3 • 4Н 2 0 


9,78 

19,33 

288 



8.82 

20,39 

144 



7,11 

22,01 

288 

у 


5,22 

24,68 

182 



5,01 

25,03 

144-192 

14а 2 0.В 2 0з.4Н 2 0 (ср. 2) 


Авт. 




560 


36 Зак. 331. 


561 


1 



И', Ка‘||ОН', ВО/" 


в 2 0 а —Ыа г О—Н а О 


В}0 8 —N я 2 0—НдО 


Н’, N8'|| ОН', ВО/// 


Продолжение 


1 , °с 

Жидкая фаза 

Время 

час. 

вес. % 

В 2 0 з 

N8,0 

45 

4,85 

25,13 

і 

240 


4,78 

26,20 

240 


4,79 

27,52 

96 


4,42 

31,68 

144 


4Д> 

31,93 

144 


4,96 

33,25 

96 


5,60 

34,37 

960 


6,22 

35,96 

96 


6,66 

37,24 

336 


6,08 

37,93 

240 


5,55 

38,45 

192 


4,81 

39,47 

240 


4,62 

40,89 

480 


4 Б 0 

40,51 

96—288 


4,19 

41,05 

98 


3,60 

41,56 

101—105 


3,50 

42,39 

67-98 


3,45 

44,70 

95—103 


2,95 

44,20 

67 


1,26 

44,26 

57 


0,98 

44,21 

54 


0,80 

44,18 

49 


0,67 

44.17 

50 


0,56 

44,19 

48 


0,28 

44,22 

51 


0 

44,33 

48—384 


•_ 

, -' 



| Авт. 



Твердая фава 


Ыа 2 0 • В 2 0 3 - 4Н 2 0 


(Ыа 2 0 • В 2 0 3 • 4НоО) 
N а 2 0 • В 2 0 3 • Н 2 0 


N а 2 0 ■ В 2 0 3 - Н/Э + 2Ы аоО • В А ■ Н 2 0 (ср. 3) 


2Ыа„0 


П 2 и а „и • и 2 и 3 ■ 

Фіа?р - В 2 0 3 • НаО 
2М’а 2 0 • В 2 0 3 • Н 2 0 (ср. 2) 

2Иа 2 0 • В 2 0 3 • Н 2 0 (ср. 3) 

• В 2 0 3 • Н 2 0 + ЫаОН • Н 2 0 (ср. 2) 
ЫаОН • НоО 


и 

ЫаОН • Н 2 0 (ср. 2) 
ЫаОН • Н 2 0 

NаОН • Н 2 0 (ср. 4) 


П р и н е ч а н и е. М. И. (± 0,1"). т=48—Е60 час. Анализ твердой фазы: М. О. 


ВА—№ 2 о—н 2 о 


II. ЗЬогёі и др., Оа 22 . сЫт. ііаі., 62, 5—11 (Ш32) 



Жидкая фаза 


Л°с 

вес. % 

Время 

час. 


В 2 О а 

Ыа 2 0 


0 

т 

0,76 

0,66 

3,32 

7,08 

0 

0,88 

0,34 

0,46 

3,02 

6,44 

388 

132—655 

162 

238 

408 

74 


Авт. 



( 


Твердая фава 


Н 3 В0 3 + N3,0 • 2Во0 3 • 10Н,( 
N820 - 2В а 0 3 - 10Н 2 О 


Н 3 ВОз 

• 2ВА- ЮН,0 (ср. 5) 


і 


і 



Продолжение 


1 , °с 

Жидкая фаза 

Время 

час. 

Твердая фаза 

вес. % 

в а 0 а 

Ыа 2 0 

0 

7,65 

7,23 

168 

№ 2 0 • 2В 2 0 3 • ЮН 2 0 + Ыа 2 0 • В 2 0 3 .8Н 2 0 ' 


4,97 

8,32 

174 

№ 2 0 ■ В-.0 3 ■ 8Н 2 0 


3,26 

10,71 

699 



1,40 

15.70 

_ 



1,65 

16,00 

677 



1,34 

19,75 

_ 



1,15 

20,82 

316 



1,18 

21,61 

97 



1,63 

23,97 

505—608 

Иа 2 0 ■ В 4 0 3 • 8Н 2 0 + Ыа 2 0 • В 2 0,- 4Н,0 (ср. 2) 


2,50 

2,00 

20,81 

22,81 

Г 

Ыа 2 0 • В 2 0 3 • 4Н 2 0 (мет.) 


1,65 

24,70 

— 

N а 2 0 ” В 2 0 3 • 4Н,о” 


1,50 

26,66 

313 



1,35 

27,26 

— 

” 


1,21 

29,43 

1068 



1,69 

32,50 

381 

N а 2 0 ■ В 2 0 3 • 4Н 2 0 + ЫаОН • 4Н 2 0 


0,45 

28,33 

638 

ЫаОН • 4Н 2 0 


0,55 

24,80 

— 



0 

22,89 

99 


20 

2,70 

0 

— 

н 3 во 3 


8,20 

1,30 

48 



8,70 

1,50 

48—96 

Н 3 ВО ч 4- N3,0 • 5В”,0 3 • 10Н,О Гер. 3) 


10,37 

2,18 

48—96 

N 3 ^ • 5В 2 0 3 • ЮН 2 0 + N 3 ^ • 2В 2 0 3 • ЮН 2 0 (ср. 4) 


2,83 

0,81 

96 

N3./) • 2В 2 0 3 • ЮН 2 0 


1,75 

0,78 

76—102 

N 35.0 • 2В.,0 3 • ЮН 2 0 (ср. 2) 


2,21 

1,76 

72 

N 320 - 28203 - 10Н 2 О 


3,21 

2,69 

98 



4,55 

3,50 

48 



5,26 

4,60 

94 



7,58 

6,52 

48 



8,35 

7,20 

48 



9,40 

8,30 

72—76 

N 3 , 0 - 2В,О я - ЮН,0 (ср. 2) 


10,40 

8,92 

74—96 

N3^0 • 2В 2 0 3 - ЮН 2 0 + N 3 ^ • В 2 0 3 • 8Н 2 0 (ср. 2) 


8,94 

9,75 

72 

N320 • В 2 0 3 - 8Н 2 0 


5,60 

12,94 

72 



4,40 

15,78 

98 



2,95 

19,40 

424 



3,34 

23,15 

72—96 

N 3 ^ - В 2 0 3 - 8Н 2 0 + N 330 - В 2 0 3 • 4Н а О (ср. 2) 


2,61 

24,02 

72 

N а,0 • В 2 0 3 • 4Н 2 0 


2,60 

24,52 

108 



2,69 

24,65 

264 



2,17 

27,96 

72 



2,12 

28,81 

72 

_ 


2,07 

30,34 

120 

_ 


2,50 

30,98 

90 

_ 


2,27 

32,76 

120—404 

- (ср. 2 ) 


2,71 

34,30 

600 



Авт. 




36 * 


562 


563 



И*. На*||ОН', В<Ѵ" 


В А—N8,0— Н 2 0 


В 2 0з—На 2 0-Н 2 0 


Н - , Ка’Н ОН', ВО/" 


Продолжение 


і, °с 


Жидкая фаза 


20 


35 


вес 

0/ 

/0 

ВА 

Ыа 2 0 

3,67 

36,00 

3,93 

39,56 

0 

40,00 

4,04 

0 

5,48 

0,36 

8,90 

1,11 

11,48 

1,89 

12,86 

2,05 

16,23 

3,36 

17,11 

3,64 

18,74 

4,47 

15,28 

3,62 

10,34 

2,60 

3,32 

1,48 

9,75 

7,43 

13,37 

11,57 

15,37 

12,95 

14,55 

13,15 

11,07 

13,33 

10,13 

13,59 

7,85 

15,64 

6,68 

18,01 

6,62 

18,98 

6,50 

20,50 

8,38 

18,42 

7,25 

19,88 

6,08 

20,87 

4,30 

23,88 

3,98 

24,53 

3,33 

31,32 

3,87 

33,79 

4,43 

35,39 

5,07 

37,61 

5,82 

40,54 

5,74 

41,67 

5,54 

41,83 

5,08 

42,42 

4,73 

42,76 

4,62 

42,57 

3,96 

42,73 

3,09 

42,48 

2,25 

42,68 

0 

42,73 




Время 

час. 


Авт. 


72 

1032 


190 

146 
126 
360 
130 
126 

214 

147 
180 
120 
126 
180 

90—170 

196 

100 

160 

180 

148 
120 

147—154 

114 
162 
173 
168 
135 

72 

143 

206 

145—193 

220 

170 

215 
140 
150 

48 

120 

115 
90 

96-120 


Твердая фааа 


ИаОН- Н 2 0 
Н 3 В0 3 ”(ср. 2) 

н 3 во 3 


» 

Н»В0 3 + ІМа 2 0 • 5В 2 0 3 • ЮН 2 0 
N а 3 0 • 5В 2 0 3 • 10Н 2 О 

N3,0 • 5В 2 0 3 • ЮН 2 0 + N а 2 0 • 2В 2 0 3 • ЮН 2 0 
N а 2 0 • 2В 2 0 3 • ЮН 2 0 


Ыа.,0 • 2 В,О,, • ЮН 2 0 + ІМа 2 0 • В 2 0 3 • 8Н 2 0 (ср. 3) 
N а 2 0 ■ В 2 0 3 • 8Н 2 0 


N3,0 ■ В.,Оі • 8Н а О + Ыа 2 0 • В 2 0 3 • 4Н а О (ср. 2) 
N а 2 0 • В 2 0 3 • 4Н 2 0 (мет.) 

N а,6 • В 2 0 3 • 4Н 2 0 


(с '2 ^ 

N3,0 • В 2 0 3 • 4Н 2 0 + 2Уа 2 б • В 2 0 3 . Н 2 0 
2Ы а 2 0 • В 2 0 3 • Н 2 0 


2!Ма 2 0 • В 2 0 3 - Н 2 0 + ЫаОН • Н 2 0 
N аОН • Н 2 0 


ИаОН • Н 2 0 (ср. 3) 


Примечание. М. И. 1=48—1068 час. Анализ твердой фазы: М. О. Изотерма при 20“ изу- 
чал асъ при участии Р. ВегаеШпі* при 35 е —Ь. АшеІоН • 


В 2 0 3 —Nа 2 0—Н 2 0 

Н. С. Курнаков, М. И. Равич, Н. В. Троицкая, Изв. СФХА АН СССР 10 
298(1938) 


(, “С 

Жидкг 

вес. % 

я фаза 

МОЛ. °/о 

Твердая фаза 

ВА 

N8,0 

ва 

Ыа/) 

—19,5 

2,20 

11,63 

0,63 

3,75 

N аВ0 2 • 4НоО -|- лёд 

—13,5 

3,29 

9,70 

0,94 

3,11 

» » 

—10,8 

4,24 

8,71 

1,21 

2,79 

и » 

— 9,4 

5,17 

8,18 

1,48 

2,63 

» » 

— 8,6 

5,75 

7,94 

1,65 

2,56 

ѵ » 

— 6,8 

6,67 

7,33 

1,92 

2,37 

!Ма 2 В 4 0 7 • ЮН 2 0 + ИаВ0 2 ■ 4Н 2 0 + лёд 

— 5,5 

6,25 

6,47 

1,78 

2,07 

• N а 2 В 4 0 7 • ЮН 2 0 + лёд 

— 3,1 

3,84 

3,74 

1,05 

1,15 

я » 

— 2,2 

2,64 

2,55 

0,71 

0,77 

» » 

- 1,6 

1,92 

1,81 

0,51 

.0,54 

’ И 

— 1,3 

1,59 

1,51 

0,42 

0,45 

„ 

— 1,0 

1,18 

1,12 

0,31 

0,33 

и 

- 0,8 

0,99 

0,88 

0,26 

0,26 


— 0,6 

0,76 

0,68 

0,20 

0,20 


— 0,51 

0,77 

0,41 

0,20 

0,12 


— 0,49 

0,84 

0,38 

0,22 

0,11 

» 

— 0,52 

0,99 

0,37 

0,26 

0,11 

к 

— 0,6 

1,30 

0,41 

0,34 

0,12 


— 0.8 

2,27 

0,51 

0,60 

0,15 

ѵ « 

— 1,2 

3,67 

0,73 

0,98 

0,22 

И 

- 1,4 

4,46 

0,86 

1,20 

0,26 

„ 

— 1,65 

5,41 

1,05 

1,47 

0,32 

«» 

— 2,1 

7,84 

1,63 

2,18 

0,51 


— 2,85 

11,85 

2,58 

3,43 

0,84 

1) >* 

— 2,65 

10,64 

2,24 

3,04 

0,72 

Н 3 В0 3 -( лсд 

— 2,55 

9,52 

1,92 

2,69 

0,61 

>. » 

— 2,4 

8,84 

1,75 

2,48 

0,55 

с », 

— 2,25 

8,58 

1,59 

2,4 

0,50 


— 1,95 

6,39 

1,20 

1,75 

0,37 


— 1,85 

5,77 

1,01 

1,57 

0,31 


— 1,5 

4,14 

0,66 

1,11 

0,20 


— 1,0 

2,09 

0,20 

0,55 

0,06 

,, „ 

— 0,75 

1,34 

0 

0,35 

0 

- 




Авт. 



Примечание. М. П. (± 0,1°). В работе (стр. 295—296) приводятся также составы раство¬ 
ров ледяного поля для В а О : ,+\ ! а_,0, равных 0,150, 0,200 н 0,270 мол. а также для В. О ./К а. О, 
равных 0,23 и 0,47. 


564 


565 





Н\ Ка'ІІОН', В0 3 '" 


В 2 О а — Ыа 2 0— Н 2 0 


н\ к - цр\ он' 


НР—КР—Н 2 0 


В 2 0 3 —ЫйзО-Н 2 0 


Н. С. Курнаков, М. И. Равич, Н. В. Троицкая, Изв. СФХА АН СССР, 10 , 
301(1938) 




Жидкая фаза 



(, °с 

вес 

7о 

мол. % 

Твердая фаза 


в 2 0 3 

N3,0 

В а Оз 

N3,0 


25 

2,54 

0,96 

0,673 

0,286 

Ыа 2 В 4 0 7 - ЮН 2 0 


2,41 

0,96 

0,638 

0,287 



2,24 

0,95 

0,594 

0,284 



2,15 

0,96 

0,570 

0,285 



2,06 

0,97 

0,544 

0,287 



2,03 

0,98 

0,536 

0,290 



1,92 

1,03 

0,508 

0,306 



1,88 

1,08 

0,498 

0,321 



1,87 

1,24 

0,494 

0,368 



1,93 

1,45 

0,511 

0,433 

» 




Авт. 



Примечание. И. И. т=1 сутки. 


В 2 0 3 — На 2 0- —Н 2 0 


\У. Віазсіаіе, С. Зіапзку, 3. Ат. СНет. 5ос., 61, 919 (1939) 


1 , °с 

; Жидкая фаза 

і 

вес. % 

Твердая фаза 

В 2 0 3 

Иа 2 0 

10 

7,98 

1,66 

ИаВ 6 0 8 • 5Н 2 0 + N а 2 В 4 0 7 - ЮН 2 0 


7.32 

1,18 

№В 6 0 8 • 5Ні>0 


6,95 

1,22 

N 28503 • 5 Н 2 О НдВОд 

16,1 

9,09 

1,88 

НаВ 6 0 8 - 5Н 2 0 4- Ыа 2 В 4 0 7 • 10Н 2 О 


8,11 

1,46 

ІМаВ й 0 8 .5Н 2 0 


7,94 

1,34 

ЫаВдОд • 5НоО -}- Н 3 ВО 3 

20 

10,37 

2,19 

ЫаВ 5 0 8 . 5Н 2 0 + Ыа 2 В 4 0 7 • ЮН 2 0 


8,90 

1,60 

ІМаВ й 0 8 .5Н 2 0 


8,68 

1,46 

N 2850 ^ • йНаО М 38 О 3 

25 

12,70 

2,82 

N аВ 6 0 8 • 5Н..О + Ыа 2 В 4 С) 7 . ЮН 2 0 


10,32 

1,83 

N3350),. 5Н 2 0 


10,08 

1,62 

ЫаВ 6 0 8 -5Н 2 0 + Н 3 В0 3 


Авт. 



Примечание. М. И. (±0.2°). г —несколько суток. 


566 


Н-, К НР 7 ’, он 7 


нр— кр— н 2 о 

А. БШе, Сотрі. гепЗ., 123, 1282(1896); Апп. сЫт. рЬуз. (7), 10, 558(1897) 




Жидкая фаза 



А° с 

вес. °/„ 

г/100 

г Н„0 

Твердая фаза 


НР 

КР 

НР 

КР 


21 

30,67 

43,61 

119,2 

169,5 

_ 


26,58 

37,61 

74,20 

105,00 

— 


23,51 

32,73 

53,71 

74,79 

і 


21,06 

30,76 

43,71 

63,83 



20,60 

30,31 

41,98 

61,76 

— 


16,30 

26,72 

28,60 

46,90 

— 


13,00 

24,13 

20,68 

38,37 

— 


11,54 

23,23 

17,69 

•• 35,62 



10,82 

22,79 

16,29 

34,33 



10,70 

22,34 

15,98 

33,37 



9,60 

21,59 

13,95 

31,38 

— 


8,74 

21,32 

12,50. 

30,48 

— 


8,67 

21,76 

12,47 

31,28 

— 


8,06 

20,98 

11,36 

29,57 

— 


6,65 

21,47 

9,25 

29,86 

— 


4,44 

22,25 

6,05 

30,35 

— 


2,95 

23,78 

4,03 

32,46 

(КР • 2Н г О) 


2,59 

28,04 

3,73 

40,41 



0,99 

37,51 

1,61 

61,00 

„ 


0,70 

41,58 

1,21 

72,04 

м 


0 

49,06 

0 

Лб 

96,30 

'//г. 



Примечание. М. И. Анализ твердой фазы не производился. 


НР—КР— н 2 о 

О. Сіагк, X Ат. СНет. 5ос., 41, 1487 (1919) 




Жидкая фаза 

' 


(, °с 

вес 

. о/о 

г/100 

г Н 2 0 

Твердая фаза 


НР 

і 

КР 

НР 

КР 


25 

29,76 

40,48 

100,0 

136,0 

_ , 


20,61 

30,32 

42,0 

61,8 

— 


16,30 

26,72 

28,6 

46,9 

— 


13,01 

24,14 

20,7 

38,4 

— 


10,71 

22,36 

16.0 

33,4 

— 


8,74 

21,33 

12,5 

30,5 

КР 


4,43 

22,28 

6,05 

30,4 

„ 


0,99 

37,51 

1,61 

61,0 

„ 


0 

49,06 

0 

96,3 

» 




Авт. 



Примечание. Методика не описана. Анализ жидкой фазы: К'—в виде К 2 30„ Р г —титро¬ 
ванием. 
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К'ЦРЧ ОН' 


НР—КР—Н 2 0 


3= *п21п 




п: 

• О в-. 

Ьгзз 

і . и* 


со >—<*—< м 

ОО 00 Ю (М 

[С ьГ ь." і>Г 


-<СМ»-<СО-^©СМСМсОЬІсМСОСОт*<ЮСМСОі>-СО:ОООООЮа>т*<©ті<©© 

О СМ_ тр со сю^о <СО СО^ тр со^ °0 тр со ^ іо © тр »-* ю тр о^СМ ООСОСОЬ 
-" Ь." (С со СО Ь." {С со" со" со" оо" Ь»" ю" П<" іо іѴ оГ ©" 1 >" со ^ тр тр о" (С ОО ©Г о" о" : 


—«трОіЬ.СО^СО’— 'Ь.'^'ОСО N 00 05 СО О N 

00 ©^ СО ^ т-н 1 >. л Ю л і— I О Тр со СО О л Ю тр |>. СМ тр 

со Тр см" — <" —Г о" тр" © іо" о" ©" о" О «-Г со" ©" ^ т-Г о 

СО СО СМ СМ СМ ^ СМ ^ 


ь. со Ю О со ь. тр »-< 00 ю о 
тр СО тр «О© ь. СМ ^ СТО 

о" О ©" со" ь." Тр" со" СМ —Г г-Г г-Г о" С 


СОО^Г^СООЬЮГ^ОООЮООК^СОСІ^^^СООО ^©Ь-СМСМООО© > 

© ©^со л ^^© л ^^© л оо л ©© ©оо^оооосм см^со^оо^см со ь со о о | 

©" о" ©" ©" ©" со" оо" ©" о" (С гС со" см" —<" о" со" ю" ©" со" со" о" іС со" со" со" ю" ©" —Г тр" (С іС \ 
1 СМ г-~< г-~< т— і у-* *— і т—< т— і у-* (М СМ (М *-“Ч »—< *—ч 1-н (М СМ (М *—< *—< »—< *—ч т— і т—< (М (М С 4 } см I 


©©(М(--соЮСОт*<(^(МСОСМ СО -«СО ^ Ю СО *-ч Ь» © СМ СМ 

•т_ с»оос^ч-а--© © г--© © л ©_© ^ ь ^ ооююоф 

С см" о" ©" оо" і-Г см" см* со" со" стГ оо" о" о ©" со" ©" ——<" о" о г--" со" і--" со" см" 

тг тг СО СО СО СО СО (М (М т-н »-< *—Ч т—• »-« —« 


т—I (•'- 05 <м (М тр т—I ІО т—I 
ООЮЮ'ОСОСОМОСО 


’Н^ООСОСОСООМО^ГЧ^ОО^ОСООСОГ^МСО^ОСОТГЮСОСМОЮ 
ю со см тг со ю со © ^ ю со со со ь. со ©_© оо о о со см © юоінн 

СМ" <м" см" <м" со" со" со" со" со" тр" со" СМ" (М (М (М‘ ^н" сі (М сі со" тГ г}-" ю" ю" ІО со" 

СОСОЮОГ-<ЮСОСОО(М(^СООООІОЮЮОЬ.СООСОСО^ГНО^ООЬ.СО 
СО со О л (М С| тг тг Ю СО_ СО 00 со 00 СМ 00 л О л СО 00 00 Л 00 т-н СО л ^ О л Ю л тг СѴЭ • 
ю" со" см" о" со" ю" тг" тг" г-Г г-Г оо" гг" [С оо" і о" со" со" аГ оо" ю" ю* іо" ю" тг" см" г-Г а>" (С со 

СОСОСОСО’^ , ’^ , '^ , ’^ , ’^ , '^ , СОСОСОСОСОСОСОСО^О^ОЮ^О^О^О^О^О^О^О'^ , '^ , Т^ ^ 
--- е 

СО^ЮС^^^СООгчО'^^ФООЬ.МЬ^С^СОСО^ОС^ЬЬОООСО . ^ 

СОСО^ЬЬЮОСГ)ГН?5 1 ^со_(М а> Ю ’-ч > г-^ гг со^ (М^ со^ со С^—^ООО^ -г 

(С іС ь-" со" аГ Ы о" о" —<" со" см" см" см" — іС і-Г і-Г (С ю" со" со" і>" оо"»-«" со" ^г" со" > о" со" со" а>" 

СОСОЮЮЮООООЮ^'ОЮОСОЮОЮСООСО^'ОСОСООСОСО^ОО 
соа>юа>юа>ь.юоосо(М(М(МЮ(Мсооо --^оо^оо со^см^со^ тг тр о^а^со —ос> 
со" со" см" о" ю" со" со" о" оГ ^г" т-Г іС іС со" см" см" аГ оо і>-" ю" со" —аГ со" со" ^ (м" 

СОСОСОСО’^’^’^’^’^СОСОСОСОС^СОСОСОСОIОIОЮЮ^О^О^ОЮ'С^Т? I ’^ , ’^Ф’^ , 
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Продолжение ] Я 


Жидкая фаза 


Жидкая фаза 


КР | 

НР 

- КР 

23,62 

88,08 

9,59 

19,84 

83,50 

7,78 

15,85 

79,65 

6,00 

14,17 

77,57 

5,27 

12,01 

74,14 

4,39 

10,30 

71,20 

3,71 

9,86 

66,52 

3,52 

10,68 

62,98 

3,82 

12,50 

60,55 

4,52 

15,87 

58,16 

5,84 

18,00 

56,91 

6,77 

19,46 

56,70 

7,40 

20,56 

56,61 

7.89 

20,98 

56,77 

8,08 

22,30 

54,32 

8,66 

22,38 

53,56 

8,69 

22,85 

52,90 

8,90 

24,02 

51,82 

9,44 

25,59 

52,15 

10,19 

26,82 

53,64 

10,80 

26,42 

51,56 

10,58 

26,66 

48,96 

10,67 

26,77 

46,88 

10,70 

27,29 

44,83 

10,94 

27,95 

43,43 

11,22 

29,40 

41,14 

11,95 

29,81 

38,20 

12,12 

29,86 

34,39 

12,10 

30,72 

32,65 

12,52 

31,60 

32,06 

12,96 


Твердая фаса 


КР • 4НР 


і, °С Вес. «'о 


КР-ЗНР 


2КР•5НР 


КР•2НР 


КР-НР 


НР КР НР К5 


Твердая фаза 


КР •2НР 


КР - НР 


КР • 2Н а О 
КР • 4НР 


КР • ЗНР 


2КР • 5НР 



КР • 5НР 
КР-2НР 


КР-2НР +КР-НР 
КР-НР 


КР •НР + КР• 2Н а О 
КР • 2Н 2 0 

К?’- НР 


НР—КР—Н 2 0 





Продолжение 


н\ К’І.Р'. он 


нр—кр— н,0 


Н‘, К - ||Р'. он» 


КР—КОН—Н 8 0 


Ни 


& 


Ии 

+г 

ьб й к * 

Ии 

Е 

~Нн 

+си 

Е 

Ии 

X 

8 » * 

Ии 

+ 

а ИиИи 

Х^4 

Ни 


& 


Ии 


1 



с 

5 4 "! 

й- 

* 

І^©©І^СМІ^І^соі^©©т^Ю©СМ^^©СМСОЮ^©©СМ^© 

<©ЮСОІ>-СМЮСОСОі©©©©СОЮСО©СО СМ Л 00 СЧ © Ю ©. ІО см 
ТГ со" см см" ^ ю" ю" !>•" ©" ^" со" Т}-" ю" тГ со"©"--< ^ © © © СМ 

СОСОСОСОСОСОСОСОСМСМСМ(МСМ(МСОСОСОСОСОСОСОСОСОСОСОСОСО 


СП 

’& 

мол 

Ъ. 

Г 

00 00 СО тр Ь. СО©СО^‘СО©СМСО©’-иСО©©’-'© 4Э со ю© 

Ь. СО тр СО © со © со О0© Ю © л © тг © Ь* ОО,©^©^© ©^оооо©, 

00 ©" т*«" со © о" ©" ©" ©" со" ю" со" см" ч—Г ©" ©Г ь-" со" со © со" со со" ь-" © 

Авт. 

Л 

И 

кі 

Я 

К 


Ъ. 

44 

©©іО©©сО©^СОСО(^©ЮІ>-СО’-<І>-©©СО©©СО©©СО© 
т-и © © ©^ СО©СОГ^©©’-ИСО©©©СО СМ^ І>.^ -и © СМ_ ©^ *-н І>^ ©_ 

со" см" СМ" *-Г ©" ©" со" со" ю" см" т—Г см" т*-" ©" ©" *-Г СІ со" см" см" *-н" ©" ©" со" ь." со" ©" 
©©©©©10©1010101010101010©©©©©©©©©©©© 


вес. 

(31 

Г; 

іо © © ТГ СО © Ь* СО ^ со ^ т-и со © © © со СМ ь. т -1 Ь.ІОСОЬ. 

^ СО со ч —1 © © 00 СО ^ © С”. СО © со^см^ю^© 

ю" V см" см" т-Г © і о" ©" ю" со" см" ©" ©" со" 1 >Г ь." ©" ©" см" см" © *-н о" ©" ©" © 

СО СМ (М Т-И Т-И Т-И 1 ' 

1 


О 

1 © © о 

© см ^ 

т-И т— 1 Т“Н 




КР—КОН—н 2 о 

А. БШе, Апп. сНші. рКуз. (7), 10, 572 (1897) 


и °с 

вес 

Жидка 

. % 

я фаза 

г/100 г Н 2 0 

Твердая фава 

КР 

кон 

КР 

КОН 

20 

49,57 

0 

98,29 

0 

(КР • 2Н 2 0) 


44,33 

3,81 

85,48 

7,34 

„ 


40,56 

6,84 

77,12 

13,01 



36,93 

11,50 

71,62 

22,30 



36,22 

12,43 

70,52 

24,20 

„ 


35,88 

13,02 

70,21 

25,47 

» 


35,60 

13,51 

69,98 

26,57 



34,33 

15,38 

68,27 

30,59 



34,12 

15,81 

68,13 

31,57 



33,71 

16,45 

67,64 

33,01 



33,32 

16,93 

66,98 

34,02 



32,33 

19,50 

67,11 

40,49 

„ 


31,92 

20,62 

67,24 

43,44 

(КР • 2Н 2 0 + КР) 


32,00 

20,69 

67,63 

43,72 



30,99 

21,26 

64,89 

44,53 

(КР) 


29,32 

22,62 

60,99 

47,05 



21,56 

29,55 

44,11 

60,45 



15,86 

34,67 

32,07 

70,10 

» 




Авт. 



Примечание. М. И. Анализ твердой фазы не производился. 


іи 

іи 


X 



і іи 
+ Е 

+, 

и 

X 

іиЪ ’ . . . = 

Е ^ Ии 

г, І1 - 

'**“** Е^ “ 

и 

14 

Ии 

Ии 






ФФОЬОО’Н^сОЮ^^СОкІ-ООФЮООООЮСОіЛІчОО^ 
О. ^ ^ °0 іО СМ^ тГ со СМ^ СМ Л со »-н © 00 ©СМ *-н »-н о со <5 СО СМ © 
'<гі іпспсп т-н о"ость.*'оо ьГ со" огГ< — Г тнѴмгчГ —' <гь ©" СО ч-Го *-<"о см" оо"©" 

СОСОСОСОСМСМСМСЧСО 


СМ* 1 о ІО со" со *-н о” со" ь." со ь." СО со ©Г ^ см* - см’ Т-. 
сосососоС^(МСМ*—<*—<»— <ч—«»—іСМс0С0С0С0С0 


©©©©со©©сою 
см ю © ОТ со *-н со 
О ^ ОТ (> СО от со от со 


ОТ ЮСОООО-ІСМОСМСОСОСОСМСОГ^СООТ 

о см ж ^ л © оо и © ж ^©© ^ л © ж со *-< ю 
со © см" со"т^^-Гсо от ь."оГ*-Гсо"ю"ю" іо" тр" со" *-ч" ^ ^ ^ 

ОЮ^О(М^*н Т-. со ю ^ см СМ *-н 

ООС'ООООООСМО^ЮОООСО’— 'С'^ООСОСОСОГ^Г^ОІО’— ' 
^.^сосооюоиэс^ ІО’—<І:^СО’—'ІОСООТОСОГ^СОЮСМОТСО^СОО 
о" со" —Г ОТ СМ ю" оо" о" *-н о" *-Г іо" со" см" *-Г о" о" СО см" см" ьГ со" ю" со" ьГ ю" ь." 
СОІООЮЮ^^СО^Г)-Г) - Г)'ІОІОООСОСОЮ^ОІО'.ОГ)'Г) - Г) - ІОЮ 


О - 

О СО Ь- 


СОО'СРК^’—< © 00 © тГ 1 СМ СМ »-■ © СО СО 
^.СО».’-1^^Ю'сГООО 


іся^і^. 

см" о ь*" ю" о" со" *-н" со" со" ІьГ от" со" со" со" со" со" см" 

СО со со СМ СМ —• < 


ОО’НІООООСОЮ 
СМ^^СМ СМ 00 00 »-н со іо 
'© со" іо" © ©" іо" г^"©" со іо" 
СО СО СО со 


с 

Й 


о 

о 


КР—кон-н 2 о 

И. В. Тананаев, Изв. СФХА АН СССР, 14, 364 (1941) 


1 , °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. 

°[ 0 

мол. °|о 

К 2 0/2НР 

КР 

кон 

КР 

КОН 

—21,10 

3,18 

15,36 

1,13 

5,64 

5,9 

ЛёД 

—10,55 

2,12 

10,24 

0,72 

3,59 

5,9 


—4,40 

1,06 

5,12 

0,34 

1,68 

5,9 


—2,00 

0,53 

2,56 

0,17 

0,84 

5,9 


—0,95 

0,27 

1,28 

0,08 

0,42 

5,9 

и 

—21,0 

6,54 

12,60 

2,33 

4,65 

2,9 


—10,50 

4,36 

8,40 

1,48 

2,9 5 

2,9 

п 

—4,25 

2,18 

4,20 

0,71 

1.41 

2,9 

ю 

—1,95 

1,09 

2,10 

0,34 

0,68 

2,9 


—1,0 

0,55 

1,05 

0,17 

0,34 

2,9 


—11,30 

11,97 

3,84 

4,15 

1,38 

1,3 


—7,50 

7,98 

2,58 

2,67 

0,89 

1,3 


—4,50 

5,32 

1,72 

1,73 

0,58 

1,3 


—2,10 

2,66 

0,86 

0,84 

0,28 

1,3 


—1,10 

1,33 

0,43 

0,42 

0,14 

1,3 

» 


Авт. 



Примечание. М. П. 
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Н\ К'ІіСі'. ОН’ 


Н\ К*||С1', ОН 

НСІ—КСІ— Н 2 0 


НС1-КС1—н 2 0 


Н‘, К'Цсі', он' 


нсі—ксі— н 2 о 

Агтзігопй, Еуге, Низзеу, Расісіізоп, Ргос. Коу. 5ос. Ьопсіоп, А, 79, 570 (1907) 


О. Леаппеі, Сотрі. гепсі., 103, 382 (1886) 


і, °С 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. “|о | 

г/л 

М/л 

а 

(выч.) 

НСІ 

КСІ 

НСІ 

ксі 

НСІ 

| ксі 

Н,0 

і 

0 

23,63 

1,28 

268,4 

14,54 

7,360 

0,195 

93,80 

1,136 

(КСІ) 


19,70 

1,91 

220,4 

21,32 

6,044 

0,286 

97,10 

1,119 

I) 


15,15 

3,85 

167,4 

42,50 

4,590 

0,570 

99,27 

1,105 



7,95 

10,04 

88,17 

111,5 

2,418 

1,495 

— 

1,110 

„ 


6,69 

11,63 

74,54 

129,7 

2,044 

1,740 

— 

1,115 

и 


5,38 

13,29 

60.28 

148,9 

1,653 

1,997 

100,94 

1,120 

„ 


4,06 

15,31 

45,76 

172,5 

1,255 

2,314 

— 

1,127 

,, 


2,70 

17,46 

30.63 

198,2 

0,840 

2,658 

— 

1,135 

„ 


2,01 

18,48 

22,97 

210,7 

0,630 

2,826 

100,26 

1,140 

„ 


1,34 

19,47 

15,32 

222,7 

0,420 

2,987 

— 

1,144 

„ 


0,66 

20,45 

7,54 

235,2 

0,207 

3,155 

— 

1,150 

„ 


0 

21,80 

0 

250,9 

0 

3,365 

99,57 

1,151 

” 







Авт. 





Примечание. Методика не описана. 


нсі—ксі— н 2 о 


К. Еп^еі, Апп. сЫт. рііуз. (6), 13 , 377 (1888) 




Жидкая фаза 



1, "С 

вес. °,о 

М/л 1 


Твердая фаза 

. . 

НСІ 

1 1 

1 КСІ 

НСІ 

| ксі 


——--- 

0 

21,3 

1,33 

6,55 . 

0,2 

і 

1,121 

КСІ 


13,5 

5,06 

4,1 

0,75 

1,105 



' 11,2 

6,75 

3,4 

1.0 

1,105 



7,55 

10,74 

2,3 

1.6 

1,111 

„ 


3,56 

15,57 

1,11 

2,375 

1,137 



2,26 

17,87 

0,71 

2,75 

1,147 

„ 


2,09 

18,12 

0,66 

2,795 

1,150 

„ 


1,23 

19,68 

0,39 

3,041 

1,152 

„ 


0 

22,19 

о 

3,45 

1,159 

” 


1 

і 


Авт. 




Примечание. М. И. т = 24 часа. 


1 , °с 

| Жидкая фаза | 

Твердая фаза 

| вес. % 

| г/ЮО г Н г О 

ЛІ/Ю00 

г Н 2 0 

**25 

НСІ 

ксі 

НСІ 

КСІ 

НСІ 

ксі 

25 

14,36 

6,86 

18,23 

8,71 

5 

1,10 

1,1184 

1 

(КСІ) 


8,54 

13,42 

10,94 

17,20 

3 

2,30 

1,1323 



2,75 

21,78 

3,65 

28,86 

1 

3,86 

1,1614 



1,36 

24,09 

1,82 

32,31 

0,5 

4,33 

1,1742 

;; 

і 

0,68 

25,15 

0,91 

33,90 

0,25 

4,55 

1,1765 



0 

26,48 

0 

36,02 

0 

4,83 

1,1810 

- 






Авт. 





Примечание. М. И. х~2 часа. Анализ твердой фазы не производился. 


нсі—ксі— н 2 о 

Агтзігоп^,- Еуге, Ргос. Коу. 5ос. Ьопсіоп, А, 84, 128 (1911) 


1 , °с 

| Жидкая фаза 

Твердая фаза 

1 вес. % 1 

г/100 г Н 2 0 

нсі 

КСІ 

■ НСІ 

КСІ 

0 

2,915 

17,13 

3;6465 

21,425 

(КСІ) 


1,44 

19,71 

1,8233 

25,000 



0,715 

20,94 

0,9116 

26,725 



0 

22,09 

0 

28,355 


25 

2,750 

21,84 

3,6465 

28,960 



1,358 

24,16 

1,8233 

32,430 



0,675 

25,29 

0,9116 

34,155 



0 

26,43 

0 

35,925 

. 



і 

Авт. 



Примечание. М. И. х —несколько часов. 


нсі—ксі— н 2 о 

\Ѵ. Нег 2 , г. апог§. СКет., 73, 275 (1912) 


і, °с 

| Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. »/„ 

| г ! л 

| М/л 

а 

(выч.) 

НСІ 

ксі 

нсі 

КСІ 

НСІ 

КСІ 

25 

10,53 

11,52 

118,6 

129,7 

3,252 

1,739 

1,126 

КС! 


6,70 

16,19 

76,36 

184,4 

2,094 

2,474 

1,139 

п 


5,05 

18,61 

57,98 

213,8 

1,590 

2,868 

1,149 

п 


3,20 

21,70 

37,20 

251,9 

1,020 

3,379 

1,161 



1,76 

23,89 

20,64 

279,5 

0,566 

3,749 

1,170 



0 

26,92 

0 

318,5 

0 

4,272 

1,183 

и 






Авт. \ 

1 



Примечание. М. И. 


I 


574 


575 




Н‘, К'ІІСІЧ он* 


нсі — ксі— п 2 о 


Н\ К'ІІСГ, он 


НСІ— ксі— Н 2 0 


НСІ—ксі—Н 2 0 


НС1-КС1-Н 2 0 


Н. С. Курнаков, Б. А. Муромцев, ДАН СССР (А), № 17, 264—265 (1927) 


1 , °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. 

• % 

мол. г /о 

НСІ 

КСІ 

2НС1 

К,0 

2НС1/К 2 0 

—11,35 

1,19 

17,35 

2,85 

2,50 

1,14 

КСІ + лёд 

—11,05 

1,09 

17,17 

2,79 

2,47 

1,13 

Лёд 

— 9,55 

0,97 

15,29 

2,43 

2,15 

1,13 

„ 

— 8,15 

0,87 

13,64 

2,13 

1,89 

1,13 

„ 

— 6,15 

0,68 

10,78 

1,63 

1,45 

1,12 

„ 

— 4,45 

0,50 

7,93 

1,17 

1,03 

1Д4 

„ 

—11,95 

1,97 

15,98 

2,86 

2,29 

1,25 

КСІ + лёд 

—10,95 

1,85 

15,03 

2,66 

2,13 

1,25 

Лёд 

— 9,85 

1,70 

13,83 

2,42 

1,93 

1,25 

„ 

— 7,15 

1,34 

10,80 

1,84 

1,47 

1,25 

„ 

— 4,40 

0,90 

7,28 

1,19 

0,95 

1,25 

„ 

—16,25 

6,60 

9,02 

3,12 

1,25 

2,50 

КСІ + Лёд 

— 12,95 

5,61 

7,69 

2,60 

1,04 

2,50 

Лёд 

— 9,90 

4,64 

6,36 

2,11 

0,85 

2,48 


— 5,25 

2,80 

3,84 

1,22 

0,49 

2,49 

» 

— 2,15 

1,30 

1,76 

0,55 

0,22 

2,50 

и 

—20,25 

9,58 

5,81 

3,50 

0,80 

4,37 

КСІ + Лёд 

—19,75 

9,17 

5,54 

3,33 

0,76 

4,38 

Лёд 

-17,95 

8,64 

5,22 

3,11 

0,71 

4,38 

>» 

—14,15 

7,41 

4,48 

2,62 

0,60 

4,37 

„ 

— 9,05 

5,41 

3,27 

1,86 

0,43 

4,33 


— 4,15 

2,88 

1,74 

0,96 

0,22 

4,36 

„ 

—33,30 

14,11 

2,53 

4,35 

0,35 

12,40 

КСІ + ЛёД 

—29,50 

13,26 

2,35 

4,05 

0,32 

12,65 

Лёд 

—25,00 

12,10 

2,15 

3,65 

0,29 

12,58 


—19,50 

10,42 

1,85 

3,09 

0,25 

12,35 

„ 

—11,90 

7,56 

1,34 

2,18 

0,18 

12,10 

„ 

— 4,85 

3,86 

0,68 

1,07 

0,09 

11,90 

” 



Авт. 





Примечание. М. П. 


Н. С. Курнаков, Б. А. Муромцев, ДАН СССР (А), № 17, 263 (1927) 


1 . °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес 

01 

ІО 

мол. % 

А 

а і 

НСІ 

КСІ 

2НС1 

К*о 

25 

33,71 

1,28 

11,54 

0,21 

1,1766 

ксі 


31,64 

1,33 

10,63 

0,22 

1,1642 



24,64 

2,13 

7,97 

0,32 

1,1328 

!) 


17,38 

5,05 

5,94 

0,74 

1,1154 



11,44 

10,10 

4,91 

1,50 

1,1200 



8,44 

13,66 

4,57 

2,02 

1,1293 



5,25 

18,01 

4,33 

2,71 

1,1444 



3,99 

20,14 

4,31 

3,07 

1,1510 



2,31 

22,59 

4,21 

3,48 

1,1612 



1,01 

24,74 

4,18 

3,86 

1,1701 



0 

26,62 

4,20 

4,20 

1,1781 


50 

34,91 

2,08 

12,35 

0,35 

1,1697 



23,42 

3,96 

7,94 

0,61 

1,1262 



18,75 

6,41 

6,74 

0,97 

1,1208 



7,85 

17,91 

5,24 

2,76 

1,1461 

, 


7,59 

27,46 

4,97. 

4,45 

1,1821 



0 

30,10 

4,95 

4,95 

1,1936 

» 


Авт. 



Примечание. М, И. (+ 0,05°). 


нсі—ксі—н 2 о 


О. Ма^иогі, АШ геаіе ассаб. Ыпсеі (6), 5, 577 (1927); (6), 7, 738—739 (1928) 


л °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

и °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. % 

вес. % 

НСІ 

ксі 

НСІ 

КСІ 

25 

40,98 

0,15 

(КО) 

40 

26,31 

2,32 

(КСІ) 


31,83 

1,19 



7,70 

15,97 



28,05 

1,87 



0 

28,06 



23,15 

2,70 


60 

31,01 

0,82 



15,07 

6,51 



25,84 

2,53 



10,31 

10,28 



8,32 

16,12 



6,15 

15,87 



0 

31,30 



3,31 

20,93 


80 

25,33 

'2,68 



0 

26,31 



19,58 

7,89 


40 

32,81 

0,21 

» 


0 

33,80 

” 


Авт. 



Авт. 



Примечание. Методика не описана. Аі ализ твердой фазы не производился. 


37 Зак. 33!. 


576 


б 77 






Н\ К' ||СГ, ОН' 


НС1 — КС1 — н 2 о 

1 V. Іп§Ьат, Л. СІіет. 5ос„ 2, 1921 (1928) 


исі—Ксі—н а о 


Н‘, К'ііСГ, о И' 


Ксі-КОИ-Іі.о 



Жидкая фаза 










Твердая 

/, °с 

вес. 

°|0 


М'л 




фаза 


НСІ 

ксі 

НСІ 

КСІ | 

Н..0 

‘4° 

Г 1 



39 36 

1,49 

12,96 

0,24 

35,46 

1,2009 

0,02121 

(КСІ) 


36 30 

1,38 

11,81 

0,22 

41,04 

1,1863 

0,01952 

„ 


3612 

1,26 

11,74 

0,20 

41,22 

1,1855 

0,01943 

„ 


33,25 

1,37 

10,68 

0,215 

42,52 

1,1713 

0,01788 

» 


26^92 

1,74 

8,433 

0,267 

45,22 

1,1423 

0,01519 

я 


23І32 

2,06 

7,144 

0,309 

46,27 

1,1272 

0,01380 

„ 


18,52 

4,05 

5,672 

0,607 

48,01 

1,1169 

0,01279 

„ 


15,26 

6,44 

4,665 

0,963 

48,50 

1,1150 

0,01216 

„ 


13,09 

8,19 

4,008 

1,227 

48,81 

1,1169 

0,01178 

„ 


11,63 

9,65 

3,570 

1,449 

48,90 

1,1191 

0.01155 



8,87 

12,90 

2,743 

1,951 

48,95 

1,1272 

0,01109 



5,85 

17,00 

1,833 

2,604 

48,90 

1,1419 

0,01063 



4,75 

18,78 

1,492 

2,887 

48,67 

1,1467 

0,01044 

м 


3,12 

2Г20 

0,990 

3,288 

48,56 

1,1564 

0,01020 

» 


1 45 

23,94 

0,464 

3,748 

48,32 

1,1671 

0,009918 

» 


0 

26,57 

0' 

4,199 

48,00 

1,1781 

0,009710 

V 




Авт. 



Примечай и е. М. И. (± 0,02°). т^ 5 0 = 0,00891 пуаз при <^ 5 =0,9971. 

нсГ— ксі — н 2 о 

П. И. Гончаров, ЖРФХО, ч. хим., 61, вып. 9, 1522—1523 и 1534 (1929) 



Жидкая фаза 


(, °с 

вес 

°'о 

О 

О 

О 

г Н а О 

Твердая фаза 


НСІ 

КСІ 

НСІ 

КСІ 


—13,310 

6,36 

6,50 

2,0 

1,0 

Лёд 

—11,644 

3,08 

12,58 

1,0 

2,0 

Я 

—10,422 

0,30 

18,22 

0,1 

3,0 

» 

— 8,896 

1,56 

12,77 

0,5 

2,0 


— 7,873 

3,28 

6,71 

1,0 

1,0 

» 

— 7,017 

0,32 

12,93 

0,1 

2,0 - 

Я 

— 5,975 

3,40 

3,47 

1,0 

0,5 


— 5,396 

1,67 

6,82 

0,5 

1,0 

» 

— 4,305 

3,49 

0,71 

1,0 

0,1 

» 

— 3,641 

0,34 

6,91 

0,1 

1,0 

» 

— 3,623 

1,73 

3,53 

0,5 

0,5 

» 

— 2,210 

1,78 

0,73 

0,5 

0,1 

я 

— 2,030 

0,35 

3,58 

0,1 

0,5 

» 

— 0,704 

0,36 

0,74 

0,1 

0,1 





Авт. 



Примечание. М. П. (+0,01—0,05 е ). 


НСІ—КСІ—Н 2 0 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 



| Жидкая фаза 


(, °С 

чес- % | г/100 г Н,0 


_ 

НСІ 

1 

КСІ | НСІ | 

ксі 



А. ОіПе, Апп. сіііт. рНуз. (5), 22, 564 (1881) 


12—17 

36,81 

1,84 

60 

3,0 


0 

25,93 

0 

35,0 




Авт. 



А. Б. Здановский, ЖПХ, 20, вып. 12, 1252 (1947) [метод — 


25 

29,65 | 1,22 


— 


Авт. | 




Твердая фаза 


КСІ 


кинетический] 

КС! 


КСІ— кон— Н,0 

К. ЕпееІ, ВиІІ. 5ос. сіііт, (3), 6, 16 (1891) 



Жидкая фаза 


і, °с 

вес 

0/ 

• /о 

М/л 


Твердая фаза 


ксі 

кон 

КСІ 

К 2 о 

а 

0 

22,19 

0 

3,45 

0 

1,159 

КСІ 


20,17 

1,96 

3,1 

0,238 

1,146 


18,30 

3,84 

2,83 

0,47 

1,153 

V 


14,63 

7,96 

2,3 

0,99 

1,172 



11,47 

11,87 

1,838 

1,506 

1,195 



8,85 

15,49 

1,443 

2,0 

1,216 

” 


6,88 

18,72 

1,143 

2,462 

1,239 



5,31 

21,85 

0,898 

2,925 

1,261 



3,62 

25,6 

0,628 

3,512 

1,294 






Авт. 




Примечание. Методика не описана. 


ксі— кон— н 2 о 


А. РШе, Апп. сЫт. рйуз. (7), 10, 567 (1897) 



Жидкая фаза 



1 Жидкад фаза 


і, *С 

вес. % 

г/100 г Н 2 0 

Твердая 

фаза 

і, °с 

вес. % 

1 г/100 г Н 2 0 

Твердая 


КСІ 

КОН 

ксі 

КОН 


КСІ 

КОН 

ксі 

КОН 


і8: 

22,92 

22,02 

18.79 

16.80 

13.18 

9.18 

1,33 

1,76 

5,22 

7,36 

11,35 

16,16 

30,26 

28,89 

24,73 

22,15 

17,46 

12,30 

1,76 

2,31 

6,87 

9,70 

15,04 

21,65 

КСІ 

18 

7,92 

5,02 

4,81 

2,62 

1,41 

1,32 

18,51 

24,15 

24.45 
30,64 
34,04 

34.45 

10,77 

7,08 

6,80 

3,93 

2,19 

2,05 

25,16 

34,09 

34,56 

45,91 

52,74 

53,64 

I КСІ 
» 

V 

V 




Авт. | 





Авт. 



Примечание. М. И. Анализ твердой фазы не производился. 


37 * 


578 


579 




Кй-Кбн— гі,д 


Н - , К“(|СГ, ОН' 


ксі— кон— н а о 


н*. К‘іій\ бгі' 


ксі— кон— Н 2 0 


Р. ѵ/іпіеіег, 2. ЕІекІгосЬеш., 7, 360 (1900) 


1 , °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

бес. 

О/ 

10 

г/л 

а 

КСІ 

кон 

КСІ | 

КОН 

20 

24,7 

0,85 

293 

10 

1,185 

КСІ 

24,05 

1,7 

285 

20 

1,185 



23,2 

2,5 

276 

30 

1,190 



22,25 

3,35 

265 

40 

1,192 

» 


21,35 

4,2 

255 

50 

1,195 



20,4 

5,0 

245 

60 

1.200 



19,65 

5,85 

236 

70 

1,200 



18,75 

6,65 

226 

80 

1,205 



18,15 

7,45 

219 

90 

1,205 



17,45 

8,25 

211 

100 

1,210 

1 


16,95 

9,1 

205 

110 

1,210 

м 


16,4 

9,9 

199 

120 

1,215 



15,8 

10,7 

192 

130 

1,215 



15,15 

11,5 

185 

140 

1,220 



14,55 

12,25 

178 

150 

1,225 



13,95 

13,05 

171 

160 

1,225 

„ 


13,4 

13,8 

165 

170 

1,230 



12,85 

14,55 

159 

180 

1,235 



12,35 

15,3 

153 

190 

1,240 

>» 


11,9 

16,05 

148 

200 

1,245 

>; 


11,35 

16,8 

142 

210 

1,250 

і» 


10,9 

17,55 

137 

220 

1,255 

» 


10,55 

18,25 

133 

230 

1,260 



10,1 

19,0 

128 

240 

1,265 

„ 


9,75 

19,7 

124 

250 

1,270 



9,4 

20,4 

120 

260 

1,275 

„ 


9,0 

21,1 

115 

270 

1,280 



8,7 

21,8 

112 

280 

1,285 

„ 


8,35 

22,5 

108 

290 

1,290 



8,05 

23,15 

104 

300 

1,295 

» 


7,7 

23,85 

100 

310 

1,300 

„ 


7,35 

24,5 

96 

320 

1,305 

» 


7 Л 

25,2 

93 

330 

1,310 

„ 


6,75 

25,85 

89 

340 

1,315 



6,45 

26,5 

85 

350 

1,320 

» 


6,1 

27,15 

81 

360 

1,325 

„ 


5,85 

27,8 

78 

370 

1,330 

» 


5,55 

28,45 

74 

380 

1,335 

Я 


5,3 

29,1 

71 

390 

1,340 

„ 


5,05 

29,75 

68 

400 

1,345 

» 


4,75 

30,35 

64 

410 

1,350 

„ 


4,5 

31,0 

61 

420 

1,355 



4,25 

31,6 

58 

430 

1,360 

» 


4,05 

32,25 

55 

440 

1,365 

» 


3,85 

32,85 

53 

450 

1,370 

» 


3,65 

33,45 

50 

460 

1,375 

„ 


3,4 

34,05 

47 

470 

1,380 

» 





Авт. 




Продолжение 


Жидкая фаза 


вес. % 

| а/л 

а 

“Твердая фаза 

КСІ 

кон 

КСІ 

кон 

3,2 

34,65 

44 

480 

1,385 

КСІ 

3,0 

35,25 

42 

490 

1,390 


2,85 

35,8 

40 

500 

1,397 


2,7 

36,3 

38 

510 

1,405 


2,5 

36,9 

35 

520 

1,410 


2,35 

37,45 

33 

530 

1,415 


2,2 

38,05 

31 

540 

1,420 


2,05 

38,6 

. 29 

550 

1,425 


1,9 

39,15 

27 

560 

1,430 


1,75 

39,7 

25 

570 

1,435 


1,65 

40,3 

24 

580 

1,440 


1,6 

40,85 

23 

590 

1,445 


1,5 

41,4 

22 

600 

1,450 


1,45 

41,95 

21 

610 

1,455 


1,35 

42,45 

20 

620 

1,460 


1,25 

43,0 

18 

630 

1,465 


1,15 

43,55 

17 

640 

1,470 


1,1 

44,05 

16 

650 

1,475 


1,0 

44,6 

15 

660 

1,480 


1,0 

45,1 

15 

670 

1,485 


1,0 

45,65 

15 

680 

1,490 


1,0 

46,15 

15 

690 

1,495 


0,95 

46,65 

14 

700 

1,500 


0,95 

47,2 

14 

710 

1,505 


0,85 

47,7 

13 

720 

1,510 


0,85 

48,2 

13 

730 

1,515 


0,85 

48,7 

13 

740 

1,520 


0,9 

49,2 

14 

750 

1,525 


0,8 

49,65 

12 

760 

1,530 


0,8 

50,15 

12 

770 

1,535 


0,8 

50,65 

12 

780 

1,540 

„ 

0,7 

51,15 

11 

790 

1,545 


0,7 

51,6 

11 

800 

1,550 


0,65 

51,9 

10 

810 

1,560 


0,65 

52,4 

10 

820 

1,565 


0,55 

52,85 

9 

830 

1,570 


0,55 

53,35 

9 

840 

1,575 


0,55 

53,8 

9 

850 

1,580 

» 


Авт. 


Примечание. М. И. х— несколько суток (с периодическим перемешиванием). Приводятся 
интерполированные данные по 24 отдельным определениям. 


580 


581 




н\ к - иск, он’ 


КСІ— КОН—Н,0 


и - , к'пег, он’ 


КС1--КОН—Н,0 


ксі— кон—н а о 


.1. Вгбпзіесі, .1. Ат. Сііет. 5ос., 42, 1451 (1920) 


1 , °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. % 

г(л 

М/л 

а 15 

(выч.) 

КСІ 

КОН 

КСІ 

КОН 

ксі 

КОН 

20 

9,45 

20,85 

119,7 

264,2 

1,605 

4,71 

1,266 

КСІ 


3,93 

32,85 

53,08 

443,2 

0,712 

7,90 

1,350 



2,16 

37,75 

30,19 

527,9 

0,405 

9,41 

1,398 



1,41 

42,65 

20,35 

614,3 

0,273 

10,95 

1,440 



1,31 

43,10 

18,86 

622,8 

0,253 

11,10 

1,445 



0,96 

46,25 

14,24 

683,9 

0,191 

12,19 

1,478 



0,83 

48,30 

12,52 

724,9 

0,168 

12,92 

1,501 



0,67 

50,80 

10,29 

776,5 

0,138 

13,84 

1,528 



0,66 

51,30 

10,14 

786,6 

0,136 

14,02 

1,534 



0,58 

53,50 

9,02 

833,1 

0,121 

14,85 

1,557 



0,56 

54,00 

8,80 

842,7 

0,118 

15,02 

1,561 

» 






Авт. 




Примечание. М. И. 


ксі— кон—н 2 о 


А. Апігороіі, А. Магсаи, \Ѵ. Зоттег, 2. ЕІекігосЬет., 30, 460—462 (1924) 


(, °С 

вес 

КСІ 

Жидкая фаза 

о/ 

• Іо 

кон 

а 

Твердая фаза 

-67,4 

0,43 

30,59 

_ 

КСІ + КОН • 4Н 2 0 + лёд 

-21,3 

9,69 

11,23 

— 

КСІ -Ь лёд 


7,9 

15 

1,204 

КСІ 


5,6 

20 

1,239 

» 


3,6 

25 

1,280 



2,2 

30 

1,326 

„ 


1,2 

35 

1,376 

V 


0,7 

40 

1,430 

V 


0,4 

45 

1,486 

п 


0,38 

46,6 

— 

КСІ + КОН • 2Н а О 

-11,1 

19,7 

0 

— 

КСІ 


15,4 

5 

1,180 

» 


11,7 

10 

1,189 

V 


8,8 

15 

1,206 



6,3 

20 

1,238 



4,2 

25 

1,278 

>> 


2,6 

30 

1,323 



1,5 

35 

1,372 



0,9 

40 

1,425 

» 


0,5 

45 

1,478 



0,38 

47,45 

— 

КСІ + КОН • 2Н а О 



Авт. 




Продолжение 


и °с 

| Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. % 

а 

КСІ 

КОН 

0 

22,2 

0 


КСІ 


17,6 

5 

1,185 



13,5 

10 

1,194 



9,9 

15 

1,219 



7,2 

20 

1,249 



4,9 

25 

1,283 



3,0 

30' 

1,322 



1,8 

35 

1,370 



1,0 

40 

1,419 



0,6 

45 

1,471 



0,44 

48,93 

— 

КСІ + КОН • 2НоО 

10 

23,8 

0 

— 

КСІ 


19,2 

5 

1.184 



15,0 

10 

1,203 



11,3 

15 

1,227 



8,0 

20 

1,256 



5,4 

25 

1,288 



3,6 

30 

1,324 



2,2 

35 

1,366 



1,3 

40 

1,415 



0,7 

45 

1,469 



0,5 

50 

1,525 



0,45 

50,69 

— 

КС1+к6н-2Н 2 0 

20 

25,6 

0 

— 

ксі 


20,8 

5 

1,180 



16,4 

10 

1,201 



12,3 

15 

1,226 



8,8 

20 

1,252 



6,2 

25 

1,283 



4,2 

30 

1,318 



2,6 

35 

1,362 



1,5 

40 

1,411 



0,9 

45 

1,465 



0,6 

50 

1,521 



0,55 

52,83 

— 

КСІ + КОН • 2Н,0 

30 

27,2 

0 

— 

КСІ 


22,2 

5 

1,182 



17,9 

10 

1,204 



13,6 

15 

1,230 



10,2 

20 

1,258 



7,4 

25 

1,289 



5,0 

30 

1,323 



3,2 

35 

1,364 



1.8 

40 

1,409 



1,1 

45 

1,460 



0,8 

50 

1,515 



0,5 

55 

1,571 



0,47 

55,28 

— 

КСІ + кон • 2Н 2 0 


Авт. 



582 


583 







ІГ, К’іісг, ОН' 


ксі— кон— н г о 


Н’, К’іісг, ОН' 


ксі— кон— н„о 


Продолжение 


Продолжение 


; (, °с 

вес 

Жидкая фаза 

• % 

а 

Твердая фаза 

КС1 

КОН 

50 

30,0 

0 


КС1 


24,7 

5 

1,186 



20,2 

10 

1,208 



16,0 

15 

1,236 



12,3 

20 

1,263 

, 


9,1 

25 

1,293 



6,3 

30 

1,324 

„ 


4,1 

35 

1,358 



2,5 

40 

1,404 



1,6 

45 

1,458 

„ 


1,1 

50 

1,511 

» 


0,9 

55 

1,568. 



0,67 

58,09 

— 

ксі + кон • н 2 о 

70 

32,6 

0 

— 

КС1 


27,3 

5 

1,196 



22,7 

10 

1,220 



18,4 

15 

1,243 



14,4 

20 

1,270 

„ 


10,8 

25 

1,299 

„ 


7,7 

30 

1,330 



5,3 

35 

1,364 

„ 


3,7 

40 

1,404 

„ 


2,5 

45 

1,451 



1,7 

50 

1,505 

и 


1,1 

55 

1,566 

» 


0,91 

59,63 

__ 

КСІ + кон • Н 2 0 

УО 

35,0 

0 

-- 

КСІ 


29,7 

5 

1,214 



24,8 

10 

1,231 



20,0 

15 

1,250 



15,9 

20 

1,272 



12,1 

25 

1,298 



9,1 

30 

1,330 



6,6 

35 

1,367 



4,5 

40 

1,408 



3,1 

45 

1,451 



2,2 

50 

1,500 



1,8 

55 

1,556 



1,4 

60 

1,618 

V 


1,25 

61,75 

— 

КСІ -ь кон ■ Н 2 0 

120 

38,6 

0 

— 

КСІ 


33,0 

5 

— 



27,9 

10 

-- 



22,9 

15 

-- 



18,0 

20 

— 



14,5 

25 

-- 



11,3 

30 

— 



8,8 

35 

— 

* 



Авт, 




1 , °с 

Жидкая фаза 

вес. % 

КСІ, | КОН 

а 

Твердая фаза 

120 

6,7 

40 


КСІ 


5,0 

45 

— 



3,3 

50 

— 



2,5 

55 

— 



2,0 

60 

— 



1,7 

65 

— 

и 


1,70 

65,31 

— 

ксі + кон • н 2 о 

150 

41,8 

0 

— 

КСІ 


36,0 

5,0 

— 



30,8 

10 

— 

„ 


25,8 

15 

— 

„ 


21 ,2 

20 

— 



17,0 

25 

— 



13,8 

30 

— 



10,5 

35 

— 



8,0 

40 

— 



6,0 

45 

— 



4,4 

50 

— 



3,4 

55 

— 



2,7 

60 




2,5 

65 




2,7 

70 




2,87 

73,57 

— 

КСІ + кон 

180 

43,8 

0 

— 

КСІ 


38,3 

5 

— 



33,1 

10 

—- 



28,1 

15 

— 



23,5 

20 

— 



19,1 

25 

— 



15,3 

30 




12,1 

35 




9,3 

40 

. _ 



7,1 

45 

—- 



5,5 

50 

— 



4,7 

55 

— 



4,0 

60 

— 



3,9 

65 

— 

» 



Авт. 




Примечание. М. И. и термический. В таблице представлены графически интерполиро¬ 
ванные авторами опытные данные. 


584 


А 


585 






Н', К'ІІСГ, ОН' 


ксі— кон— н а о 


Н'. К'ІІСГ, ОН' 


КС1— КОН— гі,0 


КСІ— КОН—Н 2 0 


А. Магсаи, \Ѵ. Зоттег, 2. ЕІекІгосЬет., 30, 463 (1924) 


Температура 

кипения 

°С 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес 

ксі 

0 / 

10 

кон 

а 

108,5 

36,5 

0 

- 

КСІ 

109,2 

31,9 

5 

1,227 


110,0 

27,4 

10 

1,245 


111,5 

22,9 

15 

1,266 


113,5 

18,7 

20 

1,292 


116,5 

14,9 

25 

1,320 


120,7 

11,9 

30 

1,351 


125,7 

9,6 

35 

1,382 


131,5 

7,7 

40 

1,415 


139,3 

6,4 

45 

1,448 


151,5 

5,4 

50 

1,8 


166,3 

4,7 

55 

— 

” 



Авт. 




Примечание. М. И. 


КСІ— КОН-Н 2 0 

Н. С. Курнаков, Б. А. Муромцев, ДАН СССР (А), № 17, 264—265 (1927) 


ксі— кон—Н 2 0 


Н. С. Курнаков, Б. А. Муромцев, ДАН СССР (А), № 17, 263 (1927) 




Жидкая фаза 



(, °С 

вес. 

0/ 

10 

I мол. "/„ 

Л 

Твердая фаза 


КСІ 1 

кон 

2ПС1 

К,0 

а і 


25 

25,31 

1,25 

3,98 

4,24 

1,1821 

КСІ 


23,45 

3,23 

3,67 

4,34 

1,1879 



18,92 

8,21 

2,94 

4,63 

1,2050 



15,78 

12,03 

2,45 

4,92 

1,2205 

н 


11,12 

18,25 

1,71 

5,51 

1,2501 



7,53 

24,49 

1,19 

6,31 

1,2852 



3,80 

31,57 

0,62 

7,35 

1,3346 

1 „ 

50 

29,09 

1,05 

4,77 

5,00 

1,1966 

! 


25,24 

5,03 

4,10 

5,19 

1,2083 

,, 


18,80 

12,10 

3,02 

5,60 

1,2318 



10,68 

22,43 

1,71 

6,49 

1,2783 



7,81 

27,09 

1,26 

7,08 

1,3051 

ь 


3,40 

36,25 

0,57 

8,61 

1,3696 

» 


Авт. 


Примечание. М. И. (± 0,05°). 


№ 

і. °С 

| Жидкая фава 

Твердая фаза 

вес. "/„ 

мол. % 

КСІ 

кон 

2НСІ 

К,0 

1 

—11,40 

17,55 

1,81 

2,55 

2,90 

КСІ + лёд 

2 

—11,30 

17,66 

1,80 

2,56 

2,91 

Лёд 

3 

—10,35 

16,40 

1,67 

2,35 

2,66 


4 

—8,45 

13,99 

1,42 

1,95 

2,21 


5 

—5,05 

8,96 

0,91 

1,18 

1,34 


6 

—2,75 

5,12 

0,52 

0,65 

0,74 


7 

—12,10 

16,52 

3,47 

2,40 

3,07 

КСІ + лёд 

8 

—12,05 

16,74 

3,15 

2,43 

3,04 

Лёд 

9 

—11,75 

16,37 

3,08 

2,37 

2,96 


10 

—10,05 

14,50 

2,73 

2,05 

2,57 


11 

—5,55 

8,82 

1,66 

1,17 

1,46 


12 

—2,35 

4,03 

0,76 

0,51 

0,63 


13 

—16,75 

11,03 

10,37 

1,60 

3,60 

КСІ + лёд 

14 

—15,85 

10,70 

9,66 

1,54 

3,38 

Лёд 

15 

—14,55 

10,16 

9,18 

1,45 

3,18 


16 

—11,65 

8,69 

7,86 

1,21 

2,65 


17 

-7,85 

6,46 

5,83 

0,86 

1,90 


18 

—2,95 

2,78 

2,51 

0,35 

0,77 


19 

—44,80 

2,99 

25,04 

0,45 

5,45 

КСІ +лёд 

20 

-36,8 

2,92 

22,90 

0,43 

4,92 

Лёд 

21 

—27,0 

2,50 

19,69 

0,36 

4,10 


22 

-14,7 

1,77 

13,98 

0,24 

2,76 


23 

—2,9 

0,52 

4,05 

0,06 

0,74 

» 




Авт. 




Примечание. М. П. В составах № I, 7, 13 и 19 вес. а / 0 рассчитаны нами. 


КСІ— КОН-Н 2 0 


О. АкегЮІ, О. Зііогі, .1. Ат. СЬет. Зое., 5Э, 1913—1914 (1937) 




Жидкая фаза 



и °с 

вес. % 

м/кгао г Н 2 0 

Твердая фаза 


КСІ 

кон 

КСІ 

кон 


25 

26,46 

0 

4,826 

0 

ксі 


22,34 

4,22 

4,079 

1,023 



22,21 

4,34 

4,056 

1,053 



18.52 

8,34 

3,397 

2,033 



18,31 

8,71 

3,365 

2,126 



15,63 

11,79 

12,77 

2,889 

2,897 



14,96 

2,778 

3,150 



13.09 

15,92 

2,473 

3,998 



12,07 

16,45 

2 265 

4,102 



9,64 

20,37 

1,847 

5,187 



9,57 

20,65 

1,839 

5,273 



7,42 

23,63 

1,444 

6,108 



8,02 

23,75 

1,576 

6,203 



6,20 

27,01 

1,246 

7,210 



5,87 

27,11 

1,175 

7,211 

3/??. 

* 


Примечание. М. И. Данные получены по двум параллельным определениям (± 0,5%)• 
В работе приводятся также формулы для расчета растворимости. 


586 


587 



Н\ К'ІІВгЧ ОН' 


КВг—КОН—Н 2 0 


Н\ К- \\і>. ОМ' 


ад-кон—н 2 о 


Н , К" 1 Вг', ОН' 


НВг—КВг—Н 2 0 

5соМ, ЭигЬат, Л. РЬуз. СЬет., 34, 535 (1930) 



Жидкая фаза 


і, °С 

вес. % 

Твердая фаза 


1 НВг 

1 КВг 


25 

18,07 

17,60 

КВг 


13,23 

22,69 



6,98 

30,99 



0 

40,62 

* 


Авт. 



Примечание. М. И. (± 0,02°). г—до 18 час. 


НВг—КВг—Н 2 0 

Н :^ Пе 1Р? в ’ Рыбаков, Труды Института чистых химических реактивов 
вып. 16, 113 (1939) 


1 . °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. °/„ 

НВг 

| КВг 

20 

58,49 

0 

0.98 

39,42 

КВг 

Я 

Авт. 


Примечание. М. И. 


КВг—кон—Н 2 0 

А. ОШе, Апп. сіііш. рЬуз. (7), 10, 569 (1897); СошрЬ геисі., 124, 30 (1897) 


1 . °с 

вес, 

Жидк 

о/ 

• /о 

ая фаза 

г/100 г Н 2 0 

Твердая фаза 

КВг 

кон 

КВг 

1 кон 

17 

35,03 

2,28 

55,88 

3,64 

КВг 


28,03 

7,34 

43,36 

11,35 



23,33 

11,54 

35,81 

17,72 



18,59 

15,28 

28,12 

23,11 



16,26 

18,19 

24,81 

27,76 



8,72 

27,66 

13,71 

43,47 



3,94 

35,25 

6,48 

57,96 



1,81 

43,92 

3,34 

80,94 

ш 




Авт. 



Примечание. М. И. Анализ твердой фазы не производился. 


КВг— кон—Н 2 0 

Л. Вгбпзіесі, _Л. Ат. СЬет. Зое., 42, 1451 (1920) 





Жидкая фаза 




1 . °с 

Вес. °/с 

г!л 

М/л 

с і 13 

Твердая фаза 

КВГ 

КОН 

КВг | 

КОН 

КВг 

кон 

(выч.) 


20 

8,67 

31,91 

120,4 

443,2 

1,012 

7,90 

1,389 

КВг 

5,81 

37,20 

82,5 

527,9 

0,693 

9,41 

1,419 

„ 


4,20 

42,08 

61,4 

614,3 

0,515 

10,95 

1,460 



3,67 

42,60 

53,7 

622,8 

0,451 

11,10 

1,462 

„ 


2,78 

45,87 

41,4 

683,9 

0,348 

12,19 

1,491 



2,41 

47,91 

36,4 

724,9 

0,306 

12,92 

1,513 



1,91 

50,49 

29,4 

776,5 

0,247 

13,84 

1,538 

„ 


1,90 

50,95 

29,3 

786,6 

0,246 

14,02 

1,544 

„ 


1,63 

53,21 

25,5 

833,2 

0,214 

14,85 

1,566 

* 


1,59 

53,64 

25,0 

842,7 

0,210 

Ав 

15,02 

т. 

1,571 



Примечание. М. И. 


н , к'ін'. он' 


нл—кл—н 2 о 

А. ОШе, Апп. сіііш. рііуз. (7), 10, 563 (1897) 


{, °с 

вес. 

Жидка 

% 

ія фаза 

г/100 г Н 2 0 

; Твердая фаза 

Ш | 

ад 

НО | 

ад | 

21 

57,32 

2,39 

142,28 

5,93 

_ 


51,70 

0,82 

108,89 

1,73 

(КЛ) 


44,57 

6,26 

90,66 

12,73 

» 


36,22 

14,54 

73,55 

29,52 

п 


33,69 

17,12 

68,48 

34,81 



19,43 

32,57 

40,49 

67,86 

» 


14,24 

38,87 

30,37 

82,90 

* 


14,01 

39,28 

30,00 

84,08 

а 


12,71 

40,63 

27,23 

87,08 

9 


8,30 

46,31 

18,29 

102,01 

п 




| Авт. 



Примечание. М. И. Анализ твердой фазы не производился. 


кл—кон—Н 2 0 

А. ОШе, Апп. сЫш. рЬуз. (7), 10, 570 (1897) 


(, °с 

вес. 

ад 

Жидкая фава 

»/„ | г/100 

кон 1 ад 

Н 2 0 

кон 

Твердая фаза 

19 

53,03 

1,24 

115,94 

2,71 

(КЛ) 


42,37 

6,29 

82,54 

12,25 

» 


33,13 

12,60 

61,05 

23,22 

V 


28,49 

16,16 

51,49 

29,21 



17,44 

26,20 

30,94 

46,48 

» 


10,74 

34,09 

19,46 

61,78 

» 


6,41 

40,53 

12,08 

76,38 

* 


5,89 

40,82 

11,03 

76,61 

Я 




Авт . 



Примечание. М. И. Анализ твердой фазы не производился. 
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іі', К’іМ'. он» 


Кі-КОН— П,б 


Н‘. К' II50/, ОН' 


1і 4 80 4 --К,80 4 —Н я 0 


КЛ— КОН— Н 2 0 

X Вгбпвіесі, X Ат. СЬет. Зое., 42, 1451 (1920) 



Жидкая фаза 

' 

і, °С 

г І 

!л 

1 М/л 

Твердая < 


К] 

кон 

1 ад 

КОИ 

20 

285 

528 

1,72 

9,41 

К( 


204 

614,5 

1,23 

10,95 

• N. * 


195,2 

622,5 

1,176 

11.10 

*> 


154,9 

684 

0,933 

12,19 



136,8 

725 

0,824 

12,92 

" 


111,6 

786,5 

0,672 

14,02 

I) 


92,6 

842,5 

0,558' 

15,02 

» 




Авт. 



Примечание. М. И. 


КЛ—КОН—Н 2 0 

Н. КігвсЬтап, К. Ротегоу, X Ат. Сііет. Зое., 65, 1695 (1943) 


№ 

(, °с 

Жидкая фаза 

_Тзердая фаза 

вес. % 

| г/Л 

1 М/л 

а 

ад 

1 КОН 

ад 

КОН 

ад 

КОН 

1 

20 

59,12 

0 

1010,9 

0 

6,089 

0 

1,710 

КI 

2 


54,83 

2,62 

919,6 

43,93 

5,539 

0,783 

1,677 

Л\іЛ 

3 


51,51 

4,61 

852,0 

76,19 

5,132 

1,358 

1,654 

” 

4 


48,92 

6,38 

799,9 

104,4 

4,818 

1,860 

1,635 


5 


45.76 

8,35 

739,4 

134,9 

4,454 

2,405 

1,616 


6 


37,20 

14,27 

585,2 

224,4 

3,525 

4,000 

1,573 

» 

7 


36,83 

14,68 

578,6 

230,6 

3,485 

4,111 

1,571 

и 

8 


33,53 

17,13 

522,1 

266,7 

3,145 

4,753 і 

1,557 

» 

9 


28,57 

21,19 

439,9 

326,3 

2,650 

5,816 

1,540 

» 

10 


28,40 

21,32 

437,3 

328,4 

2,634 

5,853 

1,540 

» 

11 


25,64 

23,60 

393,3 

362,0 

2,369 

6,453 

1,534 

и 

12 


24,84 

24,26 

[ 380,5 

371,6 

2,292 

6,624 

1,532 

» 

13 


23,57 

25,87 

360,4 

395,5 

2,171 

7,050 

1,529 

9 

14 


18,88 

30,04 

287,7 

457,9 

1,733 

8,161 

1,524 

9 

15 


16,79 

32,45 

255,8 

494,5 

1,541 

8,814 

1,524 


16 


11,83 

38,04 

183,8 

590,8 

1,107 

10,53 

1,553 


17 


10,58 

40,28 

162,9 

619,9 

0,981 

11,05 

1,539 


18 


8,06 

44,88 

126,0 

701,9 

0,759 

12,51 

1 1564 

и 

19 


6,86 

47,28 

108,1 

745,1 

0,651 

13,28 

1,576 

» 

20 


5,79 

50,54 

92,3 

105,1 

0,556 

14,35 

1,593 

» 



1 





Авт. 




по дополнительным опытным^данным аз 7 горо Г з К 'кОН Л содержа С л около° Р 1 »/ СО 8 ^ е Р П0ЛИ Р° ваиы 
авторов, не сказывалось на конечных результатах, оде Р 1ьал около 1 А> К 3 С0 3 , что, по указанию 


н, кізоГ, он' 

Н 2 30 4 —К 2 3 0 4 -Н 2 0 
\Ѵ. ЗіогІепЬекег, Кес. Ігаѵ. сЫт., 21, 408 (1902) 


(. °с 

Жидкая фаза | 

Твердая фаза 

вес. 

°/о 

I мол. % | 

Н 2 30 4 | 

К 2 30. 

Н.,30 4 1 

\ К„80 4 1 

18 

60,4 

2,1 

22,7 

0,44 

КН30 4 


33,9 

5,05 

9,2 

0,77 

» 


29,9 

7,2 

7,94 

1,08 

і» 


26,4 

10,35 

7,02 

1,55 



22,9 

14,8 

6,19 

2,25 

КН80 4 4- 6КН80 4 • К.,80 4 


20,95 

17,05 

5,69 

2,61 

6КН30 4 • К 2 50 4 


21,0 

18,05 

5,79 

2,80 

ЗКНЗОд • К 2 30 4 


18,8 

18,6 

5,08 

2,83 

КН30 4 • К 2 50 4 


14,5 

18,95 

3,74 

2,75 

» 


12,5 

19,3 

3,17 

2,75 

„ 


11,0 

18,05 

2,70 

2,49 

К 2 80 4 


4,4 

13,05 

0,95 . 

1,59 

„ 


0 

(9,7) 

0 

(1,10) 

. 




| Авт. 



Л. И’Апз, 2. апог%. СЬет., 63, 226 и 228 (1909) 




Жидкая фаза 



(. °с 

вес. 

0/ 

'О 

М/іООО 2 раствора | 

| Твердая фаза 


Н 2 3 0 4 | 

К 2 80 4 

Н.ЗО, | 

К 3 80 4 1 


0 

51,7 

1,6 

5,27 

0,09 

КН30 4 

43,45 

2,1 

4,43 

0,12 

и 


30,2 

4,9 

3,08 

0,28 

» 


24,3 

7,5 

2,48 

0,43 



22,55 

9,25 

2,30 

0,53 

кнзо 4 + к а 


22,45 

9,4 

2,29 

0,54 

Ко 


21,1 

10,3 

2,15 

0,59 

Кд + Кь 


20,8 

10,6 

2,12 

0,61 

1, и 


18,55 

11,5 

1,89 

0,66 

К Й + К 3 Н(30 4 ) 2 


18,45 

12,0 

1,88 

0,69 

» » 


16,3 

12,0 

1,66 

0,69 

К 3 Н(50 4 ) 2 


14,1 

12,4 

1,44 

0,71 

» 


11,1 

12,7 

1,13 

0,73 

» 


10,6 

12,9 

1,08 

0,74 

К 3 Н(50 4 ) 2 +К 2 50 4 


7,35 

11,15 

0,75 

0,64 

0,53 

К 2 30 4 


3,65 

9,25 

0,37 

„ 


0 

(6,85) 

0 

(0,393) 

п 

25 

52,6 

2,6 

5,36 

0,15 

КН30 4 

40,5 

3,8 

4,13 

0,22 



27,75 

11,7 

2,83 

0,67 

» 


23,0 

18,0 

2,345 

1,032 

„ 


23,05 

18,1 

2,35 

1,04 

КН30 4 4- 6КН30 4 • К 2 30 4 • Н 2 0 
6КН30 4 • К 2 3 0 4 • Н 2 0 


21,3 

19,7 

2,17 

1,13 


19,9 

21,6 

2,03 

1,24 

» 


19,5 

23,2 

1,99 

1,33 

6КН30 4 • К2ЗО4 ’ НзО -|- КдН(30 4 ) 2 
КдН(30 4 )2 К 2 50 4 


12,85 

22,1 

1,31 

А< 

1,27 

зт. 


Примечание. М. И. К и К ь —кислые соли неустановленного состава. 


590 



591 





Н-, к'іізол он 1 


Н 2 3 0,—К,80 4 —н 2 о 


н\ к - и зо 4 ", он' 


Н 2 50 4 —К 3 50,—Н,0 


Н 2 3 0 4 —К 2 80 4 —Н 2 0 

V. Негг, 2. апог§. СЬеш., 73, 276 (1912) 


Н 2 80 4 — К 2 80 4 — Н 2 0 

А. В. Бабаева, Труды Института чистых химических реактивов, вып 11, 
125—126 (1931) - 


(, °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. 

0/ 

/0 

г/л 

| М/л 

а 

(выч.) 

Н 2 30 4 1 

К 2 30 4 

Н а 80 4 

К 2 3 0 4 

Н.,80, 

К 3 30 4 

25 

11,01 

20,26 

140,7 

258,9 

1,435 

1,486 

1,278 

К,30 4 


6,26 

15,89 

74,25 

188,5 

0,757 

1,082 

1,186 



3,42 

13,65 

38,94 

155,4 

0,397 

0,892 

1,139 

й 


0 

9,95 

0 

107,5 

0 

0,617 

1,080 

” 






Лет. 




ГТримечан и е. М. И. 


Н 2 80 4 — К 2 8 0 4 — Н. 2 0 


.1. ІУАпз, 2. аиог§. СЬет., 80, 239 и 243 (1913) 


Л °с 

вес. 

°|'о 

Жидкая фаза 
мол. % | 

Щ 1000 а I 

раствора ! 

Твердая фаза 

Н,3 0 4 

к 2 зо 4 

8 Оз 

к „0 | 

8°з | 

К 2 30 4 

25 

_ 

__ 

69,09 

5,91 

9,66 

0,937 

КН3 2 0 7 +(?) 


— 

— 

-- 

— 

9,66 

0,904 

— 


: — 

— 

—- 

— 

9,80 

0,665 

КН5,0 7 

! - 

— 

і _- 

— 

9,78 

0,43 


1_| 

— 

1 53,61 

1,93 

9,80 

0,365 


1 - і 

— 

-- 

— 

8,96 

0,561 



— 

_ 

— 

8,70 

0,882 


[ 1 

— 

_ 

— 

8,63 

0,899 

КН3 9 0 7 (мет.) 


— 

— 

50,26 

4,64 

8,65 

0,880 

КН5,0 7 + КНч (30 4 )„ 


86,51 

10,16 

— 

—- 

8,82 

0,583 

КНз(50 4 ) 2 - 


85,43 

7,18 

— 

— 

8,71 

0,412 



84,06 

6,69 

— 

— 

8,57 

0,384 

КН 3 (30 4 ) 2 


84,55 

6,03 

— 

-- 

8,62 

0,346 



82,88 

5,66 

36,68 

1,36 

8,45 

0,325 

КНз(30 4 ) а 


81,70 

5,61 

— 

— 

8,33 

0,322 

1 - 


81,31 

5,94 

__ 

— 

8,29 

0,341 

— 


80,03 

6,34 

34,59 

1,48 

8,16 

0,364 

КН 3 (50 4 ) 2 + КН 3 (50 4 ),.Н 2 0 


79,94 

6,13 

-- 

— 

8,15 

0,352 

— 


79,45 

4,36 

— 

— 

8,10 

0,250 

КН 3 (30 4 ) 2 • Н.0 


78,47 

3,50 

— 

— 

8,00 

0,201 

— 


77,29 

2,91 

-- 

— 

7,88 

0,167 

-- 


74,74 

2,74 

27,74 

0,56 

7,62 

0,157 

КН 3 (30 4 ) 2 • Н.,0 


71,21 

3,17 

_ 

— 

7,26 

0,182 

— 


67,77 

4,64 

24,15 

0,90 

6,91 

0,266 

КН 3 (30 4 ) 2 • н 2 о + кнзо 4 


64,73 

3,31 

_ 

— 

6,60 

0,190 

— 


62,97 

2,98 

— 

— 

6,42 

0,171 

КН30 4 





Авт. 




Примечание. М. И. (охлаждение нагретых растворов до 25°). 



Жидкая фаза 


1 , °с 

вес. 

0/ 

' /о 

Твердая фаза 


н 2 зо 4 

К,30, 


30 

75,67 

4,12 

кн,(30 4 ),.н.,0 


68,93 

4,84 



63,16 

3,35 

кнзо 4 


54,59 

2,00 


52,20 

2,18 



37,38 

3,56 



33,92 

6,43 



28,41 

10,83 



23,49 

17,64 

КНЗО. + 6КН50 4 -К,50 4 


21,20 

24,80 

6КН30 4 .К 2 30 4 + К,Н(30 4 ), 


20,95 

22,99 

К 3 Н(30 4 ) 2 


17,61 

22,56 



12,00 

22,00 

К 3 Н(50 4 ) 2 .К.,50 4 


11,22 . 

20,80 

К.30 4 


8,75 

18,80 



5,38 

15,70 



0 

(11,50) 


50 

74,52 

13,41 

КН а (80,),.Н 2 0 


72,00 

19,78 



68,03 

9,96 

кнзо 4 


63,98 

5,75 



56,13 1 

4,41 



43,79 

6,34 



36.80 

9,27 



32,49 

14,25 



27,63 

22,03 



24,42 

28,15 



23,73 

30,47 



23,21 

31,66 

КН80. + 6КН50 4 -К,30. 


22,40 

36,40 

6КН30 4 -К 2 30 4 + К 3 Н(30 4 ), 


21.49 

35,37 

К 3 Н(30 ( ) 2 


19,37 

33,86 



16.40 

14.40 

32,80 

29,61 

К 3 Н(30^-К 2 30 4 


11,60 

26,03 



8,73 

22,50 



7,45 

20,09 



4,92 

18,66 



0 

(14,16) 


75 

65,29 

14,77 

КН30 4 


63,00 

14,72 



60,48 

9,50 



54,23 

8,88 



40,00 

13,98 



30,05 

28,80 



26,97 

37,27 



25,16 

42,82 



24,40 

46,38 

КНЗО.+ К 3 Н($0 4 ). 


21,03 

42,76 

КаН(80 4 ) 2 


18,80 

40,81 



18,03 

40,43 

К 3 Н(30 4 ) 2 + К 3 30 4 


12,43 

31,24 

К 2 80 4 


8,96 

26,38 

п 


8,07 

25,55 



6,77 

24,27 



0 

(17,10) 

■ 


Авт. 



Примечание. М. И. т = 2,5—3 часа. Анализ твердой фазы: хим. Состав КН»(50 4 ) 2 .Н 2 0 
принят по Г) ’Апа 'у. 


38 Зак. 331. 


592 


і 


593 




Н\ К'II ЗОЛ ОН' 


К 2 30 4 —КОН—Н 2 0 


н - , К'іісол ОН' 


К 2 С Оз —КО Н—Н 2 0 


Н 2 80 4 -К 2 8 0 4 —Н 2 0 

Н. С. Курнаков, В. М. Филиппео, Изв. СФХА АН СССР, 13, 325(1940) 


і. °С 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. % 

МОЛ. °І о 

а 

Н 2 30 4 

К 2 30 4 

К а О 

З0 3 

25 

16,58 

22,07 

3,168 

7,395 

1,309 

К 3 Н(80 4 ) 2 


13,44 

21,78 

3,035 

6,361 

1,282 



13,15 

22,18 

3,095 

6,353 

1,276 



12,99 

22,07 

3,072- 

6,282 

1,275 

К 3 Н(50 4 ) 2 К 2 ЗО 4 


12,83 

21,65 

2,996 

6,161 

1,273 

Ко30 4 

! 

11,41 

20,30 

2,737 

5,470 

1,253 



11,18 

20,05 

2,690 

5,355 

1,243 



10,99 

19,93 

2,666 

5,260 

1,240 



9,87 

19,05 

2,504 

4,810 

1,223 



8,77 

18,05 

2,321 

4,325 

1,209 



4,05 

14,00 

1,673 

2,533 

1,137 



3,50 

13,67 

1,625 

2,365 

1,129 



2,44 

12,83 

1,505 

2,020 

1,113 



1,69 

12,26 

1,472 ' 

1,770 

1 1Д02 

■> 


Авт. 



П |> пмечан и е. М. И. (± 0,1°). г= 1 сутки. 


К 2 80 4 -К0Н—Н 2 0 

В. М. Филиппео, Изв. СФХА АН СССР, 13, 325(1940) 


1 , °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. % 

мол. % 

а 

К 2 30 4 

КОН 

К 2 0 

ЗОз 

25 

10,80 

0 

1,221 

1,221 

1,084 

К 2 50 4 


9,90 

0,752 

1,246 

1,136 

1,080 



9,82 

0,964 

1,275 

1,107 

1,085 



8,73 

2,01 

1,336 

0,984 

1,086 



6,49 

4,15 

1,453 

0,729 

1,086 

» * 


4,43 

6,42 

1,615 

0,497 

1,089 

» 


1,80 

11,64 

2,265 

0,205 

1,120 

„ 


0,75 

16,75 

3,142 

0,088 

1,160 

„ 


0,35 

22,23 

4,285 

0,042 

1,213 

* 


Авт. 



Примечание. М. И. (±0Д°). Пробы для анализа отбирались двукратно: через б-7 час. 
и через сутки. 


К.80 4 — КОН—Н 2 0 

■}. ІЗ'Апз, О. Зсіігеіпег, 2. апог§. СЬет., 67, 438(1910) 


1, 

Жидка 

вес. % 

я фаза 

жуюоо г 

раствора 

Твердая фаза 

К 2 50 4 

КОН 

К 2 30 4 

2КОН 

25 

(10,75) 

0 

(0,617) 

0 

К 2 50 4 


7,54 

2,89 

0,433 

0,258 

и 


4,88 

4,86 

0,280 

0,433 



2,39 

12,7 

0,137 

1,13 



0,61 

32,1 

0,035 

2,86 

» 


0,16 

38,4 

0,009 

3,42 



0 

(53,96) 

0 

(4,809) 

КОН ■ 2Н 2 0 




Авт. 



Примечание. М. И. Перемешивание осуществлялось в закрытом сосуде. 


Н\ К1СО", ОН' 


к,со 3 — кон—Н 2 0 


А. Л. сіе \Ѵааі, ТаЫез АііпиеІІев, 1, 393(1912) 


і, °с 


30 


Жидкая фаза 

вес 

7о 

к 2 со а 

кон 

53,27 

0 

2,50 

53,77 

2,05 

55,14 

0 

55,75 

Авт. | 


Твердая (раза 


К 2 С0 3 . 1,5Н 2 0 


К 2 С0 3 • 1,5Н 2 0 + КОН • 2Н 2 0 
КОН • 2Н 2 0 


Примечание. Данные автора (ОІззегІ., Ьеійеп, 1910) приводятся в ТаЫез Аппиеііез в со¬ 
кращенном виде. 


594 


38* 
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ІГ. К' II ОН', В0 3 '" 


В,О а —К,0—Н,0 


Н\ К’ || ОН', ВО"' 

В 2 0 3 —К 2 0—Н 2 0 

М. П. Дукельский, 2. апог^. Сйст,, 50, 42 (1906); ЖРФХО, ч. хим., 39, 986 (1907' 1 


і. “С 

Жидкая фаза 

вес. о/о 

в,о 3 | к,о 

Твердая фаза 

30 

3,54 

0 

н 3 во 3 


4,36 

0,28 



4,52 

0,34 

Н 3 В0 3 К 2 0 • 5В 2 0 3 • 8 Н а О 


3,19 

0,51 

К 2 0 • 5В 2 0 3 • 8 НоО 


3,05 

0,80 



4,15 

1,80 



7,59 

3,42 



13,28 

7,63 



13,21 

7,71 



13,28 

7,74 

К а О ■ 5В 2 0 3 • 8Н 2 0 + К 2 0 • 2В 2 0 3 .4Н 2 0 


13,20 

7,79 

КчО • 2В,0 3 • 4Н 2 0 


9,13 

6,22 



8,00 

9,18 



9,82 

11,78 



13,10 

16,21 



18,19 

23,30 



17,63 

24,84 

К.,0.В 2 б,.2,5Н 2 0 


12,12 

26,89 



6,98 

29,63 



3,51 

32,74 



1,85 

36,72 



1,80 

36,82 



1,25 

40,51 



0,91 

46,36 



0,72 

46,45 

КОН -2Н..О 


0 

47,50 

» 


Авт. 



Примечание. М. И. тй 120 час. Анализ твердой фазы: М. О. 


в 2 о 3 —к 2 о—н 2 о 


Е. Согпес, Апп. сЬіш. рЬуз. ( 8 ), 30, 132(1913) 



Жидкая фаза 


(, °с 

г/л 

М/л 

Твердая фаза 


Н 3 В0 3 

КОН 

н 3 во 3 

КОН 


—0,580 

18,55 

0 

0,3 

0 

Лёд 

—0,469 

16,69 

1,68 

0,3 • 0,90 

0,3-0,10 


—0,414 

14,84 

3,37 

0,3 • 0,80 

0,3-0,20 


—0,405 

14,22 

4,21 

0,3 • 0,75 

0,3 • 0,25 


—0,425 

12,37 

6,17 

0,3 • 0,65 

0,3 • 0,35 


—0,525 

9,28 

8,42 

0,3 • 0,50 

0,3 • 0,50 


—0,624 

7,42 

10,10 

0,3 • 0,40 

0,3 • 0,60 





Авт. 



Примечание. Метод —криоскопический. 


Н\ N11**1101', ОН' НСІ—ЫН 4 СІ— Н,0 


В2О3—К^О—Н2О 

Л Е. Тееріе,’ ТЬе Іпсіизігіаі Оеѵеіоршепі о( Зеагіез Лаке Вгіпез, стр. 146, 1929 



Жидкая фаза 


і. °с 

вес. °!о 

вес. о/о 

а/100 а Н 2 0 

ЛГ/1000 м н а о 

Твердая фаза 


в 2 0 3 

К 3 о 

н 3 во 3 

к*в 6 0 а 

Н 3 В0 3 

КАО, 

н 3 во 3 

2 КАО, 


35 

4,1 

0 

7,3 

0 

7,9 

0 

22,8 

0 

н 3 во 3 


5,4 

0,5 

6,5 

2,2 

7,1 

2,4 

20,7 

1,0 

Н-,В0., + К90-5В 2 0 ч -8Н.,0 


3,8 

1,0 

0 

4,8 

0 

5,0 

0 

2,0 

К„0 • 5В 2 0 3 • 8 Н..О 






Авт. 



И р и моча и н о. М. И. (10,3°). г—несколько суток. Данные получены при участии \Ѵ. Е. Ингке 
и 1І. Пе Цорр. г 


Н\ Ся ЦОН', во" 
В 2 0у-С5 3 0—н я о 

А. Коііеі, Ь. Аигігёз, Сошрі. гепб., 191, 377(1930) 


(, °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. 0,0 

в,о 3 

Сз а О 

18 

3,01 

1,31 

15,48 

12,14 

7,30 

0,59 

1,06 

32,00 

35,60 

29,52 

Н 3 В0 3 + 5В 2 0 3 - Сз 2 0 • 8Н 2 0 

5В 2 0 3 - Сз 2 0 • 5Н 2 0 

5В 2 0 3 • Сз 2 0 • 5Н 2 0 + 2В 2 0 3 - Сз 2 0 • 5Н 2 0 

2В 2 0 3 - Сз 2 0 - 5Н 2 0 + В 2 0 3 • Сз 2 0 • 7Н 2 0 

В 2 О 3 • С 82 О * 7Н20 

Авт. 


Примечание. Методика не описана. В работе приводится график с несколькими проме¬ 
жуточными точками состава жидкой фазы. 

н\ мн 4 цсі', он' 


НС1—МН 4 С1— Н 2 0 

А. ОШе, Апп. сЫш. рЬуз. (5), 22, 564(1881) 



Жидкая фаза 


і. °С 

вес. °/о 

г/100 г Н а О 

Твердая фаза 


НСІ 

ИН^СІ 

НСІ 

ИН.СІ 


17 

36,2 

3,55 

60 

5,9 

(ИН^СІ) 


0 

25,2 

0 

33,7 

0 




Авт. 



596 


і 


597 





н-, МН’ 4 ||С1\ ОН' 


НСІ—Ш 4 С1—Н 2 0 


н% ИНМІСІ', ОН' 


НС1— ИН 4 С1 —Н 2 0 


НСІ—№Н 4 С1—Н 2 0 НС1—ІѴН 4 СІ—Н 2 0 

К. Епееі, Сотрі. гепсі., 102, 621 (1886); Апп. сЫт. рЬуз. (6), 13, 380(1888) 3 - ІП 8 Ьат - X СЬет. 8ос., 2, 2059(1929) 


и °с 

Жидкая фаза | 

Твердая фаза 

вес. »/„ 

М/л 1 

й 

НС1 

ЛН 4 С1 

НСІ 

ИН 4 С1 

0 

19,94 

4,22 

6,1 

0,88 

1,114 

(ГШ 4 С1) 


17,45 

5,26 

5,3 

1,088 

1,106 



1 7,24 

13,58 

2,14 . 

2,737 

1,078 



3,62 

17,84 

1,085 

3,645 

1,093 



і 2,67 

19,55 

0,785 

3,915 

1,071 



1 1,87 

20,50 

0,55 

4,10 

1,070 



0,99 

21,82 

0,29 

4,36 

1.069 



' 0 

22,94 

0 

4,613 

1,076 

». 





Авт. 




И р и н с ч а іі и с. М. И. т=24 часа. Анализ твердой фазы не пронзводнлоі. 


НС1—РШ 4 С1— Н 2 0 


Агтзігоп^, Еуге, Низзеу, Расісіізоп, Ргос. Коу. Зое. Ьопскш, А, 79, 569(1907) 



| Жидкая фаза 


1, °с 

вес. % 

г/100 г Н.,0 

1 Ж/1000 г Н,0 

.25 

Твердая фаза 


НСІ 

ян.сі 

НСІ 

МН 4 С1 

НСІ | 

ГШ.СІ 

Л 2Ь 

и 

13,44 

2,65 

1,31 

0,65 

0 

12,84 

24,76 

26,57 

27,61 

28,39 

18,23 

3,65 

1,82 

0,91 

0 

17,42 

34,11 

36,85 

38,49 

39,65 

5 

1 

0,5 

0,25 

0 

3,25 

6,37 

6,88 

7,18 

7,41 

1,0992 
1 0827 
1,0815 
1,0800 
1,0799 

(ИН 4 С1) 




1 -•-- 

і Авт. 



Примечание. М. И. т = 2 часа. Анализ твердой фазы не производился. 


НС1—Ш1 4 С1—Н 2 0 

Агтзігоп^, Еуге, Ргос. Роу. Зое. Ьопбоп, А, 84, 128(1911) 




Жидкая фаза 



(, °с 

[ вес 

• % 

г/100 

г Н 2 0 

Твердая фаза 


НСІ 

| НН 4 С1 

НСІ 

?Ш 4 С1 


0 

2,84 

19,14 

3,6465 

24,535 

(ИН*СІ) 


1,41 

21,03 

1,8233 

27,123 



0,70 

22,10 

0,9116 

28,623 


25 

0 

22,98 

0 

29,840 


2,65 

24,65 

3,6465 

33,905 



1,32 

26,44 

1,8233 

36,600 



0,66 

27,40 

0,9116 

38,085 




28,32 

0 

39,510 

у 


о | 


| Авт. 1 



Примечание. М. И. т— несколько часов. 


598 


(, °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. "/„ 

М/л 

26 


НСІ 

Ш 4 С1 

НСІ 

ИН 4 С1 

н 2 о 

й 4 


25 

39,21 

3,87 

12,92 

0,87 

37,95 

1,2015 

ИНіСЛ 

34,22 

3,41 

11,05 

0,75 

40,77 

1,1774 



28,85 

3,76 

9,116 

0,810 

43,09 

1,1519 



23,71 

5,01 

7,345 

1,058 

44,68 

1,1293 

» 


20,62 

6,39 

6,322 

1,336 

45,29 

1,1178 



18,65 

7,52 

5,683 

1,563 

45,54 

1,1111 



15,15 

10,16 

4,575 

2,092 

45,66 

1,1012 



12,91 

12,20 

3,880 

2,498 

45,55 

1,0958 



11,88 

13,25 

3,560 

2,706 

45,46 

1,0935 

„ 


10,37 

14,80 

3,103 

3,017 

45,31 

1,0907 



6,96- 

18,80 

2,073 

3,814 

44,73 

1,0854 



6,25 

19,72 

1,857 

4,000 

44,59 

1,0848 



5,75 

20,40 

1,710 

4,133 

44,43 

1,0840 

„ 


3,48 

23,42 

1,031 

4,732 

43,85 

1,0808 

»> 


1,46 

26,21 

0,433 

5,285 

43,31 

1,0787 

» 


0 

28,37 

0 

5,715 

42,84 

1,0774 






Авт. 




Примечание. М. И. (±0,02°). В работе приводятся также данные по вязкости насыщен¬ 
ных растворов. 


НС1—РШ 4 С1—Н 2 0 


Н. С. Курнаков, Д. И. Шойхет, Изв. ИФХА АН СССР, 7, 247 253(1935) 


1. °С 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. 

0/ 

/о 

МОЛ. % 

ИС1 

ИН 4 С1 

НСІ 

ин 3 

-91 

(23,83) 

(0,26) 

(13,50) 

(0,1) 

НСІ • ЗН 2 0 + І4Н 4 С1 + лёд 

—75 

21,19 

0,53 

11,95 

0,20 

ИН 4 С1 + лёд 

—27,9 

12,38 

3,25 

7,78 

1,18 

и » 

—20,3 

9,74 

4,45 

6,74 

1,60 

» » 

—18,6 

2,12 

14,06 

6,13 

5,02 

ю » 

0 

32,48 

0,35 

19,37 

0,14 

Г^Н 4 С1 


30,60 

0,65 

18,19 

0,26 



26,58 

1,30 

15,76 

0,51 

И 


23,83 

2,07 

14,29 

0,80 



19,17 

4,24 

12,26 

1,61 

» 


12,83 

8,75 

10,24 

3,25 



9,34 

11,83 

9,41 

4,36 

» 


5,57 

15,85 

8,79 

5,80 

а 


3,31 

18,42 

8,49 

6,72 

„ 


1,07 

21,26 

8,31 

7,74 

ч 




Авт. 



599 


і 4 

ІЛ 




Н-. NN•.1101', ОН' 


НСІ—ИН.СІ—Н.О 


Н‘, ИН-.ІІСІ', ОН' 


нсі—ин.сі—н 2 о 


Продолжение 


1 , °с 

Жидка 

вес. % 

я фаза 

МОЛ. °/о 

Твердая фаза 

НСІ 

ИН.СІ 

НСІ 

NN 3 

0 

0 

22,73 

8,27 

8,27 

ИН 4 СІ 

25 

33,97 

0,42 

' 20,47 

0,17 



28,94 

2,31 

17,82 

0,92 



27,09 

3,39 

17,05 

1,34 



20,86 

6,63 

14,37 

2,56 



14,07 

11,44 

12,12 

4,32 



6,37 

20,27 

11,06 

7,57 



3,23 

23,71 

10,57 

8,81 



2,09 

25,29 

10,53 

9,39 



0,92 

26,94 

10,50 

10,00 



0 

28,23 

10,47 

10,47 


50 

12,73 

20,05 

14,99 

7,76 



6,86 

25,92 

13,76 

9,91 



3,87 

28,91 

13,15 

10,99 



1,66 

31,39 

12,81 

11,89 



0 

33,51 

12,67 

12,67 


75 

8,33 

30,16 

16,61 

11,82 



4,70 

33,72 

15,79 

13,11 



1,79 

36,64 

15,17 

14,16 



0 

38,48 

14,82 

14,82 

и 




Авт. 



При м е ч а н и е. М. И. В работе приводятся также разрезы для ледяных полей. Н. С. Моро- 
т шгі »°" (, 944 г.) отмечают, что данные Н. С. Курнакова и Д. И. Шойхет занижены 

по Мп 4 ы при содержании НС1 выше 20%. 


нсі—ын 4 сі—н 2 о 


Я. 

. Б. Блюмберг, А. Б. 

Здановский, 

ЖОХ, 

9, вып. 9, 816(1939) 


Жидкая фаза 


1 . °с 

вес. % 

м/юоо м н„о 

индексы 

Твердая фаза 


НСІ 

ИН.СІ 

НСІ 

ИН.СІ 

НСІ 

н 2 о 


25 

25,94 

0 

173,0 

0 

100,0 

578 

Рдсі = 1 ата 


24,50 

2,45 

165,7 

11,31 

93,61 

565 

МН 4 С1 при Р НСІ = 1 ата 


18,36 

2,44 

114,5 

10,35 

91,71 

801 

Ш 4 СІ 


11,34 

4,73 

66,77 

19,00 

77,85 

1166 



2,70 

12,87 

15,79 

51,32 

23,53 

1490 



0 

16,38 

0 

65,96 

0 

1516 

» 






Авт. 



Примечание. М. И. (±0,1°). т> 12 час. 


НС1-МН 4 С1—н 2 о 

Н. С. Морозов, Г. В. Уставщикова, Изв. ОХН АН СССР, № 6 , 451—452 и 
454(1944) 


1 . °с 

Жидка 

вес. % 

я фаза 

г/100 г Н 3 0 

Твердая фаза 

НСІ 

ИН.СІ 

НСІ 

ИН.СІ 

0 

44,7 

0 

70,8 

0 

Р Н СІ = 1 ата 


43,8 

3,0 

82,3 

5,64 

ЫН 4 С1 при Р НСІ =1 ата 


33,1 

2,2 

51,1 

3,4 

Ш 4 СІ 


25,27 

2,6 

35,0 

3,4 



11,64 

8,9 

14,6 

11,2 



4,05 

17,0 

5,1 

21,5 



0 

22,9 

0 ■ 

29,7 

• 

25 

40,0 

0 

66,8 

0 

/' НСІ = 1 ата 


39,46 

4,34 

70,1 

7,7 

ЫН 4 С1 при Р Н0І = 1 ата 


36,43 

4,20 

61,5 

7,08 

ИН 4 С1 


28,89 

4,11 

39,0 

5,97 

„ 


17,59 

8,29 

23,7 

11,3 



9,16 

15,1 

12,1 

19,9 



6,18 

19,6 

8,33 

26,7 



0 

28,2 

0 

39,3 


50 

36,5 

0 

57,5 

0 

Р НСІ = 1 ата 


34,85 

6,28 

59,4 

10,69 

ЫН 4 СІ при Р НСІ = 1 ата 


19,46 

10,97 

28,0 

15,79 

Ш 4 СІ 


13,59 

15,68 

19,2 

22,1 



5,79 

25,01 

8,36 

36,2 

и 


0 

34,2 

0 

52,0 

V 

80 

(32) 

0 

(42) 

0 

Р Н сі ата 


27,79 

11,52 

45,8 

18,9 

І4Н 4 С1 при Р НСІ = 1 ата 


16,22 

19,41 

25,19 

29,9 

ИН 4 С1 


11,79 

24,04 

18,5 

37,4 

» 


6,33 

30,45 

10,0 

48,2 

„ 


0 

39,12 

0 

64,2 

V 

100 

29,00 

0 

40,9 

0 

Р н сі — * ата 


19,74 

21,35 

33,5 

36,2 

ЫН 4 С1 при Р Н0І = 1 ата 


13,90 

25,95 

23,1 

43,1 

Ш 4 С1 


0 

43,6 

0 

77,3 



Авт. , 


Примечание. М. И. 


НС1—ІМН 4 С1—н 2 о 

Н. С, Морозов, Изв. ОХН АН СССР, № ), 39(1946) 



•Рнсі 

| Жидкая фаза | 



Жидкая фаза 

і, °С 

1 вес. % 1 

1 Ж/1000 М Н.,0 I 

и °с 

Рнсі 1 

і вес. % 

1 м/нт м н г о 

ММ 

НСІ 

КН*С1 

НСІ 

I ИН.С1 

1 ММ 

НСІ - 

| ИН.СІ 

| НСІ 

| ИН.СІ 

25 

153 

35,7 

2,73 

286 

155 

25 

1 

10,5 

28,6 

3,3 

207 

155 


87,4 

34,3 

2,8 

270 

155 _ 


2,1 

24,7 

3,60 

176 

155 _ 



| Авт. | 



| Авт. 


Примечание. М. И. 



600 


601 








Н‘, Ш.'ПЗОД он 


Н 2 3 О,—(N«,1,3 О,—Н,0 


Н\ тѴІ|80,", ОН' 


н 2 зо,—(И Н,) 2 3 о,—н,о 


Н\ І*ІН 4 || Вг', ОН' 

НВг—МН 4 Вг—Н 2 0 


А. 5со11, Е. ОигЬат, Л. Рііуз. СЬет., 34, 535 (1930) 



Жидкая фаза 


і, °С 

вес. % і 

Твердая фаза 

1 

НВг 

і 

N Н 4 Вг ! 


25 

22,72 

15,96 

Ш 4 Вг 


16,94 

24,06 

II 


12,53 

27,91 

ѵ 


0 

43,86 

•• 


Лет. 



Примечай и е. М. И. (± 0,01°). х^8—21 чае. 

Н\ Ш 4 ||80" ОН' 

Н 2 80 4 —(ЫН 4 ) 2 80 4 — Н 2 0 


1 О’Апз, 2. апог§. СЬет., 65, 229 (1910) 




Жидкая фаза 



1, °С 

вес. °, г о 

ЛГ/1000 г раствора 

Твердая фаза 


Н 2 30, 

(ГШ,) а ЗО, 

Н 2 8 0, 

(КН,) 2 30, 


25 

49,9 

19,0 

5,09 

1,44 

Ш 4 Н 504 


41,4 

29,8 

4,22 

2,26 



36,9 

37,5 

3,76 

2,84 



34,7 

42,3 

3,54 

3,20 



34,0 

43,9 

3,47 

3,32 



33,9 

44,0 

3,456 

3,33 

МН 4 Н50 4 4- (КН 4 ) 3 Н(50 4 ) 2 
(^Н 4 )зН(80 4 ) 2 


32,6 

42,9 

3,32 

3,25 


31,4 

42,1 

3,20 

3,19 



29,0 

40,9 

2,96 

3,10 



27,6 

40,0 

2,82 

3,03 

м 


26,6 

39,6 

2,71 

3,00 



25,5 

39,2 

2,60 

2,97 



21,6 

39,9 

2,20 

3,02 



16,9 

42,0 

1,72 

3,18 



14,0 

42,5 

1,43 

3,22 

(МН 4 ) 3 Н(30 4 ) 2 + (МН 4 ) 2 80 4 


12,8 

42,3 

1,31 

3,20 


11,7 

41,6 

1,19 

3,15 

(ЫН 4 ) 2 3 0 4 


9,5 

41,6 

0,97 

3,15 

» 


4,6 

42,1 

0,47 

3,19 



2,35 

42,9 

0,24 

3,25 



0 

(43,3) 

0 

Аб 

(3,28) 

т. 

1) 


Примечание. М. И. 
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Примечание. М. И. Точность определений состава 0,2 о іо. 
Анализ твердой фазы: М. О. По указаниям Ьосиіу (1935 г.) у ѵап 
Богр’а растворы недонасыщены по (ЫН 4 ) а 80 4 . 





Н\ Ш 4 '||30 4 ", ОН' 


Н 2 3 0 4 —(Ш 4 ) 2 3 о,—Н 2 0 


Н'. ЙН/||30 4 ", ОН' 


Н 2 3 0 4 —(ИН 4 ) 2 5 0 4 —Н 2 0 


Н 2 80 4 —(N114)2804—Н 2 0 


Е. Теггез, V/. ЗсЪтісІІ, Оаз Оаь- шпі ѴаззегІасЬ, 70, 764—765 и 785 (1927) 


1 , °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

і 

1 , °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. «/о 

вес. °/о 

Н 2 30 4 

(МН 4 ) 2 30 4 

Н 2 30 4 

(МН 4 ) 2 30 4 

0 

63,7 

30,6 

МН 4 Н50 4 

40 

26,6 

44,8 

МН 4 Н50 4 


64,6 

13,6 

м 


18,4 

45,0 

я 


48,1 

10,9 



14,6 

46,2 

(N 114)2804 


44,8 

17,5 

и 


10,8 

45,8 

м 


44,3 

18,6 



0 

45,4 

к 


40,1 

23,7 


60 

55,7 

27,9 

N14411504 


35,7 

32,2 



52,6 

28,7 

„ 


35,7 

34,9 

(ЖІ 4 ),Н(80 4 ) 2 


39,9 

43,5 



34,0 

34,1 



33,0 

53,5 

(МН 4 )зН(80 4 ) а 


29,9 

34,9 



32,4 

51,6 

» 


23,4 

33,0 

и 


29,1 

48,9 

я . 


22,3 

32,6 

и 


24,9 

48,1 



17,0 

35,3 

(N11 4 ) 2 30 4 


18,8 

47,7 

„ 


10,7 

40,0 



18,5 

47,2 

(N 144)2804 


5,9 

40,3 

м 


11,0 

47,3 



0 

42,3 

п 


0 

47,3 


20 

64,7 

26,8 

Ш 4 Н 5 О 4 

80 

57,45 

40,35 

КН 4 Н50 4 


62,5 

17,8 



55,40 

35,3 

* 


57,3 

15,1 



43,27 

44,23 

и 


43,2 

25,2 

ц 


34,45 

56,25 

(КН 4 ) 3 Н(50 4 ) 2 


45,5 

22,5 

у 


34,38 

55,67 

„ 


40,9 

29,1 



30,68 

53,92 



33,6 

41,9 

(ЫН 4 ) а Н(50 4 ) 2 


18,57 

50,43 



33,5 

41,5 



14,34 

49,93 

(N 144)2804 


28,9 

39,6 



9,53 

49,0 

и 


23,1 

38,0 

у 


5,12 

47,87 

» 


20,6 

38,0 



0 

48,9 

„ 


18,3 

39,6 

(НН 4 ) 2 50 4 

100 

53,14 

42,79 

N14414504 


13,9 

41,9 

у 


50,96 

40,74 

„ 


11,8 

42,3 



49,21 

42,83 

у 


5,7 

42,3 

у 


36,52 

58,58 

(NN 4 ) 3 ( 4 ( 504)2 


0 

43,1 

у 


33,1 

57,42 

» 

40 

62,6 

27,9 

ЫН 4 Н50 4 


33,87 

57,03 

9 


59,1 

21,3 



29,14 

55,86 

9 


50,1 

23,3 



18,74 

52,76 

(NN 4)2804 


41,6 

35,3 



9,16 

51,25 

0 


31,8 

49,7 



0 

50,1 

0 


30,6 

46,5 

ЫН 4 Н50 4 (ср. 2) 






Авт. 



Авт. 



Примечание. М. И. (±0,1°). ^ —несколько часов (при частом встряхивании). Твердые 
фазы образовывались при охлаждении исходных пересыщенных растворов до указанных температур. 

Анализ твердой фазы: хим. и микр. Анализ жидкой фазы: на ЫН 3 (по КіеЫаЫ’ю), общий $0 4 
(по Ва$0 4 ) и свободную Н 2 $0* (титрованием 1 н. раствором КаОН с метилоранжевым). В той же 
работе (стр. 808—811) приводятся данные по упругости насыщенных растворов при различных 
температурах. 


Н 2 804-(ЫН 4 ) 2 80 4 -Н 2 0 


Р. Ьосиіу, Р. ЬаШе, Сотрі. гепб., 196, 1313—1314 (1933) 


1, °С 

Жидкг 

вес 

Н 2 30 4 

ія фаза 

:. °|о 

(МН 4 ) 2 30 4 

Твердая фаза 

30 

61,5 

38,5 

КН 4 Н50 4 


59,27 

17,62 

„ 


33,88 

45,44 

КН 4 Н30 4 + 3(КН 4 ) 2 50 4 • Н 2 50 4 


25,31 

41,48 

3(№4 4 ) 2 50 4 • Н 2 5 0 4 + х (КН 4 ). 2 50 4 • Н 2 50 4 


13,11 

44,71 

х (NN 4)3804 ■ Н 2 8 0 4 + (NN 4)3804 


0 

44,03 

(NN 4)2804 

50 

60,5 

39,5 

ЫН 4 Н80 4 


54,28 

24,50 

» 


34,35 

| 

50,96 

NN<N804 + 3(NН4) 2 804 • Н 2 80 4 


24,60 

45,51 

3 (NН 4) 2 804 • Н 2 8 0 4 + х (NN 4)2804 • Н 2 80 4 


17,92 

46,29 

х (NN 4)3804 • Н 2 80 4 + 4 (NН 4 ) 2 804 • М 2 80 4 


15,25 

47,82 

4(NН4) 2 804 • Н 2 80 4 + (NN 4)2804 


0 

45,79 

(NN 4 ) 280 ; 

70 

59,45 

40,55 

NН 4 Н 804 


55,02 

31,15 

» 


34,92 

54,97 

N^N804 + 3(КН 4 ) 2 30 4 • Н 2 80 4 


24,62 

49,02 

3(КН 4 ) 2 80 4 • Н 2 80 4 


17,50 

50,50 

3 (NН 4) 2 804 -у Н 2 80 4 + (NN 4)2804 


0 

48,08 

(NN 4)2804 


Авт. 



Примечание. М. И. (±0,05°). -с = 8 суток (с перемешиванием). Анализ твердой фазы: 
М. О. х=3—4, у=0 —1. На некоторых участках отмечаются изоморфные смеси: 3(№І 4 ) 2 50 4 .Н 2 5 0 4 
с 4(НН 4 ) 2 30 4 -Н 2 3 0 4 или (ИН^ЗО, и 4(>Ш 4 ) 2 50 4 -Н 2 50 4 с (НН 4 )_,30 4 . На диаграммах приводятся 
Дополнительные опытные данные. 

В более поздних работах те же авторы [Сотрі. гепй., 199, 950 -952 (1934) и Апп. сЫт. апаі., 
19, № з, 61 ( 1937 )] приводят диаграммы растворимости для температурного интервала 10—90°. 
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39 Зак. 331. 


Оі 

§ ____ . Продолжение 


и °с 

Жидкая фаза 



Жидкая фаза 


вес. °/„ 

Твердая фаза | 

1 . °с 

вес. % 

Твердая фаза 


1 Н 2 80 4 

1 (МН<) 2 <90. 



1 Н 2 80 4 і 

| (МН 4 ) 2 50, 

90 

19,76 

19,63 

18,20 

16,00 

53,51 

53,02 

52,33 

51,43 

(NN 4)2804 

» | 

» 

и 1 

90 

13,01 

9,11 

0 

49,80 

49,05 

49,88 

(ЫН 4 ) 2 5 0 4 

» 


Авт. 



Авт. 



ж 

2 

X 

сл 

О 


О 

X 


Примечание. М. И. (± 0,05°). Анализ твердой фазы: главным образом М. О. 
ваниеи 0,5 н. раствором NаОН и другими методами). 


Анализ жидкой фазы: на МН 3 (после отгонки) и Н 2 80 4 (титро- 


Н 5 80 4 -(ЫН 4 ) 2 80 4 —Н 2 0 

Н. В. Шишкин, Е. Д. Похваленский, ЖОХ, 8 , вып. 12, 1126 (1938) 



Жидкая фаза 



Жидкая фаза 


7, °С 

вес. % 

Твердая фаза 

/, °С 

вес. ®/п 

Твердая фаза 


1 Бизе), 

1 (МН^ЗО, 



Н 2 80 4 

1 (>Ш.),30. 

98,3 

55 

55,16 

54,55 

54 

52.8 
47,18 

44.4 
39,39 

35.9 

35.5 

45 

44,15 

43,71 

42,3 

41,26 

42,78 

46,94 

52,36 

58,53 

57,5 

КН 4 Н80 4 

я 

» 

ИН 4 Н80 4 + 3(№н 4 ) 2 80 4 • Н 2 50 4 
3(ЫН 4 ) 2 50 4 • Н 2 80 4 

98,3 

34,21 

32,43 

29,81 

27,16 

23 

20,45 

14,73 

8,75 

0 

57,68 

56,23 

54,7 

54,01 

53,28 

54,27 

49,95 

48,87 

49,45 

3(МН 4 ) 2 50 4 • Н 2 50 4 

О 

3(МН 4 ) 2 50 4 • Н 2 50 4 + (ЫН 4 ) 2 50 4 
(ЫН 4 ) 2 50 4 

• 


Авт. 1 



Авт. 



х 

со 

О 


С Л 

р 


Примечание. М. И. (± 0,1 -0,2°). х > 24 час. 


X 

О 





Ш 504 —(NN4)2804—Н 2 0 

'Я. Б. Блюмберг, А. Б. Здановский, ЖОХ, 9, вып. 9, 816 (1939) 


СО 

№ 

ж 

Щ и °с 

1 Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. п 'о 

Ж/1000 м Н 2 0 

индексы 

Н.50. 

(КН<) 2 5 0. 

Н 2 50, 

(Г'ЩД.ЗО, 

Но$0 4 

Н.,0 

25 

61,64 

34,20 

14,43 

0 

і 

38.36 

43.36 
45,15 
43,21 

280,0 

65,6 

0 

263,5 

152,3 

103,7 

68,40 

51,52 

30,10 

0 

0 

184 

459 

964 

ИН 4 Н50 4 

ЫН 4 Н50 4 + (КН 4 ) 3 Н(80 4 ), 
(ЧН 4 ) 3 Н(80 4 ) 2 + (N[ 44)2804 
(ЫН 4 ) 2 80 4 


' Авт. 


Примечание. М. И. (+ 0,1°). 12—30 час. 


н\ ш^со" он' * 

С0 2 —МН 3 —Н.,0 


Е. Тетгез, Н. ЧУеізег, 2. ЕІекІгосЬет., 27, 185—190 (1921) 


1 

1 

(, °С 

Жидкая фаза 

! Твердая фаза 

вес. °;о 

вес. о ' 0 і 

вес. о.'о 

МН.НСОз 

(NN 4)^03 

| N І“1 

N 11.011 | 

С0 2 

кн :( 

П 1 

9,7 

1,5 



6,05 

2,6 

мн 4 нсо 3 


2,6 

23,2 

— 

- 1 

12,1 

8,8 



1 1 

29,2 

_ 

-- | 

14,0 

10,6 

„ 


1 . 1 

1.2 

30,9 

— 

— 

14,8 

11,2 

НН 4 НС0 3 + 2ЫН 4 НС0 3 • (НН 4 ) 2 СОз. Н 2 0 






[ Авт. 



_ * Патіиальиые упругости N11,, С0 2 и Н 2 0 над водными ; астворами карбамата аммония при 140-200° см.: Б. А. Болотов и др., ЖХП, 14, 

§ № 11—12 и 14 (1937); 17, № 4—5 и 7 (1940). 




'2 

о 


і, °с 


мн,нсо 3 


0,1 


20 


Жидкая фаза 


вес. о;о 


(МН,) г С 0 3 


КН 3 


вес. о )0 


НН 4 ОН 


вес. »; 0 


со 2 


мн. 


_ 

38,9 

0,4 

0,9 

17,8 

14,2 

— 

39,6 

0,3 

0,6 

18,15 

14,35 


38,9 

1,3 

2,6 

17,8 

15,05 


37,7 

2,1 

4,4 

17,25 

15,5 


34,5 

4,3 

8,8 

15,8 

16,5 

~ 

28,8 

7,3 

15,0 

13,2 

17,5 


29,0 

13,4 

27,6 

13,3 

23,7 

— 

28,5 

15,4 

31,7 

13,05 

25,5 

— 

32,5 

15,0 

30,8 

14,9 

26,5 

— 

26,2 

19,4 

39,9 

12,0 

28,7 

— 

29,7 

22,7 

46,7 

13,6 

33,2 


25,1 

30,0 

61,7 

11,5 

38,9 

14,9 

25,3 

24,5 

2,1 

30,7 

36,3 

63,2 

74,8 

11,6 

11,2 

9,25 

39,7 

45,05 

3,95 

12,8 

5,8 

— 

— 

9,77 

4,8 

6,8 

22,1 

— 

— 

13,9 

9,30 

10,6 

20,1 

— 

-- 

15,1 

9,4 

— 

44,5 

47,8 

0,2 

6,3 

0,4 

0,7' 1 

20,4 

21,9 

16,0 

17,3 

— 

50.7 

53.7 

54,4 

54,2 

54,2' 

0,5 

0,8 

0,9 

1,4 

2,8 

1,1 

1,6 

1.9 

2.9 

5,8 

.. . .. 

23,2 

24,6 

24,9 

24,8 

24,8 

18.5 
19,8 
20,2 

20.6 
22,0 


Продолжение 


Твердая фаза 


2КН 4 НС0 8 . ^н 4 ) 2 со 3 . н 2 о 
2КН 4 НС0 3 ■ (NN 4)2003 • Н 2 0 + (Ш 4 ) 2 С0 3 (ср. 2) 
ГХ 1 Н 4 ) 2 С0 3 (ср. 2) 

(Ш 4 ) 2 СОз’ 


(НН 4 ) 2 С0 3 (ср. 2) 
(НН 4 ) 2 СО а 

(КН 4 ) 2 С 0 3 + ын 4 со 2 ын 2 
NН 4 С0 2 NН 2 


NN^003 

^"Н 4 НС0 3 (ср. 2) 

N^N000 

КН 4 НС0 3 -|- 2КН 4 НС0 3 • (НН 4 ) 2 С0 3 • Н 2 0 (ср. 2) 
2ЫН 4 НС0 3 • (КН 4 ) 2 С0 3 • Н 2 0 
2КН 4 НС0 3 . (ЫН 4 ) 2 С0 3 • Н 2 0 (ср. 2) 
2ЫН 4 НС0 3 • (ЫН 4 ) 2 С0 3 • Н 2 0 + (ЫН 4 ) 2 С0 3 (ср. 3) 
(NN4)^03 


02 

<0 

* 


30 


33 


35 


40 



53,3 


15,0 

24,4 

і 

1 

26,2 

^Н 4 ) 2 С0 3 (ср. 2) 

— 

52,8 

9,9 

20,3 

24,2 

28,6 

(КН 4 ) 2 С0 3 

— 

52,4 

9,2 

19,0 

24,0 

27,8 

» 

— 

52,2 

11,3 

23,2 

23,9 

29,75 

(КН 4 ) 2 С0 3 + КН 4 С0 2 КН 2 (ср. 2) 

— 

52,0 

12,8 

26,3 

23,8 

31,2 

NН 4 С 0 2 NН 2 

— 

50,0 

15,8 

32,5 

22,9 

33,5 

» 

— 

64,6 

3,4 

7,0 

29,6 

26,3 

(КН 4 ) 2 С0 3 

— 

63,3 

6,9 

14,3 

29,0 

29,4 

» 

— 

62,4 

9,1 

18,7 

28,6 

31,2 

МН 4 СО,МН 2 

— 

62,0 

0,3 

0,6 

28,4 

22,3 

2ЫН 4 НС0 3 . (КН 4 ) 2 С0 3 • Н 2 0 + (Ш 4 ) 2 С0 3 + 
+ ын 4 нсо 3 • кн 4 со 2 ын 2 

— 

67,2 

3,0 

6,1 

30,8 

26,8 

(МН 4 ) а С0 3 + ын 4 нсо 3 . ын 4 со 2 ын 2 

— 

62,9 

9,1 

18,8 

28,8 

31,4 

кн 4 со 2 кн 2 

— 

61,4 

10,7 

22,1 

28,1 

32,5 

» 

— 

62,9 

0,6 

1,3 

28,8 

22,9 

NN 41-1003 • кн 4 со 2 кн 2 

— 

66,2 

2,1 

4,4 

30,3 

25,6 

а 


67,3 

2,3 

4,8 

30,8 

26,2 

» 

~~ 

68,8 

3,7 

7,6 

31,5 

28,1 

NН 4 С 0 2 NН 2 (ср. 2 ) 

21,8 

4,2 

— 

— 

14,05 

6,18 

NН 4 НСОз 

20,1 

8,1 

— 

— 

14,9 

7,2 

о 

13,7 

20,4 

— 

— 

17,0 

10,2 

— 

9^52 

35,4 

— 

— 

21,5 

14,6 

ші 4 нсо„ 

7,1 

45,1 

— 

—■ 

24,6 

17,5 

ЫН 4 НС0 3 (ср. 2) 

6,7 

53,1 

— 

— 

28,1 

20,3 

кн 4 нсо 3 

4,2 

56,7 

— 

— 

28,3 

21,0 

ЫН 4 НС0 3 + КН 4 НС0 3 -ЫН 4 С0 2 Ш 2 (ср. 2) 

0,32 

62,7 

— 

— 

28,9 

22,3 

ын 4 нсо 3 • кн 4 со 2 кн 2 

— 

64,2 

0,5 

1,1 

29,4 

23,3 


— 

65,1 

0,9 

1,9 

29,8 

24,0 



67,9 

2,4 

5,0 

31,1 

26,5 

* 





Авт. 
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Продолжение 


Н - , ш/нсо/, он-' 


Со 2 —т,—Н.О 
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а. 

и 

X 

2 

'М 

X о 
г и 

<М ■*!* 

О Е 
а г Е 

Е +^, 
2 «О 
• Е О 
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О 
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О 

П, 73 

а 

О 

^ О 

Е 

Е 

= О Е 

Е 

Е 

О ^ 

2 

2 

^2 


Е 

2 


<м О, М 

Е ѵ, I 

2 ос 2 

о» -у- оі 

О 5 О 

а Ч 
Е Я 1 

2 Чг 

га 5 ^ 

о 2 о 

о га У 

ЕОІ 
Е Ч Е 


Е 

2 

71 

с О 
а 

-7 

Е 




і.г; 


Е 

у: 


іо ю 

ОСС^’-О.СО^С^ЮОСЧООГ-^ 
К оо" 05 05 О со N о 

СЧСЧСЧСЧСЧСОСОСО г-. 


СП -- ОЭ о. со сг^ см 

ІО* 00 СМ" со" ^ СО 00 О *—( 
гДг^счСЧСЧСЧСМСОсО 


ю ю 

00 СО 0 Ю СЧ N СЧ 

г-Г СІ оі СЧ оі —Г 00 ьГ" 

СОСОСОСОСОСОСМСМ 


ю 

От^ООЮ^ОГОСООСПСПт^ 

ьГ СП г-Г го со см" СМ" со" і_о" СП 

— — СЧСЧСЧСОСОСОСОСОСОСЧ 


8 

«э 


Ф СО О О СО г- см о 
о* СО со" СП СП го" о ю" 


го со т*< 
го" ІО ["-Г 


Ч °о ^ ^ ^ 
со" соГ со" СО оГ <м 


О N ю 
—Г см со" 


^ СО. ^ СО. о ^ ^ о О л О ^ С| 00 СМ Юг-( СМ т*< (М 

^ о" г-Г гГ г-Г со" см со" оэ" см" оэ" ю" оэ" со" ’-Г т^" со" оэ" т^“ 
СООЬЬІЧСОСОЮ — СОСОт^ЮСОО^ККСО 


СО 

О! О л 05 СО N ’-І'ОСО СМ 

т}<" о" см о" СП СП со" —Г о 
<М <М '—* '—* 


Оз 4» 

8 3 

3 >> 

* о 

3 Л 


*§ 
.. м 

88 
та и 

•& аЗ 

:Х ~ 

І.Н 

а*?; 


< ; 
і \ 


Оз о 


"• 1 | 

<Ѵ ез С> 

в«а 

«а* 

“■3§ 
С § Й 


Е Ь 


С0 2 — ЫНз— н 2 о 

Е. Теггез, Н. ВеЬгепз, 2. рЬуз. СЬет., 139, А, 703—712 (1928) 


1 . °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. % 

вес. % 

вес. 

П! 

/0 

ын,нсо ; , 

(МНД.СО, 

КН;, 

кн.он 

со 2 

КН;, 

80 

26,7 

13,4 



21,0 

10,5 

ші 4 нсо 3 


27,4 

15,8 

— 

— 

22,5 

11,5 

» 


22,2 

25,5 

— 

— 

24,0 

13,8 

» 


21,6 

28,3 

— 

— 

25,0 

14,7 



15,3 

38,4 

— 

— 

26,1 

16,9 

■> 


9,7 

52,2 

— 

— 

29,3 

20,6 

» 


10,7 

55,5 

— 

— 

31,4 

22,0 

■■ 


6,8 

61,6 

— 

— 

32,0 

23,3 

” 


4,1 

70,6 

— 

— 

34,6 

25,9 

» 


3,7 

71,9 

— 

— 

35,0 

26,3 

" 


7,1 

73,3 

— 

— 

37,5 

27,5 

» 


3,8 

77,3 

— 

— 

37,5 

28,2 

ЫН 4 НС0 3 -№1 4 С0.,НН 2 


1,9 

80,6 

— 

— 

38,0 

29,0 

» 


— 

80,8 

2,7 

5,5 

37,0 

31,3 

N Н 4 СОоН1'1 2 


— 

79.7 

3,0 

6,2 

36,5 

31,4 

» 


— 

81,2 

3,0 

6,2 

37,2 

31,8 

» 


— 

77,7 

8,4 

17,3 

35,6 

36,0 

" 


— 

75,1 

11,1 

22,8 

34,4 

37,7 


100 

34,2 

10,8 

— 

— 

24,0 

11,2 

ЫН 4 НСО :! 


27,6 

21,0 

— 

— 

25,0 

13,4 

» 


18,6 

41,2 

— 

— 

29,2 

18,6 

» 


16,1 

48.3 

— 

— 

31,1 

20,6 

» 


12,9 

60,7 

— 

— 

35,0 

24,3 

>. 


15,2 

67,8 

— 

— 

39,5 

27,3 

и 


13,3 

71,2 

— 

-- 

40,0 

28,1 

ИН 4 НС0 3 .ИН 4 С0 а ЫН.. 


7,0 

79,2 

— 

— 

40,2 

29,6 

ын 4 со 2 ын . 2 


— 

86,7 

0,27 

0,55 

39,7 

31,0 

» 


— 

86,9 

2,4 

4,9 

39,8 

33,2 

» 


— 

86,7 

4,1 

8,4 

39,7 

34,8 

» 


-- 

87,3 

4,9 

10,1 

40,0 

35,9 

ь 

120 

27,2 

29,2 

— 

— 

28,5 

16,2 

Расплавленный ИН 4 НСОз 






Авт. 



612 


613 


Н - , ЛН/НСО,», ОН' 


СО*—ЛН 3 —Н 2 0 


С0 2 — ИНз— Н 5 0 


Продолжение 



Жидкая фаза 


і, °С 

вес. % 

вес. % 

вес. »/о 

Твердая фаза 


ШіНСОа 

(лн,) 2 со 3 

лн 3 

ЛН.ОН 

со 2 

лн 3 


120 

16,6 

49,7 

— 

— 

32,0 

21,2 

1 Расплавленный Г4Н 4 НС0 3 


19,5 

55,6 

— 

— 

36,3 

23,9 ' 

>/ » 


11,7 

62,0 

— 

— 

34,9 

24,5 

1 » п 


15,5 

62,8 

— 

— 

37,4 

25,6 

» в 


17,6 

61,8 

— 

— 

38,1 

25,7 

в » 


17,8 

63,9 

— 

— 

39,2 

26,5 

» в 


7,5 

79,5 

— 

— 

40,6 

29,8 

ЫН 4 С0 2 ЫН 2 


— 

88,4 

0,75 

1,5 

40,5 

32,1 

V 


— 

88,0 

3,6 

7,4 

40,3 

34,8 

и 


— 

88,9 

4,5 

9,3 

40,7 

36,0 

» 

133—135 

27,1 

40,2 

— 

— 

33,5 

20,1 

ын 4 нсо 3 + ын 2 ссжн 2 


17,3 

68,4 

— 

— 

41,0 

28,0 

МН 4 НС0о + мн 4 со 2 мн 2 + 

+ Ш 2 СОМН 2 


— 

89,3 

1.2 

2,5 

40,9 

32,9 

мн 4 со 2 мн 2 + мн./юмн. 


— 

88,4 

2,7 

5,5 

40,5 

34,2 

» » 






Авт. 



Примечание. М. И. (± О,Г). т=4 часа. Опыты проводились в стальной бомбе, внутрен- 
ность которой покрывалась эмалевым лаком (80°), твердой ревииовой покрышкой (100°) или содер¬ 
жала стеклянный сосуд О 120°), при Р до 30—50 ата. Точность определений состава ±2%. Анализ 
твердой фазы: хим. и микр. По указаниям Лапеске (1929 г.) метод у авторов был недостаточно точ¬ 
ный. Ои отрицает также существование двойного соединения—КН 4 НС 0 з*ЬШ 4 С 02 ЬШа. 


С0 2 —Шз— Н 2 0 

Е. Лапеске, 2, ЕІекІгосЬет., 35, 723 (1929) 


Жидкая фаза 


вес. % 


и 

I слой | 

| ГГ слой 


со. 

ЛН 3 

со. 

лн 3 

50 

15 

70 

3,5 

80 

60 

20 

65 

2,5 

85 

70 

26 

63 

2 

58 

80 

32 

59 

1,5 

91 

90 

35 

57,5 

1,5 

93 

100 

37,5 

57 

0,5 

95 

по 

40,5 

57 

0,5 

97 


Авт. 


Примечание. Приведены значения составов равновесных несмешивающихся растворов, 
интерполированные нз опытных данных- 
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(МН 4 ) 2 С0 3 • Н,0 + ЫН 4 С0,ЫН, 





о 

о 


Продолжение 


і, °С 


о 

10 


20 


30 


Жидкая фаза 

Твердая фаза 

| вес. о 0 

вес. о,о 

вес 

% 

Ш 4 НСО а 

(ын 4 ксо а 

ІЧН, 

ЫН 4 ОН 

со. 


— 

21,8 

37,3 

76,8 

10 

45 

ш 4 со 2 мн 2 

— 

18,6 

43,4 

— 

8,5 

50 

„ 

— 

13,1 

55,4 

— 

6 

60 


— 

8,7 

66,9 


4 

70 


0,4 

42,05 

— 

— 

19,5 

15 

ИН 4 НС0 3 + 2М І-ЦНССЬ . (ЫН 4 ) 2 СО ; , + (МН 4 ) 2 ( 

11,3 

7,25 

— 

— 

9,6 

5 

ин 4 нсо 3 

5,0 

25,2 

— 

— 

14,3 

10 


— 

41,5 

0,3 

0,6 

19 

15 


— 

43,7 

0,02 

0,04 

20 

15,5 

МН 4 НСО,, + (Ш 4 )оС0 3 • НоО 

— 

38,2 

6,5 

13,4 

17,5 

20 

(ИН 4 ) 2 С0 3 • Н 2 0 

— 

34,5 

12,8 

26,3 

15,8 

25 


— 

33,4 

18,2 

37,35 

15,3 

30 


— 

34,9 

22,6 

46,5 

16 

35 


— 

37,1 

25,8 

53,1 

17 

39 

(ЫН 4 ). 2 СОз • н 2 о + мн 4 со.,ш. 

— 

37,1 

26,8 

55,15 

17 

40 

НН 4 СО.Л'Нс 

— 

31,2 

.33,9 

— 

14,3 

45 


— 

26,2 

40,7 

— 

12 

50 


— 

18,6 • 

53,4 

— 

8,5 

60 


— 

10,9 

66,1 

— 

5 

70 


15,6 

4,6 

-- 

— 

10,8 

5 

ИН 4 НС0, 

7,5 

23,7 

— 

— 

15,0 

10 


2,2 

41,0 



20 

15 


1,2 

44.9 

- 


21 

1 6 

(хн 4 нсо,) + (5 ;н 4) 2 со, . н.я 

- - 

49,1 

2,6 

5,35 

22,5 

20 

(МН 4 ) 2 СО : , • н 2 о 

— 

45,8 

8,7 

17,9 

21 

25 

„ 

— 

46,9 

13,4 

27,6 

21,5 

30 

» 

— 

49,8 

17,3 

35,6 

22,8 

35 

Ч 

— 

50,2 

18,2 

37,5 

23 

36 

(NN4)2003. Н 2 0 + ЫН 4 СО^Н 2 

— 

44,3 

24,3 

50,0 

20,3 

40 

НН 4 СО.,\ : Н, 

— 

38,2 

31,5 

— 

17,5 

45 

» 

— 

32,1 

38,6 

— 

14,7 

50 

„ 

— 

22,9 

51,9 

— 

10,5 

60 


.- - 

13,1 

65,3 

— 

6 

70 

„ 

11,8 

21,0 

— 

— 

16,2 

10 

NN414003 

5,8 

38,8 

— 

— 

21 

15 

» 

3,7 

45,7 

— 

— 

23 

17 

ЫН 4 НСОз + 2ЫН 4 НСОз • (ЫН 4 ),С0 3 

— 

54,6 

0,65 

1,3 

25 

20 

2NН 4 НСОз• (НН 4 ) 2 С0 3 

— 

56,8 

4,9 

10,1 

| 26 

25 

(НН 4 ).,С0 3 • н.,о 

— 

57,9 

9,5 

19,6 

26,5 

30 

„ 

_ 

58,9 

12,6 

25,9 

27 

33,5 

(НН 4 ) 2 С0 3 • Н 2 0 4- NН 4 С0оNН 2 

_ 

56,8 

14,9 

30,7 

26 

35 

кн 4 со 2 хн. 

— 

50,2 

22,2 

45,7 

23 

40 

» 

I _ 

44,3 

29,3 


20,3 

45 

І ” 

— 

38,2 

36,5 


17,5 

50 


— 

28,4 

49,9 

— 

13 

60 

>■ 

— 

18,5 

63 4 

1 

— 

1 8,5 

| 

70 

* 




! 

і Авт. 




Продолжение 


и °с 


Жидкая фаза 


І^НаНСОз (ЫН.^СО 


ГШ» 


вес. % 


>Ш 4 ОН 


вес. 


СО. 


*Н 3 


40 

15,7 

18,6 

_ 

_ 

17,3 

10 


9,4 

36,6 

— 

— 

22 

15 


8,6 

44,1 

— 

— 

25 

17,5 


3,1 

54,5 

— 

— 

26,7 

20 


— 

64,4 

2,2 

4,5 

29,5 

25 


— 

69,9 

5,2 

10,7 

32 

30 


— 

69,9 

6,7 

13,8 

32 

31,5 


— 

63,3 

12,5 

25,7 

29 

35 


— 

56,8 

19,9 

41,0 

26 

40 


— 

50,7 

27,0 

— 

23,2 

45 


— 

45,8 

33,7 

— 

21 

50 


— 

33,8. 

' 48,0 

— 

15,5 

60 


— 

22,9 

61,9 

— 

10,5 

70 

43 

— 

' 72,0 

4,5 

9,3 

33 

30 

50 

22,6 

14,5 

— 

— 

19,2 

10 


13,0 

34,4 

— 

— 

23 

15 і 



■ 

■ 


27 



6,7 

52,3 

1 

' 

27,7 

20 


— 

69,9 

0,2 

0,4 

32 

25 


_ 

76,4 

1,9 

3,9 

35 

29 


— 

76,4 

2,9 

6,0 

35 

30 


— 

69,7 

10,2 

21,0 

32 

35 


— 

63,3 

17,6 

36,2 

29 

40 


— 

57,9 

24,5 

— 

26,5 

45 


— 

51,7 

31,7 

— 

23,7 

50 


— 

41,5 

45,3 

— 

19 

60 


— 

32,7 

58,4 

— 

15 

70 

60 

16,0 

43,9 

— 

— 

29 

19 


6,5 

75,0 

— 

— 

38 

28 

70 

18,2 

51,0 

— 

— 

33,5 

22 


16,1 

67,8 

— 

— 

40 

27,5 

80 

26,4 

53,1 

— 

— 

39 

24,5 


25,6 

60,6 

— 

— 

42 

27 

85 

32,8 

56,2 

— 

— 

44 

і 

27 






I - 

— 




! 


і Авт. 

П р и 

і е ч а н и е. 

м. и. 






Твердая фаза 


ын 4 нсо 3 

0 

>Ш 4 НС0 3 -Ь 2ЫН 4 НС0 3 • (ЫН 4 ) 2 С0 3 
2ЫН 4 НС0 3 • (ЫН 4 ) 2 С0 3 

(ЫН 4 ) 2 С0 3 • Н 2 0 
(ЫН 4 ) 2 С0 3 • Н 2 0 -Ь ын 4 со 2 ын 2 
ын 4 со 2 кн 2 


(МН 4 ) 2 С0 3 • Н 2 0 2ЫН 4 НС0 3 • (ЫН 4 ) 2 С0 3 4- 

+ ын 4 со 2 ын 2 

МН 4 НСОо 

МН 4 НС0 3 +2ЫН 4 НС0 3 • (ЫН 4 ) 2 С0 3 


2^ 4 НС0 3 .(КН 4 ) 2 С0 3 

я 

2N'Н 4 НС0 3 • (ЫН 4 ) 2 С0 3 -Ь МН 4 С0 2 Ш 2 

мн 4 со 2 мн 2 


МН 4 НС0 3 -Ь 2ЫН 4 НС0 3 • (ЫН 4 ) 2 С0 3 
2ЫН 4 НСОз • (МН 4 ) 2 С0 3 + ын 4 со 2 ын 2 
МН 4 НС0 3 + 2ЫН 4 НС0 3 • (ЫН 4 ) 2 С0 3 
2NН 4 НС0 3 • (ЫН 4 ) 2 С0 3 4- МН 4 С0 2 МН 2 
ЫН 4 НС0 3 -Ь 2ЫН 4 НСОа. (МН 4 ) 2 С0 3 
2ЫН 4 НС0 3 • (ЫН 4 ) 2 С0 3 + ЫН 4 СО^Н 2 
МН 4 НС0 3 + 2ЫН 4 НС0 3 . (ЫН 4 ) 2 С0 3 + ын 4 со 2 ын 2 





СО,—1ЧН 3 —Н 2 0 

А. Оиуег, Т. РіесЬоѵѵісг, Неіѵеііса СЬіт. Асіа, 27 , 864—865 ( 1944 ) 


Жидкая фаза 


і, °С 

вес. % 

вес. %• 

вес 

0 ' 

О 

О 

О 

м Н 2 0 


МН.НСО. 

(Ш 4 ) 2 СО ; , 


КН 4 ОН 

СО, 

ХН : , 

со. 


20 

16,3 

1,4 

_ 


9,7 

4,0 

46 

49 

25 

16,6 

3,1 

— 


10,7 

4,7 

52 

59 

30 

17,1 

5,4 

— 

— 

12,0 

5,6 

60 

72 

35 

17,3 

8,7 

— 

— 

13,6 

6,8 

70 

90 

40 

17,6 

12,8 

— 

— 

15,6 

8,3 

84 

115 

45 

17,0 

18,5 

— 

— 

17,9 

10,2 

102 

150 

50 

16,1 

25,2 

— 

— 

20,5 

12,4 

125 

196 

20 

1,5 

44,2 

— 

— 

21,1 

16,0 

137 

269 

25 

2,3 

44,6 

— 

— 

21,7 

16,3 

143 

278 

30 

2,8 

45,7 

. 

— 

22,5 

16,8 

151 

293 

33 

0,5 

58,5 

— 

— 

27,0 

20,8 

212 

422 

34 

— 

60,5 

0,3 

0,6 

27,7 

21,7 

224 

454 

35 

— 

60,9 

0,2 

0,4 

27,9 

21,8 

227 

459 

40 

0,9 

62,7 

— 

— 

29,2 

22,4 

247 

490 

45 

4,1 

61,9 

— 

— 

30,6 

22,8 

268 

518 

50 

7,2 

61,0 

— 

— 

32,0 

23,2 

292 

548 

20 


49,6 

1,6 

3,3 

22,7 

19,1 

160 

347 

25 

' 

57,6 

1,3 

1 1 

26,4 

21,7 

208 

443 

29 

— 

60,5 

1,0 

2,1 

27,7 

22,4 

227 

475 

30 

— 

60,7 

0,8 

1,6 

27,8 

22,3 

228 

473 

30 

— 

60,9 

1,6 

3,3 

27,9 

23,2 

233 

502 

31 

— 

65,1 

5,3 

10,9 

29,8 

28,4 

292 

719 

20 

— 

55,2 

12,5 

25,7 

25,3 

32,1 

243 

798 

25 

— 

60,0 

8,9 

18,3 

27,5 

30,2 

266 

757 

30 

— 

64,2 

5,9 

12,1 

29,4 

28,7 

287 

725 

35 

— 

67,3 

4,9 

10,1 

30,8 

28,7 

311 

750 

40 

— 

69,7 

4,3 

8,8 

31,9 

29,0 

334 

785 

45 

— 

72,1 

3,7 

7,6 

33,0 

29,3 

358 

822 

50 

— 

74,5 

3,1 

6,4 

34,1 

29,5 

383 

858 

20 

— 

52,2 

15,8 

32,5 

23,9 

34,3 

234 

868 

25 

— 

56,6 

13,2 

27,2 

25,9 

33,2 

259 

858 

30 

— 

60,5 

10,7 

22,0 

27,7 

32,2 

283 

851 

35 

— 

64,2 

8,6 

17,7 

29,4 

31,4 

307 

848 

40 

— 

67,7 

6,7 

13,8 

31,0 

30,7 

331 

849 

45 

— 

71,0 

5,0 

10,3 

32,5 

30,1 

356 

854 

50 

— 

74,2 

3,4 

7,0 

34,0 

29,6 

382 

863 







Авт. 



Твердая фаза 


М^НССА 


МН^НСО^ -)- соль Р 


N14414003 + соль Р -)- соль Р 
МН4І4С0 3 -{- соль Р 


Соль Р (КИ^СОз • Н 2 <Э 


Соль Р + соль Р (КН 4 ) 2 СО а • Н 2 0 
Соль Р -{- соль Р 
Соль р -)- (N144)2003 • Н 2 0 ' 

Соль Р + (NN4)3003 • Н 2 0 + NN400^Н 2 
(NN4)3003 • Н 2 0 + NН 4 С 0 2 NН 2 


СольЯ-^^ССХЛт, 


ЯН^С^Нг + ^Н,)) 


^ Примечание. М. И. - от 12 чае. до нескольких дней. Р^^ =720 мм. Табличные значения интерполированы по опытным данным. Состав 

^ двойных солей Р и /? не установлен. 


О'Н—"ПЫ—'00 /НО ѴОЭІІ.’НЫ '.И Ну °' н "НЫ 'ОЭ /НО ѴОЭІІ.'НЫ ‘.Н 








Н‘, М 8 “ЦСІ', ОН' 


НСІ-МвСІа-Нгб 


НЙІ—МяСІ 3 — Н а 0 


н\ М*‘ , іібк. он' 


Н, М*"||СІ', ОН' 

НС1—МйСі а —н 2 о 

К. Еп§е1, Апп. сЫт. рЬуз. ( 6 ), 13, 384(1888); Сотрі. гепгі., 104, 433(1887) 


№ 

і\ С 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. о,'о 

МП 

а 

НСІ 

МгСІ, 

НСІ 

■А м 8 Сі 2 

1 

0 

22,5 

12,3 

7,6 

3,2 

1,234 

М§С1., • 61 і.,о 

2 


20,15 

14,75 

6,85 

3,85 

1,241 


3 


17,1 

17,6 

5,875 

4,625 

1,252 


4 


12,05 

22,55 

4,2 

6,013 

1,270 


5 


8,1 

26,4 

2,85 

7,1 

1,281 


6 


5,75 

29,0 

2,05 

7,9 

1,297 


7 


4,75 

30,2 

1,7 

8,25 

1,300 


8 


2,6 

31,9 

0,95 

9,00 

1,344 


9 


1,10 

33,6 

0,410 

9,55 

1,354 


10 


0 

34,80 

0 

9,955 

1,362 

>- 





Авт. 




Примечание;. М. И. т=24 часа. Анализ твердой фазы: хим. Для растворов № 1—4 
и (выч.). 

По данным І)Ше [Сотрі. геікі., 92 , 243 (1881)] в насыщенном НСІ растворе при І2° образуется 
М$С| Л *2Н 3 0. 


НСІ— МйС1 а — н 2 о 


А. П. Обухов, В. П. Лавров, ЖПХ, 4, вып. 7— 8 , 996—998(1931); Труды 
ГИПХ, вып. 25, 83(1934) 


1, °С 

Жидка 

вес. °/о | 

я фаза 

мол. о,'о 

Твердая фаза 

НСІ 

месі 2 

НСІ 

МкСІ, 

0 

40,8 

0,7 

25,6 

0,2 

М§С1 2 • 6Н 2 0 


34,1 

4,5 

21,3 

1,1 



23,9 

11,4 

15,0 

2,7 



20,6 

14,0 

13,0 

3,4 



17,9 

16,6 

11,5 

4,0 



5,6 

28,9 

3,7 

7,4 



5,3 

29,4 

3,5 

7,5 



0 

34,6 

0 

9,1 


25 

36,7 

3,0 

22,7 

0,83 



33,6 

4,8 

21,0 

1.1 



31,1 

6,1 

19,4 

1.5 



17,1 

18,9 

11.9 

4.7 



7,6 

28,6 

5,1 

7,4 



5,1 

30,9 

3,5 

8,0 



1.3 

35,0 

0.9 

8,6 



0 

35,8 

0 

9,5 

I Я 



Авт. 




Продолжение 


к 




* 


(, “С 

Жидка: 

вес. °|о 

я фаза 

мол. »(» 

Твердая фаза 

і 

НСІ 

меСі. 

НСІ 

МвСІ,, 

50 

19,6 

19,9 

11,4 

5.1 

М 8 СІ 2 • 6Н,0 


17,1 

21,1 

11,3 

5,4 



13,6 

25,7 

і 9,3 

6,7 

„ 


7,1 

31,6 

I 5,0 

8,4 



2,6 

36,0 

1 1,8 

9,8 

„ 


0 

37,8 

0 

10,3 

„ 

82 

4,6 

34,7 

3,1 

8,9 

„ 


3,0 

37,4 

— 

— 

„ 


1 Д 

39,1 

0,8 

11,0 

„ 


0 

40,03 

0 

11,2 


100 

2,2 

40,1 

1,6 

11,4 

„ 


0 

42,2 

0 

12,1 

» 



Авт. 




Примечание. М, И. т=12—14 час. для низких температур и 2—4 часа для высоких темне- 


НСІ—МйС1 а — н 2 о 


А. П. Обухов, М. Н. Михайлов, Калий, № 3, 21 (1932) 



Жидкая фаза 


і, °С 

вес. о/о 

Твердая фаза 


НСІ 

м 8 сі а 


—10 

45,7 

0,16 

М§С1 2 • 6Н 2 0 

60 

14,9 

24,5 

и 

70 

10,3 

29,1 

и 

90 

3,5 

37,1 



Авт. \ 



Примечание. М. И. 

НСІ—МйС1 2 —н 2 о 


В. Е. Грушвицкий, Н. Е. Шмидт, Большая Эмба, изд. АН СССР, т. I, 
стр. 671—675, 1937 



Жидкая фаза 


и °с 

вес. о 0 

- ; -■ 

Твердая фаза 

і 

і 

на 

м 8 Сі 2 


° 

(6,30) 

(28,3) 

МйС1 2 • 6Н 2 0 


0 

34,66 


25 

6,16 

29,66 



0 

35,84 

і и 


Авт. | 



Примечание. М. И. 


622 


623 




н-, мг’пск, он' 


мгсі 2 —м г (он)у-н 2 о 


н', мг'іісі', он' 


М801,-Мв(0Н),--Н,0 


м г сі 2 -м г (он) 2 -н 2 о 


\Ѵ. О. КоЫпзоп, \У. Н. \Уа§§атап, РЬуз. СЬет., 13, 676 (1909) 


и °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. 

°, г о 

і вес 


(І 

М 3 С1 8 

Мг(он). 

НСІ 

м^о 

25 

35,75 

0,07 

27,38 

15,19 

1,345 

МйСІ, • 6Н,0 


34,01 

0,12 

26,05 

14,49 

1,321 

МдСІ., • ЗМ§(ОН).> • 81 1.іО 


32,09 

0,39 

24,58 

13,86 

1,302 



31,23 

0,01 

23,92 

13,24 

1,282 



29,68 

0,09 

22,73 

12,63 

1,274 



28,11 

0,01 

21,53 

12,01 

1,256 



26,89 

0 

20,68 

11,39 

1,245 



25,02 

0,07 

19,16 

10,65 

1,226 



23,28 

0,32 

17,83 

10,08 

1,209 



21,56 

0,30 

16,51 

9,34 

1,192 



18,50 

0,01 

14,17 

7,85 

1,162 



16,66 

0,10 

12,76 

7,13 

1,141 



15,04 

0,07 

11,52 

6,42 

1,129 

Твердый раствор 


12,98 

0,10 

9,94 

5,57 

1,111 



8,87 

0,09 

6,80 

3,82 

1,075 



6,74 

0,03 

5,16 

2,88 

1,056 



4,77 

0 

3,85 

2,02 

1,038 



2,31 

0,01 

1,77 

0,99 

1,019 

» » 





Авт. 




^Примечание. М. II. --б месяцев (с перемешиванием). Анализ жидкой фазы: па 
М#’\ и ОП' (титрованием 0,0- и. раствором НСІ с фенолфталеином). Анализ твердой (разы: 
М. О. и мпкр. 


МйС1 2 — Мй(ОН) 2 — н 2 о 


Т. Маеба, 8. Уатапе, Зсіепіійс рарегз Іпзі. рЬуз. агкі сЬет. КезеигсЬ, Токуо, 
4,101(1926) 


(, °с 

Жидкая фаза 

вес. °> 

м 3 с и 

і 

Твердая фаза 

50 

37,00 

МкС1 2 • 6Н,0 + МйС1 2 • ЗМйО • 12Н„0 

14,01 

М§С1 2 • ЗМ§0 • 12Н а О + м§о • н 2 6 


14,01—20,95 

М§0 • Н 2 0 (мет.) 


12,45—14,01 

ч..,— I, і ... - 

Авт. 

М§СІ 2 • ЗМ§0 • 12Н г О (мет.) 


Примечание. М. И. Анализ твердой фазы: М. О. 


м г сі 2 —м г (он) 2 —н 2 о 

С. Вигу, Е. Иаѵіез, Л. СЬет. 5ос., стр. 2009 (1932) 


I, °С 

Жидкая фаза 

вес. 

мгсі 2 | Мг(он). 

і 

Твердая фаза 

25 

35,72 

~о 

М§С1 2 • 6Н 2 0 


35,71 

~0 

М§С|., • 6Н 2 0 + М§С1 2 • ЗМ§0 • 1 ін 2 о 


34,77 


м§сі 2 -зм§о. пн 2 о 


10,98 

-0 



10,62 


М§С1 2 -ЗМ§0-11Н 2 0 (мет.) 


10,89 

~0 

М§СІ 2 • ЗМ§0 • 11Н 2 0 + М§(ОН) 2 


15,32 

~0 

М§(ОН) 2 (мет.) 


10,52 

~о 

М§(ОН) 2 


і 2,12 

~о 

- 


Авт. 



Примечание. М. И. т=2 месяца. Всеіо приведено П составов. Анализ жидкой фазы: 
на 01'. Анализ твердой фазы: М. О. 


М 8 С1 2 -М^(0Н) 2 -Н 2 0 


Е. Науек, 2. апог§, СЬет., 219, 297 (1934) 



Жидкая фаза 

1 . °с 

вес. «[о 1 

г/л 

| М/л 

а 


мгсі 2 

м г (ОН) 2 

м г сі 2 

м г (ОН) 2 

м г сі 2 

м г (ОН) 2 

(выч.) 

1 

100 

44,5 

0,025 

619 

0,35 

6,5 

0,006 

1,392 


36,5 

0,063 

476 

0,82 

5 

0,014 

1,304 


27,5 

0,048 

333 

0,58 

3,5 

0,010 

1,210 






Авт. 



Примечание. М. И. Состав твердых фаз не указан. Для концентрированных растворов 
б твердых фазах предполагаются основные соли магния. 


МйС1 2 — Мй(ОН) 2 — н 2 о 


[ Л. О'Апз, Ѵ7. Каи, КаН. № 35, 40(1941) 


(, С С 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес 

. °!о 

ЛІ/1000 м Н 2 0 

рН 

м г сі 2 

м г (ОН) 2 

М ? С1 2 

Мг(ОН) 2 

20 

30,06 

0,0519 

81,34 

0,2292 

6,85 

М§ 2 С1(ОН) 3 • 4Н 2 0 


25,01 

0,0208 

63,12 

0,0856 

7,34 

К 


16,65 

0,0114 

37,80 

0,0424 

8,14 

№ 


8,89 

0,0045 

18,46 

0,0153 

8,71 

М8(ОН), 


0,95 

0,0016 

1,81 

0,0049 

9,34 

V 


0 

0,0012 

0 

0,0036 

1 Ы 

и 





Авт. 




І і Примечание. М, И. т=3 —\ суток. К растворам М 3 С1 2 прибавлялся небольшой избыток 

I М 3 (ОН) 2 . Содержание М§(ОН) 2 в растворе определялось потенциометрически. Анализ твердой фазы 

■ не производился. 


I 
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40 Зш. ззі. 


625 


Н, Мк"1|30Л ОН' 


Н,50(—М?50 ( —Н.О 


Н‘, Мй ЦВг', ОН' 

НВг — М{*Вг 2 — Н 2 0 

5со«, Е. ОигЬаш, .1. РЬуз. СЬет., 34, 535(1930)_ 

Жидкая фаза _ 

вес. °/о Твердая фаза 

НВг I МкВг, _.--- 

14,79 35,55 МйВг 2 .6Н 2 0 

9,83 40,33 

4,70 45,40 

О 49,93 

Авт. 

римечаиие. М. И. (± 0,01°). т=8—21 час. 

н\ М 8 "||50",ОН' 

Н 2 80 4 — Мй80 4 — Н 2 0 * 

, МопіетаПШІ, Б. Ьоэапа, Ь’ІпОизІгІа сЫтіса, Кота, 4, 107, 199 и 291 (1928) 

_ Жидкая фаза _ 

вес. % _ Твердая фаза 

Н„30 4 | МеЗО._____ 


1,8455 

1,7780 

1,6553 

1,5688 

1,4906 

1,4431 

1,4390 

1,3641 

1,3592 

1,3440 

1,3267 

1,2861 

1,2729 

1,2666 


М§80 4 • ЗН 2 30 4 

и 

М§30 4 • ЗН 2 8 0 4 + 

+ М§30 4 • Н 2 50 4 • ЗН 2 0 (следы) 
Мй80 4 .ЗН 2 50 4 

М§80 4 • ЗН 2 50 4 + Мй50 4 • Н 2 50 4 • ЗН,0 
М§30 4 • Н 2 50 4 • ЗН 2 0 

М§30 4 • Н 2 5 0 4 • ЗН 2 0 + М§30 4 • Н 2 0 
Мй80 4 -Н 2 0 

М§50 4 - Н 2 0 + М§50 4 • 7Н 2 0 
М§50 4 • 7Н,0 


I Авт. I 

Примечание. Заимствовано из справочника ЗеШеІГа, стр. 986, 1940. 

Н 2 8 0 4 — М§80 4 — Н 2 0 

В. Е. Грушвицкий, Е. П. Глядииская, А. Г. Челшцева, Большая Эмба, изд. 
АН СССР, т. I, стр. 615—686, 1937__ 

~ _ Жидкая фаза _ 

, вес. “іо _ Твердая фаза 


М§30 4 .7Н 2 0 


I Авт. I 

Примечание. М. И. (±0,1°). т = 1—2 суток. 


* Г 
ратурах 


Хи™ Г 5 ”да Р еТГ АгаіиіТс^^4 Ш ге^Т И Ш, ІзЖ Я 


от Других литературных данных, при темпе- 



40 * 
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н\ мг'чіаѵ, он' 


СО,—Ма;СО а —н 2 о 


н\ м г цсОз", он 


со 2 — м г ссѵ- н 2 о 


Н*, Мд”||СО", ОН'* 


Продолжение 


С0 2 —МдСОз—Н 2 0 


Мегкеі, \Уа§пегз ЛаЬіезЬег. СЬет., 13, 213(1867) 


І, °с 

р со 2 

ата 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. % 

МгСО а 

5 

6 

1,315 

М§С0 3 ■ л:Н 2 0 


5 

0,909 



4 

0,903 



3 

0,746 



2 

0,134 



1 

0,131 

V 


• 





Авт. 



Примечание. Данные заимствованы из статьи О. НаеЬпеГа [Л. ргакі. СЬегпІе. 108, 61 ч>2 
(1924)]. 


С0 2 — М^СО), — н 2 о 


Вескигіз, АгсЬ. Рііагш., 18, 429(1881) 


(, “С 

р со 2 

ата 

Жидкая фаза 1 

вес. % 

меСо 3 

Твердая фаза 

10 

5 

3,57 

3,28 

М§С0 3 . лгН 2 0 

15 

5 


20 

5 

2,882 

ц 


3 

2,346 



2 

1,999 



1 

0,842 


40 

5 

1,37 

Авт. 



Примечаний. Данные заимствованы из сіагыі и. НасЬлеГа [.I. ргакі. СЬешіе, 103. 61—6:’ 
(Ш'24)]. 


С0 2 — М^СОд — н 2 о 


К. Еп§е1, ]. ѴІИе, Сотри гепсі., 93, 341 (1881); 100, 353(1885) (19,5°); Апп, 
сЫт. рЬуз. (6), 13, 349 и 353 (1888) 


1 , °с 

Р 

со а 

ата 

Жид 

вес. °/о 
МегСО,., 

кая фаза 

г МгСОз/ІООг Н а О 

Твердая фаза 

12 

6 

4,82 

5,06 

(М§С0 3 ■ ЗН 2 0) 


4 

4,10 

4,28 



3 

3,75 

3,90 



2,й 

3,51 

3,64 

и 




Авт. 



* Гомогенные равновесия между М§: (НСОзД н М^С0 3 в воде при 30° и различных давлениях 
СО| см: Р. Сашегоп, Ь» Вгі^з, РПуз. СЬет., 5, 535—655 (1901). 

628 




Жидкая фаза 


1, °С 

Р со 2 

ата 

вес. о|о 

м г со 3 

г М&СОз/ІОО г Н 2 0 

Твердая фаэа 

12 

2 

3,3! 

3,42 

(МйСОз • ЗН 2 0) 


1,5 

3,01 

3,10 


1 

2,58 

2,65 



0,5 

2,01 

2,05 


ІР,Я 

9,0 

5,36 

5,66 


7,5 

4,87 

5,12 



6,2 

4,63 

4,85 



5,6 

4,42 

4,62 



4,7 

4,18 

4,35 



3,2 

3,60 

3,73 



2,1 

3,20 

3,31! 



1,0 

2,52 

2,579 


29,3 

1,0 

2,15 

2,195 


46,0 

1,0 

1,54 

1,57 

(М§со 3 ) 

62,0 

1;0 

1,02 

1,035 


70,0 

1,0 

0,80 

0,81 


82,0 

1,0 

0,48 

0,49 


90,0 

1,0 

0,24 

0,24 

и 

100,0 

1,0 

0 

0 

Авт. 

» 


Примечание. М. И. (±0,8°). т=12 час. Анализ твердой фазы не производился. 


со 2 -м§со 3 -н 2 о 


Р. ТгеайшеП, М. Кеиіег, 2. апог§. СЬет., 17, 201 (1898) 


і. °с 

р со 2 

ММ 

% 

со 2 

в газе 

| Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. 7, | 

г/л | 

а 

(выч.) 


м г со 3 

С0 2 

м г (нсо 3 ) 2 

МвС 0 3 

15 

143,3 

18,86 

0,479 

0,810 

1,190 

12,105 

1 

1,006 

м§(нсо 3 ) 2 


41,6 

5,47 

0,447 

0,810 

0,866 

12,105 

— 

1,006 

„ 


33,8 

4,45 

0,364 

0,810 

0,035 

12,105 

— 

1,006 



11,7 

1,54 

0,322 

0,694 

_ > 1 

10,766 

0,773 

1,006 

м§со 3 


10,3 

1,35 

0,228 

0,514 

— і 

7,629 

0,765 

1,004 

„ 


8,2 

1,07 

0,177 

0,420 

— 

5,952 

0,807 

1,003 

,, 


4,7 

0,62 

0,111 

0,284 

— 

3,663 

0,701 

1,002 

,, 


4,6 

0,60 

0,102 

0,272 

— 

3,417 

0,758 

1,002 

,, 


2,5 

0,33 

0,078 

0,225 


2,632 

0,748 

1,001 

„ 


1,6 

0,21 

0,066 

0,204 

— 

2,229 

0,771 

1,001 

» 


и 

0,14 

0,066 

0,198 

— 

2,169 

0,710 

1,001 

п 


0,3 

0,03 

0,060 

0,186 

— 

2,036 

0,711 

1,001 

,, 


— 

0 

0,060 

0,178 


1,954 

0,630 

1,001 

№ 







Авт. 





Примечание. М. И. і — І неделя (с периодическим перемешиванием). Суспензия М&О 
[магнезия уста) карбониэовалась в растворе. Анализ твердой фаэы не производился. По мнению 
ІоЬпзІоп’а (1915 г,) в опытах не были обеспечены условия равновесия. 


1 
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3. Лоііпзіоп, Л. Аш. СЬеш. 5ос„ 37, 2016 (1915) 


Н\ Мв"||СО/, ОН' 


со.-магСОз—н 2 о 




630 


Примечание. М. И. Р СОі отвечает парциальному давлению СО, в атмосфере (3.2 части СО, на 10000 частей воідула). 





Н-, Мв"||СО,", ОН’ 


со,—М 8 СОз-Н а О 


Н\ М г "||ОН', ВО/" 


в 2 0 3 —МвО—н г о 


С0 2 —М^СОз— н 2 о 


Продолжение 


О. ТакаЬавЫ, ВиІІ. ішр. Ну@;. ЬаЪ., Токуо, 29, 165 (1927) 


(, "С 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. % 

вес. % 

<7 

СО, 

м Е го 3 

| со 2 

м г о 

— 1,80 

1,74 

3,19 

3,410 

1,526 

1,0411 

М^СО, • 5Н„0 

0 

1,59 

3,13 

3,219 

1,496 

1,0407 


5 

1,39 

2,98 

2,942 

1,423 

1,0395 


10 

1,47 

2,85 

2,962 

1,363 

1,0383 


15 

1,31 

. 2,74 

2,744 

1,312 

1,0373 


20 

1,24 

2,63 

2,606 

1,256 

1,0363 


5 

1,56 

3,20 

3,232 

1,530 

1,0407 

МйСГЦ.ЗН.О 

10 

1,30 

2,75 

2,736 

1,314 

1,0360 


15 

1,02 

2,39 

2,270 

1,143 

1.0320 


20 

1,03 

2,06 

2,109 

0,986 

1,0287 


25 

0,90 

1,81 

1,839 

0,865 

1,0250 


30 

0,74 

1,60 

1,572 

0,763 

1,0210 


35 

0,64 

1,42 

1,381 

0,678 

1,0170 


40 

0,55 

1,26 

1,206 

0,602 

1,0135 


45 

0,46 

1,11 

1,044 

0,532 

1,0097 


50 

0,41 

0,99 

0,922 

0,472 

1,0050 


55 

0,39 

0,85 

0,833 

0,408 

1,0008 


60 

0,35 

0,76 

0,746 

0,365 

0,9980 






Авт. 




примечание. В работе приводятся также растворимости 5 М 50 - 4 С 0 2 - 7 Н г 0 в воде при 
Ясо," 3 ! ата. Заимствовано из справочника ЗеійеІГа, стр. 952, 1940. 


С0 2 —М^СОз—Н 2 0 


\У. Э. кипе, .1. Аш. СЬет. 5ос„ 51, 2095 (1929) 


1 . °с 

р со 2 

ата 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. % 

ЛІ/ІООО а Н 2 0 

м г (НСОз) 2 

м г со 3 

м 8 (НС0 3 ) г 

Мь'С0 3 

25 

0,000107 

0,0357 

0,0159 

0,00244 

0,00189 

м§:(ОН). 3 


0,000113 

0,0366 

0,0164 

0,00250 

0,00195 



0,000174 

0,0551 

0,0175 

0,00377 

0,00208 



0,000197 

0,0581 

0,0220 

0,00397 

0,00261 



0,000210 

0,0589 

0,0257 

0,00403 

0,00305 



0,000233 

0,0611 

0,0304 

0,00418 

0,00361 



0,000251 

0,0624 

0,0320 

0,00427 

0,00380 



0,000310 

0,0865 

0,035-5 

0,00592 

0,00421 

о 





Авт. 





Жидкая фаза 


I, ”с 

р со 2 

ата 

вес. 

07 

/о 

ЛІ/1000 

г Н 2 0 

Твердая фаза 


Мв(НСОз) 2 

мгСОз 

Мг(НСОз) 2 

М г СО;, 


25 

0,000376 

0,000380 

0,000510 

0,000680 

0,000866 

0,000930 

0,00160 

0,00334 

0,00690 

0,0150 

0,0432 

0,1116 

0.9684 

0,1026 
0,1046 
0,1249 
0,1367 
• 0,1474 
0,1548 
0,1970 
0,2589 
0,3258 
0,4387 
0,6541 
0,8963 
0.3114 

0,0500 

0.0538 

0,0490 

0,0485 

0,0480 

0,0476 

0,0429 

0,0367 

0,0229 

0,0097 

0,0085 

0,0071 

0 

0,00702 

0,00716 

0,00855 

0,00936 

0,01009 

0,01060 

0,01349 

0,01774 

0,02234 

0,03011 

0,04499 

0,0618 

0,02134 

0,00594 

0,00639 

0,00582 

0,00576 

0,00570 

0,00565 

0,00510 

0,00436 

0,00273 

0.00116 

0,00102 

0,00085 

0 

Щ(ОН) 2 
МрСо’і • ЗН..О 





Авт. 



Примечание. М. И. х = 3—5 суток при непрерывном пропускании через раствор воздуха 
с Я СОа =сопзі. Основной карбонат магния не обнаружен. 


н\ м г "||он', ВО" 

- в 3 о 3 —м^о—н 3 о 


А. В. Николаев, А. Г. Челищева, ДАН СССР, 28, № 2, 124 (1940) 



Жидкая фаза 



і\ °с 

вес 

0/ 

• /0 

Время 

сутки 

Твердая фаза 


В 2 Оэ 

мгО 



25 

3,17 

0 


Н ч В0 3 

4,76 

0,271 

42 

Н 3 В0 3 + ЗВ 2 0 3 - М§;0 • 7,5Н 2 0 


2,98 

0,211 

43 

ЗВ 2 0 3 -Мй0-7,5Н 2 0 


2,87 

0,210 

60 

ЗВ,0 3 • МкО • 7,5Н,0 + 2В 2 0, • М%0 • 9Н 2 0 


2,72 

0,206 

28 

2В 2 0 3 - М§0 - 9Н 2 0 


1,47 

0,119 

69 

2В 2 0 3 - МкО • 9Н 2 0 + ЗВ 2 0 3 • 2МкО • 15Н 2 0 


0,573 

0,060 

39 

ЗВ 2 0 3 • 2М§0 • 15Н а О 


0,215 

0,100 

125 

ЗВ 2 0 3 • 2М@;0 • 15Н 2 0 + М§(ОН) 3 


0 

0,004 

8 

Мк(ОН) 2 


Авт. 




Примечание- М. и. 







Н*. Са“IIСГ, ОН' 


НС1—СаС1а—Н,0 


Н\ Са"||С1 / , ОН' 


НСІ—СаСІ* —Н 2 0 


* 


в 2 о 3 —м§о—н 2 о 


А. Г. Курнакова, Изв. СФХА АН СССР, 15, 129—133 (1947) 


1 , °с 

Жидкая фаза 

Время 

сутки 

Твердая фаз» 

вес. °/„ 

вес. % 

формулы 

В. О, 

м^о 

| В 2 0 3 | 

м ? о 

н 2 о 

25 

ЗГ17 

0 

8 




Н 3 В0 3 


3,36 

0,045 

6 

— 

— 

— 



3,76 

0,110 

14 

— 

— 

— 

„ 


4,236 

0,183 

9 

— 

— 

— 

» 


4,77 

0,267 

7 

— 

— 

— 



4,75 

0,271 

24—42 

54,3 

10,4 

35.3 

Н 3 ВО я + М§0 • ЗВ 2 0 3 • 7,5Н 2 0 (ср. 3) 


4,26 

0,250 

17 

— 

— 

— 

М§0 • ЗВ 2 0 3 • 7,5Н 2 0 


3,79 

0,233 

18 

— 

— 

— 



3,33 

0,219 

29 

— 

— 

—• 



2,95 

0,210 

26—43 

54,2 

10,4 

35,4 

М§0 • ЗВ 2 0 3 • 7,5Н 2 0 (ср. 2) 


2,87 

0,210 

60 

48,23 

10,8 

40,97 

МйО • ЗВ,О ч • 7,5Н,0 + МйО • 2В,0, • 9И,0 


2,73 

0,204 

22 

40,71 

11,74 

47,44 

М§0 • 2В а 0 3 • 9Н 2 0 


2,09 

0,160 

46 

39,76 

12,77 

47,31 



2,04 

0,158 

31 

40,75 

11,66 

47,50 



1,68 

0,130 

95 

40,87 

11,83 

47,39 



1,47 

0,119 

62 

38,58 

13,39 

48,16 

М§0 • 2В 2 0 3 .9Н 2 0 + 2М§0 • ЗВ 2 0 3 - 15Н 2 0 


1,100 

0,092 

75 

37,42 

14,80 

47,70 

2М§0 • ЗВ,0 3 • 15Н 2 0 


0,573 

0,061 

40 

37,31 

14,16 

48,20 

м 


0,456 

0,060 

32 

— 

— 

— 



0,339 

0,058 

17 

— 

— 

— 

» 


0,269 

0,064 

17 

— 

— 

— 

„ 


0,210 

0,079 

97 

37,16 

14,19 

48,51 



0,215 

0,100 

102 

— 

— 

— 

2М§0 ■ ЗВ 2 0 3 • 15Н 2 0 + М§(ОН ) 2 


0,100 

0,057 

45 

— 

— 

— 

М§(ОН ) 2 


0 

0,003 

7 

— 

— 

— 

“ 


Авт. 



Авт. 




Примечание. М. И. (± 0,1°). Исходной жидкой фазой служили пересыщенные растворы. 
Анализ жидкой фазы: М&0 — титрованием 0,1 н. раствором НСІ, В 3 О а -—титрованием 0,1 н. раствором 
№ОН в присутствии маннита. Анализ твердой фазы: микр. и М. О. 


И', Са"||СГ, он' 

НСІ—СаС1 2 — Н а О 


А. ЭШе. Согпрі. гепсі., 92, 242—243 (1881) 


1, °с 

| Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. % 

| г/100 г Н 2 0 

НСІ 

СаС1 2 

НСІ 

СаС1 2 

15 

26,2 

21,3 

50 

1 

40,5 

СаС1 2 • 2Н 2 0 


0 

41,2 

0 

70 

СаС1 2 ■ 6Н 2 0 




Авт. 



НСІ— СаС1 2 —Н а О 

К. Еп§е1, Апп. сЫт. рЬуз. ( 6 ), 18, 382 (1888); Сотрі. гепсі., 104, 434 (1887) 


1 . °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. % 

экв',л 

Л 

НСІ 

СаС1 2 

НСІ 

Ѵа СаСІ 3 

0 

27,98 

9,10 

9,5 

2,03 

1,238 

(СаСІо-хН.,0) 


18,52 

16,09 

6,35 

3,625 

1,250 



12,35 

23,25 

4,345 

5,375 

1,283 



8,14 

28,07 

2,925 

6,625 

1,310 



4,40 

32,27 

1,6 

7,71 

1,326 



2,47 

34,56 

. 0,91 

8,37 

1,344 



0 

37,63 

0 

9,27 

1,367 

(СаС1 2 • 6Н 2 0) 





Авт. 




Примечание. М. И. т--до 8 суток. Анализ твердой фазы не производился. 


НСІ—СаС1 2 — Н 2 0 

4. МШкап, 2. рЬуз. Сііеш., 92, 497 (1918) 


Л °с 

Жидка 

вес 

НСІ 

я фаза 

0/ 

• /0 

СаС1 2 

Твердая фаза 

25 

21,83 

27,81 

СаСЬ, • 2Н.,(> 


21,40 

28,48 

СаС1 2 • 2Н.,0 -)- СаСІ., • 4Н а О 


20,48 

27,94 

СаСІ,-411,0 


12,94 

34,36 



12,75 

34,43 



10,78 

36,66 



9,17 

38,49 

, 


5,03 

43,10 

и 


3,33 

44,50 

СаСІ, -411,0 +СаСІ, • 6Н,0 


2,96 

43,71 

СаСІ, • 6Н..0 


1,92 

43,59 

п 


0 

44,77 

» 


| Авт. \ 



11 р и м е ч а н и е. Методика не описана. 


нсі—с&сі 2 -н 2 о 

П. И. Гончаров, ЖРФХО, ч. хим., 61, вып. 9, 1522—1523 (1929) 


{, “С 

| Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. °/ 0 

ЛІ/1000 г Н 2 0 

НСІ 

СаСІ 2 

НСІ 

СаСІ* 

— 12,397 

3,18 

9,67 

1,0 

1,0 

Лёд 

— 7,798 

3,34 

5,08 

1,0 

0,5 


— 5,632 

3,43 

2,61 

■1,0 

і 0,25 


— 4,278 

3,50 

0,53 

1,0 

7 0,05 


— 2,974 

0,34 

5,24 

0,1 

і 0,5 

1 „ 

— 1,626 

- 0,35 

2,69 

0,1 

0,25 


— 0,602 

0,36 

0,55 

0,1 

0,05 





| Авт. 



Примечание. М. П. (± 0,01—0,05°). 


634 


635 






636 



637 




Н', Са"||СН, ОН' 


СаСІ*— Са(ОН)*—Н а 0 


СаС1 2 —Са(ОН) 2 —Н 2 0 

і. Мііікап, 2. рЬуз. СЬет., 92, 62—66 (1918) 

I Жидкая фаза I 


вес. % 

СаО или Са(ОН) 2 


Твердая фаза 


(39,40) 

38,34 

35.94 

34.60 

32.38 

26.30 
15,33 
0 

(51,18) 

49.97 
31,90 

29.38 
О 

57.19 
.56,96 
52,10 

43.31 
38,12 

' 35,87 
31,83 
О 

32,86 

31,77 

56.95 
54,05 
48,75 

47.19 

46.42 

45.57 

39.43 
36,93 
36,88 

35.20 
31,70 

29.60 
29,66 

29.57 
29,41 

19.97 
15,02 

9,03 

4,08 

О 


О 

0,116 

0,151 

0,140 

0,115 

0,110 

0,102 

(0,130) 

О 

0,055 

0,587 

0,455 

(0,104) 

О 

0,121 

0,047 

0,074 

0,069 

0,442 

0,628 

( 0 , 100 ) 

0,320 

0,434 

О 

0,058 

0,046 

0,034 

0,046 

0,051 

0,069 

0,124 

0,130 

0,106 

0,470 

0,517 

0,362 

0,436 

0,538 

0,182 

0,142 

0,114 

0,112 

(0,096) 


О 

0,153 

0,200 

0,185 

0,152 

0,145 

0,135 

(0,172) 

О 

0,073 

0,776 

0,601 

0,137 

О 

0,160 

0,062 

0,098 

0,091 

0,584 

0,830 

0,132 

0,423 

0,573 

О 

0,077 

0,061 

0,045 

0,061 

0,067 

0,091 

0,164 

0,172 

0,140 

0,621 

0,683 

0,478 

0,576 

0,711 

0,240 

0,188 

0,151 

0,148 

0,127 


СаС1 2 • 6Н 2 0 
СаСІ, • Са(ОН) 2 

СаС1 2 • Са(ОН) 2 +СаС1 2 • ЗСа(ОН) 2 • 13Н,0 
СаС1 2 • ЗСа(ОН)., • 13Н,б 


СаС1 2 • ЗСа(ОН) 2 • 13Н 2 0-(-Са(0Н)„ 
Са(ОН) 2 
СаС1 2 • 4Н 2 0 

СаС1 2 • 4Н 2 0+СаС1 2 • Са(ОН)., 
СаСІ., • Са(ОН) 2 +Са(ОН)., 
Са(ОН) 2 

СаС1 2 ” 2Н 2 0 

СаСІ., • 2Н..О+СаС1 2 • Са(ОН)., 
СаС( 2 • Са(ОН), 


СаСІ.,. Са(ОН) 2 +Са(ОН), 

“ Са(ОН)., 

СаСІ, • Са(ОН) 2 +СаС1 2 • Са(ОН), ■ 3(2)11./) 
СаСІ 2 • Са(ОН) 2 • 3(2)Н 2 0+Са(0Н), 
СаСІ, • 2Н 2 0 

СаСІ, • 2Н 2 0+СаС1, • Са(ОН), 

СаСІ, • Са(ОН), 


СаСІ, • Са(ОН) 2 +СаСІ 2 ■ Са(ОН), • 3(2)Н,0 
СаСІ, • Са(ОН), • 3(2)Н а О (?) 


СаСІ, • Сз(ОН) 2 • 3(2)Н,0+Са(ОН), 
Са(ОН), 


п|иннмать НН, О 


638 



СаС1 2 —Са(ОН) 2 —Н 2 0 

А. \Ѵгі§1іі, Н. Азкеѵѵ, Тгапв. аиб Ргос., Ые\ѵ 2еаі. Іпзі., 60, 270 (1929) 


Жидкая фаза 


і , в С вес 

<ѵ 

• ы 

г/ л 

М/л 


Твердая фаза 

СаСІ* 

Са(ОН)* 

СаС1 2 

СаО 

СаСІ, 

Са(ОН). 

(выч.) 


16—20 11,15 

0,177 

122,1 

1,47 

1,10 

0,026 

1,095 


8,01 

0,162 

85,5 

1,31 

0,77 

0,0235 

1,068 

— 

6,92 

0,153 

73,2 

1,225 

0,66 

0,022 

1,058 

— 

.5,82 

0,149 

61,0 

1,18 

0,55 

0,021 

1,049 

— 

4,02 

0,136 

41,5 

1,06 

0,375 

0,019 

1,033 

Са(ОН),, 

2,39 

0,131 

24,4 

1,015 

0,22 

0,018 

1,020 

1,21 

0,128 

12,2 

0,98 

0,11 

0,0175 

1.010 . 


0,97 

0,130 

9,8 

0,99 

0,09 

0,0175 

1,008 


0,73 

0,133 

7,3 

1,01 

0,065 

0,018 

1,006 


0,49 

0,137 

4,9 

1,04 

0,045 

0,0185 

1,005 


0,30 

0,143 

3,0 

1,08 

0,027 

0,0195 

1,003 


0 

0,164 

0 

1,24 

0 

0,022 

1,000 

.. 




Авт. 




П р и м е ч а 

іне. М. 

И. т= 

1 день 

с перемешиванием). Анализ 

твердой фазы не пронзво 


Днлса. Авторы допускают возможность образованна основного хлорида кальция только при содер¬ 
жании СеС[, > 60 г/л. 

639 


і 


СаСЬ—Са(ОН)*—Н а 0 



640 



641 




Н‘, Са" II50,". ОН' 


Н а 80,—Са30 4 —Н 2 0 


Н‘, Са"||3,0", ОН' 


Са 30 4 ~Са(0Н),,-Н 2 0 


Н*, Са"||->'. ОН' 

СаЛ 3 — Са(ОН) 2 —Н 2 0 


Л. МШкап, 2. рЬуз. СЬеш., 92, 70 (1918) 



Жидкая фаза 


і, °С 

вес. % 

Твердая фаза 


Са.І 2 

СаО или 

Са(ОН) 2 1 


25 

66,80 

66,68 

59,34 

49,70 

47,09 

46,37 

40,30 

33,00 

31,33 

28,44 

25,80 

17,42 

9,14 

0 

0 

0,570 

0,139 

0,047 

0,055 

0,054 

0,064 

0,075 

0,089 

0,097 

0,087 

0,089 

0,076 

(0,118) 

0 

0,753 

0,184 

0,062 

0,073 

0,071 

0,085 

0,099 

0,118 

0,128 

0,115 

0,118 

0,100 

0,157 

СаЛ 2 • 6Н 2 0 

СаЛ, • 6Н 2 0+СаЛ 2 • ЗСа(ОН) 2 • 13Н 2 0 

СаЛ 2 • ЗСа(ОН) 2 • 13Н 2 0 

и 

и 

V 

СаЛ 2 • ЗСа(ОН) 2 *13Н 2 0+Са(0Н) 2 
Са(ОН) 2 

п 

| Авт . 

римечание. М. И. 

Температура 

і превращения СаЛ^'ЗСа(ОН) 2 '13Н а О равна 43,3°. 


Н\ Са”||80", ОН' 

Н 2 8 0 4 —Са80 4 —Н 2 0 

р. Сашегоп, Л. Вгеагеаіе, Л. РЬуз. СЬеш., 7, 574 (1903) 


ж 

(, °с 

Жидкая фаза | 

Твердая фаза 

вес. % 1 

г/л | 

а 

Н 2 30 4 | 

Са80. 

Н 2 80. 1 

Са80 4 | 

1 

25 

25,00 

0,132 

292,02 

1,541 

1,1681 

Са$0 4 . 2Н 2 0 (?) 

2 


21,31 

0,166 

243,35 

1,901 

1,1418 

» 

з 


17,49 

0,208 

194,70 

2,313 

1,1134 

V 

4 


13,39 

0,236 

146,01 

2,571 

(1,090) 

и 

5 


9,05 

0,258 

97,35 

2,779 

1,0756 

м 

6 


7,19 

0,272 

75,00 

2,841 

1,0435 

и 

7 


4,72 

0,265 

48,67 

2,727 

1,0302 

и 

8 


1,61 

0,236 

16,22 

2,382 

1,0098 

» 

9 


0,807 

0,219 

8,11 

2,203 

1,0051 

» 

10 


0,486 

0,214 

4,87 

2,144 

1,0026 

V 

И 


0,048 

0,212 

0,48 

2,128 

1,0025 

н 

12 


0 

0,213 

0 

2,126 

0,9991 


13 

35 

13,46 

0,290 

146,01 

3,150 

1,085 


14 


9,22 

0,341 

97,35 

3,606 

1,056 

» 

15 


4,74 

0,331 

48,67 

3,397 

1,027 


16 


0,487 

0,245 

4,87 

2,451 

0,999 


17 


0,048 

0,222 

0,48 

2,209 

0,996 


18 

43 

25,04 

0,213 

292,02 

2,481 

1,166 


19 


21,38 

0,260 

243,35 

2,959 

1,138 

» 





Авт. 




642 


Продолжение 


№ 

/, °С 

| Жидкая фаза 

Твердая фаза 

! в вес. % 

! г/л 

а 

[ Н 2 80. 

| Са$0 4 

н,$о 4 

| Са$0 4 

20 

43 

17,54 

0,320 

194,70 

3,551 

1,110 

Са30 4 • 2Н,0 (?) 

21 


13,49 

0,383 

146,01 

4,139 

1,082 


22 


7,22 

0,399 

75,00 

4,146 

1,039 


23 


4,75 

0,375 

48,67 

3,843 

1,024 


24 


1,62 

0,312 

16,22 

3,116 

1,003 


25 


0,81 

0,28 

8,11 

2,760 

0,998 


26 


0,49 

0,25 

4,87 

2,456 

0,996 


27 


0,048 

0,23 

0,48 

2,236 

0,993 


28 


0 

0,22 

0 

2,145 

0,992 






Авт. 




Примечание. М. И. г > 6 суток (с периодическим перемешиванием). Анализ жидкой фазы: 
Са —через оксалаг. 30 4 титрованием. Анализ твердой фазы не производился, Для растворов 
№ 13—28 й (выч.). 


Н 2 80 4 —Са80 4 —Н 2 0 

Р. Меске, 2ешепІ, 24, № 48, 764 (1935) 



| Жидкая фаза 


(, °С 

1 вес. % 

1 г / л і 

Твердая фаза 


1 Н 2 80 4 

| Са80 4 

Н 2 8 0 4 

| Са$0 4 

. 

18 

2,45 

0,27 

24,52 

2,68 

Са30 4 • 2Н г О 


0 

0,20 

0 

2,03 



Авт. 



Са80 4 —Са(ОН) 2 —Н а О 

Р. Сашегоп, Л. Веіі, Л. Ат. Сііет. Зое., 28, 1221 (1906); Виіі 13 8 Оепі 
А§гіси1(., № 33 (1906) ’ ‘ Р 



| Жидкая фаза 


і, °с 

вес 

• % 

1 г/л 

а 

Твердая фаза 


Са$0 4 

1 Са(ОН) 2 

Са$0 4 

1 СаО 

(выч.) 

25 

' 0,213 

0 

2,126 

0 

0,998 

Са$0 4 . 2Н..0 


0,203 

0,008 

2,030 

0,062 

0,998 



0,192 

0,023 

1,918 

0,176 

0,998 



0,185 

0,046 

1,853 

0,349 

0,998 

* 


0,172 

0,081 

1,722 

0,611 

0,999 



0,164 

0,124 

1,634 

0,939 

0,999 



0,159 

0,122 

0,162 

0,164 

1,588 

1,214 

1,222 

1,242 

0,999 

0,999 

Са30 4 • 2Н 3 6+Са(ОН)-> 
Са(ОН), 


0,096 

0,161 

0,955 

1,215 

0,999 



0,067 

0,152 

0,666 

1,150 

0,998 



0,039 

0,151 

0,391 

1,141 

0,998 

* 


0 

0,155 

0 

1,166 

0,998 

V 



1 

Авт. 




Примечание. М. И. г ■= 2 недели. 
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Са80 4 — Са(ОН) 2 — Н 2 0 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ _ 

Жидкая фаза _ 

/.-с-^ адоГжМ_| а Твердая фана 

~Са3 0 4 | Са(ОН) 3 | Са30 4 | Са(ОН), СаЗО, |Са(ОН),| ( выч ~>_ 

Н. Ьаіита, Сотрі. гепй., 194, 179 (1932) [т=24 часа] 

12 (0,196) 0,120 нашщ. 1,20 - - 1,001 Са80 4 • 2Н а О+Са(ОН), 

(0,098) 0,123 Ѵанасыщ. 1,23 — 1,001 Са(ОН) 2 

0 0,130 0 1,80 ^ — — 1,° 00 ' 

Авт. 

Е. 81гаиЬ, ііні. Еп^. Сііет., 24, 917 (1932) [т=90 час.] 

182 0,0110 0,00065 0,110 0,0065 0,81 0,09 - Са5 ° 4 

207 0 0060 0,0006 0,060 0,006 0,44 0,08 

244 0,0027 0,00105 0,027 0,0105 0,20 0,14 — 

316 0,0011 0,0011 0,011 0,011 0,08 0,15 — 

Авт. 

Р. Меске, 2етеШ, 24, № 48, 764 (1935) [*=Ю мин.] 

18 0,20 0 2,03 10 ГнЧО^” а 2Н 4 04-Са(ОН).> 

0,17 0,18 1,70 | 1,85^ — — — Са80 4 2П 3 и+ьа(,ип;_ 

Авт. 

Е Е -Іонез, Тгапз. ЕагаЗ. 8ос., 35, 1491-1492 (1939) [М. И.,4=1-28 суток] 

‘ п0Па п _ _ _ - - Са80 4 • 2Н а О (ср. 2) 

ОИМ 0 140 - _ - - - Са80 4 -2Н 2 0+ 

0,168 0,140 +Са(ОН) 2 (ср. 2) 

О 0,143 — _ — — — Са(ОН) 2 (ср. 9) 

Примечание. У Лопеа'а составы были выражены в вес. % ЗО а и СаО, а также в утроен¬ 
ных молях СаЗО, и С«0 на 1000 г раствора. 
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Н\ Се" || СО,", ОН' 


Со,—СаСО,—Н,0 


Продолжение 


Жидкая фаза 
г/л 


Со* 

СаСО., 

со 2 

СаСО» 

(выч.) 

0,023 

0,029 

0,234 

0,284 

0,992 

0,017 

0,023 

0,169 

0,232 

0,992 

0,011 

0,018 

0,106 

0,175 

0,992 

0.009 

0,014 

0,085 

0,143 

0,992 

0,008 

0,014 

0,078 

0,136 

0,992 


Л Твердая фаза 


СзСОд 


Примечание. М. И. т —несколько часов. Анализ твердой фазы: хим. По указаниям ЛоН 
п’а [.I. Ат. СНет. 5ос., 37, 2016 (1915)) анализы неудовлетворительны (вследствие потери СО,). 

С0 2 —СаСОз—Н а О 

С. А. 8еу1ег, Р. V. Ыоусі, Л. СНет. Зое., 95—96, 1349—1350 (1909) 


Жидкая фаза 


С0 2 СаС0 3 Н 2 С0 3 Са(НС0 3 ) 2 Н 2 С0 3 Са(НС0 3 ) 2 

(20) 0,0793 0,0661 0,707 1,065 0,01140 0,00657 0,999 

0,0707 0,0605 0,620 0,979 0,01000 0,00604 0,999 

0,0343 0,0416 0,225 0,673 0,00362 0,00415 0,999 

0,0283 0,037 1 0,169 0,600 0,00269 0,00370 0,999 

Авт. 

Примечание. М. И. т = 12—54 суток. Температура не указана. 

С0 2 —СаСОз—Н а О 

Н. N. Мс Соу, Н. Л. 8тіІН, Л. Ат. СНет. 8ос., 33, 471 (1911) 

I I Жидкая фаза 


Твердая фаза 


Мрамор 

Известняк 

Мрамор 


СО, СаСОз Н 2 С0 3 Са(НСОз) 2 Н 2 С0 3 Са(НСО.,) 2 


Твердая фаза 


25,4 3,89 

16,3 2,53 

13,2 2,07 
9,9 1,57 


0,208 0,098 
0,034 0,041 


0,261 53,22 
0,261 34,11 
0,250 27,54 
0,225 20,65 


0,858 

0,550 

0,444 

0,3329 

0,0373 


0,0260 1,000 
0,0260 1,000 
0,02495 0,999 

0,02236 0,999 
0,00973 0,998 


1,000 Са(НС0 3 ) 2 

1,000 


0,00352 | 0,0041 2 0,997 

Авт. 


СаСОз 


Примечание. М. И. (±0,02°). т=2—3 суток. Для полного превращения СаС0 3 в бикар¬ 
бонат при Рсо, > 15 ата требуется не мене? 3 месяцев. В статье приводится график с большим 
Числом опытных данных. 
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Н\ Са 'ІІСОз", ОН' 


С0 2 —СаС0 3 —Н 2 0 


Н’. Са” [| СО а ", ОН' 


С 0 2 —СаСОз—Н 2 0 


\ 


С0 2 — СаС0 3 — Н 2 0 


С0 2 —СаСОз—Н 2 0 


Л. ТШшапз, О. НеиЫеіп, 0 езипс 11 іеі 1 =-іп 5 епіеііг, № 34 , 674 (1912) 


А. Е. МіІсЬеІІ, Л. Скет. Зое., 123, 1899 (1923) 


г,°с 

Жидкая фаза 

Твердая 

фаза 

вес. % | 

г/л 

С0 2 

СаСОз 

со* 

(своб.) 

С0 2 

(связ.) 

18 

0,0200 

1 0,0455 

0,1995 

0,200 

СаСО, 


0,0177 

0,0432 

0,1766 

0,190 



0,0155 

0,0410 

0,1545 

0,180 



0,0133 

0,0387 

0,1329 

0,170 



0,0113 

0,0364 

0,1125 

0,160 



0,0094 

0,0341 

0,0935 

0,150 

„ 


0.0076 

0,0318 ' 

0,0764 

0,140 



0,0061 

0,0296 і 

0,061 

0,130 



0,0047 

0,0273 і 

0,047 

0,120 



0,0035 

0,0250 

0,035 

0,110 



0,0025 

0,0227 

0,025 

0,100 



0,0017 

0.0205 

0,0172 

О.ОпО 

- 




1 Авт. 



1, °С 

Жидкая фаза 

Твердая 

фаза 

вес. % 

г/л 

С0 2 

СаСО» 

со 2 

(своб.) 

со* 

(связ.) 

18 

0,00115 

0,00075 

0,00048 

0,00030 

0,00024 

0,000175 

0,0004 

0,00 0і0 

0,000075 

0,00005 

0,000025 

0 

0,0182 
0,0159 
0,0136 
0,0114 
0,0102 
0,0091 
0,0080 
о.оо ез 

0,0057 

0,0045 

0,0034 

0.00Ц5 

0,0115 

0,0075 

0.0048 

0,0030 

0,0024 

0,00175 

0,0014 

0,0010 

0,00075 

0,0005 

0,00025 

0 

0,080 

0,070 

0,060 

0,050 

0,045 

0,040 

0,035 

0,030 

0,025 

0.020 

0,015 

0,00506 

СаСО, 

Авт. 


Примечание. М. И. (+ 2°), х от 10 суток до 6 недель (после предварительно о пере¬ 
мешивания), Применялся мрамор. Приводятся интерполированные данные. 


С0 2 —СаСОз— Н 2 0 


К. С. Ѵеііз, Л. ѴазН. Асасі. 8 сі., ВаШтоге, 5, 619—620 (1915) 





Жидкая фаза 

м 

/. ч г. 

ата 

вес. % 

СаСОз 

1 

2 

Л 

4 

1 

21 

22—23 

0 

0,0003 

0,0003 

0,0003 

0,0025 

0,0082 

0,0060 

0,0057 



Авт. 


Твердая фаза 


СаСО я 


Примечание. М. И. т=50—71 суток. Растворы № 2—4 получены в присутствии атмо 
сфермого воздуха (3,18 частей СО. на 10000 частей воздуха). Состав каіыштН: СаО—55,80%. 
СО, —43.87°/ 0 , 8Юа-0,09%. МпО --П.05%. РеО—0,19%, М^О- 0,00%. 


С0 2 —СаСОд—Н 2 0 


Н. Васкзігбт, 2. ркуз. Скет., 97, 213 (1921); МесИ. Ѵеіепзкарзакаб. N 060 ! 
Іпзі., 4, № п (1921) 


1 , °с 

р со 2 

ММ 

вес. % 
СаСОз 

Жидкая фаза 

г/л 

СаСОз 

г-же1’л 
СаСО., 

Твердая фаза 

9 

777 

0,146 

1,46 

0,0291 

Арагонит 

25 

762 

0,107 

1,066 

0,0213 

» 

35 

744 

0,088 

0,876 

0,0175 

» 

9 

777 

0,130 

1,30 

0,0260 

Кальцит 

25 

762 

0,094 

0,943 

0,0188 

я 

35 

744 

0,077 

0,765 

0,0153 

» 


| Авт. 


Авт. 



Примечание. ОД. И. 




| Жидкая фаза 


/, Т. 

р со 2 

вес. % | 

г/л 

М/л 

Тяеряая фаза 


ата 







і 



С0 2 і 

СаС0 3 

С0 2 

СаС0 3 

СО, 

Са” 

і 

25 

24 

! 

•3,46 

0,27 

34,61 

2,68 

! 

0,8132 , 

0,02674 

Са(НСО л ) 5 


20 

3,20 

0,27 

32,01 

2,67 

0,7541 

0,0267 


18 

2,68 

0,27 

26,84 

2,67 

0,6367 

0,0267 

ч 


16 

2,47 

0,27 

24,69 

2,67 

0,5877 

0,0267 



14 

2,02 

0,265 

20,22 

2,65 

0,4860 

0,0265 



12 

1,86 

0,25 

18,63 

2,50 

0,4482 

0,025 

СаСО,, 


10 

1,57 

0,23 

15,73 

2,30 

0,3805 

0,023 


8 

1,27 

0,21 

12,72 

2,13 

0,3103 

0,0213 



6 

0,97 

0,195 

9,70 

1,95 

0,240 

0,0195 

(| 


4 

0,67 

0,18 

6,69 

1,80 

0,170 

0,0180 





! 



Авт. 



Примечание. М. И. 1 + 0.1°). х -несколько суток. 


С0 2 — СаС0 3 — Н 2 0 

О. НаеЬпеІ, Л. ргакі. Скетіе, 107, 173—174 (1924) 




Жидкая фаза 

/, °с 

р со. 

вес. °іо 

ата 





СаСО,, или Са(НСО,) 2 

18 

56 

0,393 

0,637 


35 

0,380 

0,615 


25 

0,342 

0,554 


18 

0,307 

0,498 


14 

0,283 

0,459 


10 

0,256 

0,417 

25 

56 

0,403 

0,653 

35 

56 

0,380 

0,615 

45 

56 

0,339 

0,549 

55 

56 

0,255 

0,413 



Авт. 



Твердая фаза 


Са(НСО а ) 2 

СаС0 3 


Примечание. М. И. х=5 мин. (после уменьшения Р$о на Д насыщенными растворами 
СаСОз). При РсО,=® ата, после 3 недель стояния в присутствии Р 2 0,, были получены кристаллы, 
сильно преломляющие свет; доказать аналитически, что что был бикарбонат, автору не удалось. 
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№ 


А 





Н\ Са' ІІСОз", ОН' 


СО а —СаСО э —Н 2 0 


Н‘, Са" || ОН', ВО.,"' 


В 2 0,—СаО—Н,0 


С0 2 — СаС0 3 — Н 2 0 

V. О. КІеіпе, 1. Ат. Сйет. $ос„ 51, 2086 (1929) 


(, °с 

р со 2 

ата 

Жидкая фаза 

Твердая 

фаза 

вес. “(о 

вес 

°:о 

Л4/Ю00 г Н,0 

С0 3 

СаС0 3 

Са(НС0 3 ) 3 

СаСОз 

Са(НС0 3 ) 3 

СаСОз 

25 

0,9684 

0,0391 

0,0890 

0,1442 

0 

0,00891 

0 

СаС0 3 


0,1116 

0,0177 

0,0403 

0,0653 

0 

0,00403 

0 



0,0432 

0,0126 

0,0287 

0,0465 

0 

0,00287 

0 



0,0160 

0,0088 

0,0201 

0,0324 

0,00005 

0,00200 

0,000005 



0,00690 

0,0066 

0,015! 

0,0243 

0,00005 

0,00150 

0,000005 



0,00334 

0,0051 

0,0117 

0,0188 

0,0001 

0,00116 

0,0000! 



0,00093 

0,0033 

0,0076 

0,0122 

0,0001 

0,00075 

0,00001 



0,00038 

0,0024 

0,0056 

0,0089 

0,0001 

0,00055 

0,00001 



0,00031 

0,0023 

0,0052 

0,0083 

0,0001 

0,00051 

0,00001 








Авт. 



Примечание. М. И. 


С0 2 —СаСО э —Н 2 0 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 






Жидкая фаза 




°С 

р со а 

вес 

• °'о 

вес. °1 

0 

г/л 

же!л 


Твердая фаза 


со 2 

СаС0 3 

Са(НС0 3 ) 3 

СаСОз 

Са(НСО а )» 

Са(НС 0 3 ) 3 

(выч.) 


К. Еи^еІ, Апп 

. сЫш. рйуз. ( 6 ), 

13, 348 (1888); Сотрі. 

гене!. 

, 101, 949 (1885) 

іб 

6 

— 

0,211 

0,342 

— 

3,42 

0,04218 

— 

СаС0 3 


4 

— 

0,182 

0,295 

— 

2,95 

0,03640 

— 



2 

— 

0,140 

0,227 

— 

2,27 

0,02806 

— 



1 


0,108 

0,175 


1,75 , 

0,02158 

Авт. 


* 


А. Саѵаххі, 

, Оагг. 

сЫш. ИаІ., 46, 135 (1916) [х от 10 час. до 5 суток] 

0 

1 

— 

0,155 

0,253 

— 

2,527 

— 

— 

СаС0 3 

15 

1 


0,118 

0,190 


_ 1,904^ 

Авт. 



» 


О. 

НаеІшеІ, 1 

ргакі. СІіетіе, 108, 190 (1924) [М. И., 

х = 1 час] 

18 

^35 -40| 

| 0,17 

0,79 

0,64 

0,39 1 

— 

- 1 

— 

Са(НС0 3 ) 2 


1 

0,0475 

0,216 

0,175 

Авт. 

0408 




СаСО,, (дисперсный) 

В. С. Васильев, Учёные записки Сарат. гос. университета, 13, вып. 1,85 (1935) 

[т = 35—62 часа] 

0 

0,0004 

— 

0,0112 

0,0182 

— 

0,1824 

0,002251 

1 . 000 І 

СаСО, 

17 

0,0004 


0,0091 

0,0148 

О. И. , 

Дейне 

0,1483 

ко, ВНИ1 

Д00183 | 

Авт. 
ИГ, 1936 

0,999 

» 

(20) 

10 

— 

1 0,255 

0,414 

1 - 

— 

1 - 

' - 

СаСО., 


3 

— 

0,167 

0,270 

— 

— 

і - 

— 



I 


0,109 

0,177 

Аат. 





9 


' Н\ Са" ||ОН', ВО"' 


В 2 0 3 —СаО—Н 2 0 


С. 8 Ьог§ 1 , А11І гсаіе ассасі. Шсеі (5), 22, I, 64! и 716—718 (1913) 


Л °с 

Жидкая фаза 

Время 

час. 

Твердая фаза 

вес. о|о 

В 2 0 3 | СаО 

30 

7,2245 

0,8425 

44 



5,927 

0,5372 

16 

_ 


5,357 

0,4054 

20 

н 3 во 3 


4,811 

0,2741 

40 



4,678 

0,256 

64 



4,250 

0,155 

— 

Н,ВО 4- СаО • ЗВ 4 О 3 • 12НоО 


3,841 

0,152 

48 

СаО • ЗВоО а • 12Н„0 


3,3133 

0,1433 

72 

1 » 


3,128 

0,1304 

96 



2,798 

0,1085 

168 



2,509 

0,099! 

216 



2,0588 

0,0928 

264 



1,359 

0,0936 

— 

СаО • ЗВоОц • 12Н„0 4- 2СаО • ЗВ 2 0, • 9Н,0 


1,116 

0,0759 

360 

2СаО • ЗВ 2 0 3 • 9Н„0 


0,8691 

0,0666 

216 



0,6117 

0,0471 

216 



0,3306 

0,0555 

96 



0,2897 

0,0516 

168 



0,169 

0,110 

— 

2СаО • ЗВ 2 0 3 • У11 2 0 + СаО • В.,О, • 61 Г,О 


0,139 

0,114 

— 

СаО • В 2 О а • 6 Н..О 


0,128 

0,212 

— 

СаО • В 2 0 3 • 6Н 2 0 4- Са(ОІ І ) 2 


0,0978 

0,1938 

122 

— 


0,0321 

0,1398 

168 

Са(ОН ) 2 


0,0140 

0,1263 

216 

« 


Авт. 




Примечание. М. И. См. также примечание к следующей таблице. 


В 2 0 3 —СаО—Н 2 0 


С. $ЪоГ§і, АШ геаіе ассасі. Ілпсеі (5), 22, I, 640—641 и 716—718 (1913) 



Примечание. М. И. Состап твердых фаз не указан. По данным ЗЬог^і в растворах, бога¬ 
тых В„0.,. содержание С.аО и В,О., гораздо больше (пересыщенные растворы), чему А. Г, Курни¬ 
ковой (1947 г). По мнению Л. В. Николаева и Л. Г. Курнаковой [ДАН СССР. 28. № 2, 124 (І940)| 
время для установления равновесия было недостаточно, 






Н\ $г"||С1', ОН' 


НС1— ЗгСІа —Н а О 


* 

В 2 0 3 — СаО—Н 2 0 

А. Г. Курнакова, Изв. СФХА АН СССР, 15, 126—127 (1947) 
Жидкая фаза _ 

Л "С вес. о;о сѵтки Твердая фаза 

В 2 0 3 | СаО ___ __ _ 

3,170 
3,190 
3,220 
3,302 
2,530 
2,160 
1,634 
1,341 
0,955 
1,128 
0,840 
0,562 
0,380 
0,282 
0,250 
0,132 
0,126 
0,104 
0,108 
0,102 
0,062 
0,037 
0 


Примечание. М. И. (±0,1°). Анализ твердой фазы: микр. и М. О. СаО определялся титро¬ 
ванием ОД н. раствором НС1, В,0 3 —титрованием ОД и. раствором ИаОН в присутствии маинита. 
Менее полные данные были опубликованы в статье А. В. Николаева и А. Г. Курнаконой [ДАН 
СССР, 28, № 2, 124 (1940)]. 

Н\ 8 г”||СГ, ОН' 

НС1—8гС1 2 —Н 2 0 

К, Еп§еІ, Апп. сЫт. рЬуз. (6), 13, 376 (1888) 

Жидкая фаза_ 

М/л 

НС1 I ѴзЗгСі* 


5.275 0,425 1,133 (ЗгС1 2 • хН 2 0) 

3,725 1,40 1,167 

2,837 2,20 1,201 

2,33 2,72 1,220 

1.275 3,785 1,269 

0,61 4,48 1,304 

0 5,16 1,334 (8гСІ 2 • 6Н 2 0) 

Авіп. 

Примечание. М. И. л=24 часа. Анализ твердой фазы не производился. Более ранние 
данные автора при 0' [Сотрі, гепсі., 102, 621 (1886)1 не приводятся, как завышенные. 
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0( . вес. о/о 

НС1 8гС1, 

0 16,98 2,97 

11,64 9,51 

8,61 14,52 

6,96 17,67 

3,66 23,64 

1,71 27,23 

0 30,66 


Твердая фаза 



0 

14 

н„во„ 

0,029 

11 

„ 

0,077 

18 

и 

0,058 

116 

Н,ВО» 4- СаО • ЗВ 2 0 3 • 4Н 2 0 

0,051 

31 

СаО - ЗВ 2 0 3 • 4Н 2 0 

0,048 

28 

)( 

0,046 

12 


0,044 

48 

V 

0,053 

84 

СаО . ЗВ,0 3 • 4Н 2 0 + 2СаО • ЗВ а О, • ПН 2 0 

0,063 

150 

2Са0-ЗВ 2 0 3 -13Ч 2 0 

0,049 

29 

и 

0,037 

23 

» 

0,034 

41 

>; 

0,034 

24 

н 

0,033 

33 


0,097 

15 

» 

0,090 

84 

2СаО • ЗВ 2 0 3 • 13Н 2 0 4- СаО • В 2 О ч • 6Н 2 0 

0,175 

30 

СаО • В 2 0 3 - 6Н 2 0 

0,195 

36 

V 

0,190 

145 

СаО • В 2 0 3 • 6Н 2 0 4- Са(ОН) 3 

0,145 

16 

Са(ОН) 2 

0,125 

11 

„ 

0,119 

— 

* 


Авт. 
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Н", 5г“||Вг', ош 


ЗгВг 2 — Зг(0іі) 2 -~Н,,,0 


Н‘, 5г”||СО/. ОШ 


С0 2 ~ЗгС0 3 — Н 2 0 


Продолжение 


Н , 5г” I У, ОН' 


(, °с 


40 


Жидкая фаза 


8гСЬ 


36,08 

34,13 

32,97 

32,08 

29,01 

28,84 

18,48 

0 


вес. % 


ЗгО или 8г(01ІЬ 


1,76 

2,03 

2,10 

2,49 

1,91 

1,90 

1,42 

(1,48) 


Авт. 

Примечание. 


2,07 

2,38 

2,46 

2,92 

2,24 

2,23 

1,67 

(1,74) 


Твердая фаза 


5гС1, 


8гС1 2 ■ 8г(ОН) 2 • 8Н»0 


5г(ОН) 2 • 8Н 2 0 + 8г(ОЩ>: 8Н г О 
8г(ОН) 2 • 8Н а О 


М И. Температура инвариантных пунктов: —18° (ЗгС1 2 • 6Н 2 0 4- лёд), 
-0,1° (Ьг(ОН), • 8Н 2 0 + лёд], —18,1- ]ЗгС1 2 ■ 6Н 2 0 + Зг(ОН),, . 8Н а О + лёд]. 20,5“ [ЗгС1 2 • ВН 2 0 + 
+ 8 гС1,.Зг(0Н),.8Н 1 0 + 8г(0Н) 4 .8Н ! 0|. 


Н\ 5г" ||Вг', ОН' 


НВг— ЗгВіу— Н 2 0 

А. 8со11, Е. ОигЬаш, Л. РПуз. СЬеш., 34, 535 (1930) 



Жидкая фаза 


1, °с 

вес. % 

Твердая фаза 


НВг 

ЗгВг 2 


25 

17,50 

28,36 

8гВг 2 • 6Н 2 0 


9,39 

38,21 

„ 


3,77 

45,18 



0 

49,93 

» 


| Авт. \ 



Примечание. М. И. ( + 0,01°). і«=8-21 час. Анализ твердой фазы не производился. 


8г1 2 —8г(ОН) 2 —Н 2 0 
Л. МШсап, 2. рЬуз. СЬеш., 92, 76 (1918) 


1. “С 

Зі\І 2 | 

Жидкая фаза 

вес. % 

8гО или 8 г(ОН) 2 

Твердая фаза 

25 

64,70 

0 

0 

5гЛ 2 • 6Н 2 0 


64,04 

0,16 

0,19 

51% • 6Н 2 0 + 5% • 28г(ОН) 2 • 7Н 2 0 


60,77 

0,18 

0,21 

8 % • 25г(ОН) 2 • 7Н 2 0 


60,32 

0,19 

0,22 



55,58 

0,46 

0,54 



55,09 

0,51 

0,60 



54,16 

0,60 

0,70 



53,04 

0,72 

0,85 



49,37 

0,74 

0,87 

8 % • 28г(ОН) 2 • 7Н 2 0 + 5г(ОН )., ■ 8Н 2 0 


39,50 

0,55 

0,65 

8г(ОН) 2 • 8Н.,0 


29,98 

0,53 

0,62 

і 


22,36 

0,57 

0,67 

1 


0 

(0,85) 

(1,00) 

» 


Авт. 


! 


Примечание. М. И. 


Н\ 8г” 180", ОН' 
Н 2 8 0 4 — 8г80 4 —Н 2 0 


Ѵаіеппе, Раиіеаи, Сотрі. гепсі., 93, 1017 (1881) 


8гВг 2 —8г(ОН) 2 —Н 2 0 
1 МШкап, 2. рЬуз. Спет., 92, 75 (1918) 


Ж идкая фаза 
(, “О_ вес. % _ 


Твердая фаза 


ЗгВг 2 | ЗгО или Зг(ОН) 2 


49,79 

0 

0 

8гВг 2 -6Н,0 

49,78 

0,21 

0,25 

ЗгВг., • 6ІШ + ЗгВг 2 • 8 г(ОН) 2 • 811,0 

48,06 

0,25 

0,29 

~ 8гВг, • 5г(ОН), • 8Н 2 0 

47,65 

0,28 

0,33 

„ 

44,24 

0,47 

0,55 

,, 

42,76 

0,61 

0,72 

V 

41,78 

0,64 

0,75 

я ' 

40,66 

0,84 

0,99 

8гВг., • 5 г(ОН) 2 • 8Н 2 0 + 8г(ОН>, • 8Н,0 

38,68 

0,79 

0,93 

8г(ОН) 2 • 8НоО 

35,83 

0,73 

0,86 

V 

27,33 

0,66 

0,77 

* 

21,46 

0,65 

0,76 

» 

16,27 

0,66 

0,77 

V 

0 

(0,85) 

(1,00) 

» 

Авт. 




Примечание. М. И. 


1 г 8г 80 4 растворяется в 1256 г раствора, содержащего 91% Н 2 80 4 ; при 
пересчёте на вес. % имеем 91% Н 2 80 4 н 0,08% 8г80 4 . Температура не указана. 


н\ 8г”||со;, он' 

СО,—8гСО а —Н 2 0 


О. НаеЬпеІ, Л. ргакі. Сііешіе, 108, 190 (1924) 


і. “С 

і 

р со 2 

ата \ 

\ 

Жидкая фаза 

вес. % 

Твердая фаза 

ЗгСОу 

5г(НС0 3 ) а 

18 

і 

0,12 

0,17 

5гС0 2 


>35 

0,38 

0,57 

8г(НСО а ) 2 



Авт. | 



Примечание. М. И. т = І час (после предварительного снижения Рдд над насыщенными 
растворами). Карбонат тонко раздроблен. 
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Н‘. Ва“ II 01'. ОН > 


НСІ ВлСі., -Н«0 


Н\ Ва'ЦСІ', ОН' 

НСІ— ВаС1 2 —Н 2 0 

К. Еп§е1, СошрІ. гепб., 102, 619—620 (1886); Виіі. Зое. сіііш., 45, 654 (1886); 
Аіш. сЫш. рЬуз. (6), 13, 373 (1888) 

Жидкая фаза ___ 

„ г _ вес- % _ г _[± _ М/л _ 

г, ѵ- ^ 

НСІ ВаС1„ НСІ ВаСІ* НСІ У* ВаСІ 2 


НСІ 

ВаС1„ 

НСІ 

Васі 2 

16,92 

0,28 

184,2 

3,0 

10,81 

2,64 

116,8 

28,5 

7,54 

6,31 

82,95 

69,5 

6,12 

9,50 

68,45 

106,2 

4,58 

12,76 

52,35 

145,8 

1,51 

20,14 

18,25 

243,7 

0,83 

22,11 

10,2 

271,5 

0,32 

23,31 

4,0 

289,5 

0 

24.07 

0 

300,9 


Примечание. М. И. г = 3 суток (без перемешивания). Каждый состав —результат трех 
опытов. Состав твердых фаз не указан. 

НСІ— ВаС1 2 —Н 2 0 

Р. Зсіігеіпетакегз, 2. рііуз. СЬет., 68, 89 (1909) 

Жидкая фаза _ 

I' “С_ вес - "/о _ Твердая фаза 

_’_ НСІ _ ВаСІ а ___ 

30 38,63 0,00 ВаС1 2 • Н 2 0 

37.34 0,00 ВаС1 2 -Н 2 0 + ВаС1 2 -2Н 2 0 

32.35 0,00 ВаС1 2 • 2Н 2 0 


Примечание. Методика не описана. Те же данные, пересчитанные для сил 
НСІ —ВаО—Н 2 0, приводятся в работе Мтіікаи’а (2. рЬуа. Сйет., 92, 507 и 508 (1918)|. 

НСІ— ВаС1 2 —Н 2 0 

I. Маззоп, СНет. Зое., Тгапз., 99, 1136 (1911) 

Жидкая фаза _ 

оц _ вес. °|о _г/л_ М/л _ ^30 Твердая фаза 

НСІ | ВаСІ й НСІ | ВаСІа НСІ | ВаС1„ _*_ 

30 32,20 I 0 373,8 I 0 10,25 I 0,00 1.1609 (ВаСІ 2 -'2Н а О) 


Примечание. М. И. (±0,03“). Анализ твердой фазы не производился. 
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Н‘, В4'‘||ВіЛ ОН’ 


НВГ—ЁаВг*—Н 2 6 


В‘, 6а 1 'И ВгА он' 


НВг—ВаВга—Н^ 


Р 


ВаС1 2 —Ва(ОН) 2 —Н 2 0 


Н. \У. Рооіе, Р. С. Ніскеу, .1. Аш. СЬеш. 8 ос., 59, 649 (1937) 


і, °С 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес 

7о 

ВаСІ, 

Ва(ОН) 3 

25 

27,16 

0 

■ ВаС1 2 • 2Н 2 0 


26,94 

0,89 

ѵ 


26,83 

1,39 

V 


26,72 

1,77 

„ 


26,70 

1,95 

ВаС1 2 • 2Н 2 0 + ВаСІ(ОН) • 2Н 2 0 (ср. 2) 


23,57 

2,65 

ВаСІ(ОН) • 2Н 2 0 


22,05 

3,13 

» 


20,79 

3,38 

„ 


19,32 

4,12 

ВаСі(ОН) • 2Н 2 0 + Ва(ОН ) 2 • 8Н 2 0 (ср. 2) 


17І05 

4,06 

Ва(ОН ) 2 • 8Н 2 0 


15,33 

4,05 

» ' 


12,62 

4,03 



10,10 

4,04 



6,788 

4,100 



3,649 

4,224 

,, 


0 

4,489 

” 


Авт. 



Примечание. М. И. {± 0,03°). -с-несколько суток. Анализ твердой фазы: М. О. 


Н‘, Ва"||Вг', ОН' 
НВг—ВаВг 2 —Н 2 0 


В. Хлопин, М. Пассвик, 2. апог§. СЬеш., 143, 109 (1925) 


1 , °с 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. % 

г/л 

а 

(выч.) 

НВг 

ВаВг 2 

НВг 

ВаВг„ 

18 

26,82 

1,90 

335,21 

23,7 

1,250 

(ВаВг 2 • 2Н 2 0) 


20,22 

7,14 

252,31 

89,1 

1,248 



16,74 

10,64 

210,26 

133,6 

1,256 

» 


10,74 

24,52 

148,58 

339,3 

1,384 



9,39 

28,52 

134,21 

407,9 

1,430 

» 


8;04 

31,32 

117,42 

457,3 

1,460 



5,97 

35,02 

89,15 

522,9 

1,493 

и 


0 

50,74 

0 

866,7 

1,708 

0 




Авт. 




Примечание. М. И. (± 1°). Аналив твердой фазы ие производился. 


НВг—ВаВг 2 —Н 2 0 

В. Хлопин, Б. Никитин, 2. апог§. СЬеш., 166, 321—322(1927) 


і, °С 

Жидкая фаза 

Твердая фаза 

вес. °/„ 

г-энвіл 

а 

НВг 

ВаВг 2 

НВг 

ВаВго 

0 

44,01 

0,049 

6,792 

0,004 

1,4408 

(ВаВг 2 • 2Н 2 0) 


32,63 

2,16 

5,339 

0,193 

1,3250 

(ВаВг 2 - 2Н 2 0) (ср. 2) 


25,68 

8,24 

4,222 

0,738 

1,3308 

(ВаВг 2 • 2Н 2 0) 


24,20 

9,97 

4,002 

0,898 

1,3382 



20,89 

14,21 

3,518 

1,304 

1,3627 



18,35 

17,81 

3,206 

1,662 

1,3866 



15,80 

21,68 

2,764 

2,066 

1,4162 



14,64 

23,42 

2,590 

2,256 

1,4312 



11,00 

29,32 

2,014 

2,922 

1,4814 



10,41 

30,17 

1,970 

3,026 

1,4897 



4,63 

39,71 

0,910 

4,260 

1,5892 



4,07 

40,88 

0,806 

4,404 

1,6008 



2,80 

43,05 

0,564 

4,712 

1,6263 



2,28 

43,97 

0,460 

4,836 

1,6358 



1,83 

44,82 

0,374 

4,964 

1,6460 



1,16 

45,96 

0,240 

5,138 

1,6615 



0,965 

46,25 

0,200 

5,188 

1,6653 



0 

48,05 

0 

5,454 

1,6867 


25 

6,86 

38,77 

1,3414 

4,126 

1,5810 



3,98 

43,53 

0,8066 

5,020 

1,6387 



2,06 

46,80 

0,4278 

5,280 

1,6774 



1,15 

48,30 

0,2414 

5,512 

1,6963 



0 

50,16 

0 

5,808 

1,7215 

- 


Авт. 



Примечание. М. И. (±0,05°). т=4—5 час. (при 700—800 оборотах мешалки в 1 мин.). Анализ 
жидкой фазы: НВг—титрованием 0,1 н. раствором Ва(ОН) 2 с метилоранжевым, Ва*'—в виде Ва30 4 . 
Анализ твердой фазы ие производился. 


НВг—ВаВг 2 —Н 2 0 


А; Р. 8 соІІ, Е. 1. ОигЬат, Л. РЬуз. СЬеш., 34, 535(1930) 



Жидкая фаза 


і, °С 

вес. % 

Твердая фаза 


НВг 

ВаВг 2 


25 

12,81 

28,73 

(ВаВг 2 * 2 Н 2 0 ) 


9,19 

34,40 



5,35 

40,76 



0 

50,28 

» 


Авт. 



Примечание. М. И. (± 0,01)°. т=8—21 час. Анализ Твердой фазы не производился. 
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Н к , ва"||Л', он' 


ВаЛ 2 —Ва(ОН) 2 —Н„0 


Н\ Ва" || 50/', ОН' 


Н,50,—ВаЗО,—Н 2 0 


ВаВг 2 —Ва(ОН) 2 —Н 2 0 


Л. МШкап, 2. рЬуз. СНет., 92. 78(1918) 


1 

1 , °с 

ВаВг 2 

іКидкая фаза 

вес. % 

Ва(ОН) 2 или ВаО 

Твердая фаза 

25 

51,10 

0 

0 

ВаВг 2 • 2Н а О 


50,66 

0,87 

0,78 

ВаВг, • 2Н.,0 + ВаВг 2 • Ва(ОН) 2 • 4Н а О (ср. 2) 


49,30 

1,02 

0,91 

ВаВг 2 • Ва(ОН)о • 4Н 2 0 


41,71 

2,40 

2,15 

I » 


40,47 

2,70 

2,42 



36,41 

4,15 

3,71 

ВаВг., • Ва(ОН) 2 • 4Н а О + Ва(ОН) 2 • 8Н 2 0 


27,91 

3,87 

3,46 

Ва(ОН) 2 • 8Н 2 0 


25,03 

3,89 

3,48 

и 


18,42 

3,81 

3,41 

„ 


13,45 

3,94 

3,53 



0 

4,53 

4,05 

и 


Авт. 


Авт. 



Примечание. Методика не описана. Анализ твердой фазы: М. О. 


Н\ Ва" || Л', ОН' 
ВаЛ 2 —Ва(ОН) 2 — Н 2 0 


Л. МШкап, 2. рііуз. Сііега., 92, 79(1918) 


і, °С 

Ва.І 2 

Жидкая фаза 

вес. % 

ва(он) 2 или ВаО 

Твердая фаза 

25 

68,59 

0 

0 

ВаЛ 2 • 6Н.,0 


68,52 

0,27 

0,24 

ВаЛ 2 • 6Н 2 0 4- ВаЛ 2 • Ва(ОН) 2 • 8Н 3 0 (ср. 2) 


62,76 

0,40 

0,36 

ВаЛ 2 • Ва(ОН) 2 • 8Н 2 0 


60,33 

0,45 

0,40 



56,77 

0,72 

0,64 

V 


53,68 

1,16 

1,04 

„ 


52,39 

1,40 

1,25 

» 


49,85 

1,87 

1,67 

у 


45,00 

3,52 

3,15 

ВаЛ, • Ва(ОН) 2 • 8Н 2 0 + Ва(ОН), • 8Н 2 0 (ср. 2) 


42,28 

3,44 

3,08 

Ва(ОН) 2 • 8Н а О 


32,92 

3,35 

3,00 

» 


28,43 

3,36 

3,01 



18,38 

3,63 

3,25 

„ 


0 

(4,53) 

(4,05) 

» 


Авт. 


Авт. 

1 


Примечание. Методика не описана. Анализ твердой фазы: М. О. 
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Н\ Ва"||80 4 ', ОН' 
Н 2 $0 4 —Ва30 4 —Н 2 0 

Е. Волхонский, ЖРФХО, ч. хим., 41, 1766(1909) 


1 

Жидкая фаза 


(. °с 

вес. 7„ 

вес. % 
Н 2 30, 

г[л 

а 

Твердая фаза 


Н 2 50, 

Ва30 4 

до раство¬ 
рения 
ВаЗО* 

Ва30 4 

(выч.) 


25 

1 

90,64 

87,49 

85,63 

83,08 

80,54 

78,04 

73,83 

2,67 

0,68 

0,18 

0,046 

0,017 

0,0079 

0,0018 

93,17 

88,08 

85,78 

83,10 

80,54 

78,04 

73,83 

49,665 

12,200 

3,215 

0,800 

0,285 

0,135 

0,030 

1,859 

1,806 

1,782 

1,755 

1,727 

1,700 

1,651 

Ва80 4 • Н 2 30 4 

Ва30 4 • Н 2 3 0 4 • Н а О 

Ва30 4 (?) 

Ва30 4 

V 

» 




Авт. 




Примечав п е. М. И. т=2 месяца (с периодическим взбалтыванием). Анализ твердой фазы: 

хим. 


Н 2 80 4 —Ва30 4 —Н 2 0 

Л. Меуег, \У. Ргіесігісіі, 2. рііуз. Сііега., 101, 499 и 503 (1922) 



Жидкая фаза 


і, °С 

вес 

■°/о 

вес. % 
Н 2 50, 

г/л 

ВаЗО, 

а 

Твердая фаза 


11,50, 

ВаЗО, 

до раство¬ 
рения 
ВаЗО* 

(выч.) | 


25 

90,39 

7,67 

97,86 

149,1 

1,945 

Ва30 4 • Н 2 30 4 




Авт. 




Примечание, М. И. т=96 час. (с перемешиванием). 


Н 2 8 0 4 —Ва80 4 —Н 2 0 

N. К. Тгеппег, Н. А Тауіог, Л. Рііуз. СЬега., 35, 1338(1931) 



Жидкая фаза 


(. °с 

вес. % 

Твердая фаза 

1 

! Н 2 50, 

ВаЗО* 

н 2 о 


25 

84,11 

15,89 

0 

Ва30 4 • Н 2 30 4 


84,14 

15,67 

0,19 

Ва30 4 • Н 2 30 4 (ср. 2) 


84,84 

14,70 

0,46 

Ва30 4 • Н 2 30 4 


85,38 

13,72 

0,90 

Ва30 4 • Н 2 3 0 4 (ср. 2) 


85,80 

13,25 

0,95 

Ва30 4 • Н 2 30 4 


85,57 

13,17 

1,26 



86,00 

12,79 

1,21 



86,06 

12,29 

1,65 

» 


Авт. 
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н\ Ва"||С0 3 \ ОН' 


С0 2 —ВаС0 3 —Н 2 0 


Продолжение 


Жидкая фаза 
вес. о/ 0 


Н 2 30, 

Ва$0 4 

н 2 о 

86,54 

11,68 

1,78 

87,22 

10,95 

1,83 

88,45 

8,53 

3,02 

88,86 

7,05 

3,63 

89,13 

7,29 

3,58 

89,28 

6,86 

3,86 

89,68 

5,79 

4,53 

90,40 

4,63 

4,97 

90,57 

4,10 

5,33 

90,58 

2,51 

6,91 

90,75 

1,97 

7,27 

87,45 

0,486 

12,06 

85,90 

0,230 

13,87 

85,50 

0,210 

14,29 

84,93 

0,203 

14,87 

83,21 

0,050 

16,74 


Авт. 



Твердая фаза 


Ва30 4 • Н а 30 4 


(Ва30 4 • Н 2 3 0 4 + Ва30 4 ) 
Ва30 4 


Примечание. М. И. (±0,05°). т=7 суток (с перемешиванием). Анализ жидкой фазы: 
Н а 50 4 —титрованием раствором ІчаОН с метилоранжевым, Ва30 4 —весовым методом. 


№ і °С Р ®°2 Вес . % 

ата -,- 


Н - , Ва 'ЦСО", ОН' 
СО а — ВаС0 3 — Н а О 

Жидкая фаза 
вес. •/» \г/л Н,ОІ 


| | | С0 2 | ВаС0 3 | Ва(НС0 3 ) 2 1 ВаС0 3 |гВаС0 3 | Н 2 С0 3 | Ва(НС0 3 ) 2 

Ѵа^пег, 2. апаі. Сііет., 6 , 167(1867) 

1 (15) 4—6 — 0,72 — — 7,25 — — 

Авт. 

Мс Соу, Зтіііі, Л. Ат. Свет. Зое., 33, 473(1911) 

2 25 22 3,45 0,55 — — — 0,727 1 0,028 

Авт. 


3 18 

4 


О. Наеііпеі, Л. ргакі. Сііетіе, 108, 190(1924) 

I 11 0,09 0,55 0,37 I 0,27 I — — 

>25 0,19 1,19 0,79 | 0,59 — — 


Твердая фаза 


ВаС0 3 


ВаС0 3 

Ва(НС0 3 ) 2 


Примечание. Для раствора № 2 ЯГ=1Ва*’]*[С0з]=8,1*Ю *• Для растворов №3—4 М, И. 
т=1 час (после предварительного снижения вад насыщенными растворами). Карбонат тонко 

раздроблен. 
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Н', Ва" || ОН', ВО/" 


В 2 0 3 —ВаО—Н 2 0 
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УКАЗАТЕЛЬ СИСТЕМ В ИОННОМ ВЫРАЖЕНИИ 


УКАЗАТЕЛЬ СИСТЕМ В ИОННОМ ВЫРАЖЕНИИ 

В этом указателе системы расположены в той последовательности наимено¬ 
вания попов, которая определяется положением катионов в ряду: 

Н\ Іл', N 3 ', К', КЬ\ Сз', ГШ 4 , Мр", Са", 5г", Ва” 
и положением анионов в ряду: 

р', С.Г, В/, Л', 50", НСОд, со", он', во', ВО”', ВД' н В г ,о'. 

ПРИМЕРЫ 

1. Система ИаСІ —КС1—Н 2 0, выражаемая в ионах в виде Иа - , К' || СЕ, нахо¬ 
дится в разделе трехкомпоиентных систем с общим ионом там, где на первом 
месте стоит Иа', на втором —К', на третьем — СЕ. 

2. Система МН 3 —Са(ОН) 3 —Н 3 0 в ионах выражается двояко — в виде І4І-Ц , 
Са" || ОН' и Са" || ОН' в ИН 3 —Н 2 0. ’По первому выражению находится в раз¬ 
деле систем с общим ионом, по второму — в разделе систем в смешанном рас¬ 
творителе. 

3. Система С0 3 — СаС0 3 —Н 2 0 в ионах выражается в виде Н', Са" || С0 3 и 
Н', Са" || С0 3 , ОН' и поэтому находится в разделе систем с общим ионом 
и в разделе взаимных водных систем с высшей компонентностью, равной трем. 

ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЕ ВОДНЫЕ СИСТЕМЫ С ОБЩИМ ИОНОМ 


и - іі а', зо" 

27 

И’, К' || Р' 

567 і 

н - и сі', со" 

31 

Н\ К’ || СЕ 

574 

Н'1| сі', во"' 

31 

Н', К - 1| ВС 

588 | 

Н- II 504, С°8 

33 

И', К' || Л' 

589 і 

н- II зо;, во' 3 " 

36 

И’, К’ 1| 50" 

591 

Н\ Іл II СЕ 

501 

Н\ МН 4 II СЕ 

597 

ЕЕ, Іл - 11 ВС 

502 

н-, ш; у вс 

602 

н\ и - и зо" 

502 

Н\ Ш 4 || зо" 

602 

н', и - іі со" 

503 

Н-, Мр" II СЕ 

622 

Н', Иа - II Р' 

504 

Н-, Мр” II ВС 

626 

Н\ N3- 11 СЕ 

508 

Н‘, М 8 " [| 50" 

626 

Н', Иа’ІІ вс 

528 

Н‘, мр" II со" 

628 | 

Н', N3' || Л' 

532 

Н', Са" || СЕ 

634 

Н', N3' || ЗО" 

534 

Н', Са" || ВС 

641 Р 
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Н', 

Са" || 50" 

642 

Иа 

іі в/, нео; 

106 

Н', 

Са" Н СО" 

645 

N3 

II Вг', СО" 

107 

Н-, 

Зг" || СЕ 

652 

Иа 

|| ВС, ОН' 

530 

Н-, 

5г" || ВС 

654 

N3 

II У, во" 

107 

н\ 

Зг" || 30 4 

655 

N3 

іі •)', со; 

109 

н - , 

Зг" || СО" 

655 

N3 

II Л', ОН' 

532 

Н\ 

Ва" || СЕ 

656 

N3 

II 30 4 , нео; 

109 

Н\ 

Ва" || ВС 

658 

N3 

II зо" СО" 

112 

И’, 

Ва" [| ЗО" 

661 

N3 

II 5о", ОН' 

544 

Н', 

Ва” || СО" 
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N3 

II 50" В 4 0" 

122 

ЕЕ 



N3 

и нео;, со; 

125 

1 Сі', 5О" 

38 

N3 

іі нео;, в 4 о;' 

142 

ЕЕ, 

Из - || СЕ 

38 

N3 

II со" он' 

550 

ІЛ', 

N3' || 50" 

39 

N3 

іі со" во; 

142 

Іл', 

Іл', 

N3' || СО" 

40 

N3 

и со;', в 4 о;' 

143 

К" || СЕ 

40 

N3 

и во.;, в 4 о; 

143 

ІЛ', 

К' II зо'' 

41 

N3 

К' || СЕ 

144 

Іл', 

іс у со" 

41 

N3 

К' || вс 

172 

ІЛ', 

ИРЦ II СЕ 

42 

N3 

К' II У 

175 

и. 

лн; іі зо" 

42 

N3 

К' II 50; ; 

175 

ІЛ', 

Мр" II СЕ 

44 

N3 

к - іі нео; 

188 

іл\ 

Мр" II ВС 

47 

N3 

К' у со" 

190 

и-, 

Са" II СЕ 

47 

N3 

к' іі в 4 о; 

202 

ьг, 

Зг" |1 СЕ 

48 

N3 

к - и в 5 о; 

202 

и-, 

Ва" || СЕ 

48 

N3 

се- и зо; 

202 

N3' 

II Р', СЕ 

48 

N3 

N4; и р' 

203 

N3' 

II Р', 50" 

49 

N3 

N4; II СЕ 

203 

N3' 

|| Р', ОН' 

508 

N3' 

N4; II зо; 

211 

N3' 

іі в 4 о;' 

50 

N3 

кн; у нео; 

221 

N3' 

II СЕ, ВС 

50 

N3' 

мн 4 іі со; 

224 

Ыа' 

II СЕ, Л' 

55 

N3' 

N4; || он' 

479 

N3' 

II СЕ, 50" 

58 

N3' 

щ іі в 4 о; 

224 

N3' 

я 

II СЕ, НСО' 

87 

N3' 

Мр" II СЕ 

229 

Г4а' 

II СЕ, СО" 

94 

N3' 

Мр- II Вг' 

246 

N3' 

|| СЕ, ОН' 

514 

N3' 

мр” и зо; 

246 

N3' 

II СЕ, ВО; 

102 

N3' 

Мр- II со" 

269 

N3' 

II СЕ, В 4 0" 

102 

N3' 

Са" II СЕ 

270 

N3' 

і се, в 5 о; 

103 

N3' 

Са" 11 зо; 

281 

N3' 

1 Вг', 50" 

105 

N3' 

Са" || СО" 

289 
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УКАЗАТЕЛЬ СИСТЕМ В ИОННОМ ВЫРАЖЕНИИ 


УКАЗАТЕЛЬ СИСТЕМ В ИОННОМ ВЫРАЖЕНИИ 


N3' 

Са" II ОН' 

293 

К’, Са" || СО" 

394 

N3 

Зг" II Р' 

294 

К‘, Зг" || Р' 

395 

Иа’, 

Зг" II 30* 

294 

К - , Зг" || СР 

395 

N3, 

Ва" || Р' 

295 

К\ Зг" || 30" 

396 

Из' 

Ва” || СР 

295 

К - , Ва" || Р' 

396 

Иа' 

Ва" || ОН' 

297 

К - , Ва" || СР 

397 

К' 

Р', СР 

298 

къ\ га; II 80 " 

397 

к- 

Р', ОН' 

573 

КЪ\ м 8 " II СР 

398 

К- 

СР, Вг' 

299 

КЪ’, М§" II Вг' 

399 

К- 

СР, У 

304 

КЪ - , Са" II зо" 

399 

К' 

СР, зо" 

309 

Сз\ га; и 8о" 

399 

К- 

СР, нео' 

317 

Се*, М8“ II СР 

400 

к - 

СР, со" 

317 

Сз', Са" II 80" 

400 

К- 

СР, ОН' 
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К- 

СР, в 4 о" 

320 

га; іі ср, вг' 

401 

К' 

СР, В 6 Ов 

320 

га; у ср, у 

401 

К- 

Вг', У 

320 

га; н ср, 80 " 

402 

к - 

Вг', 30" 

321 

га; іі ср, нео' 

404 

К' 

Вг', ОН' 

588 

га; у ср, со" 

406 

к - 

У, 50" 

322 

га; н ср, он' 

490 

к - 

У, ОН' 

589 

га; и ср, в 4 о; 

406 

К' 

зо" нео' 

322 

га; іі вг', он' 

493 

К- 

зо". со" 

323 

га; іі л', он' 

493 

К' 

ЗО 4 , он' 

594 

га; у 304, нео' 

407 

К- 

НСО3, со" 

326 

га; и зо", он' 

493 

К- 

СО 3 , он' 

595 

га; іі зо;, в 4 о" 

410 

К- 

в 4 0", в 5 о' 

330 

га; іі со", он' 

498 

К', 

№' II СР 

330 

га;, м§" и ср 

413 

к - . 

га; и Р' 

331 

га;, м 8 ” іі зо" 

416 

к - , 

га; іі ср 

332 

га;, Са" II зо" 

417 

к\ 

га; II Вг' 

339 

ын;, Са" II ОН' 

499 

к - . 

га; и зо" 

339 

га;, Зг" а 8о" 

423 

к - , 

га; у НСО3 

347 

га;, Зг" іі он' 

500 

к - , 

га; о он' 

485 

га;, в а" и ср 

424 

К', 

М§" || СР 

347 

II СР, Вг' 

425 

к - , 

Щ- 1| Вг' 

364 

МГ II СР, У 

425 

к - , 

Мё II 50" 

364 

МГII СР, 30" 

426 

к - , 

Са" || СР 

379 

М8" II СР, со" 

440 

к\ 

Са" || ЗО" 

387 

М§" И СР, ОН' 

624 
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I 


I 

I 


МГ II 50" он' 

627 

Са" || 80", СО" 

455 

М§", Са" || Р' 

440 

Са" || 80", ОН' 

643 

Мв”, Са" || СР 

440 

Са", В а" || СР 

456 

МГ, Са" || 50" 

449 

Зг" || СР, ОН' 

653 

Мв“, Са" || СО" 

451 

Зг" || Вг', ОН' • 

654 

Мв", Са" || ОН' 

451 

Зг” |[ У, ОН' 

655 

Са" || Сі', 80" 

451 

Ва” || Р', СР 

457 

Са" || Сі', СО" 

455 

Ва" || СР, ОН' 

657 

Са" || СР, ОН' 

636 

Ва" || Вг', У 

457 

Са" || Вг', ОН' 

641 

Ва" || Вг', ОН' 

660 

Са" || У, ОН' 

642 

Ва" || У, ОН' 

660 


ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЕ СИСТЕМЫ В СМЕШАННОМ РАСТВОРИТЕЛЕ 

Шз-НгО 


Н’ II во'" 

458 1 

К' || СР 

479 

Сз‘ || СР 

488 

Ы II СР 

464 

К - 1 | Вг' 

480 

Сз' || У 

489 

и- іі 80" 

465 

К' Н У 

481 

Сз - у з о; 

489 

и- у со" 

465 

к- и зо; 

481 

га; и ср 

490 

N3’ || СР 

N 3 ’ || Вг' 

465 

469 

к - іі со; 

К - 1| ОН' 

483 

485 

га; іі вр 
га; || у 

493 

493 

N3’ || У 

470 

КЬ‘ II СР 

487 

га;н зо; 

493 

N3' || 8 О 4 

471 

Щр II Вг' 

487 

га; іі со; 

498 

Ыа‘ || СО" 

475 

ш>- и з о; 

488 

Са" || ОН' 

499 

Иа - 1 | ОН' 

479 



Зг" || ОН' 

500 


ВЗАИМНЫЕ ВОДНЫЕ СИСТЕМЫ С ВЫСШЕЙ КОМПОНЕНТНОСТЬЮ, 
РАВНОЙ ТРЕМ (ТИПА НР + ІѴаОН 1ѴаР4-Н а О) 

Скобки указывают на отсутствие цифрового материала для данной ветви системы 


Н', 

Іл II СР, (ОН') 

501 

1 Н', 

К' || Р', ОН' 

567 

Н', 

Ы' ЦВг', (ОН') 

502 

н\ 

К' II СР, ОН' 

574 

Н', 

ІЛ- II зо;, (ОН') 

502 

Н', 

К' || Вг, ОН' 

588 

Н', 

ІЛ - II С0 3 ", (ОН') 

503 

н\ 

К' || У, ОН' 

589 

Н', 

ІЛ' II он', во;' 

504 

Н', 

К' || 50" он' 

591 

н\ 

га іі Р', он' 

504 

(н - : 

), К' || со" он' 

595 

н-, 

N3- II СР, ОН' 

508 

Н', 

К - II он', во;" 

596 

Н', 

га іі вр, он' 

528 

Н', 

Сз* II он', во;' 

597 

н\ 

N3- II У, ОН' 

532 

Н-, 

га; іі ср, он' 

490, 597 

Н', 

N3' II 80" он' 

534 

Н', 

га; у вг', он' 

493, 602 

(н; 

), N3- II со", он' 

550 

(Н-), ин; II у, ОН' 

493 

Н', 

Иа - II он', во;' 

550 

1 

н\ 

га; іі зо 4 ', он' 

493, 602 
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УКАЗАТЕЛЬ СИСТЕМ, ВЫРАЖЕННЫХ В ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЯХ 


н\ да; іі со", он' 
н\ N4; и он', во"' 
н\ Щ" и ск, ОН' 
Н', Мй” II Вг', (ОН') 
Н\ М§" II 50'', он' 
н\ м§" || СО" он' 


498, 609 
458 
622 
626 
626 
628 

633 

634 

641 

642 
642 
645 


Н\ Са" || ОН', ВО'" 
1-Г, 5Г II С1', ОН' 

Н‘, 5Г II Вг', ОН' 
(1Г), 8г" || Л', ОН' 

Н‘, 8г" ||80 4 ', (он') 
Н\ 8г" II СО" (ОН') 
Н‘, Ва" II С1', ОН' 

Н\ Ва" II Вг', ОН' 
(НО, Ва” || У, ОН' 

Н\ Ва- II 80 4 ’, (ОН') 
Н‘, Ва" |1 СО", (ОН') 
Н‘, Ва" И ОН', ВО'" 


Н-.М8-ІЮН', ВО"' 633 Н‘, Ва" Ц С1', ОН' 

Н‘, Са" II С1', ОН' 634 НО Ва || Вг', ОН' 

Н', Са" || Вг', ОН' 641 (НО, Ва ‘ || Л', ОН' ^ 60 

(НО, Са" || Л', ОН' 642 Н\ Ва" || 80 4 , (ОН^) 

Н‘, Са" || 80 4 , ОН' 642 Н‘, Ва" Ц С0 3 , (ОН ) 

Н\ Са" 1] СО" (ОН') 645 НО Ва" И ОН , В0 3 

УКАЗАТЕЛЬ СИСТЕМ, ВЫРАЖЕННЫХ В ХИМИЧЕСКИХ 
СОЕДИНЕНИЯХ 

В этом указателе системы расположены в той последовательности наимсп0 
вания соединений, которая определяется положением катионов в. р ду. 

Н\ ІЛ\ N 3 -, К', С§*, ин;, М§", Са", 8г", Ва" 

в сочетании с анионами ряда: , 

р' сГ Вг' Л', 80", НСО', СО" ОН', ВОо, В0 3 , ВА и в 6 о 8 . 

Первыми в системах указаны кислоты (НР, Н С1, НВг, ' ’ П осле- 
(ІіВ ЫС1 ІЛВг . ), натрия, калия и т. д. при сочетании пред ДУЩ „ „„ 

дующими' соединениями (НР—ИаР, НР-КР, НС1-Н 2 80 4 . Іл 2 С0 3 -К 2 С0 3 , 

ИаР—ИаСІ, ...). ПРИМЕРЫ 

1. Система К С1-НаС1-Н 2 0 находится в разделе 

с общим ионом там, где н а і І^^о^нахо дится в разделе трехкомпонентных 

2. Система ИН 3 а( )г_ 2 „ _Н,01 и в разделе систем в смешанном 

систем с общим ионом [рчгцОН ^ 

растворителе [ с *<°*^КН^Н 2 0] ■ влена в ра3 деле систем с общим ионом 

(І1 2 С0 3 -СаС0 3 -Н;0) и в разделе ^компон™ из воды 

и двух электролитов с разными ионами [Н 2 С0 3 Са(0 ) 2 2 1- 

ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЕ ВОДНЫЕ СИСТЕМЫ С ОБЩИМ ИОНОМ ^ 


НР— ИаР 
НР-КР 
НС1—Н 2 80 4 
НС1— Н 2 С0 3 (С0 2 ) 
нсі— н 3 во 3 
нсі—ілсі 

НСІ—ИаСІ 

нсі—ксі 
нсі—да 4 сі 

НСІ—М§С1 2 
НСІ—СаС1 2 
НСІ—8 гС 1 2 
НСІ—ВаС1 2 
НВг— ЫВг 
НВг—ИаВг 
НВг—КВг 


нвг—да 4 вг 

НВг—М§Вг 2 
НВг—СаВг 2 
НВг— 8гВг 2 
НВг—ВаВг 2 
НЛ—ИаЛ 
НЛ-КЛ 

Н 2 8 0 4 —Н 2 С0 3 (С0 2 ) 
Н 2 8 0 4 —Н 3 В0 3 
Н 2 80 4 — Ьі 2 80 4 
Н 2 8 0 4 (8 0 3 )-Иа 2 80 4 
Н 80 4 -К 2 80 4 
Н 3 80 4 -(НН 4 ) 2 8 0 4 
Н 2 8 0 4 —М§80 4 
Н 2 8 0 4 —Са80 4 
Н 2 80 4 — 8г80 4 
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Указатель систем, выраженных в химических соединениях 


Н 2 8 0 4 —Ва80 4 661 

Н 2 С0 3 (С0 2 )—ІЛ 2 С0 3 503 

Н 2 С0 3 (С0 2 )—М§С0 3 628 

Н 2 С0 3 (С0 2 )—СаС0 3 645 

Н 2 С0 3 (С0 2 )-8гС0 3 655 

Н 2 С0 3 (С0 2 )—ВаС0 3 662 

ЫС1— ІЛ 2 8 0 4 38 

ІЛСІ — ИаСІ 38 

ІЛСІ—КСІ 40 

ІЛСІ—да 4 СІ 42 

ІЛСІ—М^СЬ, 44 

ІЛСІ—СаСІ 2 " 47 

ІЛСІ—ЗгСЬ 48 

ІЛСІ—ВаСІ, 48 

ЫВг—М§Вг 2 47 

ІЛ 2 3 0 4 —Иа 2 30 4 39 

Ы 2 80 4 — К 2 30 4 41 

Ы 2 80;—(да 4 ) 2 3 0 4 42 

ІЛ„С0 3 —Иа 2 С0 3 • 40 

ІЛ 2 С0 3 — К 2 С0 3 41 

ИаР—ИаСі • 48 

ИаР—Иа 2 80 4 49 

ИаР— ИаОН 508 

ИаР—На.,В 4 0 7 50 

ИаР—Ш 4 Р 203 

ИаР—8 гР 2 294 

ИаР—ВаР 2 295 

ИаСІ—ИаВг 50 

ИаСІ—ИаЛ 55 

ИаСІ—Иа 2 80 4 58 

ИаСІ—ИаНС0 3 87 

ИаСІ—Иа 2 С0 3 94 

ИаСІ— ИаОН 514 

ИаСІ— ИаВОд 102 

ИаСІ—На 2 В 4 0 7 102 

ИаСІ— ИаВвОз . 103 

ИаСІ—КСІ 144 

ИаСІ—ГШ 4 С1 203 

ИаСІ—МаС( 2 229 

ИаСІ—СаС( 2 270 

ИаСІ—ВаС1 2 295 

ИаВг—Иа 2 8 0 4 105 

ИаВг—ИаНС0 3 106 

- ИаВг—Иа 2 С0 3 107 

ИаВг— ИаОН 530 

ИаВг—КВг 172 

ИаВг—М§Вг 2 246 

ИаЛ—Иа 2 8 0 4 107 

ИаЛ—Иа 2 С0 3 109 

ИаЛ— ИаОН 532 

ИаЛ—КЛ 175 

Иа 2 80 4 —ЫаНС0 3 109 

Ка 2 30 4 -На 2 С0 3 112 

Иа 2 80 4 — ИаОН 544 

На 2 8 0 4 —На 2 В 4 0 7 122 

Иа 2 30 4 —Кі80 4 175 


На 2 30 4 —Сз 2 80 4 

202 

N а 2 8 0 4 —(ЫН 4 ) 2 8 0 4 

211 

Ка 2 3 0 4 —М§30 4 

246 

На 2 80 4 —Са80 4 

281 

На 2 30 4 —8г80 4 

294 

ИаНСОз— На 2 С0 3 

125 

ИаНСОз— На 2 В 4 0 7 

142 

ИаНСОз—КНСОд 

188 

ИаНС0 3 — Ш 4 НС0 3 

221 

На 2 С0 3 — ИаОН 

550 

На 2 С0 3 —ИаВ0 2 

142 

Иа 2 С0 3 —На 2 В 4 0 7 

143 

Иа 2 СОз—К 2 С0 3 

190 

На 2 С0 3 —(да 4 ) 2 СО,> 

224 

Иа 2 С0 3 —МдС0 3 

269 

Иа 2 С0 3 —СаС0 3 

289 

ИаОН —ГЩ 4 Оіі'(№ I)) 

479 

ИаОН— Са(ОН), 

293 

ИаОН--Ва(ОН) 2 

297 

ИаВОа—На 2 В 4 0 7 

143 

N а 2 В 4 0 7 —К 2 В 4 0 7 

202 

N а 2 В 4 0 7 —(ГЩ 4 ) 2 В 4 0 7 

224 

ИаоВзОд — КВ 5 0 3 

202 

КР—КСІ 

• 298 

КР— КОН 

573 

КР—Ш 4 Р 

331 

КР—8гР 2 

395 

КР—ВаР, 

396 

КСІ—КВг 

299 

ксі—кл 

304 

КСІ—К 2 80 4 

309 

КСІ— КНСОд 

317 

КСІ— К 2 СОд' 

317 

КСі— кон ' 

579 

ксі-к 2 в 4 о 7 

320 

ксі— кв Б о 8 

320 

КСІ—РЬСІ 

330 

КСІ— Ш 4 С1 

332 

КСІ—М§С1, 

347 

КСІ—СаС( 2 

379 

КСІ—8гСІ 2 

395 

ксі—В аСІ, 

397 

КВг—КЛ 

320 

КВг—К 2 80 4 

321 

КВг-КОН 

588 

квг—гт 4 вг 

339 

КВг—МдВг 2 

364 

КЛ—К 2 80 4 

322 

кл— кон 

589 

К 2 80 4 —КНС0 3 

322 

К 2 8 0 4 —К 2 СОд 

323 

К 2 8 0 4 — КОН ' 

594 

К 2 8 0 4 —(ИН 4 ),80 4 

339 

К 2 80 4 —М§80 4 

364 

К 2 8 0 4 —Са80 4 

387 

К,30 4 — 8г8() 4 

396 


669 



УКАЗАТЕЛЬ СИСТЕМ, ВЫСАЖЕННЫХ Й ХИМИЧЕСКИХ. ЁОЁДЙНЁНЙЯХ 


КНС0 3 —К 2 С0 3 
КНСОо— ын 4 нсо 3 
к 2 со 3 —кон 

К 2 С0 3 — СаСОз 
КОН—МН 4 ОН(ЫН 3 ) 
К 2 В 4 0 7 — КВ 3 0 3 

КЬСІ—М^СІ 2 
ШэВг—М§Вг 2 
КЬ 2 8 0 4 —(МН 4 ) 2 80 4 
КЬ 2 80 4 —Са80 4 

СзСІ —М§С1 2 
С9 2 8 0 4 —(N Н 4 ) 2 8 0 4 
Сз 2 80 4 —Са80 4 

ИН 4 С1—ИН 4 Вг 
МН 4 СІ— Ш 4 Л 
Ш 4 С1—(МН 4 ) 2 3 0 4 
Ш 4 С1— ГШ 4 НС0 3 
МН 4 С|—(Ш 4 ) 2 С0 3 
ЫН 4 С1-Ш 4 ОН(ЫН 3 ) 
ЫН 4 С1— (МН 4 ) 2 В 4 0 7 
МН 4 Сі-М8СІ 2 
МН 4 С|— ВаСІ 2 
N Н 4 Вг—ИН 4 ОН( N Н 3 ) 
Ш 4 Л—МН 4 ОН(Шо) 
(МН 4 ) 2 8 0 4 —ИН 4 НС0 3 
(Ш 4 ) 2 80 4 —МН 4 ОН(Ш 3 ) 
(ЫН 4 ) 2 80 4 — (МН 4 ) 2 В 4 0 7 
(НН 4 ) 2 8 0 4 —М§80 4 
(ИН 4 ) 2 80 4 —Са80 4 
(МН 4 ) 2 80 4 —8г80 4 
(МН 4 ) 2 С0 3 —МН 4 ОН(МН 3 ) 


326 

347 

595 

394 

485 

330 

398 

399 
397 

399 

400 

399 

400 


ЫН 4 ОН(МН 3 )—Са(ОН) 2 499 

МН 4 ОН(Ш 3 )—8г(ОН) 2 500 

М§Р 2 —СаР 2 440 

М 8 С1 2 -М 8 Вг 2 425 

М§СІ 2 —М§Л 2 425 

МйС1 2 —Мй80 4 426 

МгСІ 2 — МяС0 3 440 

М§С1 2 —М§(ОН) 2 624 

М§СІ 2 — СаС1 2 440 

М§80 4 —М§(ОН) 2 627 

М§80 4 —Са80 4 449 

М§С0 3 —СаС0 3 451 

Мй(ОН) 2 —Са(ОН) 2 451 


401 

401 

402 
404 
406 
490 

406 
413 
424 
493 
493 

407 
493 
410 

416 

417 
423 
498 


СаСІ 2 —Са80 4 
Са С1 3 — СаС0 3 
СаСІ 2 —Са(ОН) 2 


СаСІ 2 —ВаС1 2 
СаВг 2 —Са(ОН) 2 
СаЛ 2 —Са(ОН) 2 
Са80 4 — СаС0 3 
Са80 4 —Са(ОН) 2 


8гС 1 2 —8г(ОН).> 
8гВг 2 —8г(ОН), 
8гЛ 2 — 8г(ОН) 2 

ВаР 2 — ВаСІ 2 
ВаС1 2 —Ва(ОН) 2 
ВаВг 2 —Ва) 2 
ВаВг 2 —Ва(ОН) 2 
ВаЛ 2 —Ва(ОН) 2 


451 

455 
636 

456 

641 

642 
455 

643 

653 

654 

655 

457 
657 
457 
660 
660 


ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЕ СИСТЕМЫ В СМЕШАННОМ РАСТВОРИТЕЛЕ 

ИН 3 -Н 2 0 


н 3 во 3 

458 

ЫС1 

464 

Ы 2 80 4 

465 

Ы 2 С0 3 

465 

ИаСІ 

465 

ИаВг 

469 

ИаЛ 

470 

Ыа 2 80 4 

471 

На 2 С0 3 

475 

ЫаОН 

479 


КС1 

479 

КВ г 

480 

КЛ 

481 

К 2 80 4 

481 

к 2 со 3 

483 

кон 

485 

кьсі 

487 

КЬВг 

487 

КЬ 2 80 4 

488 


СзСІ 

488 

СзЛ 

489 

Сз 2 80 4 

489 

Ш 4 С1 

490 

Ш 4 Вг 

493 

ЫН 4 Л 

493 

(ИН 4 ) 2 8 0 4 

493 

(ЫН 4 ) 2 С0 3 

498 

Са(ОН) 2 

499 

5г(ОН) 2 

500 



укАзатёль сиСтём, выражённых в химических соединениях 


ВЗАИМНЫЕ ВОДНЫЕ СИСТЕМЫ С ВЫСШЕЙ КОМПОНЕНТНОСТЬЮ, 
РАВНОЙ ТРЕМ (ТИПА НР + ІЧаОН 1ЧаР+Н 2 0) 


НР—ИаОН 

504 

НР—кон 

567 

НСІ— ЫОН 

501 

НСІ— ИаОН 

508 

НСІ— кон 

574 

НСІ— ИН 4 ОН 

490, 597 

НС1-Мй(ОН) 2 

622 

НСІ— Са(ОН), 

634 

НСІ —8г(ОН) 2 " 

652 

НСІ— Ва(ОН) 2 

656 

НВг—ЫОН 

502 

НВг—ИаОН 

528 

НВг— кон 

588 

НВг—ИН 4 ОН 

493, 602 

НВг—М§(ОН) 2 

626 

НВг—Са(ОН) 2 

641 

НВг—8 г(ОН) 2 

654 

НВг—Ва(ОН) 2 

658 

Ш—ИаОН , 

532 

Ш— кон 

589 

Ш—ГШ 4 ОН 

493 

Ш—Са(ОН) 2 

642 

Ш—8г(ОН) 2 

655 

Ш—Ва(ОН) 2 

660 

Н 2 8 0 4 —ЫОН 

502 


Н 2 8 0 4 —ИаОН 

534 

Н 2 8 0 4 —КОН 

591, 493 

Н 2 80 4 —Ш 4 ОН 

602 

Н 2 30 4 -М8(0Н), 

626 

Н 2 8 0 4 —Са(ОН) 2 

642 

Н 2 80 4 —8г(ОН) 2 

655 

Н 2 80 4 —Ва(ОН) 2 

661 

Н 2 С0 3 — ЫОН 

503 

Н 2 С0 3 — ИаОН 

550 

н 2 со 3 —кон 

595 

н 2 со 3 —ш 4 он 

498, 609 

Н 2 С0 ; ,-М 8 (0Н) 2 

628 

Н 2 С0 3 — Са(ОН) 2 

645 

Н 2 С0 3 — 8г(ОН) 2 

655 

Н 2 С0 3 — Ва(ОН) 3 

662 

Н 3 В0 3 — ЫОН 

504 

Н 3 ВОз—ИаОН 

555 

Н 3 В0 3 — кон 

596 

н 3 во 3 —Сзон 

597 

н,во 3 — ИН 4 ОН 

458 

Н 3 В0 3 -М 8 (0Н) 2 

633 

Н 3 В 0 3 — Са(ОН) 2 

651 

Н 3 В0 3 — Ва(ОН), 

663 


ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЕ СИСТЕМЫ, СОСТОЯЩИЕ ИЗ ВОДЫ, 
АНГИДРИДОВ И ОКИСЛОВ 


і 


НР— Иа 2 0 
НР—к 2 о 
НСІ— Ы 2 0 
НСІ—Иа 2 0 
НСІ— К а О 
НСІ— Шз 
НСІ— М^О 
НСІ— СаО 
НСІ— 8гО 
НСІ— ВаО 
НВг—Ы 2 0 
НВг—N а 2 0 
НВг—к 2 о 
НВг—ИНд 
НВг—М§0 
НВг—СаО 
НВг—8гО 
НВг—ВаО 
Ш— Иа 2 0 
Ш—К 2 0 
Ш—1ЯН 3 
Ш—СаО 
Ш—8гО 
Ш—ВаО 


504 

567 

501 
508 
574 

490, 597 
622 
634 
652 
656 

502 
528 

588 

493, 602 
626 

641 

654 
658 
532 

589 
493 

642 

655 
660 


80 3 —Ы 2 0 
80 3 — Иа 2 0 
80 3 —К 2 0 
80 3 —ИН 3 
80 3 —М^О 
80 3 —СаО 
80з—8гО 
80 3 —ВаО 

со 2 —ы 2 о 

С0 2 — Иа 2 0 
со 2 —К 2 0 
со 2 —ИН 3 

С0 2 —М§0 
С0 2 —СаО 
С0 2 —8гО 
С0 2 —ВаО 

в 2 о 3 —и 2 о 

В,0 3 — Иа 2 0 
в 2 о 3 —к 2 о 
В 2 О й — Сз 2 0 
В 2 0,-МНя 


- - 

В 2 0 3 —м^о 
В 2 0 3 —СаО 
В 2 Оз—ВаО 


502 
534 

641 

493, 602 
626 

642 
655 
661 

503 
550 

595 

498, 609 
628 
645 
655 
662 

504 
555 

596 

597 
458 
633 
651 
663 
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